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2 ^Coilegium**, wIssenschaftlfch-tMhnltehe BeHage dM Utfarmarlct, — Frankfurt a. M. 1906. 

Former Presidents Frflhere Pr&sidenten Aneiens Presidents 
and und et 

Conferences : Konferenzen : C!onf6renees pr^e^dentes : 

Alfred Seymour -tToneSf Wrexham, England, 1897—98. I. Conference 
London, 28.-30. IX. 1897. 

Franz' Kath/reiner, Worms a. Rh., Deutschland, 1898—99. II. Konforenz 
Freiberg in Sctchsen, 18.— 20. VII. 1898. 

Henry JC. Procter, Leeds, England, 1899—1900. III. Conference Kjoeben- 
havu, 28.-31. VIII. 1899. 

Ferdinand tTean, Paris, France, 1900-01. IV. Conference Faris, 
28. VII.-l. VIII. 1900. 

Edouo/rd Nihoul, Li^ge, Belgique, 1901—02. V. Conference Lidffe, 
28.-31. VIII. 1901. 

Charles E. Fa/rker, Penketh near Warrington, England, 1902. VI. Con- 
ference Leeds, 2.-6. IX. 1902. 

Boberto Lepetit, Garessio (Prov. di Cuneo), Italia, 1903 & 04. VII. Con- 
ference Torino, 18.— 23. IX. 1904. 



Corresponding^ 
Secretaries : 

England . 

England 

Angleterre 

Germany . 
Dentechland 
Allemagne 

Scandinavia 

Skandinavien 

Scandinavie 

France . . 
Frankreich 
France 



Belgium 
Belgien . 
Belgique 

Italy . . 
Italien . 
Italie . . 



Korrespondierende Secretaires 
Sekretare: correspondants : 



Dr. J. Gordon Parker, Herold's Institute, Drnmmond Road, 
Bermondsey, London S. £• 

Dr. Johannes Paessler, Deutsche Versuchsanstalt fiir 
Lederindustrie, Tarrassenstrasse, Freiberg i. 8* 

Yaldemar Boegh, St. Kannikestraede 6L Kjoebenhavn K. 

(Denmark, Dftnemark, Danemark). 



Ferdinand Jean, 17 Faubourg St. Denis, Paris, 

Engene Dewez-Dera, Herve. 

Dr. Hob. Lepetit, Garessio, Prov. di Cuneo. 



Austria-Hungary 

Oesterreich-Ungarn } G. Schweitzer, Hoztok bei Prag, BOhmen. 

Autriche-HoDgrie 

United States of America . . . , ^ „,.„. „ „ tt . j ox . t>. 

,7. . . ^ oi. X A 1 Dr. William H.Kmg, United States Depart- 

Vereinigte Staaten von Amerika ^_^ . a„,;_u:L w..i.;««*.- f. n 



Etats unis de TAm^rique . . 



ment of Agriculture, Washington, D. C. 
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^Collegium", wlssenschafttlch-technische Bellage des Ledermarkt, - Frankfurt a. M. 1906. 3 

Honorary Members: Ehren-Hitglieder: Membres d'honneur: 

Lord Allerton, Allerton Hall, Leeds, Yorkshire (England, England, Angleterre). 
Gintly Prof. Dr. Wilhelm, K. K. Hofrat und Mitglied des Herrenhanses des 
Oesterreichischen Reichsrates etc., Prag (Bohemia, Bohmen, Boheme). 

Deceased; Verstorben: D6c4de: 

Knapp, Prof. Dr. Friedrich, Geh. Hofrat, Braunschweig (Germany, Deutsch- 
land, Allemagne). f 8. VI. 1904. 

! ! ! The Gentlemen whose names are marked with a * in the following 
list are Members (respectively Associates) of the I. A. L. T. C. since the l^st of 
January 1905. Their election will be published in No. 139 of the Collegium. — 

! ! ! Die Herren, deren Namen in der folgenden Liste mit einem * be- 
zeichnet sind, sind seit 1. Januar 1905 Mitglieder des I. V. L. I. C. und wird 
deren Wahl in No. 139 des Collegium verSffentlicht werden. — 

! ! ! Les M. M. dont les noms suivent, et qui sont pr6c6d63 d'une *, 
font partie de I'A. I. C. I. C. depuis le premier Janvier 1905. — Les elections 
seront publiees dans le No. 139 du Collegium. — 

British Section. 

Members : (M. L A, L. T, CJ 

Blockejy F, Austjn, 8 Henry Street, Bolton. 

Gate, Tom. E., c/o Borneo Co., Ltd., Santubong, Sarawak, via Singapore. 

Hellon, Dr. B., Analyst, Whitehaven. 

Heal, C. B., Northampton Tanning Co., St. Jame's End, Northampton. 

Hunt, F. W., B. Sc, 1 Salsbury Villas, Holland Street, Holderness Road, HnlL 

Jenks, B. L., 89 Bartholomew Close, London E. C. 

Kilp, Dr., Chemist, c/o Mssrs. Michaelis Hallenstein & Co., Ltd., Lonsdalestreet, 
Melbourne, Australia. 

Kopeckj, Ferdinand, chief assistant, Leather-Industries-Department, University 
of Leeds, Yorkshire. 

Lamb, M. C, Herold's Institute, Bermondsey, London S. E. 

Palmer, A. N., Cambrian Leather Works, Wrexham. 

Parker, Charles E., Penketh Tannery, Penketh near Warrington. Vice- 
President of the I. A. L. T. C. 

Parker, Dr. J. Clordon, Herold's Institute, Drummond Road Bermondsey. 
London S. E. Honorary General Secretary, Treasurer of the British 
Section. 

Payne, E. E. Munro, Holly Cottage, Woking. 

Procter, Professor H. B., University of Leeds, Yorkshire. Vice-President 
of the British Section. 

Bussell, George Harrison, F. 1. C, c/o Parker Brothers, Ltd., Tanners, Bristol. 

Seymour-Jones, A., Pendower, Wrexham. 

Towse, W., c/o Mssrs. E. & J. Richardson, Newcastle on Tyne. 

Trotman, S. B., M. A. Borough-Analyst, King's Walk, Nottingham. 

TumbuU, Dr. A., 3 Lord Street, Liverpool. Secretary of the British Section. 

Wood, J. T., 62 Park Road, Nottingham. President of the British Section. 
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Associates : 

Borghstijn, A. I«, Doetinchem, Holland. 

Chapman, £• Heslop, 24 Sholebroke Terrace, Leeds, Yorkshire. 

Craven, A. B., 91 Fielding Terrace, Armley, Leeds, Yorkshire. 

Craven, J. A,, 91 Fielding Terrace, Armley, Leeds, Yorkshire. 

Crocket, H. G., Hatherleigh, 49 Plympton Road, Brondesbury, London N. W. 

Dinsdale, W, S., Barley Cote Keighlej, Yorkshire. 

Elliot, J* E., Manager of the Grange Tannery, Grange Road, London S* E« 

Gates, W. H., Assistant Demonstrator, Herold's Institute, Bermondsey, 

London S. E. 
Gnthrie, Allan, c/o Mssrs. Cooper, Allen & Co., Cawnpore, India. 
Hepburn, Edward, Priory Works, Dartford. 
Hill, W. Basil, Foss Islands Leather Works, York, Yorkshire. 
Holmes, W. E., 24 Arundel Street, Wakefield. 
Howroyd, Richard R., c/o Calder and Mersey Extract Co., Ltd., Ditton near 

Witnes, 
HuBOn, C. W., B. So., 13 Batavia Buildings, Hackings Hey, Liverpool. 
*Llojd, Leonard Bangh, Broadford Tannery, Broadford, Viktoria, Australia. 
Mann, Thomas, chief assistant. County Analyst's Laboratory, Whitehaven. 
Miller, C. A., Duff, 17 Leather Market, London. 

O'Brien, Frederick, M. Sc, 9 Elvaston Road, Victoria Park, Bedminster, Bristol. 
Ormerod, G. T., Westbume, Manchester Road, Castleton near Manchester. 
Randall, George, Managing Director of the Bootle Tanning Company, near 

Liverpool. 
Rink, A., 9 Butler Street, Milton Street, London, E. C. 
Walker, Major, E. Forestier, R. A. Superintendent of the Government Tannery 

and Saddbery Factory, Cawnpore, India. 
Walker, George, chemist to the Oak Tanning Co., Ltd., Walsall. 
Walker, J. W., Assistant at Herold's Institute, Bermondsey, London S. E. 
Walker, W. S., c/o Walkers Ltd., Tanners, Litherland near Liverpool. 
Wheater, L., chemist to the Tannadine Co., Ltd.. 8 Austin Friars, London E. C. 
Withinshaw, J. G., Graystone, House, Penketh near Warrington. 

Deutsche Sektion. 
Ordentliche Mitgliedep: (M. 1. V. L, I C.) 

Appelins, Willy, Deutsche Versuchsanstalt fUr Lederindustrie, Freiberg 

in Sacli?en. 
Becker, Dr. Heinrich, Neue Mainzerstrasse 52, Frankfurt a. Main. 
Conncler, Prof. Dr. C, Forstakademie, Hann$Terisch-Mllnden. 
Eberle, Dr. Onstav, Silberbergstrasse 129, Stuttgart. 
Euler, Dr. W., Alzeyerstrasse 37, Worms a. Rhein. 
Fahrion, Dr. W., H5chst am Main. 
Haenlein, Prof. Dr. F. H., Deutsche Gerberschule, Freiberg in Sachsen. 

Ehren - Schatzmeister. 
Holthoif, Dr. Carl, Firma Marx & Sohne, Frankfurt a. Main. 
Joerissen, Dr. Franz, Vorstand der Aachener Lederfabrik Akt.-Ges., Aachen. 
Junghahn, Dr. Alfred, Privatdocent, Wilmersdorferstr. 13, II., Charlottenburg. 
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Kathreiner, Franz, Alzeyerstrasse 16, Worms a. Bhein, 

Prasideiit der Deutscheu Sektion des I. V. L. I. C, Ehren - Redakteur 

des Collegiums. 
Kauschke, Paul, dipl. Chemiker, Feehenheim bei Frankfnrt a. Main. 
.Klenky Dr. Oeorgr, Extraktfabrik Henner & Co., Hambiir(^« 
K$rner, Dr. Th«, Deatsche Gerberschule, Freiber^^ in Sachsen. 
Krairty Dr. Fr., Fahrnau in Baden. 
Mampely Otto, dipl. Chemiker, Kemmerichwerke, Santa Elena, Entre Rios, 

Argeiitinien (Sudamerika). 
Maisel, Dr. W., Chemiker der Bad. Anilia- und Soda-Fabrik, Ludwigrs- 

liafen am Bhein. 
Hansteiten, L., Betriebsleiter der Lehrgerberei der Deutschen Gerberschule, 

Freiber^^ in Sachsen. 
Paessler, Dr. Job., Deutsche Versuchsanstalt fur Lederindastrie, Freibergr 

in Sachsen. Viceprfisident der Deutschen Sektion. Korrespondierender 

Sekretilr ftir Deutschland. 
Pbilip, Prof. Dr. Max, Waldeekstrasse 8, Stuttgart. 
Kiedel, Panl, Ingenieur, Advokatenweg 36, Halle a. d. Saale. 
Scborlemmer, Karl, dipl. Chemiker, Huttenstrasse 7, Worms a. Bbein. 
Schroeder, Dr. Paul von, Chemiker (an der Aktien-Gesellschaft der Revaler 

Chemischen Fabrik Richard Mayer), Baltischportsche Strasse 19, Beyal 

in Estland. 
Schulz, Dr. Helnrich, Alzeyerstrasse 57, Worms a. Bhein. 
Stanek, Joseph, Chemiker und Fttrbereitechniker der Firma Karl Oehler, 

Offenbach a. Main. 
Yietor, Charles Louis, Ph. B., Adre.«se: Herren Vietor & Achelis, Bremen. 
Wislicenus, Prof. Dr. Hans, Kgl. Sftchs. Forst-Akademie, Tharandt in Sachsen. 

Ausserordentliche Mitglieder: 

Dierdorf, Heinrich, Farbereitechniker der Bad. Anilin- und Soda -Fabrik, 

Ludwigrshafen a. Bhein. 
Dreyfuis, Isidor, Liebigstrasso 51, Frankfurt a. Main. 
Knoeh, Fritz, Hirsehberg a. d. Saale. 
Knoch, Max, Lederfabrikant, Hirsehberg a. d. Saale. 
Beinhart, Nikolaus Ludwig, in Firma Doerr & Reinhart, Lederworke, Worms 

a. Bhein. 
Benner, Hermann, Billhomer- Canal -Strasse, Hamburg. 
Seholl, Ernest, Kaisei-strasse 8, Hochst a. Main. 
Stecher, Max, Lederfabrikant, Freiberg in Sachsen. 
Wiberg, Oustaf, Hirsehberg a. d. Saale. 

Scandinavia. Skandinavien. Scandinavie. 

Members: Ordentliehe Mitglieder: Membres eifeetifs: 

Boegh, Yaldemar, St. Rannikestraede 6^ Kjoebenhavn K., (Denmark, D£lne- 
mark, Danemark). Corr. Seer, for Denmark, Korr. Sekr. fttr Dftnemark. 
Seer. corr. pour le Danemark. 

Proife, Th., Gefle (Sweden, Schweden, Suede). 
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Associates: A. o. Mitgrlieder: Membre assoei^s: 

Matton, Emily Lederfabrikant, Gefle (Sweden, Schweden, Sn^de). 
Tangevaldy L, A., Kristiania (Norway, Norwegen, Norv^ge). 

France. 
Membres effectlvs : (M, A. L C. I. C.) 

Brael, Etienne, Souiilac. Lot. 

•Gerin, Fr6d6ric, Ingr.-Chimiste chez M. E. Meyzonnier fils, Annonaj, Ard^che. 

Jean, Ferdinand, 17 Faubourg St. Denis, Paris. Secretaire correspondant pour 

la France. 
Lombardety Frani^ois, 41 Avenue des Fonts, Lyon. 
LooSy Charles Robert, Directeur et chimiste de la tannerie Harley et Gentils, 

Pont-Andemer (Kure). 
Meanier, Louis, Professenr a I'Ecole Franc^aise de Tannerie, Lyon. 
Mailer, P., Professeur k l*universit6, 31 rue V. Hugo, Nancy. 
Noyer, J., Ingeijieur- chimiste, 32 Rue de la Republique, Lyon. 
•P^rilhon (E. Meyzonnier fils) Megissier tanneur, Annonay, Ard^ehe. 
Peyrnsson, C, 17 chemin du Petit tour, Limoges, Haute-Vienne. 
Philippe, Emile, 39 Rue des Cordeli^res, Paris. 
Bey, A.; La Bochette. Savoie. 

• Bigot, Antoine, Ingr.- chimiste chez M. M. Reynier fres., rue Mar6chal Dode, 

Grenoble, Is^re. 
Boy, Edouard, 28 Rue de ChUteaudun, Paris. 
Yignon, L6o, Professeur a I'Universite et Directeur de I'Ecole Fran<jaise de 

Tannerie, Lyon. 
•Vonrlottd, Gustavo, Ing., Directeur technique des Tanneries Lyonnaises, 

Onllins, Rhone. 

Membres assoei^s: 

*Baldet, Pierre, Ingr.-chimiste, usine du Plan de Vaise, Lyon. 
*£izoaard, Georges, tanneur, Sanlien, Cote d'or. 

• Bran, Jean Bapttste, Ingr.-chimiste, tanneur, Bort, Correze. 
*€hambard, Paul, Ingr. chimiste chez M. Robaut, tanneur, Doaai, Nord. 
•Chevrattx, Georges, Ingr.-chimiste aux Usines de Champlan, Folleli pres 

Bastia, Corse. 
Combe, Tannwir, Rue des Poissoniers, St. Denis, Seine. 
•Dorey, Pierre, tanneur, Beaarepaire, Is^re. 

• Flesch, Georges, Ingr.-chimiste chez M. M. D6benoit aine et Muron, tanneurs, 

Boanne, Loire. 
•Fonrnier, Alfred, Ingr.-chimiste aux Tanneries Lyonnaises, Oallins, Rhone. 

• Givord, Leon, Ingr.-chimiste, 1 Place St. Thomas d'Aquin, Paris. 
•Gaillard, Bobert, Ingr.-chimiste, 33 Quai Neuf, Orleans, Loiret. 
Uaillard, 7 Riio Salomon de Rothschild, Saresnes, Seine. 
•I'Lagier, Charles, tanneur, Pontarlier, Doubs. 

Lac, V Andre, Tanneur, Nancy. 

•Meyzonnier, Eagene, Megissier tanneur, Annonay, Ardeche. 

• Ohnigaian, L^on, Ingr.-chimiste chez M. Joseph Balet fils, Chamb^ry, Savoie. 
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•Piot, Jean, Ingr.-chimiste, Ecole fran^aisede taiinerie, 67 rue de B6arn, Lyon. 

Poollaiiiy M., 99 Rue de Flandre, Pam. 

Pp^vot, Jules, 16 Rue de Belzunce, Paris. 

Prevot, M,, 16 Rue de Belzunce, Paris. 

•Bej, Louis, fabrieaut d'extraits, La Bochette, Savoie. 

•Stivas, G^rasime, Ingr. chimiste, Institut de Chiinie, 67 Rue Pasteur, Lyon. 

*Terray, Henri, Megi^sier, Rue du Dauphine, Grenoble, Isere. 

•Thiers, Leon^ Ingr. chimibte, Professeur au college de Millau, Millau, Aveyron 



Belgique. 
Membres effectifs: (K A. I. a I Q 

Dewez-Deru, Eugene, Herve. Secretaire correspondant pour la Belgique. 

Nihoul, Prof. Dr. Ed., Waremme pr^s de Liege. 

Wauters, Prof. Dr. J., Ecole de Tannerie, Liege. 

Willenz, Dr. M., chimiste-expert, 4 rue Haringrode Anvers. 

Membres associ^s. 

Demanet, L., tanneur, Braine-le-Comte. 

Oodfrin, chimiste, 144 Avenue de la Couronne, Bruxelles. 

Thiry, L , tanneur, Rue de Liverpool, Bruxelles. 

Yan de Putte, Leon; Assche, pres de Bruxelles (Brabant). 



Italy. Italien. Italie. 

Membres: Ordentliche Mitglieder: Membres effeetifs: 
(K A. I a I Q 
Andreis, Cav. Ettore, Via Aosta 7, Torino. 
Baldracco, Dott. Giacinto, direttore della Conceria Scuola Italiana, Via Amadeo 

Peyron 4, Torino. 
Carini, Frederico, Ing. Chim., Via Torchio No. 4, Milano. 
Carta Satta, Dott. Carlo, Garessio, Prov. di Cuneo. 
Casaburi, Vittorio, Ing. Chim., 5—8 Corso Dogali, Oenova. 
Dufour, Dott. Lorenzo, Salita St a Brigida 10, Genova. 
Gansser, Dott. Aug., Garessio, Prov. di Cuneo. 
Gianoli, Prof. Giuseppe, Via Lentasio 1, Milano. 
Lepetit, Dott. Bob., Garessio, Prov. di Guneo. Vice-President of the I. A. L. T. C. 

Corresp. Secretary for Italy — Vice-Prftsident des 1. V. L. I. C. Korr. 

Sekretar ftir Italien — Vice - President de FA. I. C. I. C, Secretaire 

correspondant pour I'ltalie. 
Lepetit senior, Cav. Boberto, Garessio^ Prov. di Cuneo. 
Schiaparelli, Dott. Cesare, Madonna di Campagna, Torino. 
Sorrisio, Prof. Mario, Via Nizza 50, Torino. 
Vesely, Franz, Piazza di Statuto No. 9, Torino. 
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Associates: A. o. Mitglieder: Membres assoeife: 

Berniy Hag. Giuseppe, Ditta Carlo Pirelli, Milano. 

Bocciardo, Ettore, CoDceria Sebaetiano Bocciardo, OenoTa. 

Bnisaroseoy Francesco, Azzigrnano, Prov. di Vicenza. 

Caprettiy Francesco, Ditta Pietro Capretti, Brescia. 

Dick, Alfredo, Manifattnra Pellami e Calzature, Torino. 

Dnrio, Cav. Achille, Torino. 

Dnrio, Secondo, Presso Conceria Fratelli Durio, al Fortino, Torino. 

Oansser, J. Badolf, 4 Via principe Umberto, Milano. 

Gilardini, Alfredo, Torino. 

Lanza, Borneo, Ditta Lanza e Mongini, Corso Vinzaglio 19, Torino. 

Lepetit, Dr.Emilio, (Lepetit, Dollfus e Gansser) Milano. 

Massoceo, Cav. Bag. AUessandro, Oenova. 

Norsa Adolfo, (Eredi di Isaia Norsa) Via Monte Napoleone, Milano. 

Olivari, Cav. Aristide, Conceria Fratelli Olivari, Geneva. 

Bomana, Cav. Camillo, Ditta Fratelli Bomana, Torino. 

Yitale, Natale, Ditta S. Vitale, Alessandria. 

Yivanti, Prof. Edoardo, Yenezia. 



Oesterreich - Ungarn. 
Ordentliche Mitglieder: (M I. V, L. I. C.) 

Haas, Wilhelm, Floridsdorf bei Wien. 

Jedlicka, Jan, Ch^miker der Mitrowitzer Extraktfabrik, Mitrowitz, Slavonien. 

Pick, Carl, Chemiker, Extraktfabrik, Snsine-GJnrgJenovac bei Nasic, 

Slavonien. 
Schneider, Jos., Doc. an der bShmischen technischen Hochschule, Karlsplatz, 

Prag, Bohmen. 
Schweitzer, G., Chemiker, Boztok, bei Prag, B5hmen. Prfisident des I. V. L. I. G. 

Prftsident der osterr.-ung. Sektion; koriespoiidierender Sekretar far 

Oeste rreich -Ungarn. 
* Silberstein, Dr. Arthur, Chemiker der Nasic Extraktfabrik, Snsine-Gjarg- 

jenovac b^i Nasic, Slavonien. 
TViesenberger, Leo, Zebrak (B5hmen). 

Ausserordentliche Mitglieder: 

Adler, Ignaz, Direktor der Nasic Extraktfabrik, Snsine-Gjnrgjenovac bei 

Nasic, Slavonien. 
Boehm, Zdenko, Lederfabrikant, Boehmisch-Skalitz, BShmen. 
Essen, Ed. von, Fabrik-Direktor, Boztok bei Prag, Bohmen. 
Gerhardns, Fritz, Kommerzialrath, Lederfabrikant, Wien. 
Hepbnm, F. W., techn. Direktor der Eichen-Extraktfabrik, Znpanje, Slavonien. 
Hoenig, Josef, Lederfabrikant, Aussig a. d. Elbe, Bohmen. 
Jelinek, Lndwig, Lederfabrikant, Lieben bei Prag, BShmen. 
Leitersdorfer, Leopold, jim., Herausgeber des „ Magyar-Bo ripar", Bnda-Pest, 

Ungarn. 
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NoTac, Felix, Chemiker der Nasicer Tanninfabrik, Susine-OJnrgjenoyac 

bei Nasic, Slavonien. 
Polickjy Franz, Jaromer, Bjihmen. 
Pollak, Alfred, Lederfabrikant, in Firma Plunder & Pollak, Leitmeritz, 

Bohmen. 
Schweber, Leo, Herausgeber der ^Allgemeinen Gerber-Zeitung*, Prater- 

btrasse 13, Wieii. 
Stadler, J., in Firma J. Stadler & Co., Degras-Fabrikanten, Wenzelsplatz 18, 

Prag, B5hmen. 
Stodola, Cornel, Lederfabrikant, Lipto - Szl. • Miklosz, Ungarn. 



Spain. Spanien. Espagne. 

Member: Ordentliches Mitglied: Membre eifectif: 
Fontana, Alberto, Barcelona. 

United States of America. 

Membeps: (M, I. A. L. T. C.) 

Adriance, J S., 105 E. 39 th St. New-York City. 

Fiebing, Dr. J. H., Hilwankee, Wis. 

Forbes, B. N., c/o. University of Arizona, Tacson, Ariz. 

Krng, Dr. William, H., Chief of the Dendro-chemical laboratory, United States 

Department of Agriculture, Washington, D. C, Corresponding Secretary 

for the U. S. A. 
Small, Fritz H., 722 Pleasant Street, Worcester, Mass. 
Yocum, Dr. John, H., Academy-and Norfolk Streets, Newark N. J. 

Associate : 

Klipstein, B.C., 122 Pearl Street, New -York. 



Members, Ordentl, Mitglieder, Metnbres effectifs 96 

AsifocitUeSf AnsserordentL Mitglieder, Memhres associSs . . 98 
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France 
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France . . 
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Belgien 

Belgique 

Italy . 

Italien 
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Austria - Hungary . 
Oesterreich - Ungarn 
Autriche - Hongrie 



Metnbers : 

Om Mitglieder: 

Members effectifs: 



Spain 
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United States of America . . . 
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The COLLEGIUM is issued in Numbers at such intervals as the matter 
at command, and other circumstances permit; no responsibility is undertaken 
for a regular weekly issue, though this is aimed at as far as possible. 

Changes of Address should at once be communicated to Mr. Franz 
Kathreiner, Worms a* Bhein, Alzeyerstrasse 16, for the purpose of 
publication in the Collegium, and to ensure its continued delivery. 

This opportunity is taken to urge the members of the I. A. L. T. C. to 
assist by communications, and especially to make freer use of the pages set 
apart for „Notes and Queries*', since it is precisely the short notices of 
daily experience in the analytical work of the laboratory, and the control of 
manufacturing processes, which are most calculated to stimulate to combined 
effort, and to aid in the development of good methods. 

Manuscripts and communications should be sent to Mr. Franz Kathreiner, 
Alzeyerstrasse IB, Worms a, Bhein (Germany). 

Das COLLEGIUM erscheint in zwanglosen Nummern; es kann nicht 
versprochen werden allwOchentlich eine Nummer auszngeben, obwohl dies nach 
Moglichkeit angestrebt wird. 

Wohnongs&ndernngen mUssen sofort Herrn Franz Kathreiner mit- 
getheilt werden, zum Zwecke der VerSffentlichung im Collegium und dor 
weiteren Zusendung des Collegiums. 

Die Mitglieder werden bei dieser Gelegenheit eingeladeu, sich mit Bei- 
trftgen fleissig zu bethfttigen, und besonders eifriger als bisher den „ Spree h- 
saal^ zu bentitzen. — Gerade die kurzen Mittheilungen tftglicher Erfahrung in der 
analytischen Praxis des Laboratoriums und der Betriebs-Controlle sind'geeignet 
eiu gemeinschaftliches Arbeiten anzuregen und gute Methoden auszubilden. 

Die Einsendung der Manuskripte wolle gefAlligst an Herrn Franz 
Kathreiner, Worms a. Bhein, Alzeyerstrasse 16, geschehen. 

Le COLLEGIUM ne para it pas k terme fixe: On ne pent pas promettre 
de foumir une publication hebdomadaire quoiqu'on se soit efforc6 de faire 
paraitre, autant que possible, un numero par semaine. 

Les changements de domicile sont k communiquer sans retard k 
Monsieur Franz Kathreiner, pour etre insures dans le Collegium et pour que 
renvoi du Collegium ne subisse pas de retard. 

Nons profitons de cette occasion pour prier les metnbres de s'interesser 
aux publications en nous fournissant de travaux et surtout a se servir, plu.s 
souvent que cela n'a eu lieu jusqu'k present, de la rubrique „T rib une lib re." 

C'est precis6ment la communication br^ve des experiences journaliSres 
dans le domaine de la chimie analytique et du contrdle de la fabrication qui 
stimule le travail en commun et qui contribue k Telaboration de bonnes methodes. 

Pri^re de vouloir bien adresser les manuscrits k Mr. Franz Kathreiner, 
Alzeyerstrasse 16, Worms a. Bhein (Allemagne). 



Digitized by 



Google 



12 ^CoHtglum**, wiSMnsehaltHch-toeliiiiMht B«ita«e tfet LMtamiarkt ~ Frankfurt a. M. 190(». 

I. A. L T. C. - I. V. L I. C. - A. I. C. I. C. 

Extracts of the statutes : — Auszug aus den Statuten : — Extraits des statuts : 

§ 6. The ordinary members, as well as the associates, shall 
pay a yearly subscription ot ^u amount at present fixed at 10s., but which 
is subject to alteration at any conference; and which is payable in January 
for each current year. Fractions of a year shall be reckoned as an entire 
year, both on admission and withdrawal, 

§ lid. The Corresponding secretary has to collect from the 
members in his land (except it be that in which the Honorary Treasurer 
resides) the annual subscription, and so forward same to the Treasurer, to 
receive from the Treasurer the receipted membership card, and to forward 
that to the member. 



§ 6. Die ordentlichen sowohl, als die ansserodentlichen 
M i t g 1 i e d e r haben die Pflicht ; einen JUhrliohen Beitrctg zu entrich ten, dessen 
Hohe zur Zeit Mk. 10.—^ betrX.gt, durch Beschluss der Konferenz aber ab- 
geftndert werden kann. Die Beitrftge sind im Januar fur das laufende 
Kalenderjahr zu entrichten. Bruchtheile eines Jahres werden beim 
Eintritt und beim Austritt als ein ganzes Jahr berechnet. 

§ lid. Diekorrespondierenden Sekretftre haben bei den Mitgliedern 
ihres Landes, mit Ansnahme desjenigen, in dem der Ehren-Schatzmeister 
wohnt, die Jahresbeitrftge einzuziehen nnd dem Ehren-Schatzmeister abzuliefern 
und die von dem Ehren-Schatzmeister empfangenen quittirten Jahres-Mitglieds- 
karten den Mitgliedern der Landes-Sektion zuznstelien. 



§ 6. Les membres effectifs et les membres associes ont k payer 
une cotisation annuelle dont le montant s'eleye actuellement a 12 Frs. 50 Cms., 
mais qui pent ^tre modifiee par une decision de la conference. La cotisa- 
tion doit 6tre payee au mois de Janvier pour I'annee courante. 
Les fractions d'une ann^e sont consid^rees comme une annee enti^re. 

§ lid. Les secretaires correspond ants ont pour devoir 
d'encaisser la cotisation annuelle des membres de leur pays (a Texception du 
pays dans lequel le tr^sorier a son domicile), d'en envoyer le montant au 
tresorier et de distribuer aux membres de leur section les cartes de membre 
faisant office de quittances, carted qui leur seront envoyees par le tr6sorier. 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, R^dactenr d'honnenr: 
Franz Kathreiner in Worms a. Rh. 
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No. 139. I^IIIIMIIIIIIII 14.1.1905. 



GoOeglUfli. 

Central- Organ of the International Association of Leather Trades Chemists. (1. A. L. T. C.) 

Central •Organ des Intemationalen Vereines der Leder- Industrie -Chemiker. (f. V. L. I. C.) 

Central - Organ for den Internationale Garverikemilcerforening. (I. G. K. F.) 

Organe - Central de I'Association Internationale des Chimistes de I'lndustrie du Cuir. (A. I. C. I. C.) /) i ^^ 

Org ano - Centrale della Associazione Intemazionale dei Chimici dell* Industria det Cuoi. (A. f. C. I. C.) // f J < 

Organ der Dentschen Sektion des I. V. L. I. C. A fw^ 



I. A. L. T. C. - I. V. L I. C. - A. I. C. I. C. 

The following names of Members and Associates are 
already included in the j^TAst of Members^^ published in No, 138 
of Collegium^. 

JDie in Folgendem aufgefUhrten Natnen von Mitgliedem 
sind schon in der in No, 138 des Collegium veroffentlichten 
Mitglieder~IAste enthalten. 

Les noms suivants des memoes ont dSja He publics dans 
la liste des membres parue dans le No. 138 du Collegium, 



Elected as Gewdhlt zu Elu comme 

Metnbers: ordentlichen Mitgliedem: Metnbres effectifs: 

M. FrSdSric Gerin, Ingr.-chimiste chez M. E. Meyzonnier fils, Annoney^ 

Ardeche (France) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) 

L. Vignon, L. Meunier, J, Noyer, 
M. JPerilhou (E. Meyzonnier fils) Megissier tanneur, Annoney, Ardeche 

(France) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) L. Vignon, 

L. Meunier^ J. Noyer. 
M- Antoine Eigot, Ingr.-chimiste chez M. M. Reynier fres., rue Marechal 

Dode, Grenoble, Is^re (France) proposed by (vorgeschlagen durch; 

propose par) L. Vignon, L, Meunier, J. Noyer. 
Dr. Arthur Silberstein, Chemiker der Nasic Extraktfabrik, Susine- 

Gjurgjenovac bei Nasic , Slavonien proposed by (vorgeschlagen 

durch ; propose par) G, Schweitzer^ Carl Pick, Jos. Schneider, 
M. Gustave Vourloud, Ing., Directeur technique des Tanneries Lyonnaises, 

Oullins, Rhone (France) proposed by (vorgeschlagen durch; propose 

par) L. Vignon, L. Meunier, J. Noyer. 
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Elected as GewUhlt zu Elu comme 

Associates : ausserardentl. Mitgliedertt : Membres associSs : 

M. Pierre Ealdet, Ingr.-chimiste, usine du Plan de Vaise, Lyon (France) 
proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) L. Vignon, L. Meuriier, 
J. Noyer, 

M. Georges Eizouard, tanneur, SaulieUf Cote d'op (France) proposed by 
(vorgeschlagen durch ; propose par) L. Vignon^ L. Meunier, J, Noyer. 

M. J'ean Ba/ptiste Brun, Ingr.-chimiste, tanneur, Bortf Correze (France) 

proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) L, Vignon, L, Meunier, 

J, Noyer. 
M. I^aul Chambard, Ingr.-chimiste chez M. Robaut, tanneur, Bouai, Nord 

(France) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) L. Vignon, 

L. Meunier, J* Noyer. 
M. Georges ChevratiaCf Ingr.-chimiste aux Usines de Champlan, Folleli 

pr^s Bastia (Corse) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) 

L. Vignon, L. Meunier, J. Noyer. 

M. JPierre Dorey^ tanneur, BeaurepairCf Is^re (France) proposed by 
(vorgeschlagen durch ; propose par) L. Vignon, L. Meunier j J. Noyer. 

M. Georges Flesch^ Ingr.-chimiste chez M. M. D^benoit aine et Muron, 
tanneurs, Boanne^ Loire (France) proposed by (vorgeschlagen durch; 
propose par) L. Vignon, L, Meunier^ J. Noyer. 

M. Alfred Foumier, Ingr.-chimiste aux Tanneries Lyonnaises, OuUins, 
Rh6ne (France) proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) L. Vignon, 
L. Meunier, J. Noyer. 

M. LSon Givord, Ingr.-chimiste, 1 Place St. Thomas d'Aquin, Faris (France) 
proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) L, Vignon, L. Meunier, 
J. Noyer. 

M. Bobert Guillard, Ingr.- chimiste, 33 Qnai Neuf, Orleans, Loiret (France) 
proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) L. Vignon, L. Meunier, 
J. Noyer. 

M. Charles Lagier, tanneur, Fontarlier^ Doubs (France) proposed by 
vorgeschlagen durch ; propose par) L. Vignon, L. Meunier, J. Noyen. 

Mr. Leonard Baiigh Lloyd, Broadford Tannery, Broadford, Victoria 

(Australia) proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) J. G. Parker^ 

E, E. Munro Payne, M. Chas. Lamb. 
M. Engine Meyzonnier, Megissier tanneur, Annonay, Ard^che (France) 

proposed by (vorgeschlagen durch ; propos6 par) L. Vignon, L. Meunier^ 

J. Noyer. 
M. LSon Ohniguian, Ingr.-chimiste chez M. Joseph Balet fils, ChambSry^ 

Savoie (France) proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) L. Vignon, 

L. Meunier, J. Noyer. 
M. J'ean Fiot, Ingr.-chimiste, ficole fran(jaise de tannerie, 67 rue de Beam, 

Lyon (France) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) L. Vignon, 

L. Meunier, J. Noyer. 
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M. Louis Rey, fabricant d'extraits, La Rochette, Savoie (France) proposed 
by (vorgeschlagen durch ; propose par) L. Vignon, L. Meunier, J, Noyer, 

M. Gerdsitne Stivas^ Ingr.-chimiste, Institut de Chimie, 67 rue Pasteur, 

Lyon (France) proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) L. Vignon, 

L, Meunier y J, Noyer, 
M. Henri Terrey^ Megissier, Rue du Dauphine, Grenoble, Is^re (France) 

proposed by (vorgeschlagen durch; propos6 par) L. Vignon, L, Meunier, 

J. Noyer, 
M. Leon Thiers, Ingr.-chimiste, Professeur au college de Millau, Millau, 

Aveyron (France) proposed by (vorgeschlagen durch; propos6 par) 

L. Vignon, L, Meunier^ J. Noyer. 



Action des matidres salines sur les infusions et / 

les extraits tanniques^) ^jf^^o^ 

par ED. NIHOUL. 

Nous avons vu^) toute Timportance qu'il y a pour le tanneur et le 
fabricant d'extraits tanniques k employer pour Textraction des mati^res 
tannantes I'eau la plus pure possible, la moins chargee de mati^res salines. 

Depuis quelques annees, I'emploi des extraits pour le tannage s'est 
generalise en Belgiqne au point que plusieurs industriels ne font usage que 
de ces produits et ont completement abandonne I'emploi de Tecorce de chene 
et ineme des tanins exotiques. II n'est done pas sans int^ret de rechercher 
qaelle pent etre Finfluence des eaux de tannerie sur les solutions de mati^res 
tannantes, d'autant plus que cette question nous permettra de verifier si 
reellement il faut voir, dans les pertes en tanin signalees dans notre precedent 
travail, Tintervention des ph^nom^nes osmotiques. 

Nous avons signal^ d^ja^) la formation de pr6cipit6s plus ou moins 
abondants qui se produisent au bout de quelque temps dans les infussions 
obtenns au moyen d'eaux dures. Suivant la quantite de sels en solution dans 
Fean, la precipitation est plus ou moins abondante et plus ou moins rapide. 
Rappelons k ce propos les resultats obtenus sur le sumac dans notre premiere 
etude sur ce sujet^). 

„Dans Tessai avec le sumac, le liquide passa trouble k la filtration 
pendant assez longtemps, quoique nous nous servions du filtre n^^ 605 extra- 
fort de la firme Schleicher et Schiill. Ce ne fut qu'apres le passage de plus 
de 100 cc. que le liquide fut propre a etre employe pour le dosage du 
noii-tanin.** 

*) Extrait du Bulletin de la Societe chimique de Belgique, nos 6 et 6, t. XVni. 
Hai et Join 1904. Le tire k part a 4t6 enoye par la bonte de I'auteur. 
') Bulletin TAssociation beige des chimistes, 1903, nos 8-9, 10. 
») Idem, 1903, n' 11. 
*) Collegium, 1902, p. 89. 
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»Ces phenom^nes s'accentu^rent pour les eaux V et VI. Lore du sumac, 
la filtration fut extrSmement difficile, et noas avons constate qne le liqnide 
obtenu clair par son passage k travers le filtre 605 extra-fort, se troubla tout 
de suite apr^s, au point qu'il fut necessaire de le refiltrer sur un second filtre, 
sur lequel on le fit passer deux fois. Ce fait explique la diminution de la 
teneur en extrait total obtenue par Fanalyse." 

Les eaux de tannerle dont il est fait mention dans ce passage donnaient 
un residu fixe par litre de 842 milligrammes pour la premiere, 1,843 et 2,070.5 
milligrammes pour les deux autres (c'est-k-dire les eaux V et VI). 

Les pertes au feu, non compris I'anhydride carbonique, n'etant dans 
ces derniers cas que de 7B et 37.5 milligrammes, le residu fixe etait done 
presqae exclusiyement forme de matiSres minerales. Le dosage de la chaux 
avait donne respectivement 276.4 et 458 milligrammes, le chlore 395J»&r5 et 
4B5nigr5^ I'acide sulfurique 270 et 338.3 milligrammes ; les deux eaux renfermaient 
Tune et I'autre de fortes quantites de chlorure de calcium. 

Le precipite form6 dans les infusions de sumac obtenues au moyeu de 
ces eaux fut abondant au point de faire tomber I'extrait organique de 33.96 
a 18.42 et le tanin de 23.02 a 2.11, resultats desastreux evidemment pour le 
tanneur et qui nous 6tonn^rent nous-meme. 

Dans nos recherches sur I'influence des chlorures et des sulfates, nous 
avons signale la reapparition de ces precipit6s, qui, en raison de la faible 
teneur de nos solutions, ne se sont formes qu'apr^s quelque temps, mais 
cependant assez rapidement pour que, dans le cas oii ces depots seraient formes 
de matieres tannantes, celles-ci echappent k peu pr^s completement au tannage, 
puisqu'elles se deposfent soit au fond des bains, soit a la surface des cuirs. 

En outre, il y a lieu de s'assnrer si des reactions chimiques ne peuvent 
pas au bout d^un certain temps s'etablir entre les matieres tannantes et les 
sels en presence, de fa^on a faire tomber la teneur en matieres assimilables 
par la poudre de peau. 

Dans les essais suivants, nous nous sommes borne a 6tudier Taction du 
chlorure de calcium, du sulfate de sonde et du bicarbonate de magn^sie. 
A cet effet, nous avons prepare des infusions de matieres tannantes dans 
I'eau distillee a une concentration double de la concentration normale, c'est-a- 
dire de la concentration prescrite par 1* Association internationale des chimistes 
des industries du cuir. Nous avons, comme dans les essais precedents, oper6 
sur les ecorces de chene et de pin et sur le sumac. 

Le litre d'infusion fut dans chaque cas divise en quatre parties de 
250 c. c. A la premiere portion, on ajouta 250 c. c. d'eau distillee, k la seconde 
un egal volume d'eau tenant en solution 0.1 o/o de chlorure de calcium, k la 
troisi^me le meme volume d'une solution a 0.1 o/q de sulfate sodique, k la 
quatri^me de meme en volume egal une solution a 0.1 o/o de bicarbonate de 
magnesie. Le premier vase renfermait done une infusion dans I'eau distillee 
ramenee aux conditions normales de concentration; le second une infusion 
normale dans de Teau renfermant 0.50/oo de chlorure calcique; le troisi^me 
de meme dans de Teau renfermant 0.5®/oo de sulfate de sonde, et enfin dans 
le quatri^me se trouvait la mati^re tannante en solution dans de Teau chargSe 
de bicarbonate de magnesie dans la proportion de 0.5 ^/oo. 
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Les liqueurs ainsi ramenees, a a point do yue de concentrations, aux 
conditions imposees pour Tanalyse furent abandonn^es, en flacons fermes, 
pendant trois jours k la Inmi^re en presence de thymol, puis filtrees et 
analysees par la methode de I'Association internationale des chimistes des 
industries du cuir. 

Les m§mes experiences ont ete repet^es sur ud certain nombre d'extraits 
tanniques industriels, choisis parmi les plus employes. Nous avons soiimis a 
nos essais I'extrait de quebracho, I'extrait de chataignier et extrait de mimosa D. 

Les colonnes n^ I des tableaux suiyants indiquent les resuitats de 
Uaualyse faite sur I'infusion normale; les colonnes II correspondent aux 
solutions de chlorure calcique; les colonnes III au sulfate de sonde et les 
colonnes IV au bicarbonate de magnSsie. 

Parmi les trois matieres salines employees, il y en a deux qui, apr^s 
calcination, perdent de leurs poids; il en resulte que les matieres minerales 
retrouyees dans les cendres tant de Textrait total que du non-tanin seront 
plus faibles que celles qui yiennent augmenter les teneurs des infusions en 
extrait total et en non-tanin. 

C'est ainsi par exemple que dans I'extrait total, on retrouye le chlorure 
de calcium ayec ses six molecules d'eau de cristallisation, tandis que c'est du 
chlorure de calcium anhydre qui se trouye dans les cendres de cet extrait. 
Ce fait amenerait, dans le calcul ordinaire des resuitats, une majoration fictiye 
de I'extrait organique. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que cette cause 
d'errenr se retrouye int6gralement dans la determination du non-tanin et de 
ses cendres. C'est ce qui fait que dans notre pr6c6dent travail sur Taction des 
sels dans I'extraction des matieres tannantes, nous n'en ayons pas tenu compte. 

Le sulfate de sonde perd son eau de cristallisation a 100^; or, comme 
I'extrait total et le non-tanin ont subi pour leur dessiccation une temperature 
de 105 <^, ce sel doit done se retrouyer integralement dans lee cendres. 

Quant au bicarconate de magnesie, il semble qu'il doive se transformer 
compl^tement en carbonate neutre par evaporation de sa solution et en oxyde 
par calcination. 

Nous ayons cru utile neanmoins de soumettre k un essai pr6liminaire 
les solutions ealines de meme concentration, mais non mMangees aux infusions 
tanniques. 500 c. c. de ces solutions evapores a sec, puis calcines, nous ont 
donn6 des resuitats dout les moyennes sont indiquees dans le petit tableau suiyant : 



CaCia aq. Na2S0* aq. 



Mg(HC08)2. 



R6sidu fixe a 105© . . 0g'-365 0gr260 0«r253 

Cendres 0.244 0.2593 0.114 



La dessiccation parfaite a ete finie a I'etuye a 105*^ jusqu'a concordance 
de pesees et la calcination a et6 maiutenue sensiblement pendant le meme 
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laps de temps que lors de la determination des cendres dans Tanalyse des 
liqnenrs tanniques. 

Afin de pouvoir plus facilement comparer nos resultats, nous avons 
defalqu^ les mati^res salines en solution des pes^es qui nous ont foumi Fextrait 
total et le non-tanin total. 

En ce qui concerne les cendres, nous avons fait suivre le r^sultat obtenu 
du resultat calcule sur les donnees pr6cedentes et sur les cendres des infusions 
normales dans Teau distille.e, c^est-&-dire done que les chiffres qui figurent 
sous la rnbrique „cendres calcul^es'' ont ete obtenus en ajoutant aux cendres 
indiqu^es dans le petit tableau precedent les cendres de la mati^re tannante 
soumise k Tessai. 

L'extrait organique a 6te obtenu en soustrayant de I'extrait total d'abord 
les chiffres correspondant aux r^idus* fixes du tableau precedent, et ensuite 
les cendres de l'extrait total obtenues sur Tinfusion k lean distillee. Nous 
n'avons pas fait usage des cendres, obtenues comme nous venons de le dire, 
d'une part k cause des differences qui existent entre les residus fixes et les 
cendres de ces mati^res salines et ensuite parce que ces cendres sont sujettes 
k de legdres variations. 

C'est ainsi que le chlorure de calcium, calcine longtemps a haute 
temperature, renferme de la chaux caustique, et la quantite de chaux est 
d'autant plus forte que la calcination a ete plus rapide. II en resulte des pertes 
de poids qui, suivant la teneur et la composition des cendres de la substanoe 
tannante en presence, penvent parfois devenir suffisamment sensibles pour 
alterer dans une certaine mesure I'exactitude des resultats de I'analyse. Si, 
d'autre part, la calcination n'a pas M pouss^e suffisamment loin, comme le 
chlorure calcique subit, quand on le chauffe, successivement la fusion aqueuse, 
puis la fusion ign^e, il pent arriver que du carbone soit emprisonne dans la 
masse fondue et ne brnle alors qu'avec une extreme difficulte. On pent faire 
de cette fayon une erreur en sens inverse de la precedente. Si ces deux erreurs 
se produisent dans le m&me essai. Tune pour les cendres de Textrait total, 
I'autre pour les cendres du non-tanin, les resultats de I'analyse peuvent etre 
assez profond6ment alteres. 

Le sulfate sodique pent, comme le precedent, conduire k des incorrections. 
En r^gle generale, il subit le ph^nom^ne de fusion avant la combustion complete 
du carbone et une partie de celui-ci ne pent bruler, d'oii resultat trop eleve; 
d'autres fois, il pent, sur tout quand on chauffe un peu longtemps et a haute 
temperature, etre tout au moins partiellement reduit par ce carbone, sans 
compter que d'autres reactions chimiques peuvent se passer avec les cendres 
des mati^res tannantes en presence. Nous avons fait a ce sujet les quelques 
observations suivantes: 

a) A peu pres 1/2 litre de solution de sulfate de sonde k 0.5®/oo fut 
6vapor6; le residu calcine donna comme cendres Ok>"2584; 

b) Les cendres furent mouill6es de 50 centimetres cubes d'infusion de 
pin. Apr6s evaporation et calcination, on obtint 0«r2536 au lieu de 0ffr2584 + 
0gr0O27 = 0«i-2(>ll; 
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c) Ces derni^res cendres furent monill6e8 a lenr tour de 50 c. c. d'infusion 
de chene. Apres Evaporation et calcinatioD, on trouva 08r2572 au lieu de Osr^gH 
+ Ogr0083 = 0gr2694; 

d) On imbiba ce nouvean resida calcine de 50 c. c. d'infusion de sumac 
et Ton obtint Ogr2778 au lieu de 08^2694 + Ogr0152 = 0«r2846. 

C'est-k-dire done que les cendres dues au sulfate de sonde tomb^rent: 

Aprds Taction de Finfusion de pin, a Oi^i'2509; 

Apr4s Taction de Tinfusion de chene, k 0fifr2462; 

Apr^s Taction de Tinfusion de sumac, elles remonterent k Osr25I6. 

Notons que dans les conditions de Tanalyse, ces cendres auraient pu 
descendre en dessous de ces chiffres, parce qu'on operait sur dix fois moins 
de sulfate de sonde. 

Quant au bicarbonate de magn6sie, il donne de Toxyde par calcina- 
tion, mais le depart de Tanhydride carbonique est rarement complet. De plus, 
il semble que le bicarbonate ne se transforme pas compl^tement en carbonate 
dans les conditions du dosage de Textrait total et du non-tanin, les mati^res 
organiques en presence emp^chant partiellement sa decomposition complete k 
la temperature de 105®. 

Au reste, on pourra voir dans nos tableaux que les cendres reelles et 
les cendres calculees sont rarement representees par les memos nombres. 

Nous avons cru devoir, autant que possible, eviter toute cause d'erreur, 
parce que les pertes en tanin dans les presents essais sont loin d'etre aussi 
elevees que dans nos travaux sur Tinfluence des matiSres salines dans Textractions 
des tanins. 

Premiere B^rio d'essais. 

AOTIOM DES SBLS SUR LES INFUSIONS DE MATI^IRES TANNANTES. 

Action sur V^corce de chine (tableau I). — Les resultats de nos essais 
demontrent que les sels de chaux et de magnesie ont sensiblement altEre la 
teneur en extrait total ainsi que celle en extrait organique. 

Le trouble forme a done ete plus abondant dans les infusions chargees 
de ces matieres salines. Toutes les liqueurs avaient neanmoins precipite au 
bout du troisieme jour; mais il semble que dans le cas de Teau distiliee et 
de la solution de sulfate sodique, la precipitation soit due tout simplement k 
des causes physiques, tandis que pour les deux autres sels, c'est plutot une 
cause chimique qui a occasionnE les pertes en extrait. 

Les non-tanins total et organique se sont comportes d'une fa^on tout 
autre. C'est ainsi que le chorure de calcium semble ne pas les avoir influences, 
et il en resulte que la perte constatee en tanin est due uniquement, dans ce 
cas, a une precipitation. 

Le sulfate sodique, tout en occasionnant une leg^re perte en tanin, a 
provoque une augmentation proportionnelle du non-tanin, de fa^oli qu'ici la 
perte en tanin est d'ordre chimique, le sel ayant pour effet de transformer 
une partie du tanin en non-tanin soluble. 

Quant au bicarbonate de magnesie, il a occasionne une perte en extrait 
organique qui se repartit entre le tanin et le non-tanin, le dernier des deux 
ayant surtout ete affecte par la mati ere saline. 

(A suivre.) 
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Notes and Queries. — Sprechsaal. — Tribune libre. 

I. A. L T. C. I. V. L. I. C. A. I. C. I. C. 

Da quasi tutti i membri del Congresso di Torino dell'A. I. C. I. C. a 
cui ebbi il piacere di inviare il Gruppo fotografico fatto al mio Garden Party, 
ricevetti in risposta gentilissime lettere. 

Essendo io attualmente occupatissimo, mi manca il tempo di ringraziare 
ognnno in particolare, come desidererei di fare. Mi prendo dnnque la llberta 
di esprimere la mia profonda riconoscenza, ed in pari tempo prego coloro che 
ancora non ayessero ricevnto tale fotografia di volermi favorire il loro preciso 
indirizzo affinch^ io possa spedire loro un' altre esemplare. 



Von fast alien Theilnehmern an dem Turiner Congress des I. V. L. I. C, 
welchen ich das Vergntigen hatte, das auf meinem Gartenfeste aufgenommene 
Grnppenbild zu senden, erhielt ich 9.n8serst liebenswurdige Briefe als Antwort. 

Za beschftftigt, um jedem Einzelnen zn danken, wie ich es gem mochte, 
gestatte ich mir daher, in diesen Zeilen meiner tiefen Dankbarkeit Ramn zu geben. 

Gleichzeitig bitte ich alle jene Herren, welche obige Photographie 
noch nicht erhalten haben sollten, um Angabe ihrer genauen Adresse, um ihnen 
noch nachtrftglich ein anderes Bild senden zu k5nnen. 

Presque tons les membres du Congress de I'A. I. C. I. C. de Turin, 
auzquels j'ayais eu le plaisir d'envoyer la Photographie du groupe prise k 
mon Garden Party, on tenu k me repondre par des lettres pleines d'amabilite. 

Trop occupy pour le moment pour remercier chacun separ^ment, comme 
je voudrais bien le faire, je me permets de leur exprimer ma profonde gratitude 
par ces lignes. 

En meme temps je prie tous ceuz qui n'auraient pas encore re^u 
la dite Photographie, de me faire parvenir leur adresse exacte pour me mettre 
en etat de leur expedier une autre copie. 

From nearly all members of the Turin Conference of the I. A. L. T. C. 
to whom I had the pleasure to forward the photograph of the group taken 
at my garden Party, I received very kind answers. 

Being at present too busy in order to thank each writer, as I would 
gladly do, I wish to show my heartiest gratitude by the present lines. 

At the same time I kindly request all the Gentlemen, who perhaps 
should not yet have received the above said photograph, to let me have their 
exact adresses, in order that I might send them other copies. 

Torino, 15. XII. 1904. Secondo Burio. 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, RMacteur d'honneur: 
Franz Rathreiner in Worms a. Rh. 
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Zur nftheren Kenntnis einiger „Blllme'^,fl9bender Gerbstoffe. 

Erste Mitteilung. 

(AU8 DBM LABORATORIUM DBS ^LBATHBB INDUSTBIB8 DBPARTSMBNT** 
DEB UNIVBRSITAT LEEDS) 

von Dr. M. NIERENSTEIN. 

Den Pyrogallolgerbstoffen ist es eigen, auf der Oberflftehe des 
Leders die sog. ^Bltune'', die im Wesentlichen aus Ellagsfture besteht, nieder- 
zuscblagen. Die Entstehnng der Ellagsftnre auf, respektive in der Hant, ist 
ftlr die Theorie des Gerbprozesses von grossem Interesse nnd lioffe ieh, dass 
das nfthere Stndinm didser Gerbstoffe vielleicht eine tiefere Einsicht in den 
Mechanismns der Lederbildong geben wird. HSchstwahrseheinlich haben wir 
neben dem physikalischen Gerbprozess, wie beim Farbeprozess, anch einen 
chemiechen parallel verlanfenden nnd ist es zn vermnthen, dass die Pyrogallol- 
reihe, da sie leidbter als die Pyrocatechingerbstoffe zu studieren ist, uns vielleicht 
darflber die beste Anfklftrnng geben wird^ 

Ftlr die EUagsftnre kommt entweder die von Barth&Goldschmidt:^) 

HO ^ " \__»" 

"■< > — C3°" 



Oder von C. Graebe:*) 



'^° COOH 



CO Oj 

OH 



"°<ZZ/'\— D""" 



Barth k Goldtchmldt, Berichte 18. 1268. 
') C. Oraebe, Berichte 36. 212. 
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Yorgeschlagene Konstitutionsformel in Betracht. Synthetisch erhftlt man die 
Ellagsftnre entweder durch Rochen der Gallndsftureester mit Kalilauge') oder 
ErJ^iteen der Gallussflure auf IBO^). Man konnte das Entstehen der KUag- 
«Stnre irn^ Leder, als synthetischen Anfban au6 Gal lussftureestern, so Icfaen Falls 
mUsste man auf solclie Ester bei der Untersucbung der Gerbstoffe stossen, 
oder, was am wahrscheinlichsten ist, sie praformiort im Gerbstoff, als in 
Wasser losliches Ells^sftureglucosid annehmen; dieses Glucbsid wtirde dann 
im Leder in die wasserunlosliche Ellagsfture und in die betreffende Zucker- 
art zerfalien. 

Die Annabme, dass die Haut znr Bildiing der Biplienylbindung 
(Aufbau der Ellagsflure aus Gallussfture) beitragen konnte, ist allem Anscheine 
nach eine h5cbst anwahrscheinliche. Das Elhtgsftareglncosid besitzt gerbende 
Eigenschaft, da die Sftnre der Barth & Goldschmidt'schen Formel gemftss eine 
^Tannophore" Gruppe : — — CO — , nach der von Graebe sogar zwei Tannophoren 
(— 0*-C0— ) besitzt, dagegen kommt der Gallussftnre kein Gerbverm9g0O, 
was ihrer Konstitution ersichtlich ist, zu.^) Um den aafgerollten Fragen nfther 
zu treten, gedenke ich die Pyrogallolgerbstoffe successive zu stndieren und 
seien hiermit meine Resultate ftber Myrobalanen mitgetheilt. 

Myrobalanen (Terminalia Chebula).*) 
• 30 g Myrobal^en wurden mit einem Liter Wasser kalt und mit einem 
zw^iten . later heiss exttabiert und sich fiir 30^ iiberlassen. £^ scheidet sich 
hi^rjbei die Ellags^ure schwach gelb gefftrbt aus. Das Filtrat wurde mit 
15 cm. HtSOi 20 miu. gekocht und nach erfolgtem AbkUhlen filtriert. Die sich 
wd di^sem Wege abscheidende EUags&ure ist schmutziggrau^ Das Filtrat wurde 
a^fanga tinit Ather, dann mit Essigftther extrahiert und jeder Abzug, wie 
auch der wftsserige Rtickstand fiir sich untersucht. 

Die Ellagsilure wurde durch Waschen mit heissem Alkohol gereinigt 
uiid durch L&sen in viel heissem Essigs9>ureanhydrid, woraus sich nach dem 
Abkilhlen schone Krystalle abscheiden, krystalliaiert Das Krystallprodnkt 
schioilzt bei 276 — 79 und ergab bei der Verbr^inung Tetraacetylellagstture. 

6.2063 g Substanz (getr. bei 1150) ergaben 0.4286 g CO2 und 0.0465 g H2O 
gef. C = 56.26, H = 8.94, Ber. ftir C22H16O12, C = 55.91, H = 3.38. 

Aus dem Acetylprodukt erhftlt man durch kurzes Kochen mit einem 
cm H2SO4 (cone.) eine fast farblose Ellagsfture. Auffallend ist, dass dieses 
Produkt keine Rotfftrbung mit HNOs gibt und scheint sich die Vermuthung 
von Prof. Procter, dass die Farbenreaktion s) auf Verunreinigung beruhe zu 
bestfttigen. Die fttherische L5sung wurde nach dem Abdestillieren des 
Athers mit wenig Wasser aufgenommen und gab kleine Krystalle, die bei 
238 — 40 (langsames Erhitzen !) schmolzen, mit Feces blau, mit KCN rot beim 



>) Berichte 86 212 

*) LOwe, Zeitechrift far Chemie 1868, 603. 

") Als Tannophore-Gruppen bezeicbne ich einstweilen: ~g^, — CO— und 
— O — CO— . Die Ortstellung dor Hydroxylgruppon scheint beim Oerben keine grosso 
Bedeutong zu haben, da ich z. B. im a— Quebrachogerbstoff Isovanillinsaure nach- 
weisen konnte. 

*) H.R.Procter, The principles pg. 281. . ; >. 

") H, R. Procter. Leather Ind. lab. book pg. 63. 
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Erhitzen mit cone. H2S04 rot gaben un(} sich slU G a 1 1 ti s s ftu r e , er^iesen. 
Das Filtrat wurde bis '/s eihgedampft und mifc Ph-acetat gefftlltl Der Nieder- 
schlag mit H2SO4 zersetzt and mii Ather aufgenommen. :' Nach dem Abdaxopfen 
des Athers warde der Rilckstand-,mit Essrgsfta^eaohydidd acetyliert. und gab 
nach dem Abdestillieren des E^sigsftureanhydrids ein Prodiikt^ das bei 106^ 
schmolz. Da £L Trimble^) lUr sein, an! demselben Wege dargestelltes Penta- 
acetylderivat einen Schmelzpnnkt yon 139^ angibt, so'stellte ich ein Acetyl- 
deriyat aus Tannin dar, das ni^einige s^hmilzt bei 135 — and schlog ich deshalb 
folgenden Weg zum definitiven Nachweis des Tannins, ein; daa Filtrat, nach 
dem Aaskrjstallisieren der Galtussfture, wurde tropfweise mit einer 10 0/0 
Bleiacetat - LSsiing bis zum Eintritt der dunkeln Trtibung versetzt, daa 
Bleisalz mit H2SC)4 zersetzt und mit Ather aufgenommen. Das aus ^iesem 
Tannine gewonnene Acetylprodukt schmilzt bei 129 — 31. Ein Oemisch dieses 
Acetylproduktes mit dem Trimble' schen Pentacetyltannin schmolz bei 130 — 1 ®. 
Ea war hiermit der Nachweis, da auch die Feces -Reaktion und die Gelatine- 
ffillung nicht ausblieben, Mr Tannin, gefuhrt^ 

Die essigfttherische LOsung wurde abgedampft und gab aus 
Wasser Gallussfture. Alle Reaktionen wie oben, Schmelzpunkt 241 <^. 

Beim Filtrieren der wftsserigen Losnng blieb ein RUckstand, der in 
Benzol loslich war und nach dem Abdampfen des Benzols in Wasser aufgenommen 
Rotf&rbung mit Feces (Pyrogallol ?) ergab. 

Die wasser ige Losung wurde bis auf 1/2 eingeengt und gab mit 
Phenylhydrazin eine grosse Ausbeate an gelben^ schon^n Rrystalkn^- die bei 
139— 46<> schmolzeii (Traubenzuckerphenylhydrazon 144—51), so dass der 
Traubenzucker, die yorherrschende Zuckerart der Myrobalanen zu sein scheint. 

Die Arbeit iiber andere „Blume" gebende Gerbstoffe wird fortgesetzt. 



^^ 



Action des matidres salines sur les infusions et . 

Jes exlrails tanniques T^/s^ntc^k 

par ED. NIHOUL. 
(Suite.) 

Action sur V^corct de pin (tableau II). — Tout comme pour le chSne, 
lextrait total et I'extrait organique ont diminue dans les infusions additionnees 
de chlorure calcique et de bicarbonate de magnesie. 

Le chlorure de calcium et le bicarbonate de magnesie ont occasionne 
des pertes tr^s seneibles en tanin. Remarquons que dans les deux cas, 
independamment d'une precipitation de la mati^re tannante, il y a eu de 
part et d'autre transformation partielle du tanin en non tanin soluble, comme 
le d6montrent les augmentations du non -tanin organique dans les colonnes 
II et IV. II y a done eu dissociation partielle de la mati^re tannante ou 
reaction du tanin avec la mati^re saline pour donner naissance k des composes 
non assimiles par la peau daiis les conditions de Fanalyse. 



') H, Trimble, the tahiiius vol. I. ps. 87. 
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. Letaoindu ch^ne n'a presents rien de semblable, oar on. peut voir 
dans le tableau I que les non-taninn des coloones II et IV Bont, surtout dans 
cette derni^re^ en diminution. Le tanin du chene parait done ^moins sensible 
a ces transformations que le tanin du pin. 

Quant au sulfate sodique, il s'est coinporte d'une fa^on assez semblable 
k celle des eseais relatifs k Tecoroe de ch^ne: leg^re augmentation de non- 
tanin, diminution proportionnelle de tanin. Le trouble forme dans Tinfusion 
saline a ete moindre que celui forme dans I'infasion k Tean distillee, cai* I'extrait 
oii^anique et Textrait total sont en 16g^re augmentation. Le rdle efaimique du 
sulfate de sonde dans la transformation du tanin en non- tanin soluble re^oit 
done encore ici une confirmation. 

Action sur le sumac (tableau III). — La precipitation a ^te sensiblement 
la mSme dans les quatre essais. Notons cependant que dans Tinfusion renfermant 
du sulfate de sonde, elle a ete moins prononc^e que dans les autres liquides, 
voire m&me qne dans Tinfusibn additionnee d'eau distilUe. II en resiilte que 
Textrait total et Textrait organique sont represent^ par des chif fres qui s'^cartent 
pen les uns d^s autres. 

Le chlorure de calcium semble n' avoir eu aucune influence sur Tinfusion 
du sumac. 

Le sulfate sodique a produit une perte en tanin relativement faible 
pendant qu'il oceasionnait une augmentation en non-tanin trois fois plus forte. 
On serait tent6 de eonclure de ce fait que la leg^re action dissolvante du 
sulfate sodique sur le precipite forme a Teau distillee, porte plutot sur le 
Don-tanin que sur le tanin, d'autand plus que le m^me fait se retrouve pour 
le pin (voir tableau II), quoique dans une moindre mesure. 

Quant au bicarbonate de magnesie, son action est plus sensible et la 
mati^re saline, sans provoqner d'augmentation de trouble, done de precipite 
de la mati^re tannante ou de Tun ou Tautre de ses constituants, a determine 
une perte en tanin k peu prds 6quivalente k Taugmentation constatee en 
non-tanin organique. II semble done, dans le cas du sumac, se comporter 
uniqnement de fa^on chimique en transformant le tanin en non-tanin 
soluble. 

CONCLUSIONS. • 

I. II r6sulte des essais precedents que les mati^res salines peuvent se 
comporter de fa^ons diverses vis-a-vis des infusions de mati^res tannantes: 

a) Ou bien elles n'ont pas d'action fort sensible: c'est le cas pour le 
sumac. 

b) Ou bien elles provoquent une perte en tanin sans augmenter le 
trouble qui se produit toujours dans les infusions, meme quand I'extraction 
a ete faite k Teau distillee. 

C'est| par exemple, le cas du sulfate de sonde dans les infusions de 
chene et de pin. II est difficile d'expliquer avee certitude cette action du 
sulfate sodique. La perte constatee peut Stre due a une transformation parti elle 
du tanin en mati^re non assimilable par la peau tout aussi bien qu'a uine 
combinaison de la substance tannante avec la mati^re saline, combinaison 
qui ne serait pas retenue par la poudre de peau. On pourrait meme admettre 
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qne le sulfate de sonde modifie les propri^tes osmotiqnes de In pMQ, qui ne 
sorait plus capable de retenir la totalite du tanin. Je ferai obseryer cependant, 
k I'encontre de cette mani^re de voir, que je n'ai dans aacnn cas constat^ de 
trace de tanin dans le liquide ayant traverse le f litre de Procter. D'aiUeors, 
comme nons le verrons plus loin, le sulfate de sonde se comporte de tout 
autre fa^on avec Textrait de quebracho, dans les solutions concentr^es duquel 
il ne proYoque pas de perte en tanin. 

c) On bien elles am^nent une perte en tanin tout en majorant la quantite 
du pr6cipit4 form6. C'est le cas des sels de chaux et de magn^^ie, qui 
neanmoins penvent egalement suiyant le cas, se comporter comme le sulfate 
sodique en transformant partiellement le tanin en non- tanin soluble. Le 
trouble n'est d'ailleurs pas toujours du uniquement k un pr6cipit6 de tanin, 
mais dans certains cas du non-tanin est aussi entrain^. 

D'une fa^on g^nerale, on pent dire que les mati^res salines en solution 
dans les eauz naturelles accentuent encore apr^s Textraction les pertes d^]k 
subies pendant cette derni^re, soit qu'elles pr^cipitent du tanin, soit qu'elles 
am^nent sa transformation partielle en mati^res non assimilees par la poudre 
de peau. Ajoutons que par un contact plus prolong^ des matiSres salines 
avec les infusions timniques, on pent conclure que les pertes en tanin 
deviennent souvent encore plus notables, si Ton en juge par les pr^cipites 
qui sont survenus dans la suite dans les liqueurs claires ayant seryi pour 
I'analyse. 

Voici les constatations faites sur ces liqueurs quinze jours aprds les 
essais precedents: 

1. Les solutions de ch^ne se sont troubl6es toutes, sauf le n^ IJ au 
chlorure de calcium, qui presentait des traces de vegetations mic^liennes. 

2. Les solutions de pin se sont consery^es limpides, sauf le n^ II. 

3. Les solutions de sumac sont de meme rest^es limpides, sauf le n^ IV, 
qui presentait un d4p6t abondant. 

Toutes les infusions renfermant du bicarbonate de magn^ie 6taient 
fortement foncees, meme I'infusion de sumac. 

II. Ayant de tirer la seconde conclusion qui d^coule de nos experiences, 
comparons l^s pertes en tnnin subies dans ces derni^res avec celles que nous 
avons constatees pr^cedemment lors de I'etude de Taction des mati^res salines 
sur I'extraction des tanins. 

En nous basant, sur les resultats consignes dans ce dernier trayail, 
nous avons calcule par interpolation les pertes en tanin correspondant k nos 
solutions k 0,5 ^'/oo de chlorure calcique, de sulfate de sonde et de bicarbonate 
de magnesie. D'un autre cote, nous avons rapporte les resultats de nos 
experiences actuelles k 100 parties de mati^res tannantes employees. Nous 
avons obtenu de cette fa^on le tableau suivant, ou sont figur^es, dans la 
rangSe horizontale correspondant k la lettre A, les teneurs en tanin obtenues 
quand on ajoute la mati^re saline k I'infusion pr^alablement obtenue dans 
Teau distillee, et, dans la rang^e horizontale correspondant k la lettre B, 
les teneurs en tanin obtenues quand on fait I'extraction avec la solution 

^^ (A snivre.) 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, Bedacteur d'honneur: 
Franz Kathreiner in Worms a. Bb. 
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Central -Organ of the Intematioiial Association of Leather Trades Cheta^ts. (I. A.^T. C) > > 
Central - Organ des Intemationalen Vereines der Leder- Industrie -Cbamiker. (I. V. L.LC.) ., j 

Central - Organ for den Internationale Garverikemikerforening. (I. G. K. F.) 

Organe - Central de I'Association Internationale des Chimistes de I'lndustrie du Cuir. (A. I. C. L C.) 
Orgnno-Centrale deUa Associazione Intemaxionale dei Chiiniei dell' Industria dei Cu»i. (A>I..Cii*.C>) : 



Organ der Dentschen Sektion des I. V. L, I. C. 



L A. L. T. C. - I. V. L 1. C. - A. I. C. I. C, 

Deutsche Sektion (D. S.). 

Es wird den Mitgliedern der dentschen S e k t i o n • ariheimgegebeto, 
ihren Sektionsbeitrag von 3 *^ zur Erspai^ung von Po'rtokosten zngleich 
mit dem Jahres-Beitrag von 10*/^ fiir den Uauptverein an den mitunter- 
zeichneten Schatzmeister geiangen zu las sen. 

Nach § 6 der Statnten sind die Beitrflge fiir das ianfende Kalender- 
jahr im J a n u a r zu entrichten. 

Bei Mitgliedern, deren BeitrSlge bis zum 1. April a. c. noch nicht ein* 
gegangen sind, wird angenommen, dass die Einziehung durch Postnac^nahme 
nuter Anrechnang der dafur entstehenden Kosten von 40 ^ gewUnscht wird. 

Freiberg i* Sa,, den 12. Januar 1905. 

Der korreapondierende Sekretftr Der Ehreti-Schatzmeister 

fUr Deutschland des L V,« U I.€, 

Dr. Paessler. JProf. Dr. F, JI. Hcienlein. 



Action des mati6res salines sur les infusions et 
les extraits tanniques 

par ED. NItlOUL. 
"* (Suite.) 
La colonne verticale I correspond, comme dans les trois tableaux precedents, 
aux resultats obtenus par I'eaii distillee; la colonne Verticale II correspond 
anx infusions de chlQrure calcique, la colonne III k celles de sulfate de sonde, 
et la eolonne IV indique les chiffres obtenus en presence de bicarbohate 
de magn^ie. 

Comme on le voit, les differences entre les chiffres consignes dans lea 
raogees A et B sont considerables, les partes en tanin .qui se aout manifvat^es 
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> prMdeots etant bien inferienres k celled que nous stods obtennes 
dans DOS mxpinefot/BB rehtldwmneat k Factioii des sek sar rextnction. 

Cdft peat Mre dfi it denx caiiaes: 

1* Le hat que TabeeDce de cellules Yegi6 tales renfermant les mati^res 
tamiaiites n'a pn proroqner les pheoomines d'osmch^e et par suite les actions 
^leetroehimiqiiss amqaelles nous avons n^porte precedemment les pertes en 
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f A . . . 


12.02 


11.24 j— 0.78 


11.56 


-0.46 


11.73 


—0.29 


Tanin dn chtoe. 
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B . . . 
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9.04 


-2.98 


10.48 


-1.54 


8.15 


-3.87 




fA . . . 


19.13 


17.59 


-1.54 


18.63 


-0.50 


17.00 


-2.13 


Taain dn pin. 




















B . . . 
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16.10 


—4.03 


15.72 


-3.41 


16.04 


-3.09 




A . . 


18.66 


18.69 


+ 0.03 


18.35 


-0.31 


18.10 


-0.56 


Tanin du somac. 


. 


















B . . 


— 


16.40 


—2.26 


17.12 


-1.54 


15.54 


-3.12 



29 Le fait que la chalenr a ete emplo74 lors de reztraction des tanins 
et qne, par consequent, les mati^res salines ont pa reagir k chand d^ane 
fa^on plus active qa'k temperature ordinaire. 

II est bien certain que la cfaaleur interyient dans les r^snltats, ceux-ci 
devant yarier suiyant que Ton op^re k froid ou k chaud. Notre premiere 
etude BUT Faction des eanz de tannerie beiges dans reztraction Ta bien 
montr^, mais il faut noter que c^est surtont dans le phenom^ne d'osmose que 
la chaleur interyient. C^est pour fayo riser cette osmose que les diffuseurs sont 
chauff^s, tant dans Tindustrie sucri^re que dans la fabrication des eztraits 
tanniques. En Tabsence de cellules y^getales, elle doit ayoir une influence 
secondairSi si Ton en juge par les resultats couBignes dans le paraprsphe suiyant, 
k propos de Feztrait de quebracho. Get extrait a 616 dissous k chaud et, par 
consequent, les mati^res salines auraient pu reagir k tempdrature relatiyement 
eieyee. Or les pertes en tanin sont de mdme ordre que dans les essais prece- 
dents. Le sulfate sodique m^me n'a eu aucune action, pas plus que dans 
noB essais du tableau III, relatifs au sumac. 

Nous trouyons done dans cette comparaison de resultats une confirmation 
k Fezplication que nous avons donee plus haut des pertes en tanin, pertes que 
nous ayons surtout rapportees k des pheuomenes d'ordre eiectrochimique. 
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Une coDclasion pratique k tirer de Ik, c'est que, qnand on se sert d^nne 
eau charg^e de mati^res minerales poar Fextraction des tanins, on a tout 
ayaiitage k operer snr dea mati^res tannantes monlnes le plus finemeut poseible 
si Ton vent entraver la deitruction da tanin. 

N'oablions pas tontefois que plus la montnre est fine, pins 11 y a de 
eellales d6cliir^8 et plos, par conH^nent, le quotient, de pnret^ dn jns diminne. 
Or, on ne connait pas encore d'une fa^^on bien certaine Tinflaence de cette 
doun^e en tannerie. 

Deaxi^me s^rie d'essaiB. 

AOTIOV DES KAUX SALINBS SUR L.:BS EXTBAITS T4NNIQES. 

La tannerie employant actnellement en grande quantity les eztraits 
tanniqnes, il n^est pas sans int^r^t de chercber k savoir quelle pent 6tre 
Taction des eauz salines dans la mise en solution de ces eztraits. 

Nous avons soumis auz experiences pr6c6dentes les deux esp^ces de 
prodnits les plus conunun^ment employees, c^est-k-dire Textrait de quebracho 
et Textrait de chd,taignier. Nous avons ^galement ^udi6 Textrait de mimosa 
D, fabriqn^ par la firme Lepetit Dollfus et Gansser, de Milan. On salt que 
cet extrait, tr^s decolor6, est compl^tement soluble dans Teau froide et donne 
des r6sultats tout k fait snp^rieurs dans le tanage. Nous avons tenu k savoir 
quelle pouvait etre Faction des eaux salines sur cet extrait k cause de la 
quantity relativement considerable de cendres qu^il laisse k Tincin^ration, 
quantity sup^rieure meme k celle des mati^res minerales employees dans nos essais. 

Extrait de qitebracho. — L'extrait de quebracho a 6te soumis k trois 
series d'exp^riences : 

10 Dans la premiere, nous sommes parti d'un poids de mati^re tel que 
la solution devait avoir une concentration double de la concentration normale 
T^clamee par Tanalyse. La dissolution du produit s'est faite dans I'eau distill^e 
bouillante, puis, apr&s avoir fait passer la prise d'essai dans le matras jaug6, 
nous avons continue k verser dans ce dernier de Teau bouillante jusqu'aux 
trois quarts de son volume et abandonn^ au refroidissement lent apr^ avoir 
ajout6 les solutions de matiSres salines en volume suffisant pour avoir le 
liquide total k la concentration de 0,05 o/o. Chaque liqueur fut analys6e le 
troisiime jour, apr^ filtration et sans la diluer prealablement d'un 6gal volume 
d'eau, c'est-k-dire done, somme toute, en nous platan t en dehors des conditions 
imposees par T Association internationale des chimihtes des industries du cuir. 
Les resultats obtenus figurent dans le tableau I (A). lis accusent, comme on 
voit, une perte pour cent de tanin de 8.6 en ce qui concerne Teau charg^e de 
chlorure de calcium et de 4.8 o/o en ce qui concerne I'eau charg6e de bicarbonate 
magn^sique. Nous avons observ6 que le liquide ayant traverse le filtre de 
Procter dans le premier cas (colonne II) renfermait de petites quantit^s de 
tanin, ee qui nous am^ne k dire que cette perte de 8.6 o/o est exag^r^e. De 
plus, chose singuli^re, nous avons constat^ que le sulfate de sonde, au lieu de 
provoquer une perte en tanin, donne, au contraire, une augmentation de 
matiires assimilables. Devant ces deux faits, nous avans cru n^cessaire de 
refaire une seconde s^rie d' essais. 
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2^ Dans cette deaxi^me serie, nous avons proc6d4 un pen differemment. 
La meme quantity de substance f ut pes^e et diHSOute ou tout au moins delayee 
au moyen du mbins possible d^eau ti^de, transvas^e dans le matras jauge, puis 
additionnee d'eau froide et enfin des mati^res salines k mettre en solution. 
L'op^rotion a done 6te dans ce cas plut6t faite k froid, tandis qu'elle s'est 
faite k chaud dans le premier cas. De plus, les liqueurs filtr^es apr^s trois 
jours furont dilutes d'un volume 6gal d'eau distillee avant de passer sur 
la poudre de peau. Les r^sultats des analyses figurent dans le tableau I (B). 

On peut constater que la perte produite par les sels de magnesium est 
sensiblement la m^me, tandis que, comme nous Favions pr^vn, la perte due 
auz sels calciques a diminu6. Nous devons faire observer toutefois que la 
liqueur obtenue claire par filtration a precipite au bout de quelquee jours. 

Quant k Taction du sulfate de soude, chose curieuse, elle s'est manifest^e 
absolument de la m^me fa^on que dans le premier cas. Dans les deux essais, 
les mati^res retenues par la poudre de peau out augments d'k peu pr^s O.6O/0. 
Ce fait, coi'ncidant avec une diminution notable des cendres du non-tauin 
comparativement aux cendres de I'extrait total, nous am^ne k croire qu'une 
partie de la mati^re saline a 6te retenue par la poudre de peau« Comme 
d*autre part, le m^me fait ne se retrouve pas dans les tableau II, qui donne 
les r^sultats d'analjses faites sur une solution d'extrait de quebracho de con- 
centration normale, ou pourrait peut-^tre conclure k une combinaison possible 
entre les mati^res salines et le tanin de quebracho, combinaison que retiendrait 
la peau et- qui se produirait en presence' d'un exc^s de tanin. C'est peut-etre 
k des faits semblables qu'il faudrait attribuer les fortes teneurs en cendres 
que Ton trouve g6n6ralement dans les cuirs tannes au quebracho. 

II semble resulter de la comparaison des deux tableaux pr^c^ents que 
Taction de la chaleur pour la mise en solution de I'extrait est prejudiciable a 
la solnbilisation du tanin, dont la teneur se rapproche dans le second cas de 
la teneur trouvee sur la solution normale (voir tableau II). 

L'action prolongee de la chaleur, au lieu d'amener plus de matii&re en 
solution, provoque au contraire dans Teau pure et dans Teau charg6e de 
sulfate sodique, au bout de quelques jours, des pr6v.*ipitations qui diminuent 
Textrait total et I'extrait organique. Par centre, c'est Tinverse qui se presents 
pour les eaux chargSes de sels alcalino-terreux. 

Un autre fait plus important qui ressort de ces essais est Taugmentation 
du non-tanin provoquee dans ces derui^res liqueurs par Taction de la chaleur. 
Au contraire, quand la mise en solution s'est faite k froid, une partie du non- 
tanin est precipitie par les sels alcaliuo-terreux. Ce fait a une certaine importance 
relativement au quotient de purete des jus. 

(A suivre.) 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Franz Kathreiner in Worms 8. Rb. 
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1. A. L T. C. - I. V. L. I. C. - A. I. C. I. C. 

Section beige (S. B.) 

Cofnpte-rendu de I'AssembiSe gSnSrale de la 8eeHan. beige 
de I'A. I. C. I. Cy tenue drlAhge le 15 Janvier 190$. 

M. le Dr. Nihoul k 6t6 r661u President de la Section et 
charge des fonctions de secretaire correspondant, en remplacemeni 
de M. E. Dewez-Deni dSmissioDnaire. 

Trois communications ont et^ pr6sent6es: 

1^ Sur la possibility da tannage par voie de pression hjrdrodynamiqtle, 
par le Dr. Nihoul. 

2® Nouyel extracteur utilise pour le soluble k Keau dans les cnirs, par 
M. Godfrind. 

3^* Elxtraits tanniques sees consideres comme ^conserves alimentaires an 
Sucre* par la douane beige, par M. L. VandePutte. 

Ces communications seront prochainement soumises in extenso ou en 
resume au Redacteur d'honneur du Collegium M. Franz Rathreiner. 

L'Assembl^e decide que la prochaine reunion se tiendra k Bruzelles 
sur convocation du President. ^^^ Bewez-Deru. 
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Action des matidres salines sur les infusions et 
les extraits tanniques 

par ED. NIHOUL. 
(Suite et fin.) 

3^ La troisidiiie s^rie d'eftsaia (tableau II) a ^te faite en se plaint 
dans les conditions normales an point de yne de la concentration des 
Bolations. 

Les diminutions de Teztrait total et de Textrait organiquer sont dans 
le ni6me ordre que dans les deux series d'essais precedents, c'est-k-dire que 
la precipitation a ^t^ la moins forte dans les solutions chargees de sulfate 
sodiqne et la plus forte dans celles qui renferment du cblorure de calcium. 

La teneor en tanin trouy^e dans le cas d'nne solution de concentration 
normale se rapproche de celle figur6e dans le tableau precedent. Enfin, le 
sulfate de sodium n^amSne aucune augmentation de matiSres assimilables par la 
peau, elle occabioune au contraire une l^g^re perte, de mdme ordre que celles 
que nous avons constat6es pour les infusions de mati^res tannautes. 

Uextrait de chdtaignier (tableau III) est surtout sensible au bicarbonate 
de magnSdium, qui semble agir plutot phjsiquement, car il ne produit aucune 
aitgmentati<Hi sensible du nontanin organique. Les antree mati^res salines, an 
contraire, agissent chimiqaement, surtout le sulfate de sonde. Notons cependant 
que ces sels agissent aussi par precipitation, comme le demontrent les diminutions 
en extrait organique. L'action du sulfate sodique est tout k fait speciale, car 
ells na se retrouve semblable pour aucun autre extrait. Au reste, je crois 
que dans bien des cas le mode de fabrication de Textrait doit intervenir dans 
ces changements de composition. 

La perte occasionnee par le bicarbonate de magnesie, si forte d^jk, se 
serait accrue encore avec le temps, car le liquide obteuu clair par filtration 
pr6sentait, quinze jours aprSs, un depot assez abondant. On pent constater 
aussi que les cendres du non-tanin sont moitie moindres de celles de I'extrait 
total. II semblerait done ici qu'une partie de la combinaison du tanin avec le 
sel soit retenue par la poudre de peau, de fa^on que la perte en tanin r^el 
serait en r^alite encore plus forte que ne Tindiquent nos chiffres. 

Mimosa D. — Le mimosa D est enti^rement soluble k f roid dans Teau. 
II n'a dann4 (tableau IV) de pr6cipite ni avec le sulfate de souda ni avec le 
bicarbonate de magnesie; le chlorure de calcium seul a donne un trouble. 
Independaninent de cette action physique, les mati^res salines ont toutes les 
trois r^agi chimiquement. Le sulfate de sonde n'a produit qu'une l^g^re perte 
en tanin en amenant une augmentation proportionnelle du non-tanin. Son action 
est analogue sur toutes les mati^res examinees, k part Textrait de chataignier. 
Ce fait n'est pas sans inteidt, car il semble pr^^ager que Tepuration ordinaire 
des eaux sei^niteuses pent donner de bons r^suitats pour la mise en solution 
des extraits tanniques. Les sels de magnesium ou tout an moins le bicarbonate 
ont aassi pea d^infhience, mais il n'en est pas de meme des sels calciqnes, 
qui se comportent vis-k vis de I'extrait de mimosa a peu pr^s comme vis-k-vis 
dm I'extrait da cU&taignier, en rea^issaut k la fais physiquement et cliimiquement. 
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Apr^ qninze jours, lea trois solutions claires de mimosa ^taient encore 
parfaitement limpides. 

Ce iqa'il j a de cnrienz, c'est que les mati^res min^ales qne renferme 
cet extrait semblent n'avoir ancnne espdce d^nfluence but sa composition, soit 
qne (^es mati^res min^rales soient constitutes par des sels inertea, tels que le 
sulfate de sonde par ezemple, soit qu^elles existent en combinaison avec les 
mati^res organiques. Dans cette derniSre Eventuality, elles ne sont, dans tons 
les cas, pas retenues par la poudre de peau, comme le d^montrent les cendres 
de iion*tanins. 

En r^umE, on pent done dire que, dans mes essais, les extraits tanniques 
examines se sont comport^ k pen de chose pr^s, yis-k-vib des matidres salines, 
comme les infusions de mati^res tannantes. Les pertes sont faibles relativement 
k ceUes qui se produisent pendant Textraction de ces demi^res. De plus, 
on observe peut-6tre un peu moins de r4gularit6 pour les extraits tanniques, 
mais il est probable que les proc6d^ de fabrication de ces extraits entrent 
Egalement en ligne de compte. 

(LABORATOIRK DE OHItflE INDUSTEIELLE DE LITNIVERSITfi DE LiftOE,) 




Note on collin.*) 

By J. T. WOOD and S. R. TROTMAN. 

Tlie paper on "A New Method for the Analysis of Tannin and Tanning 
Materials, and the Identification of Admixtures in Tanning Extracts and 
Liquors*, by Dr. J. Gordon Parker and E. E. Munro Payne*), read before the 
Soc. Ch. I. on June 6*^, 1904, is a very valuable contribution to the history of 
tanin analysis (tee J, S. Ch. L, 1904, 648—651). The authors treat the tannin 
solution with lime water, allow to stand for four hours, filter off the precipitate 
and titrate the lime remaining in the filtrate, using phenolphtalein as indicator. 
The figure obtained represents what they call the total absorption. They 
then remove the tannin by means of a neutral solution of *collin* (for preparation 
see J. S. Ch. I., 1904, 649)*). The lime absorption of the detannised solution 
is now taken. This they call the acid absorptiotiy the difference between 
the two figures being the true tannin. 

In the present note we do not wish to criticise the process proposed, 
but to examine the author's statement that collin is a pure form of collagen 
(loc, cit,, p. 649), but deprived almost entirely of its calcium base. This 
statement appears to us of importance, inasmuch as, if it can be shown to 
be correct, it , will have an important bearing on the constitution of gelatin. 
We do not propose to examine the question whether lime forms an essential 
part of the gelatin molecule (we have not previously heard this maintained), 
but to show that collin consists of a mixture of hydrolysed gelatin and gelatones 



Reprint, from the Joum, Soe. Obem. Ind. Nor, 30th, 1904, kindly sent hy the 
authors. 

*) OoUegiam liN>4, p.a61, 376. 
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in yarying proportions depending oh the temperatore and length of time the 
solation is heated, and farther to show that this variation in the constitution 
of the solution has an influence on the precipitation of tanin. 

To simplify matters it may be well to state that we adopt Allen'R 
definition for gelatin (Comm. Org. Anal., IV., p. 461), viz,:—& proteoid reuniting 
from the hydrolysis of collagen or ossein by boiling with water or dilute acids. 
The properties of gelatin are given by Allen (2oc cit,). 

We prepared a 5 per cent, solution of Cofgnet's Gold Label gelatin, 
and estimated the nitrogen in 50 c.c. by Rjedahl's method; 0.343 grm. nitrogen 
was found, which multiplied by the usual factor 5.42 gives 74 per cent, of 
gelatin. We then saturated the solution with zinc sulphate which precipitates 
the whole of the gelatin, and again estimated the nitrogen in the precipitate: 
50 c.c. of the 5 per cent, solution gave 0.333 grm. nitrogen or 72.22 per cent, 
of gelatin. The difference between the two results indicated the amount of 
nitrogenous matter not gelatin in the sample. 

From the above gelatin a solution of "collin^ was' prepared exactly as 
prescribed by Parker and Payne, containing 5 per cent, pure gelatin calculated 
from the above Experiment. The solution was saturated with zinc sulphate 
to precipitate unchanged gelatin. The resulting precipitate contained only 
0.1625 grm. of nitrogen in 50 ccj indicating 35 per cent, of the original gelatin. 
The clear filtrate from the zinc sulphate was treated w;ith bromine to precipitate 
the peptones, shown to be present in the filtrate by the biuret reaction, and 
nitrogen in the precipitate determined by Kjeldahls method. The nitrogen 
found was 0.303 grm. or a total of 0.4665 grm. nitrogen, which corresponds 
very well with the total nitrogen previously found. We then examined, in 
the same way, a coUin solution which had been heated on the water-bath for 
40 minutes instead of 20 minutes as prescribed, the nitrogen precipitated by 
zinc sulphate amounted to 0.068 grm. in 50 c.c. whilst the bromine precipitate 
gave 0.371 grm. nitrogen. There was a further 0.020 grm. nitrogen in the 
filtrate from the bromine precipitate, indicating the presence of 3 per cent, 
lower compounds of nitrogen. The results are shown in the following table: 

Nitrogen in 50 c.c. original solution of gelatin— 0.469 grm. 



• — — 


A. 


B. 


Nitrogen precipitated by zinc sulphate (gelatin and gelatoses). 

Nitrogen as peptones (bromine precipitate) 

Nitrogen as lower compounds 


Grm. 

0.1625 

0.3030 

Nil 


Grm. 
0.0868 
0.3710 
0.0200 



A.— Collin prepared as prescribed by Parker and Payne. 
B. — Do. do. heated for 20 minutes longer. 

The appearance of lower nitrogen products indicates that the solution 
is undergoing decomposition, and as these products do not precipitate tannin, 
it appears to us that a serious source of error may here be introduced into 
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tbe procesB. The composition of a gelatin solution heated with caustic soda 
is so sensitiTe to chaiige of temperature or time of heating that we have found 
it practically impossible to prepare solutions of te same composition. 

A still more important fact, in view of the purpose for which the 
colHn is to be applied, is that the combining proportions of the unchanged 
gelatin with gallotannic acid differ considerably from the combining proportions 
of peptones with gallotannic acid. We hope to give some figures relating to 
this in a future note. The conditions sought for in k body used to separate 
tannin from other matters seem to be :— (1) The body should precipitate 
tanniu only and combine with it in definite proportions. Collin appears to 
precipitate gallotannic acid only, but not iu constant proportions. (2) It should 
be easily procured in a state of purity. It apears to us that these conditions 
might be fulfilled by selecting a proteid of simple and known constitution, 
such as the protamines described by Kossel (Rev. Gen. d. Sciences, 1889, p. 380), 
and which form the nucleus of the proteid molecule. 

In conclusion, if colIin were a pure collagen or gelatin, it should give 
constant reactions with different reagents and be of constant composition. 
We have shown that it does neither of these tings. Collin cannot therefore be 
purified gelatin or collagen. 

DISCUSSION. 

Dr. Parker said he was afraid the authors had taken the paper published 
by Mr, Payne and himself a little too literally. They claimed that coll in 
acted in the same manner as a pure form of collogen. Collin was fir.--t of all 
made in 1898 by Mr. Payne, who was then working up pharmaceutical 
preparations, and he used it for dissolving morphia for the purposes of injecting 
into blood. He (Dr. Parker) had tested various solutions of collin, and only 
in one sample was he enabled to get a precipitate of gelatin by means of 
zinc sulphate, when they had prepared in the manner prescribed by heating 
for 20 minutes at 90® C, using the correct amount of soda. He and Mr. Payne 
were pleased that their paper had raised such an amount of criticism, and 
hoped that much good might arise from it. Accepting the authors' statement* 
he found from his figures that 85 per cent, of his solution was unaltered 
gelatin. Even then that would not have altered the process in regard to the 
estimation of tannin, because in the process Mr. Payne and himself devised 
in the estimation of tannic acid they used such an excess of collin that even 
if 35 per cent, of gelatin were present there would still be sufficient collin 
to precipitate the tannic acid. The taking of a skin and not a bone gelatin 
was one of the essential features of the process. He further thought that the 
results obtained by the author were in some measure due to the use of 
Coignet's gelatin, which was a bone product, and hence contained a considerable 
quantity of chondrin. 

Mr. Trottmann considered that more exact directions for the preparation 
were required. If as Dr. Parker said the nature of the original gelatin influenced 
the result, then he should have specified a particular form to be used. Secondly, 
if, as the authors had shown, the preparation of collin solution by the method 
given did not ensure the hydrolysis of all the gelatin, the importance of the 



Digitized by 



Google 



B«Naf» tfM Uiwi n kt, - Fraafttart a. M. 1906. 43 

method of analysis was largely discounted, owing to tbe faet that tho coUin 
solution would no longer differentiate between gallic and tannic acid. 

Prof. Kipping said he disagreed with Dr. Parker in regarding eoilin 
as 8 definite substance. What he (Dr. Parker) called eoilin was doubtless a 
mixture of a great number of substances which were deriyed from the break- 
ing down of the gelatin. As the object of the analysis was to obtain a sub- 
staoce which would precipitate tannic but not gallic acid, would it be possible 
to merely take a pure gelatin and boil it until there resulted a solution which 
gave no precipitate with the latter acid; such a solution might serve as a 
standard ^eoilin**. 

The Chairman said, from the experiments which had been carried 
ontf he was of opinion that the action was not quantitative, because the 
gelatunes appeared to precipitate varying quantities of tannin. He considered 
it was impossible to make a solution of constant composition by following 
ant the directions given. With regard to their not having used the right 
gelatin, Parker and Payne specify 'a good commercial gelatin*, they (the 
authors) used the best they could obtain. 

Dr. Parker said it was his custom to test the solution of eoilin, and 
if it precipitated gallic acid he rejected it, and made a fresh solution* 



/i 



The mineral constituents of sumac.O J P C S^ 

By S. B. TROTMAN. ^ f ^ 

The mineral constituents of sumac have hardly received the attention 
they deserve, and , it appears to be the custom of tanners to raise no objection 
to excessive ash so long as the tanin content passes muster. This seems 
somewhat unwise, since much damage may be done to skins by comparatively 
small quantities of iron, and the presence of sand in a wheel may also be 
dangerous from a mechanical point of view. The published information on 
the subject is somewhat meagre and inconsistent, for while, on the one hand, 
Andreaseh gives 6.6 as the ash content of genuine Italian sumac, Gordon Parker, 
in a recent paper, places it so low as 2 per cent. Of over 50 commercial 
sumacs recently analysed, in only 10 cases did the ash fall below 7 per cent., 
atid in two of these 10 below 6 per cent. 

In the best methods of sumac manipulation the dried leaf is said to be 
ground between stone rollers of which all the iron portions are entirely below 
the level of the sumac. Further, the powder is subjected to a process of 
ventilation and treatment with powerful electro-magnets to remove iron and 
magnetic oxide. This is apparently a counsel of ezcelleoee only, since 75 per 
cent, of the sumacs on the market contain very distinct quantities of iron 
removable by the magnet, in several cases rising to 0.25 per cent. These facts 
seem to indicate that it is quite time a rigid limit were made, and a firm 
stand made by those interested in the matter. 

') Reprint from the Joam. soc. Chem. Jnd. D4»e. 15th, 1904, kindly sent by 
the author. 
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My own experiments lead me to the conclnsion that the following limits 
are easily attainable with only moderate ventilation: ash, 6.5 per cent.; silica, 
0.75 per cent.; iron, 0.15. These figures were arrived at by taking a large 
number of sumacs whose ash was from 7.5 per cent, to 9.5 per cent., and 
subjecting theui to a process of winnowing, and then redetermining the ash, 
silica. And iron. The difference between the ash of the winnowed and 
unwinnowed sumac is entirely due to the removal of silica, iron, and matter 
insoluble in hydrochloric acid. The following is a typical example : ash before 
winnowing, 8.85 per cent. ; after winnowing, 6.60 per cent. ; silica before 
winnowing, 2.25 ; after winnowing, 0.98 per cent. I have numerous other sets 
of figures reiterating these points. It is to be noted that the difficulties of 
properly winnowing a small quantity of sumac in a laboratory are considerable, 
and that much better results could be obtained on the large scale. Hence the 
standards suggested above should be very easily obtained in bulk. 

The adulteration of sumac leaf with its own stem is fairly common, 
and in order to see whether the high ashes one frequently finds were due to 
stem I have, by sifting, obtained sumacs largely composed of stems, and find 
that the ash is practically never above 7 per cent., however large the proportion 
of stem may be, thus proving that a large proportion of stems do not necessarily 
mean a high percentage of ash. 

The percentage of combined iron in sumac seems to be very small, not 
more than 0.1 per cent. The metallic iron as oxide is generally extremely 
finely divided, and can be almost entirely removed by means of a fine sieve, 
or, better, by stirring with an electro - magnet. It is quite easy to separate 
and weigh the magnetic iron by this means, and this method has the advantage 
that a large quantity of sumac can be used for the test, thus increasing its 
accuracy. It is a rare thing to find a sample quite free from uncombined 
iron, and this is a common cause of stains in goods. 

DISCUSSION. 
The Chairman quite agreed with the author that a standard of ash 
for sumac should de fixed upon. The International Association of Leather 
Trades' Chemists had occupied themselves so far with the determination of 
tannin in sumac and other materials. The reasoii of that was not far to seek. 
Tannin was the most important constituent for the tanner, and the object of 
the association was to get chemists to agree in the analysis of that constituent. 

(To be continued.) 

Berichtigung zu No. 140 des Collegiums : 
Zur naheren Kenntnis einiger ,,Blume^^ gebender Gerbstoffe 

von Dr. M. NIERENSTEIN. 
Seite 22, Zeile 31 muss es heissen: 0.2063 gr., nicht 6.2063 gr. 

IS: t l:il'e 1? u. 2ll «»"«« «« •'««'<»'= F«C1,, nicht Fece. 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, R^dacteur d'honneur: 
Frans Kathreiner in Worms a. Rh, 
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I. A. L T. C. - 1. V. L I. C. - A. I. C. 1. C. 

Notice. 

At the recent Conference of the I. A. L. T. C. held in Turin the members 
in conference appointed a commission of 12 experts to inrestigate the merits of 
the candle filter method for filtering tanning solutions previous to analysis, 
and decided that in the event of the commission reporting favourably on the 
candle filter method, the Executive Committee should determine 
whether the candle filter method should be adopted as the 
official method, and that they should fix the date when the 
methodshouldbecome compulsory. The Executive Committee, having 
considered the report, which is unanimously in favour of the candle method, 
now decide that the caudle filter method as devised by Parker and Payne 
(Collegium 1904, p. 249) be adopted as the official method for the filtration 
of €Ul t€Mtning solutions previous to analysis. Further, that the method 
come into compulsory use for all official work from, March lS*h^ 
1905, onwards. * 

Signed on behalf of the Executive ComnUtteez 
31r8t December 1904. 

X)r. JR. Lepetit, President. 

Dr. «/". Gordon Parker, Hon. General Secretary. 



Bekanntmachung: 

Auf der letzten in Turin abgehaltenen Konferenz des I. V. L. I. C. 
ernannten die Mitglieder in der Konfenenz eine Kommission von 12 Sach- 
verstandigen, welche den Werth der Kerzen-Filter-Methode zur Filtration von 
Gerbstoffldsungen vor der Analyse prtifen sollte, und entsehieden, dass, im 
Fftlle die Kommis^sion gtinstig liber die Kerzen-Filter-Methode berichten wiirde, 
das Exekutiv-Komitee bestimmen sollte, ob die Kerzen- 
Filter-Methode als officielle Methode angenommen warden 
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und aacb den Termin festsetzen solle, yon wann ab die 
Metbode obligatoriscb werden solle. Dae Exekntiv-Komitee ent- 
Bcbeidet nun, nach ErwUgnng des Bericbtes, der einstimmig za Gunsten der 
Kerzen-Metbode lantet, dass die Kerzen-^jllter-Methode, wie sie yon Parker 
nnd Payne (Collegiam 1904, S. 249) aasgearbeitet worden ist, als officieUe 
Methode ftlr die Filtration dller GerbstofflQsnngen vor der Analyse an- 
genommen werde. Femer, dass die Metbode fUr alle officiellen Arbeiten votn 
15* Mdrz 1905 ah obligatarisch in Anwendung komtnen aoUe. 

Gezeicbnet im Namen des Eocekutiv-Komiteea : 

31. Dezember 1904. 

jDr. JR. LepetUf Prftsident. 

i>r. jr. Gordon Ba^ker^ Ebren-General-Sekretftr. 



Publication. 

Dans one dee stances du dernier congrte de I'A. I. C. I. C. qui ent lien 
k Turin, les membres 61arent nne commission de 12 experts, appeI6s k examiner 
la yalear de la filtration ayec le filtre-bongie, appliqnee anx solutions des 
matiSres tannantes ayant Tanalyse et d^ciddrent que, dans le cas ou le rapport 
de la commission sur la metbode an filtre-bougie serait fayorable, le comit6 
ez^cutif deyrait decider si cette m6tbode serait k adopter 
comme metbode officielle et fixer Tepoque k partir de la 
quelle la metbode an filtre-bougie devra dtre obligatoire. 
Aprds examen du rapport suiyant lequel les experts ^ont unanimement fayorables 
k Tadoption du filtre-bougie, le comity executif decide que la methode au 
filtre bougie, telle quelle a M elaboree par Parker et Payne (Collegium 
1904, p. 249) soit adopt6e pour la filtration de toutea les solutions de 
matiSres tannantes destinees k Tanalyse. De plus la metbode est k suivre comme 
obligatoire pour tons les trayaux officiels d, pa/rtir du 15 Mars 1905, 

6ign6 au nous du eomitS exScutif: 

31. Decembre, 1904. 

jDr. IL Lepetitf pr^ident. 

X>r. JT* Gordon JParker, secretaire g6n6ral d'honnenr. 



1. A. L T. C. — 1. V. L I. C. — A. I. C. I. C. 

Report of the Commission Appointed to Investigate the 
Candle Filter Method as a Substitute for Filter Paper. 

At the Seyentb Conference of the International Association of Leather 
Trades Chemists, held in Turin, Dr. Parker communicated results he bad 
obtained in filtration through a special candle which he had devised in 
conjunction with M r. E. E. M u n r o Payne for the filtration of tanning 
liquors previous to analysis, and referred to the results published in the 
^Collegium'' 120 p. 249. The process was also demonstrated, and evoked 
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considerable interest, and on the proposition of Mr. Charles Parker, a 
commission consisting of twelve members of the I. A. L. T. C, were 
appointed to investigate the process. The Conference nominated the 
following members — Dr. Paessler, Dr. G. Klenk, Professor Dr. Conncler, 
Dr. Nihonl, M. Ferdinand Jean, Mr. Schweitzer. Mr. Boegh, Dr. Baldracco? 
Dr. Lepetit, Professor Procter, Dr. Krug, and Dr. Parker ; Dr. Lepetit to act 
as president of the commission and Dr. Parker to act as honorary secretary. 

The Commission met together in Tnrin, and as a result of the meeting, 
Dr. Parker sent oat to each member, in October, a box containing six samples 
of extract, together with a supply of S. & S. 605 filter-papers, extra hard, and 
two specially prepared and mounted filter candles, specifying the amount of 
each extract to be used in the determination. The samples were to be 
prepared for analysis exactly as laid down by the rules of the I. A. L. T. C. : 
one portion of each was to be filtered through the filter -paper No. 605 as 
sent, the correction wa« to be determined and added to the filter-paper results, 
the remainder was to be filtered through the candle without any correction, 
and 50 c. c. of each solution were to be evaporated for the determination of 
the percentage of total soluble matter. No instructions were given as to the 
method of evaporation or drying, as it was only considered necessary that the 
results obtained by the various chemists should be compared to show the 
relative values of the two methods of filtration. 

It was further decided by the Conference that when the 
Commission had completed their task, and in the event of the results being 
faTOurable to the candle method, as Dr. Parker's published work had 
shown, and which was borne out by results communicated by Doctors 
Paessler and Turnbull, the Executive Comtnittee should be 
empowered: to adopt the candle method as the official method, and also 
to specify the date when the use of the candle should be made compulsory. 

We wieh to remind that the Conference has decided that in 
case the candle-filter method, compared with the filter -paper method, should 
turn out to be the better of the two, and therefore would be accepted as the 
official method: in future all solutions must be filtered, even if 
they would appear to the eye quite limpid. 

The following are the results obtained by the various chemists appointed, 
and it will be noted that in nearly every case the candle method of filtration 
gives higher and more uniform results. 

ComtnisHon Results: 

A B C D E F 

"rZ" pSuv Chesnut MimesaD Solid Solid 

DocSod SZ '^^^ «^-*«^ «"^-^» «"»"- 

Dr. Paessler, Germany: '1^ '1^ ^/o 'I' ''' '/<> 

Filter paper 40.6 H8.9 38.9 49.5 73.3 80.3 

Candle 41.6 39.4 39.8 49.7 75.3 80.8 

Dr. Gf. Klenk, Germany : 

Filter paper ..... 41.4 39.0 37.6 49.7 72.0 79.9 

Candle 41.5 39.1 37.8 49.9 72.3 79 9 
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A B 

OakwMd Oakwood 

Blood Chenicilly 

Decolorised Docolorisod 

2>r. Ifihaul^ Belgium : 

Filter paper 40.2 38.7 

Candle 39.8 38.8 

€?. Schweitzer, Austro- Hungary : 

Filter paper 39.4 37.3 

Candle 39.9 38.4 

F. JBoeghf Denmark : 

Filter paper 40.6 38.7 

Candle 40.8 38.7 

JProf. IhTm Cauncler, Germany : 

Filter paper 39.7 39.6 

Candle ........ 41.4 40.4 

Perd* tJeotft, France : 

Filter paper 40.4 38.5 

Candle . . • 4a3 39.1 

Dr. Lepetit and Carta Satta^ Italy : 



Filter paper 



ai) 
b 



40.8 
40.6 



Candle 



J ai) 41.7 
•'lb 41.6 
X>r. BaldraceOj Italy : 

Filter paper 40.9 

Candle 4a9 

JDr. Krug, U. S. A. : 

Filter paper 39.2 

Candle 40.4 

^Professor Procter, England: 

Filter paper 41.2 

Candle 41.4 

' «/. TT. WtUker, England : 

Filter paper . . . 40.2 

Candle 41.1 

W. H. Gaines, England : 

Filter paper . . . 41.1 

Candle 41.4 

I>r. Pwrher, England : 

Filter paper . . . 40.2 

Candle 41.0 



I 

fin 

-a 

a 

OS 

k 

I 



38.9 
38.7 
39.1 
39.1 

42.1 
40.8 

37.2 
38.4 

38.0 
38.3 

38.3 
38.5 

38.6 
38.8 

38.6 
38.9 



GhesDiit 
Sxtnct 

o/o 

38.1 
37.9 



36.6 
37.4 

38.3 
38.6 

37.4 
38.2 

37.8 
39.2 

38.4 
38.2 
38.9 
38.9 

38.6 
39.1 

36.9 
36.5 

38.4 
38.5 

38.8 
39.2 

38.6 
38.9 

38.4 
38.7 



D E F 

Mimosa D Solid Solid 
Chtnioil Qaoliraelio MaqroTo 



0/0 o/o 



o/o 



48.6 (sample) 79.2 



49. 



6 (sample I 
1 1 brokeB I 



47.8 
48.5 

50.1 
49.6 

47.5 
48.6 

48.2 
49.1 

49.1 
48.7 
49.6 
49.8 

51.0 
50.8 

48.9 
47.5 

48.8 
48.8 

49.5 
50.0 

50.0 
50.0 

49.8 
50.2 



69.2 
70.3 

72.1 
72.7 

68.6 
70.7 

72.1 
73.3 

70.8 
69.7 
71.8 
71.7 

72.3 

74.1 

73.2 
75.0 

75.4 
72.6 

74.8 
75.0 

73.0 
75.3 

73.6 
75.0 



79.3 

77.5 

77.6 

82.3 
81.4 

77.8 
78.1 

78.4 
78.3 

79.2 
79.5 
78.9 
79.1 

79.0 
79.1 

75.9 
77.6 

80.0 
79.6 

81.0 

79.8 

81.0 
81.0 

79.5 
80.0 



*) a means: 60 c.c. filtrate taken after having thrown away 250 c.c; h means: 
50 e.e. filtrate taken after 500 c.c. were gone through the filter, as well with the filter, 
paf er as with the candle. 
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The above results confirm the work previously published by Parker 
and Payne, and the claims made by them as to saving of time and accuracy 
of results are borne out not only by the figures, but by the reports sent in 
by each member of the Commission. The members of the Commission 
are unanimous in their reports as to the desirability of the adoption 
of the candle method, for the following reasons: 

1) That the candles absorb little or no colouring matter from the liquor, 
2) that the filtration is much more rapid, in most cases taking one fifth of the 
time required when filter^paper is used, 3) that no correction is necessary, 
4) although the initial cost of the candle is greater, it works out much 
cheaper owing to the fact that it may be used for at least 200 filtrations. 

Several members of the Commission are of the opinion that the candle 
as sent out was too small, and did not give sufficient surface for filtration, 
and recommend that if the method is made official, the size of the candle 
should be enlarged and the exact dimensions specified.^) 

SIGNED ON BEHALF OF THE COMMISSION: 
President: Honorary Secretary: 

JDr, It. Lepetit. JDr. J', Gordon Tarker. 



Bericht der Kommission, ernannt zur Prttfung des Kerzen- 
Filters auf seine Brauchbarkeit als Ersatz fUr Filtrierpapier. 

Auf der siebenten in Turin abgehaltenen Konferenz des Intemationalen 
Vereins der Leder-Industrie-Chemiker theilte Herr Dr. Parker die Resultate 
mit, die er mit einem besonderen Kerzen-Filter erhalten hatte, das er mit 
Herm E. E. Munro-Payne flir die Filtration von zur Analyse bestimmten 
Gerbstofflosungen aiisprobiert hatte, und nahm Bezug auf die im Collegium 
No. 120 S. 249 gemachte VerSffentlichung. Die Arbeitsweise wurde in der 
Coneeria Scuola (Gerberei-Schule von Turin) auch experimentell vorgezeigt 
und der neue Prozess erweckte betrftchtliches Interesse; auf Vorschlag des 
Herrn Charles Parker wurde eine Kommission von 12 Mitgliedern 
des I. V. L. I. C. ernannt, welche die neue Filtrier-Methode im Vergleiche mit 
dem Filtrierpapier studieren sollte. 

Die Konnferenz berief die folgenden Mitglieder in die Kommission: 
Dr. Paessler, Dr. Klenk, Prof. Dr. Councler, Dr. Nihoul, F. Jean, G. Schweitzer, 
V. Boegh, Dr. Baldracco, Dr. Lepetit, Prof. Procter, Dr. Krug und Dr. Parker; 
von diesen Herren sollte Dr. Lepetit als Prftsident und Dr. Parker als Ehren- 
SekretAr der Kommission fungieren. 

Die Kommission trat in Turin zusammen und es wurde auf Vorschlag 
des Prftsidenten beschlossen, dass Dr. Parker im Oktober jedem Mitgliede sechs 
Proben von Extrakten, sowie eine bestimmte Anzahl Faltenfilter von Schleicher 
und Schtill No. 605 extrahart und zwei Kerzenfilter fertig zum Gebrauche 
zuschicken und gleichzeitig genau die Mengen angeben sollte, die man von 
jedem Extrakte zur Herstellung der LSsnngen aufl5sen mtisse. Es wurde 



') See next issue of Collegium! 
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welter beechlossen, class die Ldsangen genaa nach den Vorschriften des 
I. V. L. I. C. hergestellt werden mUssten, und dass ein Theil der Ldsnng durch 
Faltenfilter No. 605 filtriert werden sollte nnter Mitbestimmnng des Korrektur- 
coefficienten, der dem dnrch das Filtrierpapier erhaltenen Resaltate hinzuzn- 
ftigen ware, wflhrend der andere Theil vermittelst der Kerze filtriert werden 
sollte ohne jede Korrektion. 50 ccm yon jedem der Filtrate (nach Verwerfang 
der ersten 250 ccm) sollten eingedampft werden znr Feststellung des Gesamt- 
Ldslichen. Vorschriften betreffs des £indampfens und des Trocknens wurden 
nicht gegeben mit Rficksicht darauf, dass es die Hauptsache wftre, dass 
von den verschiedenen Chemikem nur die 2 Prozesse unter gleichen Be- 
dingungen yerglichen werden sollten, um den relativen Werth der zwei Filtrier- 
methoden feststellen zn k5nnen. 

Ansserdem wnrde von der Konferenz entschieden, dass, 
wenn die Kommission ihre Arbeiten beendigt haben wUrde nnd die Resaltate 
ftbr die Kerzen-Filter-Methode gilnstig ansfallen sollten, wie dies Dr. Parker 
schon gezeigt habe und wie es von den Herren Dr. Paessler und Dr. Turnbnll 
bestfttigt worden sei, das Easekutiv-JKotnitee die Befngnis haben 
sollte, die Kerzenfilter-Methode alsoffizielle Methode anzunehmen und den 
Termin festzusetzen, von wann ab dieselbe au«^eit6^ werden mtisse. 

Wir erinnern noch daran, dass die Konferenz entschieden hat, dass 
wenn die Kerzenfilter-Methode dem Filtrierpapiere als Hberlegen anerkannt 
und als offizielle Methode angenommen werde, alle LQsungen filtriert werden 
mtlssen, selbst wenn sie v5llig klar erscheincn. 

Wir geben hierunter eine Zusammenstellung der Resultate, welche die 
Mitglieder der Kommission erhalten haben, und mdchten bemerken, dass in 
fast alien Fallen die Kerzenfilter-Methode etwas hohere und gleichmftssigere 
Resultate ergiebt: 

R0sult€Ue der Kommission: 

A B C D E F 

Eichenbolz- Elchenholz- Mimosa D nn-K-^kn «..mi*i,. 

Extrakt Extraktl Kastaniaii- ^mhm^^f!"^'' ""J^T"' 

flurchBlut Ghemikalien Extrakt mikaJisn '^r" ^^ 

entfarbt entfSrbt entfarM ^^ ^^ 

o/o o/o 0/0 o/o o/o o/o 
2>r« JPiiesslerf Deutschland : 

Filtrierpapier 40.6 38.9 38.9 49.5 73.3 80.3 

Kerze 41.6 39.4 39.8 49.7 75.3 80.8 

l>r, Klenkf Deutschland : 

Filtrierpapier 41.4 39.0 37.6 49.7 72.0 79.9 

Kerze 41.5 39.1 37.8 49.9 72.3 79.9 

X)r. Nihotilf Belgien: 

Filtrierpapier 40.2 38.7 38.1 48.6 f Proheglas \ 79.2 

Kerze 39.8 38.8 37.9 49.1 i zerlirochen J 79.3 

G. Schweitzer^ Oesterreieh: 

Filtrierpapier 39.4 37.3 36.6 47.8 69.2 77.5 

Kerze 39.9 38.4 37.4 48.5 70.3 77.6 
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A B 

Biehsnholz- Eichniholz- 
Extnkt Extraktd. 



D 



E 



dorcb BlDt 
entfSrlit 

o/o 



Ghemitcalisn 
'tatHrbt 

0/0 



Eitrakt mikallen ^f"" «f^^ 



V,Boeghf Dftnemark: 

Filtrierpapier 40.6 38.7 

Kerze 40.8 38.7 

Prof, Cofincier, Deutsehland : , 

Filtrierpapier 39.7 39.6 

Kerze 41.4 40.4 

Ferd, Jean^ Frankreich: 

Filtrierpapier 40.4 38.5 

Kerze 40.3 39.1 

Dr. Lepetit und Carta Sattaf Italien: 

[ a.i) 40.8 38.9 
Filtrierpapier • • j i^ 



Kerze 



40.6 
41.7 
41.6 



I a.i) 
•Mb. 
Dr. BaidraccOf Italien : 

Filtrierpapier 40.9 

Kerze 40.9 

Dr, Krug, Vereinigte Staaten von Amerika : 



38.7 
39.1 
39.1 

42.1 
40.8 



Filtrierpapier 
Kerze . . . . 



40.4 

Prof, JProcter, England: 

Filtrierpapier 41.2 

Kerze 41.4 

J. W. Walker^ England: 
Filtrierpapier . . 

Kerze 

W. JSr. Gates, Engknd: 
Filtrierpapier . . 

Kerze 

jDr. Barker, England : 

Filtrierpapier . . 40.2 
Kerze 41.0 



8 

I 

I 



40.2 
41.1 

41.1 
41.4 



37.2 
38.4 

38.0 
38.3 

38.3 
38.5 

38.6 
38.8 

38.6 
38.9 



o/o o/o 



38.3 
38.6 

37.4 
38.2 

37.8 
39.2 

38.4 
38.2 
38.9 
38.9 

38.6 
39.1 

36.9 
36.5 

38.4 
38.5 

38.8 
39.2 

38.6 
38.9 

38.4 
38.7 



50.1 
49.6 

47.6 
48.6 

48.2 
49.1 

49.1 
48.7 
49.6 
49.8 

51.0 
50.8 

48.9 
47.6 

48.8 
48.8 

49.5 
50.0 

50.0 
50.0 

49.8 
60.2 



o/o 

72.1 
72.7 

68.6 
70.7 

72.1 
73.3 

70.8 
69.7 
71.8 
71.7 

72.3 

74.1 

73.2 
76.0 

76.4 
72.6 

74.8 
76.0 

73.0 
76.3 

73.6 
75.0 



o/o 

82.3 
81.4 

77.8 
78.1 

78.4 
78.3 

79.2 
79.6 
78.9 
79.1 

79.0 
79.1 

76.9 
77.6 

80.0 
79.6 

81.0 
79.8 

81.0 
81.0 

79.6 
80.0 



Die Yorstehenden Resultate bestfttigen die frtlher verOffentlichte Arbeit 
der Herren Parker und Payne, und der von ihnen fttr ihre Methode er- 
hobene Anspruch auf Zeitersparnis und gute Uebereinstimmung der Resultate 
wird nicht nur durch die Zahlen, sondern auch durch die von den einzelnen 
Mitgliedem der Kommission eingesandten Berichte zum Ausdruck gebracht. 

') a bedentet 60 ccm FiltrMt, auf(?efangen nach 250 ccm Vorlauf ; b bedeutet &0 ecm 
FUtrat, aufgefangen naebdem 500 ccm Filtrat das Filter passiert katten, Bowohl bei dem 
Filtrierpapier wie bei der Kerza. 
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Die Mitglieder der Rommission sprechen sich einnHtninig in ihren Berichten 
ftlr die Annahme der Kerzenfilter-Methode auB fol^enden Grflnden ans: 

1. Weil die Kerzenfilter keioeu oder nur sehr wenig Fnrbstoff ans den 
LQsangen anfiiehmen, 2. weil die Filtration viel rascher von statten gefat und 
in den meisten Fallen nur ein Fiinftel der yom Filtrierpapier beanspmchten 
Zeit wegnimmt, 3. weil keine Rorrektion nOthig ist, 4. weil die Rerzenfilter 
trotz li5herer Anschaffnngskosten billiger sind, da man sie zn mindestens 200 
Filtrationen yerwenden kann. 

Mehrere Mitglieder der Rommission sind der Meinnng, dass die zur 
Probe geschickten Rerzen zu klein wftren and nicht gentigend Oberflflche fiir 
die Filtration darbieten wUrden. Sie empfehlen, dass, wenn die Methode 
offiziell gemacht werden wurde, die Rerzenfilter grdtiser gewfthlt und deren 
Gr^Bsenyerhftltnisse genan vorgeschrieben werden m{$chten.*) 

GEZEICHNET IM NAMEN DER ROMMISSION: 
Der Prftsident: Der Ehren-Sekretflr: 

JDr. H. Lepetit. I>r. c7. Gordon JPwrher. 



Rapport de la Commission nommde pour I'dtude du filtre- 
bougle en substitution du papier k filtre. 

Au septiSme Congr6s de T Association Internationale des CliimisteB 
de rindustrie da cuir, tenu k Turin, le docteur Parker a coinmimiqne les 
r^nltats qall a obtenus moyennant une bougie sp6ciale qnUl nyait essay^e 
ayec M. E. E. Munro-Payne pour filtrer les solutions d'ext raits tannants 
k analyser en se referant k la publication faite dans le ,,Collegium^ No. 120 
p. 249. La maniSre d'operer fut demontree k la Conceria Scaola et le nouyeaa 
proc^de excita nn interdt considerable ; une commission composee de 
douze membres de I'A. I. C. I. C. fut nomm^e sur la proposition de 
M. Charles Parker afin d'etudier le nouyeau Systlme de filtration com- 
paratiyement au papier k filtre. 

Le Congr^s nomma les membres suiyants pour former la Commission: 
Messieurs Pftssler, Rlenk, Councler, Nihoul, Ferdinand Jean, Schweitzer, Boegh, 
Baldracco, Lepetit, Procter, Rrug, Parker, desquels M. Lepetit com me president 
et M. Parker comme s6cr6taire. 



>) Siehe n&ehste Nommer des Oollegium! (A suiyre.) 



The continuation of the paper ; The mineral constituents 
of sumac by S. H. Trotman unll appear in the neoct issue of 
Collegium. F. K. 

Honorary Editor, Ehren-Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Franz Rathreiner in Worms a. Rh. 



Digitized by 



Google 



/^ ^C«ll««lii«^. wIsMnsdiaftHeti-iMliiilsdit Maft d«t L«d«nMrki - ^ninkllirt a. H. 190$. 58 

|i^ Golleglm 

Central -Organ of the Intevnatioiial AMociation of Leather Trades Chemifts. (L A. L. T. C.) 
Central -Organ dec Intenatioiialen Vereinet der LMer- Industrie -Ch«aiiker. (I. V. L.I. C.) 
Central -Oi^an for den Internationale GarTerikemikerforening. t^ O. K. F.) 

Organe - Central de I'Asiocintion Intemationaie des Chimistes de rindustrie du Cuir. (A. L C. L C) 
OrtiWHo - Centrale delta Asaociasione Intemationato del Chimici delT Industria del Cuoi. (A. I. C. I. C.) 




Organ der Deatschen Sektion dea I. V. L. I. C. 



L A. L. T. C. - I. V. L I. C. - A. 1. C. I. C. 

Rapport de la Commission nommde pour Tdtude du fiitro- 
bougie en substitution du papier k filtre. 

(Suite et fin.) 

La commisBion se r^unit d'abord k Ttirin et il Int decide Bur la propo- 
sition du president que Monsieur Parker enverrait en octobre a chaque membre 
six echantillons d'extraits ainsi qu'un certain nombre de filtres Schleicher et 
SchtlU No. 605 extra-dnr, et deux bougies prates pour Temploi en communiquant 
les quantit68 exactes qu'il fallait dissoudre de chaqne extrait pour preparer 
les solutions. II f nt decide que les solutions devaient etre prepar6ee exactement 
d'apr^ les regies de FA. I. C. I. C, une portion devant 6tre fiitree an papier 
605 en determinant le coefficent de correction qui etait k ajouter au r^sultat 
foumi par le papier, Tautre portion devait etre fiitree a la bougie, et 50 cc. 
de chacune des solution (apres avoir rejet^Jes premiers 250 cc.) devaient etre 
evaporte pour determiner le soluble total. Les instructions pour Tevaporation 
et le s^chage ne furent pas precis^es en considdrant que Tessentiel etait que 
chacun compar^t seulement les 2 precedes dans les memos conditions pour 
constater la valeur relative des deux methodes de filtration. 

II fut en outre decide par le Congr^s que lorsque la Commission 
aurait fini ses travaux, dans .reventualit^ que les resultats fussent favorables 
an syst^me de la bougie, ainsi que M. Parker I'avait dej& demontr^ et comme 
cela avait ete confirme par Messieurs Paessler et Turnbull, le ComitS 
Exeeutif aurait la faculty de decreter Tadoption de la m^thode de 
nitration avec la bougie comme methode officielle et de determiner la 
date k partir de laquelle on devait Fadopter. 

Nous rappellons encore que le Congr^s a decide que si la methode 
de filtrer k la bougie etait reconnue superienre au papier et 6tait adoptee, 
Unites lea solutions devaient ^tre filtrees, mSme si elles para- 
issent limpides. 



<r 
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Nous donnons ci-dessous na table des r^sultats obtenues par les mem- 

bres de la commission et faisoiis remarquer que dans presque tons les cas la 
m6$hjpde tie filtration a la bougie donne des resultats an peu plus el eves et 
phis xmiformes. 

Resuitats de la Cotntnission. 

A B D E . F 

Extrait 7^ ^, Extrait ^ Qaebra- M«n- 

de cMne -^. , . de , , , , cho grove 

decolor^ ^, , Cha- . . , Extrait ttxtrait 

chimi- ,,. . chtmi- 

au sang ^ tfiigrmer ^ sec sec 

qaement quement 

O/o O/o O/o O/o O/o O/o 

X)r. JPf^essler, Allemagne: 

.-- - Papier^ 40.6 38.9 38.9 .49.5 . 73.3 80.3 

Bougie 41.6 39.4 39.8 49.7 75.3 80.8 

JOr. Klerilc, Allemagne: 

Papier ........ 4L4 39^0 37.6 49.7 '72.0 79.9 

Bougie ....... 41.5 39.1 37.8 49.9 72.3 79.9 

I>r. ^<i^t«l,'Belgiq»e: ; 

Papier .:...-...,. 40.2 38.7 38.1 48.6 f 6chaitillon | 79.2 

Bougie ... . . . . 39.8 38.8 37.9 49.1 I bri8§ 1 79.3 

6r. SchweitzeVf Autriche: 

. . .r Papier ..;.;:.. .39.4 37.3 . 36.6 47.8 69.2 77.5 

, . . Bougie . .... . , 39.9 38.4 37.4 48,5 70.3 77.6 

F* ^0$ghf Danemark : 

Papier ........ 40.6 38.7 38.3 . 50.1 72.1 82.3 

^ Bougie 40.8 38.7 38.6 49.6 72.7 81.4 

Pr^fi CauncleVf Allemagne: 

: ' Papier .'........ 39.7 39.6 . 37.4 47.5 (U^.6 77.8 

'Bougie 41.4 40.4 38.2 48.6 70.7 78.1 

M. Ferd. JeaUj Franc^e : 

Papier . . .... .'.40.4 38.5 37.8 48.2- 72.1 78.4 

Bougie ....... 40.3- 39.1 39.2 49.1 73.3 78.3 

l>r. Lepetit et Carta'Satta, Italie: 

" . j ai) 40.8 .38.9 /38.4 49.1 70.8 79.2 

Papier ..... | ^ ^^^ ,^^ ^^ 2 43.7 69.7 79.5 

-' . I a') 41.7 39.1 38.9 49.6 71.8 78.9 

Bougie.. . . .,. ;j y. ^^ ^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

I>r.B^lilracco^Jtsi\ie: * 

' . Piapier . . . ..... 40.9 , 42.1 38.6 ol.O 72.3 79.0 

• Bougie'. .... . . . 40.9 40.8 ' 39.1 50.8 74.1 79.1 

X>r. Krug, Etats-Unis: ... 

,, Papier . . 39.2 .37.2 36.9 48.9 73.2 75.9 

" ?ie '. . . . . . . 40,4 38.4 36.5 47.5 75.0 77.6 

'*XU'' r^pr^feiitfe 50 cc. filtr^B ipres en avoir rejetes 250 cc; b 50 cc. filtr^s apres 
que 500 cc. de solution ont ^t^ f litres solt au papier sojt k la bougie. 
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- - - ■ ' • • ■ ■ • - ■ - ., - r, ■. -. . 

I ■ :■ :. ■ :.A- • B. * '.C • ■ ■ D.'-.. B -; -F ■ 

Extrait '^^^'Tf * Eitrait «*""" Quebr.: ' ka.l.. 

- de chin, ^'/f *. • d* .'. °. . ' cho g^v^ 

. , . , d^colorfi °t °^^ OHa- "«««>'?''' Ertoait B&tmit 

au sanjr ^ taignier ^ sec sec 

O/O O/o O/o . O/o. O/o 'O/o .. 

Pro/, l*r,a<?f€f, Angleterre ;, , u /v. 

Papier . .. , .,! . ,. . ,41.2. .38.0. ,'38.4 48^8 75.4 80.0 

Bougie . .... . . 41.4 38.3 38.5 48.8; 72.6 «. 79,6, 

J", W. Walker^ AngieiATie: 

. Papier . ..;./; 40.2 38.3 ; 38.8 .. 49.5 74.8 -. 81.0 

Bougie . . ... 41.1 38.5.' 39.2 50.0 75.Q. 7|[).8, 

W. Hi GrUtes, Angleterre: ^ ^ 

Papier. .= . . ..41.1 38^6 '■ 38.6 50.O -73.0 'SM 

Bougie .... .41.4 38.8 38:9 60.0 ' .75.3 -81.0 - 

2>r.l*cw/c«r, Angleterre: •> . 

Papier . . . . . . 40.2 3a6 38.4 49.8 73:6 ' 79.5 " 

Bougie . .... 41.0 38.9 38.7 50.2 75.0 80.0 



Les resultats confirinent la publication ant6rieure de Mess, Parker et 
Payne et justifient leur revendications en faveur du filtre bougie, pour la 
rapidite et Texactitude de la methode ; les dif ferents membres soni en outre 
dans leurs rapports unanimSment favo rabies. It I'adoption de la bougie pour 
les raisons suivantes: 

1) Les bougies n'absorbent pas ou absorbent tr^s peu des mati^res 
colorantes de la solution. 2) La filtration est beaucoup plus rapide et exige 
dans la plupart des cas un cinquienie du temps ndcesBaire pour le papier. 
3) Aucune correction est neceseaire. 4) Lb filtre-bougie est sensiblement plus 
economique que le papier pouvant servir au moins pour 200 filtrations. 

Plu«ieurs membres de la commission sont d'ayis que les bougiest r^u^s^ 
pour leurs travaux sont trop petites et n'ofirent pas une surface suffisajtUe 
pour filtrer. lis recominandent que si la nouvelle methode devient officieUe 
les dimensions des bougies soient augmentees et qu'on les prescrive exactement.i) 

POUR LA COMMISSION: '■■ 
L e P r e s i d e n t : Ij e S e c r e t a i r e : 

I}r. B>. Lepetit, Dr. Gordon Parker. 



I. A. lt: c. — i. v; l i. c. - a. i. c.l c. 

The Candle Fitter Method. 

By Dr. J. GORDON PARKER. , . 

Since communicating the results of work on this subject by my colleague^ 
Mr. Payne, and fiiyself, we have made further investigations, and the resxilts 
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of the twelve experts who formed th« commission to investigate the method 
have shown us the necessity for some slight modifications and improvements 
on the original method, and for the benefit of mj colleagues I will now 
describe in detail the methode I now adopt. (See also pg. 59 of this issue.) 

The size of the filter candles should be 7 centimetres in 
length and 3 centimetres in diameter. The candles previous to use 
must be thoroughly freed from iron salts by digesting in a warm lO^/o solution 
of hydrochloric acid, thoroughly washed with distilled water, and then dried. 
The candle can then be conveniently mounted in a glass thistle funnel instead 
of the previous method with shellac. A thin rubber band is placed round 
the bottom of the candle, and it is pressed tightly into the thistle funnel. The 
candle is now ready for use. After use the candle may in most cases he 
cleaned by simple brushing with a hard brush and afterwards washed through 
with distilled water, but in some cases it may be necessary to wash the candle 
with ammonia, though in most cases this is unnecessary. 

The candle of the size and shape mentioned has been specially made 
for us by the Berkefeld Filter Company, and costs 14 s. per dozen, but we 
are now experimenting with a candle made by another method, costing much 
less, which we find will act equally well, and will communicate our results in 
the „Colleginm^ at a future date. 

Any colleague having difficulty in obtaining the candles of the size and 
shape specified can obtain them mounted ready for use from Messrs. Portway &Co., 
Jamaica Road, Bermondsey, London, S. E. 



1 



f ev^^ ^'^f Die Kerzen- Filter- Methode., 

V Von Dr. J. GORDON PARKER. 




\^ ' f*^ Seit der \^er5ffentlichung der Resultate der Arbeiten ttber diesen 

X Gegenstand durch meine Kollegen, Herrn Payne, und mich, haben wir weitere 

IJntersuchnngen ausgefUhrt. Diese, sowie die Resultate der 12 SachverstAndigen, 

welche die Kommission zur Prtifung der Methode bildeten, haben uns die 

Nothwendigkeit fttr einige geringfUgige Abftnderuugen und Verbesserungen an 

der ursprtinglichen Methode dargethan und ich will nun zum Nutzen meiner 

Kollegen die Methode, wie ich sie jetzt anwende, ausfithrlich beschreiben. 

(Siehe auch 59 dieser Nuinmer.) 

»i Die Gr5s8e der Filter-Kerze sollte 7 cm in der Lflnge 

\ ^ und 3 cm im Durchmesser sein. Die Kerzen mtlssen vor dem Gebrauche 

«>^^ ^^ grttndlich von Eisensalzen befreit werden durch Behandeln mit einer 

i^s^^^ lOprocentigen Salzsfture, miissen sodann gehSrig mit destilliertem Wasser 

t^ ^ ausgewaschen und hierauf getrocknet werden. Die Kerze kann alsdann 

\ zweckdienlich in einem Glastrichter (Glockentrichter, thistle - funnel) befestigt 

\\ werden an Stelle der frUher angegebenen Methode (mit Schellack). Ein dUnner 

\ Gummiring wird um das untere Ende der Kerze gelegt und dieselbe wird 

dann fest in den Glockentrichter eingepresst. Die Kerze ist nun fertig zum 

Gebrauche. Nach dem Gebrauche kann die Kerze in den meisten F&llen durch 

einf aches Bttrsten mit einer harten Bttrste und nachfolgendem Auswaschen 
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mit ddBtilliertem Wasser gereinigt werdw, aber zuweilen kann es nothwendig 
werden die Kerxe mit Ammoniak zu waschen, wenn dies auch in den meifiten 
Fftllen unndthig hi. 

Die Kerze in der erwfthnten Grdsse und Form ist speciell ftir una von 
der Berkefeld Filter Gesellschaft angefertigt worden nnd kostet 14 Mark per 
Dutzend, aber wir machen eben Versuche mit einer nach einer anderen 
Methode hergestellten Kerze, die viel weniger kostet, und die, wie wir finden, 
gerade so gut arbeiten wird. Unsere Resultate darliber werden wir im 
Collegium spAter mittheilen. 

Sollte irgend ein Kollege Schwierigkeiten betreffs der Erlangnng der 
Rerzen in der angegebenen GrOsse nnd Form haben, so kann er solche, fertig 
zum Gebrauche znsammengeetellt, von den Herren Portway & Co., Jamaica 
Road, Bermondsey, London S. E. erhalten. 



La mdthode de filtration au flltre-bougie 

par le Dr. J. GORDON PARKER. 

Depuis que nous avons publie, mon collogue, monsieur Payne, et moi, 
les resaltats des travaux concemant cette question, nous avons poursuivi nos 
recherches: les resultats obteniis dans la suite, tel que ceux des 12 experts, 
qui formSrent la commission chargee dexaminer la methode, nous ont fait 
reconnaitre la n6cessit6 de quelques changements de peu d^importance k 
apporter au mode operatoire primitivement decrit: ci apr^s j^ donne, pour 
profiler k mes collogues, la description detaillee de la methode telle que j6 
la pratique actuellement. (Voir aussi pg. 59 de ce numero.) 

Les dimensions du f iltr e-bougie devraient etre de 7 cm 
de longueur et de 3 cm de diam^tre. Avant leur emploi les bougies 
doivent Stre compl^tement d6barrassees des sels de fer par un traitement dans 
une solution de 10®/o d'acide chlorhydrique. Apr^s ce traitement il faut 
qn'elles soient lavees a fond dans de Teau distillee et sechees. La bougie 
peat alors, au lieu d'etre comme precedemment montee au moyen de cire k 
eacheter (laque en ecailles), etre pratiquement adaptee k un entonnoir en verre 
(entonnoir a cloche, thistle-funnel): on entoure a cet effet la partie inferienre 
de la bougie d'un mince anneau en caoutchouc pour Tajuster exactement dans 
I'entonnoir a cloche. Ainsi prepare et mont6 le filtre-bougie est pret a servir, 

Dans la majeure partie des cas la bougie, apr^s avoir servi, pent ^tre 
nettoy^e par un simple brossage avec une brosse assez dure et un passage 
d'eau distillee k travers la bougie. Dans quelques cas isol6s un lavage k 
rammoniaque derient n^cessaire, quoique la majeure partie du temps cela 
soit inutile. 

La society des filtres Berkefeld a fabrique specialement pour nous des 
bougies ayant les dimensions ci-dessus indiqu^es au prix de 14 Mark la 
douzaine. Nous sommes en train de faire des essais avec une bougie fabriquee 
snivant une autre methode, dont le prix est sensiblement moins eleve et que 
U0U8 trouvons tout aussi bonne. Nous publierons plus tard dans le Collegium 
les r6sultats obtenus avec ces dernieres bougies. 
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Dans le cas ou run ou Tautre de nos collogues aarait des diffknltee 
k de procurer les bongieB ayant la forme et les dimensionB indiqu^es, il les 
trouvera prates k fttre employees, chez messieurs Portway & Cie., Jamaica 
Road, Bermondsey, Londres, S. £. « . 



Th€ Notice on page 45 (No. 143) is signed by Dr. LEPETIT, 
fie ha/ving been still president 'at the time tvhen the text of the 
Notice was done in one language. (End of 1904,) 

The publications on the yfCandle^ Filter- Method^ (nmnbers 
143 and 144) could not be published earlier because the reproduc- 
tion in three languages could not be done earlier* (Received 
2. II. 05.) F. K. 



Die auf Seiten 45 und 46 in No. 143 befindfiche Bekannt- 
machung ist von Herm Dr. LEPETIT deshalb unterzeichnet, 
weil derselbe zur Zeit der Fertigstellung des einsprachigen Teactes 
der Bekanntmaehung noch PrUsident wa/r. (Ende 1904m) 

Die Veriiffentlichungen in den Numinern 143 und 144 des 
Collegium Uber die Kerzen- Fitter- Methode Tconnten nicht eher 
erscheinen, da die Wiedergabe in 3 Sprachen einige Zeit bean- 
spruchte. (Empfangen : 2. II. 05.) jP. K. 



La publication qui se trouve au numero 143 page 4H eat 
signee par Monsieur LEPETIT, puisque ce Monsieur fat encore 
president lors de I'achdvement du texte original, (fin 1904). 

Les publications sur j^la tnethode de filtration au filtre 
bougie** inserSes aux nutneros 143 et 144 n'pnt pas pit parattre 
plustdt, puisqu'il faudrait un certain tetnps pour leur traduc- 
tion en trois langues, (Be^ie 2. II, 05). F. K. 
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K: Candle — Kerze -^ Bougie. 

A: Rubber-band — Gummlring — Anneau en caoutchouc. 
B: Thistle funnel — Glockentrichter — Entonnoir en cloche. 
C: Rubber-stopper — Gummistopfen — Bouchon en caoutchoiic. 

(Hee page 55.) (Siehe Selte 56.) (Voir pag. 57.) 
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gjj^ / (y"^^/) / A-» ^''® mineral constituents of sumac. 

/ ' v^ ^^ C^ By S. R. TROTMAN. 

(Continued.) 

So they had devoted their attention principally to the estimation of tannin. 
He thought they might fix a maximum for the ash, iron, &c., in a pure sninac. 
Sumac was a material which lent itself very easily to adulteration. He could 
remember the time when manufacturers adulterated it with sand. This, of 
course, was discovered very easily. Nowadays the manufacturers were much 
more cunning in their methods. They adulterated it with the leaves of plants 
which grew wild and were cheap, such as Tamarix and Leniisco. From 
his experience of sumac analysis no sumac was free from iron. His firm 
stipulated that their sumacs should contain no free iron. In testing for this 
he used a powerful magnet The chief source of the iron was volcanic sand. 
He had examined a good many particles under the microscope and they did 
not appear to be fragments of ordinary metallic iron. He had always believed 
that the stems contained more ash than the leaves, but Mr. Trotman's fignree 
proved this was not the case. 

Mr. Hawthorn said that if it were a question of the difference in 

ash being due to a mixture of some other plant it only wanted a cute 

adulterator to so mix different leaves as to bring the ash to the required 
amount. 

Mr. S. F. Bur ford inquired at what temperature the ash was obtained, 
since the percentage of ash depended very much upon the temperature of burning. 

Mr. S. R. Trotman said, in reply, that the sumac was incinerated in the 
muffle at a low temperature. He had analysed specimens of Tamarix and 
Lentisco which had been sent as genuine samples and had found that the 
ashes were a trifle under 7 per cent. They also contained magnetic iron and 
possibly were adulterated. The ashes of the adulterants were not sufficientlr 
high to raise the ashes of the sumac. They might take it as a general rale 
that the ash of any leaf was somewhere between 5.5 and B per cent, (jiving 
the maximum at 6.5 per cent, the growers would get every benefit. A good 
many of the iron determinations had been made before and after stirring 
with the magnet, and in one or two cases the amount of iron before stirring 
was 0.5 per cent., and after stirring 0.2 per cent.; whether the iron was 
metallic or magnetic, it was an adulterant if left in. He had been looking 
through his records for three years and he found that the ash in sumacs had 
greadly risen, which would indicate that lees trouble was taken in the process 
of refinement. It would be a good thing if the International Association of 
Leather Trades' Chemists woiild take up the matter with a view to 
standardising the regulations. 



Honorary Editor, Ehren^Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Franz Rathreiner in Worms a. Rh. 
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No. 145. 



CoUegiuffl.! 



Central- Organ of the lutemational Association of Leather Trades Chemists, (i. A. L. T. C) 
Central 'Oivan des Intemationalen Vereines der Leder- Industrie -Chemiker. (1. V. L. L C.) 
Central - Organ for den Internationale Garverikemikerforening. (L G. BL F.) 

Organe - Central de i'Association Internationale des Chimistes de Tlndustrie du Cuir. (A. I. CLC) 
Ortrmo - Centrale della Associazione Intemaziooale dei Chimici dell' bidustria del Cuoi- (A. I. C' I* C ) 




Organ der Dentschen Sektion cIm I. V. L. I. C. 



I. A. L. iT. C. - I. V. L. I. C. - A. I. C. I. C. 



Dr, William If. Krug, Chief of the Dendro-chemical Laboratory, 
United -States Department of Agriculture, Wcishington 2>. C.y 
Corresponding Secretary of the I, A. L. T. C. for the 
U. S. A., succumbed on January 27 tb to an attack of Pneumonia. 
(Dr. W. H. K. erlag am 27. Januar einer Lungenentztindung. — 
M. W. H. K. est succombS k une inflammation du poumon le 
27 Janvier.) 

Leon Fan de PnttCf directeur technique de la Societe anonyme de 
Tannerie et Vernisserie d^Assche (Belgique) est dScedS; la 
mort est survenue le 27 Janvier. (Herr L. V. d. P. starb uner- 
wartet am 27. Januar. — Mr. L. V. d. P. died unexpectedly on 
the 27 'b of January. 



Elected as Gewiihlt zu Elu comme 

Members: ordentlichen Mitgliedem: Metnbres effectifs: 

Sig. Luigi Beltrami, Ing. Otnegna (Italia) proposed by (vorgeschlagen 
durch ; propose par) G, Baldracco, E. Andreis, R, Lepetit 

Dr. A, FornarOf Chemiker im Hause H. & M. Oesinger, Roztok bei Brag 

(B6hmen) proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) G. SchweitzeVf 
Joseph Schneidei^ W, Gintl. 

Mr. H. C. Reedf Stamford Conn. (U. S. A.) proposed by (vorgeschlagen 
durch ; propose par) IVitz H. Small, J, G. Parker, W. Krug, 

Herr Adolf Skatlj Assistent an der Vergucha-Station Deutscher Gerber, 
Rankenstrasse 5, Berlin W, (Deutschland) proposed by (vorgeschlagen 
darch; propose par) G, Schweitzer, J. Schneider, W. GintL 
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Elected as GewAhlt zu JElu comme 

Associates: atisserordentl, Mitgliedem: Metnbres associS«: 

Mr. Marold SrtimweU, Leather-Indastriefl-Departinent, University of Leeds, 
Leeds (England) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) 
H. R. Procter, F. Kopecky, J. G. Parker, 

Herr Wiihelm Sudischatasky, Lederfabrikant, Iglau (Mshren) proposed 
by (yorgeschlagen dnrch; propose par) G. Schweitzer, J. Schneider, 
W, GifUL 

M. Beaud Felix, tanneur, Rumilly, Haute Savoie (France) proposed by 
(vorgeschlagen dnrch ; propose par) L. Meunier, L, Vignon, F, Jean. 

Herr Egon Moenig, Lederfabrikant, Obergeorgenthal (BOhmen) proposed 
by (vorgeschlagen durch; propos6 par) G, Schweitzer, J. Schneider, 
W. GintL 

Mr. J'ohn WUliamsan Junr., Tanner, Sol way House, Mary port (Eng- 
land) proposed by (vorgeschlagen dnrch ; propose par) E. HeUon, H. /?. 
Procter, F, Kopecky. 

\ LONDON, Februar 1904. J>r. J. Gordon Parker 

Hon. Gen. Seer. 

i 

-: OHANeB OF ADRESS: WECH8EL DER ADRESSE: CHANGEMEl^T D'ADRESSE: 
J'enks, Jl, L. : The Club, Kasauli, Punjab (India). 



I. A. L. T. C. - I. V. L I. C. - A. I. C. I. C. 

Meeting of the British Section 

held at the University , Leeds ^ on Saturday, 
December 10 th., 1904. 

The following were present: — 
Members: F. A. Blockey, F. Kopecky, H. R. Procter, G. H. Russell and 

A. Turnbull. 
Associates: A. B. Craven, W. S. Dinsdale, F. O'Brien and J. Sykes. 
Visitors: H. Brum well and M. Nierenstein. 
Professor Henry R. Procter occupied the chair. 

Letters were read from Messrs. R. Heilon, A. Seymour Jones, F. Kathreiner, 
J. G. Parker, S. R, Trotman and J. T. Wood, regretting their inability 
to attend. 

The minutes of the previous meeting having been confirmed, the 
following officers were elected for the ensuing year: — 
President: J.T.Wood 

Vice-President: R. Heilon 
H o n. T r e a s u r e r : J. G. Parker 
Hon. Secretary: A. Turnbull. 
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In the absence of the President the consideration of the increase of 
Sectional SubscriptionA was deferred. 

The Honorary Treasurer was empowered to make a levy on Members 
of the British Section to meet a deficit in the accounts of the Section. 

Technical JPart: 

Stipply of Hide-powder. -. A letter from Dr. J. Gordon Parker 
was read in which it was stated that the supply of good Freiberg Hide-powder 
had suddenly ceased. 

Prof. Procter suggested that a committee might be appointed to 
draw np a report on the supply of Hide-powder and that their report should 
be brought before the Executive - Comittee. 

It was proposed by Mr. Blockey, seconded by Mr. Kopecky, and 
carried unanimously, that Messrs. Hellon, Parker, Procter and Turnbull 
form a Committee to report to the Executive*Comittee on the supply and testing 
of Hide-powder. 

Mr. Kopecky expressed regret that he found great difficulty in 
making fresh batches of chromed Hide-powder of uniform absorptive power. 
He feared that the trouble was due either to over-chroming or over-drying 
and said that he was experimenting further and hoped to be able to report 
to a future meeting. 

Candle Method of Filtration, Prof. Procter reminded members, 
that at the Turin Conference a sub-comittee had been appointed to consider 
the Berkefeld Candle Method of Filtration and that if their report was 
fayonrable this method of filtration would become compulsory to all members. 

A letter from Dr. Parker was read which showed that the results 
obtained by the Commission were all in favour of the method. 

Mr. G. H. Russell proposed that this meeting of the British Section 
having seen the results obtained by the Commission appointed at the Turin 
Conference to investigate the Berkefeld Candle Method of Filtration as described 
by Parker and Payne urge the Executive-Committee to adopt this method as 
the Official Method of Filtration with as little delay as possible. This was 
seconded by Mr. B 1 o c k e y and carried unanimously. 

tarker and Payne Method of Tannin Analysis. The 

Chairman read a letter from Dr. Parker stating that he continued to get 
encouraging results by this method. Dr. Parker expressed confidence that the 
method, with slight modification and certain restrictions as to the time and 
the strength of solution, is more accurate than any other method that has 
ever been proposed. 

Mr. G. H. Russell stated that when he began to use the method last 
May he found great difficulty in getting concordant results, but that he now 
believed that this was due to unforseen errors of manipulation and partly to 
the use of absorbent Filter Papers which he had now replaced by the Berkefeld 
Candle Filter with improved results. He found that slight differences in the 
gelatine yield Colliu showing very different effects on tan-liquors. 
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Prof. Procter drew attention to the fact that Messrs. Parker and 
Payne considered it essential to use a skin gelatine although some of the best 
gelatines were made from bones. 

Dr. Tar nb a 11 asked if Mr. Russell had figures to show if it is possible 
to make two lots of Collin of equal effect on tan-liquors even when the same 
gelatine is used in their preparation. 

Mr. Russell replied that the results differed perceptibly with each 
new quantity of Collin prepared. ^ 

Prof. Procter remarked that the total absorption figure agrees in 
many cases with results obtained by the Hide-powder process, and read extrncts 
from a paper by Mr. Boegh showing remarkable agreement amongst the 
Pyrogallol Tannins which differ is this respect from the Catechol Tannins. 
It was shown that by multiplying the figures obtained for the Catechol 
Tannins by 1.5 results would be obtained also in close agreement with those 
obtained by the Hide-powder Process, and remarked that the same factor had 
been used for Catechol Tannins in connection with the Lowenthal Process. 
Oak Bark shows irregularities perhaps owing to its being a mixture of 
Catechol Tannins and Ellagitannic Acid. 

Prof. Procter mentioned the impossibility of interpreting absorption 
figures in terms of weights of Tanning Matter until we know the chemical 
combining weights of the tannins present. He began the examination of the 
method using a pure chemical substance, Gallic Acid, and tried under varions 
circumstances, with what amount of lime and baryta, Gallic Acid was capable 
of combining. If lime or baryta water be added to a solution of Gallic Acid 
until a precipitate just begins to form, it is found that two hydrogens are 
replaced by the base, the hydrogen of the carboxyl group and a hydrogen 
of a hydroxyl group, and that approximately at this stage there is no reaction 
with Phenolphtalein. 

One equivalent of Gallic Acid takes approximately four equivalents of 
lime when precipitated in saturated lime solution. Decomposition and oxidation 
make material variations in results, and the precipitate is not completely 
insoluble. With Gallotannic (Digallic) Acid we might at first sight expect 
only the hydrogen of the carboxyl group to combine with bases, but including 
phenol hydroxyls there is possibility of six hydrogens being replaceable, and 
if the anhydride takes up water we may get te results due to two Gallic 
Acids, that is eight replaceable hydrogens. 

Prof. Procter does not deny the possibility of „Colour Weight", 
but at the same time holds that the cause of such discrepancies between 
volumetric and gravimetric results cannot be determined until we know more 
about the constitution and products of decomposition of the Tannins under 
the varied conditions of experiment. 

One class of products due to the breaking down of the molecule of 
substances like Tannic and Gallic Acids under oxidation are Acids (Acetic etc.) 
and this further complicates the method of analysis recommended by Parker 
and Payne. 

To get anything like concordant results Prof. Procter found it 
necessary to work in closed glass vessels excluding access of air as much as 
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possible. Filling the vessels with Coal Gas was not satisfactory owing to its 
lightness, but light Petroleum Ether put into the vessels before introducing 
the alkaline liquor was very effective. As the alkaline liquor readily oxidizes, 
and especially so when Baryta is used, it was found impossible to filter 
through filter paper in the ordinary way, without introducing serious errors. 
An arrangement where by the alkaline liquor was filtered by suction through 
a Berkefeld Candle Filter direct into a burette ready for titration against 
standard acid to determined alkalinity, was found most satisfactory. 

If the mixture is titrated without filtering off the precipitate, approxi- 
mately two hydrogens instead of four are found to be replaced in the case 
of Gallic Acid, 

If Lime or Baryta completely precipitated Gallic Acid there should 
only be the excess of Lime or Baryta and nothing capable of oxidation in 
the aqueous filtrate, but this is far from being the case, the difficulty being 
probably due to the solubility of the Gallic Acid precipitate in the alkaline 
solution. 

Dr. Nierenstein read a paper on the Constitution of Quebracho 
Tannic Acid He referred to the ordinary classification of the Tannins 
into Pyrogallol Derivatives and Catechol Derivatives and gave the tests for 
distinguishing these two classes. 

Quebracho Colorado contains 200/o Tannins of the Catechol Class the 
constitution of which is still quite unknown, although numerous analyses have 
been published in attempts to show its ultimate composition. 

By heating Quebracho Tannin with alkali, Resorcinol, Phloroglucinol, 
Quinol and Pro to catechu ic Acid were obtained, whilst by treatement at higher 
temperatures Catechol alone resulted. 

It might then be supposed that Quebracho Catechol Tannin contains 
Tannins derived from 

1. Protocatechuic Acid and Resorcinol 

2. ,. V 7> Phloroglucinol 

3. „ V V Quinol. 

On the suggestion of Prof. Procter the characteristic reaction obtained 
for the Catechol Tannins by Bromine water was used with the intention of 
forming a Bromine Derivative insoluble in water. In this way a Tannin has 
been separated which is chiefly derived from Resorcinol and Protocatechuic Acid. 

This Bromo-quebracho-tannin is a red powder the analysis of which 
agrees with the formula CieHuO?. Treated with alcoholic Potassium it yields 
Isovauilic Acid (Mono-methyl-ether of Protocatechuic Acid) and a Mono-broin 
derivative of an unknown acid, melting at 119— 120® C. 

This Mono-brom derivative on treatment with alkali yields Mono-brom- 
resorcinol and it is probably the Mono-brom-mono-methylether of Resorcylic 
Acid. Attempts are now being made to synthesize it. 
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Dr. Nierenstein considers his Resorcinol-qnebracho-tannin to have probably 
the following constitution: — 

HO OCHs 

CH30<^ ^ColoH ^0^ ^ 

COOH 
Isovanilic Acid. /S-resorcylic acid-mono-methylether. 

In the discussion which followed, Prof. Procter said that he believed 
that Dr. Nierenstein's work would have a far-reaching effect in resolving the 
constitution of the Tannins and was sure that we must all feel duly grateful to him. 

Dr. Turnbull said that he had listened with great interest and agreep 
with Prof. Procter as to the importance of the subject and our indebtedness 
to Dr. Nierenstein. 

The Spring Meeting of the British Section will be heldat 
Herold's Institute, London, on the kind invitation of Dr. Parker. 

A vote of thanks to the chairman terminated the proceedings. 

Dr, A* Turnbull 

Hon, Seer. B. S. 




;Ki 



Notes and Queries. — Sprechsaal. — Tribune libra. 

A. L T. C. I. V. L I. C. A. I. C. I. C. 

Zur Fi lterkerzen-Filtrationsmethode . 

Von £>r, «/. Pa^ssler, 

Wie aus No. 143 des „ Collegium" hervorgeht, hat das Exekutiv- 
komitee dahin entschieden, dass vom 15. Marz ab die Filter- 
kerzen-Filtrationsmethode als offizielle Methode anzusehen ist 
und dass nach dieser Methode a lie Gerbstofflosungen vor der Analyse zu 
f iltrieren sind. Da ich ftir diese Filtration Kerzen von anderen Dimensionen 
und eine andere Montierung des Apparates, als von Parker und Payne 
vorgeschlagen worden ist, benutze und da auch von anderen Kollegen diese 
Abanderungen, welche natlirlich auf das Analyseii-Ergebnis keineu Einfluss 
haben, als zweckmftssjg bezeichnet worden sind, so iiehme ich auf Veranlassung 
dieser. Fachgenossen Gelegenheit, in folgendem ineine Arbeitsweise unter Bei- 
ftigung von Abbildungen mitzutheilen. 

Schon einige Zeit vor der Versendung der kleineren Berkefeld-Filter- 
kerzen durch Dr. Parker an die Mitglieder der in Turin emannten Kommission, 
und zwar nach der ersten VerOffentlichung Dr. Parker^s ube r seine mit Filter- 
kerzen erhaltenen Ergebnisse, hatte ich mil grbsseren Filterkerzen (13 cm 
Lange und 3 cm Durchmesser, bezogen von der Ber kef eld- Filter gesell- 
schaft in Celle) und niit einer anderen Anordnung der Apparatur Versuche 
ausftihren lassen; dieselben batten mich schon damals sehr befriedigt. Als 
Dr. Parker an mich als Mitglied der Kommission die von ihm angewandten 
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kleinen Filterkerzen schickte, habe ich die betreffenden yergleichenden Analysen 
zunachst unter Benutzung dieser kleinen Kerzen vomehmen lassen. Uns ge- 
iidgten jedoch diese kleinen Kerzen nicht, and zwar namentlich deswegen, 
well sie sich wegen ihrer klelDeu Oberflftche bei jeder Filtration sehr rasch 
verstopften und dann die Fliissigkeit nnr sehr langsam filtrierte; in yielen 
Fftllen war liberhaupt kein Zeitgewinn gegeniiber der Papierfiltration. Wir 
liaben dann die kleinen Kerzen nicht mehr benutzt, sondern aind wieder zn 
unseren grdsseren Kerzen ubergegangen, welche in den meisten Fallen ge- 
statteten, ein Fltissigkeitsquantnm von etwa 400—500 ccm im ganzen in einem 
Zeitraume von V* — */2 Std. zu erhalten. 

Ich habe femer einige Anderungen bei der Apparatnr vorgenommen. 
Znnftchst schien mir die Befestignng des Glasrohrs in der Kerze mit HUlfe 
von Siegellack nicht fiir sehr zweckuiftssig"") and ansserdem war mir der Apparat, 
bei welchem die Kerze sich in dem Trichter befindet, nicht sehr standhaft; 
beim Arbeiten mit einem solchen Apparat, namentlich wenn mehrere gleich- 
zeitig auf dem Arbeitstisch stehen, mass man' ein Umfallen beftlrchten. Da 
in einem Gerbereilaboratorium derartige Filtrationen in grSsserer Anzahl auft- 
gefiihrt werden, so habe ich nicht die Kosten gescheat und besondere Glas- 
gefasse von den erforderlichen Formen und Dimensionen von der Firma 
Franz Hugershoff in Leipzig herstellen lassen. Die ganze Apparatar 
ist aus Abbildung 1 ersichtlich. 

Die Filterkerze steht in dem unteren engeren Theile eines gekropften 
Zylinders und fiillt diesen Theil fast vollstandig aus, damit die Kerze fast 
wfthrend der ganzen Dauer der Filtration von Fltissigkeit umgeben ist and 
damit nicht unnotigerweise Luft angesaugt wird. / Die Filterkerze steht durch 
GlasrShren mit einem starkwandigen Scheidetrichter, welcher mit einem doppelt- 
durchbohrten Stopfen versehen ist, in Verbindtmg und der Scheidetrichter ist 
wiederum mit einer Wasserstrahlluftpumpe verbanden/^^Das Nllhere ist aus 
der Abbildung ersichtlich. ^ Bei Ausfiihrang einer Filtration wird nach voll- 
standiger Zus^mmensetzung des AppaJiates der gekrdpfte Zylinder mit der zu 
filtrierenden L^svl^ig gefullt und dann in dem Scheidetrichter ein luftverdttnnter 
Kaum hergestellt, sodass die Fliissigkeit nicht zu langsam in den Scheide- 
trichter iibergeht./ Es ist nicht zweckmassig, das Saugen wfthrend der ganzen 
Filtration fortzusetzen, sondert^'' es geniigt, nur kurze Zeit saugen zu lassen 
und dann den Hahn nach der Luftpumpe abzudrehen. Auf diese Weise 
werden auch Verluste durch Verdunsten der Losung vermieden. Man Iftsst 
ca. 300 ccm in den Scheidetrichter tibergehen, verwirft diese und Iftsst dann 
durch nochmaliges Ansaugen wiederum 100—150 ccm Ubergehen ; die letztere 
L9sung kann zur Emittelung des Gesamt-Loslichen verwendet werden/ Diese 
Apparatur ist zwar Russerlich etwas komplizierter und kostspieliger als die 
von Parker und Payne vorgeschlagene, gestattot aber eine sehr einfache 
und rasche Bedienung. 

*) Iiijswischen verbessert; siehe Collegium No. 144, Seite 66. — (Anm. d. Red.) 

(Schluss folgt.) 

Honorary Editor, Ehren-Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Franz Kathreiner in Worms a. Rh. 
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Zur Kenntnis des Ou ebrachoaedij Mtflsu I. 

von Dr. M. NIERENSTEIN. 

(H1TTHEIL.UN6 AUS DElf LABORATORIUM DBS LEATHER INDUSTltlES 
DEPARTMENT DER UNIVERSITAT LEEDS.) 

Der Quebracho Colorado (Lexopterygeninm Lorenzii, Sr.) enthS.lt 
ea. 200/o einea fttr die Technik sehr werthvollen Pyrocatechingerbstoffes,!) 
ausserdem Ellagsaure und Gallussfture. 2) Die ersten Untersuchxingen dieses 
Gerbstoffes stammen von P. N. A rata,®) der u. a. einen Kohlenstoffgehalt von 
52.520/0 angibit, dagegen finden C. Bottinger*) C = 44.50 und Th. KSrner 
and A. Peter man n^) C == 61.35, wobei die letzten noch bemerken, dass 
man durch L5sen in Essigather und fraktioniertes Fftllen mit Ather bis auf 
C = 63.86 kommen kann. Wie die nachfolgendp Mittheilung aufklftrt, handelt 
es sich hier nicht um einen Gerbstoff, sondern wahrscheinlich um ein Gemisch 
dreier Pyrocatechingerbstoffe, denen die gemeinschaftliche Componente die 
Protocatechusfture zukommt. 

Der nach H. Trimble^) gewonnene Gerbstoff (1 Gramm) wird mit 
10 g KOH und wenig Wasser auf 210—220 35 Mip. lang erhitzt. . Die Schmelz^ 
wird nach dem Abkuhlen mit verd. Schwefelsfture neutralisiert und nach dem 
Filtrieren mit Ather ausgeschiittelt, der nach dem Abdampfen des Athers 
zurUckbleibende Rlickstand in wenig beissem Wasser aufgenommen und mit 
Bleiaeetat versetzt. Der Niederschlag wird mit verd. Ha SO* behandelt und 
mit Ather extrahiert, nach dessen Abdampfen man aus Wasser kleine Nadeln 
erhalt, die mit FeCis Griin mit NaaCOs Dunkelroth geben, bei 196 — 7 schmelzen 
iind auf Protocatechusfture schliessen lassen. 

Das Filtrat ist rosa gefarbt und hinterlftsst auf dem Filter Spuren eine6 
roth gefftrbten Niederschlages. ') Es wird mit Ather extrahiert, der Ather ab- 




') Vergl. H. R. Procter, the principles of leather manaf. 269. 

*) A. 0. Per kin and G unnet^ Jr. chem. soc. 69. 1903. 

•) P. N. Arata, ib. 1»81. 1152. 

*)C.BOttinger, Ber. 17. 1476. 

*) Th. KOrner u. A. Petermann. Deutsche Gerberzeltung 1904. N 117 

•) H, Trimble, The tannins. 

") P. N. Arata, Jr. chem. soc. 69. 1808. 
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gedampft und mit Wasser aafgenommen. Die wftsserige Ldsnng gibt die 
Fichtenspanreaction, so anch Bothfftrbiuig mit Vanillin nnd Salzsfture, was anf 
Phloroglucin schliessen Iftsst Nach eiiiigem Stehen scheiden sich kleine 
Nadeln aus, die bei 92^ schmelzen, aber keine Anfklftrnng geben. Behandelt 
man dieses Produkt mit siedendem Benzol, so erh&lt man ans diesem LSsungs- 
mittel Rrystalle, die bei 117<> (Resorcin 119®) schmelzen, sich mit Fe Cls yiolett 
fftrben, mit Bromwasser eine charakteristische Trflbung geben, so dass die 
Anwesenheit von Resorcin festgestellt ist. 

Der Starke Chinongeruch der Zersetznngsprodnkte Iftsst aaf Chinon 
schliessen, nm dieses nachzuweisen leitet man in die Schmelze, nach dem 
Neutralisieren mit Schwefelsfture, Wasserdampf ein. Man erhftlt das Chinon 
(wahrscheinlich als Hydrochiuon im Produkte) als gelbe Schnppen im Ktthler. 
Diese werden dnrch schweflige Sftnre entfftrbt. 

Nachdem nnn diese Zersetzungsprodnkte festgestellt waren, versnchte 
ich auf Veranlassung von Herrn Prof. H. R. Procter, die ffir die Pyro- 
catechingerbstoffe so charakteristische Bromwasserfftllungals Trennungs- 
mittel, nnter der Voranssetznng, dass ich entweder Phloroglucin, respective 
Resorcinbromsubstitutions-Prodnkte, oder ein Gemisch dieser erhalten werde, 
anzuwenden. 

Darstellnng des Monobrom-Quebrachopyrocatechin-Gerb- 
stoffes. 10 gr. Gerbstoff (nach H. Trimble) werden in 3 Liter Wasser 
gel5st und die eventnell enthaltenen Farbstoffe mit 25 cm 30®/o Bleiacetat- 
lOsnng gefftUt. Das Filtrat wird tropfenweise, bis zur Bildung eines konstanten 
Niederschlages mit Bromwasser versetzt und sich selbst ftlr 24^ tLberlassen. 
Der Niederschlag in 1 Th. Aceton + 2 Th. Alkohol gel9st, woraus sich nach 
•inigem Stehen das Bromprodukt ausscheidet. Es ist zinnoberroth und brftimt 
sich, ohne zu schmelzen bei 273^. 

1. 0.1208 g Substanz gaben 0.0678 g AgBr = 22.06 O/o Br 

2. 0.1207 g „ „ 0.0669 g AgBr = 21.12 o/o Br 

3. 0.2130 g „ „ 0.3576 g COa und 0.0611 HiO 

C = 45.770/0 und H = 2.91 o/o 
wUrde auf CieHuBrOs stimmen. 

Methoxylbestimmung (nach W. H. Perkin^) 

1. 0.1838 g Substanz gaben 0.2020 g Agl = 6.76 o/o CHs 

2. 0.1898 g „ „ 0.2130 g Agl = 7.060/o CHs 

Ber. fur 2 CHs = 7.280/o 
Einwirkung yon alkoh. Alkali auf das Bromprodukt. 

1 g dea Bromproduktes wird in 30 cm • Alkohol gelSst und mit einer Losung 
von 7.5 g KOH in 50 cm^ Alkohol am Rttckflussktlhler 5^ gekocht. Nachdem 
der Alkohol mit Wasserdampf tiberdestilliert worden ist, wird mit verd. H2SO4 
neutralisiert und mit Ather ausgeschtittelt. Der Ather wird abgedampft, der 
Rttckstand In wenig Wasser aufgenommen und mit Bleiacetat gefftllt. 

Der Niederschlag wird mit Ha SO* zersetzt, mit Ather aufgenommen 
und abdestilliert. Der Ruckstand gibt aus Wasser grosse Krystalle, die brom- 



■) H.B. Procter, the principles of leather manuf . 295. 
") W. H. Perk in, Jr. of chem. soc. 1903. 1367. 
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haltig sind, bei 192—5 schmelzen nnd mit FeCls keine Fftrbnng geben. Be- 
handelt man die Krystalle mit Chloroform, so geht der grdsste Theil in Ldsung 
and man erhalt ein bromfreies Prodnkt das ans Alkohol krystallisiert, bei 
248 schmilzt (Isoyanillinsftare 2b(P) and nach Iftngerem Kochen mit SalzsAure 
mit FeCls Grtinfftrbiing gibt. (Bildong von ProtocatechnsftuTe) Metbyliert 
man mit Dimetbylsnlfat (1 Mol.) and KOH (2 Mol.), so erhftit man aas Alkohol 
Krystalle Schmelzpnnkt 176—7 (Veratmmsftare 179.5). All dieses Iflsst auf 
Isoyanillinsftare als eine Componente des Qaebrachogerbstoffes schliessen. 

Ans der ChloroformlSsang krystallisieren kleine bromhaltige bei 119—20 
schmelzende Nadeln, sie sind NaaCOs iQslich, geben mit FeClt keine FSrbnng 
nnd beim Erhitzen mit cone. HaSOi* aaf 160 Eirschrot. Diese Sftare will ich 
einstweilen als eine Monobromqaebrachylsftare bezeichnen. 
0.1720 g Snbstanz 0.2554 (^Oa and 0.0251 HaO 

C = 40.56 and H = 2.43 
0.1208 g Substanz 0.1108 AgBr = 34.85 o/o Br 
wurde aaf CsHTBrO* stimmen. 

Athylester. Darch LSsen der Monobromqnebrachyls9.are in absol. 
Alkohol and Einleiten von gasf5rmiger HCl 21^ lang. Weisse Nadeln aas 
Benzol Schmelzpankt 93—4. 

Methyl-Aether: lUi Mol. Dimethylsulfat and 2 Mol. KOH werden 
mit einer alkoholischen LSsung aaf 70® erwftrmt. SternfSrmige Krystalle aas 
Chloroform, kleine Nadeln aas Benzol. Schmelzpankt 96—8. 

Kalischmelze der Monobromquebrachy Isftare warde bei 
170<> aosgefahrt and ergab aas Petrolftther Nadeln die bei 109® schmolzen and 
bromhaltig waren. Lasst aaf Monobromresorcin (111®) schliessen. 

Die Arbeit wird fortgesetzt. 



Zur Technologie des Quebracho-Extraktes.O / 1/^2^ 

Von Dr. A. JUNGHAHN, 
Privatdozent a. d. Kgl. Techn. Hochschale Berlin. 



Seit kaam mehr als 25 Jahren wird Qaebrachoholz Sowie -extrakt aas 
Sadamerika za ans eingef iihrt. Diese Produkte haben in dieser relativ karzen 
Zeit in Deutschland, England and alien denjenigen L9.ndern, welche Gerbrinden 
in nnzareichender Menge prodazieren, als Gerbmaterial eine hohe Bedeatang 
wlangt. Ftir die Fabrikation von Oberleder, besonders Rossleder, fur Sohl-, 
Vache- and Riemenleder findet es aasgedehnteste Verwendang, da es bei 
billigem Preise darch verhaltnismftssig hohen Gerbstoffgehalt (18— 22 o/o) and 
<)emgetn£lss starkes Gerbverm5gen aasgezeichnet ist and in Kombination mit 
anderen vegetabilischen Gerbmitteln ein vorziigliches Leder liefert. 

Qaebrachoholz wird zam Theil direkt in geraspeltem Zastande als: 
Loh-, sowie Himschnitt ftir die Grabengerbang zam Versenken gebraacht, 



/^f 



')Vom Verfasser gfltigst eingesandter Sonderabdruck aus der 
Chemiuchen Industrie XXVII, No. 21 (1W4). 
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grdBeteDtheils aber anf Eztrakt yerarbeitet. Die dtinneren Qaebrachobrtihen, 
die sogenannten Farben, welche zor Angerbnng dienen, stellen sich die Gerbereien 
haufig dnrch Extraktion von Qnebrachoholz selbst dar, wfthrend die stftrkeren 
Eztrakte, welche zur Ansgerbung, sowie namentlich aach fttr die in den 
letzten JahreD mehr nnd mehr in Aufnahme gelangten xnodernen Schnellgerb- 
verfabren mannigfachster Art itnerlftsslich sind, fast ausschliesslich in besonderen 
Eztraktfabriken hergestellt werden. Nicht nnr in der Heimath des Quebracho- 
holzes in Argentinien i), soadern ancb in Deatechland, Italien Frankreich und 
.anderen Landem sind in den letzten zwei Jahrzehnten namhafte Fabriken 
dieser Art entstanden, welche eine trotz ihrer Jngend schon recht bedeutende 
nnd leistungsffthige Industrie reprftsentieren. 

Bei der fabrikmflssigen Herstellnng konzen trier ter Extrakte wird natur- 
gemflss dnrch rationelles Arbeiten der Gerbstof f des Holzes in viel yollkommenerer 
Weise aosgentitzt, als es im Rleinbetrieb der Gerberei m5glich ist. Durch 
grtLndliche Extraktion des Qnebrachoholzes, dessen beste Sojrte fUr diesen 
Zweck als „Gran Chaco^ bekannt ist, ist es im Grossen schlie&slich gelnngeo, 
die Ansbente bis anf 500/o (vom Gewicht des Holzes) an QnebrachOextrakt 
von 25® Be. zn steigem. Ein solcher Extrakt mit 6— 70/o Unloslichem ist aber 
des hohen Gehaltes an harzigen Stoffen wegen, wie weiter unten noch n9.her 
erQrtert wird, praktisch nicht verwendbar; man mnss daher gew5hnlich die 
Ansbente anf 42— 430/o beschrftnken, wenn man znr Gerbnng geeigneten reinen 
Extrakt darstellen will. Die ftir die Extraktfabrikation erforderliche Apparatur 
ist erst ktirzlich in der Zeitschrift „Die Chem. Ind. 1904, S. 478" in einer sehr 
interessanten Abhandlnng von F. A. Btihler an der Hand prftchtiger Zeichnungen 
eingehend erlftutert worden. 

Der Qnebrachoextrakt koromt in fltissiger, teigiger und fester Form in 
den Handel, und kann in den Gerbereien leicht durch Auflosen in Wasser zu 
BrUhen beliebiger Stftrke nmgewandelt werden. Die Gerbstoffe des Qnebracho- 
holzes, deren Natur noch vOllig unbekannt ist, bestehen aus in kaltem Wasser 
leicht loslichen, sowie zn einem sehr erheblichen Theile aus schwerl5slichen 
Verbindnngen, dem sogenannten Quebrachoharz^), welches dem „ Eichenroth", 
„Kinoroth" nnd anderen Phlobaphenen (anhydridartigen Substanzen) eiitspricht. 
Da nun im Grossen die Extraktion von Qnebrachoholz mit Wasser in der 
Siedehitze oder sogar nnter Druck bei liber 100® C. vorgenommen wird, so 
ist der gew5hnliche, kftufliche Qnebrachoextrakt ebenfalls dnrch seinen Reich- 
thum an Phlobaphenen charakterisiert und ubertrifft hierin alle anderen Gerb- 
materialien weit. 

Diese Phlobaphene soUen nach Bottinger'), dem wir werthvolle 
Untersnchungen anf diesem Gebiete verdanken, an der Gerbnng ganz wesentlichen 
Antheil nehmen. Da diese schwerlSslichen Gerbstoffe jedoeh nur in heissem 
Wasser sowie in starken Gerbsfturebrtihen loslich sind, so wird ein erheblicher 
Theil derselben (bis zu 300/o) bei der Herstellnng der Brtihen nach erfolgter 
AbkUhlnng sich am Boden der Grnben abscheiden nnd somit ftir den Gerb- 



*) Siehe auch: Die Quebrachoindustrie in Argeminien und Paraguay. („Chem»8che 
Industrie" 1904, S. 301). 

") Arata, Jahresbericht 1878, S. 984. 

') Beiichte der deatschen chen.. Oesellschaft XVII. 1127 XX, 760. 
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prozess verloren gehen. Ein geringerer Antheil dieses Bodensatzes Isgert sich 
allerdings anf der Oberflftche des Leders als sog. „Mud* ab und erhftht ein 
wenig das Gewicht deaselben und somit das Lederrendement. Diesem Vortheil 
steht aber der Nachtheil gegeniiber, dass durch derartige Ablagemngen fester 
Bestandtheile das Eindrigen der Gerbbrliben in die nnendlich zarten Poren 
und Kaiiftle der Haut, mit einem Wort der ftir die Gerbnng so wichtige 
Diffnsionsprozess erheblich behindert nnd verlangsamt wird. Ganz besoiiders 
nachtheilig sind daber die in zn grossem Ueberscbnss yorbandenen Phlobapbene 
bei den neueren Schnellgerbverfabren, namentlicb bei der jetzt in vielen be- 
dentenden Lederfabriken mit grossem Erfolg eingefttbrten Fassgerbnng. 

Das Bestreben der Extraktfabrikanten musste demnach daranf gerichtet 
sein, einen an Phlobapbenen armen oder sogenannten ^kaltlOslichen" Quebracbo- 
extrakt zn erzeugen, dessen Gebalt an Unl6slicbem nur ca. 0,8 bis 1,2 o/o nacb 
der Analyse betrug. VOllig klar iQslicbe Extrakte, d. h. solche, die mit kaltem 
Wasser blanke Losungen geben, sind, wie die Praxis ergab, zur Lederbildung . 
weniger geeignet als solcbe, die einen gewissen Gebalt an Phlobapbenen zeigen. 
Zur Erreichung dieses Zieles waren zwei Wege vorgezeichnet : entweder 
mussten die scbwerloslichen Verbindnngen dnrch irgend ein Reinigungsver- 
fahren entfernt werden, so dass ein von Phlobapbenen freier Extrakt entstand, 
oder man musste versuchen, die schwerldslichen Gerbstoffe in leichtt5sliche 
iiberzufuhren. Beide Wege sind yon der Industrie eingeschlagen worden. 

Das einfachste Reinigungsverfahreh besteht im Absitzenlsssen der 
Phlobaphene durch Abklihlung der genligend verdtinnten Brtthen im Klftrbottich 
und Abziehen der geklarten Bruhe. Es treten hierbei naturgemftss hohe 
GerbstoffverluPte ein. Man versuchte deshalb durch einen Zusatz yon Chemikalien, 
namentlich Metallsalzen, eine Fftllung der Harze herbeizuftthren. Gleichzeitig 
sollten auf diesem Wege aucb die Farbstoffe des Extraktes, welche dem 
Leder ein unangenebmes Roth ertheilen, als unl5sliche Farblacke niedergeschlagen 
oder in hellere Verbindungen yerwandelt werden. Beide Vortheile wurden nicht 
immer erreicht und so erhielt man je nach der Art des Reinigangsyerfahrens 
entweder durch Entfernung des Farbstoffes sog. „entfJlrbte Extrakte" (dis- 
coloured extracts, extraits decolores), oder durch Abscheidung des Harzes 
sog. „geklftrte Extrakte* (purified extrakts, extraits clarifies); Verfabren 
endlich, welche beiden Forderungen gerecht wurden, lieferten die ^geklftrten 
und entfarbten Extrakte". 

So wurden schon yor 20 Jahren Aluminiumsalze zum Klaren und 
Entfftrben yon Gerbbrliben empfohlen. S. Doutreleau& Co. fanden im 
Aluminium thiosulf at ein sehr geeignetes Salz (D. R. P. No. 32632, sowie Engl. 
Patent No. 14561). Dasselbe zerfftllt beim Erwftrmen der Brtthen in unter- 
schweflige Saure, welche entfarbend wirkt, indem sie sich zu Schwefelsaure 
oxydiert, und in Thonerde, welche mit den Farbstoffen unlosliche Lacke bildet. 
Im Doutreleauschen Patent wird auch die Anwendung yon Thonerdesulfit 
'esp. derjenigen Salze yorgeschlagen, die durch Wechselwirkung die Bildung 
von Thonerdesulfit yeranlassen kSnnen, wie z. B. Aluminiumsulfat nnd 
Natriumsulfit oder -bisulfit. Die bei dieser Rlarung unyermeidlichen Gerbstoff- 
verlxiste, sowie die Bildung yon Schwefelsaure sucht das Verfabren des 
I^.R.*?. No. 71309 yon Dr. A. H. Schenk zu yermeiden durch Behandlung 
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der Brtlhen mit schwefelsaarer Thonerde nnd Bary thydrat ; das hierbei in statu 
nascendi entstehende Alumininmhydrat soil nftmlich nach Anfnahme dee 
Farbstoffes dnrch das gebildete Baryninsulfat beschwert, rascb zn Boden 
sinken. Ferner sind Antimonsalze im D. R. P. 53398 nnd 55113 von A. Fdlsing, 
Bleiiiitrat dagegen im D. R. P. 56H04 von S. Landini, Ferrocyankalinm im 
D.R. P. 71638 von E.Roy als Zusfttze in Vorschlag gebracht worden. Ein 
dnrch die Gondoloschen Patente znerst bekannt gewordenes and vielfach 
im grossen angewandtes Klftr- nnd EntfErbnngsmittel ist endlieh Blntalbnmin, 
welches wie alle Eiweissstoffe leicht mit Gerbstoffen Verbindnngen eingeht. 
Beim Erhitzen der Brilhen coagalieren dieselben, indem sie zngleich die Ver- 
unreinignngen einhtlllen nnd zn Boden reissen. Durch alle diese RUr- and 
Entfttrbnngsmittel wird zwar der beabsichtigte Zweck in mehr oder weniger 
vollkommener Weise erreicht ; jedoch haben s&mmtliche Verfahren den Nachtheil, 
mit Gerbstoffverlusten, resp. Verminderng der Aasbeate, welche bis za I8O/0 
betragen k5nnen, verkntipft zn sein, so dnss die so erzengten Extrakte zn 
thener werden. 

Ans diesem Grande versachte die Eztrakttechnik schon vor einem 
Jahrzebnt, anf dem zweiten der beiden m5glichen Wege vorwftrts zn gelangen. 
Darch Zagabe von Soda, Pottasche, Borax, Ammoniak and anderen alkalisch 
wirkenden Agentien bei der Extraktion snchte man die Phlobaphene anfsu- 
schliessen nnd in I^sliche Verbindnngen tkberznftkhren. Die so hergestellten 
alkaliscben Extrakte waren zwar etwas It^slicher, behielten aber im tibrigen 
ihre dickfltlssige, harzige Beschaffenheit and rothbraane Farbe. Eine danernde 
Stellnng in der Gerbereitechnik haben dieselben sich nicht erwerben kQnnen, 
weil die damit herges^tellten Leder eine nnangenehme Fftrbung erhielten. Aach 
waren diese Extrakte nicht bftnrebestftndig, sondern zeigten beim Ansftnren 
oder beim Zasammentreffen mit sftarehaltigen Gerbbriihen eine starke 
Aasscheidnng von nnlQslichem Gerbstoff; Sftnrebestftndigkeit von Extrakten 
ist aber ftir viele Gerb verfahren, so z. B. fttr die Herstellang des ^Norddentschen 
Sohlleders^ von nicht zn anterBcha.tzender Bedeatnng. 

Ein durchschlagender Erfolg in der Herstellung brauchbarer, leicht- 
I6slicher Qnebrachoextrakte warde erst dnrch die Verwendang von Salfiten 
erzielt. Zwar warden schon im Jahre 1876 in den amerikanischen Patenten 
No. 178919 and 193443 von James Foley (Montreal) Salfite als Zasatzmittel 
bei der Extraktion von Gerbmaterialien in Vorschlag gebracht, jedoch lediglich 
znm Zwecke der Konserviernng and Entfftrbang der Gerbbrtihen, wie sie bei 
Gallas-, Sumach-, Myrobolanen-, Mimosenrinden- and anderen Extrakten seit 
vielen Jahren in Enropa tlblich sind. Eine Behandlang von Gerbbriihen mit 
freier schwefliger Sttare warde zaerst von Earnshaw Brandley (Amer. 
Patent No. 174110) vorgenommen; jedoch sollte das Verfahren lediglich znm 
Bleichen von Hemlock - Ex trakt, dem fttr Amerika wichtigsten Gerbmaterial 
dienen. 

Erst viel spftter, nftmlich im Jahre 1897 gelang es der Firma Le petit 
Do I If as und Gansser in Mailand and Garessio in Italien nach D.R. P. 
No. 91603, welchem spftter noch die Zusatzanmeldung L. 16890 IV/28a folgte, 
durch Einwirkung von Snlfiten aaf gewChnlichen schwerlSslichen Qaebracho- 
extrakt onter ganz bestimmten, noch weiter zn er5rteruden Bedingnogen 
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leichtl5slichen, sfturebestllndigen Eztrakt zu erzengen, welcher sich sehnell 
Eiogang in die Gerbereitechnik verschaffte, und zweifellos seit dem erwfthnten 
Gondoloscheu Rlftrverfahren einen der bedeuteDdsten Fortschritte in der 
Technik der Gerbstoffextrakte bildet FUr die HerBtoilnng iQslicher Quebracbo- 
extrakte konnten die obigen amerikanischen Patente Bchon insofern nicht in 
Bfitracht kommen, als damals Quebrachoeztrakt nocb unbekannt war; 
Qnebracboholz wnrde erst um das Jahr 1876 von Dnbosc, dem Inhaber 
einer Extraktfabrik in Havre, in Europa eingefUhrt, jedocb noch nicht unter 
dieeem Namen. 

Dennocb masste es vom technischen sowie patentrechtlicben Stand- 
pnnkte aus von gr(58stem Interesse sein, festznstellen, ob es m5glich ist unter 
Anwendung der in den amerikanischen Patenten angegebenen Versuchs- 
bedingangen auf Qnebracboholz dieselben leichtloslichen Qaebrachoeztrakte 
zn erhalten wie nach D. R. Patent 91603 nnd seiner Znsatzanmeldung. Z|ir 
Klftnmg dieser Frage babe ich im Lanfe der letzten J«hre eine gr^Sssere 
ezperimentelle Untersuchnng ttber die Einwirkung von Sulfiten anf Quebracho- 
gerbstoff ansgefflhrt, welche im Folgenden beschrieben werden soil. Znm 
Zwecke besseren Verst&ndnisses sei znnEchst der Wortlaut der beiden 
amerikanischen Patentansprtlehe in deutscher Uebersetznng, sowie des Patent- 
anepruches des D. R. Patentes 91603 und der Zusatzanmeldung L. 16890 IV. 
28 a yorausgeschickt. 

Amerikanisches Patent 178919: Verfahren zum Bleichen und Konservieren 
von Gerbstofflosungen durch Vermischen der verdtlnnten LOsungen oder der 
von Hemlock und anderen Rinden erzeugten konzentrierten G^rbextrakte mit 
den Sulfiten von Natrium, Calcium, Kalium, Aluminium und Ammonium, einzeln 
Oder in Kombioation, in Form fester Salze oder in L5sung. 

Amerikanisches Patent 193443: Verfahren zur Darstellung von Gerb- 
extrakten durch Auslaugen der Rinde mit Wasser, welches Calciumbisulfit 
gelSst enthalt. 

D. R. Patent 91603: Verfahren zur Herstellung neuer Farbstoffe und 
Gerbstoffe aus den nattirlichen Farbstoffen und Gerbstoffen bezw. ihren 
Extrakten, dem Gelbholze, Fisetholze, Quercitron, Quebracho, Hemlock und 
der Fichte, gekennzeichnet durch die Einwirkung von Bisulfiten oder Sulfiten 
der Alkalien bei Temperaturen von IQO^ — 150® C, eventuell unter Druck, 
auf die Extrakte der angefilhrten Farbstoffe bezw. GerbstoffhClzer oder die 
Farbstoff- bezw. Gerbstoffh5lzer selbst. 

(Fortsetzung folgt.) 



Notes and Queries. — Sprechsaal. — Tribune libre. 

I. A. L T. C. I. V. L I. C. A. I. C. I. C. , n 



Zur Filterkerzen-Flltr ationsmethode, 

Von JDr» J". Baessler* "^"'"*"^'*-*^. 
(Schluss.) 

Da in der Freiberger Versuchsanstalt alltftglich eine gr^ssere Anzahl 
derartiger Filtrationen auszufUhren ist, so steht den Assistenten, welche die 
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betreffeiiden Untersuchungen vornehmen, ein Apparat zur VerftLgaog, welcher 
gestattet, gleiehseitig 4 Filtrationen yorzunehmen. Das Nfthere geht Aua Ab> 
bildung 2 hervor. Diese Apparate habeu den Vorzog, dass mit denRelben naeh 
vollstAndiger ZuBaininenstelliing gleichzeitig 4 Scbeidetrichter angesaugt wurdeu 
kdnnen, dass man also 4 Filtrationen zogleich yornehmen kann; femer kanu 
man nacb Hersteliong des luftverdlinnten Raumes jeden Scheidetrichter fiir 
sicb abstellen and in jedem einzelnen derselben dnrcb Oeffneu des Luftein- 
ladsbahns wieder den normalen Druck herstellen. Diese Apparate baben sich 
in dieser Moutierung bis jetzt sehr gut bewfthrt. Ich mdcbte noch bemerken, 
dass die Verbindung der einzelnen Theile nicbt mit Drackschlauch, sondern 
mit gewQbulichem rothen Gnmmischlaucb erfolgt, dessen Inueres mit ca. V^ cm 
laugen Glasrobrstflcken ausgefUllt ist 

Ich m5chte ansdrttcklicb hervorheben, dass ich nicht etwa auf dem 
Standpunkt stehe, dass hinsichtlich der Montierang bestimmte VorschrifteD 
erlassen werden sollen, and dass hierbei die meinige zu Grande gelegt warden 
mdge. Ich bin der Ansicht, dass man in dieser Beziehung dem Einzelnen 
vollst&ndig freie Hand lassen soil, weil diese Paukte ohue jeden Einfluss auf 
das Aualysen-Ergebnis sind. Nor hinsichtlich der GrQsse der Filterkerzen 
wtlrde es vielleicht zweckmHssig sein, Vereinbarungen zu treffen and sich auf 
eine bestimmte Grdsse za e'migen. In diesem Paukte halte ich im Interesse 
einer schnellen Filtration fUr empfehlenswerth, eine iiicht. zu kluine Kerze zu 
wfthlen. Die in der Versuchsanstalt benutzte Gr5sse — 13 cm Lftnge und 
3 cm Darchmesser — hat sich als zweckmftssig erwiesen. Der Preis kaun 
bier, da die Kerze sehr lange gebrauchsffthig bleibt, nicht in Frage kommen. 
yDie Filtration mit den Filterkerzen hat sich bei den in der VerBUchs- 
anstalt aasgeftlhrten Untersachangen bis jetzt sehr gut bewfthrt; nur bei 
Fichtenrindenauszugen sind wir aaf Schwierigkeiten gestossen, insofern, als 
sich die Kerzen, wahrscheiulich infolge eines Gehalts an fein verthoilteu harzigen 
Bestandtheilen, sehr raach vollst&ndig yerstopfeu and danu die Filtration ganz 
anmOglich gemacht wird. Bei der Filtration yon Fichtenrindenaaszugen wird 
man yorlftufig noch Filtrierpapier yerwenden mUssen. Es sollen demnftchst 
Versache aasgefUhrt werden, welche den Zweck haben, auch diese Schwierig- 
keiten zu beseitigen. 

Was die Reinigung der Kerzen nach dem Gebraache anbelangt, so wird 
dieselbe in der Versuchsanstalt derart yorgenommen, dass die Kerzen zunflchst 
mit einer ganz weichen BUrste abgeblirstet und danu ca. 1 Stunde in kochend* 
heisses Wasser gelegt werden; hierauf montiert man die Kerze und sangt 
einige hundert ccm heisses Wasser durch, um den in der Kerze sitzenden 
schwerldslichen Gerbstoff za l&sen and zu entfernen. Hierauf werden die 
Kerzen yollstftndig getrocknet und sind naumehr wieder zum Gebrauche fertig. 
Ich halte eine derartige Reinigung und eine yollst&udige Trocknuug im 
Interesse der Genauigkeit der Analysen-Ergebnisse ftlr unumg&nglich noth- 
wendig. Die Reinigung der Kerzen durch Einlegen in yerdUnntes Ammoniak 
hat sich weniger gut bewfthrt, sodass wir zu dem geschilderten Verfabren 
tlbergegangen sind. 

Freiberg^ am \3. Februar 1905. 

Honorary Editor, Ehren-Redakteur, R6dacteur d'honneur: 
Franz Kathrainer in Worms a. Bh« 
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Zur Technologie des Quebracho-Extraktes. 

Von Dr. A. JUNGHAHN, 
Privatdozent a. d. Kgl. Techn. Hochschnle Berlin. / 

(Fortsetzung.) 

Znsatzanmeldung L. 16800 IV/28a: Eine weitere Ausftthmngsform des 
durch Patent 91603 geschiitzten Verfahrens zur Darstellnng von kaltloslichen 
Qnebrachoextrakten aus schwerlQslichen Extrakten, dadurch gekennzeichnet, 
dags man die klarlSslichen, schwach alkalischen Produkte, welche durch 
Erhitzen von schwerlOslichem Quebrachoextrakt und neatralem Natriumsulfit 
auf 85—90® C. entstehen, Iftngere Zeit auf diese Temperatur erhitzt und dann 
ansauert. 

Da eine Aufstellung der im Grossbetrieb lib lichen Diffusionsbatterien 
Yon 12 und mehr Apparaten sich im Eleinen schwerlich ausfUhren liess, musste 
ieh zunftchst durch mehrere Vorversuche eine Methode eruieren, welche in 
moglichst einfacher Weise im Laboratorium gestattet, Quebrachoholz behufs 
Gewinnung der leicht- sowie der schwerloslichen Gerbstoffe erschSpfend zu 
eitrahieren. Es blieb nichts anderes iibrig, als durch wiederholtes Auskochen 
des Holzes mit Wasser oder bequemer, weil schneller zum Ziele ftthrend, mit 
verdlinntem Alkohol (gleiche Volumina Wasser und 94 prozentiger Alkohol) 
die Extraktion auszuftthren. Vergleichende Versuche ergaben, dass man durch 
11 maliges je ^li stiindiges Auskochen von 

Versuch 1 

300 g geraspeltem Quebrachoholz mit je 750 ccm Wasser die gleiche Ausbeute 

an Extrakt erhielt, wie bei 4 maligem je 1 stiindigem Auskochen von 300 g 

Quebrachohplz mit je 

Versuch 2 

750 ccm eines verdtinnten Alkohols von der angegebenen Konzentration ; nach 
dem Eindampfen der Brtthen im Vakuum konnten im ersteren Falle 155 im 
letzteren 159 g Extrakt von 25® B6. gewonnen werden. Beide Extrakte batten 
das gleiche Aussehen und erwiesen sich gleich schwerl5slich. Auch entsprach 
die Ausbeute der im Grossbetriebe tlblichen. Im Anschluss an diese Vorversuche 
warden nun 6 Extr^ktionen von je 300 g Quebrachoholz mit je 
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Versuch 3—8 
3 1 verdlinntem Alkohol, genau wie bei Versach 2, jedoch nnter Znsatz von 
bestiinmten Meiigen Natriambisalfit resp. Natriumeulfit ausgeftthrt, urn fest- 
zastellen, ob man unter diesen Bedingangen zu leichtloslichen Extrakten ge- 
langen kann. Der Zusatz der Aikalisulfite erfolgte derart, dass jedes Mai 
bei der ersten Extraktion die grosste Menge Salz in Anwendung gelangte. 
Die bei jedem Versnche erhaltenen vier Extrakte warden jedes Mai vereinigt 
und im Vakuum bei 65 — 70^ soweit eingedampft, dass dieselben eine Stftrke von 
25® B6. aufwiesen. Die folgende Tabelle I zeigt, in welcher Weise die ZnsHtze 
von Snlfitsalzen bei den Extraktionen zar Vertheilung gelangten. 

Femer geht aus dieser Tabelle heryor, dass die Ausbente an 25® Be. 
starkem Extrakt scheinbar grosser ist, als bei der Extraktion ohue Znsatz 
von Sulfiten. In Wirklichkeit ist die Ausbeute jedoch, wie aus der letzten 
Rubrik der Tabelle ersichtlich, unter dem Einflusse der Zuslltze eine geringere 
geworden. Denn durch die im Extrakt ausser den Gerbstoffen noch vorhandenen 
Sulfite wird naturgem9,ss das spezifische Gewicht des Extraktes wesentlich 
erhdht, wfthrend der wirkliche Gehalt an Gerbstoff entsprechend geringer ist. 
Es bedarf daher einer Umrechnung, um die wirkliche Ausbeute an reinem 



TABELLE L 
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Qaebrachoholz 
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Zusfttzp: 
Bisulfit 'dG" Be. 


Zq- 
sammen 


Holz 


Ausbeute 

an 2r>« Be. 

Ext. 


Wirkliche 
Ausbeute 
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II ! Ill 1 IV 
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in. 


300gund4mal750 




















ccm verd. Alkohol 


2 


1 


1 


1 


5 


1,66 


165 


158 


IV. 


300gund4mal750 




















ccm verd. Alkohol 


22 


12 


10 


6 


50 


16,66 


210 


138 


V. 


300gund4mal750 




















ccm verd. Alkohol 


40 


20 


10 


10 


80 


26,66 


242 


127 
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VI. 


300gund4mal750 




















ccm verd. Alkohol 


2 


1 


1 


1 


5 


1,66 


170 


156 


VII. 


300 g und 4 mal 750 




















ccm verd. Alkohol 


22 


12 


10 


6 


50 


16,66 


212 


124 


VIII. 


300 g und 4 mal 750 




















ccm verd, Alkohol 


40 


20 


10 


10 


80 


26,66 


340 


119 



Extrakt von 25 ® Be. zu ermitteln. Bei Versuch 4, 5, 7 und 8 ist demnach die 
wirkliche Ausbeute an Gerbstoff eine geringere, wie bei Versuch 1 und 2, da 
die zugefiigten Sulfite die LSsIichkeit der Gerbstoffe in verdiinntem Alkohol 
nicht unwesentlich herabsetzen. 

Audi bei Verwendung von steigenden Mengen von Natriumsulfit als 
Zusatzmittel, von dem man, da es alkalisch reagiert, eigentlich erwarten sollte, 
dass die Ausbeute erhoht wttrde, wird die Ausbeute eine geringere. Es muss 
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demDHeh ein Teil der Gerbstoffe, und zwar wahrseheiDlich in erster Linie der 
schwerlSslichen, in dem extrahierten Uolze zuruckgeblieben sein. Um diese 
Annahme zu beweisen, wurden die folgenden drei Versnche ausgefUhrt: 

Versuch 9. 
300 g Quebrachoholz wurden genau wie in Versuch 2, mit verdtinntem 
Alkohol extrahiert. Das zurttckbleibende Holz wurde mit 300 ccm verdtinntem 
Alkohol nachgewaschen und sorgfftltig getrocknet. Das Gewicht des trockenen 
Holzes betrug 185 g. 

Versuch 10. 

300 g Quebrachoholz wurden genan wie bei Versuch 9, jedoch unter 
Zusatz von 32 g Natriumsulfit extrahiert. Das Gewicht des Holzes betrug 
nach dem Trocknen 190 g, also 5 g mehr, ais bei Versuch 9. 

Versuch 11. 

300 g Quebrachoholz wurden genau wie bei Versuch 9, jedoch unter 
Zusatz von 32 g NatriumbisulfitWsung von 38® Be. extrahiert. Das Gewicht 
des Holzes betrug nach dem Trocknen 194 g, also 9 g mehr, als bei 
Versuch 9. Diese Zahlen beweisen demnach, dass erhebliche Mengen von 
sehwerl6slichen Gerbstoffen bei der Extraktion unter Zusatz von Sulfiten im 
Holze zuriickbleiben. Auch die Ausbeute von Extrakt war naturgemftss bei 
Versuch 10 und 11 eine dementsprechend niedrigere als bei Versuch 9. 

Durch alle diese Versuche wird also der Nachweis erbracht, dass die 
Extraktion von Quebrachoholz unter Zusatz von Sulfiten eine mangelhafte ist, 
da, infolge d«s Zuriickbleibens schwerloslicher Gerbstoffe im Holze, die Aus- 
beute an Extrakt niedriger ist, als bei der Extraktion mit reinem Wasser. 
Die bei Versuch 9 bis 11 erhaltenen Extrakte wurden geoau, wie bei den 
frtiheren Versuchen im Vakuum auf 25® Be. starken Extrakt eingeengt. Die 
aus Versuch 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 11 erhaltenen Extrakte wurden auf ihre 
LSslichkeit in kaltem Wasser untersucht und erwiesen sich sammtlich als 
nicht klar l5slich. Die mittelst Natrium bisulfitzusatz hergestellten Extrakte 
aus Versuch 3, 4, 5 und 11 waren zwar weniger harzig, jedoch noch in kaltem 
Wasser schwerloslich. Dagegen erwiesen sich die bei Versuch 7, 8 und 10 mittelst 
Natriumsulfit erhaltenen Extrakte zwar als leichter iSslich als die anderen, 
sie waren jedoch nicht klar, sondern nur unter Trttbung ICslich ; auch entstand 
auf Zusatz von Bisulfitlosung, Essigsfture oder verdiinnter Schwefelsfture eine 
erhebliche Fallung, so dass die Extrakte als nicht saurebestftndig anzusel.en 
waren. Fiir diese Erscheinung sind nun zwei Erklftrungsweisen denkbar: a) 
bei Versuch 7, 8 und 10 sind die schwerlQslichen Verbindungen unter dem 
Einflusse der verhaltnismftssig grossen Menge des zugesetzten Natriumsulfits 
in erheblicher Menge im Holze zuruckgeblieben, so dass also die bei diesen 
Versuchen erhaltenen Extrakte arm an den in kaltem Wasser schwerl5slichen 
Bestandtheilen sind. b) Das alkalisch reagierende Natriumsulfit hat wie freies 
Alkali gewirkt und die schwerl(5slichen Gerbstoffe theilweise in leichtl^sliche 
Verbindungen libergefuhrt. Wahrsclieinlich wirken beide Faktoren zusammen. 

Versuch 12. 
Um nun festzustellen, bei welehen Temperaturen die bei Versuch 3 — 8 
erhaltenen Eixtrakte in leichtlosliche iibergehen, wurden Proben derselben zu 
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je 30 g in Druckflftschchen unter sonet vOllig gleichen BediDgQDgen anf 
hOhere Temperaturen erhitzt, and zwar: 

1. 3 Stunden auf 80«>. 

2. 3 , „ 1000. 
3.3 , „ 1300. 

Die folgende Tabelle enthftlt die Resultate dieser Versucbe: 
TABELLE 11. 



;s 


Enthalten 


1 


NaHSOs 


H 




w 


g 


III. 


5 


IV. 


50 


V. 


80 




NaaSOa 


VI. 


5 


VII. 


50 


VIII. 


80 



Nach 3stiindigein 
Erhitzen auf 80® 



DesgleichenauflOOO 



Desgleichen auf 130^ 



8chwerl5s1., neutral 



triibe loslich, sauer, 
mitNaHSOsFallung 

schwerlOsl., neutral 
triibelQsI., alkalisch, 
mitNaHSOsFallung 

trflbel58]., alkalisch, 
mitNaHSOsFallung 



8cbwerl6sl., neutral 
trUbelQslicb, neutral, 
mitNaHSOsFallung 
leichtlGslich mitTrti- 
bung, mit NaHSOs 

Fallung 
schwerlQsl., neutral 
leicbtl(5sl., alkalisch, 
mit NaHSOs F&llung 

leichti^sL, alkalisch, 
m. NaHSOs Trubuug 



8chwerl5sl., neutral 

leichtl58lich,neatral, 

mitNaHSOsFallung 

leichtloslich,neutral, 

m.NaHSOsTriibung 

schwerl(5sl., neutral 
klarl5sl., alkalisch, 
mit NaHSOs keine 

Fallung 
klarlSsl., alkalisch, 
mit NaHSOs keine 

Fallung 



Es hat sich demnach gezeigt, dass Extrakt 3 und 6 selbst bei 130^ yollig 
schwerlQslich und harzig bleibt, und dass man daher mit den in den 
amerikanischen Patenten 178919 und 193443 angegebenen Mengen von Sulfit 
nie und nimmer imstande ist einen leichtloslichen Extrakt zu erzeugen. In 
den angefUhrten Patenten wird namlich eine Uuze gleich 28,3 g Sulfit anf 
eiiie Gallone gleich 4,2 1 des zur Extraktion dienenden Wassers zugefugt. Da 
nun in der Praxis 100 kg Quebrachoholz schon mit ca. 250 1 Wasser bei 
Anwendung von 12 und mehr Diffusionsapparaten erschSpfend extrahiert 
werden kSnnen, und dann etwa 48 — 50 kg 8chwerl5slicher Extrakt von 25 »* Be. 
erhalten werden, so berechnet sich hieraus fur die in meinen Versuchen an- 
gewendeten 300 g Quebrachoholz rund 5 g Sulfit. Ferner beweisen obige 
Versucbe, dass bei 3 sttindigem Erhitzen auf 80® keine der sechs Proben 
vollig klarldslich wurde. Bei 100 ^ wurden nur Extrakt 7 und 8 vollig 
klarldslich, sie gaben jedoch, mit Natriumbisulfit oder Sauren versetzt, eine 
TriibuDg, waren also noch nicht ganz saurebestandig. Erst bei 130<> gelang 
es, auch Extrakt 4 und 5 in den v5llig klarlSslichen Zustand iiberzuftihren. 
Da nun die Extrakte 4, 5, 7 und 8 infolge der Sulfitzusatze bei der Extraktioii, 
wie schon frtiher angefuhrt, nicht die Gesammt-Extraktivstoffe des Quebraeho- 
holzes enthalten und daher auch leichter in den kaltlOslichen Zustand tiber- 
zufUhren waren, so wurden, um ein vollig klares Bild iiber die Einwirkung 
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von Temperatur and Dauer des Erhitzens zu gewinnen, Versnche angestellt 
gewohnlichen schwerlSslichen Quebrachoeztrakt durch Erhitzen mit Sulfiten 
in leichtlQslichen sftnrebeBtftiidigen UberzufUhren. 

Versuch 13. 
Zu diesem Zwecke warden 200 g schwerl5dlicher Extrakt mit 50 g 
Bisnlfitl58ung von 36 ^ Be. vermischt. Das Gemiech wurde in 5 Drnckflaschen 
vertheilt and letztere im Oelbade anf 130 ^ erhitzt. Die nach 1, 2, 3, 4 and 
5 Stnnden gezogenen Proben zeigten das aas der folgenden Tabelle III 
ereichtliche Verhalten. 

TABELLE III. 



MitNaHSOs 



Beaktion 



1. Nach 1 Stande weniger zfthe, trilbelOslich 



2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



etwas zfthe, trubel^slich 
fast klarloslich . . . 
klarlCslich 



Fallnng Saner 



Geringe 



Keine 



Da die 5 Stunden lang erhitzte Probe noch immer mit Natrium bisulfitlOsung 
eine geringe Fftllung gab, so wurde dieselbe noch weitere zwei Standen auf 
\dO^ erhitzt, bis aach mit Natriambisulfit keioe F&llung oder Trubong mehr 
zn konstatieren war. 

Ueber die Einwirkung von Natriumsulfit auf gewohnlichen schwerlos- 
lichen Quebrachoextrakt warden noch die folgenden zwei Versuche ausgefuhrt : 

Versuch 14. 
100 g 8chwerl5s1icher Quebrachoextrakt warden mit einer konzentrierten 
Losnng von 17,5 g Natriumsulfit im Wasserbade 10 Stunden lang auf 60—63® 
erhitzt, indem alle 2 1/2 Stunden eine Probe gezogen, und der Extrakt auf sein 
Verhalten untersucht wurde. Es zeigte sich, dass erst nach 7 ^jt Standen der 
Extrakt kalt klar l5slich geworden war. Jedoch selbst nach lOstiindigem 
Erhitzen war derselbe noch immer nicht saurebestttndig. Die Einzelheiten der 
Versnchsresultate sind aus Tabelle IV ersichtlich. 



TABELLE IV. 



Dauer des Erhitzens 
auf 60-630 



2 1/2 Stunden 



5 Stunden 7 1/2 Stunden 



10 Stunden 



Loslichkeit d. Extraktes 
in kaltem Wasser 

Verhalten des Extraktes 
geg.jn Sftiiren u. Bisulfit 



leicht iQslich 

mit Triibung 

krftf tige Fal- 

lung 



fast klar l5s- 

lich 

Fallung 



klar loslich 



Fallung 



klar Idslich 



Fallung 
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Versuch 15. 
Verauch 14 wurde in der Weise wiederholt, daas an Stelle der Temperatnr 
von 60—63® eine solche von 80—85® in Anwesdnng kam; alle 1 V* Stunden 
warden Proben gezogen und untersucht. Der Versuch ergab, dass be.i dieser 
Temperatur erst nach 5 Stunden ein gegen Eesigsfture und BisulfitlQsung 
bestHndiger Extrakt erhalten wurde. Mit verdiinnter Schwefelsaure gab 
derselbe jedoch noch eine Fullung, und es bedurfte noch eines weiteren zwei- 
stiindigen Erhitzens auf 80—85®, um den Extrakt auch gegen Schwefelsaure 
bestftndig zu machen. Der so erhaltene Extrakt wurde schlie&slich nach den 
Angaben der Patentanmeldung L. 16890 IV/28a mit 10 g BisulfitlOsung ver- 
mischt und stellte nun ein iu kaltem Wasser leicht und v(5llig klar iSsliches 
sowie sfturebestftndiges Produkt dar. Tabelle V gibt die Einzelheiten der 
Versuchsresultate an. 

TABELLE V. 



Dauer des Erhitzens aaf 80-85 " 



VU Stunde 


2'/*Stuiideo 


3'/4 Stunden 


6 Stunden 


fast klar 


klar lOslich 


klar lOslich 


klar lOslich 


lOslich 








sieml. 


schwUchere 


gerlnge 


mit 


Starke 


FUllang 


F&Hung 


Schwefel- 


F&UuBg 






saure 
F&llung 



7 Stunden 



LOslichkeit des Extraktes in 

kaltem Wasser 

Verhalten des Extraktes gegen 

Sfturen und Bisulfit 



klar lOslich 

mit 
Schwefel- 
saure keine 
F&llung 



Ferner war die Frage zu entscheiden^ ob bei blossem Eindampfen von 
Quebrachobrtihen im Vakuum unter Zusatz von Sulfiten leichtiosliche Extrakte 
entstehen k5nnen? Zu diesem Zweck habe ich die folgenden zwei Versuche 
ausgeflihrt : 

Versuch 16. 

Eine ^us 100 g Quebrachoextrakt dnrch entsprechenden Wasserzusatz 
hergestellte Briihe von 7® Be. wurde mit 17,5 g Natriumsulfit versetzt und im 
Vakuum bei 60—65® eingedampft. Der so erhaltene Extrakt, welcher ein 
rdthlichbraunes Ausflehen zeigte, war in kaltem Wasser zwar leicht, aber unter 
Triibung loslich. Mit Bisulfit oder Sfturen versetzt, entstand eine krftftige 
Fallung. Der Extrakt war demnach auch nicht sfturebestftndig. 

Versuch 17. 

Die Bedingungen waren bei diesem Versuche genau die gleichen, wie 
beim vorigen; nur wurde an Stelle des Sulfits 17,5 g Natriumbisulfitlosung 
verwendet. Der so erzeugte Extrakt war heller und etwas weniger harzig, 
in kaltem Wasser jedoch keineswegs leicht und klar l5slich. Beim Ansfturen 
vermehrten sich die Ausscheidungen noch. Man gelangt also auf diesem Wege 
nicht zu kaltlSslichen, sfturebestftndigen Extrakten. Das Endergebnis der ganzen 
Versuchsreihe ist demnach kurz foldendes. 

Mit den in den amerikanischen Patenten 178919 und 19.H443 angegebenen 
Mengen von Sulfiten ist man Uberhaupt nicht imstande, auch nur den geringsten 
Erfolg zu erzielen. Aber selbst bei Anwendung erheblich gr5sserer Sulfitzu- 
sfttze ist es nicht mdglich, nach diesen Verfahren eine Umwandlung der schwer- 
loslichen Gerbstoffe des Quebrachoholzes in kaltlosliche, sfturebestftudige Ver- 
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bindangen berbeizuftihren, wegen der bei der Extraktion sowohl wie beim Ein- 
dunpfen im Vakuum berrschenden zu niedrigen Temperatur and zu gering«n 
KoDzentration der BrUh«n. 

Will man kaltl5sliche, sfturebestftndige Quebracboextrakte von saarer 
Reaktion, weich« allein gerbereitechnischen Wert haben, erhalten, so kann dies 
geschehen entweder: 

a) direkt durcb Erbitzen gewSbnlichen scbwerKJslicben Qnebracboextraktes 
mit Natriumbisulfit in geniigender Menge unter Druek auf erheblich tiber 
100® liegende Temperaturen , also nacb der Vorschrift des D. R. Patentee 
91603 Oder b) durcb Erbitzen des gew5bnlicben Qnebracboextraktes mit Natrium- 
sulfit in genugender Menge auf tiber 75® liegende Temperaturen und nacb- 
tr&gliches Ansftnren, also wie in der Anmeldung L. 16890 IV 28 a angegeben. 
In diesem Falle kann demnacb aucb im offenen Rttbrkessel gearbeitet werden, 
wie es aucb schon im D. R. P. 91603 in einem Beispiel der Darstellung ange- 
geben worden ist; eine Temperatur von 100® kann bierbei nicht erreicbt werden. 

Ftir die eigenthumlicbe Verftnderung, welche Quebracboextrakt beim 
Erbitzen mit Sulfiten erleidet, kann man nur dann eine Erklftrung finden, wenn 
man annimmt, dass die Gerbstoffe des Quebrachoholzes bierbei in neue Verbin- 
dnDgen mit anderen Eigenschaften iibergeben. Zur Best&tigung dieser Annabme 
wurde icb durcb die folgenden vergleicbendeu Versuche geftlhrt. 

Versucb 18. 

Ein Vergleich der Eigenschaften des gewQhnlichen schwerlttsHchen 

Qnebracboextraktes mit dem durcb Tsttlndiges Erbitzen mit Bisulfit auf 130® 

(siehe Tabelle III, No. 6), sowie mit dem nacb Anmeldung L. 16890 IV728a 

(siebe Versucb 15) erhaltenen ergab die in Tabelle VI verzeicbneten Resultate. 

TABELLE VL 





Viskosit&ts- 


In kalt 




Mit 






grad 


Wasser 


MltH.SOi 


Na HSO. 


F&rbung 


Leicht lOsliche Extrakte nach 


leicht- 


vOlllg klar- 


keine 


keine 


heUgeU> 


D. R. P. 91603 UDd Aumelduag 


flQseU 


Itelieh 


FftUung 


F&llung 




L. 16890 VI/28a 












SchwerKJslicher Bxtrakt 


zahflOssig 


schwer, nur 


Starke 


Starke 


dunkel gelb 






tellweise 


F&llaug 


FftUung 








lOslicli 









Aucb gegen BrechweinsteinlSsung (1 : 100) und verdunnte Kupf ersulf at- 
losung zeigten die leicht l5sHcben Extrakte ein voUig anderes Verhalten, als 
der scbwerloslicbe. Denn letzterer ergab mit beiden Reagentien eine Fallung, 
die beiden ersteren dagegen nicbt. 

Versucb 19. 
Durcb das andauernde Erbitzen des gewohnlicben schwer loslichen 
Extraktes auf 130® sind, wie ein weiterer Versucb ergab, nicht nur die schwer- 
loslichen Gerbstoffe des Quebrachoholzes verftndert und in neue leicbtlQsliche 
Verbindungen iibergeftihrt worden, sondern aucb aus den leicht iSslichen 
Gerbstoffen sind neue Verbindungen entstanden. Um die letztere Tbatsache 
festzustellen, wurden aus gewohnlichem schwerl6slicbem Extrakt die leichtlos- 
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lichen Gerbstoffe diirch kaltes Wasser extrahiert and dnrch Eindampfen der 
Losung im Vakuum auf 2b^ Be. konzentriert. Dieser Extrakt, welcher durch 
die mechanische Entfemung der SGhwerl5slichen Gerbstoffe zu einem in kaltem 
Wafiser leicht IQslichen geworden war, unterschied sich ganz wesentlich yon 
den mit Sulfiten erzeugten leicht KSslichen Extrakten durch sein Verhalten 
gegen verdlinnte Schwefeli<&ure and Natriambisalfitl5sang, da derselbe mit 
diesen Reagentien eine starke Fftllung ergab, wfilhrend letztere hierinit keine 
Reaktion zeigten. 

Versuch 20. 

Vergleichende AosfSlrbungen des schwerlQslichen Extraktes and der 
mittelst Bisalfit etnerseits and mittelst Natriumsalfit and nachtraglichem 
Ans&aren andererseits erhaltenen leichtloslichen, sftarebestSlndigen Eztrakte 
ergaben, dass auf gebeiztem Baumwollstreifen die leicht loslichen Extrakte in 
erheblich helleren Niiancen auffftrben, als der schwerlQsliche. 

Vergleichende Ausgerbungen von in gleicher Weise vorbehandelter Haut 
ergaben, dass unter sonst gleichen Bedingungen die mittelst der leicht loslichen 
Extrakte hergestellten Lederproben eine schdne, helle Farbe hatten, wfthrend 
das mit schwer lOslichem Extrakte erhaltene Leder eine erheblich dunklere, 
braungelbe Fftrbung zeigte. 

Alle diese Versuche beweisen, dass in den mittelst Sulfiten erzeugten, kalt 
loslichen Quebrachoextrakten die Gerbstoffe in Form neuer Verbindungen, 
wahrscheinlich Sulfons&uren, enthalten sind und bestfltigen somit die Angaben 
von R. I^epetit, welcher in einer sehr interessanten Abhandlnng in der 
Zeitschrift „Die Chemisehe Industrie*, 1903, S. 221 und ^Collegium", 1903, 
S. 225 u. ff., auch auf dem Wege der Analyse den Nachweis erbracht hat, 
dass in den kaltloslichen Extrakten organisch gebundener Schwefel vorhanden 
ist. Endlich sei noch eines Verfahrens von Dr. Georg Klenk (Oester- 
reichische Patentanmeldung A. 6058/01) zur Darstellung von entfftrbten kalt- 
loslichen Gerbstoff extrakten gedacht, welches die Wirkung von Aluminium- 
salzen und Sulfiten zu kombinieren sucht. 

Der beabsichtige Zweck wird aber, wie die folgenden Versuche des 
Verfassers zeigen, auf diesem Wege nur in unvollkommener Weise erreicht. 
Zunftchst wurde genau nach den in der Patentanmeldung angegebenen Versnchs- 

bedingungen gearbeitet: 

Versuch I. 

Ein Liter Quebrachoextraktbriihe von 4<^ B6. heiss in einem mit Rtihr- 
werk versehenen Gefasse mit einer Losung von 0,3 g Thonerdesulfat unter 
krftftigem Ruhren versetzt. Die Ldsung nahm eine gelblich-braune Fftrbung 
an. Dann wurden unter fortgesetztem Riihren 4 g Natriumbisulfitl5sung yon 
360 Be. hinzugeftigt. Nach dem Abktthlen auf ca. 20o wurde die Brtlhe 1 Tag 
lang der Kl&rung tlberlassen. Hierbei schied sich am Boden des Kld>rgeffisses 
ein dicker, braun-gelber Niederschlag von schwerlQslichen Gerbstoffen aus. 
Die Menge dieses Niederschlages betrug nach dem Trocknen bei 100 ^ C. 46 g. 
Die von dem Niederschlage abgelassene klare, gelb-braune Brtihe wurde im 
Vakuum bei ca. 60 ^ eingedickt, bis der Extrakt die Starke von 25® Be. zeigte. 

(Schluss folgt.) 

Honorary Editor, IChren-Redakteur, R^acteur d'honneur: 
Franz Kathreiner in Worms a. Bh. 
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Ueber Gerbmaterialanalyse mit ^gewachsener^' Thotiertfe. ^-^^^^ A 

YORTBAGO, GEHALTBN AH 19. SEPTEMBER 1904 IN DER SEKTION F0R ANeS- 
WANDTE OHEMIE BEX DER BRESLAUEB NATUBFORSOHERVERSAMMLUy©.") f ^^|v| \ 

Von H. WISLICENUS, Tharandt. 7'' \ 

Das ftlr pflanzliche Grerbmaterialien libliche AnalysenverfahreD, die 
Hautpnlvermethode, ifit weit davon entfernt, eine G e r b s t o f f bestimmnng 
im wisseDScbaftlichen Sinne zu sein. Das ist auch nicht der eigentliche Zweck 



\ 



Gegen meine nrsprHngliche Absicbt bringe ieb den Vortrag, ftber den in den 
Abhandlangen der Breslauer Natarforscberversaxnmlang nur knrz referiert wird, mOglicbst 
wOrtlicb zum Abdruck, am irrigen Aaffassungen zu begegnen. bevor ich bierzn bei der 
VerOffentlicbong weiterei, meist mit Herm Pr. Scbroeder gemeintam ontemommener 
Aasurbeitnngen Gtelegenbeit haben werde. Zan&chst bat V. BOgb dte adeorptiontkrftftige 
Thonerde nicbt berstellen kOnnen, wle er im ^Oollegiam'* 1904, S. 301 mittbeilt. In der 
That ist das eber hOchst einfacb und ein wenig Bemttbang b&tte BOgh zum Erfolg gefttbrt. 
Sehon ein einzelnes, verstreutes KOrncben des nacb meiner Angabe aktivierten Alumininms 
Beigt nacb wenigen Seknnden den wolllg-floeklgen Ueberzng der „gewacbsenen oder ~ 
wie man in Analogic zu dem „moleknlaren Silber*^ ron J. Wielicenus sagen kOnnte — 
der „mo1ekalaren Tbonerde**. Auch der Merck'scben Fabrik in Darmstadt- Arbeilgen 
war, als sie znntcbst anf Eatbreiner's f reuiidlicbe Veranlassung mein Material berstellte 
ana in Torin vorf llbrte« kein gntes PrApirat gelnngen. bis icb die Herstellnng in Arbeilgen 
lelbBt yorfftbrte. 

Von ibrem ersten Prftparat fQUteu fOO g eine Olasbflcbse von 026 cc nicbt ganz. 
Das Ranngewlcbt war aUo rund 0,5, wftbrend E Merck jetzt ein Pnlver von bOcbsten^ 
0,17 herstellt (260 g in 1600 ce- FJasche), aber ancb unter 0,1 gelangen kann (28 g in 800 cc- 
Klasche). Diese besten Pr&parate adsorbieren nabezn */» ibres eignen Gewicbtes an Tannin, 

Nun bat sicb ferner J. Paessler beim Turiner Kongress nacb dem Beriebte der 
Chemikerzeitnng 1904, II, S. 10 i6 nicbt zatref fend liber meine Analysenergebnisse, 
(Ue icb ibm seioerzeit nacb Turin gesandt hatte, geaussert Der Bericbi sagt nnter 
Anderem: nHierzu legtPaessler-Freiberg eine Mittbeiluag yon Wislicenus-Tharandt 
fiber Versncbe mit Gerbstoff extra kten yor, deren Besultate untereinander gnt 
fibereinstimmen, von den Paessle r'scben aber nicht unbetr&chtlicb 
abweicben." 

Der letztere Satz ist insofern nnrichtig, als meine Zablen yon Paessler 's mit / 

Thonerde erbaltenen Zablen keineswegs betr&chtlicb abweleben, yielmebr meist 
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dieser Methode, die dennoch fflr die Praxis eine sehr grosse Bedeutung hat. 
FtLr den Handel nnd Betrieb der Gerber oder Lederfabrikauten nnd andererseits 
der Gerbmaterial-Prodnzenten und Hllndler ist zunftchst nar die GeBamtmenge 
der ^gerbenden Snbstanz'', das heisst die Snmme der Stoffe, welche mit 
dem coriam der thieriscben Haut sicb zu Leder fest verbinden, yon iDteresse, 
nicbt aber die Beschaffenheit und Menge der einzelnen Gerbstoffe im chemischen 
Sinn, das heisst der Stoffe vom Typus des Tannins and seiner Deriyate. 

Die ^gerbende Substanz* ist bekanntlich ein Gemenge yerschiedener 
cbemiacher Indiyidnen, unter denen jene Tannine offenbar die HauptroUe 
spielen, wfthrend aber auch ihren (meist gefftrbten) Ozydations- and Eondensations- 
prodakten, den Phlobapbenen u. s. w., ein wesentlicher Antheil bei dem Vorgang 
der Gerbang and F&rbang der Lederhaut zofftllt. Von Einzelnen wird sogar 
diesen letzteren Stoffen allein das Lederbildung&yermSgen beigemessen. Diese 
Aaffassang dUrfte indes wohl tiber das Ziel hinausschiessen. 

Ferner sind bei der Lederbildung aach die ^Nichtgerbstoffe'' 
(Kohlehydrate, besonders Zuckerarten, Sftnren, Salze a. s. w.) yon wesentlichem 
Einfluss, and zwar speziell auf die yorbereitenden Haatqaellungsyorgftnge, 
aaf die Haatscbwellang, die yon K5rner a. A. als eine Erscheinong 
des dynamischen Gleichgewichts sicher erkannt worden ist. 

Es sind also anter den ^Nichtgerbstoffen^ die sogenannten ,hant- 
Bchwellenden Stoffe^ yon so grosser Bedeutung, dass man zum Beispiel 
mit den modernen konzentrierten Gerbstoffextrakten allein, ohne Zusatz yon 
Fichtenrinde and anderen, yiel Nichtgerbstoffe enthaltenden Gerbmaterialien, 
kein brauchbares Leder erhftlt. 

Was also die Gerbereipraxis yon der Analyse einer richtig entnommenen 
Gerbmaterialprobe erfahren will, das ist 

1. die Gesamtmenge der „gerbenden Substanz^, 

2. „ „ „ „ Nichtgerbstoffe", 

3. „ Menge des Wassers, 

4. „ „ der anl5slichen (st5renden) Stoffe, 

and das ergftnzt sich bei den tiblichen Analysenangaben genau auf 100 o/O) 
weil die unlOslichen Stoffe nur als Rest ermittelt werden. 

Die Einzelbestimmungen sind sftmtlich TrockenrUckstandsbestimmuDgeo, 
die bei so empfind lichen Substanzen, wie Gerbstoffen, Zuckerarten u. s. w. 



sogar anerwartet gnt tlbereinstlmmen. Selbst ron sefnen Hautpalverzahlen differiert 
die Mebrzahl nicht fiber Erwarten, 0,7 bis 8% der Nicbtgerbstof f e ! 

Da mir Paessler auf Anfrage den Inbalt jener Aeusserung des Bericbtes best&tigt 
obne zu einer Bericbti^ung bereit zu seiD, so ist die BnUtellung nur nocb aus seiner, 
mir aufgefallenen Abneigung gegen die Beseitigung seines ^^orgenkindes**, des Haut- 
pulvers, erkl&rlich. 

Die Aufklilrung grOsserer Dlfferenzen gegenfiber den Hautpulverzablen bei einer 
neuen, auf meine Veranlassung unternommenen Vergleicbsreibe mit Extrakten von 
Sumach, Mimosen. Myrobalanen etc. ist Gegenstand weiterer Experimentaluntersnchungeo, 
die ich mir nebst dem wissenflcbaftlichen Studium der Bigenscbaften meiner ^molekularen 
Tbonerde** einstweilen zu fiberlassen bitte. Der erste Aufschlnss fiber die Brauchbarkeit 
meines unorganiscben Materials war naturgem&ss von solchen yergleichsanaljsen zo 
erwarten. Teh versuche nebenher ein Thonerdematerial, welches vorber mit d&nnster 
^elatineIOsun|p etc. bebandelt ist und sich aussichtsvoU erweist. D. V. 
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mit betrftchtlichen, unvermaid lichen Fehlern behaftet sein mtlsseD, wenn die 
Trocknungen nicht bei mSgli'chst niedriger Temperatnr im 
Vakanm oder indif f erenten Gasen ausgeftlhrt werden. Das ist 
aber noch nicht iibUch. 

Da nnr die Nichtgerbstoffe direkt ermittelt werden, allea librige aber 
ais Differenz von TrockenrUckstftndeu, so kann man eich eigentlich nicht 
wnodern, wenn zwei Chemiker an verschiedenen Orten urn 1 bis 20/o oder 
mehr differierende Resultate erhalten. 

Weit h5here Differenzen — 30/o und mehr — sind aber bei dem 
Haatpulververfahren nicht allzn eelten nnd geben zu Streitigkeiten nnd Klagen 
Anlass. 

Eine wesentliche Fehlerqnelle entspringt der Beschaffenheit des 
Hantpulvers, das eben so ungemein schwierig in einem fttr quantitatiy- 
analjtische Zwecke geeigneten Znstand erhalten werden kann, dass eigentlich 
nur einzelne analjtische Speziallaboratorien einigermassen richtig analjsieren 
konneD, und dass zum Beispiel neuerdings die amerikanischen Gerbereichemiker 
ihr Heil mit ,.chromgarem Hautpulver'^ versuchen, dessen Werth von den 
deatschen and anderen Gerbereichemikern bestritten wird. 

So logisch nun das schon von Davy herrtlhrende analytische Prinzip 
ist: ans einer GerblSsnng die „gerbende Substanz^ durch zerkleinerte Haut 
herauszunehmen, die Nichtgerbstoffe als Trockenrttckstand des Filtrates zu 
wftgen und vom Trockenrtickstand der GerblOsung abzuziehen, so ist doch die 
Haatsubstanz ein zu unsicheres Gebilde fUr ein analytisches Reagens. 

Es ist erfahrungsgemfiAs nicht moglich, sich auf ein geprtiftes Hautpulver 
zn verlassen. Unvermuthet werden manchmal stSrende Quantitaten l^slich, 
wodnrch die Nichtgerbstoffzahlen zu hoch, die Qerbstoffzahlen zu niedrig 
ansf alien. 

Der priuzipielle Vorzug des Hantpulvers fftllt Uberdies weg, weil das 
trockene Hautpulver nicht in gleicher Weise Gerbstoff aufnimmt, wie die 
unzerkleiberte Haut. K o r n e r hat besonders darauf hingewiesen, dass der 
Adsorptionsverlauf der Gerbung von ganzer Haut stark von Diffusionsein- 
fltissen mitbestimmt wird. 

Der Gerbungsvorgang ist aber jedenfalls eine Komplikation physikalischer 
Qnd chemischer YorgSlnge, so dass gewiss die Hauptverfechter der extremen 
chemischen Theorie und der Adsorptions theorie beiderseits theilweise 
recht und auch unrecht haben und sich bei den elektrochemischen EigenthUm- 
Hchkeiten der Kolloide schon wiederfinden. 

Auch die Beobachtungen bei meinem Gerbstofffftllungsverfahren mit 
adsorbierender Thonerde, das ich klirzlich beschrieben habe, lassen gewisse 
theoretische Schlftsse zu, die ich aber heute ubergehen muss. 

Vor 7 Jahren, als ich die Leitung der von meinem Vorgftnger 
V. Schroder begrtlndeten Tharandter Gerbereiversuchsstation, — der 
Vorlauferin der Deutschen Versuchsanstalt zu Freiberg, — hatte, habe ich die 
ersten Versuche mit der eigenartigen, flockigen Thonerde als Ersatzmaterial 
f&r Hautpulver angestellt, das sich nach den jetzt wieder aufgenommenen 
Versuohen als beauchbar uud bequem erwiesen hat, besonders auch deshalb, 
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well man leichter UbereinBtimmende Resnltate an yerschiedenen Orten erzielt, 
wenn es ancb bei manchen Qerbmaterialien andere ZableD, al8 das Haatpulver 
ergibt. 

Unter den Metallozjden, die bekaDntlich mit Ansnahme der Alkalioxjde 
sftmtlich imlQsIicbe GerbstoffverbindoDgen geben, sind alie diejenigen fdr Gerb- 
materialeztrakte nngeeignet, die aacgesprocben basisch aind and deshalb Sftaren 
leicbt aufnehmen oder sogar Saccbarate bilden. 

Das Alumininmozyd, als gewissermassen ampbotere Substanz, ftbnelt am 
ersten der Hantsubstanz, nor feblt dem anf gewdhnliche Weise gefftllten 
Prftparat die nngebeaere Oberflftcbenentwicklung and Adsorptionskraft, wie sie 
die natilrlich gewachsene Haat in volIkommeneT Weise besitzt. Alaminiam- 
8 a 1 z iQsongen f ftllen zwar, wie bekannt, Gerbstof fe, sind aber erfahrangsgemllss 
nicht braacbbar zar Gerbstoffanalyse. Vielleicht wftren sie es eber, wenn man 
die Gerbstoffl^sang y or her mit einer der Thonerde der Alumininmsalze 
ftqaiyalenten Menge Ammoniak oder Alkali yersetzen wlirde. Das ist noch 
nicbt yersacht. 

Aas den trockenen Alamininmsalzen lassen sich nun fltlchtige Sftnren 
darch Glftben yerjagen, and dabei bleiben por^sere, lockere Thonerdemassen 
zurilck. Deren Oberf Iftcbenentwickelang ist ganz enorm, zweifellos betrftchtlicher, 
als bei fein pulyerisierter Tbonerde, besonders, wenn kristaliwasserhaltige 
Alaminiumsalze erst schmelzen and aas dieser Schmeize bei h5herer Temperatnr 
nacb Art der Pharaoschlange aafgeblflhte Thonerdemassen aas dem Tiegel 
beranswachsen. Solcbe lockere, adsorptionskrftftige Massen lassen sich zum 
Theil gut aas Ammoniakalaun, Alaminiumsalfat, Alaminiamazetat herstellen. 
Die yollkommeaste Oberf ISlchenentwicklung habe ich aber bei der Thonerde, 
die aas metallischem ^aktiyiertem Alaminiom*' (Alaminium in Kontakt mit 
Sparen yon Quecksilber) heryorwftchst, beobachtet. 

Bei einer yergleichenden Bestimmang des Adsorptionsyerm5gens dorch 
Behandlang mit einer 0,45 prozentigen TanninlQsang and Ttipfelprobe mit 
Eisenchlorid habe ich mit Herrn Dr. SchrSder beobachtet, dass 
je 1 g yon den Analysen regenerierte Thonerde 50—60 cc. Tanninl3sg. aafnahm, 
Thonerde aas yerglttht. Ammoniakalaan 10—15 „ „ „ 

„ „ „ Azetat 15—20 „ 

n Salfat 5-20 „ 

„ „ „ Kalialaan zirka 5 ^ „ „ 

„ „ „ Nitrat „ 5 „ ^ « 

„ „ wfisseriger AlCls-lQsung 

mit NH4OH 3-5 „ 

„ „ alkoholischer AlCls-lOsang 

mit NH4OH 5 „ „ 

Das gewissermassen gewachsene Thonerdebydrat zeigt nan sowohl 
in seiner chemischen Natar, wie infolge seiner Oberflftcbenentwicklung weit- 
gehende Aehnlichkeiten mit dem Hautpulyer und gerade im Verhalten gegen- 
tiber Gerbstoffen. 

Seine Adsorptionskraft wird durch Ausglllhen zum Oxyd eber gesteigert 
als gemindert. Hydrat und Oxyd nehmen Zuckerarten und andere Nichtgerb- 
Btoffe nicht auf. Diese sind aus den Prftzipitaten v5llig auswaschbar. Die 
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gerbenden und fftrbenden Sabstanzen dagegen werden so fest gebanden, dass 
man sie selbst mit heissem Wasser, Alkohol und Aether nicht herauswas^^hen 
kann. In verschiedenem Grade werdea so alle kolloidal gelosten Stoffe der 
Ldsnng entzogen. Gewisse geringe Unterschiede in der Wirknng von Hant- 
pulver and adsorbierender Thonerde auf. Gerbstoffe bestehen nattlrlicli nnd 
es ist nicht zn erwarten, dass die Zahlen beider Methoden genan iibereinstimmen. 

Es kommt ja znnftchst nur darauf ah, welche Methode die unter 
sich besser Hbereinstimmenden und vermuthlich richtigeren 
Werthe ergibt, wenn das gleiche Gerbmaterial von verschiedenen 
Analyti.kern unabhftngig analysiert wird. 

Paessler hat kUrzlich liber Vergleichsyersuche nach der 
Haatpulvermethode berichtet und. festgesellt, dass 3 verschiedene 
Analytiker beipeinlicher Einhaltung der bis ins kleinste vereinbarten Vorschriften 
am gleichen Material Differenzen yon 0,4 bis l,30/o> itn Mittel 0,9 O/o erzielt 
haben, und dass man gew5hnlich 1 bis 1,5 o/o Differenz als zulftssig erachten 
milsse. Das scheinen aber noch recht eng gefasste Grenzen zu sein. 

Ich babe nun kilrzlich wiederholt mit Gerbextrakten, die mir von der 
Dentschen Versuchsanstalt zu Freiberg zur Verftigung gestellt waren^), Parallel- 
versnche angestellt in der Weise, dass die Freiberger Anstalt, andererseits 
mein Assistent, Herr Dr. Schroder, und ich selbst vdliig unabhftngig von 
einander gearbeitet und die Resultate erst nach vSlIiger Fertigstellung aus- 
getaoscht haben. Nach und von Freiberg wurden die Resultate zur gleichen 
Stnnde zur Post gegeben. 

Dabei stellte sich heraus, dass zwar nicht so peinlich genau gleich ge- 
arbeitet worden war und, — wenn auch von 7 verschiedenen Gerbextrakten 
mittels der vereinbarten 3 g Thonerde 2 in Freiberg nicht vCllig zur Absorption 
gebracht wurden, bei uns aber voUstftndig, offenbar infolge kleiner Abweichungen 
beim Zusammenbringen von Pulver und LOsung, — von den tibrigen 5 Freiberger 
Analysen nur eine um 0,8 und 0,7 von dem Mittel der Tharandter Doppel- 
bestimmungen abwich, die anderen 4 um 0,0 bis 0,4 o/q (letztere Differenz in 
einem Fall). Die Doppelbestimmungen des Herm Dr. Schroder wichen 
von einander nur um rund 0,2 o/q ab. 

Gegentiber den Freiberger Hautpul verzahlen weist die Analyse mit 
adsorbierender Thonerde grossere Differenzen auf, wie das auch nicht anders 
zn erwarten ist: Q,l bis 30/o, meist niedrigere Nichtgerbstoff zahlen. 

Meine beiden Bestimmungen aus dieser Reihe haben 0,6 beziehungs^eise 
^Jo/o weniger gerbende Substanz, als Dr. Schroder's Mlttelzahlen ergeben, 
well ich die Trockensubstanzbestimmung etwas andersartig ausfUhrte. 

Im Ganzen sind dies also die Ergebnisse von zunftchst 17 selbststftndigen 
und voUstftndigen Analysen mit mizellarer Thonerde neben 7 Parallelbe- 
stimmungen mit Hautpul ver, wie ich sie in der Tabelle zusammen gestellt habe: 



*) Neuerdinga zeigt friach hergestellte molekulare Thonerde 95 bis 100 cc-Ad- 
sorption 0,46 prozentiger Tannin' Osung. Ich habe indes Versuche aufgenommen, um zu 
entsc^eiden. ob hierbel die Spuren des darin festgehaltenen Aluminiumchlorids von 
^floBS Bind.. 
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Der parallele Gang der ErgebnisBa ist aber trotzdem fflr Hautpnlver 
and adsorbierende Thonerde erkennbar. Die Branehbarkeit dieses sehr be- 
qaemen Mittels scheint mir also f estzustehen , einstweilen fUr die benutzten 
Gerbstoffe. 

Ich beabsichtige, die Paralielversache mit der Freiberger Anstalt fort- 
zQsetzen and besonders aach auf andere spezifisch benutzte Gerbmaterialien 
amzadehnen. 

Die Darstellung and Anwendungsweise babe ich in der Zeitschrift fiir 
angewandte Ghemie beschrieben; ich babe aber hierza Einiges zu ergiliizen. 

(Schlnss folgt.) 

Zur Technologie des Quebracho-Extraktes. /fl^ yn 

Von Dr. A. JUNGHAHN, ^ ^ "^iV 

Privatdozent a. d. Kgl. Techn. Hochschule Berlin. n/U L/i k 

(Schiuss.) /r r ri 

Die Ansbeute betmg 157 ccm Extrakt von 25 <> B6. Da der angewandten 
Menge Brtthe 225 ccm Extrakt von 25<> B6. entsprecben wtlrden, so war 
demnach bei dem Yerfabren ein Yerlust von 68 ccm eingetreten, oder mit 
anderen Worten: Man arbeitet mit einem Verluste von ttber 300/o. 

Der Extrakt selbst unterschied sich von gewohnlichem Quebrachoextrakt 
atterdings durch seine gr5ssere Loslicbkeit in kaltem Wasser und seine 
gelb-branne Fftrbung, war aber in kaltem Wasser nicht v5llig klarlOslich. 
Auch gab derselbe mit Schwefels9.ure eine Fftllang. Es blieb nuu des weiteren 
die Frage za entscheiden, welche Einfliisse die Abscheidung der oben erwfthnten 
46 g schwerlQslichen Gerbstoffe und die leichtere LQslichkeit des geklftrten 
Eztraktes bewirken? Zn diesem Zwecke wnrden die folgenden Versuche 
aosgefUhrt. 

Versnch II. 

Ein Liter heisser Qnebracboextraktbrtlbe von 4<^ B^. warden ohne Zasatz 
yon Thonerdesalfat and Natriumsulfit in einem Klftrgefftss auf 20<^ abgeklihlt 
and einen Tag lang der Rahe tiberlassen. Auch in diesem Falle fielen in 
reicher Menge die schwerl5slichen Gerbstoffe aas. Nach dem Trocknen bei 
100<^ betrug das Gewicht derselben 40 g; also nur 6 g weniger, als bei 
Anwendang der Klftrmittel. 

Versuch III. 

Bei einem weiteren Versuch wurde 1 Liter Brtlhe von 4® B6. genau 
wie bei Versuch II durch ruhiges Abkllhlenlassen geklftrt, und die vom 
Kiederschlage abgebissene BrUhe nach den Angaben der Osterreichischen 
Patentanmeldung mit 0,8 g Thonerdesalfat und 4 g Natriumbisulfitl5sung wie 
in Versuch I versetzt, auf 20® abgektihlt und einen Tag der Klftrung iiber- 
lassen. Es fielen, wie zu erwarteu war, nur geringe Mengen von Niederschlag 
ana, welche nach dem Trocknen bei 100 <> ca. 4,6 g betrugen, und demnach 
im Verhaltnis zu der vorher ausgeschiedenen, 40 g betragenden Gerbstoff menge 
fUr die Klftrung kaum in Betracht kommen. 
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Veriuch IV. 

Die bei Yersnch II ohne Chemikalienzusatz erhaltene geklflrte Brlihe 
wnrde ebenso wie bei Versnch I im Vakuiim auf 25^ B6. starken Extrakt 
eingedickt. Die Ausbeute betrag ca. 160 ccm ; war also mindeatens ebenso 
gut wie bei dexn E 1 e n k scben Verfahreo. Auch bezttglicb seiner Leicht- 
iSslicbkeit in kaltem Wasser stand der Extrakt hinter dem bei Yersnch I 
erhaltenen nicht znrUck. 

Bei dem Verfahren der dsterreichischen Paten tanmeldung wird die 
Klftrnng demnach fast ansschliesslich darcb die Abklihlung der 4 ^ Be. starken 
Gerbstoffbr^he nnd ruhiges Absitzeniassen der schwerlOslichen Gerbstoffe 
hervorgerufen, wftbrend der Zosatz von Thonerdesulfat und Natriumbisulfit 
nnr yon untergeordneter Bedentung filr die Klflmng ist. Dagegen wirkt 
Thonerdesnifat allerdings in gewissem Grade entfftrbend, da es bei dem £xtrakte 
einen Farbenumscbb^g nach Gelb bin bervorrnft. Es ist in der Quebracho- 
extraktberstellung eine Iftngst bekannte Thatsacbe, dass gewisse Qnebracho- 
eztraktmariten, als D. (d6eolor6e) bezeichnet, nur einen minimalen Zusatz 
eines Tbonerdesalzes erhalten. Aucb wnrde durch Zirkulare franz^sischer 
Eztraktfirmen den Konsumenten der Zusatz yon etwas Alann zn Qnebracho- 
eztrakt scbon yor Jahren empfohlen, nm eine gelblicbere Farbe za erzengen. 
Die mit Bisnlfit Idslich gemachten Extrakte sipd anf den Zusatz yon Thonerde 
bedeutend empfindlicber, d. h. sie werden bei i gfieicber Menge des Znsatzes 
bedeutend gelber als die gew5hn lichen Quebrabhoextrakte. Deshalb fftrben 
jene bisnlfithaltigen Extrakte bei den bekanntdk Alizarinfftrbungsstreifen den 
mit Thonerde imprftgnierten Theil gelber, als die gew5hnlicben Quebraeho- 
extrakte. Der Natriumbisnlfit - Zusatz resp. die sich durch Umsetzung mit 
Thonerdesnifat bildende, schweflige Sfture trftgt nicht dazn bei, die Extrakte 
leichter l5slich zn machen, weil die znr Bildung der GerbstoffsnlfosSuren 
erf orderlichen Temperatur- und Konzentrationsbedingnngen nicht yorhanden sind. 

Schliesslich wird schweflige Sfture resp. Sulfite auch noch bei dem 
nenesten Verfahren anf dem Gebiete der Extrakttechnik, dem D. R. P. 152236 
yon Max H5nig benutzt, jedoch lediglich als Bleichmittel. Dieses Verfahren 
wird gekennzeichnet . durch die Ve'rwendung der yon der Zellstoffgewinnung 
herrtkhrenden, noch heissen Snlfitablaugen als Extraktionsfltissigkeit, und 
bezweckt somit einerseits die Nutzbarmachung des in diesen Laugen gel5st 
enthaltenen Gerbstoffes, wie andererseits die Verwertung der in freiem und 
gebundenem Zustande yorhandenen schwefligen Sfture zum Bleichen des 
Extraktes. 

Aus diesem kurzen Ueberblick ergibt sich, welche bedeutenden Fort- 
schritte im letzten Jahrzehnt auf dem Gebiete der Extrakttechnik, namentlich 
durch die erfolgreiche Herstellung der kaltldslichen, sulfierten Extrakte 
gemacht worden sind, die in immer steigendem Masse zur Verwendung gelangen, 
zum Nutzen eines iiberaus wichtigen Gewerbes, der Lederindustrie. 

Charlottenburg, September 1904. 

Technisch-chemisches Institut der Kgl. Techn. Hochschule zn Berlin. 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, B^dacteor d^honneur: 
Vtwaa Rathreiner in Wonns a* Rb, 
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CoUeoium. 



Uo. 149. 




Central -Organ of the International Association of Leather Trades Chemists. (I. A. L. T. C.) 
Central -Organ des Intemationalen Vereines der Leder- Industrie -Chemiker. (L V. L.L C.) 
Central -Organ for den Internationale Garverikemikerforening. (I. G. K. F.) 

Organe - Central de F Association Internationale des Chimistes do I'lndustrie du Cuir. (A. I. C L C) 
Or|[ano - Centrale della Associazione Intemazionale dei Chimici dell' Industria dei Cuoi. (A.I. C. I. C.) 



Organ der Deatschen Sektion des I. V. L. I. C. 



1. A. L T. C. - L V. L L C. - A. I. C. L C. 

Deutsche Sektion. (D. S.) 

Wir theilen mit, dass am Mittwochf den 26, April 1905, in 
Frankfurt a. M. eine Sitzung der D. 8. des I. V, L. I. C stattfinden 
und zeitig am Vormittag beginnen wird. Der Ort und die genaue Zeit der 
Zusammenkunft werden zugl^ich mit der Tagesordnung in No. 151 des 
sColIegium*' bekannt gegeben werden. 

Wir laden hierzu die Herren Kollegen ein, mit dem Ersuchen, die Punkte 
2iir Tagesordnung so rasch als m^glich, jedoch bis spfttestens 
zum 3. April an den Ehren-Redakteur des „ Collegium" einzusenden. 

Die 0. und A. 0. Mitglieder der ubrigen Sektionen des I. V. L. I. C. 
sind selbstyerstftndlich als Gftste hochwillkommen, ebenso alle Interessenten 
der Lederindustrie, diese Letzteren jedoch nur innerhalb in No. 151 des 
^Collegium" noch n&her bekannt zu gebenden Stunden. 

Worms a. Rh. 20. Mftra 1905. Freiberg i. Sa. 

Franz Kathreiner, I>r» JPaessler, 

Prftsident der D. S. _ Korr. Schriftfuhrer der D. S. 

Notice: Belcanntmacliung: Notice: 

Mr. Fritz H. Small, of 722, Plea%^nt Street, Worcester, Mass., 
U. S. A., has been appointed Covresponding Secretary for the United 
States of America in place of D r. K r u g , deceased. 

Korrespondierender Sekretftr fUr 
die Vere-inigten Staaten von Nord- 
ftmerika. 



Mr. Fritz H, Small 

722, Pleasant Street, 



c ' . . J i. if Worcester, Mass, 

i^ecretaire correspondant pour les tt q a 



£tats unis de I'Am^rique. 

LONDON, March 14 th 1905. 



^ 



// 



U. S. A. 

I>r. «/". Gordon Fa/rher 

Hon. Gen. Sec. 
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Elected as GetvUhlt zu Elu comine 

Associates: ausserordenth MitgHedem: Membres associis: 

Mr. WaUaee Brown, c. o. Messrs. William Walker and Sons, Ltd^ BoUou 
(England), proposed by (vorgeschlagen dnrch ; propos6 par) H. R, Procter, 
F, Kopecky. J. G. Parker, 

Mr. George C Foulds, Parkaide Tannery, Keighley, Yorkshire (EIngland), 
proposed by (yorgeschlagen durch; propose par) JBT. H, Procter, 
F. Kopecky, J, G. Parker. 

M. Pierre JSenry, chimiste, Ecole de pyro technique, Eourges Cher. 

(France), proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) F, Jean, 

L. Vignon, L, Meunier, 
Mr. Fred Vogel junr., c. o. Herold's Institute, Bermondsey, London S. E. 

(England), proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) J. G. Parker, 

E. E. Munro Payne, Qh. E. Parker. 

LONDON, March 1905. 

l>r. f/. Gordon Packer 

Hon. Gen. Seer. 

CHANGE OF ADDRESS: WECHSBL DEB ADRESSE: OHANGEMENT D'ADRESSE: 

Dr. Vittorio Ctisaburi, Research Assistant, Herold's Institute, Bermondsey, 
London S. E. (England). 




Ueber Gerbmaterialanalyse mit ^jewachsener^' Thonerde. 

VORTRAO, OEHALTEIf AM 19. SEPTEMBER 1904 IN D«R ;SEKTION VtTR ANOE- 
WAN DTE CHEMIE BEI PER BRESLAUER NATnRFORSCHBRVEBSAlllCIiCJNGk 



U^ 



Von H. WISLICENUS, Tharandt. 
(Schluss.) 

Wenn es Einzelnen^) nicht gelungen ist, die adscnrbierende Thonerde 
aus metalliscfaem Aluminium herzustellen, so liegt das vielleicht daran, dass 
ich in meiner Vorschrift nicht deutlich genug auf sparsamen Zusatz von Wasser 
zum aktivierteu Aluminium hiugewiesen habe. Wenn man zu viel Wasser zu- 
fugt, so erhalt man schleimige, nicht porose Thonerde und die Reaktion kommt 
bald zum Stillstand. Das aktivierte Aluminium nimmt schon Wasser aus der 
Luft auf. Es wftchst aus verstreuten K6mem, Schnitzeln oder Blftttchen: von 
aktiviertem Aluminium eine wollig-flockige Masse in wenigen Minuten hervor. 
Fiir die pr^lparative Darstellung scheint mir indes das frtther angegebene Ver- 
fahren geeigneter zu sein, wobei man in Topfen oder weiten Becherglftserzi je 
100 bis 200 g Aluminiumgries anfttzt, mit Wasser absptilt, mit Queeksilber- 
losung aktiviert, dann mit Wasser und Alkokol absptilt, die Reaktion nach 
Belieben heftig verlaufen Iflsst, dann durch ein 0,6 mm-Sieb das Hydroxyd 
absiebt und schlieeslich mit Ather mdglichst von den unzersetzten Aluminium- 
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theilcfaen mehrmals ftbschlftmtDt. Jede Itogere Berilhraog mit Waseer iet za 
yermeideii. Die einmul * geqaollene SubBtanz iet nach dem Trocknen minder 
sdsorptiongkralttg. Znr Analyse ist nar das geglUhte Ozjd ea Terwenden. 

Es ist in der That kinderleicht, das Pnlver kiloweise heranstellen und 
dnrch das einfache SchlamniTerfahren zu reinigen. Das Material kann ftbrigens 
demnachst aueh von der Merck'schen Fabrik in Darmstadt-Arheilgen bezogen 
werden, die die technieohe Herstelhrng fibernommen hat. 

Ohne znr Ausftthrung der Analyse hier Erneelheiten vorbringen 
zn wollen, kann ich es doch nicht vermeiden, einige Worte auch hierzn zn 
aagen. Sie gestaltet sich boehst einfaeh, wenn man wie beim SchuttelTerf ahren 
der Qaatpulvermetiiode 100 cc. der GerblOsung mit 2,5 bis 3 g Thonerde 
mehrmak dnrchschiittelt, — bei sekwerfftlligerer Adsorption eventuell 5 Minuten 
auf dem Wasserbad erwftrmt, — kurz absitzen Iflsst, filtriert, gut auewftscbt, 
wobei das Filtrat und die Waschwasser das Werthvolle sind. Die Fllissig- 
keiten geben, wie beim Hautpulververfahren, eingedampft die ^Nichtgerbstoffe^, 
die von dem Trockenrllckstand eines aliquoten Quantums der ursprilnglichen 
LSsung abgezogen werden. 

Hier bietet sich also zur Einfachheit noch der Vortheil, dass man aus- 
waschen kann und ansbrennen, was bei Hautpulver nicht moglich ist. Wenn 
man andererseits vor dem Auswaechen in •einem aliquoten Theil des Filtrates 
den Trockenrllckstand bestimmt, wie in einem mit den Waschwassem ver- 
einigten Theil, so erhftlt man aus der Differenz die Menge der auswaschbar 
znruckgehaltenen Stoffe, die vielleicht noch mehr als Mass der „hautschwellen- 
den* Stoffe gelten kann, wie die Summe der Nichtgerbstoffe. 

Diese Werthe babe ich bei Gerbextrakten sehr niedrig — hOchstens 
0,5 bis lo/o — , bei frischer Fichtenrinde relativ hoch — 5 bis 60/o — ge- 
fxinden, wie zu erwarten war. Auch aus den jetzt aufkommenden sulfithaltigen, 
kaltloslichen Extrakton wird die gerbende Substanz gefftllt, wenn auch hierzu 
etwa die 3fache Menge Pulver nSthig ist. In das Filtrat geht nur ein Theil 
der schwefligen- und Schwefelsanre tlber, wie beim Hautpulver auch. 

Die von mir ausserdem angegebene direkte Gerbstoffwttgung im 
Prazipitat lasst hingegen bei den nicht vSllig gereinigten und gegltlhten 
Pulvern im Stich, weil mit dem Gerbstoff auch etwas Wasser aufgenommen 
wird und dann zu hohe Zahlen und iiberhaupt keine Gewichtskonstanz beim 
Troeknen erhalten wird. Auch st5ren hierbei die kleinen Reste von metallischem 
Aluminium, die neu hergestelHem Pnlver beigemengt sind und erst langsam 
oxydiert werden. 

Da^gen li&sst sieh, wenn man nicht auf Filtrierpapier, sondern im 
Goochtieg^l amf Asbest «l>filtriert, durch ehie blosse Kohlenstoffbestimmting 
in vereinfacbter El«mentaranalyse ofane Beriicksichtigung des Wassers mit dem 
Prazipitat eine weitere Gerbstoffbestimmung vornehmeo, die schliesslich der 
individuell chemischen Art der Gerbstoff e naher kommt. Solange man aller- 
dings die Gerbstoff e nieht genauer kennt, miisste man sich mit einer Um- 
rechnung auf Tannin, ahnlich wie bei der agrikulturchemischen Proteinbe- 
stimmung begnugen. 

Das wUrde allerdings fthnliche prinzipielle Nachtheile wie die Methode 
von L5wenthal haben. Die ungemein schwierige Reiaadarsteliaiig und 
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Ronstitationsermittelung wird aber in neuerer Zeit yon yenchiedenen Seiten, 
besonders yon K5ruer, wieder mehr bearbeitet. Kach RQrner^s Zahlen 
wiirde beim Quebrachogerbstoff mit seinen 63,9 o/o C gegenttber Tannin mit 
52,2 o/o C eine bedeutende Korrektion liOthig sein, wAhrend der Eichengerbstoff 
nach Kdrner 53,0 o/o C enthftlt und demnach nicht wesentlich yom Tannin 
abweicht. 

Die Niederschlftge brennen ausserordentlich gut und ruhig aus der Thon- 
erde heraus, die ausgebrannte Thonerde ist zur Wiederyerwendung bereit und 
ebenso -wirksam wie yorher. 

Wie weit die adsorbierende Thonerde femer zur analytischen Fftllung 
yon Farbextrakten, yon kUnstlichen Farbstof fen, zur fraktionierten 
F ft 1 1 u n g, zur Klftrung gefftrbter Fliissigkeiten u. s. w. yerwendbar 
ist, babe ich zu prtlfen begonnen. 

P»*all6le entre le Tannage aux Pressions hydrodynamiques 
et les Syst6mes de Tannages actuels 

par HENRI de MARNEFFE. 

Le cuir est une association physique ou chimique de la peau et da 
tanin ayant pour but de conseryer autant que possible les propri^tes integralee, 
physiques et organiques de la peau tout en rendant celle-ci imputrescible et 
pen sensible aux agents exterieurs. 

Les sayantes et patientes recherches de M. Knapp tendant k d^montrer 
I'existence d'un phenom^ne purement physique, semblent pleinement confirmees 
par la science actuelle; citons parmi les etudes scientifiques r6centes les plus 
remarquables publiees sur ce sujet celles de M. le professeur Krutwig de 
rUniversite de Li^ge^) et celles de M. le professeur Dr. Korner de Freiberg*). 

La fixation du tanin constituerait d'apr^s cette theorie un phSnom^ne 
analogue aux dissolutions solides de yan t'Hoff, qui furent mises en lumi^re 
pour la premiere fois par M. le professeur Spring de rUniversite de Li^ge, 
dans ses cel^bres experiences sur la compression^). L'assimilation du tanin 
par la peau se ferait par adsorption (ne pas confondre ayec absorption) et 
Ton serait en presence d'une yeritable stratification du tanin dans les fibrilles 
conjonctiy<ts constituant le derme. 

II est eyident que Ton ne pent conceyoir cette stratification qu'k la 
conditon que les fibrilles conjonctiyes soient poreuses, c'est k I'interieur meme 
des fibres et non pas entre celles-ci, comme beaucoup de tanneurs le croient, 
que le tanin se depose. 



*) Noavelles recherches sur le tannage au chrome, communication faite «u Vme 
congr^s des cbimistes pour I'industrie du cuir (1901). 

•) Beitrftge zur Kenntnls der Wlssenschaftlichen Grundlagen der Gerberei — 
Jahresbericht der Deutschen Gerberschule. 

*) Revue universelle des Mines. — Annualre de TAssociation des Ing^nieurs 2me 
s^rie, tome 8. - (1880). 
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Ge fait n'a rien qui doiye nons 6tonner 6tant donnee la conception que 
}es savants se font actuellement de Tetat solide, gr^ce anx demonstrations de 
la physique mathematique et aux r^cehtes decoavertes de la chiihie physique. 

On sait en effet que les corps solides sont constitues par des particules 
excessivement tenues, anim^es d'un double mouveinent resultant d'une triple 
action; plus la force vive est imperieuse, plus elles s'ecartent laissant place 
pour des particules dtrangSres ; la chaleur etant un des facteurs de cette force 
vive, on pent arriyer k ce resultat en augmentant la temperature, mais il ne 
faut pas oublier que dans le cas qui nous occupe, Toperation se fait au sein 
de I'eau et que celle-ci dissout la peau d'autant mieux et d'autant plus 
rapidement que la temperature est plus 6levee (k 100** la dissolution se fait 
rapidement et sans residu). 

Deux agents mScaniques peuvent provoquer les mSmes resultats, le 
mouvement combing de Teau et des peaux, ou les pressioos hydrodynamiques 
exercees sur les peaux immobiles. 

Le premier a et6 employe depuis longtemps (1856) par Knoderer, dans 
le tannage au tonneau foulon. 

Ce proc6de par son principe meme, doit aboutir a des resultats pen 
satisfaisants pour ne pas dire deplorables, et ne donner qu'un produit ayant 
perdu ses proprietes physiques et organiques. 

En effet, I'introduction rapide dans la peau d'un jus tannique ayant un 
litre eleve, necessite et celk est une condition sine qua non, une dilatation 
anormale et exessive de celle-ci, afin de provoquer un ecartement considerable 
des particules qui la constituent et cette dilatation detruit d'une fa^on 
irremediable les proprietes physiques de la peau. Les manipulations mecaniques 
subsequentes ne lui donneront qu'une cohesion purement factice, qui se perdra 
rapidement soit au contact de I'eau, soit par I'effet du travail de resistance 
qui lui sera impost. 

Un autre inconvenient de ce procede reside dans T impossibility absolue 
oa Ton se trouve d^amener le cuir k saturation parfaite. En effet de deux 
choses I'une ou le cuir par. suite de sa dilatation anormale aura absorb^ du 
tanin en exc^s et detiendra celui-ci k I'etat de poids mort et non combine 
entre ses particules, ou la saturation sera incomplete, les deux iuconv6nient8 
etant souvent simultanes dans un m^me cuir. II est de toute Evidence, que 
quelle que soit la cause du gonflement exagere, chaleur due au mouvement ou 
calorique de fermentation, les resultats n^fastes resteront identiques. 

Quant k proceder par jus tanniques successifs leur introduction dans 
la peau n'etant- sollicitee, qu'en rapport avec le nombre et la puissance des 
reactions aux forces vives, dues k la chute des peaux, entrainees par le 
mouvement rotatif des tonneaux, ce syst^me de tannage pour etre tant soit 
peu homog^ne n^cessiterait un temps tr^s long, determine par le calcul 
des probabilites et cons6quement une depense de force motrice considerable 

L'on aboutit done k cette deduction logique qui pent s'eriger en 
formule mathematique applicable k tout syst^me de tannage obtenu par 
gonflement. 
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La rapidiU du tannage Hmit proporiiomeile d la deformation 
permanadB subie par la peau, la qmalit^ du cuir €era en raison invene 
de cette rajddUL 

II noQB reste & examiner la powibiliU d'un tannage par les pressions 
bydrostatiquee, par le vide au par lea pressions hydrodjnanuqiies. 

La possibility de Tobtention dn tannage par pression hydrostatiqnes 
doit-dtre 6eart6e k priori, Tezp^rience comnie les lek m^aniqnes demontreot 
qn'il ne peut donner qn'an resnltat en rapport ayee son travail meeaniqne, 
eelni-ei etant nnl & cause des ^qnilibres de pressions, Teffet est nul. 

Qaant au tannage par le vide, on mieux dans le vide, il correspond 
aux pressions hydros tat iques renvers^es, c'est-k-dire k un syst^me de pressions 
hydrostatiques en c6tes negatives, si Ton prend la pression atmosphdriqae 
comme point initial. La facility d'introdnctton due k la dilatation est nentralisee 
par la d^presnan atmoephSriqne. 

Restait k rendre realisable et snrtout pratique le tannage par les 
pressions hydrodynamiqnes. Nous y svmmefi arrivfe par not re appareil 
combine de maniSre: 

1^ A ce que I'introdnction dans les caissons des jus tanniques, ayant 
trayersd les peanx on r^ultant de r^tanch^itft imparfaite de ceux-ci, ne puisee 
en aucun cas amener un 6quilibre de pression ni une contpspression qui 
dijninuerait le travail utile. 

20 Par la juste repartition des podnis d'appui d'un support mobile, 
limitant les efforts exerc^ snr les cuars au dO^me de leur coeffioient de 
rupture maximum. 

3® En permettant le tannage des parties du cuir reposant sur le support 
et qui ont 6te soumises aux effets nuls de Thydrostatique, par le deplacement 
math6matique de celui-ci, en operant une reversion dans I'ordre dee 
pressions. 

i^ Par un dif^sitif special 4q eontrole permettant de smirre k tout 
instant le cours des operatlcois et de se retirer les cuirs aoyes dass le recipient 
qu'apr^ certitude d^un tannage absolument parfait. 

II resulte du precede lui-meme que les passements qui n'ont d'autre 
objet que d^operer le gonflement facilitant I'introdnction du tannin, n'ont plus 
de raison d^dtre, ceux-ci n'ont en realite que des effets pernicieux, nous le 
d^montrerons. 

Mais alors, me direz-vous, pour etre logique le travail de riviere lui- 
meme n'est plus indispensable et Ton pourrait tanner rapidement une peau 
non epil6e et en possession de toutes ses propri^6s organiques. 

Absolument, et I'experience d'un tannage effectue dans ces conditions 
a donne un produit surprenant de perfection. 

Mais dira-t*on, c'est le bouleversement complet «he la tanaerie moAerae! 

Entendons-nous ! Si vous entendez (comtne il faut Tentendre) par tannerie 
modeme tous les syst^mes rapides aetuels, nous r^fpondrons de la fa^^on la 
plus affirmative. Autrement ce n'est pas un renversement que nous pr^oad- 
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soiu% nais una renteimdiioii ei nne restavrsfcion absokm du tamuige ancien 
syst^me dont FexceUence des pniduks a ete confimiAe par r«cperiQnee 
seenLure. 

C'est la disparition de la cause qui mettait en opposition la bonne 
fabrication et les int^rets commerciauz et qui avait mis le tanneuz ancien 
systeme, justement fier de ses prodoits dans Fobligation d'user de compromis 
en empioyant le syst^me mixte qui, provoqua une deformation permanente 
moins accentu^e, le tannage ancien systSme n'existant plus qu^a I'etat de 
mythe. 

Ce que nous pr^conisons, c'est Tapplication d'un precede pennettant 
Temploi des jus tanniques reconnus les meilleurs et le plus judicieusement 
choisis pour le but k atteindre. Et quellie objection serieuse pourrait etre 
faite k I'application d'un systSme r^alisant les avantages que nous aliens 
signaler : 

II pennet tout et n'impose rien. 

II permet la supression des passements, voire mdme du travail de riviere. 

II donna le maximum de vitoase de tannage obtenn jnsqu'k ce jour. 

U ekoone le maximnm da fixation de tani& avec le mintmuoi de matieres 

tannantes. 

II laiwe aux produits leur maximum de substances organiquea et de 
propd^tia phyaiq^es. 

II donne dee cuire k pen pr^s ineztensibleSy le travail de stratificaAioB 
s'exkntant pendant la periode d'extension. 

U est. iqiplicable an tannage de tofd»s esp^ooe de cuirs. 

n ne n^cessite qu'une force mo trice insigtiifiante, k peine un cheval par 
cincpante dos. 

II reduit dans des proportion enormes les emplacements exigSs autrefois. 

II permet ad libitum Tinterruption da travail. 

II permet le travail de nuit sans surveillance par la simple application 
dan reservoir mis en charge ou en depression. 

II permet par un simple dosage des jus evacuea de verifier si les 
cuirs sont amenes k saturation complete. 

II permet d'obteair joumellement et avec une depense insignifiante 
aatant d'echantillona de cuir que Ton voudra, tannes avee des jus de composition 
et de dosage differenta. 

II permet la roprodnction rigoureuse et absolue de cuirs analogues aux 
^aatillbns obtenus. 

II est d'nzie iad^pendance absolue dea jus tanniques employes. 

II est applicable aux tanneries depourvue de force motrice. 

Son application k un cuir sortant du travail de riviere en expulse 
immediatement I'eau, agent de dissolution poiu: la remplacer par I'acide tannique. 

Les emirs obtenus sont beaucoup plus impermeables. 

II permet k chaque tanneur de mettre k profit son experience personnelle 
«D etablissaat nne harmonie parfaite entre les int^rdts commerciaux et la 
valeur de ses produits. ; • , , 
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II fayorise I'essor de ia petite tannerie en permettant one application 
progressive da proc6de en rapport avec son accroissement. 

II relive le prestige de la tantierie en snpprimant les manipulations les 
pins penibles et en stimulant Tintelligence de Touvrier. 

Et maintenant quelle sera la position prise par la th^orie chimique dn 
tannage en presence de notre conception? Se posera - 1 - elle en adversaire ou 
en champion de notre procede? 

Nous pourrions r^pondre qu'aucone theorie ne pent etre en discordance 
avec les lois physiques et m^caniques, et k plus forte raison infirmer un fait 
accompli, mais nous allons la voir, bien loin de se poser en antagoniste, 
Fetajer comme dans la theorie physique du tannage, de toute son autorit^. 
Laissons la parler! Elle va mettre en lumiSre les effets pernicieux des deux 
operations qui ^taient indispensables, dont nous permettons la supression, 
Tepilage et le gonflement. Pour Tepilage deux moyens sent en presence; la 
Yoie chimique et la voie par fermentation ; que dit la science chimique pour la 
premiere, elle nous montre la chaux, la sonde, le sulfure sodique et Tammoniaque 
brulant les tissus et les dissolvant, elle nous montre la chaux p^n^trant dans 
la profondeur des tissus par suite de sa dissociation electrolytique au sein 
de Teau et la difficulte qui en r^ulte d'en purger ces tissus. 

La voie par fermentation sera-t-elle plus heureuse? Loin de Ik! Void 
I'entr^e en jeu des bacteries se developpant non seulement aux depens des 
cellules constituant le bulbe pileux du poil et des tissus 6pith61iaux, mais de 
la peau ellememe. 

Sur tout cela viendra se greffer la production d^ammoniaque^ autre 
dissolvant. Et les bouillons de culture, employes par certains tanneurs pour 
Tepilage, ne sont-ils pas non seulement le si^ge d'un degagement de chaleur 
qui, joint k la polluation des microorganismes, sont susceptibles d'altdrer 
profondement la peau, mais de constituer un foyer d'infection des plus dangereux. 
Haterez-vous I'operation de I'^pilage? Vous vous heurterez k Tobligation 
d'employer des agents plus actifs, k action dissolvante plus considerable. 

Passo,ns k la seconde operation, le gonflement, qui consiste k mettre les 
peaux dans des bains de jus aigres de faible teneur en tanin. 

Que nous enseigne la science k ce sujet? Elle nous enseigne qu'a cote 
du tanin apparaitra le non tanin ; comme les mati^res sucr^es hydrocarbon ees, 
developpant des fermentations alcooliques, acetiques, lactiques, butyriques, etc., 
et le tanin lui-m^me n'6chappant pas a la fermentation gallique, toutes ces 
fermentations aboutissant k la formation d'acides organiques. Or, des savantes 
theories Physicochimiques du Dr. Reychleri), de I'Universite de Bruxelles, 
on doit conelure que Teau en presence d'un acide dissoudra de la substance 
derm i que. 



*) Les theories Physicochimiques par le Dr. A. Reychler, professeur k I'Uuiversit^ 
de Bruxelles, p. 268. Cet ouvrage poss^de des Editions anglaise, ailemande et russe. 

(A suivre.) 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, Bedacteur d'honneur: 
'.*:.. , » * Franz Rathrelner in Worms a. Rh. 
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Gollegium. 

Central -Organ of the International Association of Leather Trades Chemists. (1. A. L.T. C) 
Central 'Organ des Intemationalen Vereines der Leder- Industrie -Chemiker. (I. V. L.L C.) 
Central -Organ for den Internationale Garverikemikerforening. (L G. K. F.) 

Organe- Central de f Association latemationale des Chinistes do rindiistrie du Cuir. (A.LC.LC.) 
Organo- Centrale della Associasione Intemazionale del Chimici dell* Industria dei Cuoi. (A. I. C. I. C.) 




Organ der Deatschen Sektion des I. V. L. L C. 



LA. L T. C. - 1. V. L I. C. - A. I. C. I. C. 

British Section. 

A Meeting of the British Section will be held at Herold's 
Institute, Bermondsey, London S. E., on Saturday, April 1»*, at 
10 a.m. 

Agenda: Supply of Hide-powder. 

Statement of results in Sumach Analyses. 
Errors in Rjeldahl Analyses and their remedy. 
Parker and Payne Method of Tannin Analysis. 
New Method of detannizing liquors by S. R. Trotman, and 
other business. 
Liverpool, March 21 st, 1905. 

I>r, Andrew TumbuU, 
Hon. Seer. B. S. 



emerkungen zur Gerbstoffbestimmung. 

Von JOSEF SCHNEIDER. 




Im Jahre 1896 (Casopis cesk^ho lek^rnictva 15, 4, Referat im Repertorium 
der Chemiker-Zeitung 20, I, 65) habe ich yorge8chlagen,>^anstatt des Ansaugens 
die Gerbstoffldsung durch das Hautpulver zu drUckeny Seit der Zeit trat in 
der Gerbstoffbestimmung hauptsftchlich die Aendemng ein, dass anstatt des 
blossen Hautpulvers das von Cery ch yorgeschlagene, mit Cellulose vermischte 
Hautpulver bei der officiellen Methode verwendet wird; dadurch wurden die 
tmangenehmen Seiten der Filtration auf eine andere Art beseitigt und die 
Vortheile die mein Apparat bot, sind scheinbar auf eine kleine Bequemlichkeit 
gesunken. 

Im yLeitfaden fUr gerbereichemische Untersuchungen'^ von Procter 
(tibersetzt von Paessler) steht, dass das yon mir angewandte Princip keine 
Vortheile bietet. Nach Privatmittheilungen, deren mir zwei zugekommen sind, 
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hat nach der einen mein Apparat den Fehler, dass die Filtration zn rasch geht, 
80 dass bald Gerbstoff (besonders bei Snmach) mit Ubergeht, nach der anderen 
ist die durch meinen Apparat gefundene Nichtgerbstoffmenge zn klein und 
dadurch die Analjsenergebnisse yon den Zahlen der Praxis noch weiter entfernt 
als bei der Heber-Constmction. 

Ich habe nnn bei meinem Apparate das Trichterrohr dem neuen Haut- 
pnlver entsprechend abgeklirzt, den Trichterinhalt bis fast auf die znm Ver- 
dampfen nSthige Menge (50 oder 100 cm ') reduciert nnd auch das Filtrierrohr, 
da die gegenwttrtig beniitzten Gloeken nur 30 bis 35 cmSFiillraam anfweisen, 
kleiner gewfthlt (Ffillraam 40 cm*, lichter Dnrchmesser 25 mm) and bin durch 
Vergleichsyersnche zn folgenden Schliissen gekommen: 

1. Es geniigen bei 40 cm* FUllraum nicht nnr 6 g sondern schon 5 g 
des Hantpnlvers yon Mehner & Stranskj in Freiberg yollkommen, nm 
selbst bei Sumach- und Sumachextraktanaljsen 140 cm* Filtrat gerbstofffrei 
zu haben. 

2. Das im Hautpulyer yorhandene Idsliche Glutin geht selbst bei 7 g 
Hautpulyer fast yollstttndig (bis auf 3 mg) mit den ersten 10 cm* aus dem 
P^ilyer weg, yollstftndig mit den zweiten 10 cm* (riehtiger gesagt: es wird 
yon da ab ein constanter Abdampfrtickstaudsgehalt erhalten), es gentigt also 
30 cm* des Filtrats zu yerwerfen, jedoch 

3. wird das Filtrat nicht leimfrei, wenn die Filtration zu langsam geht. 
Die Menge der gelosten Hautsubstanz, die eine Funktion der Zeit und wohl 
auch, wie Cerjch gezeigt hat, eine Funktion der Temperatur ist, wird bei einer 
langsamen Filtration so gross, dass dadurch Fehler, welche ganze Procente 
betragen, begangen werden kdnnen, selbst wenn die Prllfung des Filtrats mit 
Tannin nur eine Opalisation ergiebt. Je langsamer die Filtration yor sich geht, 
desto Iftnger zeigen sich Spur en yon Leim im Filtrat durch eine Opalisation 
mit Tannin. 

4. Nach Procter-Paesslers Leitfaden wftren erst solche Filtrationen 
als ungenau zu yerwerfen, bei welchen 100 cm* in mehr als 2 — 3 Stunden 
durchfliessen, und sollte die genannte Menge in 1 Stunde erreicht werden. 
Ich halte schon diese Zeit fiir das Maximum, fdr 60 cm* schon 30 Minuten. 

5. Der Vortheil meines Apparates, durch entsprechenden Druck die 
Zeit der Filtration regeln zu k5nnen, hat also auch bei dem mit Cellulose 
yermischten Hautpulyer seinen Wert behalten; man kann die Filtration so 
abkHrzen, dass nicht nur die Reaction mit Tannin, sondern auch die gewichts- 
analytische Controlle bei ^stissen'^ Gerbstofflosungen keiue Spur yon gel6ster 
Gelatine anzeigt. Die grossere Sicherheit, welche das yon mir beibehaltene 
Wiener R5hrenfilter gegen das Glockenfilter gewfthrt, ist dabei nicht zn 
unterschfttzen. 

6. Hat man sich fiir eine Hautpulyermenge z. B. 6 g entschlossen, dann 
wird man leicht die yortheilhaf teste GrSsse des Filterrohres und die Lftnge 
des Trichterrohres ausprobiren. Fiir 1 g Pulver ist nicht mehr als 7,5 cm^ 
Ftillraum zu wfthlen. Das Heberrohr kann angeschmolzen sein oder es kann 
mittelst eines Kaut8chukst(Jpsels yerbunden werden; es kann aber auch durch 
ein kurzes gebogenes Rohr ersetzt werden, da man durch Druck allein die 
Filtrationsgeschwindigkeit regeln kann. £)ine solche Anordnung, bei welcher 
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das Saugen wegfflUt nnd wo auch der Dmck ganz gering ist, welche also den 
eitremen Fall zn der Construction vom Jahre 1896 darstellt, zeigt die 
beigeffigte Fignr. 





--M 



^^ 



60- 



50" 



30- 



B bedeutet Baumwollwatte. 

7. Ein Fehler, der jeder Filtration durch Hautpnlver anhaftet ist der, 
(lass am Anfange auch die Gallussfture und andere einfachere, mit Eisenchlorid 
die Gerbstoffreaktion liefernde Verbindungen von dem Hautpulver absorbiert 
werden und dass dadurch die Nichtgerbstoffmenge zu niedrig gefunden wird. 
Diese Absorption ist auch eine Funktion der Zeit, und je Iftnger das Tr&nken 
des Hantpnlvers nnd das Durchfliessen dauert, desto langsamer wird die 
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Intensitftt der Eisenchloridreaktion des Filtrates zn dem yor dem Gerbstoff- 
durchtritt beobachteteu Maximum wachsen nnd desto gT($8seren Fehler werdeu 
wir machen, wenn wir nach dem Verwerfen von 30 cm » die nOchsten 50 zum 
£indampfen yerwenden werden. Fangen wir das Filtrat zn 10 cm^ getrennt 
anf, so finden wir das Minimum des Eindampfrtickstandes gew6hnlich innerhalb 
der vierten und achten Fraktion. Es kaun also ausnahmsweise eine langsamere 
Filtration aucb ricbtig sein, wenn die in den erbaltenen Nichtgerbstoffen 
feblende, absorbierte Gallusstture durch eine gleicbe Menge aufgel5ster 
leimgebender Substanz ersetzt wird, jedocb kann es nie die Aufgabe eines 
Analjtikers sein, einen Fehler durch den anderen zu kompensieren und mtLsste 
man die richtige Zahl dadurch zu erreichen suchen, dass man eine etwas 
spftter durchgeflossene Filtratmenge zur Verdampfung nehmen wurde. Bis 
dahin muss in alien Fftllen der niedrigste Nichtgerbstoffgehalt als der richtigste 
angesehen werden. 

8. Aut dem bisher Gesagten geht auch hervor, dass die mQglichste Ab- 
kUrzung der Filtration besonders dann fdr die Richtigkeit der Resultate 
f($rderlich ist, wenn ein Gerbmaterial oder Extrakt grOssere Mengen von 
solchen Nebenbestandtheilen enthH.lt, welche das Hautpulyer 15 sen. 

9. Es sei besonders hervorgehoben, dass auch bei dem neuen Hautpulyer 
die abgewogene Menge zuerst mit Nadelu aufgelockert, dann iQffelweiee in 
das geneigte Filtrierrohr gelegt und im aufgerichteten Rohre geordnet werden 
sollte. Um eine mdglichst gleicbmftssige Schichte zu bekommen, presse ich 
nicht die einzelnen Lagen zusammen, sondern erst diejenige Hautpulyermenge, 
welche im lockersten Zustande das Rohr ftlllt. Die Gerbstoffl5sung ist in das 
Zuflussrohr nur in dem Maasse zuzugiessen, als sie sich durch Capillaritftt in 
das Pulyer einsaugt und hat wtthrend des Trftnkens des Pulyers nicht h5her 
im Zuflussrohr zu stehen als im Filtrierrohr. Je langsamer wir am Anfange 
die Jjosung zugiessen, desto regelmftssiger wird die Filtration yor sich gehen 
und deiito sicherer werden wir selbst bei wenig Hautpulyer keinen Gerbstoff 
in das Filtrat bekommen. 

Aus dem Gesagten geht heryor, dass sich mein Apparat nicht nur durch 
Bequemlichkeit auszeichnet, sondern auch in Folge der Filtrationsbeschleunigung 
richtigere Resultate liefern kann. — 

Mit RtLcksicht auf' die nicht ganz yerlftsslichen Analysenergebnisse, 
welche man besonders bei der Untersuchung yon solchen Extrakten erhfllt, 
die yiel hautldsende Nichtgerbstoffe, z. B. Gerbstoffspaltungsprodukte enthalten, 
halte ich es ftir empfehlenswerth, wieder direkte Methoden zu suchen. Die 
Trenuung der Eiweissstoffe ist soweit gelungen, dass man ein bestftndiges 
Albumosenpr9.parat yon bestimmtem Stickstoffgehalt aus Haut o. A. erzeugen 
k5nnte> welches diejenigen Gerbstoff e fallen wUrde, welche die Haut bindet. 
Mit Hilfe einer Filtration durch gewogenes stickstofffreies Filter und einer 
Stickstoffbestimmung k5nnte nach Abzug der bezeichneten Albumosemenge 
von dem Gewichte des Niederschlages die Gerbstoffmenge gefunden werden. 
Wohl ist zu erwarten, dass die Nebenbestandtheile der Fftllung entgegenwirken 
und dass bei der Fftllung sonst nichtfftllbare Stoffe mitgerissen werden k5nnten, 
so dass das Ueberwinden der Fehler und das Erproben der gftnstigsten 
Umstilnde auch seine Schwierigkeiten hiitte. 
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Parall6le entre le Tannage aux Pressions hydrodynamiques 
et les Systimes de Tannages actuels 

par HENRI de MARNEFFE. 
(Suite et fin.) 

Cette conclnsion est-elle pnrement theorique ? Le savant chimiste anglais 
le Dr. Parker a commnniqa6 an Congr^s de Tnrin^) les resultats d'exp^riences, 
demontrant d'une fa^on p6remptoire qne sous Taction des acides il 7 a disso- 
Intion du cnir fit de la substance pean, et I'acide gallique si voisin da tanin 
n'khappe pas k cette loi. II en r^ulte k I'evidence que le passage des peauz 
dans les bassements entraine des pertes de substances de celles-ci. 

Ajontons que ce meme savant a dtoontre que ces acides 6taient nuisibles 
ponr les tanins qu'ils prScipitent plus ou moins complStement. 

Le fait avait du reste d6jk 6te reconnu par le Dr. Nihoul^). II 7 a 
done par le fait du passage des peaux dans les bassements des pertes de substance 
peau et des pertes de tanin qui s'unissent pour diminuer le rendement des 
cnirs fabriques, cette operation devrait done dtre 6cart6e de la fabrication des 
cairs si elle n'6tait indispensable dans F^tat actuel de Tindustrie de la tannerie 
poxiT amener la fixation du tan'n dans les tissus. 

Les cbiffres publics, il 7 a quelques ann^es, par le Dr. Paessler, de la 
Versuchsanstalt fiir Leder Industrie de Freiberg, sont des plus ^loquents et 
viennent donner la sanction exp^rimentale k ce que nous avons d6montr4 dans 
notre th6orie m^canique. Alors que les cuirs tann6s k Fancien S78tSme 
abandonnent k I'eau en mo7enne 5.97 O/o de mati^res solubles, les cuirs tann^s 
am B7st^mes rapides vont jusqu'k laisser dissoudre par I'eau 19.75 0/0 de 
matiSres non assimil6es. Certains cuirs beiges anal7s«6s par le Dr. Nihoul 
abandonnent k Teau plus de 240/o!!! 

Nous aurons suffisamment dit, pour le moment, au point de vue technique, 
quand nous aurons ajout6 que, comme le Dr. Paessler I'a d6montre, c'est le 
contraire qui a eu lieu en ce qui concerne le tanin assimil^ et que Tancien 
systSme a la teneur en tanin combin6 la plus consideralde. 

n ne nous reste plus qu'k faire appel au simple bon sens, car il est 
evident que Teau fera disparaitre rapidement des cuirs les mati^res non 
assimil^es et que le cuir deviendra poreux ; son inferiority au point de vue du 
tanin combin6 le rendra plus sensible anx agents ext^rieurs, les deux causes 
de d^agr6gation s'ajoutent au lieu de se neutraliser. 

Que nous reste-t-il k dire, nous avons appeU k la barre les savants les 
plus marquants et dont le nom seul fait autorite en la matidre; nous avons 
vn la mecanique, la ph7sique et la chimie, le bon sens et les interdts commerciaux 
s'lmir dans une commune affirmation de la tup^riorite de notre procede, nous 
ne voyons vraiment plus ce que nous pourrions invoquer ni contre qui nous 
devrions nous d^fendre! 

Une derni^re objection, qui pourrait etre le resultat de I'irreflexion ! La 
fixation du tanin n'exige-t-elle pas un temps prolong^? Alors les S7st^mes rapides 
n'assimilent rien et il faut reviser la m6thode officielle Internationale d'anal78e. 

*) Colletriam, nov. 1904. 

') Balletin de la Bourse aux cuirs de lAhge, 1904. L'analyse des matiferes tannantes 
«t le rendeinf nt en tannerie. 
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Present methods of tannin analysis and their influence 
on the manufacture of leather. 

' by JOHN R. MARDICK. 

ADDRESS DELIVERED BY JOHN R. MARDIOK, DU BOIS. PA., U.S. A. BEFORE THE 
NEWYORK SECTION OF THE SOCIETY OF CHEMICAL INDUSTRY,O0TOBER 21, 1904.') 

From daily experience in tannery practice, and examination of raw materials 
used in the tanneries, one can readily conclude that the tanners are more 
imposed npon than any other class of mannfactnrers. A chemical house turns 
out a fake product, which it claims will give remarkable results in unhairing, 
deliming, plumping, and so on. The dealer offers a cod-oil at lowest price, 
that will work wonders in finishing; and to crown all, the extract people put 
on the market a tanning material of superior quality and of high percentage, 
at a remarkably low price, perfectly soluble in cold water, that will beeome 
incorporated with the hide in an incredibly short time. 

The imposition by the government and packers, does not require any 
detailed explanation. The tariff on raw materials, especially on raw hides, is 
one of the greatest hindrances to successful and profitable leather manufacturing. 
We must leave it to the politicians to decide the tariff question; but it will 
not be amiss on this occasion to take up certain facts which influence greatly 
the manufacture of leather, and which have a direct relation to those who 
are called upon to look after the chemical side of this industry. 

It is surprising that tanners can successfully make leather under so 
many serious difficulties. Take, for instance, the condition of raw salted 
hides as they come into the tannery, — the salt, dirt, manure, hair, grease, 
blood, the organic and inorganic weighting materials, are all sold to the 
tanner with the hide, for lie. per pound. Out of this impure hide, the 
American hide yields only from 70 to 75 per cent real hide which will produce 
leather. The European hide gives from 78 per cent to 85 per cent. Again, 
during the other operations in the yard, 1.5 per cent (dry hide matter), is 
lost; yet with all this shrinkage, and the high prices of raw materials, the 
American tanner is competing with the more favored continental manufacturer. 

By the old method of tanning in vats, the American tanner makes 
65 to 70 per cent gain, that is, so much leather from 100 pounds of raw 
salted hide. Comparing the analysis of American and European sole-leathers, 
one can see that one reason for the success of the American tanner is, that 
tanners in this country get more tannin into the leatlier than their European 
competitors. 

Anal ys is. 





American. 


Ratio of Hide 


European 


Ratio of Hide 






to Tannins. 


(Italian) 


to Tannins. 


Moisture 


14.83 




16.71 




Ash and Epsom Salts 


.68 




.52 




Oil and Grease 


2.56 




2.97 




Acid (free) as sulphuric 


.33 




.23 




Sugary and Starchy Matter 


5.07 




1.34 




Hide Matter 


38.12 


49.78 


42.34 


54.12 


Taiinins and Non Tannins 


38.44 


50.22 


35.89 


45.88 



*) Reprint, kindly sent by the author, from the shoe and leather reporter 
of Jttnaary 26 and February 2, 1905. 
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With the modern quick methods of tanning, it is possible to make 
from 70 per cent to 85 per cent ^gains^. 

The introduction of extract tannins into American tanneries is a new 
featare and requires very careful mechanical attention in order to get the 
most reliable results in making good leather. Those who control the tanning 
processes may not be able to change the tariff or force the packers to sell 
clean hides; but it is our duty as chemists, to exercise a scientific supervision 
oyer chemical processes in tannery practice, to manufacture extracts of good 
quality, and to show by careful analysis, that these extracts contain the true 
percentage of tannins that actually combine with hide fibre. 

The present methods of tannin analysis are all empirical. It is a known 
fact that the tannins do not form a definite chemical compound with the 
hide matter; in fact, the absorption of tannins by hide, is mostly a physical 
phenomenon, very closely related to osmosis. Originally, these empirical niethods 
were devised for the benefit of the tanner. Now, the tanner is only a small 
factor in tannin analysis. We might almost say that the present investigations 
ou tannin analysis have no direct bearing on the manufacture of leather. 
The researches have been made altogether from the standpoint of extract 
mauufacturer, so that we know now how much tannin there is in an extract, 
but we do not know how much leather can be made from that extract. 
We ha?e left that part to the tanner to find out for us by his own expensive 
experience. 

The tannins reported on the paper are different from that of the yard. 
Why? Because the conditions under which the tannins were analysed are 
totally different from the actual practice in the tannery. For instance, the 
tannin determinations in the laboratory are made in very weak solutions, 
containing 3 g of tannins to a liter, while most of the yard liquors are several 
times stronger than that amount. The result is, that several per cent of reds 
and non-tannins go into the solution under the conditions of laboratory 
analyses, and are subsequently taken up by the spongy hide powder and 
thus raise the per cent of tannins in the report. On the other hand, the same 
reds and non-tannins remain in the yard as insoluble without being absorbed 
by the hide. Again, the temperature under which the analysis is made, varies 
correspondingly from that of tannery liquors. The temperature of a yard in 
normal conditions runs between 45 and 75 degrees F., while the analysis is 
made between 68 to 100 degrees F. Because in the analytical work, the con- 
centration of solutions, the temperature and quantity of hide powder differ 
from tannins conditions, so the percentage of tannins do not agree at all. In 
the laboratory 15 g of hide powder (45 g wet) is violently shaken with a 
solution containing 1 g solid, out of which .6 g is tannin. Naturally, this 
Iwge quantity of hide powder absorbs not only the tannins, but also a part 
of non-tannins, such as gallic acid and other foreign soluble matters introduced 
into the extract for the purpose of adulteration, and for preventing the 
precipitation of reds in the liquid extracts. Now, all this absorbed matter 
IS reported as tannin. As a result of this, the tanner cannot depend on the 
analysis of the chemist, nor can he make so much leather corresponding to 
the percentage of tannins found by the chemist. Since the methods of tannin 
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analysis are all empirical and are made for the advancement of leather industry, 
the conditions of the analysis ought to correspond to the actual tannery practice. 

It is a known fact that in tanning in vats, 15 per cent of tannin is lost, 
while in modern quick tannage, there is a loss of only 5 per cent. Why 
would there be such an enormous loss in tannins when the entire mechanical 
loss amounts to only 3 to 4 per cent? It is also a known fact, that a definite 
quantity of an extract dissolved in a measured vat and made up to 10 degrees 
Bark, liquor and allowed to settle for four days, then analysed according to 
an official method, without heating the liquor but simply diluting, would not 
give the original per cent of tannins. We notice, however, that the reds and 
non-tannins are increased. The explanation is yerj simple. By official method 
of analysis, only 5 to 6 -g solid matter is dissolved in a liter. Naturally, 
everything goes into solution, reds, non-tannins and all. Then in the course 
of analysis a large part of the reds and non-tannins are absorbed by the hide 
powder; hence, the high results. In the modern quick tannage where the 
extracts are heated 100 to 125 degrees F., then applied in a wheel to the 
partially tauned skins, the loss is small, because in this case a part of the reds 
and non- tannins is incorporated with the hide. We cannot apply, however, 
this temperature to the green stock or heat the liquors in the vats. 

At this point you will like to know what is tannin, anyway? There 
are two definitions to it. First, according to the extract manufacturer, any 
vegetable principle, alkaloidal in nature, that can be absorbed by the hide 
powder, in laboratory temperature, concentration and other conditions, is 
tannin. Second, according to the tanner, any bark, or other astringent liquor 
that combines with the fibre in normal conditions of the tannery and forms 
leather, is tannin. 

Taking into consideration all possible leaks and allowing for these, the 
tanner makes surprisingly small gains in comparison with the amount of ex- 
tracts used. This deficiency in ^gain^ naturally raised the question whether 
all the tannins reported in analysis are really tannins that make leather by 
uniting with hide fibre. As we have seen, a part of the non-tannins and 
gallic acid and reds in these extracts are calculated as tannins, and sold as 
such to the tanner. The result has been that the tanners have always failed 
to secure gains corresponding to the amount of extract used and guaranteed 
by the extract manufacturers. For example, 100 pounds of 25 per cent extract 
should make 60 pounds of sole leather (taking oil and moisture into conside- 
ration), instead of this in actual practice it is not possible with the above 
extract to make 50 pounds of leather, even with all up-to-date methods of 
tanning. This obvious failure in analytical results as compared with tannery 
practice, led us to investigate the causes of this difficulty from tannery stand- 
point, and we came to the conclusion that the extracts and tannin materials 
sold in the markets contain from 1 per cent to 5 per cent les^ tannin than 
is actually guaranteed. 

(To be continued.) 

Honorary Editor, Ehren-Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Frans Kathreiner in Worms a. Rh. 
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Cenml-OrfaB of the InteniatioiMl Association of Leather IVades Chemists. (LA. L.T. C) 
CeBtnl-OT;Kan des Interaationaleii Vereiaes der Leder- Industrie -Cbeaiiker. <L V. L.L C) 
Central -Organ for den Internationale Garverikemikerforening. (L G. K. F.) 

Organs - Central de PAssociation Internationale des Chimistes de I'lndustrie du Cuir. (A. I. C. L C.) 
Organo-Centrale della Associazione Intemazionale dei Chimici dell* Industria dei Cuoi. (A. L C.LC) 



Organ der Dentschen Sektion des I. V. L. I. C. 



I. A. L. T. C. - I. V. L. I. C. - A. I. C. I. C. 

Deutsche Sektion. (D. S.) 

Wir theilMi hierdurch mit, dass am Mittwochf den 26* April 1905 f 
in Frankfurt a. M. in der Restauration „ZUM CASINO'' (Gallns- 
An I age 9) eine Sltznng der 2>. S, des I. F. L. I.C. stattfinden und 
pdnktlicb yormlttags 9 Ubr beginnen wird. 

Tagesordnung: 

1. Geschftftliches. 

2. Vorlage des Statuten-Entwnrfes fiijr die Deutsche Sektion. 

3. Hantpulverfrage. 

4. Kerzenfiltration. 

5. Trocknen der RUckstttnde. 

6. Herr Dr.Th. K 5 rner -Freiberg i. Sa. wird ttber folgende Thematasprechen: 

a) Die neneren Forschnngen aaf dem Gebiete der Colloide mad ihre 
Bedeutung far die Tbeorie des Gerbprozesses. 

b) Beitrttge zur Kenntuis der Gerbstoffe. 

c) Farbstof fbestimmung in Gerbmaterialienmittelst des Spektropbotometers. 

d) Ueber KlArnng von Gerbstoffl5sungen mittelst der Centrifuge. 

Sflmtlicbe Vortrllge werden mit Demonstrationen und 
Experimenten yerbunden sein. 

7. Allgemeines. 

Die ordentlichen and ausserordentlicben Mitglieder der 
^brigen Sektionen des I. V. L. I. C. sind als Gftste hochwillkommen. 

Um 11 V? Uhr wird alien Interessenten derLederindustrie die 
TheilnHfame an der Versammlung gpstattet, um Wtinsche und Anregangen 
direkt auszusprechen. Es werden daher alle Herren Interessenten hierdurch 
auf 8 freundlichste gebeten, sich am Mittwoch, den 26. April, Vorm. 11 V2 Uhr, 
flls willkommene Gilste der Deutschen Sektion einzufinden. Vorherige An- 
meldang ist nicht erforderlich, aber wo dies moglicH ist, doch sehr erwtinscht, 
ttnd zwar an den unterzeichneten PrUsidenten. 

Von 1—2 Uhr soil eine Frahstttck^pause sfattfinden and nach derselben 
soUen allenfalls die Verhandlungen fortgesetzt werden. 

Worms a. Rh. 3. April 1905. Freiberg i. Sachsen 

Franz Kafhreiner, Dr. Paenslerf 

Prllsident der D. S. korr. Schrif tfUbrer der D. S. 
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Elected 08 GewdMt zu JEiu eomtne 

Members: ardentlichen Mitgliedem: Menibres effecHfs: 

Mr. Saiehiro I>oikawaf ^Okuragnmi Hikaku Seizosho'', Fonade - cho, 

Minami-kn, Osaka (Japan) proposed by (vorgeschlagen dnrch ; propose 

par) H, R, Procter, F. Kopecky, J. G. Parker, 
Mr. K. Tfpyotnaru, c. o. Herold's Institute, Bermondsey, London 8. E^ 

(England) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) </. 6r. Parker, 

H. K. Procter, F, Kopecky. 

Elected as Gewdhlt zu J^iu comme 

Associates: ausserordenti, Mitgliedem: Metnbres associSs: 

M. Hermann Feldheim, Saventfiefn lex Brnnoelles (Belgique) proposed 
by (vorgpschlagen durch j propose par) J. T. Wood, Ed, Nihoul, 

F, Kathreiner, 

M. Maxim Feldfieim, 7, Rue du gouvernement provisoire, Ertfscelles 

(Belgique) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) J. T, Wood, 

Ed. Nihoul, F. Kathreiner, 
M. Henri Morin, 60, Avenue de la Republique, Montrovge, Seine (France) 

proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) F, Jean, E. Philippe, 

J. G. Parker. 
llerr Ladislatis Prochaska, Platnergasse, Prag (BOhmen) proposed by 

(vorgeschlagen durch; propose par) G, Schweitzer, J. Jedlicka, Jos, 

Schneider. 
Herr Ed. Schoenberger, in Firma S. Schoenberger & Sohn, Lieben bei 

Prag (B<5hmen) proposed by (vorgeschlagen durch; propos6 par) 

G, Schiveitzer, J, Jedlicka, Jos, Schneider, 

Sig. Adolfo Zuccfiettif Via Alberto da Giussano 9, MUano (Italia) proposed 
by (vorgeschlagen durch; propose par) R, Lepetit, E. AndreXs, 
G, Baldracco, 

LONDON, March 1905. j,^ ^ ^^^c* Parker 

Hon. Gen. Seer. 

CHANGE OF ADDRESS: WECHSEL DER ADRESSE: CHANGEMENT D»ADRESSE: 
Givord, LSoHf Ing.-chimiste, 63, Place Guichard, Jjyon (France). 



Present methods of tannu^anaiys^ and their influence 
/ orLJha-4»anulaGture of.Jeatiier. 

/ "^ by JOHN R. MARDICK. 

(Continuation.) 

Eocpertment. 

A 5 degree barkometer liquor was prepared from a chestnut extract, 
100 cc. of this solution was treated with 20 g (containing 75 per cent moist- 
ure) of wet hide powder stirred thoroughly and large particles on the side 
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of the glass crushed with a spatula. It was found that it takes only 15 miuutes 
for the hide powder to absorh all the available tannins that make leather. 
The clear filtrate was tested with 1 per cent gelatine and 10 per cent salt 
solntion (this solution being accurate to .005 per cent). No test for tannins 
could be obtained. In the same way 100 cc. solution treated with 20 g of 
hide powder shaken for 10 minutes in a milk shaker, and analyzed according 
to the official method, gave from .75 per cent to 1 per cent more tannins 
than maceration method. Since there was no tannin in the first filtrate 
(Maceration Method), the high results in the second method (Shake) must be 
something else than tannins. 

A^ain, six solutions were prepared of the same strength and macerated 
each with 20 g of hide powder, for 1—4, 1 — 2, 3 — 4, 1, 1—2 and 2 hours, 
reppectively. The absorption of non-tannins in the last five cases increased 
successively from 1 — 4 per cent to 1 per cent. In the case of solid extracts 
the difference was from 1.5 per cent to 3 per cent. The following were 
analyzed by Maceration Method: 

Modified Method. 
(Maceration.) 
All guaranteed by official 
methods to contain 

25 p. c. I 

Total Solids 35.00 

Total Soluble Solids 38.88 

Non-Tannins 9.80 

Tannins 24.05 

Insolnbles— Reds 0.50 

These experiments were repeated with other extracts from different 
houses. Of these extracts it was found that those guaranteed as 25 per cent 
tannin, contained 24 per cent; while those guaranteed as 26 per cent tannin, 
contained not quite 25 per cent. 

From these experiments we have concluded that Maceration Method 
gives more reliable results than the shake method. However, the greatest 
point of difference in the analytical work comes from the concentration of 
the solutions or amount of sample taken for analysis, as we have pointed out 
before. In the following results, we have used three times more extract than 
the usual Official amount and we find that our method comes within 0,25— ,50 
per cent to the actual tannery practice: 

Chestnut Extract. 

Official Modified 

Method. Method. 

Total Solids 40.92 4082 

Total Soluble Solids 39.00 36.87 

Non-Tannins 15.02 14.00 

Tannins 23.98 22.87 

Insolubles— Reds 1.92 4.05 



Sample. 




11 


III 


40.20 


38.12 


38,77 


35.82 


14.23 


11.41 


24.56 


24.41 


1.43 


2.30 
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Mixed Extract. 

AX... 1 Guaranteed 

Offical , ^ 
«« XL A oy European 
Method. \m .X. A 
Method. 

Total Solids 78.52 79.00 

Total Soluble Solids .... 76.68 79.00 

Non -Tannins 15.03 10.60 

Tannins 61.55 68.40 

Insolubles— Reds 1.94 0.00 

Quebracho. j^^^;^.^^ 

Method. 

Total Solids 47.76 

Total Soluble Solids 39.50 

Non-Tannins 8.13 

Tannins 31.57 

Insolubles— Reds 8.16 



Modified 
Method. 

78.52 
72.57 
13.82 
58.75 
5.95 

Official 
Method. 

47.76 
43.55 

7.97 
35.58 

4.21 



Hemlock Extract. 

HIT At' A f\tf • 1 Guaranteed 

Modified Official , -.««• • i 

*-r , J »* .1 -. by Official 

Method. Method. m th d 

Total Solids 47,23 47.42 

Total Soluble Solids .... 37.34 41.10 

Non -Tannins 14.08 14.36 

Tannins 23.26 26.76 27.00 

Insolubles— Reds 9.b9 6.32 

Of all methods of tannin analysis the American official method is the 
simplest and most promising. The European, or Filter method, because of 
numerous very well known errors, resulting from manipulation and other 
and unnatural* conditions in filtering the solutions, under pressure, through 
hide powder prepared from different sources, absorbs a very large percentage 
of nonrtannins, sugary and starchy matters, and gallic acid, and usually gives 
widely divergent and high results, (from 4 to 9 per cent higher than the 
American Method). One can easily see that if this Filter Method gives higher 
and non-concordant re>ults than the American Method, and which, as pointed 
above, gives already high results from that of tannery practice, this European 
Method cannot be considered seriously as a factor in tannin analysis. Recently 
(J. Soc. Chem. Ind. June 30, 1904) Parker and Payne have outlined a method 
by which tannin solutions are titrated with lime, thus forming an insoluble 
compound with digallic acid. Again (Zeit. Angew. Chem. May, 1904) Wislicenus 
advocated the use of alumina instead of hide powder for detannizing the 
liquors. These last two methods, attractive as they look on theoretical 
considerations, have no direct relation with the manufacture of leather. 
Moreover, these methods cannot be depended upon in the analysis of certain 
tanning materials like gambier, palmetto, myrobalan, sumac, as the tannins 
from these sources do not form a perfectly insoluble compound- with either 
lime or alumina. 
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We might conclnde as a general principle that since the tannine do not 
form a definite compound, so far as it is known, with any other substance 
and eannot be separated like barium sulphate, copper oxide; since from the 
Dature of things the mothods of tannin analysis are likely to remain empirical; 
and since in making leather the hide from the back of an animal is an 
imperative necessity, any methods of tannin analysis dealii>g otherwise than 
the treatment of hides with tannins must be regarded as absolutely worthless 
from the standpoint of tannery practice. So we may turn Ottr attention to 
the American Official Method which with some modifications giiree the most 
reliable results. 

OhJecHans to the Official Method. 

1. The shaking creates abnormal conditions in which the hide powder 
in some cases goes into the solution (this depends on the strength of the 
solution), and creates a favorable medium for the absorption of non-tannins. 

2. The quantity of material used for analysis, that is, 3 g of tannins 
for 1000 cc, is too little, and the hide powder too much. The result is that 
more gallic acid and non- tannins are absorbed by the hide powder. The 
tamiin solution muat contain 10 grams of tannins per liter. 

3. There is an appreciablae error in making the analysis at room tem- 
perature. The solution must be measured at 20 deg. c, which corresponds 
to the average tannery practice. 

4. In the chroming of the hide powdw, 3 g of chrome alum for 100 g 
of hide powder is not sufficient to make the hide matter insoluble. For chrom- 
ing it is better to use basic chromium, sulphate or chloride in quantities 
containing 1 per cent chromic oxide (Cr^O*) per 100 g hide powder. 

F. Kopecky, Collegium, 1904, 211—214, says: 

„The absorptive power of this hide powder diminishes as it is more 
highly chromed, but, if under chromed, the solubility is greater, especially 
for acid liquors." 

Modified Method of Analysis. 

W» are aware of the fact that the hide powder absorbs non- tannins 
under any circumstances; but our idea is to improve the method of manipulation 
ift such a way that the error from the absorption of nou- tannins and gallic 
aeid will be redoeed to its lowest limit. With this intention, and with the 
above natned objections in view, we suggest the following improvements in 
the tmalysia of tanning materials. 

Preparation of Hide Powder. 
Digest 100 g of hide powder in 1000 cc. of water for two hours, add 
H g of chrome alum, changing previously to chromium Basic Sulphate by 
boiling in 50 cc. of water to 25 cc. with 1 gram of soda cristals. After 12 hours 
squeeze through linen, and wash five times with distilled water. In the last 
washing add IQ cc. fornuildehyde (30 per cent) and let it stand two hours 
before squeexing. By a press, get as much water out of it as possible, and 
Qfls^ 25< g of thia hide powder for anaJysia^ and from 1 to 2 g for moisture 
determination. 
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Qnantitj of Material. 
For the purpose of analysis, the following quantities are recommended : 

Grams. 

Hemlock Bark 60 

Oak Bark 50 

Oak Wood 100 

Quebracho Wood 35 

Sumac 25 

Spent Tan 100 

Amazona Bark 25 

Chestnut Wood 100 

Extracts. Grams. 

Chestnut Wood 40 

Quebracho (solid) 15 

Quebracho (liquid) 30 

Gambier 80 

Hemlock 85 

After extracting the tannin materials from the above, the solution 
must be made up to 1000 cc, and measured at 20 degrees 0. 

Total Solids. 
Shake the solution thoroughly, and measure out at 20 degrees C. 50 cc., 
evaporate in a weighted dish (3 inches in diameter, 1 inch high) and dry 
(at from 102 degrees C. to 103 degrees C.) for three hours. 

Soluble Solids. 
To 1 g washed Kaolin add 5 cc. tannin solution, stir until thoroughly 
mixed, then add 70 cc. of the same solution, stir and pour on filter (S. & S. 
No. 590, 15 cm). Keep the filter full, reject the first 100 cc. of the filtrate, 
and evaporate the next 50 cc. on water bath, and dry from 102-103 degrees C. 
for three hours. 

Non-Tannins. 

To 25 g of hide powder, in a shake glass, add 100 cc. of tannin solution, 
stir, and crush with a spatula the large particles on the side of the glass; 
after it has stood 10 minutes, stir one-half minute; after 15 minutes standing, 
stir again, and throw on double folded cheese-cloth; squeeze out as much 
liquid as possible, filter in same way as in soluble solids, evaporate 50 cc. on 
water-bath, then dry from 102 degrees C. to 103 degrees C. for three hours. 

Tannins. 
Soluble solids minus the corrected non-tannins gives tannins. 

Moisture. 
One hundred minus total solids gives moisture. 

Testing Non-Tannin Filtrate. 
To 5 cc. of clear non-tannin filtrate, add 5 cc. 10 per cent salt solution 
in a test tube ; add slowly a few drops of 1 per cent Nelson's gelatine solution 
on the side of the test tube. A slight milky cloudiness indicates the presence 
of the tannin. 
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Precautions, 
a) In all quantitatiye work of tannin analysis, evaporation dnring 
filtration must be guarded against, both in the funnel and in the receiver of 
the filtrate, b) After evaporation the solutions on water bath, the dishes 
which contained the tannin must be dried at 102 degrees C. to 103 degrees 
C. for three hours, and must be weighed only once, c) In the analysis of 
Gambler, Sumac, Myrabolans, Quebracho and other sour liquors, it will be 
necessary tO let the tannin solution stand with the hide powder for longer 
time (about 60 minutes instead of 30) with occasional stirrings. 

Acidity in Tan Liquors. 

In tanning, the proportions of tannins to the acids in a liquor is of 
paramount importance, as the success of leather manufacture depends on 
rightly adjusting the proportion of these two constituens. Brittle leather is 
obtained when the tannins are less than twice the amount of acids in the 
rockers and handlers, and again, when the tannins are less than three times 
the acids in thd sapped liquors. To make this more plain, the acids and 
tannins rise gradually from the rockers and handlers up to the lay -away 
liqaors. Then the acids remain nearly stationary, and the tannins increase up 
to 3 per cent to 4 per cent. 

The best results are obtained when there is not more than from 0.5 percent 
to 0.6 per cent acid, while the tannins ought to be more than 1 per cent in 
the head rockers or handlers. 

In leaching the bark, some of the extract manufacturers use sodium 
bisulphite, or other alkali salts; the alkaline salts diminish the astringency 
of liquors, and produce less organic acids when the liquors are standing in 
vats; consequently, they require additional acids to restore the tannins to active 
conditions. The alkaline salts combine with the gallotanic and ellagitanic 
acids and form the alkaline salts of the same acids. In order to free these 
acidn, fre^h quantities of acids are required, and this additional item is a large 
bill of expense in tannery practice. This explains why certain extracts which 
are not apparently alkaline, absorb acetic and lactic acids when added to them. 
Supposing that digallic acid is a combination of two molecules of gallic acid 
the action of alkaline can be expressed as follows: 
e'H2(0H)3 COO C6H«(0H)s COOH+NaHSO*=C«HS(OH)> COO C<^H<(Ofi)s COONa+fi<SOs 

Taooic acid +Bi8ulfite= Sodiam Tannate +Salphuroa8 acid 

Acid Analysis. 

The analysis of acids in tannin liquors is another important element 
for our serious consideration. 

The present way of determination (official) of acidity in tan liquors 
(rockers, handlers, etc.) by decolorizing with animal charcoal, and then titrating 
with alkali (phenolphthalein as indicator), is slow and faulty. Both animal 
charcoal and filter paper absorb acid; the decolorization is not complete 
without heating the solution with a return condenser; the dark coloration 
produced by titration with alkali, and the carbonic acid in the solution make 
phenolphthalein less accurate as an indicator, and this interferes with the 
accuracy of the determination. Moreover, in order to get perfectly colorless 
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solution according to the official method, one is obliged to dilnte 10 to 15 
times the original solution, thus introducing a large dilntion factor, which 
becomes very serious when the percentage of acidity in the original liquor 
is often very small (less than .50 per cent). Therefore, the following, which 
already is used on the Continent and to certain extent in this country (Deutsche 
Gerber-Zeitung 1900, No. 45), is suggested as a quick and reliable method 
for acid determination. 

Take 10 cc. of tannin solution and titrate with — KOH; add alkali, 
1—2 cc. at a time, and with a glass rod, put a drop of the solution on blue 
litmus paper; observe the change of color in the paper; in this way, repeat 
the testing until the solution produces no change in the shade of the paper 
(the litmus paper should be very sensitive and of good quality). The solution 
gradually assumes a dark color as it is neutralized, and the original intensity 
of the acid color produced on the litmus paper degreases correspondingly 
until it shows no change, and this is the end point. Or still better, the end 
point might be taken between the red and blue papers. In this way a 
determination can be made in from five to ten minutes. This method ia 
accurate to .02 per cent. 

Conclusion. 

In summing up our remarks, we would like to repeat tiiat, 

1. The conditions of tannin analysis at the laboratory do not correspond 
at all with the conditions at the tannery. Hence one gets widely diverg^it 
and contrary results. 

2. It is not fair to sell to the tanner an extract which actually does 
not produce so much leather under tannery couditions. 

3. The official method of analysis gives only comparative results, and 
not the true percentage of tannins, as tanners understand it. 

4. In order to get concordant results, corresponding nearly to that of 
tannery practice. 

a) The solution ought to contain 10 g tannins per liter. 

b) The analysis ought to be carried at about 20 degrees C. 

c) There ought to be just enough hide powder to absorb ail the tannins 
and no more; 25 g of hide powder for 100 cc. of liquor would ai^wer for 
this purpose. 

d) The maceration method is far preferable to that of shake method 
for known mechanical reasons, as the friction created by shaking increases 
the tendency of hide powder to go into solution. 

e) In order to make it nearly insoluble, the hide powder ought to be 
chromed with 8 g basic sulphate of chromium for 100 g dry po\vder. 

We hope that others interested in leather industry will investigate 
these problems, and by suggestions and procedure of analysis, put the tannin 
determinations on a working basis for the mutual benefit of the tanner and 
extract manufacturer. 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, RMacteur d'honneur: 
Ftmz K»th]r«iner in Worms at Rh, 
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I.A.L.T.C.-I.V.LI.C.-A.I.C.I.C. 



£s obliegt rair die traarige Pflicht den Mitgliedern des 
I. V. L. I. C. den Tod unserea KoUegen 

Franz Kathreiner, aus Worms, 

welcher die Redaktion UDseres Faehorganes, seit dessen Erscheinen, 
in so trefflicher nnd selbstloser Weise besorgt hat, anzazeigen. 

Was Kathreiner dem I. V. L. I. C, welchen eigentlich Er 
und JProf. Procter in's Leben gerafen haben, war, bedarf hier 
keiner £r5rterang! Sein Tod bedeutet fiir unsern Verein einen 
herb<)n Verlust, er Iftsst eine Liicke, welche schwer auszaftillen 
sein wird. 

Diejenigen von uns, welche Ihm nfther standen bedauern 
einen trenen, aufrichtigen Freund ! 

Kathreiner ist nicht niehr, sein Andenken aber wird unter iins 
treu bewahrt bleiben und ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass 
wir alle, dem Beispiel, welches er uns gegeban, f olgend, mit vereinten 
Krftften trachten werden in seinem Geiste welter za arbeiten. 

Kathreiner war, bis an sein Ende, ein Mann der Pflicht, 

ein anfrichtiger, jovialer Kollege, ein treuer und ergebener Freund, 

in diosen kurzen Worten ist seine Personlichkeit, sein Charakter 

gekennzeichnet. 

Der Prftsident des I. V. L. I. C. 

G. Schweitzer. 
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I] m'incombe le devoir p^nible d'aoDoncer aux raembres de 
TA. I. C. I. G. ia inort de notre coll^guej 

Franz Kathretner de Worms, 

le distingne et d^sinteress^ r^dacteur d'honneur de notre Collegium. 

II est inutile de rappeler ce que K€Uhreiner a ete pour 
notre association dont lui et le professeur Procter sont en 
r6alite les fondateurs. Sa mort est nne grande perte pour 
TA. I. C. I. G. et laisse un vide difficile k combler. 

Ceuz d^entre nous quil'ont connu plus intimement regrettent 
la perte d'un ami sincere et devoue d'une loyaute k toute epreuve. 

Kathreiner n'est plus, mais nous garderons un pieux et 
fiddle souvenir de sa personne comme collogue et comme ami, 
ainsi que de Tactivitfi qu'il a d6ployee pour et dans notre asso- 
ciation. J'ose esperer que son souvenir nous stimulera k serrer nos 
rangs pour poursuivre notre tache dans la voie qu'il nous a tracee. 

Homme du devoir jnsqu'a son dernier moment, confrere franc 
et jovial, ami fiddle, d'un devouement sans bornes, telles sont en 
peu de mots les qualit^s qui caracterisaient KtMthreiner* 

Le President de I'A. I. G. I. C. 
G* Schweitzer, 



The sad duty devolves on me of notifying the members of 
the I. A. L. T. C. of the death of our colleague 

Franz Kathreiner, of Worms, 

by whom this our journal the Collegiutn has been edited from 
its commencement, and who, most ably and unselfishly, has studied 
its interests throughout. His exceeding worth to our Association 
does not need to be told; to him, to Professor Procter, and to 
a few others, the existence of the Association is due. His death 
means a heavy loss to us, and occasions a vacancy that it will 
be difficult indeed to fill. Those of us with whom he was intimate 
knew his reality and his sincerity. 

Kathreiner is no more, but his memory remains to us, and 
I would express the hope that, honouring him, we, all of us, work 
on, with united strength, in the spirit of the example that he put 
before us. He was, to the very end, a man of duty, an upright, 
jovial colleague, the Association's true and devoted friend. 

In tribute to him and in recognition of his personality and 
character I write the above few words. 

G. Schweitzer, 
President, LA. L. T. C. 
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Franz Kathreiirer. 

Wir stehen Alle noch unter dem Eindrack des nnerwarteten Hingapges 
Franz Kathreiners. Eine Lenchte der WisseDSchaft, ein treuer Berater der 
LederinduBtrie, ein Vorbild edlen Strebens ist uns in diesem seltenen Maune 
entschwtmden. 

Franz Kathreiner ist in Miinchen im Jahre 1848 geboren. Nachdem 
er vorwiegend technische xind agrarische Stadien beendet hatte, warde er 
Assietent in dem Laboratorium der Kgl. Landwirthschaftlichen Hochschule zu 
Mttoclien. Die mflchtige industrielle Entwickelang Deutsehlauds, die nach 
dem deatsch - f ranz^sischen Kriege eineetzte, bewog ihn jedoch, sich der 
Industrie zuzuwenden and es war ein gliicklicher Gedanke Kathreiners, sich 
dem Gerbereifache za widmen. Keine audere technische Branch e war zu jener 
Zeit so vernachl9.ssigt, wie diejenige der Lederindustrie ; auch die interessanten 
Arbeiten von Prof. Knapp waren nicht imstande, die allgemeine Erstarrang 
nen za beleben. Kathreiner trat in eine kleine Gerberei in Manchen ein, 
arbeitete dort praktisch and theoretisch and suchte auf diesem Wege der 
Lederfabrikation eiue wlssenschaftliche Grandlage za geben. Gegen Ende der 
1870 er Jahre zog sich Kathreiner aas der Praxis zurfick and begann Stadien 
der Hystologie, indem er gleichzeitig sein Wissen in der Chemie vervoll- 
st&odigte. Er arbeitete fur sich allein and in dem Institat der Universitftt 
Milncheu. Sein Streben war, Kontrollmethoden fttr die Lederfabrikation 
zu finden. 

Am 1. Mai 1880 trat er als Chemiker bei den Lederwerken Doerr & 
Reinhart in Worms ein and hatte diese Stellang bis za seiuem Tode iune. 
Es warde ihm mit der Zeit ein grosses Laboratoriam mit Versachsstation 
seitens dieser Firma errichtet, es warden ihm Assistenten beigegeben and sein 
eifriges Stndiam and sein reiches Wissen tragen mit bei za der heatigen 
Bedeatang der Firma Doerr & Reinhart. Dieses Haas war aach eines der 
ersten, welches das Box Calf Leder prodazierte; seine darch Chromgerbang 
hergestellten Erzeagnisse sind mastergiltig and Franz Kathreiner konnte sich 
stets mit Stolz aaf seine Mitarbeiterschaft in dieser Fabrikation berafen. Am 
1. Mai d. J. h&tte Kathreiner sein 25 jfthriges Jabilflam in dem Haase Doerr & 
Reinhart begehen konnen. 

Vor seinem Eintritt in das Haas Doerr & Reinhart schwebten Unter- 
handlangen zwischen ihm and dem Heraasgeber des ^Ledermarkt", am ihn 
als Redakteor des ,,Ledermarkt^ za gewinnen. Diese Unterhandlangen fUhrten 
zar Zeit nicht zam Ziel, weil der ,,Ledermarkt^ za jener Zeit noch nicht die 
heutige Bedeatang hatte and es deshalb dem Heraasgeber dieses Blattes za 
gewagt erschien, sofort eiu grosses Laboratorium mit Versachsgerberei za 
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errichten, wie es Kathreiner v^rlaog^. Eine b^aond^ro Freude war es deshalb 
ftir den Herausgeber des ^Ledermarkt^, mit Kathreiner dann spftter doch noch 
daB „ Collegium^ su begrttndeB. 

Kathreiner hat von seinem reichen Wissen nicht viel veroffentlicht, 
well er vor Allem den Posten eines Privatangestellten bekleidete nnd anderer- 
seits, weil er, wie er sich selbst anszudrticken pflegte, „gar keine Lnst zum 
3chreiben hatte^, aber das, was Kathreiner ver5ffentlicht hat, hat einen 
danernden Werth. Er gab der Lederindustrie eine wissenschaftliche Richtnng 
in der ganzen Ansdehnung und dies besonders unter Mitarbeiterschaft des 
Prof. Procter zu Leeds, mit welchem ihn eine enge Freundschaft seit einer 
Reihe von Jahren vereinigte. Ah im Jahre 1897 einige eiiglrsche Cliemiker 
nnd Lederfabrikanten auch answftrtige Ghemiker znr Disknssion von wichtigen 
fVagen einfnden, schrieb Kathreiner sofort an einen der Einladenden, dass er 
sie anch von seiner Seite fiir nftchstes Jahr zu sich nach Dentschland bitte 
und bei der Besprechung, welche der Sitzung am Abend vorher in London 
vorausging, machte er den anwesenden deutschen und englischen Chemikern 
den Vorschlflg, dass die abzuhaltende Konferenz eine dauemde Vereinigiing 
beschliessen m5ge. Dieser Vorschlag wurde am nftchstfolgenden Tag in der 
Konferenz von Dr. Parker empfohlen und fand gentigenden Anklaiig; er worde 
einstimmig angenommen. Seit der Grlindung dieser internationalen Vereinigung 
war Kathreiner der Eifrigste fiir deren Gedeihen und nichts wurde gethan 
ohne seine Mitarbeit oder ohne seinen Rat. Einen wirklich grossen Dienst 
hat Kathreiner dem I. V. L. I. C. erwiesen, als er auf der Konferenz in 
LUttich im Jahre 1901 eine internationale Zeitschrift fiir die Wissenscliaft 
der Lederindustrie in mehreren Sprachen in Vorschlag brachte. Nach weitcren 
Berathnngen mit dem Herausgeber des ^Ledermarkt", Herrn Isidor Drey fuss 
in Frankfurt a. M., kam das Organ des I. V. L. I. C. zustande, dns jt>tzt nuter 
dem Titel „CoUegiam" erscheint. Es bewahrt sich als ein Archiv von Be- 
richteu der Mrtglieder und als ein vorzUgliches Mittel des Gedankenaustausches 
fiir aUe wichtigeren wissenschaftlichen Arbeiten. Herr Kathreiner fiihrte die 
Ehren-Redaktton brs zu seinem Tode. 

Dem Herausgeber des ^Ledermal^l^t" und den Mitgliedern des Inter- 
nationalen Verein der Lederindustrie -Ghemiker muss es eine Eh^enpf|icht 
sein, das Werk Kathreiners, das ^Collegium", in seinem Sinne fortzufuhren 
und dem so friih Dahingeschiedenen damit ein dauerndes Denkmal zu erh.dten. 
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Die Feuet^beslattiing Franz Katbreiners. 

Die Fenerbestattang Franz Kathreiners im Krematorinm in Mannbeim, 
die am letzten Sonntag Btattfand, gestaltete sich zu einem ergreifenden Akt 
tiefer Traner. Die Erschienenen, fast aosschliesslich Verwandte nnd Freunde 
des Verstorbenen, gaben ihrem innigen Schmerz Ansdrack nnd es lag Uber 
(lem Akt eine Weihe, die noch lange anf jeden Einzelnen einwirken wird. Die 
Falle d<!r Xrftnze nnd BlnmOTUtpenden wie die wtLrdige Ansstattung der Kapelle, 
die ergreifenden Worte der Ersebienenen bis zam Niedersenken des Sarges 
anter Orgelklang machten einen mftchtigen Eindmck, besonders aber die 
unter Ansdmck nnyerfaoblenen Bchmerzes erfolgte AnspTache des Herrn 
NicReinhart in Worms; sie lantete: 

9 In tiefer Traner nnd schmerzbewegt stehen wir an der Bahre 
eines seltenen Mannes! 

Franz Kathreiner, der schaf fensfrohe Mann, ein echter deutsclier 
Mann, erftillt von den edelsten Gesinnnngen, nnser langjfthrigster und 
eifrigster Mitarbeiter, ist nach knrzem Leiden durch einen pldtzlichen Tod 
von nns genommen. 

Sein Heimgang bedeutet nicht nur fiir seine Verwandten, sondern 
auch fiir nns nnd f (ir die zahlreiche Arbeiterschaar, . des seiner Leitnng 
onterstellten Betriebs, einen nnendlich schweren Verlust. 

Mit seinem Eintritt in. nnsidr Haas vor fast 25 Jahren hielt die 
Wissenschaft Einzng in einen Betrieb, der bis dahin nnr nach 
der Praxis und der Ueberiieferung geleitet worden war. Franz 
Kathreiners reiches Wissen, verbanden mit praktischen Erfahrungen, 
bilden von da ab einen Markstein in der Entwickelungsgeschichte unseres 
Hauses. Das in ihn gesetzte Vertrauen hat Kathreiner nns mit unwandel- 
barer Treue belohnt. 

Und wie er nns ein weiser Berather gewesen ist, so war er anch 
der ihm nnterstellten Arbeiterschaar ein treuer Freund und Ratgeber. 
Wahrlich ein hochbegabter, guter und edler Mensch. 

Zum Zeichen unserer Dankbarkeit schmticke ich seine Bahre mit 
diesem Kranz. Die Blumen und Blfttter sind vergftnglich wie alles Irdische. 
UnvergSlnglich wird aber sein das treue Andenken an unseren treuen 
Freund Kathreiner!" 

£s erfolgten dann Ansprachen unter Niederlegung yon Krftnzen seitens 
Herrn Prokurist H. R u m p f , im Namen der Beamten des Hauses 
Doerr & Reinhart, 
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Herrn Anfseher Karl Ziminer, im Naraen der Arbeiter und Arbeite- 

rinnen des Hauses Doerr & Reinhart, 
^ Herrn Karl Scliorlemmer, im Namen des Internationaleii 

Vereins der LederiDdnstrie-Chemiker, 
„ Professor Herm. Briegleb, im Namen der Tnrngemeinde Worms, 

deren Ehrenmitglied Kathreiner war, 

„ Medizinalrat Dr. E. A. Merck von Darmstadt, als Vorsitzender des 
Vereins Dentscher Chemiker, namens dieses Vereins, 

„ Dr. Heinrich Becker von Frankfort a. M., im Namen des 
Frankfurter Bezirksvereins des Vereins Dentscher Chemiker, 

^ Isidor Dreyfuss von Frankfurt a. M., im Namen der Redaktion 
des „Ledermarkt^. 




Honorary Editor, Ehren-Redakteur, R^dacteur d'honnenr: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Rh. 
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GoUe^iuin. 

Central -Organ of the International Association of Leather Trades Chemists. (I. A. I4.T. C.) 
Central • Organ des Intemationalen Vereines der Leder - Industrie -Chemiker. (L V. L.L C) 
Central -Oif an for den Internationale Ganrerikemikerforening. (I. G. EL F.) 

Otgane - Central de TAssociation Internationale des Chimistea de llndustrie du C«ir. (A. L C L C»> 
Organo - Centrale della Associazione Intemaztonale dei Chimici dell' Industria dei CuoL (A. L C. I. C) 




Organ der Dentschen Sektion des I. V. L. I. C. 



I. A. L T. C. - I. V. L I. C. - A. I. C. I. C. 

Deutsche Sektion. (D. S.) 

Ich verweise auf die Bekanntmachung der D. S. in No. 151 des Collegium 
imd mache nochmals darauf aufmerksam, dass die Sitzung diesmal in der 
Restauration „ZUM CASINO" (Gallus-Anlage 9) stattfindet. 

Vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, aber wo dies mOglich ist, doch 
sehr erwiinscht und zwar an Herrn Karl Schorlemmer, Worms a. Rh., 
Huttenstrasse 7. 

Freiberg i. S., den 17. April 1905. 

I. V. : I>r. Baeasler, 

korr. Sehriftffihrer der D. S. / 

======== -' /aA- 

Zur Richtigstellung ^yf /. h ; . ^ ^ ^ ^ 

fSl von Dr. JOHANNES PAESSLER, Freiberg./ / ^ C- 

_W i s 1 i e e n u s^ hat seinen in Breslau gehaltenen und in der „Zeit- 
schrift fiir analytische Chemie** (1905, Heft 2) und im ^Collegium* (1905, / 

Seite 85) zum Abdruck gebrachten Vortrag ^UeberGerb material- Analyse mit 
ggewaebsen er Thonerde" mit einer Fussnote yersehen, derell^nllaIt "und Ton 
micli yeranlasst, den Sachverhalt ricbtig zu stellen. 

Der Sachverhalt ist folgender: Nachdem Wislicenus festgestellt 
hatte, dass die ^gewaehsene** Thonerde den Gerbstoff aus seinen Ldsungen 
anfoimmt, setzte er sich mit mir in Verbindung und ersuchte micb darum, 
ihm geeignetes Untersuchungsmaterial, welches sckon in der ^^Deutscben Ver- 
suchsanstalt fiir Lederindustrie" analysiert worden war, zur Verfiigung za 
stellen und ferner mehrere vergleichende Analysen auszuflihren. Ich babe 
in ich damals zu allem bereit erklftrt und bin Wislicenus in der bereit- 
wiiligsten Weise entgegengekommen. Ich babe den I. Assistenten der Yersiiehs- 
anetalt, Herrn Appelius, beauftragt, die erforderlichen Analysen auszuftthien. 

Q /J 11 Digitized by Google 
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Schon damals fiel una auf, class Wislicenns trotz des gezeigten Entgegen- 
kommens ein uds nnerkl&rliches Misstranen entgegenbrachte. Im Interesse 
der Sache habe ich mich durch dieses Verhalten nicht beirren lassen, sondern 
ich babe Wislicenns in seinen Wtinscben welter unterstlitzt. Ich bin 
hierbei von der Ansicht ausgegangen, dass das Hautpulver in der Form, wie 
es jetzt dem Gerbereichemiker zur Verfiigung steht, entschieden noch ver- 
bessernngsfflhig ist, bezw. dass es wtinschenswerth ist, ein anderes Produkt zu 
haben, welches die Vorziige des Hautpulvers, aber nicht die Nachtheile desselben 
besitzt. Bei den zur AnsfUhrung gebrachten vergleichenden Analjsen zeigte 
sich, dass in mehreren Fftllen die Uebereinstimmmnng der Nichtgerbstoff- 
gehalte bei Verwendung von AI2O3 im Tharandter nnd im Freiberger Labo- 
ratorinm eine recht zn fried enstellende war, wfthrend in einigen Fftllen, 
wie dies auch ans der auf Seite 90 des ^CoUegiums'' befindlichen Tabelie 
ersichtlich ist, die Uebereinstimmung zu wUnschen Ubrig liess (die Nichtttber- 
einstimmang mit den bei Verwendang von Hantpulver erhaltenen Werthen 
kann bier vollstftndig ansser Acht bleiben); bei 5 Extrakten mit 16 Nicht- 
gerbstoffbestimmungen waren die Erge|)nisse befriedigend, wfthrend bei 
2 Extrakten mit 7 Nicbtgerbstoffbestimmungen grosse Differenzen zu ver- 
zeichnen waren. ^ei dem einen dieser Extrakte zeigten die in Tharandt aus- 
geftthrten Bestimmangen Uebereinstimmung, aber nicht mit dem Freiberger 
Werthe; bei dem anderen Extrakte wichen auch die Tharandter Werthe be- 
trftchtlich voneinander aby Trotz genauer Einhaltung der von Wislicenns 
aufgestellten Vorschriften konnte in Freiberg keine voUstJlndige Ausfttllung 
des Qerbstoffes bewirkt werden. Da die Uebereinstimmung bei der AI2O8- 
Methode nicht in alien F£lllen vorhanden war, so war meine Ansicht liber 
die Anwendbarkeit dieser Methode auf Grund der damaligen Ergebnisse keines- 
wegs eine so optimistische wie die von Wislicenns vertretene. Auf der 
Breslauer Versammlung scheint Wislicenns die Resultate viel gUnstiger 
hingestellt zn haben als in dem jetzt znm Abdruck gebrachten Vortrage, denn 
sonst k(5nnten in der „Chemiker-Zeitung^ nnd in der „Zeitschrift fiir ange- 
wandte Chemie" nicht Referate mit folgenden) Wortlaute verOffentlicht 
worden sein. 

„Damit ist in der That ein mit manchen VorzUgen der 
„anorganischen Substanz ausgezeichnetes Ersatzmittel fiir 
„Hautpulver gefunden.^ 

„Das Wislicenus'sche Verfahren hat sich bei den ent- 
„Belieidenden Parallelversnchen sehr gut bewflhrt. Die zu 
„gleicher Zeit durch die Post ausgetauschten Ergebnisse 
„von znnftchst 17 Analysen mit Thonerde stimmten ttber- 
„raschend gut Uberein." 

Es sind in diesen Referaten auch zahlenmftssige Angaben Uber die 
Differenzen gemacht worden. Hierbei sind aber die grossen Differenzen, welche 
bis zu 50/0 betragen, unberUcksichtigt geblieben. Auch in dem jetzt abge- 
druckten Vortrage werden diese grossen Differenzen nicht nfther besprochen. 
Nur an einer Stelle wird angeflihrt, dass in 2 Fallen in Freiberg nicht vOUige 
Absorption zu erzielen gewesen sei. Ich habe bereits erw&hnt, dass dies 
trotz v(5llig gleichen Arbeitens stattgefunden hat. Auf jeden Fall darfte 
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Wis lie en us diese abweichenden Ergebnisse bei der Beurtheilung dor Ver- 
wendbarkeit seiner Methode nicht ausser Betracht lassen. Es war dies 
eine Selbsttftuschung. Die jenigen, welche nach ■ der Breslauer Ver- 
sammlung die Referate liber den Wislicenns'schen Vortrag gelesen haben, 
mussten zu der Ansicht gelangen, dase das Hantpttlver nnnmehr ein yoUstilndig 
Uberwundenes Reagens sei und dass man unyerztiglich die Hantpulyermethode 
durch die AhOs-Methode ersetzen mttsse. Auf Grund der bei den ver- 
gleichenden Analysen erhaltenen Ergebnisse war ich allerdings anderer Meinung, 
weil dieselben iiberhaupt noch kein abgeschlossenes Urtheil zuliessen und weil 
ich den Standpunkt vertrete, dass man sich in solchen Angelegenheiten vor 
Yoreiligen Schritten httten soli. 

Als Wislicenus mich bat, auf der fast gleichzeitig mit der Breslauer 
\^er8ammlung in Turin stattfindenden Konferenz des „I. V. L. I. C." liber seine 
Methode und die damit erhaltenen Ergebnisse zu referieren, bin ich diesem 
Wunsche gern uachgekommen. Ich habe mich, wie mir meine in Turin an- 
wesenden KoUegen bezeugen k5nnen, dieser Aufgabe in durchaus objektiver 
WeiSe unterzogen (es ist mir klirzlich sogar gesagt worden, dass ich mich 
damals fiir die Al208-Methode mehr erwarmt hatte als sie es auf Grand der 
Analyeen-Ergebnisse verdient hfttte). Nichts ware wohl unrichtiger gewesen, 
als eine zu optimistische Auffassung aufkommen zu lassen. Als kurze Zeit 
darauf in der „Chemiker-Zeitung" das von Haenlein herrlihrende Referat 
iiber die Turiner Konferenz und auch iiber meinen Bericht liber die Thonerde 
mit verSffentlicht worden war, ersuchte mich Wislicenus sehr dringend, 
eine Berichtiguug vorzunehmen, da hier ein Missverstandnis oder ein Irrthum 
vorliege. Ich sollte „berichtigend" offentlich erklaren, dass Uebereinstimmung 
Torhanden sei. Ich habe eine derartige ^Berichtiguug** abgelehnt, weil sie den 
Thatsachen nicht entsprochen hatte und weil ich mich dadurch mit mir selbst 
in Widerspruch gesetzt hatte. Als Wislicenus bei einem persSnlichen Zu- 
sammentreffen dieses Ansinnen wiederholte, bin ich selbstverstandlich auf 
meinem ablehnenden Standpunkt stehen geblieben. Wislicenus drohte darauf- 
hin mir, dass er, wenn ich diese Erklarung nicht bringe, offentlich gegen 
mich auftreten mtlsse. Diese Drohung hat er verwirklicht, iudem er dem 
nunmehr zum Abdruck gebrachten Vortrage eine Fussnote beigefiigt hat, 
gegen deren Inhalt und Ton ich entschieden Verwahrung 
einlegen muss. 

Wie ich bereits erwahnt habe, batten sich bei den beiderseitigen in 
Tharandt und in Freiberg ausgefuhrten vergleichenden Analysen in mehreren 
Fallen ganz betrachtliche Differenzen ergeben. Ich war nicht nur berechtigt, 
sondern sogar verpflichtet, von „nicht unbetrachtlichen Abweichungen" zu 
sprechen. Wlirde ich die Uebereinstimmung als eine durchweg sehr zufrieden- 
stellende bezeichnet haben, so hatte ich mich einer Verschleierung schuldig 
geinacht. Von einer voUstandigen Uebereinstimmung kann nur gesprochen 
werden, wenn dieselbe in alien Fallen vorhanden ist. Ich finde deswegen 
die von Wislicenus an die Uebereinstimmung gestellten Anforderungen 
als etwas zu bescheiden. 

Ich m5chte hinsichtlich der AhOs-Methode hervorheben, dass ich dieselbe 
keineswegs als voUstandig aussiclitslos hinstelle — im Gegentheil — ich bin 
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der Assicht. dass dieselbe recht beachtenawert let, dass es aber unbedingt 
DOtwendig ist, dieses Yerfahren erst eirnnal grllndlich darchzuarbeiten. In 
erster Linie ist es erforderlieh, eine Methode ausznarbeiten, nach welcher es 
gelingt, ein stets einbeitliches Produkt von AI208 herzoetellen, and dann muss 
der Nachweis gef&fart werden, dass Prodnkte, welche yon verschiedehen 
Partbien der Herstellnng herrtOiren, ein yollstftndig gleiches Yerhalten gegen- 
liber Qerbstoff zeigen. Nachdem diese Pnnkte geprllft worden sind, wUrde 
weiter festznstellen sein, wie sich die Thonerdeygegenttber reinen Gerbstoffen, 
gegenttber Gallnss&nre nnd anderen organiscben Sanren, evtl. aucb Mineralsfturen, 
ferner gegeniiber Zuckerarten and zackerartigen Kdrpem verhfilt^ Solange 
eine derartige grUndliche Priifang des Verfahrens nicht vorgenommen worden 
ist, ist es zweifellos yerfriibt, die Behanptang aafzustellen, dass „ein ausge- 
zeichnetes Ersatzmittel fUr Haatpalver gefanden worden sei^. Wislicenns 
scbeint tibrigens bei der Verwendung der Thonerde anf weitere Scbwierig- 
keiten gestossen za sein, da er diesell^e jetzt mit verdunnter Qelatineldsung 
yerwenden will. 

Icb erklftre hfermit nochmals, dass ich es der Oeffentlichkeit schaldig 
war, den Sachyerhalt den Thatsachen entsprechend darzastellen. Wenn ich 
die Ergebnisse der vergleichenden Untersuchungen aaf der Tariner Konferenz 
so mitgetheilt hfltte, wie es spelter Wislicenus als wiinschenswertb und 
„richtig*' bezeichnet hat, and wenn ich auf das in der „Chemiker-Zeitang* 
yer(5f f entlichte Referat der Tariner Konferenz dem Wisliceua s'schen 
Ansinnen nachgekommen wftre, so h£ltte ich mir zweifellos eine Verschleierung 
za Scbalden kommen lasBen. Dass ich in dieser Angelegenheit offen und 
ehrlich, wie es ganz selbstverstflnlich ist, aiifgetreten bin, wird mir jetzt von 
Wislicenns zam Vorwnrf gemacht. Die ^Entstellang* liegt also nicht auf 
meiner, sondern aaf der anderen Seite. 

Falls Wislicenns mit dieser Erklftrang and mit dieser Zarilckweisang 
sich nicht zafrieden geben sollte, werde ich aaf weitere Angriffe von dieser 
Seite nicht mehr reagieren. 



Ana lyses of Cuban and A rgen tine Barks, Woods , etc.^) 

By Dr. LOUIS E. LEVll^d J. FRED SIGEL. 

In the hant after some bark or wood which can be ased to take the 
place of hemlock, the scarcity of which is now a matter of deepest concern, 
the tanners of America were obliged to look to Soath America for aid. The 
investigators have foand a partial substitute in Quebracho Colorado, whose 
properties, although not like oar hemlock, are such as to allow it to take the 
place of hemlock in many cases. The ever-increasing use of quebracho has 
had the tendency to diminish the consumption of hemlock bark in that it is 
used in connection with bark and thereby extends the time when hemlock 
tannage will be a thing of the past in the United States. History will then 
have been augmented by one more chapter written in words made brilliant 

') Reprint from Hide and leather No. 12. 



Digitized by 



Google 



„Coll«glum'', wltMnMhaltlloh.tochnltoh« BaUaf* d«s Udwmarfct. - Frankfurt : M. 1MB. 129 

by that competition which placed American leather at the pinnacle of th& 
world's commerce. American enterprise and genius will then be called upon 
to maintain that lofty height of excellence and perfection of its leather and 
products of the same, which has characterized its tanning industry from the 
beginning until the present day. 

The St. Louis fair which has just closed, offered to the searcher after 
new tanning materials an exceptionally good field for investigation. Through 
the kindness of the Cuban and Argentine Commission, I have been placed in 
position to give those interested in tanning and tanning materials the results 
of analyses of the different woods, barks, leaves and fruits obtained from 
these exhibits: 

CUBAN EXHIBIT. 

Soluble Solids. Non-Tannin. Tannin. 

Corteza de Jagua 25.40 o/o 20.96 o/o 4.44 o/o 

Corteza de Carba 13.58 o/o 5.37 o/q 8.21 o/o 

Corteza de Peralijo 9.36 o/o 3.02 o/o 6.34 o/o 

Corteza de Mangle Colorado 30.21 o/o 6.13 o/o 24.08 o/o 

Corteza de Juearo 11.75 o/o 4.59 o/o 7.16 o/o 

Corteza del Arbol Jucan 12.29 o/o 3.16 o/o ^9.13 o/o 

Corteza de Gamagua 8.17 o/o 1.92 o/o ^6.25 o/o 

Hojas de Mangle Colorado 14.23 o/o 9.04 o/o 5.19 o/o 

Hojas de Peralijo . ... 30.10 o/o 19.38 o/o 10.72 o/o 

Hojas de Potoban 37.10 o/o 19.43 o/o 19.67 o/o 

Maranon 9.07 o/o 3.060/o 6.01 o/o 

Sabien 5.28 o/o 3.61 o/o 1.67 o/o 

ARGENTINE EXHIBIT. 

Molle (Lithraea Gilliesii Gr.) of the Anaeardiaceae family; a tree of 

ten meters in height and from a half to one meter in diameter, very heavy, 

the heart wood being of a dark red color especially suitable for cabinet work, 

taming, etc. It is also used in buildings and for sleepers. It is a common 

tree in the interior of the Republic. 

Bark. Wood. 

Soluble solids 24.93 o/o 9.63 o/o 

Non-tannin 8.14 o/o 5.97 o/o 

Tannin 16.790/o 3.660/o 

Sugar 1.500/0 .500/o 

Churqui (Mimosa farinosa Gr.) of the Leguminosae family; a tree of 

from 2 to 7 meters in height and from 20 to 25 centimeters in diameter. 

Common in the interior of the Republic. 

Wood. 

Soluble solids 6.530/o 

Non-tannin 2.67 o/q 

Tannin 3.860/o 

Iviraro— Viraii (Ruprechtia excelsa Gr.) of the Poligoneae family; a tree 
of from 14 to 24 meters in height and 50 centimeters in diameter. Density 
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0.765. A tree of InxnriaDt foliage whose timber is an important article of 
commerce in this city. It has many uses in the constmction of all kinds of 
vehicles, carts, carriages, railway and tramway cars. It is also used for wheels, 
wainscots, mouldings and veneers for furniture, chairs and many other classes 
of work, as it is very solid, flexible and of good color. It is very abundant 
in the Chaco and the north of the Republic. 

Bark. Wood. 

Soluble solids 5.41 o/o 3.88 o/o 

Non-tannin 3.81 O/o 2.50 o/o 

Tannin I.6OO/0 1.380/o 

Quayacan Itin (Caesalpinia melanocarpa Or.) of the Leguminosae 
family; a tree found in great abundance throughout the Chaco, Corrientes, 
Formosa, Santa F6, Gatamarca, Santiago del Estero Salta and Jujuy. Its 
height varies from eight to fifteen meters and occassional ly it attains a dia- 
meter of two meters. This wood is one of the hardest and heaviest found 
in the country and its density varies from 1.113 to 1.811. It is used for many 
classes of work on account of its hardness and tenacity, and amongst these 
may mention: cog-wheel teeth, bushes for propellers, building, cabinet work, 
furniture, carpentry, turning, cart building, etc. The fruit is used for tanning 
and dyeing. The wood is of a reddish black color which, in time, becomes 
an intense black and takes a brilliant polish. 

Wood. Fruit. 

Soluble solids 9.08 0/0 34.680/o 

Non-tannin 99 0/0 19.90 o/q 

Tannin 8.O90/0 14.780/o 

PALO DE RIVERA DE FORMOSA. 

Bark. Wood. 

Soluble solids 10.32 0/0 4.58 o/q 

Non-tannin 2.940,0 2.05 o/q 

Tannin 7.380/o 2.53©/© 

Curupay — Cebil Colorado (Piptadenia cebil Gr.) of the Leguminosae 
family; a tree of extensive geographical distribution and common not only 
in the northern littoral but also in the provinces of Jujuy, Salta, Tucuman 
and Catamarca, where it is called Cebil and the groups of trees Cebil ares. 
It attains to a height of twenty meters and from three-quarters to one meter 
in diameter. The wood cannot be mistaken for any other on accouut of its 
reddish veinings which, being rather apart, give it an appearance as if" the 
colors had run. Its density is between 0.977 and 1.172 and its uses are 
multiple; it is employed in the same manner as Quebracho and Urunday in 
buildings, for rafters and doorframes, drums and other annexes of machinery, 
furniture, carpentry, etc., being a strong and easily worked timber. 

Bark. 

Soluble solids 25.92 0/0 

Non-tannin 10.92 O/q 

Tannin 15.000/o 
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GUAYAIBI BLANCO. 

Bark. Wood. 

Soluble solids 18.75 o/o 4.65 o/o 

Non-tannin 11.69 o/o 2.74 o/o 

Tannin 7.06 o/o 1.91 o/o 

SACHA NARANJA. 

Bark. Wood. 

Soluble solids 15.44 o/o 3.86 o/o 

Non-tannin 12.23 o/o 2.90 o/o 

Tannin 3,21 o/q .960/© 

Tusca (Acacia cavenia, H. A.), family Legaminosae ; tree from 5 to 6 
meters in height and 20 to 35 centimeters in diameter. Wood hard and suitable 
for turning. The fruit is medicinal, astringent and antivenereal. The flowers 
known by the name of "aromas" are used in perfumery. The bark is used 
for tanning and dyeing, (dark grey color). 

Bark. Wood. 

Soluble solids 13.54 o/o 5.34 o/o 

Non- tannin 3.46 o/o 2.65 o/o 

Tannin IO.O80/0 2.690/o 

Piquillin (Condalia lineata, A. G.), family Rhamneae; a tree from three 
to six meters in height and 20 to 30 centimeters in diameter. The wood has 
a density of 1.114 and is suitable for railway sleepers and for turning. The 
root contains tannin and the fruit is edible. It is very common throughout 
the whole of the interior of the Republic, but the specimen exhibited is 
from Tucuman. 

Bark. Wood. 

Soluble solids 12.00 0/0 9.33 0/0 

Non- tannin 2.99 0/0 3,10 o/o 

Tannin 9.01o/o 6.230/o 

Lapacho negro (Tabebuia Avellanedae Ltz.) of the family Bignoniaceae; 
a tree of from fifteen to twenty-five meters in height and from seventy-five 
centimeters to one meter in diameter. The density of thee wood is 1.072 and 
it is very strong and heavy. It is much used for building purposes, naval 
construction, sleepers, carpentry, frames and bodies of railway wagons, carts, etc. 
It is one of the most durable classes of timber and is of very easy sale in 
the trade. The tree is very abundant in. Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe 
and Tucuman. 

Bark. Wood. 

Soluble solids 9.47 0/0 4.71 0/0 

Non- tannin 6.25 0/0 3.25 0/0 

Tannin 3.22o/o 1.460/o 

In conclusion we wish to thank Mr. F. W. Alden for his kind assistance. 

PFISTER & VOGEL LEATHER COMPANY, 
LABORATORY OF CHIEF CHEMIST. 

Milwaukee, Wis., March 16, 1905. 
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Notes and Queries. — Sprechsaal. — Tribune libra. 

I. A. L T. C. I. V. L. I. C. A. I. C. I. C. 

Leather Industries Department, the Uniyersitj, 

Leeds, 7th March, 1905. 
The Editor of .Collegium", Worms a. Rh. 

Dear Sir, I tliink the enclosed reply to enquiries with regard to 

„MaUet Bark'* from the Director of the Botanical Gardens, Sydney, will 

be of interest to our Association, settling as it does the botanical origin of 

this very interesting new tanning material. „Marrel Gum** bark is almost 

identical with Mallet Bark in appearance, and possesses approximately the 

same strength and tanning properties. 

Yours faithfully, 

Henry iJ. JProeter. 



Botanic Gardens, Sydney, 24th Jan., 1905. 

Prof. H. R. Procter, Leeds. 

Dear Sir, In reply to your letter of the 18 th November, I beg to 
say that the namQ f^Mailet Bark** is applied to the „Flat-topped Yate** 
(Eucalyptus occidentalis) of Western Australia. The name „Mallet** has 
been invented by the persons who are interested in exporting the bark; no 
wonder you could not trace it. 

As to ^Morrel Gum** its botanical name is Eucalyptus longicornis, 
F. V. M. It is a tall tree confined to Western Australia. Botanically it is very 
closely allied to E. oleosa, F. v. M., one of the so -called Mallees, or dwarf 
gums. It yields a useful timber and is a straight growing tree. 

Yours faithfully, 

J. H, M€Uden^ 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Rh. 
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Ober die Mdglichkeit des Gerbens vermittels / / 



hydrodynamischen Druckes.O M^^t^/ 

(MITTBILUNG AUS DEM CHrcMISCH-TKCHMISOHEN L /LBOBATORIUM ^ / 
DER UMVERSITAT LtJTTIOH). 

Von Dr. ED. NIHOUL. 
In einem jttngst in „La Halle aux Cnirs" yerbffentlichten Artikel yor- 
gleiehtde Marneffe das Gerben vermittels hydranlischen Druckes mit den jetzt 
gebrauchlichen Gerbereiverfahren. Das von diesem so sehr gelobt^ Yerfahren 



/y^<r;' 



I Nach ,«*j'jjf,»n ^ffr v*^yjf*'^«fty gtltigst eintresandten Separat- Abdruek 
aasOh'e'mller Zeltuiig^~1905. 29,^0.17:1 
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k5nnen wir nicht bis in die EiDzelheiten verfolgen, und wir kOnnen daher in 
dieser Abhandlung keine ansfilhrliche Beschreibnng des Verfahrens bringen ; 
wir werden yielmehr dem Kongress fUr Chemie gelegentlich der Weltausstellung 
in LUttich die Ergebnisse unserer Untersuchungen tlber diesen Gegenstand 
Torlegen. Trotzdem halten wir es nicht fiir unangebracht, scbon jetzt von 
dieser Untersuchnng Kenntnis zn geben, da sie unserer Meinung nach 
hinsichtlich der wissenschaftlichen Grundlagen in der Gerberei eine der 
interessantesten ist. 

Das erste uns zur Verfllgung gestellte Muster, ein Streifen von 10 cm 
Breite und 1,25 bis 1,50 m Lange, entstammte der Rttckengegend einer 
gegerbten Rinderhaut und zwar zum Teil mit einer dtinnen Olschicht bedeckt, 
im tibrigen nicht geglflttet und zugerichtet. Der an der eingefetteten Stelle 
unternommene Streckversuch ergab als Reissbelastnng 500 kg fur 1 qcm 
Durchschnitt. Dieses weit tiber den Durchschnitt reichende Ergebnis erregte 
Zweifel in nns betreffs der chemischen Zusammeusetzung, um so mehr, als 
das zur Probe gesandte Rtickenstttck vermittels eines ftusserst verdUnnten 
Eichenaufgusses (er- wog auf der Tanninwage 1 Grad) gegerbt war, der Vorgang 
nur 60 Stunden gedauert hatte und das Fell beim Herausnehmen aus dem 
Ascher ohne vorherige Zurichtung gegerbt war. 

Zwei dem oben beschriebenen Musterstreifen entnommene Stucke (das 
eine aus der Hals-, das andere aus der Rtickengengend) wurden im chemisch- 
technischen Laboratorium der Universitftt Ltittich mit folgenden Resultaten 

analysiert : 

1. Frobestlick 2. ProbestOck 

Halsgegond Rdckengegend 

Wassergehalt 12,50 « . — 

Asche 0,93] S^, , — 

Fettsubstanzen ^'^^(I* * ~ 

Gesamtextrakt 9,68]^^ . — 

Ledersubstanz oder wirkliches Leder 78,20 3 . 78.21 



Stickstoff in Proz. der Ledersubstanz 11,63 

Hautsubstanz in Proz. der Ledersubstanz .... 65,33 

Gebundenes Tannin in Proz. der Ledersubstanz . 34,66 

, „ „ „ des Leders .... 27,89 

Stickstoff in Proz. des Leders . , 9,09 

Hautsubstanz in Proz. des Leders 51,08 

Rendementszahl 195,7 

Gerbzahl 53,05 

Dichte 0,841 

Absorbiertes Wasser in Proz. vom Normalleder . 49,54 



11,76 
66,06 
33,94 
26,59 
9,19 
51,64 
193,7 
51,5 



Man muss zugeben, dass an der Hand dieser Resultate die M5glichkeit 
vorauszusehen ist, durch das hydraulische Druckverfahren normale Produkte 
herzustellen. 

Bei einem von uns im Laboratorium im kleinen angestellten Versuche 
mit einem primitiven Apparat erhielten wir bei dem Gerben mit Mimosa- 
eztrakt D einen Stickstoff gehalt yon 8,28 o/o, der einen Gehalt yon 46,5 o/o 
Hautsubstanz und einer h5heren Gesamtausbeute ale 215 entspricht; die 
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Filtrationsdaiier hatte 46 Std. hintereinander bei einem Qtcecksilberdvti^k yon 
72-*-*74 cm betragen. Der vollkommen klare Aufgnss enthielt genau 10/^ TAnhia< 
Wir halton es fflr sehr vorteilhaft, in der Praxis die Arbeit wfthrend d«r 
Nacht Dicht 2u unterbrechen und rndglichst mit hobem Druck Bn • «rbdit«ik^ 

Andererseits sind wir der tJberzeugung, dass bei Iftngerer Dauer dieses Vbr- 
ganges sowohl die Gesamtausbeute gesteigert, als auch der Gehalt ah gebnndenem 
Tannin ein grOsserer wird. In der That konnten wir beobacbten, dass bei 
Torstehendem Versuche die Fltissigkeit nach 46-sttlnd. Gerben des Felles nur 
rektiy geringe assimilierbare Stof f e enthielt ; daher kann mftn nnserer MeihtlDg 
na«h ^&a Vorgang nicht als beendet ansehen, solange die filtrierte Fltbslgkeit 
noch merklich dieselbe Zasammensetzung auf weist wie die nicht ent|;erbt6 Brilhe'.' 

Im folgenden geben wir einige Versuchsergebnisse wieder, die durch 
Behandinng von verschiedenen Proben erhalten warden, die nns yon Van der 
Yelp en, Gerber in Waremme, geliefert worden waren, der nach dem 
hydrodynamischen Druckyerfahren arbeiten Iftsst. 

Leder yor dem Glftttan and Ziirichten 



I 

Reissbelastang fttr 1 qcm . 284 kg , 
Aufidehnung in Proz. ... 3,5 . 



II m 

313 kg: .298 kg 
Zagerichtetes 


IV 
/ . a02 kg . 
. 7,9 . 

Ledor 


V 
.290 kg 
* 6,3 


VII VIII 

430 kg. .398 kg 

6,5 . . 6,8 


IX 
. .347 kg. 
• ♦ """" • 


X . 
.308 kg 
. '8,0 



VI 
Reisebelastang ftir 1 qcm . 360 kg 
A^sdehnang in Proz 5,5 

Die Mehrzahl dieser Lederproben waren leichtes Leder; Probe III and TV 
warden aaf senkrechte Zngfestigkeit in der Richtang Kopf— Schwanz des 
Tieres geprHft. 

Mehrere der Proben waren vermittels eines Eichenrindenaufgusses her- 
gestellt, audere wieder darch gemischte Eichen-, Fichten-, Quebracho-, 
Myrobalanen- and VHlonea-Aufgusse. Bei einigen Gerbyersachen warde ein 
Qnecksilberdruck yon 60 — 65 cm, bei anderen von nar 35 — 40 cm innegehalten. 
Das Maximam der Gerbedauer betrag 6 Tage, — ausschliessHch der Nacht- 
zeit — also 72 Std. Zwei der Proben, VIII and IX, warden auch hinsichtKch 
ihres Hautsubstanzgehaltes antersncht. Im ersten Falle ergab die quantitatiye 
Bestimmang des Stickstoffes nach Kjeldahl 8,96 o/o, entsprechend einem 
Hautsubstanzgehalt von 50,35 o/o; die zweite Probe war nicht zagerichtet and 
besonders lehrreich, weil sie yon Anfang an and unter schwachem Druck der 
Einwirkung einer sehr gerbstoffarmen scharfen Gerbbriihe aasgesetzt and 
dann 6 Tage lang mit einem Eichenrindenaafgass (1 Grad der Tanninwage) 
behandelt wordeu war. Der Stickstoffgehalt wurde wie oben bestimmt an 
einem von ans selbst yorher in der Fabrik entnommenen Rtickenstiick beim 
Heraasnehmen aus dem Gerbgefass. Diese Probe hatte nur 7,57 O/q Stickstoff, 
was einem Hautsubstanzgehalt yon 42,54 o/o entspricht. Die Gesamtausbeute 
belief sich ^iif 235,1, d, h. die Ausbeute in (ler Fabrik lag xwisphen 65,8 
and 72,90/0. 
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Vorstehende Versuche lassen daher vermatheD, dass das Gerberei-Dmck- 
yerfafaren anf dem Wege praktiecher Verwirklichung nnd Ausnutznng ist; man 
weisi, dass Jn dieser Ricbtung seit langem wiederholt ergebnislose Verstiche 
xisterDOmmen worden sind, nnd dass schou yor langer Zeit Mlintz selbst auf 
Grand der nanen Methode ein praktisches Verfabren znr Tannin bestiinmnng 
anfstellto, das onter der yon Baud in yereinfacbten und yeryoUkommneten 
Form noeb bente in Frankreicb yielfacb angewandt wird. 

Zum Scblusse unseres Artikels betonen wir nocbmals, dass or nur eino 
pbjsikaliscb-cbemiscbe Betracbtung tiber ein fabrikmftssig nacb der nonen 
Metbode bergestelltes Erasengnis sein soil, keineswegs aber eine Qkonomiscbe 
Oder indnstrielle Studio liber dieses Verfabren. 



1' 




B akterioloaische VorQftnfje in der Lederindustrie,^ ) 

Von Dr. BECKER, Frankfurt a. M. 

^^ehalten auf der neunten ordentlichen Haaptvers»mmlung des yerbandes 

idiger Offentlicher Obemiker Deutsrblands. e. V., am 4., 5. 6. und 7. September 1904 
in Frankfurt a. M. 

Meine Herren! 

Der Herr Vorsitzende bat den Wunscb ausgesprocben, dass bier, nacbdem 

ele und interessante analjtiscbe Vortrilge gebalten worden sind, aucb 

ein Bericbt aus dem Gebiete der Tecbnik erstattet werden solle. Icb 

»recbe gem seinem Wunscbe, indem icb Ibnen einen kurzen Uberblick 

ein Spezial-Arbeitsfeld gebe, das icb teils im rein wissenscbaftlicben 

ratorium, teils durch praktiscbe Tlltigkeit im Fabriks^betrieb schon seit 

als 13 Jabren bearbeitet babe. 

Es ist dies das Gebiet der praktiscben Bakteriologie, insbesondere in 
itfrer Anwendung auf die Lederfabrikation. 

Als in der zweiten Hftlfte des letzten Jabrbnnderts Robert Kocb 
d seine Scbule ibre epodiemacbenden Arbeiten tiber die Erregung yon 
f Krankheiten durcb Bakterien yerdffeiitlichten, war man yielfacb der Ansicbt, 
die bakteriologiscbe Forschung sei nur als ein Teil der mediziniscbenlVissen- 
/ scbaften anzuseben. Ja, in yielen Rreisen begegnet man aucb jetzt nocb dieser 
Meinung. Und docb bat kein Geringerer, als gerade wieder Robert Kocb 
in den VerQffentlicbungen des KaiserLcben Gesundbeitsamtes scbon damals 
darauf bingewiesen, dass zwar die Erregung yon Krankbeiten durcb Bakterien 
der Allgemeinbeit am schftrfsten yor Augen trete, dass aber in unserer ganzen 
Umgebung und besonders im Bereiehe der Industrie sicb so zahhreicbe und 
wicbtige bakteriologiscbe Vorgange yoUzieben, dass eine Beteiligung an der 
bakteriologiscben Forscbung aus anderen Kreisen ilusserst wttnscbenswert 
erscbeine. Es baben sicb dann aucb sebr bald Chemiker, Apotbeker, Ingenieure. 
und Tecbniker dem Studium der bakteriologiscben Forschungsmethoden ge- 
widmet und daraus ibre Nutzanwendungen auf ihren Spezialgebieten gezogen. 
Wer yon ibnen wusste nicbt, wenn icb bier einige Beispiele wabllos anftihren 

*) Nacb TomVerfasser gQtifirst einfcesandtem Separatabdruc-k aUs Heft 
ZXIII, Jahrgang X der BZeUschrift fitr Offentlicbe Ohemle". 
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darf, welchd Anregung der Apparaten- imd Inatmmentenban anf diese Webe 
empfangen hat. Zahlreiche Einrichtnngen nud Pr&parate wnrden geschaffen, 
die znnftehst auf der sogenannten Basillenfarefat bernhten and eine Abt5timg, 
Beseitigung oder Eutwicklungshemmiuig der Bakterien znm Ziele batten. 

Die Methoden der Konaerviemng Ton Nabrangsmittebi and sonstigen 
leicht zersetzlichen Stoffen warden aosgebaixt und sebliesulieh bat man aach 
die DienHte erkannt, welehe diese Mikroorgani&men darcb ihre Entwickelong 
in bestimmten Medien and onter bestimmten Verhaltnissen ans za leisten 
verrndgen. 

Die Gftbrangsindustrie and das Molkereiwesen haben ans naheliegenden 
Griinden zonachst ihren Natzen dayon gehabt. (Hansen,. J5rgensen, 
Miiller-Targaa, Wortmann a. A.) Ich erwfthne welter die indastrielle 
Qewinnang der Heilsera and sonstiger schatzverleihender Stoffe (HOcbster 
Farbwerke, Merck -Darmstadt, Sobering- Berlin u. A.) and die Zttchtang 
und Verwendang von Reinkoltarep nach Nobbe's System zur Zttchtang von 
Legnminosen and verschiedenen anderen landwirtscbaftlichen Prodakten. 
(HSchster Farbwerke, Farbwerke vorm. Bayer & Co. in Elberfeld). , 

Anch die Herstellnng von Chemikalien, z. B. von Milchsfture, Zitronen-. 
saure a. A. wird durch die Ztlchtung von geeigneten Bakterien in grossem 
Massstabe bewirkt (C. F. BOhringer & S5hnein Nieder-Ingelheim) and 
man kann getrost sagen; dass es heute nar noch verbftltnismftssig wenig Ge- 
biete gibt, anf denen der Techniker and Indastrielle nicht in der einen . oder 
andern Weise bakteriologisch zn denken gendtigt ist. 

Ganz besonders gilt dies von der Lederindastrie. Darf man doch getrost 
den Schaden, welehe diese Industrie allein durch eine angentigende Behandlong 
nnd Konservierung der Rohware erleidet, alljfthrlich auf viele Millionen 
bewerten. 

Dabei bringt es die ganze Fabrikation von vornherein mit sich, dass 
in ihrem Bereiche fast fiberall die Gran dbedingangen der Fftulnis (Feachtigkeit 
and Anhftufang leicht faulffthiger Stoffe) geboten sind. Durch die Fftulnis 
gehen nicht nur grosse Mengen an Haut^ubstanz verloren, sondem sie gibt- 
sich fiir das Auge und den Griff des Fachmannes auch durch Flecken auf 
der Narbenseite, sowie durch geringere Haltbarkeit des- f«-rtigen Leders zu'' 
erkennen. Dies veranlasst den Kilufer zu Klagen und Preisreduktionen, so 
dass auf diese Weise dem Fabrikanten eine Quelle mannigfachster Beunruhignng 
geboten ist; 

In der Behandlung. und Konservierung der Rohware werden auch heute 
noch viele Fehler gemacht, doch ist darin in den letzten Jahrzehnten immerhin 
ein betrftchtlicher Fortschritt zu verzeichnen. 

Die gleichen Gesichtspunkte sind fttr das Wftssern, das Weichen oder 
Fliessen der Felle und Haute massgebend. Und der tlichtige Fachmann wird 
bei der Beschaffung von Fabrikationswasser fur eine Lederfabrik hierauf 
Riicksieht nehmen. Der Gerber weiss auch, dass seine Felle in einem zu alten 
oder zu warm gehaltenen Ascher verderben k5nnen, wenn dieser zu viel 
Fftulnisstoffe enthalt. 

yDas Enthaaren der Hflute nach der Scbwitzmethode . wird durch 
Proteosarten eingeleitet und beruht somit auf einem sachgemftss zu. ftthrende^ 
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FftQlnisproiess^ Die8« Bakterien driog^en in die Hani ein, bauen die Eiweiss- 
atoffe der weichen Schleimschichte ab, dnrch die dabei entstehenden Amin- 
basen nnd Ammoniak wird Fett verseift and iQelich gemacht. Die Poren 
werdon erweitert und nun kann das Haar leicht mechanisch entfernt werden. 

Dasa ein solches Verfahren viele Unsicherheiten in sich birgt, ist leieht 
b^greiflich. Sie rti beherrschen hat man verschiedene Wage eingeschlagen. 
Eimnal sn^hte man dnrch geeignete Einrichtnngen die H5he und Gleich- 
mftssig'keit der Temperatur, von der ja die Entwickelung der Bakterien be- 
kanntlich sehr abhftngig ist, za regein (sogenannte Dampfschwitze). Ansserdem 
hat y ill o^ den Yereuch gemacht, die Bakterienreinkultar in dem Schwitz- 
proiees nntlsbar, za mach^n, doch ist dieses Verfahren meines Wissens bis 
jetat nioht dorohgedrnngen. 

Die Beize der enthaarten Felle, der Bldasen, wird je nach der Art des 
Rohmaterials nnd je nach den inneren Betriebsverhiiltnissen and den Ansprllcfaen 
an das fertige Leder ihit verschiedenen Mitteln and auf verschiedene VVeise 
aosgefdhrt, in manchen Fallen wird sie aach ganz anterlassen. 

Ehe ich nan weiter anf dieses Gebiet eingehe, lassen Sie mich Ihnen 
efnen' knrzen AbHss fiber die massgebenden histologischen Verbal tnisse der 
Hkut geben. 

Bekanntlich haben wir bei der rohen Hant drei Schichten zu unterscheiden : 
Die Oberhant, die Lederhaat und das Unterhautbindegewebe. Die mittlere 
Schicht, die Lederhaut, dient zur Lederbereitung, wfthrend die beiden anderen 
Schichten im Laufe der Fabrikation je nach der Lederart mehr oder weniger 
vollkommen entfernt werden. 

, pie Lederhaat ,bildet eine feste elastische Schicht; sie besteht aos 
Bindegewebsstrftngen and Fasem. Die Fasern haben wir uns wieder ans^ 
einzelnen Fftdchen, den Fibrillen, znsammengedreht zu denken, verklebt durch 
die Zwischengewebesubstanz. Darin verteilt finden sich zahlreiche Driisen 
(Schweissdriig^n, Hauttalgdrilsen) und Haarwurzeln. In diesen Driisen und 
ihrer Umgebung ist mehr oder weniger. Fett, zum grossen Teil von der Ascherung 
her an Kalk gebunden, als Kalkseife, eu thai ten. Der Fachmann spricht hier 
V:9n den Qrundseifen. 

. Man bezweckt nun mit der Beize teils nur eine Entfernung des in den 
Bl<)8aMi verbliebenen Kalkrestes, teils will man auch eine Lockerung der Struktar 
der Haut, zum Zwecke des besseren und rascheren Eindringens der Qerbstoffe, 
sowie zor Gewinnung eines mehr oder weniger weichen Leders, herbeiflihren. 

Fftr die aussdiliessliehe Entfernung von Kalk- und Ascherresten geniigt 
vielfach schon das ein f ache Wascheu mit weichem Wasser oder die Verwendung 
WHSSerlOsliche Kalksalze bildender Mineral- oder organischer Sfturen. Solche 
kalkldsungsmittel, wie Salzsflure, Borsaure, Milchsaure, Essigsaure, Ameisen- 
s&ure, 't'eerprodukte uftd dergleichen werden der Lederindustrie in grossen 
Mengen zugeftihrt und da wo man sie sachgemass ftir ihre eigentliche Bestimmung, 
die Entfernung des Kalkes, u. A. auch fttr die Konservierung der BlSssen in 
Anwendung bringt, vermSgen sie dem Gerber gute Dienste zu leisten. Aucli 
ioL der K'ombination mit anderen Beizmitteln steht ihnen noch eine Znkunf t 
in Aossibht.i;.: .' . . ; ■ . 



Digitized by 



Google 



„C*H«9^iMi'', wltMiisehalllteli-tMhiilMlit B«ntfl« 4n U^ttrmtrkt, - ^nklvrt a. M. IMI. 1^ 

Dh, wo 68 sich indesseD nicht nnr nm die Entfernnng des KalkM and 
urn die Spaltnng der KalkseifeD, sondem anch um den weiteren Zweek d«r 
Beize, um die ZerstQrnng der Zwischensubstanzen, nm die Anflockerang der 
Hantfasern nnd die Freilegnng der Fibrillen bandelt, wodurch allein ein weichee, 
griffiges Leder erzielt wird, kann man die biologischen Verfahren schlechter- 
dings nicht entbebren. 

Wohl besteht die MOglichkeit durch Ghemikalien die Uantfasern ftnsserlich 
an2ni&tzen) teilweise in zerstdren and dadnrch ein anf Fingerdmck nachgiebiges 
Leder zu gewinnen. E^ wird dann aber gar zu leicht flach nnd |Mipiaran. 
Es hat an wertgebender Snbstanz zn viel verloren nnd kann den Vergleioh 
mit einem sachgemttss biologisch gebeizten Leder nicht bestehen. 

Die wirklich gute Beize beruht eben nicht auf einem einzelnen chemi«chen 
Vorgange, sondern sie bant sich anf einer ganzen Anzahl von. Prozessen anf 
und sie mnss unter m5glichster Schonnng des Rohmaterials verianfen, weil 
sonst das Leder leicht nnansehnlich wird, an Gewicht, Haltbarkeit, Zfthigkeit 
nnd Qriffigkeit zn viel verliert. 

FUr die biologische Beize werden seither in der Hanptsache AnsAtze 
Oder Anfschwemmnngen yon Kleie nnd Stroh, sowie von Tanben- oder Htthner- 
mist nnd von Hnndekot angewandt. 

Die Kleienbeize, in die die entsprechend vorbereiteten BlQssen eingelegt 
werden, kommt alsbald in Gftrnng. 

Die hierdurch gebildeten G&mngssftnren, Essigs&ure, Milchsttnre, Butter- 
s&nre nsw. sind gute Kalkl6ser. Ihre Erzeuger sind in die Uantporen eingedmngen, 
so dass sie an Ort und Stelle entstehen nnd in statu nascendi wirksam. werden. 
Die dabei gebildeten Gase bewirken eine leichte, aber stetig^ mechaaiBche 
Lockerung der Fasem, die Felle werden gehoben, sie geraten in Bewegnng, 
reiben sich aneinander und bef5rdern auf dieee Weise den Beizproaees. Anoh 
enzymatische Wirkung wird hierbei erzielt. 

Die Kleienbeize wurde von J. T. Wood in Nottingham bakteriologisch 
untersucht. Er isolierte aus ihr zwei Bakterienarten, daa Bakterium ' f urf uris 
« und /?, von denen jedes fUr sich eine gute Beizwirkung austibt, die aber in 
Symbiose lebend besonders giinstig beizen sollen. Nach Wood finden sich 
diese beiden Arten stets nebeneiiiauder in der Schwellbeize. Sie bewirken 
Iiaupts&chlich die saure GSlruog und die Gasentwickelung, sind aber keine 
eigentlichen Beizbakterien, welche die Losung der Interzellularsubstanz nnd 
das richtige Verfallen der Blftssen herbeiftlhren. 

Von verschiedenen Seiten wurde behauptet, der wirksame Mikroorganismus 
der Stroh- und Kleienbeize sei der Henbazillns. Das trifft indessen nicht zu. 
I^er gew5hnliche Bazillus subtilis besitzt keine oder doch nur eine hOchst 
geringe Beizwirkung. 

Seit vielen Jahrzehnteu hat man es schon versucbt, die Kotbeizen aus 
den Gerbereibetrieben zu entfemen. Denn abgeeehen von der Unappetitlichkeit, 
j& Unwl^rdigkeit, die in der Verarbeitung aolcher Stoffe liegt, werden aie 
vielfach durch Beimischung von Sand, Knoch^n und anderen Abfallprodakten, 
sowie von anderen Kotarten gefftlseht Dadnrch werden sie nicht nur in Bezug 
au! ihren baren Wert heruntergesetzt, sondern ihre Wirknng wird beeintrftchtigt, 
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8ie wirke& tmgleichiiiitesig, oft direkt die Haut zerstSrend. Sie k5nnen nicht 
genaa dosiert werden and sind vielfach nur schwer zu beschaffen. Ausserdein 
werden in der Kotbeize die Leder vielfach durch die Gallenfarbstoffe des 
Kotes gefftrbt. 

Uundekot wird heute Waggon-, ja Schif fsladnngsweise aus Konstantinopel 
nnd Kleinasien, besonders Bagdad, fdr die Zwecke der Lederfabrikation nach 
alien L&ndem exportiert. 

Welche Bedenken mUssen eich gegen ein derartigee Material yom 
ge9undheitlichen Standpunkt aus erheben ! FUr den Verkehr mit alten Kleidern 
nnd Lumpen aus senchenverdftchtigen Lftndern beatehen gesetzliche Vorschriften. 
Ich sollte meinen, dass aber auch solche tierische Dejekte, die teils trocken, 
tells frisch nmherliegen nnd versandt werden, sehr leicht mit den Exkrementen 
kranker Menschen in jenen Gegenden vermischt nnd fUr andere L&nder 
gefabrbringend werden k^nnen. Dazn kommt die grosse M^glichkeit einer 
Yerschleppong von Wnrmkrankheiten and dergleichen. 

(Schluss folg tj^ 

Notes and Queries. ^ Sprechsaal. — Tribune libra. 

I. A. L T. C. I. V. L I. C. A. I. C. I. C. 

Notice. 

The Cbmmisaion appointed at the Turin Conference to report on the 
Analysis of Degras and Egg Yolk will be pleased to receive any asdistance in 
the way of contributions on the subject, and request that any such contri- 
butions be sent in before December 30 th 1906, Either through the pages of 
the "Collegium^, or sent direct to the President of the Commission. Mr. Ferdi- 
nand Jean, 17 Faubourg Saint Denis. Paris. 



Benachrichtigung. 

Die auf der Turiner Konferenz zum Zwecke der Berichterstattung iiber 
die Analyse von Degras nnd Eigelb emannte Kommission wird mit Interesse 
alle Mitteilungen, die diese Fragen betreffen, entgegennehmen und bittet solche 
Mitteilungen bis zum 30. Dezember 1905, entweder auf dem Wege durch das 
„Coileginm^ oder direkt an den Prasidenten dieser Kommission, Herrn 
Ferdinand Jean, 17 Faubourg Saint Denis, Paris (Frankreich) gelangen zu lassen. 



Avis. 

La commission, nomm^e par le congrSs de Turin, k Peffet de faire nn 
rapport sur I'analyse des degras et des jaunes d'oeufs, recevera 
avec int^ret toutes les communications, concernant ces questions, qai serout 
adress6s, jusqu'au 30 d^cembre 1905, soit par la voie du ^Collegiam**, soit 
directement an president de la commission, M. Ferdinand Jean, Paris, 
17 faubourg Saint Denis. 

Honorary Editor, Ehren-Redakteur, RMactenr d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a* Bh. 
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^1^*=^ CoUettiUflL ^^^ 

Cratral- Organ of the Intematioiul Association of Leather Trades ChMoists. (L A. L. T. C«) 
Cental- Oiviw dea IntemadoMilea Vorcriaea der Leder-Induatrie- Ghemiker. (L V. L. L C.) 
Cntril-Oiifaii for den fntematioBaie Garverikemikerforaning. (I. G. K. F,) 

0»g[ue- Central de TAssaciation IntemaCionale des Chimistes da I'lndustrie du Culr. (A. LC.LC.) 
Or^ano - Centrale 4«U«i Aasaeimiaae Inlemaaiaaale dei Chinici dell' Industria dei Cuoi. <A. I. C. I. C.) 



Organ der Dentschen Sektion dee I. V. L. I. C. 



B akteri(»l^iftclie Ver^anffft In der Lederindustrift wa ff^ 

Von Dr. BECKER, Frankfurt a. M. Y/ J^ ^ 




(Schlnss.) 

Man ging in dem BemfifaeD, einen Ersatz Mr die Kotbeize zu schaflen, 
Ton der Aneicbt ams, dass di« in dem Kot enthaltenen Chain ikalien die wirksaene 
Sikbetanz Mien^ Die isoiierten Prodnkte erwieeen aidi jedodi, iedes fur sich, 
wie ancL in Mischuiag mit den anderen in den meisten Fiinen als ungenilgend. 

Infolgedemen babe ich, in Gemeinechaft mit Herrn Dr. Popp und 
unserem Assifitenten, Herm Hoflich, eine grtLndliche allgemeine Untersuchung 
der in Frage kommenden Kotarten ausgeffihrt und es ist uns gelungen, diese 
befriedigend zu lOsen. Vollsttodig unabbftii^ig von uns hatte sich Wood mit 
der gleichen Frage befaaet und ein, an die nabezu gleicbzeitigem Ver5ffent- 
lichuDgen sieh anschliessender freundschaftlicher Austausch auch der nicht 
verQffentlichten Erfahxungen und Uniersuchungsergebnisse erwies eine 
voUetftndige Ubereiostimmung derselben. 

Durch eine uber mehcere Jahre sich erstreckende bakleriologische 
Untersuchung wurden bei berden, getrennt verlaufenden Arbeiten etwa 50 
(Wood 43, wtr 54) ^^rsehiedene Arten von Bakterien, Hefen und Schimmel- 
pilzen^us den genannten Kotarten isoliert und bestimmt. Der weitaus grOesere 
Teil davon war bereits bekannt. 

Dureh pniktisehe Verstiebe wurde ihre Wirkusg auf die lege astis zum 
Beiaen vorbereitete Hautblosee geprlift. 

Bei -vielen war tlberhaupt keine Einwirkung wahrnehmbar, bei wenigen 
wurde eine mehr oder weniger gute Beizwirkung erzielt, wilhrend andere die 
Haut direkt zerstSrten. So wurde durch den exakten Versuch erwiesen, woher 
es kommt, dass bei plOtzHchem Umsehlagen dee Wetters und bei Temperatur- 
schwankungen einmal die Felle zerireMen und ein andermal nicht genng 
heruntergebeizt werden. 

Die von was ieolierten gtinsitig wirkendem Beizbakterien, hauptsftchlich 
<ler Coligruppe angehorend, wurden nun teils fiir sich in Reinkultur, teils 
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Be- 

weglich- 
keit 



WachBtum auf Gelatine 



Wachstum 

auf 
Agar* Agar 



Huode- 
kot 



I Hunde- 
kot 



11 



Hunde 
kot 



Hunde- 
kot 



St&bchen 
in GrOsse 

des 
Bakt Pro- 

digiosus 



Stftbchen 

in der 

GrOsse des 

Heu- 

bazillus 



sehr 

kleine, an 

den Enden 

abserun* 

dete 
St&bchen 



Stftbchen, 
so gross 
wie Heu- 
baziilen 



Hunde- Stftbchen, 
kot fthnlich 
dem Heu- 
! bazillus 



Hunde- 
kot 



mittel- 

grosse 

Stftbchen 



lebhaft 

beweg- 

lich 



lebhaft 

beweg- 

lich 



lebhaft 
be weg- 
lich 



langsam 
be weg- 
lich 



trftge be 
weglich 



beweg- 
lich 



in der Gelatine-Stichkultur zei|^ das auf schrftg er- 
Bakterium ein gutes Wachstum in der starrtem Agar 
Tiefe. An der Oberflftche bildet es | bildet sich erne 



ein weisses EnOpfchen. Die Gelatine 
wird nicht verflllssigt Die zur Ober- 
flftche der Gelatineplatte gelangten 
Kolonien breiten sicn blattartig, perl- 
mutterartig glftnzend, aus 



Stiehkultur: die Keime entwickeln 
sich Iftnga des ganzen Impfstiches. 
Alsbald erstrecken sich kleine Arine 
seitlich in die Gelatine. Auf der Ober- 
flftche bildet sich eine weisse Auf- 
lagerunr. Die Gelatine wird langsam 
verflOssigt — Gelatineplatte : zur Ober- 
flftche gelangt, breiten sich die Ko- 
lonien Dlattartig aus und besitzen 
dann eine geringe Fluoreszenz 



Stiehkultur: in der Tiefe sehr gutes 
Wachstum. Vom Impfstich aus er- 
strecken sich sehr yiele Arme seitlich 
in die Gelatine. An den Enden der 
Arme bilden sich EnOtchen. Auf der 
Oberflilche entsteht ein dannerweisser 
Ueberzug. Gelatine wird nicht ver- 
flllssigt. — Gelatineplatten: die tief- 
liegenden Kolonien stellen sich als 
blassgelbe runde Scheibchen dar, 
welche allmfthlig zur Oberflftche 
diingen und dort kreisrunde Scheiben 
bilden, welche in der Mitte grGssere 
Punkte zeigen 



die Gelatine-Stichkultur fthnelt der- 
jenigen des Heubazillus, wfthrend das 
Wachstum in der Gelatineplatte mehr 
demjenigen des Milzbrandbazillus 

Sleicht. Von der eingesenkten ver- 
tlssigten Kolonie erstrecken sich 
Fftden, anfftnglich gefiochten und ge- 
dreht, spftter geradeaus in die um- 
gebende Gelatine 



Stiehkultur: stark yerfl1issi|^end. Auf 
der Oberflftche bildet sich erne weisse 
Haut. Lftnes des yerflllssigten Stiches 
sind Ausstrahlungen in die feste 
Gelatine. Gelatineplatte : schnell yer- 
fltlssigende, oben eine weisse Haut 
bildende Kolonien 



Stiehkultur: auf der Oberflftche bildet 
sich ein weisser Ueberzug. Die 
Gelatifte wird nicht verfltlssigt. Das 
Bakterium wftchst gut in der Tiefe. — 
Die zur Oberflftche der Gelatineplatte 
gelangten Kolonien breiten sich Dlatt- 
artig, perlmutterartig glftnzend, aus 



weisse Auf- 
lagerung 



Iftnffs des Impf- 
stiches bildet 
sich ein gelb- 
weisser Belag 



auf schrftgem 
Agar bilaet 

sich eine weisse 
Auflagerung 



starker weisser 
Belag auf der 
ganzen Ober- 
flftche 



weisse, un- 
gleichmftssige 

dUnne Auf- 
lagerung mit 

Auslftufern 



Iftngs des 

Stiches weisser 

Belag 
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Wachstum 

auf 
Kartoffeln 



Waehatnm S Bestes 

in I Wachs- 

Milch turn bei 



Gasbildung 



Besondere Bemerkungen 



das Bakterium 

zeigt auf Kar- 

tofrelnnur ein 

schwaches 

Wachstum, 

es bildet eine 

gelbliche 

Auflagerung 



schmutzig 

gelbliche 

AuflageruDg 



Milch wird 

nicht 
yerAndert ' 



37" C. 



nur genng 



zweifellos eine Abart des 
Bac. coli. commune 



Milch 
bleibt un- 
ver&ndert 



Zimmer- 

tempera- 

tur 



flndet nicht statt 



an der Impf- 

stelle gelbliche 

Auflagerung 



Milch wird I 
im Brtite- | 

schrank 
erst nach i 
Tier Tagen ; 

zur 
Gerinnung , 

gebracht i 



'61" C. I sehr stark ; aus 50 ccm 
Bouillon wurden in 
th Stunden 6,5 ccm 
Gas entwickelt, wel- 
ches aus 3,5 ^'o Sauer- 
stoff, 10,7 »/o Kohlen- 
sflure, 85,8"/oWasser- 
stoff bestand 



der mit blauem Lackmus ver- 

setzte N&hrboden wird rdtlich 

gef&rbt 



weisse 

trockene 

Ausbreitung 



Milch wird 
ver&ndert. 
Es scheidet 

sich 
Serum ab 



37* C. 



nicht vorhanden 



Weiss, trocken 



gelblich 

glftnzende 

Auflagerung 



Starke 


37«C. 


Serum- 




bildung 




die MUch 


37* C. 


gerinnt 





findet nicht statt 



schwach 



gleicht sehr dem Bact. coli. 
commune und unterscheidet 
sich von demselben nur durch 
die schnellere Gerinnung der 
Milch 
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Fund- 
ort 



Form Be- 

u&d Aa- waglioh- 
ordnung keit 



WMBkstum auf CMatine 



WftdMtiua 
auf 



12 I liuiide- 



m»ttel- 

gprone 

St&bchen 



13 



38 



40 



42 



43 



44 



Hunde- 
kot 



Tauben- 
und 

HiihDer- 
mist 



Tauben- 

und 
Htthner 

mist 



Tauben- 

und 
Hflhner- 

mist 



Tauben- 

und 
Hlihner- 

mist 



Tauben- 

und 
Htthner- 

mist 



Taiiban- 

HiUkoer- 
mist 



I 



Idbbaft 

beweg- 

lich 



mittel- 

grosse 

Stabchen 



kleine 
St&bchen 



kleine 
St&bchen 



beweg- 
lich 



lebhaft 

beweg- 

lich 



lebhaft 

beweg- 

lich 



kleine lebhaft 
St&bchen | beweg- 
lich 



Coccen, 
grosse, 
trauben- 
fdrmig 
gruppiert 

St&bchen 

i. d. Grdsse 

sehr ver- 

schieden 



kl«flM 
Stftbchen 



unbe- 
weglich 



lebhaft 

beweg- 

lich 



leUiaft 

beweg- 

lieh 



Stiobkttkur: wftchst Ifin^s des SticheB 

fleich gut. Gelatine wird nicht ver- 
Ussigt. Auf der Oberfl&che ein dQuner 
gl&nzender Ueberzug. — Gelatine- 
platten: die tiefliegenden Eolonien 
stellen sich als blassgelbe kreisrunde 
Scheibchen dar. An manchen Eolonien 
beobachtet man ZOpfe, &hnlich den 
oberfl&chlichen Eolonien des Proteus. 
Stark fauliger Oeruch 



Stichkultur : auf der Oberil&che bildet 
sich eine dUnne Auflagerung. Das 
Bakterium wftchst borstenfOrmig in 
die Tiefe. Am Ende der Borsten 
Endtchen bildend. Gelatineplatten : 
Mattsrtige, perlmutterglftnzencLe Aus- 
breitung 

Stichkultur: sackf5rmige Verflttasig- 
ung der Gelatine unter Gelbf&rbung 
derselben. Gelatineplatten: die tief- 
liegenden Eolonien sind k5rnig u. gelb, 
die an die Oberflftche gedrungenen 
bilden weisse glftnzende En5pichen 

Stichkultur: auf der Oberflftche des 
Nfthrbodens bildet sich eine weisse 
Starke Auflagerung. Wftchst sehr gut 

Iftngs des Stiches. 
Gelatineplatten: blattf&rmige Auf- 
lagerung mit Liniensystem 



Stichkultur: an der Oberflftche 
starke Ausbreitung sehr ^utes Waehs- 

tum Iftngs des Stiches. 
Gelatineplatten: blattfOrmige Auf- 
lagerung mit Liniensystem 

Stichkultur: die Gelatine wird lang- 

sam verflflssigt: In der Tiefe nur ge- 

ringes Wachstum. Der Nfthrboden 

wird chamois gefftrbt. 

Gelatineplatten: gelbe Scheidb«ii 

Stichkultur: an der Oberflftche starke 
weisse Ausbreitung, sehr ^utes Wachs- 
tum Iftngs des Stiches. 
Gelatineplatten: blattf5rmige Auf- 
lagerung mit Liniensystem. 

Stickkultur: an der Oberflftche weisse 
starke Ausbreitung; nur geringes 

Wachstum in die Tiefe. 
Gelatineplatten : blattformige Auf- 
lagerung mit deutlichem Linien- '• 
system. Die ganzen Eolonien er- 
scheinen viel dflnner als diejenigen I 
der vorhergehenden Nummern 



starke weis»e \ 

Avflagerung, 

glftBzend 



Iftngs des 

Stiches weisser 

Belag 



gelbe ./Aus- 
breitung fiber 
die Oberflftche 

des 
Nfthrbodens 



weisse unregel- 

mftssige 

Auflagerung 



woiase uaref el- 

mftssige 

Auflagerung 



weiss mit Stich 
in gelb 



weisse unregel- 

mftssige 

Auflagerung 



sehr dftone 
Aufiagemng 
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W«ch«tum 


Waehstum 


Bestes 


1 


auf in 


Waehs- 


G&aWd^ng 


BMNriidere Bemeskimsen 


Eartoffeln 


Milch 


tum bei 






gelblich 
glftnzender 
Ueberzug 


die Milch 


37 • C. 


stark ; aus 60 ccm ge- 


sprHzt man 0,95 ccm «iner 
Bouillonkultur einer Ma^us 


wird breiig 




wOhBlich«r Bouillon 






entwickelten sich im 


unter die Bauchdecke, so wird 
das Tier alsbald stark krank. 






Brttteschrank in den 








ePBten 15 Stuoden 


nach 4 Stimden stelien sich 








6 ccm und in den 










ersten 48 Stund. 6 ccm 


kann sich bald kaum melir fort- 








Gas, welches aus 


bew«gen; sie sieht sAruppig 
aus, die Augen yerkleben all- 
KftUig ^ll»4itodig imd am 








12,12 '/o Kohlensfture, 
dVo SaAMTBtoff wad 








84,9 ®/o Wasserstoff 


dritten Tage ist das Tier ge- 
storben. Beim O^fhen der 








bastand. Das aus 


^' 






traubenzuckerhalti- 
gem Nfthrboden ent- 
wiekeite Gas enthftkt 
etwa 40 ''/o Eohlen- 
<»tture 


Leiche tritt starker Fftulnia- 
geruch auf. Im Blut findet man 
einlge der iopizieiiten Bokte- 
rien, die Dftrme sind grttnlich 
und 9Chw*rrii©h ▼erfftpbt, die 
sonstigen Organe sind bJaas 


r 
(^ 








gelb glftnzend 


Starke 
Gerinnung 


37« C. 


schwach 


m altea Stichkultunen beob- 
achtet man in der Lfinge des 
Stiches einebrauneVerfftrbung 
desNfthrbodens. Unterscheidet 
sich durch die Gelatine-Stich- 
kultur von dem allgemeinen 
Bakt. coli commune, ebeaao 
durch die Milchgerinnung 


gelbglftnzende 
Auflagerung 


Milch wird 


370 C. 


nicht beobachtet 




nicht ver- 










ftndert 








weiss glftnzend, 


Milch wird 


37^C. 


sehwaeh, wird nur 




nur sehr 


nicht ver- 




in traxibenzucker- 




geringes 
Waelistum 


ftndert 




haltigen NfthrbSden 
l»eobaehtet 




schwefelgelb 


keine Ver- 


37 » C. 


stark, nur intrauben- 




glftnzend 


ftnderung 
der MUch 




zuckerhaltigen Nfthr- 
bdden 




kein 


keine Ver- 


37* C. 


mcht 




Waclustum 


ftndening 
der Milch 








schwache Ent- 


GerinAuug 


37» C. 


sehr schwach, nur 




wicklung, die 






in traubenzucker- 




Enltu/ist 






halttigen Nflhrbdden 




8chwefelg[elb 










schwach 


Milch wird 


37»C. 


nicht beobachtet 


gelbiiche 


nicht ver- 






Auflagerung 


ftndert 
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anch in Symbiose mit anderen gezflchtet. Die gtinstigsten Entwickelungs- 
bedingangen wnrden ermittelt, kurzum) es warde alles das getan, was dazn 
geeignet war, die bestwirkenden Arten in vorteilhafter Weise zur Anwendung 
zu bringen. 

Die Schwierigkeiten, welche sich der Herstellung eines riehtigen 
Verkehrsartikels entgegenstellten, warden tiberwunden und heute findet das 
Prftparat eine ansgiebige Anwendung im Grossbetrieb. 

Ausfallmnster verschiedener damit hergestellter Ledersorten lege ich 
hier vor. 

Wir liefern den Fabriken ein granes Pulver, eine Bakterien-Propagation 
in getrocknetem nnd zerkleinertem Znstande nebst einer Reinknitnr des im 
Verlauf der Jahre sich unter den in Frage kommenden Arten als bestes 
erweisenden Bakterinms. Dieses fflhrt in unserem Untersuchungsjoumal die 
Nummer XII und ist auch so in der Liste von Bakterien aufgeftihrt, die wir 
tinter Anderen aus den Kotarten geztlchtet und an anderer Stelle noeh nieht 
beschrieben gefunden haben. 

Ich habe sie in folgender Liste zusammengestellt : 
(Siehe Tabellen Seite 142-145.) 

Wir haben unser Beizbakterium (No. XII) mit Rucksicht auf seine 
Bestimmung, als Bacillus erodiens bezeichnet und das BeizprHparat als „Erodin" 
(erodere = Idsen, auslOsen.) 

Der Bacillus erodins ist ein Darmbakterium, gehort zur Koligruppe 
und zeigt je nach Art des Nsihrbodens eine mehr oder weniger starke 
Entwickelung dem Nfthrboden entsprechend verschieden zusammengesetzter Case. 

So werden ans 50 ccm gewohnlicher Fleischwasser - Pepton - Bouillon 
im Briiteschrank innerhalb der ersten 15 Stunden 5 ccm und \A den ersten 
48 Stunden 6 ccm Gas entwickelt. Dieses besteht aus 12,12 o/o C08, 30/o O 
und 84,90/0 H. 

Versetzt man den Nahrbodeu mit Traubenzucker, so steigert sich der 
C02-Gehalt auf 40o/o. 

Es wftchst sowohl in neutralem, wie auch in schwach saurem und 
schwach alkalischem Nfthrboden. 

Daraus mag entnommen werden, dass man es sehr wohl in der Hand 
hat, durch Abanderung des Nahrbodens die Beize den verschiedensten 
Anforderungen entsprechend zu gestalten. 

Wenn von mancher Seite angenommen wurde, die eigentliche Beiz- 
wirkuDg werde durch den Bakterienleib als solchen erzielt, so kann der 
wirkliche Fachmann wohl ruhig tlber solche Voraussetzungen zur Tages- 
ordnung tlbergehen. 

In Wirklichkeit hat man sich die Beizwirkung so zu denken, dass die 
in einem Haspel oder Walkfass oder in einer Tonne bewegten Blossen von 
der vorhandenen Beizbriihe und somit auch von den in dieser enthaltenen 
Bakterien durchdrungen werden. Diese Mikroorganismen scheiden durch ihre 
Lebensthatigkeit Enzyme und liJsliche unorganisierte Fermente aus. Dabei 
wird das Eiweiss der Interzellularsubstanz abgebaut. Es entstehen Amine und 
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schliesslich AmmoDiak neben GftrungssfloreD. Die sogenannten Grundseifen 
werden dadnrch gespalten und iSslich gemacht. Aneh der Kalk geht in L5snng 
nnd die Fibrillen werden dnrch die Gasbildnog sanft von einander getrennt. 
Sie stehen darnach nngeschwftcht, wie die Borsten einer Btirste nebeneinander 
nnd bedingen so die Elastizitftt, die Weichheit, Griffigkeit nnd Zftbigkeit des 
Leders. Nicbt za nnterscbfttzen ist in manchen Fftllen ancb ein gewisser Fett- 
gehalt der Beizfltissigkeit, durcb den diese mehr den Charakter einer Emulsion 
erhalt und die Bl^ssen geschmeidiger werden Iftsst. 

Auch die Temperatur und die Konzentration der Beizfllissigkeit sind 
nicht minder von Bedeutung wie die Art der Anwendung und die Qualitflt 
der Rohware. 

In einem Falle empfiehlt es sich, dtLnnere Briiben mit uur wenig Bewegung, 
im anderen konzentrierte Ans&tze im stark schlagenden Walkfass anzuwenden. 

Einmal empfiehlt es sich, die Cbevreaux- und Schaffelle etwa 24 Stunden 
l&nger oder etwas krflftiger zu 9,8chern und in vielen andern F&lien kann 
man die Aescherzeit noch abktlrzen. 

Zum Scbluss will ich noch auf das Sauerwerden der Gerbebrtthe und 
auf die Ihnen alien gel9,ufige Milzbrandfrage hingewiesen liaben^ als zwei sehr 
wichtige bakteriologische Vorgftnge auf dem Gebiete der Lederfabrikation, die 
noch der endgtiltigen Bearbeitung barren. 

Meine Herren, Sie ersehen aus diesen Ausfiihrungen, welch interessante 
Gebiete die technische Bakteriologie uns eroffnet und wie wichtig es ibt, dass 
bei Bearbeitung solcher Fragen Wissenschaft und Praxis sich gegenseitig 
znr Hand gehen. 

Wir batten uns und haben uns noch bei unseren Arbeiten der liebens- 
wUrdigen Untersttitzung der Herren Kollegen K athreiner-Worms und 
Woo d-Nottingham, sowie der Herren Doerr & Reinbart in Worms, 
Denninger in Lorsbach und M. Seligmann in Friedberg zu erfreuen 
und ich mochte nicht schliessen, ohne diesen Herren wiederholt auch an dieser 
Stella herzlichst dafttr zu danken. 



Proc6d6 pour produire de racjde J^^ 

a Taide de^formi ate8,0 r^^K^ !i. 'i 

Par h^ MAX HAMEL '^^ 

II n'a ete possible, jusqu'ici. d'obtenir de I'acide formique k peu pr^s 
anhydre qu^ndirectement des formiates a I'aide d'acides min^raux, et, 6tant 
donne que Tacide formique se decompose facilement en presesce de Tacide 
sulfurique concentre, on ne pouvait op^rer la transformation des formiates 
sees qu'avec de Tacide sulfurique concentr6 k 60® Be; il fallait ensuite con- 
centrer I'acide formique dilu6 ainsi obtenu par une distillation r^p^tee ayec 
de I'acide sulfurique concentre d'apr^s le procede de Maquenne. On ne pent 
pas, pour diff6rentes raisons, effectuer un melange du formiate sec avec I'acide 



') Extrait de la revue de Chimie industrielle ; par la Halle aux Cuirs 1904, No. 50. 



Digitized by 



Google 



Bttlbunqme amBi taa uAmat nt que powt olitenir an boa rendement jy^atn part, 
par tuie distiliation r^t6e avec da Tacide siilfarii|tw k 66 dogwis, om De peat 
evher de gxandee p«rt88, que Maqaenne 6valae k ^o/g environ pour ditqie 
distillalioH, man qui, dans la pratique, sont habftuellemMit beaucoup pins 
gcandea* 

Dea eipMeaeea oml aoontrS que Vom pent oManir de Tacide tomaqw 
tr^ eoneevtri direetaaent dee formiatcs par ma aeule dsetination aatts qu^B 7 
ait a craindre des d^compaeitaarai d'une autre nature, quelles qu'ettee aownt, 
si Too aomnat la formiate k Taction de Facida sulfuriqua concentre, d^ qn'il 
est disBOua dans un liquide (par example Tacide ac6tique et I'aeide formique 
mdme), qui, lors de la distillation, ne dilue pas I'acide formique. 

Anssitdt qua ca diaaalTant a on autre paint d'41mllition qua I'acide 
loriaiqaa et est antraini, comrae Tean avac lee vapeura d'acide formique lors 
de la distillation, diluant ainsi Tacide formique separ^ par distillation, on 
peut, en main ten ant la temperature qu'il faut, separer par distillation I'acide 
formique k I'^tat le plus pur possible. Comme liquide ou dissolyant, c'est k 
I'acide formique mdme concentrS qu'on aura surtout recours dans la pratique 
parce qn'il dissout le formiate de sonde, par exemple, et ne dilue pas, lors 
de la didtillatfon, Tacide formique 61imin6 du formiate. 

On effectue le proc6d6 faipant I'objet de la prdsente invention par 
I'emploi de I'acide formique, et cela de preference en introduisant une partie 
du formiate k trarter dans une quantity k peu pres 6gale d'acide formique — 
que Ton peurra employer en plus ou nroins grande proportion — et en y 
versant ensuite lentement, en laissant refroidir au besoin, la quantity convenable 
d'acide sulfurique; on introduit alors k plnsieurs reprises et k volont^ le 
formiate et I'aeide sulfuriqite aHenvatfvement, saiRs avoir besoin naturellement 
de noweiHes quantit^e d'acide formique. II se pr^ipite ainsi dm eulfafte nentre 
que I'on s^pare de Tacide formique de la mani^re eonnue. L'addrtion d'une 
quantite ^aeide sulfurique plus grande que eelle qu'il faut pour former le 
sulfate nautre, qui josqu'iei ^it jag^e n^eseaire pour certainee raismis, est 
done superflae. Par consequent, on obtient par ce precede, m^me en traitant 
un formiate brut, imm^diatement un acide exempt de chlore, tecbniquement 
parlant, dont le degre de concentration ne depend que de celui de I'acide 
formique utilise comme dissolvant et da celui de I'acide sulfurique employe. 

En pratique, on emploiera le formiate de sonde dans une mesure 
pr6pond6rante. 

Dans ce procede, on peut, en employ^ par exemple, de I'acide formique 
concentre (d'une teneur de 100 0/0 environ) comme dissolyant, en introduire 
100 kilogrammes avec 100 kilogrammes k peu prfe de formiate de sonde dans 
le recipient de decomposition, et ajonter ensuite, tout en remnant et empeehant 
une eUvatiofl de temperature nuisible par le refroidissement, 70 kilagrammes 
environ d'acide sulfurique contenant 100 0/0 de H^SO*; lorsque la reaction est 
achevee, on ajoute de nouveau et de la rnSme maniere 100 kilogrammes de 
formiate de sonde et 70 kilogrammes de cet acide sulfurique, et Ton continuera 
k en ajonter autant que le recipient en question pourra en oontenir, apr^s quoi 
Ton ope re la distillation. Les vapeurs sont alors liquefifies et produisent eomme 
k I'ordinaire I'acide formique concentre voulu. (^ suivre.) ^"^ 

Honorary Editor, Ebren-Bedakteur, Bedacteur d'bonneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a, Rh* 
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Quick and Simple Method of Detecting Cellulose 
in Hide- powder 

by FERDINAND KOPECKY. 

CONTRIBUTION FROM THE LEATHER INDUSTRIES DEPARTMENT OF THE 
UNIVERSITY OF LEEDS. 

According to the regalatioDS of the I. A. L. T. C, hide -powder should 
contain a certain amoant of cellulose, for reasons which it is not necessary 
i here to discuss. The percentage of the admixture is regulated, so that the 

^ hide -powder as used does not contain less than 11,5 o/o N. when Rjeldahled. 

It is of course clear that for some purposes the addition of cellulose is disad- 
vantageous or at least useless, as for instance in the analysis of acid liquors 
or of tanning materials according to the method of the A. 0. A. C; and a 
simple method of detecting the admixture may therefore prove useful. 

Being at present engaged in further work on chromed hide -powder, I 
was searching for hide-powder of the highest possible absorptive quality, and 
therefore naturally for such as does not contain cellulose, and found the 
following simple method gave remarkably accurate results: 

A small quantity of the powder in question, say 0.2 — 0.3 grms. is 

moistened with a solution of iodine and zinc chloride, and in about 2 — 3 

minutes 25 cc. of water is added. A white porcelain basin may be used by 

preference, and the pulpy mass should be well stirred. The particles of 

cellulose, which now show a deep violet colour, are easily distinguished from 

the yellow particles of hide -substance and may be picked out, washed and 

examined under the microscope, when they will appear blue. The iodine and 

zinc chloride is prepared by adding 6 parts of potassium iodide to 100 parts 

of zinc chloride solution of S. G. 1.80 and saturating the solution with iodine. 

-^ Working with weighed quantities of hide -powder, even a rough guess 

N^ as to the proportion of cellulose present is possible, when a standard sample 

\\ of hide -powder is kept for comparison. As pure hide -powder may easily be 

/\ > obtained, the above test will be useful in cases when the A. 0. A. C. method 

// 1 • is to be employed. 

f| _= 

-//. ^ocftdfe pour produire de Tacide f^ 

" ^^/y & Taide d e formlates!] 

/• ^ / Par M. MAX HAMEL. 

(Suite et fm.) 

On pent prendre de cet acide formique distille la quantite necessaire 
pour une nouvelle operation, de sorte qu'il suffit pour commencer la fabrication 
de se procurer de I'acide formique d'un nature particuli^re. Toutefois, on 
pent aussi employer une partie du liquide de reaction assez grande pour 
contenir la quantity d'acide formique n6cessaire pour I'operation, au lieu de 
Tacide formique separe par distillation, comme dissolvant pour Teffectuer. 

On pent employer Tacide sulfurique, non seulement tel quel, mais aossi 
sous forme de sulfate acide (comme le bisulfate de sonde par exemple) d'une 
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fa^on absolnment identiqne pour le pjfocede decrit ici, et lors de la rSaction, 
c'est alors la portion de Tacide sulforique contenn dans le sulfate acide qui 
ezc^de la quantity d'acide sulfurique correspondant au sulfate neutre, et qui 
n'est done pr^sente, pour ainsi dire, qu'k Tdtat de demi-combinaison. 

Dans le procide actuel, le sulfate acide agit done eomme Tacide sul- 
furique coneentre, dont 11 doit dans ee eas-ei ^tre eonsid^re eomme un equi- 
valent. On emploie une molecule d'acide sulfurique k demi-combine du sulfate 
neutre, c^est-k-dire pour du bisulfate de sonde par exemple, deux moleeules de 
ee dernier pour ebaque mol6eule de H^SO* de Facide sulfurique k employer. 
On pent, d'apr^ cela, ealculer facilement la quantite de sulfate acide k employer. 

La transformation en acide formique concentr6 et en sulfate neutre 
s'op^re aussi trSs simplement, tandis que d'apr^ les m^tbodes connues pour 
produire d'autres acides yolatils, elle ne pent pas s'op^rer en raison de la 
temperature elevee qu'elles n^cessitent. En employant un dissolvant autre 
que Tacide formique, qui, lors de la distillation de cet acide rendu libre, ne 
le dilue pas — ainsi, par exemple, en employant de Tacide acetique — on 
op^re Absolument de la meme mani^re. 

L^acide formique concentre est deja decompose graduellement k une 
basse temperature et plus rapidement avec un accroissement de temperature, 
par de Facide sulfurique concentre, en oxyde de carbone et en eau. C'est 
pourquoi Fon n'est jamais arriv^ juqu'ici k obtenir un acide d'une teneur 
d au delk de 700/o directement du formiate et de Facide sulfurique, et ce n'est 
mime qu'en observant certaines mesures de precaution qu'on pent le fabriquer 
sans pertes. Le fait que, en employant de Facide sulfurique k 66® Be on k 
un plus grand degre de concentration, on peut empecher une decomposition 
de Facide formique etait done tout indique, d'autant plus que lors du melange 
du formiate avec Facide sulfurique, il y a un tr^s grand accroissement de 
temperature qui entraine babituellement une forte decomposition; or, un 
rSsultat aussi imprevu que des plus importants au point de vue technique, 
que Fon obtient par le proc6de actuel, est que Fon peut produire de suite, k 
Faide du formiate et de Facide sulfurique concentre, de Facide formique d'une 
teneur de 100 o/q sans qu'il survienne la moindre decomposition, qui autrement 
est inevitable. 



The De tection of Adulterants i n Su mach by ^ / 

Microscopical^^a^ 

By M. CHAsTlAMbV F. cTs. 
In a paper read before the West Riding Section of the Society of 
Dyers and Colourists in January, 1899, and published in the Journal of the 
Society, the writer propounded a method for the detection of adulterants in 
Sumach by microscopical examination of their leaf cuticles; this method has 
been generally adopted, by leather trades' chemists when making examination 
of commercial samples. 

*) Reprint, kindly sent by the author, from the ^Journal of the Society of 
Dyers and Colourists", December, 1904. No. 12, Vol. XX. 
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All plants alike at the very beginning of their existence consist of a 
single „cell." This may be compared to a minute soap babble. The outer 
membrane of a cell is the cell „wall^. The plant later on in its life either 
remains onecelled, ^unicellular,^ or forms tissues composed of many cells, 
becoming thus multi-cellular. In a young plant — using the word ^^plant^ in 
its everyday acceptation— the outer tissue or layer of cells covering the sur- 
face of the plant is known as the epidermis or skin of the plant; in older 
plants this skin is to be found in the leaves only. The sizes, shapes, and 
general arrangements of the epidermal cells greatly vary. The exposed walls 
of the epidermis, those portions of the walls, that is to say, which are exposed 
to the chemical influences of air and light, become water-repellent or „cutinised*, 
and form a glassy film which is called ^cuticle''. The substance which imparts 



Fig. I. 

the water-repellent character to the cell wall is known as „cutin". The cuticle, 
except for certain openings called „stomata" (singular „stoma"), is continuous, 
and sometimes is so clearly defined that it can be stripped off the epidermis 
as a distinct membrane without much disturbing the underlying tissues. 

The illustrations to the paper referred to were micro-photographs from 
slides made each from a portion of sumach or other plant leaf. It is not in 
leaf form, however, that adulterated sumach can be put upon the market, 
for the difference between the genuine sumach leaf and that of the adulterjint 
would at once betray the fraud. But when the mixed leaves are half or 
wholly ground the eye does not detect the adulteration and there is occasion 
for the microscope. My present paper is a continuation of that of 1899, and 
the illustrations are chosen accordingly, and are botanical only in so far as 
is necessary to assist in the detection of adulteration. 
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Fig. 1 is a photo -micrograph made from a piece of the lower caticle 
of a sumach leaf as examined under the microscope with a one-inch objective. 
The pin-like bodies are hairs. The small ellipnes plentifully strewn about are 
stomata. The stomata in leaves are supposed to supply air to their inner 
tissues — to be, in fact, breathing pores. In Fig. 2 they are seen highly mag- 
nified, this figure being that portion of Fig. 1 enclosed in a small circle when 
seen under a V«tt*-inch objective. The more or less elliptical openings show 
here a dividing line, a sort of long diameter. It would seem that certain cells 
(^mother'^ cells) in an actively growing leaf divide each into two (^daughter'* 
cells); that the partition between thickens and splits longitudinally; and that 
the two cells separate slightly, a yStoma" being thus produced, to which the 
^daughter^ cells become „guard^ cells. The guard cells subsequently have 



Fig.VII. 

their ends rounded off, and in most cases sink somewhat below the general 
surface of the epidermis, and become overlapped to a great extent by the 
surrounding epidermal cells. 

Their numbers and sizes varying considerably, however, their numbers 
from as many as 500 to as few as 20 per sq. millimetre, and their sizes from 
'012 to '070 mm. in length and from 010 to '050 mm. in breadth. 

The variation in size, shape, and general arrangement of the epidermal 
cells has been already mentioned, and this, taken in conjunction with the 
number and size of the stomata occurring on the lower cuticle of the leaf 
makes it possible to identify almost any kind of leaf under the microscope. 

Between the leaves of different plants when ground or half -ground 
together, the differences are not striking under the microscope, except with 
a high power and to the skilled observer, and the everyday sumach user 
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seldom has the former or is the latter. It is desirable therefore to have a 
method by which an ordinary observer possessing only a student's microscope 
with a one-inch objective can proceed in the examination of a suspected sumach, 
and ascertain whether it is adulterated and what the adulterants are. 

From one to two grammes of the sample are placed in a large boiling 
tube and covered with a solution of nitric acid, made by diluting ordinary 
concentrated nitric acid with an equal volume of water. The mixture is well 
shaken in order to wet the sample, and then warmed over a small Bunsen 
flame until nitrous acid fumes begin to be evolved, whereupon the tube is 
left to stand from 15 to 30 minutes. At the end of that time the mixture is 
again heated over a Bunsen flame until it becomes quite clear. An excess of 
water is added, the mixture filtered through a fluffless filter paper, and the 



Fig. in. 

residue washed by pouring a little water through the filter. A small hole is 
then made in the bottom of the filter paper, and this residue is washed through 
the hole into a basin with a stream of distilled water. A few trops of a 
solution of dyestuff are added, and the mixture is gently warmed for a few 
minutes until the small particles are coloured, not, however, so deeply as to 
lose their transparency. The most suitable dyes for the purpose are Bismark 
Brown, Safranine, and Methylene Green. 

To get rid of the surplus dye solution the particles are filtered off 
through the paper as before, washed with a little water whilst on the paper, 
and then washed through a small hole made in the paper into a clean porcelain 
basin, where they are allowed to stand until the greater portion of the particles 
have settled to the bottom of the basin. As much of the dye solution as 
possible is carefully decanted off, and a number of the small dyed particles 
transferred to a microscope glass-slip. This is conveniently done by picking 
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several of the particles ont of the basin with a sharp pointed needle, or by 
taking a few drops of the watery sediment, transferring them to the middle 
of the glass -slip, and laying a cover glass over, removing excess of moisture 
by means of blotting paper. The slide thus prepared is carefully examined 
under the microscope. 

The most common adulterant of sumach is the leaves of the shrub 
Pistacia Lentiscus, commonly known as „Skens" or „Shinia," which grows 
abundantly in Cyprus. It is stated on good authority that the exportation of 
the leaf of this plant from Tunis to Palermo, the seat of the sumach trade, 
is upwards of 10,000 tons per annum, practically the whole of which is used 
for the adulteration of sumach. 



Fig. IV. 

As to the general admixture of Pistacia Lentiscus with sumach, the 
writer can speak from personal experience; of a large number of sampled 
examined not more than 10 per cent, were found to be pure. Another adulteration 
to some extent practised is with the leaves of the Tamarix Africana, 

If pure sumach is boiled in nitric acid for a sufficient time, its cuticle 
will be completely dissolved. Treated as above described the inner leaf or 
tissues will be dissolved, but the leaf cuticle will not be destroyed, though 
it may be reduced to what, for want of a better word, I have described as 
sumach „ wreck." Even if the sumach is finely ground, the particles of cuticle 
under treatment with nitric acid, swell up to three or four times their original 
size, and are thus easily recognisable under the microscope. 

By a reference to the illustrations of my previous paper it will be 
seen how entirely different are the cuticles of leaves of Pistacia Lentiscus 
and Tamarix Africana from those of either of the sumachs. The same is 
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trae of the less common adulterants. Moreover, the cuticles of PiHcuda, 
Tamarix, and most other adalterants are unaffected even by the boiling with 
nitric acid which as stated dissolves the cuticle of the sumach. 

A typical photo-micrograph from a commercial sample of ground sumach 
adulterated with Pistacia Lentiscus prepared as above explained, as seen 
with a one - inch objective, is given in Fig. 3. The faint object seen at the 
top is sumach wreck. A better defined piece of wreck (a less dissolved piece 
of sumach leaf cuticle) is seen at the bottom of the figure, and on this several 
cuticle hairs may be plainly distinguished. The dark object on the right is a 
piece of cuticle from the upper surface of a leaf of Pistacia, and the dark 
object on the left is a piece of cuticle from the lower surface of a leaf 
of Pistacia, 

So far as Pistacia Lentiscus is concerned the difference of its cuticle 
from that of sumach is so marked that there is no difficulty in detecting it. 

Fig. 4 is from a commercial sample of ground sumach adulterated with 
Tamarix Africana, The dark objects are the adulterant. The light object 
at bottom is sumach wreck. 

It is hardly necessary to furnish details as to other adulterants, for as 
these are unaffected by the preparation for microscopical examination, it may 
be said, speaking broadly, that if the microscope reveals anything else than 
sumach wreck the sample is adulterated. 

The method of examination which has been explained is also applicable 
to some extent to a sample of leather, when it is desired to ascertain whether 
it has been tanned with pure or adulterated sumach. 

A sumach - tanned leather, owing to its having been tanned with an 
infusion containing the solid sumach, is generally impregnated with a 
comparatively large quantity of sumach particles. If the leather be dissolved in 
hot caustic soda and the infusion acidified with nitric acid, the small particles 
may be examined in the manner described above, and if the sumach was pure, 
nothing should show but sumach wreck. Further than this, when examining 
a sample of leather in the crust state previous to dyeing or fimishing, the 
colour of the caustic soda mixture, after dissolving the leather, gives an 
indication of whether the sample has been tanned with pure sumach or with 
an adulterated sample. Where the sumach has been adulterated with Pistacia 
LentisciLS, the solution will be dark brown in colour, whereas if the tannage 
is a pure sumach one, the solution will be light yellow. 

LEATHER DYEING DEPARTMENT, HEROLD'S INSTITDTE. 



Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, Bedacteur d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a, Rh. 
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Londtm 8» E., May 4 th, 1905. 
Mr. Karl Schoriemmer in Worms a. JRh. 

Dear Colleague, I hav« much pleafiore in informing you that the 
Executive Committee have unanimously elected you as Honorary Editor of 
the ^Collegium'' in place of the late Mr. Kafbreiner, Bsod we hope that you 
will act in that capacity. This election only stands good until the Conference 
meets in Prague, but I am sure that the I. A. L. T. C. will then confirm your 
election. I may add that the Executive Committee, in electing you, are 
carrying out the desire of Mr. Dreyfuss and also the expressed desire of the 
late Mr. Kathr^iner. The Executive Committee are sure that in leaving the 
editorship of their journal in your hands its high standard will be maintained. 

I am, dear Colleague, 

Yours very truly, 

I>r. e/". Gordon JParker, 

Hon. General Secretary. 

Worms a. Mfi., den 9. Mai 1905. 
Herrn I>r. «/• G€n'den JPttrker, Herold's Institute, LotuLon 8. E. 

Sehr geehrter Herr Doktor! 
Ich habe Ihr wertss Schreiben vom 4. Mai a. e. erhalten, das rair meine 
vom Exekutiv-Komitee des I. V. L. I. C. einstimmig erfolgte Wahl zum Ehren- 
Redakteur des ^ Collegium^ ttbermittelte. 

Ich daiike Ifanea und den anderen Herren des Exekntiv-Komitaes herz- 
lich ftlr das grosse Vertrauen, das Sie mir durch Ibre Wahl bewi^sen haben. 

Ich bin mir voll und ganx bewuast, dBse ieh ein schweres Amt uber- 
nehme, und dais es mir nur durch tatkrttftige Unterstiitsung von Ihnen und 
alleo Mitgiiedom des I. V. L. I. C. m'dglich sein wird, das ,, Collegium '^ auf dot* 
HObt n erhahen, auf die es Herr Kathreinor gebraeht hat. 
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Ich richte deshalb an Sie und die Herren Mitglieder des I. V. L. I. C. 

die herzliche Bitte um rege UntersttitzaDg ; in gemeinsamer, tticbtiger Arbeit 

woUen wir das , Collegium^ weiter erbalten, Herrn Kathreiner znr Ehre, nns 

alien znm Nntzen nnd znr Freude. 

Ibr sehr ergebener 

JEorl Sehariemtner. 

I. A. LT. C. - I. V. L 1. C. — A. 1. C. I. C. 
Notice. 

Members of tbe I. A. L. T. C. are hereby requested in future to send 
any articles for publication in the ^Collegium* direct to Mr. 
Karl Sehariemmer (7, Huttenstrasse, Worms a. Rh., Germany) 
who has been appointed by the Executive Committee Honorary Editor 
of the "Collegium' in succession to the late Mr. Franz Kathreiner. 

President of the I. A. L. T. C: 
G. Schweitzer. 

Bekantitmachung. 

Die Herren Mitglieder des I. V. L. I. C. werden gebeten, in Zukunft die 
Arbeiten und Publikationen, welche ffir das ^Collegium^ bestimmt 
sind, an Herrn Kari Schoriemmerf Huttenstrasse 7, Worms a. Mh; 
zu adressieren, welcher das Amt des Ehren-Redakteurs an Stelle unseres 
unvergesslichen Kollegen Franz Kathreiner tibemommen hat. 

Der Prftsident des I.V. L. I. C: 
G. Schweitzer. 

Communication. 

Messieurs les membres de I'A. I. C. I. C. sont pri^s de youloir bien 
adresser k ravenir les travauz et publications destines au 
^Collegium^, k monsieur Karl Schorletnmerf 7 Huttenstrasse k 
Worms s, h JRhin (Allemagne), qui a bien voulu se charger dela redaction 
d'honneur en lieu et place de notre regrette confrere Franz Kathreiner. 

Le president de TA. I. C. L C: 
G, Schweitzer, 



Zum qualitativen Nachweis von Formaldehyd 

von Dr. M. NIERENSTEIN. 

Seitdem der Formaldehyd sine verbreitete Anwendung in der Leder- 

industrie gefunden hat, war es wtlnschenswert eine Geaktion, die ihn vom 

Akrylaldehyd charakterisiert ausfindig zu machen. Auf Veranlassung von 

Herrn Prof. H. R. Procter wurden daher die, in der Literatur bekannten 
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Reaktionen nfther stndiert and die Lebbin'sche^) Reaktion, bei der Besorcin 
in Anwendung kommt insofern erweitert, dass eine Vs^/o PhloroglucinlOsimg 
beotitzt wurde. Man erhalt hierbei ein Blangrtin fiir Akrylaldehyd und Braun- 
rot ftir Formaldehyd. Um den Nachweis zn filhren verfahrt man folgender- 
massen ; die AldehydlOsung wird mit 2—3 ccm Phloroglacinl5sung und 5 — 10 
Tropf en Alkali vereetzt und s c h n e 1 1 (um Oxydationsf flrbungen zu verhindern) 
aufgekocbt, es tritt bierbei die betreffende Fftrbong auf. Diese Beaktion 
erm5glicht den Nachweis, ob ein Formaldehyd — reap, fettgares Leder zu 
Grunde liegt, zu flihren. 

Was die Schiff sche Reaktion anbetrifft, so erbftlt man beim Versetzen 
von Eichenrinde-, Divi-Divi-, Myrobalanen- und SumachabzUgen beim Versetzen 
mit dem Schiffschen Reagenz nacb einigem Stehen, die ftir Aldehyde 
charakteristische Rotfftrbung. Es handelt sich hierbei um Reduktion der Gerb- 
sfluren zu Aldehyden, was durch die schweflige Sfture hervorgerufen wird. 
Dieses lM.sst sich leicht durch Versetzen yon Oxycarbonsfturen, wie z. B. Gallus- 
sfture, Salicylsfture u. s. w. mit dem Schiffschen Reagenz, wo nach einiger 
Zeit Rotfftrbung auftritt, nachweisen. 

Dagegen ist die Trilla'sche^) Reaktion yiel empfindlicher, aber 
ziemlich zeitraubend. Es empfiehlt sich das in Anwendung kommende Dime- 
thylanilin durch Sfteres Fraktionieren zu reinigen und nur die bei 190—191® 
ubergehende Fraktion zu verwenden. Wfthrend diese ein schOnes Blau liefert, 
verursachen die anwesenden Verunreinigungen Schmierfftrbungen. 

(AUS DEM LABORATOBIUAf PBS LEATHER I>fDUSTBiaS DEPARTMENT 
DER UNIVERsITXT LEEDS.) 



Voriaufige Mitteilung 

von Dr. M. NIERENSTEIN. 

Wflhrend des Arbeitens mit Formaldehyd konnte ich folgende, den 
Chemismus der LederbALdjuLfiL allem Anschein nach gut beleuchtende 
Beobachtung machen. Extraniert man nftmlich alien physikalisch gebundenen 
Formaldehyd durch mehrmaliges Kochen mit Wasser, d. h. solange bis jede 
Formaldehyd reaktion ausbleibt, und ^cht man hierauf 'dasselbe Leder mit 
25 ccm Wasser und 5 ccm 1/26 normaler Schwefelsfture ftir 3 Stunden, so 
treten die den Formaldehyd charakterisierenden Fttrbunge^ auf . Dieses ftihrt 
zum logischen Schluss, dass der Aldehyd chemisch an die Haut gebunden war 
und dass er durch die SohwefelsRure verseift wurde. Nimmt man, wie schon 

frtiher angedeutet, die C^tj Gruppe als Tannophor an und legt man dem 
fertigen Leder eine der Schiffschen Base fthnliche Formel: 
R-NH2 + OCH2 = R-N=CHa 
Bl(5sse Aldehyd Leder 

zu Grunde, so Iftsst sich diese Beobachtung leicht erklftren. Geht man nun 
in dieser Richtung bin weiter und ^asst man die yegetabilischen Gerbstoffe 

») Lebbin, chem. Centrbl. 1896 n 930. 
■) Trilla, Comp. rend. 1898, 127, 232. 
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ftte TftBDODcarboDfiarciiy in denen cntweder die — CO^ odor — CO— O — 
C^rvipp* ale TMMOphor luagiert jnif, so kdimte man yiell^ebt das Leder als^ 

Bfl Ra 

R-NHs + C(^ = R-N=(^ 

0— Ra O-Rs 

BldflM Gerbgtoff Leder 

aasprtdfaen. DiesM ah Torlftufige Betrachtang. Arbeiten in dMer Riehtiing 
bin sind in Angriff genommen. 

(AU8 DEM LEATHER IHDUSTRIES DBPABTMENT JMR UNlVER&ITiiT LEEDS.) 




Mineral Constituents of Sumach and its Adulterants.') 

By M. C. LAMB. 
The writer, having for several years been particularly interested in snmach 



and its more common adnlterants, has read with a considerable amount of 
interest the paper commanicated to the Nottingham Section 6f the Society 
Mr. Trotman on „The Mineral Constituents of Sumach^ (see also Collegium 
No. 142 and 144). 

The writer can confirm from personal experience the results of the 
analyses of the ash of samples of commercial sumach given by Mr. Trotman, 
and his remarks as to the want of care evidently taken by the sumach grinder 
in carrying out the winnowing process, as shown by the high percentage of 
mineral matter usually found. 

A sample of pure sumach leaf (Rhtis Coriaria) was found to contain: 
Fleshy substance of leaves, 72*5 per cent.; leaf stems (mid rib, &c.), 6*6 per 
cent.; stalks, 209 per cent. 

This sample was one obtained from a grower by a disinterested person, 
and shows the relatively large proportion of leaf stalks contained, in the 
sample as sold to the grinder, and which are presumably all ground up 
with the leaves. 

Ash determinations of the above gave the following results: — Fleshy 
substance of leaves, 6*3 per cent.; leaf stems (mid rib, &c.), 8*1 per cent.; 
stalks, 3'9 per cent. The sample as a whole gave 5'89 per cent. ash. 

The above are chiefly remarkable for the very small amount of ash 
found in the stalks, and the large percentage given by the leaf stems (mid 
rib, &c.). 

Ash determinatioDfi made upon leaves of the two most common adulterants 
of sumach, Pistacia Lentiscus and Tamarix Africana, are interesting on 
account of the large amount found in the latter. The average amount of 
ash found in two different samples of Tamarix and three samples of Pistacia 
(all these samples being in the unground form) were 10*6 per cent, and 4*8 



») Reprint kindly sent by the author, from the Journal of the Society of 
Chemical Industry, 28 February 19u6. No. 4, Vol. XXIV. 
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per cent, respectively. The average pereantage of ash found in three samples 
of ground Tamarix was 10 per cent., and in three samples of ground Pi&tacia 
Lentiscus 6*8 per cent. 

DISCUSSION. 
Mr. S. RTrotman said that Mr. Ltiad^'s pa^er sppmred to iMsr out 
the remarks which he made at the last meeting, when he suggested that 6*5 
per cent, ^lould be an outside limit for the asii of sumach. He had further 
recdved a communication from A. A. Barrett, of Messina, who mentioned that 
the grinder usually stipulated lor not more th«i 5 per cent., or occasionally 
7 per cent, of sand and stooes. If this were so, it was evident that the ash 
given by Mr. Lamb for ground leaf, namely, 5*89 per cent., should be easily 
attained. There was no doubt that thds question would shortly become 
important, as adulteration was very prevalent. 

Mr. James O'Sullivan inquired if the chlorides and sulphates were given 
in the analysis of the ash of sumach. It was his experience that the sulphate 
and chloride found in the ash of plants was no index to the quantity present, 
since the process of ashing destroyed these constituents. Thm was more 
noticeable if magnesium sulphate was also present. He beHeved that the 
determinations of ash of plants, so far as the chlorine and sulphuric acid present 
in tue plants were concerned, were worth nothing. 



By C. E. PARKER and G. H. RUSSELL, F.I.C. 



^.^'^ 






It is all-important for tanners to be able to determine how much 
leather they ought to get out of a given weight of hide, and it is as difficult 
as it is important. This arises largely because of the difficulty of knowing 
how much moisture is contained in the hide and included in the scale weight. 

It is the custom of tanners to bring their hides after unhairing and 
fleshing to a regular condition, allowing so many hours for drainage, and 
then weighing. The weight is termed the "tripe* or "rounding table' weight. 
A common cnstom is to weigh separately the several portions, say butts, 
shoulders, and bellies, and to anticipate the leather yield by multiplying the 
pelt weight by a certain percentage, say 70 per cent, of the butt pelt, 55 per 
cent, of the shoulder pelt, and 52 per cent, of the belly pelt But aay tanner 
who has adopted any like uniform percentage of wet pelt weight to guide 
him in the amount of leather he ought to get knows well how unreliablie this 
method is. Some hides have given much more than expected, some much 
less. The explanation is not far to seek. It arises almost entirely from the 
different proportions of water held by the pelt. Thus a South American hide 
may give 76 per cent, of scale weight, while a North American-Anglo may 
only give 65 per cent. 



*) Reprint, kindly sent by the author, from the „Year book of the Man- 
chester, Liverpool and District Tanner's Federation, 1906**. 
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TABLE I. 
Typical Example of Results of a Tack of Market Hides. 



HIDES. 


PLUMPED PBLT. 


DRY PELT. 


LEATHER. 


1 










ij 12 




Yield. 


1 Difference. 


"o 










53 TS 
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00 

1 

1 


a 

•«» 

■a 

1 

1 

i 


1 

1 


Calculated from Speci 
Gravity of Plump'd P* 
(1-426) 


c « 

o 


1 ^ 


On basis of 7o% weight 

of Plumped Pelt in Air. 

Shoulders 54%, 

Bellies 52%. 


Being error due to 

Irregularity of Water 

Proportion on Air 

Weight 


o/o 


o 

•s 

■*» 

e 

< 




lbs. 


lbs. ozs. 


lbs. ozs. 




o/o 


lbs. 


lbs. 


lbs. 








93 


38 3 


3 1 


10-27 


26-89 


25-675 


26-73 


1055 


4-1 


3-421 




88 


37 1 


3 1 


10-27 


27-70 


25675 


25-943 


-268 


104 


3-311 


42 


88 


35 


2 121/2 


9-326 


26-65 


23-315 


24-50 


1-185 


5-08 


3-455 


91 


35 2 


2 13 


9-43 


26-85 


-23575 


24-59 


1-015 


43 


3-533 




n 


85 


31 71/2 


2 71/2 


8-277 


26-31 


20-6925 


22-028 


1-3355 


6-45 


3-503 




90 


36 1 


2 151/2 


9-954 


27-60 


-24-885 


25-24 


-355 


1-42 


3-324 




85 


33 8 


2 9 


8-592 


25 65 


21-48 


23-45 


1-97 


9-17 


3-600 




86 


34 101/2 


2 11 


9-012 


26-01 


22-53 


24-26 


1-73 


7-68 


3-548 




89 


36 8 


3 


10059 


27-55 


25-1475 


25-55 


-4025 


1-60 


3-331 


AT'ragts 


881/3 


35 41/2 


2 131/6 


9 464 


26-82 


23-66 


24-70 


1-04 


4-39 


3-43 
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Gravity, 
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lbs. 0Z8. 


lbs. ozs. 


1-3725. 
lbs. 




lbs. 


lbs. 


lbs. 


o/o 








17 14 


1 11/2 


4-031 


22-55 


10-0675 


9-6525 


—•415 


-4-123 


4-163 


CD 




15 91/2 


141/2 


3339 


21-42 


8-3475 


8-422 


-0745 


-8925 


4-399 


•O 




14 51/2 


14 


3-225 


22-49 


8-0625 


7-561 


--5015 


-6-219 


4-177 


9 
o 




16 11/2 


15 


3-454 


21-47 


8-635 


8-692 


-057 


-66 


4-388 






17 10 


1 11/2 


4031 


22-88 


10-0675 


9-519 


-•5485 


-5-45 


4-102 






15 31/2 


15 


3454 


22-71 


8-635 


8-219 


-•416 


-4-817 


4-134 






15 2 


141/2 


3-339 


2208 


83475 


8-168 


— -1795 


-215 


4-259 






14 8 


121/2 


2-878 


19-86 


7-195 


7-83 


-635 


8-826 


4-766 






12 151/2 


13 


2 994 23-09 


7-485 1 7-003 


--482 


-6-439 


4-059 


Av'rages 




15 72/3 


146/6 


3-416 


22-06 


8-538 1 8-3407 


--1973 


-2-311 


4272 










Specific 
Gravity, 
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lbs. 


lbs. ozs. 


lbs. ozs. 


1.376. 
lbs. 


o/o 


lbs. 


lbs. 


lbs. 








00 


20 7 


1 31/2 


4-461 


21-83 


111525 


10-63 


—-5225 


-4.686 


4-308 


CO 


u. 


19 51/2 


1 3 


4-346 


22-47 


10-865 


10-06 


-•805 


-7.408 


4-178 


0) 


'I 


19 13 


1 3 


4-346 


21-94 


10-865 


10-30 


—-565 


-5-199 


4-285 


'^ 


O, 


20 3 


1 21/2 


4-232 


20-36 


10-58 


10-50 


--08 


- -756 


4-498 


SQ 




19 14 


1 2 


4-117 


20-66 


10-2925 


10-34 


— -0475 


- -4615 


4-555 




1 


19 8 


1 11/2 


4003 


20-48 


10-00 


10-14 


-14 


1-4 


4-597 






19 01/2 


1 1 


3-889 


20-43 i 


9-7225 9-897 


•1745 


1-795 


4-622 






20 12 


1 2 


4117 


19-79 


10-2925 10-79 


•4975 


4-837 


4-768 




19 10 


1 3 


4346 


22-15 


10-865 10-21 


—•655 


-6-027 


4-242 


Av'ragts 




19 131/2 


1 21/2 


4-206 


21.19 


10-515 


10-3185 


—.1965 


-1-8687 


4-450 
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TABLE II. 
Average Hesults of Butts from, Hides from, different Mobrhets. 



HIDES. 


PLUMPED PELT. 


DRY PELT. 


LEATHER. 


1 




i 

•a 


i 

ft 

•s 


1 

ft 
1 


Calculated from Specific 
Gravity of Plump'd Pelt 

(1-376) 


•♦a 

§ 


Yield. 1 


Difference. 


1 
! 

< 




On basis of 40% Hide 

Substance in Finished 

Leather, calculated 

fpom Water Weight 


On basis of 70 '/o weight 

of Plumped Pelt in Air. 

Shoulders 64«/o, 

Bellies 52%. 


Being error due to 

Irregularity of Water 

Proportion on Air 

Weight 


0/0 




lbs. 
83/96 


Average of Pack. 


lbs. 
9-603 


0/0 

26-68 


lbs. 
24-0 


lbs. 
25-2 


lbs. 
1-2 


0/0 
50 




1 


lbs. ozs. 
36 


lbs. ozs. 
2 131/6 


3-45 


B 


73/82 


30 142/3 


2 72/8 


8-301 


26-85 


20-75 


21-64 


1-11 


5-35 


3-427 


C 


75/84 


31 151/8 
30 151/2 


2 82/3 

2 7 


8-523 
8-189 


26-68 
26-44 


21-3 
20-47 


22-37 
21-676 


1-07 
1-205 


5-02 
5-88 


3-452 
3-483 


D 


60/69 


30 3 

30 42/8 


2 51/4 
2 51/3 


7-802 
7-829 


25-84 
25-84 


19-50 
19-57 


21-13 
21-20 


1-63 
1-63 


8-35 
8-32 


3-49 
3-572 


£ 


70/79 


32 41/2 
32 71/8 


2 93/4 
2 93/4 


8-754 
8-756 


27-12 
2608 


21-88 
21-89 


22-59 
22-72 


•71 
•83 


3-24 
3-79 


3-39 
3-408 


F 


85/94 


35 41/2 
35 13 


2 131/6 
2 131/2 


9-464 
9-535 


26-82 
26-63 


23-66 
23-83 


24-7 
25065 


1-04 
1-235 


4-38 
5-18 


3-43 
3-458 



The character of the hide is not the only condition which upsets the 
accuracy of leather determinations from weight of pelt in air. If the water 
in use swells or flattens the hides, this will have a considerable effect on the 
amount of contained water. And if hides remain an extra day in such water, 
say over a Sunday, the amount of water held by the hide on Monday may 
be quite different to the hides weighed on the other days of the week. 

Professor Proctor, to whom the trade owes much, suggested to the 
writer the practicability of weighing the hides in water, and determining the 
amount of leather that ought to be produced from the water weight. 

Acting on this suggestion the writers have carried out for some months 
experiments in the direction indicated, and find the plan to be both practical 
and accurate. To make the matter clear, it must be evident to all that the 
amount of water in the pelt will weigh nothing, because its weight will be 
balanced by the surrounding water. The weight of the dry hide substance 
will be easily ascertained when we know how much gelatine is heavier than 
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water, — in a word, what the specific gravity of hide sabBtance is. We have 
carefully determined this, and find that for plumped butts it is 1*425, and for 
plumped shoulders and bellies 1'374. This difference may be attributable to 
di fi e r en ca B in texture, c ompo si tion, w^ abo to the relative d egrees of phnaaplsg. 

The mode of proc^dnre will ^^ry With the conditions and requiresMnts, 
but a description of the method w0 employed may be of service. 

Taking the goods direct f^m the water, or deliming pit, without 
allowing them to drain or dry unduly, they are weighed singly on a spring 
balancs (Salters), reading up to 40—90 lbs. in ounces. Another hook is then 
attached to a length of capper wire, and connected with the spring balance 
suspended over tiie water pit, so that te goods when hung on l^ie bottom 
hook will be completely immersed in the water. The weight of the goods 
in water is now noted, care being taken to ensure that all occluded air is 
expelled by gently agitating, that they do not touch the bottom or sidee of 
the pit, and that tbe balance weight remains steady. The water weight is 
approximately one-sixteenth of the air weight (ozs. = lbs.), so the impoirtance 
of a fine balance is evident ; but there should be little difficulty in obtaining 
satisfactory results (i| the goods have not dried unduly before weighing), and 
allowing, of course, for the tare of the copper wire and extra hook. The 
weight of dry hide substance is then given by the formula : — 

Water Weight X Sp. Gravity of Pelt. 
Sp. Gr. of Pelt — Sp. Gravity of Water. 

or adopting the above figures by simply multiplying the water weights by 
the factors, 3*38 in the case of butts, and 3*754 for shoulders and bellies. 

When the actual amount of dry hide is ascertained in any pelt, it is 
a iunple step to ascertain what weight of finished leather should be produced. 
This depends on how much tanning matter is added to the hide. 

Any tanners' chemist can determine by the K jeldahl method of analysis 
how nmch tannin and how moich hide substance is contained in any leather 
submitted to him. Having ascertained this, each tanner can predict with fair 
certainty what his leather will weigh: If irregularities do arise, and the 
finished weight does not correspond to that expected, then the irregularity 
mufit arise £rom the tanya^d^ and not from the amount of hide substance 
determined by the water weight. 

A tabU of results is given on pages 162 and 163. 

Beferenee has been made to the degree of plumping or hydration on 
the speciHc gravity of pelt. A factor representing this may also be deducted 
from the scale and wAter weights, and is termed the ^Apparent specif 
volume*. 

Scale Weight — Water Weight: 



Dry Hida Substance Weight. 



JTo be continued.) 



Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, B^acteur d'honnenr: 
Karl Schorlemmer in Worms a# Bh. 
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Organ der Dentschen Sektion des I. V. L. I. C. 



I. A. L. T. C. - I. V. L. I. C. - A. I. C. I. C. 

Meeting of the British Sectien 

of the I. A. L. T. C. held at Herold's Institute 
London^ April l»t., 1905. 

The following were present: 

Members: Casaburi, A. Fontana, M. C. Lamb, J. G. Parker, E. E. M. 

Payne, H. R. Procter, G. H. Russell, A. TurnbuU and J. T. Wood. 
Associates: H. G. Crockett, W. H. Gates, F. O'Brien, A. Rink, G. 
W. Walker and J. W. Walker. 
Mr. J. T. Wood occupied the chair. 

Letters regretting inability to attend were received from R. Hellon, A. N. 
Palmer and S. R. Trotman. 

The minutes of the previous meeting having been read and confirmed 
the chairman in a brief speech welcomed th^ members and associates and 
expressed his pleasure at having ))een appointed chairman of the British 
Section, and thanked the members for the honour they had done him. The 
work of the Association had been of great value to Leather Manufacturers 
both in England and on the Continent. 

The chairman feelingly refered to the death of Dr. Krug and proposed 
„That this Meeting desires to place on record the great loss that The Inter- 
national Association of Leather Trades Chemists has sustained by the death 
of Dr. W. H. Krug, and to express its deep sympathy with Mrs. Krug in her 
sad bereavement^. 

On the suggestion of the chairman the members showed their particip- 
ation in this resolutidn by standing in silence for a moment. 

TECHNICAL AGENDA. SOPPLY OF HIDE-POWDEB. 

Dr. Parker explained that the last few deliveries of Freiberg Hide- 
powder were unsuitable' for analysis. The differences in the latest deliveries 
had been as large as 2 to 30/o Tanning Matters when used strictly according 
to the I. A. L. T. C. Method. He said that after a great deal of <sorre- 
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spondence with the makers he had almost given up hope of ever obtaining 
further satisfactory hide-powder from Freiberg, and was now nsing a powder 
manufactured in Hungary, which was giving satisfactory results, within one 
quarter percent of those obtained from sealed samples of the best Freiberg 
deliveries. 

Dr. Parker reminded members that he had samples of each delivery 
of Hide-powder in stock, which belonged to the members of the Section, to 
be used strictly for testing purposes, and that any member could obtain a 
few ounces on applying to him. He said that he had supplied samples of 
various powders to Dr. Hell on and Professor Procter, who would report 
upon their qualities. 

Prof. Procter drew the attention of the members to the fact that 
Freiberg Hide-powder was more acid in character than others^ and said that 
he particularly objected to the wide variations in acidity shown by Freiberg 
Hide-powder, as this had a great effect on the results obtained for certain 
Extracts. 

Dr. Turn bull proposed as a matter of urgency to be brought before 
the Executive Committee ^That the resolution carried at Li^ge restricting 
Members of the I. A. L. T. C. to the use of Hide-powder manufactured by 
Messrs. Mehner & Stransky, Freiberg, be rescinded. He pointed out that the 
resolution carried at Li^ge was binding only no long as the quality of this 
Hide-powder was maintained, and that it has now been conclusively proved 
that the quality has seriously deteriorated. This was seconded by Professor 
Procter and carried unanimously. 

Dr. Parker suggested that the special Sub-committee appointed at 
Leeds to report on the supply of hide-powder should draw up a letter to be 
brought before the Executive Committee giving the reasons for the previous 
resolution and offering their united assistance to the Executive Committee 
in order to obtain a regular supply of Hide-powder of constant quality. 

STATEMENT OF RESULTS IN SUMAC ANALYSIS. 

Dr. Turnbull said that for the sake of uniformity he wished to have 
the opinion of the members on the most suitable wording of reports on the 
Analysis of Sumac, which according to the Microscopic Examination were 
obviously accidentally contaminated with a few stray leaves of any of the 
common adulterants. 

After some discussion it was proposed by Professor Procter that the 
statement »Not adulterated, but containing minute traces of foreign leaves** 
would answer all requirements. This was seconded by Dr. Parker and un- 
animously accepted. 

Dr. Turnbull explained a method for determining the amount of 
Sand in Sumacs as a measure of the ^ventilation*. A weighed quantity 
of the Sumac is incinerated, the Ash treated with Hydrochloric Acid and the 
residue (siliceous Sand) filtered, washed and digested over -night with warm 
iiaturated Carbonate of Soda Solution. The residue of Sand can then be 
filtered off, washed, ignited and weighed. He found that wdl- ventilated 
Sumacs show less than IO/q Sand by this treatment, moderately ventilated 
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show np to IVs^/o Sand, whilst Samaes with more than 20/o Sand a.re in- 
variably too dirty for nse. 

Mr. Wood considered the amonnt of Iron shown by the magnet was 
of the greatest importance, and that the Ash should be given in 'all Sumac 
Analysis. He said that the Association might fix npon a mazimnm amount 
of Ash and Iron permissable in a Sumac called pure. He read a letter from 
Palermo showing that Stalks, Leaves, Sand and Stones are used as Sumac 
Adulterants, and quoting cases in which 5— 70/o stones had been found. 

Mr. Lamb said that so far as „ ventilation^ was concerned he considered 
that a well -ventilated Sumac should not show more than 6O/0 of Ash, and 
that the Association might consider the advisability of making a standard 
percentage of mineral matter that was allowable in a commercial sample. 

Prof. Procter said that he considered the figures for Ash and Siliceous 
Sand the most useful and proposed that members should use the figures 
obtained by Mr. Trotman (J. S. C. L 1904 p. 1137 and Collegium 1905, 
No. 142 and 144) in giving an opinion on the « ventilation^. This was supported 
by Mr. Wood and accepted by the Meeting. 

Mr. Payne said that by treating the Ash of Sumac with Acetic Acid 
the Ferric Phosphate would be left behind and could be separately determined. 
This was preferable to the use of a strong Acid such as Hydrochloric which 
was capable of decomposing certain Silicates found in Soils. 

Prof. Procter referred to the chemical tests for Sumac Adulterants 
proposed by the late Professor Andreasch and said that he had not obtained 
much success with these methods. He found that a pure Sumac gives no 
immediate precipitate when treated with excess of Bromine Water, whereas 
Pistacia lentiscus yields a distinct precipitate. 

Dr. Turnbull said that in the Microscopic Examination for Pistacia 
lentiscus it was necessary that the presence of the under cuticle containing 
the stomata should be noted. 

Prof. Procter agreed to this and remarked that the cuticle of the 
leaf of the Carob Bean (Garoubier) closely resembles the upper cuticle of 
Pistacia lentiscus. 

Mr. Payne demonstrated a method for giving an opinion on the quantity 
of Pistacia lentiscus present. The method depends on the darkening of the 
particles of Pistacia when treated with Caustic Alkali, and their subsequent 
observation under the microscope. 

Mr. Wood referred to the possibility of the test with Bromine Water, 
recommended by Prof. Procter, giving some idea of the quantity of 
Pistacia. 

Dr. Parker drew attention to the proportion of Stems as many Sumacs 
were much adulterated with this ingredient. 

ERRORS IN KJELDAHL ANALYSIS AND THEIR REMEDY. 

Dr. Parker reported that grave errors in the results obtained by 
Kjeldahl Nitrogen Estimation may be brought about by the presence of 
Chlorides in Leather. He found errors in analyses of from 6— 8 0/0 Hide- 
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substance, and said that he had proved the loss to be due to the fonnation 
of Ammonium Chloride which volatilized during the vitriol treatment. He 
proved this by collecting the Ammonium Chloride as it distilled oyer. The 
addition of Arsenic was found to be a safe -guard against this loss. He said 
that he wished to warn members to look for chlorides in their materials when 
estimating Nitrogen by the Ejeldahl Process. 

Prof. Procter remarked that the effect must be very bad in the 
estimation of Nitrogen in lime -liquors from salted hides. He made the sug- 
gestion that the addition of Alcohol with a little Sulphuric Acid so as to 
form Ethyl Chloride might get over the difficulty. The use of Permanganate 
or other oxidizing agents would give free Chlorine which would split up the 
Ammonium Salt with loss of Nitrogen. 

Mr. O'Brien said that the bad effect would also affect the results in 
the determination of hide-substance in tan-liquors. 

Dr. TurnbuU expressed great surprise that Chlorides could have the 
effect on the Kjeldahl Method of Analysis stated by Dr. Parker. If Chlorides 
had this ill effect it ought to be a comparitively easy matter to remove the 
Hydrochloric Acid by boiling the material with dilute Sulphuric Acid and 
completing the reaction by concentration and addition of Vitriol. He remarked 
on the vast number of Kjeldahl Analyses made by Agricultural Chemists 
with materials containing plenty of Chlorides and without any precautions 
such as required by Dr. Parker. 

Mr. Wood asked if Dr. Parker had any figures on the Kjeldahl 
Analysis of Chrome Leather as he wished to know if the Chrome has any 
ill effect as well as the Salt. 

Dr. Parker replied that he had no experience of the effect of 
Chrome Salts. 

PARKER AND PAYNE METHOD OF TANNIN ANALYSIS. 

Dr. Parker reminded the members that on demonstrating to them the 
method of analysis before the Section last year he invited criticism and 
assistance, and stated that the method was open to improvement. He had 
himself, as a result of various criticisms, improved the process, and found 
the method invaluable in the technical control of tan -yard liquors and also 
for checking hide-powder results. The method gave information to those who 
knew how to interpret it, which the hide -powder did not give. Two barks 
alike by ordinary analysis might give in practice entirely different results, 
and the new method clearly showed these differences. He had one case 
specially in his mind, where two barks analysing within one-tenth of a percent 
of one another by the hide-powder process gave a fifty percent difference 
in resulting leather in practical use. The reason for this was easily seen by 
the Parker-Payne Process. For the technical control of tan-liquors, even if 
not adopted for commercial analyses, he considered it of incalculable value 
to the leather trade. He admitted the difficulty in the preparation of Collin 
of equal effect on tan-liquors, but his own results go to show that this is not 
a practical difficulty if the exact instructions published are carried out. 
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The Chairman expressed surprise that Bark from the same species 
of tree should be different in tannin contents not shown by hide-powder, 
and yet such as to give a very different effect in making leather. 

Dr. Turn bull asked if only the analysis of the barks and not the 
resulting tan-liquors was referred to, and Dr. Parker replied that this was so. 
Mr. Payne said that the differences depend on the fact that True 
Tannin forms leather with a Sodium Base whereas many Tanning Matters are 
only capable of forming leather in the presence of a Calcium Base. He said 
^Leather such as Sole Leather must be regarded as Hide-substance in combi- 
nation with Tannin or compounds of it plus Gallic Acid, Ellagic Acid and 
other Acids, or compounds of them in intimate chemical state of combination, 
together with Tanning Matter plus Non-tanning Matter in a state of mechanical 
admixture, soluble and insoluble, which form the Weighting Matter other than 
that combined**. 

Mr. Wood asked Mr. Payne to explain what he meant by True Tannin 
as it apparently was not that which went to form leather. 

Mr. Payne explained that he considered leather as tanned hide-sub- 
stance plus Gallic Acid etc. and that pure Tannin is Gallotannic Acid. 

Mr. Wood replied that along with Professor Procter he had succeeded 
in making real leather with pure Gallotannic Acid alone. He said that the 
whole point is as to what is Tannin. 

Mr. Wood said that in practice he found the analysis of Sumac by 
the Hide-powder Process to be a sure guide as to the proportion of different 
Sumacs to be used to get a constant strength of liquor. He asked if this 
would be so by the Parker and Payne Process and if the Total Absorption 
figures should be used. 

Mr. Payne claimed that the Parker and Payne Process would be 
equally useful and said that the True Tannin figure should also be used. 
He referred to Quebracho and said that some samples alone would not give 
a firm leather as they required more acid in the ratio. He was quite sure 
that the Parker and Payne Method was a very valuable adjunct to the Hide- 
powder Process. He did not wish the Hide-powder Process to be done away 
with, the figures and weights obtained being of paramount importance. 

Dr. Parker admitted that the method was published before the whole 
of the work on the subject had been completed, and he proposed to publish 
further notes on the subject in conjunction with Mr. Pay n e, as soon as possible. 
Mr. O'Brien said that he understood when the Method was published 
that True Tannin was the most important factor, but now it seems as if the 
ratio of True Tan to Acid was considered of most importance. 

Dr. Parker replied that the ratio of True Tan to Acid is of the most 
importance. 

The Chairman recommended the members to persevere with the 
Parker and Payne Method of Analysis and bring results before a future Meeting. 

NEW METHOD OF DETANNIZING LIQUORS by S. H. Trotman. 
In the absence of Mr. Trotman the chairman gave an outline of 
his paper on detannizing liquors. Mr. Trotman had found that the new bell- 
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filter worked too slowly, and that by mixing 5 graminea hide* powder with 
pare white aand and filtering by means of the filter -pamp, the liqnor could 
be perfectly and quickly detannized. The figures illustrating this will be 
published later. 

SALT IN TAN-LIQUORS. 

Dr. Parker referred to the effect of the presence of salt in certain 
Tanning Extracts. He said that Mangrove Extracts contain from 2— .40/o of 
Common Salt, but that the proportion of such extracts used by tanners was 
so small that he did not think that the proportion of Salt could influence the 
tannage or affect the plumping of the leather. He pointed out that no tanner 
would use more than about lOO/O of a Mangrove Extract in his total tannage. 
As these Extracts contain upwards of 50o/o of Tannin they would be diluted 
in the Tan -yard at least a quarter, therefore the quantity of Salt in the 
liquors would be reduced to much less than would usually be introduced 
into the suspenders by tanners who tanned salted hides, as it was a well- 
known fact that the pelt retained up to one -half percent, calculated on the 
dry weight. No amount of washing water will remove this from the pelt, 
the salt being expelled by the sour liquors. He was therefore of the opinion 
that Mangrove Extracts containing less than about 40/o of Salt should not be 
condemned. He knew there was a great difference of opinion on this subject, 
and would like to hear the views of his colleagues. 

The Chairman remarked that of course for light leathers such small 
quantities of Salt were of no importance. 

Prof. Procter said that he was always of opinion that Salt lessened 
the plumpness of leather. He had, however, succeeded in making Sole Leather 
of good quality with a water containing appreciable quantities of Salt. 

Dr. Turnbull said that being firmly of the belief that Salt was 
harmful in Sole Leather Liquors, as diminishing plumpness and leading to the 
formation of soft light-weighing leather, he had always explained these views 
to tanners who asked for his opionion. He had frequent occasion to warn 
Solo Leather Tanners of this danger in using Mangrove Barks and Extracts 
in cases where he found a large proportion of Salt in the liquors directly 
traceable to the use of such materials. 

Members were asked to report upon the effect of Salt in Sole 
Leather Liquors to a future Meeting. 

The Chairman invited the Section to hold their next Meeting at 
Nottingham towards the end of October. 

Dr. Parker proposed that this kind invitation be accepted. This was 
seconded by Dr. Turnbull and carried unanimously. 

A vote of thanks to the Chairman concluded the proceedings. 

Andrew Turnbull 

Hon. Secretary of the British Section. 
3 Lord Street, IdverpooL 
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Wggqhinff HJilfl^ ip Wator 

By C. E. PARKER and G. H. RUSSELL, F.LC. 
(Continued.) 

A proportion is thus established between the apparent volume and the 
dry weight of hide substance; it will differ, of course, with different goods 
and different systems of working in the lime-yard, but should prove a fair 
index as to the exact condition of the pelt before tanning. It has been found, 
moreover, that it remains practically constant during the whole process of 
tanning. We have found butts to show at this season from 3*0 up to 3*8, 
whilst shoulders and bellies range from 4*0 to 4*7, expressed as cubic centi- 
metres water per gramme of dry hide substance, or fluid ozs. per ounce. 

Recent investigations by Carini, an Italian chemist, go to prove that 
the ^degree of plumping^ materially affects the tannin -absorptive capacity 
of the pelt, as well as the proportionate yield and nature of the resulting 
leather, and general experience confirms this. 

For many years the writer (C. E. P.) tried to test the value of different 
extracts as weight-givers by putting a given quantity of extract to a given 
quantity of pelt, determined by weight in air. This plan never gave satis- 
factory results. Conclusions from results were formed. Repeating the experiment 
to confirm the conclusions formed, the second experiment frequently gave 
totally different results. The variability of the results were doubtless due 
to the unreliability of the air pelt weight, and differences in the degrees of 
"plumping* , as Carini's experiments clearly show that the better plumped the 
goods the more rapid the absorption of tannin, and also the greater the pro- 
portionate weight of leather obtained. The character of the leather is, however, 
another question. Assuming that further- experience will establish the utility 
of water weighing as an accurate and practical method of determining the 
amount of hide substance, it is easy to see that we have at hand a plan 
whereby an accurate record can be kept of the hide substance sent into the 
tannery daily, weekly, or yearly, and by difference it could be ascertained 
what amount of tanning substance has been taken up by the hides for any 
given period. Comparing this with the amount of tanning substance used, the 
difference between the two will give the percentage of waste. 

The above Table is calculated on the basis of the specific gravity 
of water at 60^ F., which is 1. Should anyone desire to work on very exact 
lines, a correction would have to be made for the slight alteration in the 
density of the water due to the difference of temperature. The difference 
between pelt weighed in water at 40 ^ F. and 70^ F. would mean about one- 
fortieth, equal to about a quarter of a pound on a 20-lb. butt leather weight. 

By this means of weighing hides in water it is not only possible to 
check the weight of dry pelt as the hides go from the "soaks" to the "limes", 
and as they pass on to the tan-house, after unhairing, fleshing, scudding, and 
deliming, but also to determine what effect different modes of preparation, 
duration and degree of "liming", etc., have on the succeeding processes of 
tanning. 

MflssTH. Reinmann, makers of precision balances, etc., Berlin, have adapted 
an apparatus used for determining the density of potatoes and their starch 
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content, for these purposes. Two sizes are made: No. 1 for weighing light 
skins np to abont 11 lbs., and No. 2 for heavy hides up to 130 lbs.; and they 
serve for determinations in water, or in tan liquors, iron being altogether 
excluded from the parts likely to come in contact with the tan liquors. 
Weighings may thus be made to an approximation of half -a drachm (Vm oz.), 
and consequently the error in estimating the dry- weight of pelt is reduced to 
from -05 to -OTO/q. 

From very many determinations made by Sig. F. Carini, of Milan, during 
the last 15 years, the relations between the water-weight and dry-weight of 

pelt (at 1000 C.) are as follows: — 

Factor. Specifie Oravity. 
Hides, ex ^'Soaks*, with hair on . . , X 3*216 = 1*45 

Hides, ex **Limes*, after unhairing . . X 3*353 = 1*425 

X Hides, treated with sodium sulphide, 
and unhaired X 3.227 = 1*441 
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Some New Tanning Materials.O 

By Dr. J. GORDON PARKER. 



In the past few years several new tanning materials have been introduced 
into this country for experimental purposes from the Colonies, from ladia, and 
other parts of the world, said to be suitable for the Ekiglish Market ^ ^«^ 

During the last four years I find I have examined and r^K>rted •& ap 
less than twenty-four different new tanning materials, at least, iHiw as far as 
the English market is concerned, although I believe that most, if not all of 
them, are being used in the different parts of the world from which they were 
obtained. Of that number I can only single out two for special mention as 
being past the experimental stage, and worth the careful consideration of the 
British tanner. These two. Mangrove and Mallet. Bark, are of comparatively 
recent introduction, and although I could mention two others, I will leave 
these for a subsequent article, when further experience wiU enable me to 
give fuller details. 

Mangrove Bark. — Probably no material differs so much in strength 
and character as the bark of the mangrove tree, and no material is more 
deceptive in appearance; in fact, from a general examination of the bark no 
conclusions whatever as to tanning quality or strength can be drawn*. Some 
years ago Professor Eitner, of the Vienna Research Station, atttted i^ a report 
that mangrove bark would not make a satisfactory leather; th9,t it simply 
coloured the fibres of the pelt, and the resulting product dried out hard and 
horny and of a deep mahogany colour, and that it c6utd not be claimed to 
be a tanning material worthy of any consideration. 



Reprinted from the Year book , of the Manchester, Liverpool and Digtriot 
Tanners Federation, 1906. 

(To be continued.) 

Honorary Editor, Ehir^d-Redakteur, KMaetenr d^hoiiiieilr: ' 
^arl Schorlemmer in Worms a, Rh, 
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Some New Tanning Materials. ty^V 6^^ 

By Dr. J. GORDON PARKER. ^ ^ 

(Continued.) TT^ fPC 

Dr, Paessler, of the Freiberg Research Station, on the other hand, ^..i - ^ 

reported in high terms of the value of mangrove bark as a tanning agent, * 

and either alone or blendt^d with other tanning materials claimed that it 
produced leather of gooil quality, well-tanned and of a good colour. There 
is an old saying that experts always differ, but in the case of mangrove bark 
these diametrically opposite views were probably both correct, i.e., each view 
correct with regard to the special sample or samples of mangrove being 
ezperimeitted with. I possess a collection of over fifty different samples of 
mangrove bark, and think I may safely say that there are twenty different 
and distinct kinds of bark amongst them. Probably, as years go on, the 
number of different kinds of mangrove brought to the market will increase, 
but of these twenty they all differ in character, colour, and tannin strength, 
yet all have a similar external appearance. Some samples show on analysis 
over 50<Vo of tannin, many less than 200/o, some even as low as 20/o and 30/o. 
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Some samples contain a high percentage of soluble matter, which^ although 
probably akin to tannin, d.oes not combine with the pelt fibres at all readily, 
and aI(;hoiigh it is possible w^tl\ such a sample to obtain a liquor of 60 or 80® Bk., 
it will scarcely tan pelt, but imparts a dark mahogany colour, colouring the 
fibres through and giving the pelt the appearance of being tanned. This 
probably explains the contradictory reports, of Drs. Eitner and Paesaler. The 
former probably experimented on one of these barks which, while colouring 
the pelt through, did not really unite with the fibres to form leather; whilst 
the latter .probably worked with a bark of high tannin strength, and of quite 
a different quality, and very likely from a different source. 

Mangrove bark grows in great quantities in the swampy districts 
round the coasts of Africa, India, South America, and many of the islands 
in the East. The tree grows in a peculiar manner. The roots grow up 
out of the water to a height of two or three feet, and on the top of this 
network of roots gfows the mangrove tree itself. The roots are frequently 
large, many of them being 7-in. to 9-in. in diameter. The roots are easily 
peeled, and .jtl^e hark, from the roots is generally of a light prepossesniiig 
appearajphce^ bpt as a., rule contains li-ttle or no tannin, but a large quantity 
of extractive matter, including salt. The bark of the tree itself is of rougher 
and darker appearance, and according to the district from whence it comes, 
the nature of the soil, and the aspect, contains from 5 to 550/o of tannin. 
Most of the barks from the West and East Goats of Africa are fairly strong 
in tannin, very red in colour, and tend to produce a heavy, harsh, red leather. 
TJie barks from Queensland and other parts of the Au^tralien Coast are not 
so strong in tan nor so dark in colour, and from India and the East come 
barks of both varieties — those from Burma being dark red in colour, fairly 
rich in ta^ni^, .wl^ile sopie of the others from other parts of our eastern pos- 
sessions are consider ably lighter in shade, equally strong in tannin, and 
produce a leather of very good commercial quality. 

This material, whether it be as bark or in the form of extract, is well 
worth the Briti-h tanners' notice. Although the appearance of the material 
is against it and the liquor looks dark red in colour, yet the result in weight, 
firmness, and colour, is much better than its appearance would justify one 
to expect. The opponents of the mangrove bark and extract attempt to raise 
the salt bogey. All mangrove barks and extracts contain salt, varying from 
lo/o up to as high as 30/o, but in my opinion as neither mangrove bark nor 
mangrove extract would be used to more than about lOO/o of the total tannage 
in any tanyard, this would not bring the percentage of salt as high as is 
contained in the early liquors of a tanyard tanning heavy South American 
salted hides. 

Mallet. B^rk. — This material, which is the bark of the Australian 
salmon. gTup t^ee (Eucalyptus occidentals), is of much more recent introiluction, 
but owjng to it§ bright colour and prepossessing appearance, it has more 
rapidly gone through the experimental stage, and is becoming a well-known 
material of general use and of known commercial value. Ui»fortunately, like 
most other tanning material?*, there are good and bad varieties of Mallet Bark, 
but th^ import]9rs are rapidly finding out the sources of the good qualities, 
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and some samplps recently examined average over 45o/o of tannin. The Vark 
is hard and somewhat nimilar to mimosa bark, 1but less strirtgy, and when 
ground produces a good deal of dust of a yellowish" colour. It leaclies easier 
than mimosa, and producs a bright yellowish liquor similar to the liquor 
made from cork bark. It produces a mellower leather than mimbsa, and of 
a light yellowish colour, and it is claimed by some of the Australian tanners 
that it gives greater weight and a better leather than mimosa biirk. 

I have recently received a number of samples of sole and upper leather 
from one of my Australian clients, tanned with varying mixtures oi mallet 
and mimosa bark, and the resnlting leather is excellent in quality, and in 
appearance is far and away superior to the best Australian tannages that I 
have seen. I have tanned out some samples of leather on the small scale 
here, using mallet bnrk in admixture with the various tanning materials used 
in this country, with excellent results. I would specially point out that mallet 
bark diff**rs vnry materially from mimosa, which does not sour and become 
mellow. Liquor from the former, on the other hand, does become mellow, 
sours, and probably it owes its pkimping properties to this characterihtic. As 
long a,9 the British tanner is forced to prodace leather of a light jrellowi^h 
colour (for no earthly reason except 4he fad of the boot manufaclttrbr,' who 
afterwards destroys the effect by his stains and burnishing inks), mallet bark 
will be popular. If, on the other hand, the boot manufacturer can be got to 
realise that bright-colourcl leather is pro«lu»-ed often at the expense of quality, 
owifg to the scoiirifig and bleaching that sole leather frequently receives, 
and can be persuaded to take leather ot a darker shade, then there is no 
doubt that there is no cheaper material on the market than mangrove bark 
of the right kind. 



Cod Oil and its Adulterants.O 

' % kiiDlih:\\ ^^NButL, PH. f). 

Cod liver oil is obtained from the livers of the cod, a fish consistiiTg 
of many species widely distributed throughout the Northern hemisphere. 

The preparation of the oil is carried on extensively in Newfoundland, 
Norway, and Scotland, and of these the oil from Newfoundland is most highly 
esteemed for use in the leather industry. Possibly this is to some extent due 
to the process of manufacture, but more probably because oil direct from a 
well-defined source is less likely to be adulterated. 

Tannery cod liver oil is commonly obtained from the livers brought 
ashore in more or less putrid condition, when the oil is extracted by means 
of heat and pressure. Some brown tannery oils are obtained by a second 
steaming of the fresh livers u>ed in the preparation of medicinal cod liver oil. 

Cod oils extracted at high temperatures deposit a good deal of fish 
stearin on cooling, and it is customary to ^rack** such oils by allowing to 



Reprinted from the Tear book of the Manchester, Ldyerpool and District 
Tanners Federation, 19u5. 
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Bettle cold and drawing off the clear oil, which also serves to free it from 
much objectionable pntre^cible matter. 

"Coast Cod Oil* is the name given to an oil mannfactnred in this 
country from the livers of a ^eat variety of fish. It has a low reputation, 
the process of manufacture being very rough and adulteration common. 

Oils differ greatly in value, so that there is a constant inducc^ment to 
adulterate the more valuable ones with the cheaper. On this account a rough 
list arranged to show the relative value of cod oil and its adulterants is 
instructive: — 

Linseed Oil— JB 16 to & 37 per ton. 
Cotton-seed Oil— £ 20 to & 35 per ton. 
Cod Liver Oil— JB 20 to £ 25 per ton. 
Shark Liver Oil— not quoted. 
Menhaden Oil— dB 15 to & 22 per ton. 
Rosin Oil— £ 12 to £ 17 per ton. 
Mineral Oil— £ 12 to & 16 per ton. 

For obvious reasons linseed and cotton-seed oils are very seldom used 
in the adulteration of tannery cod oil. 

The most common adulterants are shark, menhaden, rosin, and mineral oils. 

Shark Liver Oil is obtained from the livers of various f^pecies of shark. 
It closely resembles cod liver oil, and is sometimes used in its adulteration. 
It contains liquid waxes which serve for its detection by lowering the 
saponification value and incr«^asing the unsaponifiable matter to about 10 per 
cent. The specific gravity is also appreciably lower than in the case of cod 
liver oil. 

Menhaden Oil is obtained from the body and intestimes of a fish resem- 
bling the herring, which is caught in large numbers off the New England Coast. 

The fish and offal are boiled with water in large iron vessels, and the 
oil floats to the suiface where it is dipped out and afterwards clarified by 
cold settling in large vats. The residue is used in the manufacture of 
fish guano. 

Being of a mixed character such fish oil is uncertain in quality, but 
much of it as imported into this country very cosely resembles genuine cod 
liver oil. The specific temperature reaction is somewhat higher than for cod 
liver oil, but this is not a very reliable test. 

Rosin oil is obtained by the destructive distillation of rosin, being the 
heavy destillate received after decomposition commences. The crude oil is 
much used in the adulteration of tannery cod oil, often in conjunction with 
mineral oil, when it is more difficult to detect, a judicious mixture of the 
two showing the same specific gravity as cod liver oil. 

Rosin oil has a bitter taste and a brown colour with a bluish cast, 
which latter, may be covered by boiling with a nitrocompound. 

Rosin oil is only sligthly saponifiable, and, as in addition it has a 
much higher specific gravity and refractive index than cod oil, its presence 
is not difficult to detect. 
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Mineral oil is obtained by distillation from petroleum or from paraffin 
shales. It consists of hydrocarbons with no saponification value, and as its 
refractive index is mui*h higher and its specific gravity appreciably lower 
than for cod liver oil, its presence as an adulterant is comparatively easy 
to detect. 

In the adulteration of cod liver oil with mineral oil the fluorescence 
of the latter can easily be covered by heating with a nitro- compound, and 
any characteristic odour by the use of a suitable volatile oil. 

The squeaking of the cork of a sample bottle is quite unrel'able as a 
test for mineral oil, and the same may be said of the test with vitriol in 
which the unacted upon mineral oil is said to exude from the carbonised 
mass of the fish oil. 

Analyffift of Cod Liver Oil. 

Practically all animal and vegetable oils consist chiefly of a m'xture 
in various proportions of three varieties, fat stearin, palmatin, and olein (and 
in the case of drying oil-*, linolein and kindred bodies), and on the prepon- 
derance of one or other of these constituents their special properties mainly 
depend. 

These bodies are compounds of glycerine with fatty acids which are all 
closely related chemically, and as the animal and vegetable oils do not differ 
greatly in general appearance amongst themselves, it is no easy matter to 
detect admixture with each other and determ ne the amount of the same. 

Where the ingredients differ chemically, as when mineral and rosin 
oils are used to adulterate animal or v^^getable oils, detection is much simpler 
and the amount of the adulterant easily determined. 

From the foregoing it will be readily understood that there is no 
simple test whereby the purity or otherwise of a sample of cod liver oil 
may be determined. It is true that taste and odour sometimes give useful 
indications, and an examination of the colour and general appearance of the 
sample should not be neglected ; but dealers are now so well aware how to 
adjust mixtures so as to deceive even the most practised, that a careful 
chemical analysis is the only way of coming to a just decision. 

Natural oils being mixtures, the method adopted in their analysis is to 
determine certain physical and chemical values which are constant within certain 
limits for any particular oil. 

The following values are usually determined in the examination of a 
cod liver oil as regards quality and purity: — 

Specific gravity. — The weight of the oil compared with the weight of 
an equal volume of water at ordinary temperature (15^ C): — 
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Index of Refraction. — A physical cpnstant determined by observing 
the defection of a ray of light when bassing from one medium to another, 
'the anioant of deflection depending on the nature of the media: — 
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Oil. 


Cod Liver Oil with 
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"200/0 
Mineral. 


30o/o" 
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' .f4815" 
toi-4834 
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1-4834 


1-4857 


1-4895 



Saponification Value. — The number of milligrammes of caustic potash 
required for the saponification of one gramme of the oil : — 

(It serves to indicate the nature of the glyceridea . present as it , varies 
with the composition of the fatty acids: the lower the molecular weights of 
• t'{ie fatty acids the high«r is the saponification value. Adulteration with 
unsaponifiable matters such as mineral and rosin oils is at once exposed.) 
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lotline Value. — The number of grammes iodine absorbed by one 
bund rid grammes of the oil : — 

(This gives a measure of the amount of unsaturated acids present. The 
relative proportions of saturated and unsaturated acids .in any one, variety of 
oil is'co'nstant within certain limit.**,) 



Tanners' Best , 
Cod Liver Oil. 


Menhaden Oil. 


Linseed Oil. 


162-6 
to 172-7 


159-9 


177-6 



The determination of ^he above values amply suffices to show whether 
or not a skmple of cod oil is pure. When the above values indicate adulteration 
with rosin or mineral oils, or give the suspicion of the presence of 3hark 
liver oil, the unsaponifiable matter is isolated and its quantity and quality 
determined: — 
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Tanners' Best 


Cod Liver Oil with — 


Cod Liver Oil. 


200/0 Rosin, 


200/0 Mineral SOO/o MineraK 


•6 to -90/0 
Isolate Crystals 
of Cliole€terol 
M. P. 1640 C. 


18-20/0 

Specific Gravity 

= -9834 


21-0 Q/o 30-60/0 
Specific Gravity 
= -8973 



When adulteration with menhaden oil is suspected the specific tempe- 
T&tjttfi 'reaction is determined. '* 

Specific temperature reaction. -> This is the rise of tepperature got 
by the addition of vitriol to the oil under special conditions. 

(This rise in temperature is a measure of the chemical reaction due to 
the presence of drying oils and olein. , , _._ 



Tanners* Be^t 
Cod Liver Oil. 



253.8 



Menhaden Oil. 



292.3 



Cod Liver Oil suspected to be 
adnlterated with Menhaden Oil. 



285.9 



The figures for the different values given above represent average 
results obtained in my own practice. 

In order to give an opinion on the quality of a cod liver oil fpr tUse,,, 
in the leather industry it is necessary to determine in addition to the fore- 
going the acid value or number of milligrammes of caustfc potash required 
to neutralise one gramme of the oil. 

My expeneiicd of tanner's* cod liver oils is" that tfie acid values vary 
between 8 and 45. 

A high acid value indicates that the oil has been allowed to become 
rancid or otherwise decomposed in manufacture, or that fatty acids of some 
sort have been artificially added. Such oils are found to "spue* readily if 
used for currying, and they are not at all suitable for chamoisjng. 

A well "rackeii** cod liver oil should be free from "foots* on allowing 
to stand at a moderate temperature. 



Liminn-0 /w^'^^ 

By E. E. MUNRO PAYNE. ^ 

This portion of the process of making leather Jrom pkins and hides is 
of extreme importance; in fact, some errors committed in the liming process 
cannot by any known means be perfectly remedied in after treatment, nor 

') Reprfn'ed from the Tear book of the Manchester, Liverpool and District 
Tanners Federation, 19U6. 
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can the results produced by incorrect treatment in this stage be considered 
in any way satisfactory »s commercial products. 

In order to comprehend fully the necessity of correct liming, and the 
knowledge to be gained of the after effects due to liming in subspqnent 
processes to which the skins or hides may be submitted, it is well to consider 
in the first place the action of ''Lime'' (so-called) in the various stages or 
parts of the process generally termed "Liming", This in reality comprises in 
an ordinary lime-yard several distinct but somewhat simultaneous processes, 
and may be placed under several headings. 

It is often customary to deal with skins or hides other than those which 
are "fresh" (i. «., from recently slaughtered animals) ; such are known in the 
trade as salted, preserved, or pickled. In carrying out the process of liming 
it is necessary to start with skins or hides in a certain condition, and this 
condition may be conveniently described as follows: — 

The skins or hides should be in a thoroughly soft and pliable condition, 
and this can, in the several instances above mentioned be obtained by suitable 
soaking or washing, a process which effectually removes all excess of soluble, 
or rather uncombined salts and soluble acids present naturally or added for 
any specific purpose. Any large masses of fat or meaty matter should, at 
anyrate in light leathers, be removed by the usual method of "rough fle>hing", 
and the bladder-like membrane should be sufficiently "broken" to allow of 
comparatively free and equal access of the lime liquor to all portions of the 
skins or hides. 

The various stages or processes essential in liming may be classed 
under the following headings: — 

1. Liming Effect. 

2. Lime, the combination of, with skin substance. 

3. Lime salts and others, soluble and insoluble, formed by the chemical 
action of the lime and other impurities. 

4. Unhairing or Depilating Effect. 

5. Scudding Effect. 

6. FrixiAg and Fleshing Effect, including grain separation. 

7. Degreasing and Nourishing Effect. 

8. Lime Absorbed by Skins. 

There are other changes or effects not included under the above headings, 
but as they refer more especially to unnatis factory liming, such as those known 
in the trade as Hazeling, Green Stiffs, Blasting, Blowing, Drawing, Dropping 
etc., and which in many instances, but not in every case, are due to incorrect 
liming and to carelessness during the process of liming. It is not, however, 
my intention to refer to these laiter changes in this paper. 

(To be continued.) 

Honorary Kditnr, Khr*»n-RAdakt«nr, RAdactpnr d'honneur; 
Karl Schorlemmer in Worms a. Rh. 
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Ueber Tetraacetvl-Ellaiisaure (Berichtiqunqy 

Von Dr. M.^ERENSTEIN^^^t^ . &>^^*^' t/ 

Vor Kurzem haben ^ G. Perkin nnd ich ^ft^r Tetraacetyl-EHlagsiretfe"^ jg^ 
einen Schmelzpunkt von 313— T!" (ProcrJUUlii. liUiUlTSlc. Jnni 05) angegeben, ^-^^^^ •♦^ 
dagegen habe ich in einer frtiheren Mitteilnng flir Tetraacetyl-EUagsaure aus ^J^ 

Myrobalanen 276—90 notiert (Collegium, 21—23, 05). Urn der Auffassung / 

yon Isomorismns aus dem Wege za gehen, habe ich nochmals Acetylellagsftnre 
aiis Myrobalanen dargestellt und ihren Schmelzpunkt 313 — 16^ gefunden. Es 
gleicht die Myrobalanen-Ellagsftare in jeder Weise der yon ans synthetisch 
dargestellten, da sie auch die Griessmayer'sche Reaction gibt. Die Vermutung, 
dass das von mir als Ellag8d.are angesprochene Produkt eine andere Snbstanz 
sei, liegt nnn sehr nahe und behalte ich mir die AufklRrung dieses Irrtums vor. 

LEEDS, den 1. Juni 1905. 
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By E. E. MUNRO PAYNE. "^ 
(Continued.) 

In practice it has been found that skin substance has the power of 
not only mixing with chemicals, but of actually forming distinct chemical 
compounds with them. In the case of acids or of alkalies the combination is 
Very marked, and such a compound, although unstable when washed in a large 
excess of distilled water at a normal temperature, it is not completely freed 
from the acid or alkali with which it may be combined. In the case of neutral 
soluble salts, such as the Chlorides, Neutral Sulphates, and those neutral salts 
constituted of metallic bases and powerful acids, and which do not decompose 
the skin substance, or are not decomposed by it, the combination may 
generally be considered as temporary. After the long continued action of 
such salts in concentrated solutions these latter salts often produce changes 
which are undesirable, and these cannot be considered under the same heading 
as those actual compounds of skin substances of acid and alkali and some 
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salts (leathers) which are produced by the action of weak solutions upon them, 
and from which the skin substances actually abstract and fix within themselves 
definite and proportionate compounds. 

1. Liming effect. — Under this heading is considered the internal change 
which occurs in the combined molecules of the skin substance, and which 
substance, for want of a better name, is here termed ^Collogen'' (the substances 
which when suitably treated yield gelatine, glue, or size). That such a change 
does occur is beyond all doubt. If a piece of skin which has been submitted 
to the action of calcium hydrate, or other suitable hydrate, in solution, and 
from which afterwards all the reagent employed has been as effectually 
removed as is possible, and what remains upon assay is equally added to 
another piece of unlimed skin, so that as regards composition calculated to 
the third decimal place as regards lime salts, or the other salts which may 
have been used to produce a similar effect, the two pieces are identical in 
composition, but the one has been limed and the other has not. These two 
pieces will then give totally different results when submitted to the action 
of tanning or other leathermaking solutions. 

In liming the internal changes are at least twofold. Carbon dioxide 
is undoubtedly abstracted from the gelatine, and at the same time hydration 
or hydrolysis takes place. 

2. The combination of lime with hide substance. — The Calcium Hydrate 
chemically combines with the gelatine radicle, and it cannot be entirely 
removed by washing, but it may be by combination with a suitable acid, 
such as acetic or lactic acid, the corresponding salt is generated, and this can 
be almost entirely removed; and further, if any excess of acid be used over 
that required for the purpose of neutralisation, this excess will replace the 
calcium hydrate in the gelatine radicle and will become equally fixed. 

3. Lime Salts formed. — The Calcium Salts produced by the action 
of the calcium hydrate within the substance are numerous, and depend 
largely upon the constituents of the skin — chiefly on the natural salts in 
the skins before insertion into the liming solution. 

Salts of the following are frequently met with in a limed skin, viz., — 
Aluminium, Iron, Magnesium, as are also the following acids: Carbonic, Acetic, 
Lactic, Phosphoric, Hydrochloric, Sulphuric, Silicic; also Salts of Ammonium, 
compounds of Sulphur, sometimes Arsenicum, Boron, which have been used 
to preserve the skins; also various others of organic nature produced by the 
action of Bacteria and Enzymes. There is also formed the all-important soluble 
compound of **Lime" (Calcium Hydrate) with the skin substance, producing 
what is generally known as Mucin, Coriin, or Cement. And the extent of this 
formation and its subsequent regeneration (in a probably changed condition) 
and removal, constitute one of the most important stages of the liming process. 
. 4. Unhairing or depilating effect, ^as generally practised out of old 
limes, is produced from the action of an Enzyme generated from some animal 
matter of the skin, probably by the action of bacteria, and which per se is 
capable of causing the hair or wool to slip, and combined with or of a soluble 
Hydrosulphide of Calcium produced by the action of the Calcium Hydrate 
upon the sulphur of the hair. Sometimes Sodium Hydrosulphide or Arsenicum 
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Sulphide is added to the pits, aod these by metathesis produce the Calcium 
Hydrosulphide before mentioned. 

5. Scudding is rendered effective by the softening and solvent action 
of the Calcium Hydrate, Hydrosulphide, and Enzymes upon the skin substance, 
whereby the hair cells are loosened, the epidermis softened, and the fat and 
sebaceous glands set comparatively free, so that the removal by the knife or 
machine is practical. 

6. Fleshing and frizing effect. — The proper conditions necessary for 
good fleshing and frizing in the light leather branches can be regulated 
entirely by liming. The lime acts upon the flesh, or rather the layer of skin 
matter whereby it is attached to the body of the skin, this layer being more 
susceptible to over liming effect than the body of the skin itself. The grain 
is very susceptible cx)mparatively to the destructive effect of an unlimited 
liming, and the connecting layer of the grain with the body of the skin (the 
hyaline layer) is correspondingly affected.*) 

7. Degreasing and nourishing effects. — Skins and hides naturally 
contain from 150/o of fat in the case of some sheep skins down to 1.0 o/o to 
2.00/0 in the case of hides (calculated upon the absolute dry weight of the 
skin substance). It is therefore apparent that combination and formation of 
Calcium Soap must always occur to a certain extent only, because the liming 
process is carried out at a comparatively cold temperature; in the case of 
sheep a hard soap is formed, a somewhat high temperature being necessary 
in order to liquefy it. The perfect combination and formation of soap does 
not often take place, and still less often is the Calcium Soap formed, dissolved, 
or emulsified perfectly in the lime liquor. Very fatty skins retain the Calcium 
Hydrate (afterwards changing to carbonate on exposure to the atmosphere) 
in combination with the fat, these masses being generally known as "Colt". 
Some of the Calcium Soap is undoubtedly retained in intimate combination 
with the gelatine radicle, and in many instances forms the natural nourishment 
of the finished leather. 

8. Lime absorbed by skins. — Having now described the principal 
changes which occur in the correct liming of a skin or hide, it would be as 
well to consider some figures obtained by analysis from skins and hides 
which made good commercial leather, calculations being based upon the dry 
weight at 212 Fah. of the skins. 

Calcium Salts calculated as Ca(HO)s. 
0/0 
Hide direct from limes, average of several . . 3.347 Maximum 3.859 

Minimum 2.836 

Hide limed for buff 4.621 ' • — 

Hide limed for tanners, washed (1) 1.587 — 

n r, n v ready for liquor , (2) 1.505 — 

liquor (3) 1.394 - 

. n . r> bated (1) 1.274 

. „ . r, r, (2) 1.335 

. r, n . r, (3) 1.337 

') Limifced liming action is essential. 
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Calculated upon the Dry Weight, 
o/o 

Hide fully limed 3.7659 

Hide bated 6890 

Calf limed 2.601 

Calf bated 1215 

Goat limed (1) 5.613 

Goat limed (2) 5.778 

Goat bated 1.268 

The foregoing figures bear out the statements made, since they are the 
results of actual analysis of the same hides and skins. Haying regard to 
some of the peculiarities of hides derived from various sources, and the fact 
that ^Lime^ as purchased varies greatly in composition and consequently in 
its activity, it is absolutely necessary in order to ensure a constant uniformity 
in finished leather that all the factors which go to make up ^Liming^ should 
be under control. Limeyard liquors from the soaks to the freshest or strongest 
limes are all capable of rapid analysis sufficiently accurate for all practical 
purposes, and those who expect to produce a standard article of constant 
quality can only attain their object by giving the question of liming every 
care, it being quite as essential in the manufacture of leather as any of the 
other processes. 

The parts that the compounds of lime, fixed or otherwise, take in the 
subsequent processes of tanning are numerous and important, and the requi- 
rements on leaving the limeyard are in a very great measure dependent upon 
the composition of the tanyard liquors to which the hides or skins are to be 
subjected. Tannins, or rather tanning matters, vary enormously in their 
constitution, some being able only to tan in the presence of lime salts, and 
others quite able to tan in their absence ; it is therefore impossible to give 
any one specified process of limeyard procedure capable of giving perfect 
results with all tannages. 






The microscopical examination of sumach adulterants.^) 

(COMMUNICATION FROM THB LEATHER INDUSTRIES LABORATORY 
OF THE UNIVERSITY OF LEEDS.) 

By HOWARD PRIESTMAN. 

In making microscopical investigation of sumach for adulterants, several 
difficulties occur which are worthy of mention before making a comparison 
of the various cuticles with a view to identification. 

In the first place, the thickness of the leaves and the nature of their 
constitution makes it impossible to see through them until they have been 
treated with some reagent which will separate the cuticles from the substance 
of the leaf, so that only the stratum of single cells, which forms the cucticle, 
will remain. Hot concentrated nitric acid is most generally used for this 



^) Reprinted from the Journal of the Society of Chemical Industry, 15 March, 
1906. No. 6, Vol. XXIV. Reprint kindly sent by the author. 
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purpose, although this treatment, if prolonged to boiling, will entirely destroy 
the tissues of Rhus Coriaria and most other leaves. 

This fact makes it very difficult to form any idea of the percentage 
of foreign matter in any mixture, because so much of the leaf substance in 
Rhus Coriaria will be destroyed before the cuticles of stronger leaves are 
separated. Workers in this branch of research will soon find other minor 
difficulties which need the greatest care if comparisons made under the 
microscope alone are to be of any use. The different cuticles vary very 
greatly in thickness, the lower cuticles of Rhus Coriaria, Cotinus and Glabra 
being so thin and transparent that it is difficult to see their structure until 
they are dyed ; and the writer found it equally difficult to dye them uniformly 
and to free them from wrinkles under a cover glass. 

In order to get sharp negatives of considerable enlargement, it seems 
necessary to have the slide coloured to some non-actinic shade, so that the 
actinic and visual foci may be the same, and the image formed upon an 
isochromatic plate may be perfectly sharp. For this purpose safranine and 
acid red seem equally suitable, the former being simpler to use because most 
of the cuticles take it quickly an retain it uniformly after they have been 
dehydrated with alcohol and benzene, and mounted in balsam. Even these 
dyes did not prove as good as could be wished for the three very thin cuticles 
already mentioned, and no satisfactory photographic results were obtained 
until dehydrating was given up and glycerine jelly used as a mountant instead 
of Canada balsam. This, of course, gives much less permanent slides than 
balsam, but if well ringed with asphalt black, slides mounted in jelly will 
doubtless last for a considerable time. 

In the case of Colpoon Compressa, Rhus Metopium, Pistacia Lentiscus, 
and the upper cuticle of Rhus Glabra, dyeing is really unnecessary, because 
the cuticles are dense enough and yellow enough to give a very definite 
image, showing the cell walls quite plainly if they be mounted just as they 
come from the neutralising bath after being treated with nitric acid. 

Genuine sumach, consisting of the leaves of Rhus Coriaria, is very 
easy to distinguish from all other vegetable products used as adulterants, 
because both upper and lower cuticles are covered with a dense growth of 
hairs. Those on the upper surface are about 0*005 inches long, tapering all 
the way from the root to the point; the root itself being bulbous, so that 
each hair strongly resembles a badly made hob nail, both in size and shape, 
when seen under an enlargement of 120 diameters. The upper cuticle is much 
stronger than the lower one, and when it is entirely separated from the vein 
structure it shows a well-defined cell structure, so arranged that the base of 
each hair forms the centre of a symmetrical group of 10 or 11, 4, 5 or 6 
sided cells, so that when the hair is absent or quite transparent, the root 
space appears like a large stomata very clearly defined (figs. 2 and 1). 

Stomata proper seldom if ever occur on the upper cuticle. The lower 
cuticle is very thin and transparent and is so difficult to handle that large 
portions are seldom obtained, but like the upper cuticle it is thickly covered 
with hairs, which, in this case, are thinner and longer, varying from 0*015 to 
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1. — RHUS CORIARIA, UPPER. 2. — RHUS OORIARIA, UPPER, DYED. 

X 84. X 84. 



5. — PISTACIA LENTISCUS, UPPER. 6. — PISTACIA LENTI8CUS, LOWER. 

X Si. X-84. 



9. - OAROUBIER, UPPER. 10. — RHUS METOPIUM, UPPER. 

X 84. X 84. 
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3. — RHUS CORIARIA, LOWER. 
X84. 



4. — RHUS CORIARIA, STEM CUTICLE. 
X 84. 



7. — TAMARIX, STEM SUBSTANCE. 
X 42. 



8. — TAMARIX, STEM CUTICLE. 
X 84. 



11, - RHUS METOPIUM, LOWER. 

X 84. 



12. - ARBOUSIER SUBSTANCE AND 
CUTICLE. X 42. 
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OaS in length. Owing to its extreme thinness and transparency, the loner 
cuticle seldom absorbs sufficient dye to affect its colour after it has been 
treated with alcohol and benzene, whilst the lower hairs have sufficient 
substance to absorb a great deal of colour, consequently appearing yery dense 
to transmitted light. For this reason they form a very prominent feature in 
photographs. In spite of the extreme transparency of the cuticle, careful 
inspection will reveal a large number of stomata between the roots of these 
longer hairs, and in addition there are always present some very small club- 
shaped extressences, not more than O'OOl inches in length, which always 
remain nearly transparent. These curious little clubs occur also on the under 
cuticle of Rhus Glabra and Rhus Cotinus, but with these two exceptions 
nothing of the nature of hairs or fibres is to be found on any of the leaves 
of the Rhus family usually known as sumach adulterants. On the other hand 
no sample of Coriaria has yet been found which does not show hairs on both 
sides of the leaf as well as on the stems, the stems being usually covered 
thickly with hairs of every size from O'OOl to 0*03 in. in length. The stem 
cuticle also shows a well-defined cell structure, similar to that of the leaves, 
but it has every cell slightly elongated in the direction of growth, and contains 
numerous clear spaces which may either be a form of stomata or simple root 
holes left by the removal or breakage of hairs (figs. 3 and 4). 

Although the hard substance of the stems is more soluble in nitric 
acid than is the cuticle of the leaves, it is so dense and so much thicker than 
the leaves that longer time is needed to dissolve it entirely, and portions of 
this core are very apt to be mistaken for tamarix stems, unless the sample 
has been properly treated. In pure nitric acid, sp. gr. 1'42, both tamarix and 
coriaria leaf stems are affected at very similar temperatures, if the heat of 
the acid is raised slowly on a water bath. The cuticle in both cases begins 
to separate from the harder core at from 65<> to 70 <^, and is completely 
separated in the time needed to raise a water bath containing a litre up to 
HO^ with a single Bunsen burner. If heating is continued up to 90^ the core 
fibres will all disappear, in both cases leaving the cuticles in large pieces, 
which are very easy to distinguish, for the coriaria is nearly always completely 
covered with hairs, and shows an elongated cell structure and frequent holes. 
The tamarix cuticle, on the contrary, is entirely devoid of hairs, but has an 
elongated cell structure and frequent well-defined stomata (figs. 4 and 8). 

The extreme delicacy of coriaria cuticles has lead previous observers 
to the conclusion that they are more readily affected by hot acid than other 
leaves of the same family, but after repeated experiments on a water bath it 
seems certain that the much stouter cuticles of Pistacia Lentiscus separate 
just as quickly, under similar conditions, but they require five minutes' boiling 
to dissolve them entirely. 

(To be continued.) 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a, Rh. 
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The microscopical examination of sumach adulterants. ^/^^ 2 

By HOWARD PRIESTMAN. ^ 

(Continued.) 1^ O t 

With the leaves at the writer's disposal, the following results were -^ -^ *J 
obtained, each leaf being immersed in pure nitric acid in a test tube, all the 
test tubes standing in a 6 inch water bath containing 750 c. c. of water 
heated by one Bunsen burner. 





Cuticles 


separate at 


Totally dissolved at 
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Ailanthus Glandulosa. 
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Tamarix is worthy of notice because the cuticle separates from the 
core fibres only at 8OO, whilst both core and cuticle are soluble at 900. 

At present there seems to be no definite means of finding out even 
approximately what percentage of adulteration there may be in any mixture, 
the difficulty being greatest in the case of tamarix, because the percentage 
of cuticle to core is infinitely less than is the case in any other sumach 
adulterants. Coriaria stems, it is true, contain core which very strofigly 
resembles tamarix, and as they contain less tannin matter than the coriaria 
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13.- CORIARIA MYRTIFOLIA, UPPER. 
X 84. 



14. - CORIARIA MYRTIFOLIA, LOWER. 

X 84. 



k. 






17.- RHUS COTINUS, UPPER. 
X 84. 



18.— RHUS COTINUS, LOWER. 
X84. 



21. — RHUS GLABRA, UPPER. 
X84. 



22.— RHUS GLABRA, LOWER. 

X 84. 
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15. - COLPOON COMPRESSA, UPPER 
X 84. 



16. - COLPOON COMPRESSA, LOWER. 
X 84. 



19.— AILANTHUS GLANDULOSA, UPPER. 
X84. 



20. - AILANTHUS GLANDULOSA, LOWER. 
X 84. 



23. — VITIS VINIFERA, UPPER. 
X84. 



24. - VITIS VINIFERA, LOWER. 

X 84. 
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leaf, they are themselves undesirable, but the natnre of their tannage naturally 
resembles that effected by the leaves of the same plant, and if the total 
percentage of tannin in a sample is satisfactory, there is no particular 
necessity to ascertain the proportion of each which is present. 

The results of nitric acid preparation and microscopic investigation 
may, therefore, be summarised as under. 

If leaves of Rhus Coriaria are raised to 70<* or 80® in nitric acid, the 
cuticles separate without any manipulation, so that both upper and lower 
may be found floating about separately, or adhering at one or two points. 
Both are almost transparent in this condition, and the lower one is very thin 
indeed, but may be lifted from the test tube on a glass rod and immersed 
in water in a basin, where they may be neutralised by the addition of a drop 
or two of ammonia. Ammonia is very much preferable to carbonate of soda 
solution for this purpose, because no bubbles of gas are given off in the 
process, whereas the presence of acid must free CO 2 if carbonate of soda 
solution is used as a nentraliser, and minute bells of the gas form in and 
under the tissue of the cuticle, in such a way that it is extremely difficult 
to mount a piece of any size free from them, and their presence naturally 
spoils any permanent slide intendet for photographic purposes. As already 
stated, the upper cuticle is comparatively strong, and when it is treated with 
any alkali to neutralise the acid, it turns a deep yellow, which makes a well- 
defined cell structure very easy to see, but the vast number of short hairs 
with club-shaped roots still remain more or less transparent. In order to- make 
these short hairs visible in a photograph the cuticles must be dyed, and as 
they take many colours more readily than the cuticle itself, they become 
very prominent features when seen after dyeing (figs. 1 and 2). 

The lower cuticle is so very thin indeed, that it shows hardly any 
colour or cell structure after both neutralisation and dyeing, but stomata 
are visible in considerable numbers if specimens be examined carefully, and 
beside a vast number of long hairs there are short club-shaped hairs similar 
to those found only on Glabra and Cotinus (fig. 3). 

Pistacia lentiscus may be considered as one of the commonest ingre- 
dients used to adulterate sumach, although it is one of the easiest to detect 
under a microscope. Both upper and lower cuticles are much thicker than 
those of Rhus Coriaria, but they separate readily in pure nitric acid at 65 ^ — 
70** C, and remain undissolved for a few minutes longer than Coriaria if raised 
rapidly to boiling point on the water bath. Both upper and lower cuticles 
are entirely devoid of fibre. Both show very distinct cells, very regularly 
disposed and only slightly distorted or elongated over the veins. The upper 
cuticle seldom, if ever, shows stomata, but in the lower one they are very 
frtquent, occurring as often as nine or ten times in every one- hundredth of 
a square inch (figs. 5 and 6). 

Rhus Metopium strongly resembles Pistacia in the shape of its cells, 
and in the absence of all fibres, but the cuticle is not quite so strong, and 
stomata are common in the upper as well as the under cuticle. The cell 
walls on the upper surface of the leaf are very well defined, and the cells 
are larger thin in Pistacia, but the two may very easily be confused unless 
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the form of the stomata is noticed; the arrangement of both upper and lower 
cuticles in Metopium being entirely different from that of the lower cuticle 
of Pistacia Lentiscus. The cellular structure of the lower cuticle of Metopium 
is not well defined, and the stomata seem always to occupy a single cell space, 
which does not necessarily form the centre of a group of cells as in Pistacia 
(figs. 10 and 11). 

Coriaria myrtifolia has a cell structure which is very easy to distinguish 
on both upper and lower cuticles, the cell walls are well defined and the 
cuticle is easy to separate by warming to 65® or 70** in pure nitric acid. The 
general arrangement of cells resembles that of Pistacia, but there is a curious 
waviness in the well-defined walls, which makes it easy to distinguish (fig* 13). 

The upper cuticle has no stomata, and the cells covering the veins are 
elongated and distorted in a marked manner. 

The lower cuticle also shows very frequent vein markings and between 
them there occur numerous stomata, each forming the centre of a group of 
le»s defined cells, which in turn are surrounded by others with stronger walls. 
Stomata do not accur on the vein markings (fig. 14). 

Rhus glabra is an exception to the general rule that sumach adulterants 
are quickly soluble in boiling nitric acid. Although the lower cuticle is so 
thin as to be invisible to the naked eye, and very difficult to see under the 
microscope, the upper one is extremely strong, and resists the effects of boiling 
nitric acid for quite a long time. It has a well defined cell structure without 
stomata but with frequent vein marks (fig. 21). 

The lower cuticle is very difficult indeed to dye and mount, on account 
of its extremely thin and transparent nature, but as it carries small club- 
shaped hairs and shows very minute stomata, it is the most important ex- 
ception to the general rule and worthy of notice on this account. Its extreme 
transparency makes it very difficult to photograph, and no regular cellular 
structure is visible. When it has been dehydrated in alcohol and benzene 
and mounted in balsam, it was found quite impossible to get any result 
whatever with the camera; but it was found, as in many other cases of 
difficulty, that fairly good negatives could be obtained if the same specimens 
were mounted on slides in glycerine jelly (fig. 22). 

Colpoon compressa separates easily in nitric acid at SO**, the two 
cuticles beipg of nearly equal strengthand density; they are easily handled 
and may be observed and photographed after neutralij^ation, but without dyeing. 

Neither cuticle carries fibre of any kind, but both have many stomata, 
and they only differ from one another in the nature of the cell walls, which 
are less defined in the lower than in the upper cuticle, though they are of 
similar pattern in both (figs. 15 and 16). 

Ailanthus clandulosa like Rhus glabra separate3 easily at 75®, and 
has a very thin lower cuticle, but is not entirely soluble in boiling nitric 
acid; unlike Rhus glabra it has no hairs of any kind upon it, and both 
cuticles show a distinct cell structure (figs. 19 and 20). 

In the upper cuticle the cells have well defined walls of approximately 
the same size as those in other leaves used for the same purpose, but there 
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are no stomata, and the cells which coyer the veins are elongated , and 
distorted to such an extent that they show very distinctly. 

The lower cuticle has similar characteristics but the stomata are 
frequent, and as is often the case with other leaves, the shape of the cell 
walls is less definite, the vein markings being so dark as to be very noticeable. 

Tamarix africana differs from all the other adulterants in that the 
commercial article is composed entirely of small twigs instead of leaves. If, 
however, it is subjected to the same influences as the leaf adulterants of sumach, 
it undergoes even more striking disintegration, for although the cores are so 
much harder than the leaf tissue, they are quickly soluble in hot acid, and if a 
sample in nitric acid be raised slowly in the water bath at about 70^, it will 
be seen that the cuticle begins to separate from the stem proper, and at 
80®~85<* it will be floating loose in the acid. If it is desired to dissolve the 
stem fibres entirely, their density and size make it necessary to keep the test 
tube at this temperature for 5 or 10 minutes, and as the cuticle itself is soluble 
at a little over 90®, it is well to maintain a temperature not over 75®, for a 
longer period rather than to dissolve the core fibres quickly by raising 
all the acid to a point at which the cuticle also will begin to dissolve 
(figs. 7 and 8). 

These facts are equally true of the stems of Rhus Coriaria; the stem 
cores of that plant dissolving at 75® — 80®, whilst the delicate transparent 
stem cuticle with its dense growth of hairs and frequent stomata or holes, 
remains undissolved at 95®. 

The cuticle of Tamarix has a well defined cell structure; each cell 
being elongated in the direction of growth, with not infrequent stomata 
arranged between pairs of ordinary cells. For some reason it is never easy 
to straighten this cuticle on a slide; it is always apt to double on itself and 
to lie in creases, which give an incorrect impression, and as already noticed, 
if it has been raised to a temperature near to the point at which it dissolves, 
it tends to consolidate into gelatinous lumps, which are naturally of no use 
for investigation. As it carries no hairs of any kind on its surface it is easy 
to distinguish from Coriaria stem, where fibres are always to be found, and 
even if this distinction were wanting, there should be no difficulty in 
deciding between the different cuticles simply from the nature ' of their cell 
structure (fig. 8). 

Rhus Cotinus. — With the exception of vine cuticle, that of Rhus 
Cotinus is the most transparent of the cuticles of this group. Both upper 
and lower cuticles are so clear that they show little or no cell structure even 
when dyed, for they absorb so little dye that the transparency is very slightly 
impaired, but the club-shaped hairs which take a small percentage of the dye 
are more easily visible on the upper cuticle after dyeing (fig^». 17 and 18). 

The cuticles are so difficult to handle, or even to see when in the acid, 
that it is almost impossible after boiling them to say which is upper and 
which lower. There is no definite indication of stomata in either of them. 

Vitis vinifera (English vine) requires slower treatment with nitric 
acid to separate the cuticles. If the temperature of the water bath were 
raised at such a speed as to boil in 10 minutes, the leaf substance will not 
dissolve until 80® is reached, and as the cuticles begin to disintegrate at 



Digitized by 



Google 



^Collegium'*, wlsMntehatt1leh.technltche Bellage det Ledermarkt, - Frankfurt a. M. 1906. 195 



85^—90®, they are always very soft and difficult to handle if they are 
separated in this way. On the other hand, if the bath be warmed so slowly 
that 20 to 25 minutes are required to raise it to 60**, the cuticles will be 
found to separate easily, with much less tendency to tear. They will also 
be found stronger if only just sufficient alkali is used to neutralise the acid, 
so that they are not treated with a superfluity of strong alkali. 

The cuticles are both extraordinarily transparent; the upper one only 
showing indistinct cell structure with no stomata, or hairs of any kind, whilst 
there are very large numbers of the stomata on the lower cuticle and 
something resembling short straight pointed fibres, say 0005 in. in length, has 
at times been seen on isolated samples. 

The structure of the veins is very curious. On the under side of the 
leaf they seem to consist of ribs, covered with a kind of fibre, adhering so 
loosely that it may spread over adjacent portions of the leaf, giving the 
whole surface the appearance of being covered by a dense growth of fine 
fibres, although this is not really the case. 

A sample of ground Italian vine leaves, such as are actually used for 
adulteration, give results very similar in every way to English leaves. It is 
difficult to dissolve all the leaf substance without softening the cuticle because 
the nitric acid sets up such violent action as to raise the temperature without 
the aid of a water bath at all. 

The rare samples which can be found free from leaf substance are 
absolutely transparent and difficult to dye. If mounted in balsam or other 
benzine solution they give no result in the camera, and the best results have 
been obtained from temporary slides mounted in water. In this condition 
also the cuticle is transparent, but the difference in thickness between the 
walls and other portions of the cells causes refraction which is more apparent 
with wide angle lenses; the photographs being taken by this method witli a 
very small condenser stop and a Zeiss B. objective giving about 120 enlarge- 
ments (figs. 23 and 24). 

Caroubier, carob tree or locust bean (Ceratonia Siliqua) resembles 
Pistacia lentiscus in many ways. The cells are similar in arrangement and 
size, but appear to have somewhat thicker walls. Both cuticles are strong, 
the lower one containing stomata, but specimens appear very seldom after 
boiling, and it is probable that much of the lower cuticle is without stomata. 

Neutralisation with ammonia leaves the cuticle of a definite yellow 
colour, and there is no need to dye it prior to photographing (fig. 9). 

Unless there is some chemical colour test which will differentiate bet- 
ween these leaves and those of Pistacia Lentiscus, it would be impossible to 
swear that a given sample contains either one or the other for certain. 

Arboimer, Arbutus unedo, is a plant of the heath tribe, more nearly 
resembling Tamarix africana than any other specimen hitherto examined. 
Samples submitted contain a great deal of stem substance soluble only at 
about 90 • in 20 minutes, the cuticle of which is so like tamarix cuticle in 
the arrangement of the cells and the stomata, that great care must always be 
necessary when dealing with either of these adulterants, for it is the. writer's 
opmion that the microscope alone can never tell for certain which is which 
(fig. 12, taken with 1 in. lens). 
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Note. — All the photographs used as illustrations to this paper were 
taken with a Zeiss B. lens. 

DISCUSSION. 

Prof. H. R. Procter mentioned Ehits cotinus and Jihus copalina as 
American sumachs, used in the United States for tanning purposes. Tamerisk 
was collected in Africa and used for adulteration. It was imposible to detect 
dried exhausted sumach microscopically, but this was of small consequence if 
sufficient tannin were present. Pistacio had been tried as a sumach substitute, 
and in some cases was a useful material, but the tannin was different in 
character from that of the true sumach. Some other adulterants spoiled the 
colour of leather. Colpoon compressum was not an adulterant, but a sumach 
substitute, and in many respects resembled pistacio. It waa used in South 
Africa, especially in Cape Town. 

Mr. F. W. Branson asked if nitric acid of slightly lower specific gravity 
had been used where the stronger acid destroyed the cuticle. 

Mr. G. W. Slatter asked if siliceous matter, absorbed by the plant from 
the soil was the cause of the resistance of the cuticle to nitric acid, or if 
this could be attributed to something else. Perhaps the shape of cells, which 
he thought were different in some of the specimens, might be a useful means 
of identification. 

Dr. Smith said the cuticle might be chemically a much more indefinite 
substance than starch or dextrin. The resistance must be due to the cellulose 
wall becoming impregnated and converted into cutine. Cutine was remarkable 
in giving no tests. He asked why many of the substances could not be 
identified with low powers as in seed testing. If small tests were made, could 
not impurities be thrown out and analysed? With regard to whole Rhus, 
which were covered with hairs, some could be detected by the low powers 
uf the microscope, but others would perhaps require treatment. 

Mr. Howard Priestman said Rhus coriaria carried abundance of hiiirs. 
No other plant had hairs at all like it. The cell structure of the cuticle was 
the only visible part when undyed. After practice, the upper cuticle of Rhus 
coriaria was easily detected, though, several adulterants were difficult to 
identify with certainty. The apparatus used for taking the micro-photographs 
consisted of a simple box camera and taper bellows. Light was best supplied 
from an ordinary incandescent burner and passed through a bull's eye and 
sub-stage condenser. The initial difficulty was in getting good definition, 
especially with ordinary plates. If red dye and isochromatic plates were used 
tlie focus was easily obtained. 

Prof. H. R. Procter explained that the ordinary nitric acid of sp. gr. 
1*42 was used. Siliceous matter was a possible cause of the resistance of 
the cuticle to nitric acid, but other substances such as waxy matters, contained 
in many plants of the evergreen class, also tended to similar results. The 
shape of stomata and cells and special arrangement of the latter had been 
noticed in the work. Samples when received in this country were usually 
very finely ground, and this prevented the use of low power objectives for 
separating the various constituents. 

Honorary Editor, Ehreu-Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a, Rh. 
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Elected as GewUhU zu MUu eotmn^e 

Members; ordenUichen Mitgliedem: Membres effeetifsg 

Mr. A. A, Claflinf chemist to the Arery Chemical Co., lAttleton^ Mass. 
(U. S. A.) proposed by (vorgeschlagen durch; propose par) Fritz H, 
SmaU, H, C. Reed, J. G. Parker, 

Mr. H. T. Wils^Hf chemist to the Buena Vista Extrakt CompaDy, Buevui 
Fista, Va. (U. S. A.) proposed by (yorgeechlageo durch ; propose par) 
Fritz H. Small, H. C. Reed, J. G, Parker, 

LONDON, June 1906. Dr. J. G^prdon JParker^ 

Hon. Oen. Seer. 



Zur nttherea Kenntnis eimger ^^ Blum e^^ jebeniler Gerbstoffe, 

Zweite Mitteilung. / 

AtrS DBM LABORATORIDM DES LEATHER ISDU8TRIES DEPARTMEJJJ J 

DER UNIVERSITlT, LEEDS. ^/ ij't . ^ J ^ 

Von Dr. M. NIERENSTEIN. | ^ ^' 

Die Algarobilla (Caesalpinia brevifolia) so auch der Diyi-Diri 
(C. coriaria) enthalten ca. 40— 450/o zur Pyrogallolreihe gehSrender Gerbstoffe,*) 
die bei vefhinderter Fermentation ein belles, im Schnitte blanliches Leder 
geben. Es war daher yon grossem Interesse neben den, in meiner letzten 
Mitteilung anfgerollten Fragen auch auf diese Erscheinnngen n&her einzugehen 
nnd wom5glich das blaufftrbende Prinzip zu identifizieren. 

H. R. P r c t e r^) weist auf die nahe Verwandtschaft dieser Gerbstoffe mit 
dem B 1 a u h o I z (C. campechianum) hin und yermutet ganz richtig, dass wir 
6s hier mit Erscheinnngen, die dem Hftmatoxilin, respektive dessen Deriyaten 
•igen eind, sn ton haben. 

M Vergl. H. R. Procter. The' Prlnelples of leather maaaf. pf ■ 286 und aach yon 
Schroeder, Oerbereichemie pg. 603. 
■) H. R. Procter, ib. lb. 
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Dieser botanische Hinweis erklftrt beilftaf ig nur den Einflnss der GfthniDg, 
da bekanntlich auch das Blauhoiz, bei zuweit gehender Fermentation branne 
Prodakte liefert, die den Fftrbeeffekt sehr beeintrachtigen.^) Dagegen fand 
A. G. Perkin,^) so auch ich, dass das tinktorelle VermSgen der Algarobilla 
anf gebeizter BaumwoUe der £llag88,are zakommt. Es ist aber auch nicht 
ausgeschlossen, dass der die Gerbstoffe begleitende Farbstoff der Flavonreihe 
angeh5re. Es fallen nftmlich die Ausf ftrbungen auf Aluminium ftir. EUagsfture 
zu gelb aus. 

Beim Arbeiten mit Galluss&uremethyl-Ester konnte ich folgende, yielleicht 
die beste Aufklftrung, was die Blaufflrbung anbetrifft, gebende Beobachtung 
machen, yersetzt man nftmlich Gal lussftu rem ethyl-Ester mit einem 
Uberschuss von Ralkmilch so tritt ein tiefes Blau, das beim Schfltteln mit 
Lufty unter Bildung .eines farblosen Kalksalzes verschwindet, auf. 

Es handelt sich hier wahrscheinlich um die Bildung einer cOrulignon- 
artigen*) Verbindung, deren naheres Studium ich mir einstweilen reserviere. 
Da, wie aus dem Nachfolgenden ersichtlich ist. die Algarobilla GallussHure- 
methyl-Ester enthftlt, so wird sich wahrscheinlich das blaue Kalksalz im 
Innern der Haut, wo es vor Ozydation geschHtzt ist, ablagem und wftre 
hiermit die Frage angehend erschSpft. 

Ezperimenteller Teil. 
Da es zu erwarten war, dass der St&rkegehait der Bohnen die Unter- 
suchung erschweren wird, so wurden diese ausgesucht und 145 g Algarobilla- 
schoten mit 4 Liter Wasser heiss extrahiert und sich selbst ftlr 3 Tage flber- 
lassen. Es schieden sich hierbei ca. 20 g roher tiefrotgefttrbter Ellagsflure 
aus. Die rohe Ellagsfture wurde, behufs Entfernung des sie begleitenden roten 
Farbstoffes ftir Iftngere Zeit mit Alkohol gekocht. Aus der alkoholischen 
L5sung schied sich die teilweise in LQsung gegangene EllagsHnre aus. Das 
Filtrat wurde stark eingeengt, woraus sich ein krystallinisches Produkt ab- 
schied. Dieses wurde der Kalischmelze bei 185** unterworfen und ergab 
Phloroglucin (Fichteuspanreaktion und Rotfftrbung mit Vanillin und Salz- 
s&ure) und Gallussfture (Schmp. 234^ und H2S04 beim Erhitzen mit cone, 
tiefes Rot, Bildung von Ruf f igallussfture). Die EUagsfture wurde in einem 
grossen Uberschuss von Essigs&ureanhydrid acetyliert und das Acetylderiyat 
aus Essigsftureanhydrid umkrystallisiert. Schmelzpunkt 311—13. 
Die Verbrennung ergab Tetraacetylellagsfture. 

0.2074 g Substanz gaben 0.4291 g CO2 und 0.0461 g HO2 
Ber. fttr C««Hi60i2 Gefunden 

C = 56.170/0 C =: 56.040/0 

H = 2.970/0 H = 3.310/0 

Die durch Verseifung zurlickgewonnene EUagsfture gab die Griess- 
mayersche Reaktion. 

Das wftssrige Filtrat der EUagsfture wurde eingeengt, filtriert und mit 
30 g Bleiacetat versetzt, die LSsung war noch schwach rot gefftrbt, so dass 



*) H. Rupe. Die Chemie der nattkrlicben Farbstoffe pg. 106. 
*) A. 6. Perkin. Jour, of Chem. Soc. 1897, 1131. 
*) Vergl. Liebermaun, Axmalen 169, 231. 
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die Farbstoffe grob yon den Gerbstoffen getrennt waren. Das Bleisalz Uber 
Calico filtriert, sorgfftltig mit kochendem Wasser gewaschen und mit verd. 
H8S04 1/2 Stnnde gekocht. Das Filtrat hierauf mit Aether extrahiert nnd der 
Aether abgedampft, der Rllckstand mit heissem Wasser aufgenommen und 
filtriert. Die wftssrige L^sung mit Natriumbicarbonat behandelt nnd in die 
SodalSsnng Kohlensftnre 2 Stunden lang eingeleitet nnd hieranf mit Aether 
extrahiert. Nach dem Abdestillieren des Aethers wurden ans Wasser kleine 
Ejystalle erhalten, die nach 3—4 maligem Umkrystallisieren nnd Kochen mit 
Thierkohle bei 189 — 90® schmolzen, mit Eisenchlorid ein tiefes Blau gaben, 
die oben beschriebene Kalkwasserreaktion zeigten und sich alsGallnssftnre- 
methyl-Ester erwiesen. Ausbente 0.5 g. 

0.1670 g Snbstanzen gaben 0.3264 g CO2 0.0708 g HfiO 
Ber. fOr CsHsOa gef unden 

C = 55.16 0/0 C = 55.410/0 

H = 4.590/0 H = 4.710/0 

Methoxyl-Bestimmnng. 

0.1050 g Substanz gaben 0.1256 g Ag I 
Ber. fllr eine CHs-Gmppe gefunden 

8.110/0 7.920/0 

Hieranf wurden noch 0.2 g des Gallussfturemethyl- Esters in 10 cm^ 
Alkohol gelOst nnd mit 7 cm* einer 1/2^/0 alkoholischen Kalilauge am Rlick- 
flussktihler 2 Stunden lang gekocht. Der Alkohol wurde mit Wasserdampf 
fiberdestilliert, die LOsnng nach dem Abktihlen mit verd. H« SO4 neutralisiert 
nnd mit Aether ansgeschUttelt. Nach dem Verdunsten des Aethers wnrde der 
BUckstand in Wasser aufgenommen mit einer Natriumbicarbonatl(5snng be- 
handelt und mit Aether extrahiert. Die wSssrige LSsung mit yerd. H2SO4 
neutralisiert und mit Aether behandelt. Der fttherische Btickstand ergab aus 
Wasser Nadeln, die bei 237—380 sehmolzen und sich als Gallussfture erwiesen. 
0.1098 g Substanz gaben 0.2035 g C0« und 0.0301 g HiO 
Ber.filr CtHgOs Gefunden 

= 49.350/0 C = 49.520/0 

H== 3.530/0 H= 3.81 0/0 

Die SodalSsung, aus der durch Aether^xtraction der Gallussauremethyl- 
Ester gewonnen wurde ergab nach der Neutralisation mit H2 SO* und Behandeln 
in bekannter Weise aus Wasser Gallussfture. Nadeln, die bei 238—400 
sehmolzen, mit Eisenchlorid blau, mit KCN rot und beim Erhitzen mit cone, 
HsS04 auf 1400 Buffigalluesfiure gaben. 

0.1792 g Substanz gaben 0.3262 g, C0« und 0.0432 g H2O 
Ber. Mr C7 He 05 Gefunden 

= 49.350/0 = 49.630/0 

H= 3.530/0 H= 3.620/0 

Nachdem durch mehrmaliges Ausschtitteln mit Ather die Gallussfture 
entfemt war, wurde die wftssrige LOsung mit Efcsigfttheri) sotgfftltig extrahiert 
nnd nach dem Verdunsten des Essigftthers mit Wasser aufgenommen. Die 



Tergl. LOwe, Kresenius Zeitschrlft fflr analyt. Ohemle 12, 128. 
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sieh abscheidende Ellagsfture abflltriert nnd die LOsnng mit Bleiacetat Tersetzt; 
das Bleisalz wnrde kalt mit T«rd1innter HfiS04 behandelt nnd mit Efisigflther 
extrahiert. Kach dem Verdansten des Ldflangsmittels blieb eine glasige Masse i) 
zarflck, die bei 217 — 21^ schmols. Es war zn vermnten, dass es das Tannin- 
glncosid bei. Es warden daher 0.6 g des Glncosides in 400 cm' Wasse- 
gel^flt und mit 10 em* rerd. HtS04 am Rtickflnsskl&hler gekocht. Hieranf mit 
NatOOs behandelt und in die SodalOsnng 4 Stnnden lang Eohlensrftnre ein- 
geleitet. Die mit Aether sorgfftltrg behandelte LSsnng mit HfiS04 angesftnert 
vnd mit Aether ansgezogen. Nach dem Verdmisten des Aethers erhftlt man 
Gallassanre. (Schmpkt. 237 — 9*, so auch alle bisher erwUhnten Farben- 
reaktionen.) Dass das Tannin bei der Verseifnng in GallnssSnre zerf alien 
wftrde war za erwaften.*} 

Um die Zackerart nachzaweisen wurde die sanere, wftssrige LQsnng 
mit Barinmcarbonat nentralisiert und nach starkem Einengen mit Natriumacetat 
und Phenylhydrazin yersetzt. Die sich abscheidenden Krystalle wurden durch 
Waschen mit Aceton und Qfteres Umkrystallisieren aus Alkohol gereinigt. 
Sie gaben kleine, glinzende, aehwaeh gelbiicli gefftrbte Krystalle die um 
202—3 <* schmolzen iiDd sich als Dextraosazon erwieeen. Es ware also 
der Tfaubenzucker*} diejenige Zuckerart, die das Tanninglucosid bildet. 
Um aoch das Tannin sicher festziistellen wurden ca. 0i3 g nack Trimble 
aoetyiiert und eia Produkt das bei 127 o schmolz erhalten. £in Gemiseh des 
Acetylderivates mit dem Trimble'schen PentaacetyH) schmolz bei 119®. Es 
war biermit dec Nachweis, da auch die Eiaeachloridreaktion und Gelatine- 
fftllung nicht ansblieben, fUr Tannin geftihrt 

G^rbversuehe mit Myrobalanen^), in denen Gallusafturemetbyl- Ester 
nicht nachweisbar war, bei Anwesenheit von 3 g dee Esters ergaben wfthrend 
der Gkrbnng einea schwaehen Stieh ins Elan, doch verechwand diese F&rbong. 

Um Zeit zu ersparen wurden die Versuche in rotierenden Gef^teeen 
ausgefUhrt, wobei wahrscheinlioh das Kalkaalz ozydiert wsrda Wie mir ein 
praktischer Gerber mitteilt tritt die Blaufftrbung bei Fassgerbmig (rotierende 
Gerbung) nicht aul 

Die Arbeit ttber „Blnme'' gebende Gerbstoffe wird fortgesetzt. 



I. A. L. T. C. - I. V. L. I. C. - A. 1. C. I. C. 

Versammlung der Deutschen Sektion des I. V. L. I. C. 
am 26. April 1905 zu Frankfurt am Main. 

Anwesend: 
a. Ordentliche Mitglieder: H. Becker, P. Kauschke, G. Klenk, Th. 
K5rner, J. Paessler, M. Philip, K. Schorlemmer, H. Schulz, H. Wislicenns. 

*) Vergl. A. G. Perkio. Jour. Chem. Soc 1897. 1135. 

') Pelouze, Annalen 10. 159. 

■) Vergl. A. Strecker, Annalen 81, 248, 250. 

*) Vergl. H. Trimble, The Tanning vol I pg. 87. 

*) Vergl. M. Nierenstein, Collagixim N& 140, pg. 81 
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b. Ansserordentliches Mitglied: A. Hngendnbel. 

c. Gftste: Herr Commerzienrat Dr. Moller-Brackwede, Herr Erich 
Mliller-Benrath, Herr Dr. Ludolf Scbmi tz-Mttlheim Ruhr-Broich, Herr 
Dr. M, Wegner-Frankfurt a. M., Herr Wo rmser- Frankfurt a. M. 

Der Vize-Prftsident, Herr Dr. Paessler, erSffnet gegen 10 Uhr 
die Versammliing und gedenkt znoUcbst mit beredten Worten des groesdn 
Verlnstee, d©n der I. V. L. I. C. mid besonders die Deutsebe Sektion durcb das 
Hinscheidfeii des Herrn Franz Kathreiner erlitten habe und bat die An- 
wesendetn sich an £brea des Verscbiedenen you ihren Sitzeo eriieben zu woUen. 
Dies geschab. 

Pnnkt 1 der Tagesordnung: Geschaf tliches. Dnrch das 
Ableben des Herrn Kathreiner war eine Neiiwahl des Prftsidenten erforderlich 
geworden. Da mehrere Herren filr dieses Amt in Vorschlag gebracht wnrden, 
totschloss man sich ftir eine geheime Wahl vermittels Stimmzettel. Aus der- 
selben gingen hervor : Dr. HeinrichBecker- Frankfurt a. M. als Brdsident 
der Deutschen Sektion, Dr. Johannes Pa essler- Freiberg i. S. als Vize~ 
Brdsident und korrespondierender SchriftfUhrer der Deutschen 
Sektion. Beide Herren nahmen die auf sie gefallene Wahl dankend an* 
Dr. Becker tlbernahm sodann den Vorsitz in der Versammlung. 

Punkt 2 der Tagesordnung: Vorlage des Statuten-Entwurfes ftir 
die Deutsche Sektion. Die Besprechung dieses Punktes wird fur den Nach- 
mittag zurUckgestellt. 

Punkt 3 der Tagesordnung: Hautpulverfrage. Ueber diesen Punkt 
entspinnt sich eine lebhafte Debatte zwischen den Herren Prof. Wislicenus 
und Dr. P a e s s 1 e r und zwar speeiell uber den von Prof. Wislicenus in 
Vorschlag gebrachten Hautpulver - Ersatz, die „gewaehsene Tonerde**, 
und fiber die von beiden Herren fiber denselben Gegenstand seither verSffent- 
lichten Abhandlungen. In diese Debatte griffen ausser dem Vorsitzenden 
noch ein die Herren: Prof. Philip, Dr, Kdrner, Dr. Klenk und 
Schorlemmer. Aus der grtindlichen Aussprache konnte man die Ueber- 
zeugung gewinnen, dase die mit „gewachsener Tonerde* seiner Zeit von 
Prof. Wislicenus einerseits und von der Deutschen Versuchs-Anstalt 
ftir Lederindustrie andererseits ausgeflihrten Vergleichsanalyseo zum 
grossen Telle gute Uebereinstimmung aeigten (18 Analysen) und nur zum 
kleineren Teile allzu weit auseinander gehen (5 Analysen), dass aber die er- 
haheiien ResuUate sehr dazu ermutigten, die „gewachsene Tonerde* auf ihre 
Verwendbarkeit als Ersatz ftir Haiitpulver grUndlichst zu prtifen und ihre 
Eigenschaften eiogehend zu s^izdieren. 

Weiter die Hautpulverfrage angehend, teilte Herr Schorlemmer 
mit, dass Herr Kathreiner diesen Punkt besonders deshalb auf die Tages- 
ordnung gesetzt babe, weit er in den letzten Monaten sowohl aus Dentschland 
als anch besonders aus England Klagen erhalten babe fiber das von Mehner & 
Stransky in Freiberg in Ss. in der letzten Zeit gelieferte Hautpulver, mit 
welcfaem bei der Analyse niedrigere Gerbstoffgehalte sich ergeben wfirden, 
wie mit Hautpulver aus frttberer Zeit. Prof. Philip schloss sich diesen Klagen 
an und ftihrte aus, dass Mehner & Stransky stets nur geringe QuantitHten von 



Digitized by 



Google 



202 „C«ltofl«iii**, wltMnMhaffttleh-tMlinlMlM MteH ^M UtfOTniaritt, - Fruktart a. M. I80i. 

Hantpnlyer anfertigten und dadurch nicht in der Lage wftren, wenn anch nnr 
anf kurze Zeit, ein gleichmftssiges Produkt zn liefern. Das in der letzten Zeit 
von Freiberg erhaltene Hantpnlyer enthalte anch eine grGssere S&nremenge 
wie frtlher. Dr. Paessler sprach dartiber) daas ein gewisser Sftnregehalt 
notwecdig w&re, besonders fUr Bisulfiteztrakte, und dass man in Freiberg seit 
einiger Zeit Milchsftnre znm Ansfluern des Hantpnlvers yerwende, da man ge- 
fnnden habe, dass Essigsftnre, die man frtlher yerwendet habe, beim Anf- 
bewabren des Hantpnlvers verdnnste. Er besprach die Fabrikation des Hant- 
pnlvers nnd die Vorbereitnng der Hftnte, die von der Versnchsanstalt ansgefiihrt 
wird. Herr Dr. Becker gab der Meinnng Ansdrnck, dass man die Firma 
Mehner & Stransky veranlassen solle, grosse Partien von Hantpnlyer anf 
Vorrat herznstellen, nnd dass dnrcli die Deutsche Versnchsanstalt fUr Leder- 
industrie eine Kontrolle tiber das jeweils fertig gestellte Hantpnlyer ansgeflbt 
werden mochte. Dann sprach Herr Dr. K(5rner zn diesem Punkte. Es wurde 
der Antrag gestellt eine Kommission, bestehend ans den Herren Klenky 
Paessler nnd Philip zu wUhlen, die sich mit der Hantpulverf rage eingehend 
befassen solle. Prof. Philip wiinscht aber einen Ausweg ftir sofort. Dr. 
Becker bittet darum, dass man eine KontroUstation einfiihren m5chte nnd 
ersncht Herrn Dr. Paessler diese Kontrolle Ubernehmen zu woUen. Jede 
gr5ssere Partie Hantpnlyer solle nntersucht, alsdann yerschlossen und mit 
einer Kontrollmarke nnd Nummer versehen werden. Das Analysenergebnis 
solle nnter genauer Bezeichnung der Nummer im Collegium bekannt gegeben 
werden. Ohne die jeweilige Eontrollnnmmer dtirfte alsdann kein Hantpnlyer zum 
Versand gelangen. Die KontroUstation solle sich nnr anf die Prilfnng grosser 
Durchschnittspartien einlassen, woduroh Mehner & Stransky gezwungen wtirdeD, 
anf grSssere Vorrttte hinznarbeiten. Gehen Mehner & Stransky hierauf nicht 
ein, so erwachse den Analytikern ^iie Pficht, einen anderen Lieferanten flir 
Hantpnlyer oder eine andere Analysenmethode ausfindig zu machen. Herr 
Dr. Paessler erkl&rt sich bereit die Kontrolle Ubernehmen zu wollen nnd 
vorerst wenigstens an die Mitglieder der Deutschen Sektion das Hantpnlyer 
in der yon Herrn Dr. Becker angedeuteten Weise zum Versand bringen 
zu lassen. 

Ferner wurde beschlossen eine Beihe yon Analysen anszufiihren mit 
der ^gewachsenen Tonerde^ nnd mit Casein) die gleichzeitig mit der officiellen 
Methode ansgefiihrt werden sollen, um die erhaltenen Resnltate yergleichen 
zu kOnnen und einen Uberblick darUber zu erhalten, wie weit sich die 
betreffenden Materialien als Hantpulverersatz eignen. Herr A. Hngendubel 
und Herr Dr. K 1 e n k (ibernahmen es, f tir die n(5tigen Extrakte zu sorgen ; 
Herr Prof. Wislicenus versprach, sich mit der Firma E. M e r c k - Darmstadt 
ins Benehmen setzen zu wollen zwecks Erlangung des geeigneten Tonerde- 
Materiales. Neun Herren haben sich bereit erklftrt diese Vergleichsanalysen 
in ihrem Laboratorium auszuflihren. 

Punkt 4 der Tagesordnung: Kerzenfiltration. Prof. Philip trat 
dafiir ein, dass eine bestimmte GrSsse der Kerzenfilter yorgeschrieben werden 
m5chte, und dass das „UnlOsliche" in Gerbstoffextrakten direkt durch Ein- 
dampfen yon je 50 ccm unfiltrierter and f iltrierter BrUhe, d. h. aus der Differenz 
beider Bestimmungen ermittelt werde. Hierzu ftussern sich Dr. Paessler 
und Herr Erich Mtiller. 
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Dr. K(5rner bringt bei dieser Gelegenheit den schon frtlher von ihm 
and anderen gemachten'Vorschlag die KlUrung der Gerbstojfidsungen 
mittelst der Centrifuge'^) zu bewirken Dochmals zar Sprache. Redner 
erkennt an, dass das Kerzenfilter gegen das Papierfilter einen Fortschritt 
bedeute, befiirchtet aber, dass diese schwierige Frage damit noch nicht end- 
gliltig gel5st ist. Denn auch in diesem Falle findet ebenso wie mit Papier, 
Kaolin etc. die Ginwirknng eines KOrpers mit grosser Oberflftche anf die 
Gerbstof fe statt, die unvermeidlich mit Verlusten verknUpft ist. Auf der Tnriner 
Versammlung ist gegen die Centrifngalmethode eingewendet worden sie sei 
gefi&hrlich nnd die LQsongen wUrden doch nicht ySllig klar. Letzteres ist 
allerdings richtig. Zunftcbst kommt es aber in erster Linie darauf an, dass 
konstante Beaultate erhalten werden iind dies ist bei der Centrifugenmethode 
eher zu erreichen, da wenigstens die unsicberen Oberflftchenwirknngen dabei 
aosgeschlossen bleiben. Sollte aber wirklich der Fehler damit yerbunden sein, 
dass zuviel gefnnden wird, so ist dieser nach Ansicht des Vortragenden geringer 
als der entgegengesetzte dorch Verluste bei der Filtration yerursachte. Ansser- 
dem ist es nicbt unwahrscheinlich , dass die feinsten nltramikroskopischen 
Teilchen, welche die Opalescenz der Ldsongen yerarsacheo, durchaus nicbt 
fflr den Gerbprozess ydUig yerloren sind. Anch Procter hat eine fthnliche 
Ansicht ansgeaprocben. Ferner Iftsst sicb durch optische Methoden (Polarisations- 
apparate, Ultramikroskop) erweisen, dass auch die klaren Gerbstoffldsnngen 
keine wahren Ldsongen, sondern Sospensionen sind. Die Geffthrlichkeit nnd 
Umstftndlichkeit des Verfahrens ist sehr herabgemindert darch eine yom Vor- 
tragenden neu konstruierte and ktirzlich (Chemiker-Zeitong 1905, No. 11, 
S. 123) beschriebene Centrifuge, welche sich yor den friiheren Konstruktionen 
auszeicbnet dorch grSsseren Fassungsraum, hdhere Tourenzahl und selbsttfttige 
Entleerung. Dieselbe wurde yon dem Vortragenden demonstriert. 

Dr. Becker bemerkt, dass er der Anwendung einer Centrifuge zur 
Klftrung der GerbstofflOsungen sehr sympathisch gegeniiberstehe. Professor 
Wislicenus erwfthnt, dass er seiner Zeit etwa 50 Materialien in Bezag 
aaf ihre F&higkeit Gerbstoffe zu adsorbieren geprUft babe und gefunden babe, 
dass alle mehr oder weniger Gerbstoffe adsorbieren. Er spricht sich eben- 
falls giinstig f iir die Centrifuge aus. Im selben Sinne spricht Dr. K 1 e n k. 
Prof. Philip kommt nochmals auf seinen Vorschlag betref fend Bestimmung 
des Unldslichen zu sprechen und stellt folgenden Antrag: „Die Menge der 
onlGslichen Stoffe ist zu bestimmen, indem einerseits 50 ccm der unfiltrierten, 
gut gemiscbten LQsung und andererseits 50 ccm des klaren Filtrates ein- 
gedampft, getrocknet und gewogen werden. Die Differenz beider Bestimmungen 
entspricht dem Unl5slichen. Wenn infolge der Gegenwart grober, nicht 
gleichmilssig in der FlUssigkeit yerteilbfirer Bestandteile sich eine richtige 
Durcbschnittsprobe yon 50 ccm nicht abpipettieren Iftsst, so ist die Menge 
des UnlQslicben aus der Differenz der tibrigen Bestandteile yon 1<X) zu be- 
rechoen.^ Dieser Antrag wird den Mitgliedern der D. S. zur 
Beachtung und Danachhandlung empfohlen. Herr Dr. Paessler 
empfiehlt noch grtlndlichstes Waschen der Kerzen nach jedem Gebrauche und 
da, wo die Kerzen tilglich gebraucht werden, (5 f teres Auswaschen mit yerdiinnter 
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Salzsaar«, was mau alle 8 bU 14 Tage eiDmal naafilhren solle. £r hat mit 
dem Kerzenf liter gute Erfahmogen gemaebt, nor bei Fichtenextrakt hat dasselbe 
im Stiche gelassen, da masste wieder zam Filtrierpapier zurttckgegriffen werden. 

Punkt 5 derTagesordnnngrTrocknenderRttckstflnde. Dr. PaesHler 
spricht fiber die yerschied^en Trocknnngsmethoden und beriehtet tlber Reenltate 
die in der Detitschen Versnichsanstalt mit den yerschiedenen Trockezxscbrftnkea 
erzielt worden waren. Die Versnche waren ausgeffihrt worden: 1. mit dem 
Vakuum-Ofen (bei 60 bis 70® C), 2. mit dem M{JsHDger'schen Trackenschranke 
(Teroperatur etwa 9b^ C), 3. mit dem Glycerin - Trockenschrank (Temperatur 
etwa 1(^* C). VVasserbestimmnngen in Extrakten, ausgeflihrt in den 3 
yerschiedenen Trockenschrttnken, batten stets das Resaltat, dass der Vaknnm- 
schrank den niedrigsten, der Glycerintroekenschrank den b<)chsten Wasser- 
gehalt ergab. Die Zahlen, die mit dem M5slinger'8cben Trockenschranke erzielt 
wurden, lagen stets in der Mitte. Dr. Paessler bat, dass man genaite Normen 
festsetzen mOge, damit man der Konferenz in Frag mit geeigneten Vorschlftgen 
kommen k<$nnte. An der folgenden Disknssion beteiligten sich die Herren 
Becker, Philip und VVislicenus. Herr Erich MUller spraeh sich 
dahin axis, dass die D. S. ihren Mitgiiedem die Benntzung enies beetimmten 
Trockenschrankes vorsehreiben mochte, nm jede Differenz zti yermeiden, da 
aus den von Herrn Dr. Paessler mitgeteilten Zahlen znr Qenfige hervor- 
gehe, dass das Znlassen dreier verschiedener Trocknungsmethoden die Resnltate 
der yerschiedenen Laboratorien nntereinander nur ungflnstig beeinflasse. Herr 
Dr. Klenk tritt entschieden fftr den MOslinger'schen Trockenschrank ein und 
Herr Dr. Becker stellt den Antrag: den M(5slinger 'schen Trocken- 
schrank ffir die Mitglieder der Dentschen Sektion obligatorisch 
zu machen. Dieser Antrag wird yon Dr. Rlenk nntersttttzt nnd ein- 
stimmig angenommmen. 

Hierauf machte Dr. Kdrner einige Mitteilungeu fiber dte JFort^ 
schritte seiner Untersuehung auf dem Gebiete der ffege%abiU9chen 
Gerbstoffe.^) Er hat bei seinen Arbeiten znnftchst mehr praktische ala rein 
wissenschaftliche Zwecke im Ange, nftmlich Methoden zmr Unterscheidnng und 
Klassifizierung der Gerbstoffe zu gewinnen. Neuerdings hat er gemeinsam 
mit dem Assistenten Dr. Sauer den Gerbstoff der Fichtenrinde einer nftb«reii 
Untersuchung unterzogen, dessen Heindarstellung schon yor lAngerer Zeit yon 
B^ttinger versucht worden ist. Der genannte Forscher stellte erst die Acetyl- 
yerbindung dar und verseifte dann dieselbe mit Wasser unter Dmck. Da e« 
zweifelhaft erschien, ob bei der bekannten grossen Zersetzbarkeit der Gerb- 
stoffe auf diesem Wege wirklich ein unzersetztes Produkt zu erhalton ist, so 
versuchte der Vortragende nur durch Anwendung yon Lftsungsmitteln, nAmlich 
Aceton und Alkohol und weitgehende Zerlegung in einzelne Fraktionen zu 
ein em einheitlichen Produkte zu gelangen. Ea wurde schliesslieh ein auf 
diesem Wfege nicht weiter zerlegbares rein weisses Pulyer erbalten, welches 
bei der Elementaranalyse hohere Zahlen ergab als die von BOtiinger ange- 
gebenen. 
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I. A. LT. C. -^ I. V. LI. C. - A. I. C. I. C. 

Vfirsamfi}|yii§ der Dentsofaan SeUkn d«s I. V. L. I. G. 
am 26. April 1905 zu Frankfurt am Main. 

(Schluss.) 
Da^selbe war nicht sehr befttftndig und fflrbte sich b«i d^r EiawirlniDg 
von hait and Liebt sehr bald gelblieb, wena ancb bai waitem nkhtso FMob- 
als a. B. der Quabrachogerbstoff. Da die DarstaUuiig einhaitlicbear Prodakta 
auf dieaem Wege aine filr praktieeh analytiscbe Zwecke vial su umatAndlicbe 
Operation isty do wird sie der Yortragande zanAcbst nieht welter fortseteen. 
Es bat eiah ergeben, dass die Aoetylverbitidungen und die CondansatiaQsprodnkte 
mit Fonoaldahyd bedeutand laichter d&rzustellen und zu cbaraktariBlaren siod. ' 
Die eretarea laasen sich naeh der Liebarmann'achan Eeaktioii mit Eaaigs^re* 
aubydrid and Natriumacatat laicht gawinnen. Sie sind in den bia jatzt uater- 
suchten FflUen in Wassar unl&slich, in Aceton sehr leicbt l^slieh, in kochendam 
Alkobol laiebt 19 kaltem aehwar Idslicb. Von dan ursprlinglicban Gerbsteffeii 
anteraeheiden ale aich noch dadureh, dase sie ainaii Schmelapunkt haben, der 
aJlardings nicht aabr acharf ist, aber bei den einzelneu Gerbstoffen ^iemliab 
weit anselnander liegt. Charakteristisch flir diese Acetylverbindungan iat auaaar 
ihrar elementaren Zusammensetzung besonders ihr Acetylgehalt, Zur Enhittelung 
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desselben ist die alkalische VerseifoDg nicht geeignet, sehr gut dagegen die 
Yon Wenzel angegebene mit starker Schwefelsttare. Einen ssnm Abdeetillieren 
der abgeispaltenen Essigstture dienenden Apparat; der wesentlich einfacher ist 
als der Wenzersche, zeigt der Vbrtragende vor. Die Einzelheiten sollen der 
ausfUhrlichen Publikation yorbehalten bleiben. 

Weiter macht derselbe Redner einige Mitteilungen Uber die Farbstoff- 
besHmmung in GerbmtUerialien. ^) Die Frage der Farbstoffbestimmnng 
zerfftUt genan genommen in zwei yerschie(}ene, namlich einmal in die nach 
den . fftrbenden Eigenschaften und zweitens in die nacb der IntensitUt des 
Farbstoffes an sich nnd seiner Menge. Die erste ist unstreitig die wichtigere 
und wird ausgefUhrt durch kleine Gerbversuche mit MautstUckchen oder Haut- 
pulver. Sie hat jedoch den Nachteil, dass sich ihre Resultate nur schwierig 
zahlenm&ssig ausdrlicken lassen. Die zweite wird gelOst durch kolorimetriscbe 
Messungen und zwar entweder durch Bestimmung der FarbeuintensitUt im 
Ganzen oder der Intensitat der einzelnen Teile des Absorbtionsspektrums. Far 
die Bestimmung der Farbenintensitftt im Ganzen stehen zur VerfUgung die 
eigentlichen Colorimeter nach Dubosc'schem oder Stammer'schem Prinzip, die 
neuerdings zu sehr hoher Vollkommenheit gebracht worden sind. Sie sind 
aber nur anwendbar, wenn eine VergleichslOsung oder ein farbiges Glas von 
genau gleichem Farbenton zur Verftigung steht. Dies trifft bei den meisten 
organischen Farbstoffen und den GerbstofflOsungen nicht zu. Dagegen sind 
sie z. B. sehr empfehlenswert zur Untersuchung yon ChromlOsungen. Die 
andere Aufgabe, die Intensitftt in den einzelnen Regionen des Spektrums zu 
bestimmen, ist theoretisch auf zwei Wegen l5sbar, nftmlich einmal auf ge- 
wissermassen synthetischem Wege durch sogenannte Lichtfilter aus farbigen 
Glftsern oder gefftrbten Losungen bestehend, mit Hiilfe deren ein der zu unter- 
suchenden FarbstofflSsung genau gleiches Absorbtionsspektrum zusammenge- 
setzt wird. Dieser Weg ist eingeschlagen in dem Loyibond'schen Tintometer. 
Gegen dieses Instrument lassen sich erhebliche Bedenken geltend machen. 
Einmal ist seine optische Einrichtung sehr primitiy und entspricht nicht den 
Anfordetungen, die heutzutage ftir die exakte Colorimetrie festgestellt sind. 
Die farbigen Glttser haben den prinzipiellen Fehler, dass sie yielfach kein 
einfaches sondern ein kompliziertes Absorbtionsspektrum ergeben Tatsftchlich 
werden denn auch yon yerschiedenen Beobachtem untereinander sehr ab- 
weichende Resultate erhalten. Der andere Weg des Absorbtionsspektrum ge- 
wissermassen analytisch zu untersuchen wird eingeschlagen bei den yerschiedenen 
Spektrophotometem. Dieselben beruhen darauf, dass das Absorbtionsspektrum 
des zu untersuchenden Farbstoffes yerglichen wird mit dem kontinuirlichen 
Spektrum einer starken Lichtquelle und in den einzelnen Regionen die Hellig- 
keitsunterschiede beider festgestellt werden. Der Vortragende demonstriert ausser 
einem gewShnlichen Colorimeter ein solches neueres Spektrophotometer nacb 
K5nig-Martens, bei welchem die Messung der Helligkeitsunterschiede mit HUlfe 
yon Polarisationsyorrichtungen vorgenommen wird. Das Instrument hat den 
Nachteil, dass es eine sehr starke Lichtquelle, am besten elektrisches Bogen- 
licht erfordert, und dann, dass es sehr kostspielig ist. Er hofft aber, dass es 
ihm gelingen wird nach Beendigung der Voryersuehe mit diesem Instrumente 
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fiir die hier in Betracht kommenden Zwecke ein auf gleichem PriDzip be- 
rnhendes einfacheres Instrnment zu konstrniren. Da er bereits frUher den 
Quebrachofarbstoff isoliert hat, so hofft er denselben auf diesem Wege anch 
qnantitatiy bestimmen zu k5nnen. 

Derselbe Redner ging nun dazu liber einige Mitteilungen zu machen 
fiber die netieren Forachungen auf dent Gebiete der CoUoide'^) und 

deren Beziehungen zur Theorie des Gerbprozesses. Der Begriff der Colloide 
wnrde zuerst aufgestellt im Jahre 1862 von Graham, der sie scharf von den 
Kristalloiden als „einer anderen Welt" trennte und ihre grosse Wichtigkeit 
ftlr die verschiedensten Gebiete der Teehnik und der Biologie hervorhob. 
Neuerdings ist man mehr geneigt ihnen eine Mittelstellung anzuweisen zwischen 
wirklich l5slichen K^rpern einerseits und den unlbslichen andererseits. Die 
kolloidalen L5sungen bilden von diesem Standpunkte aus betrachtet eine 
Zwischenstufe zwischen den ^wahren" L^sungen und den Suspensionen. Zu 
den wichtigsten Repr&sentanten der Colloide gehOren die colloidalen Metalle, 
die Hydroxyde und Sulfide der Schwermetalle, die hoheren Kohlehydrate, 
Gerbstoffe, EiweisskOrper u. s. w. Redner zeigt einige derselben vor, z, B. 
k&ufliches kolloidales Silber (Collargol), Kupfer, L5sungen von Arsensulfid, 
Eisensulfid und yor allem das fiir Gerbereifachleute interes^ante gel^st^ reine 
Chromoxydhydrat und beschreibt deren Darstellungsmethoden. Ihre wichtigsten 
Eigenschaften sind die Unftthigkeit zu krystallisieren, wozu zu bemerken ist, 
dass schon Knapp als wesentliche Eigenschaft eines Stoffes, der als Gerbstoff 
dienen soil, hervorhob, dass er amorph sein mtlsste, dann ein geringer oder 
tlberhaupt nicht nachweisbarer osmotischer Druck und die ausserordentlich 
langsame Diffusion. Beispielsweise zeigen die Alkalisalze der Fettsfturen yon 
den niedersten bis zu den h5chsten Gliedern alle Ubergftnge yon infolge 
elektrolytischer Dissociation liberm&ssig grossem liber normalen bis zu unmessbar 
kleinem osmotischem Druck. Weitere wesentliche Eigenschaften sind die 
Fallbarkeit durch Elektrolyte, das sogenannte Aussalzen, dem Gerbereichemiker 
anch an Gerbstoff Idsungen bekannf. Neuerdings sind noch einige wichtige 
Eigenschaften entdeckt worden, welcbe neue Aufschliisse liber diese KOrper- 
klasse yoraussehen lassen. Einesteils ist durch das sogenannte Ultramikroskop 
von Siedentopf & Zsigmondy ermOglicht worden, diese KOrper teilweise 
sichtbar zu machen und sogar ihre Gr5sse zu messen, welche sich auf einige 
Millionstel mm im Durchmesser belRuft. Einige von dem Vortragenden im 
Universitat!*laboratorium zu GOttingen in Gemeinschaft mit Herrn Professor 
Biltz auj»gefuhrte vorlftufige Versuche ergaben, dass auch ftusserlich vOllig 
klare yegetabilische GerbstofflSsungen sich in einzelne Teile auflOsen liessen. 
Auch frtther schon hatte der Vortragende konstatiert, dass ftusserlich vollstandig 
klare GerbstofflcJsungen das Tyndall'sche Phanomen, d. h. Polarisations- 
erscheinungen zeigen, ein Beweis dafttr, dass sie suspendirte Teile enthalten. 
Diese Tatsachen sind geeignet interessante Streiflichter zu werfon auf die 
Dimmer ruhende Disknssion uber die Filtration der GerbstofflOsungen. Das 
colloidale Chromoxyd ergab nur einen schwachen Lichtgchimmer, aber keine 
einzeln unterscheidbare Teile. Dies deutet darauf hin, dass es zwar noch 
suBpendirte Teile enthftlt, die aber noch weit unter der oben gehannten 
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Gr68i«oordnaDg Hegen. Eine W6iter« Eigenschaft der gelOsten Colloids ist 
€K«, dftis 8ie •ine elektrische Ladatig besifsen. Wird diese durch Zaftihrnng 
•iatr gleich grossen entgegengMetzten Ladnng neutrAlisiert, so fallen sie 
unlQslich au8, was man z. 6. bei dem colloidalen Chromoxyd bei der Elekrolyse 
zwischen Platinelektroden leicht beobachten kann. Der Sinn dieser Ladnng, 
ob positiy oder negativ, richtet sich nach der Natur des L&sangsmittels nnd 
ist z. B. bei den Eiwei88k<}rpern in saurer and alkalischer LOsung yerschieden. 
Man kann sie in diesem Fall darch Neutralisieren zum Verschwinden nnd 
damit dae betreffende Colloid znm Aosfallen bringen. Auf der gleichen Ursache 
berulit die gegeneeitige AnsfftUung entgegengesetzt geladener Colloide, falls 
die Mengenyerhaltnisse derartig gewfthlt werden, dass wirklich genaue 
Neutralisation der Ladungen eintritt und kein tJberschass zarUckbleibt. 
Oleichartig geladene CoUoide fallen sich demnach nicht gegenseitig ans, yermogen 
sioh aber gegeneeitig gegen das Ausfftllen zu schtitzen. Von besonderer 
Wichtigkeit auf den yerschiendensten Grobieten der Technik sowohl als der 
Pbjsiologie sind die Adsorbtionsyerbindungen der festen Colloide, die eine 
Mittelstellung einnehmen zwischen den ^chemischen'^ Verbindnngen einerseits 
and den festen Ldsnngen anderseits. Ihre Natar ist zwar noch wenig erforscht, 
doch Bteht unzweifelhaft fest, dass sie sich nicht unter die beiden genannten 
einreihen lassen. Gegen diese Annahme strftuben sich allerdings yiele uud sie 
suehen diese Adsorbtionsyerbindungen je nach ihrem Standpunkt dem einen 
oder anderen der beiden genannten Gebiete zuzuweisen, wobei sie mitunter za 
den gewagtesten and yollig unbewiesenen Hypothesen ihre Zaflucht nehmen 
mossen. Der Vortragende glaubt dem gegenttber immer noeh an seiner schon 
frUber aufgestellsen Ansicht festhalten zu mUssen. Insbesondere erhebt er 
energisch Einspruch gegen die neaerdings wieder (Jfters zitierte Behauptang 
yon B()ttinger, dass die sogenannten Phlobaphene bei der Lederbildung eine 
wesentliche Bolle spielten. Es soil nicht geleugnet werden, dass sie die 
Eigenschaften des Leders mehr oder weniger zu beeinflussen im Stands 
sind, aber es besteht kein Grand zu der Annahme, dass sie fUr die 
Lederbildung wesentlich sind. Bottinger hat seiner Zeit Leder mit Alkalien 
behandelt und nahm an, dass die auf diese Weise wiedergewonnenen sehr dunkel 
gefftrbten Produkte der mit der Haut verbunden gewesene Gerbstoff sei. Jeder, 
der sich auch nur ein wenig mit der Chemie der Gerbstoffe beschilftigt hat, 
muss sich sagen, dass er auf diesem VVege unmoglich die urspriinglichen 
Gerbstoffe erhalten konnte und daes demnach alle daran gekniipften Schliisse 
hinfallig sind. Ware diese Theorie richtig, so wftren alle Gerber, welche 
m^glichst helle Brtthen zu erhalten suehen, im Irrtum. Die technisch wiehtigsten 
Gerbstoffe haben bekanntlich mehr oder weniger die Tendenz durch Ein- 
wirkung yon Licht und Luft auf dem Leder nachzudunkeln, am ausge- 
sprochensten Quebracho und Maletto. Es hat aber noch Niemand behaupten 
wollen, dass das nachgedunkelte Leder besser sei als das ursprlingliche. Zum 
Uberfluss hat der Vortragende Gerbyer^uclie angestellt mit farbstoffreien und 
luftfrei gemachten GerbstofflSsungen in geschlossenen Gefdssen, wobei, wie zu 
erwarten war, sich hochstens ein Unter»chied in der Farbe des Leders ergab. 
Gegen die chemische Theorie spricht auch yor allem, dass die yegetabilischen 
Gerbstoffe mit den heterogensten Korpern Adsorbtionsyerbindungen eingehen, 
z. B. auBser der Hautsubstanz mit Cellulose, Knochenkohle, Ton u. s. w. 
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SolaDg« aber k«in strikter Gegenbeweis gelief«rt ist, bmteht kein hinr«i<*h«iider 
GriiDd, einen prinzipiellen Unterechied zu macben swisch^n d«r Adsorbtion 
dareh Kohle und dardi HantsiibBtanz. Auch die Vorg&nge der Mmeralgerbnng 
fallen nnter die gleiche Kategorie, nftmlich als Adsorbtion der ooHoidal ge- 
losten Metallhydroxyde oder -oxjde an die Haat. Von aaderer Seite find sie 
wegen der stets gleichzeitig stattfindenden sekund&ren Bindnng des SAure* 
Testes* als Adsorbtionen von basischen Salzen erklArt worden. Der Yortragende 
hat neuerdings Versuche angestellt mit colloidal gelOstem Chromoxyd, wekhes 
von der Haut genau ebenso adsorbiert wurde, wie die sogenannten basischen 
Chromsalze. Damit soil nicbt gesagt werden, dass das colloidale Chremozjd 
besonders yorteilbaft znr Chromgerbnng zn benntzen sei, wie man seiner 
Sflnrefreiheit wegen zun&chst annehmen k&nnte. Die in den Chrombftdern 
noch vorhandenen Salze und freien oder gebundenen Sfturen iiben jedenfalls 
ebeiifalls eine fOr den gttnstigen teehnischen Effekt nicht sa entbehrende 
Wirkung ans. Aber es geht wenigstens daraiis hervor, dass die Annahme 
der basischen Salze als des gerbenden Prinzipes mindestens tlberfliissig ist. 
Der Mechanismns dieser Adsorbtionsyerbindungen ist noch wenig erforscht. 
Nnr soviel kann man annehmen, dass es eine Oberflftchenwirknng ist, wes- 
halb sie auch vorwiegend bei KCrpern mit stark entwickelter OberflSlche auf- 
treten. Das von dem Vortragenden frtlher aufgehmdene Gesetz ihres zeit- 
lichen Verlaufes stimmt ebenfalls gat mit dieser Annahme tlberein. Jedenfalls 
spielt dabei die erwfthnte elektrische Ladung eine wesentliche RoUe und es 
ist von gehauen Messungen derselben am ersten ein Fortschritt in der Er- 
kenntnis zn hoffen. 

Kach den Ausftihrungen des Herrn Dr. K5mer, die sftmtlich grosses 
Interresse erregten und mit lebhaftem Beifall aufgenommen warden, und f&r 
welche der Vorsitzende Herrn Dr. K d r n e r den besten Dank der Ver- 
sammlung tibermittelte, schritt man zn Pnnkt 7 der Tagesordnnng: 
Allgemeines. Herr Dr. Paessler warf die Frage der Fettbestimmung in 
Ledern auf nnd meinte, dass es wUnschenswert wftre, auch hiertiber innerhalb 
des I. V. L. I. C. eine Vorschrift zur Untersuchung zu erlassen. Uerr Dr. Becker 
betont die Schwierigkeit der Probenahme bei derartigen Uutersuchangen und 
stimmt Herrn Dr. Paessler bei, dass der I. V. L. I. C. sein Augenmerk auch 
auf die Probenahme und Untersuchungsmethode derartiger Gegenstttnde 
richten mUsse. 

Sodann streift Herr Dr. Becker die Abwasserfrage in Gerbereien nnd 
fllhrt knrz aus, dass es verkehrt sei, alle Abwftsser einer Gerberei in einen 
gemeinsamen Ablanf zu ftihren. Es sei viel richtiger, die Abwftsser nur so 
znsammenzabringen, dass sie sich gegenseitig ausf&llen k^nnten, den ausge* 
fatlenen Niederschlag absitzen zu lassen, nnd die geklftrten AbwHsser alsdann 
fortzafdhren. Ausserdem gibt Dr. Becker die seit vielen Jahren in seinem 
Laboratorium bei jeder Snmachuntersuchung ausgeftthrte Prtifung «nf einen 
etwaigen Gehalt nn Eisensplitter, Ocker u. dergl. bekannt. N&heres hierttber 
wird Herr Dr. Becker demnachst im Collegium mitteilen. 

Da weitere Fragen zu dem Punkte Allgemeines nicht vorlagen, wurde 
der am Vormittag zurUckgestellte Punkt 2, betreffend die Statuten der 
Deutschen Sektion, nochmals anfgegriflen. An Hand einer von dem ventorbenen 
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Prftsidenten, Hertn Franz Rathreiner, entworfenen Skizze wnrden die 
einzelnen Paragraphen durchgesprochen und vorlaufig festgelegt. Dieselben 
sollen dem Exekutiv - Komitee dee I. V. L. I. C. vorgelegt werden und treten 
nach dessen Genehmigung in Kraft. 

Die Verhandlungen dauerten bis gegen 61/2 Uhr nachmittags. Der Abend 
voreinigte die Teilnehmer fast vollzfthlig noehmals bei einem Glase Bier. Man 
trennte sich mit dem Bewnsstsein manche Anregnng empfangen zu haben 
und dem Eindrack, dass die Versammlung den gewttnschten Zweck vollkommen 
erreicbt habe. 

WORMS a. Rh., Juni 1905. 

Karl Schariemn^er* 



^^ A Method for the Detection an d Estima tion of 
S oluble Leather in Tan-yard Liquors. 

T. ^ ^9 ^^ ^^^' *^* ^^^^^^ PARKER and V. CASABURI. 

' ' (Contribution from the London Leather Indastries Laboratory 
Herold's Institute, Bermondsey.) 

It is known in practice that during the early stages of leather manu- 
facture while the pelt is in an unfixed condition a waste of hide substance 
may, and frequently does, occur, and although the subject is of the greatest 
importance, especially in sole leather tanning, it has oot received the attention 
which it deserves, and up to the present there has been no accurate method 
for determining the amount of leather and hide substance lost at this stage. 

In the process of liming various salts other than lime are always present 
in the pits. These, together with numerous bacteria, act on hide substance, 
a portion of which becomes hydrated, and is rendered soluble or semi soluble 
in alkaline liquors or acid liquors. This is generally vaguely termed „peptoni- 
sation". This peptonised hide substance has just as much power of combining 
with tannin as the ordinary hide substance, but with this difference, that 
although ordinary hide substance forms with tannin and compounds of tan 
insoluble leather, or at least a leather insoluble in excess of gallic or other 
vegetable acids, the peptonised hide substance forms compounds with tan 
capable of solution in excess of gallic and other acids which can be truly 
termed soluble leather. That soluble leather is formed under these conditions 
was demonstrated in an article published some six years ago by one of us.^) 
The author obtained results by kjeldahling various samples of liquor, and 
from the nitrogen obtained calculating the amount of hide substance originally 
present, making an allowance for the nitrogen already present in tanning 
materials and coneequently in ordinary tanning liquors. But in that paper no 
allowance was made for the amount of nitrogenous matter brought in with 
the hides which was not hide substance. Both hides and skins on coming 
into the tan-yard always carry with them a certain amount of nitrogenous 
matter from the blood and dung which is always present, and in the case of 
skins from the dung bate, added to which both skins and hides are now 
frequently preserved for export by aid of materials containing nitrogen. Thus 



') Parker Leather Trades Rev 1899, p. 333. 
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an error of coDsiderable dimensions nndoubtedlj occurred in the resnlts above 
referred to. 

More recently Earp.i) published results of further work in the same 
direction, pointing out the loss of pelt or of leather by its solution in liquors, 
and demonstrated that it was of two distinct characters, the one produced 
in very acid liquors containing an insufficient quantity of tan to fix the pelt, 
the other in old liquors containing various salts, such as acetates or lactates, 
which have the power under certain conditions of dissolving soluble leather. 
In such an instance the loss to the tanner is a double one, viz., loss of 
dissolved pelt, together with fixed but unavailable tannin. Earp, although 
making an allowance for the quantity of nitrogen naturally present in tan 
liquors, makes no allowance for any nitrogen other than hide substance brought 
into the liquors by the pelt. It seemed, therefore, important to work out a 
more accurate and less tedious method of estimating this loss than is at present 
known. In default of a better one, we have used the following method for 
technical control in the tan-yard, although we at once admit that the results 
obtained are extremely rough, and are at times liable to mislead. 

250 c.c. of a clear filtered tan-yard liquor is carefully neutralised with 
caustic soda and placed in a 500 c. c. stoppered cylinder. Tho this is added 
200 c. c. of a saturated solution of salt, together with between 10 and 20 grammes 
"of pure-recrystallised salt. This is now shaken several times, and allowed to 
stand for from 2 to 12 hours. If the liquor under examination contains any 
dissolved pelt or leather it will float up to the surface, and a very rough 
estimate of the quantity present can be ascertained from the bulk of the 
floating precipitate; added to which it is well known that the whole of the 
dissolved leather will not be separated out by this means, otherwise if the 
precipitate were filtered and weighed one could obtain fairly accurate 
information. 

Another method is to make a kjeldahl analysis of the liquor, but as 
all tanyard liquor contains varying quantities of nitrogen naturally present 
in tanning material, a varying factor must be introduced as a correction, or 
a sample of the liquor before the pelt is put into it and a second sample 
after the pelt has passed through it must be taken. This it is practically, 
impossible to obtain. 

During the past few months, whilst engaged in conjunction with 
Mr. E. E. Munro Payne on research upon comparative estimation and separation 
of tannic and gallic acids by means of coUin and of various alkaloids the 
promising results of which we hope to be able to publish in the near future, 
our attention was drawn to the fact that in a tanning liquor which had been 
detanised by means of collin, quinidine acetate or morphia acetate will still 
cause a further precipitation. As all acids which are likely to occur in a 
tan liquor give soluble compounds with both quinidine and morphia, the 
precipitate could only be composed of soluble tannate of collin or soluble 
leather formed by the action of excess of acid on the collin tannate present, 
together with soluble leather already present in the old tan liquor. The 
determination of the soluble leather by this means, however, proved unsuccess- 

*) Earp. Leather Trades Rev XXXVIII p. 321. 
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fnL Th« quantity of either qninidine or morpkia nsed^givee no idea as to 
the qaaDtity of solnble leather present, and it is by no means easy to ascertain 
as to what ratio qainidine or morphia combine with soluble leather, added 
to which both alkaloids form soluble compouudi with gallic acid. The same 
difficulty was met with in kjeldahling the precipitate, as it was impossible 
to differentiate between the known nitrogen of the alkaloid used and the 
possible added nitrogen present, owing to the slight solubility of collia tannate 
formed by the use of excess of collin. A further series of trials was made 
to precipitate the soluble leather by means of formaldehyde in alkaline 
solutions, but without success, as peptonised gelatine is not thrown out by 
the addition of aldehydes, either in acid or alkaline solutions. 

The authors now propose the following method which appears to be 
both accurate and not too complicated, added to which the nitrogen from the 
ammoniacal salts introduced into the liquor by the hides is elimi&ated, as is 
also the nitrogen naturally present in the liquor, and only the nitrogen 
existing as hide substance or leather is estimated. 

200 c. c. of the tan -yard liquor is measured out into a beaker. This 
must not be filtered, as particles of semi-soluble leather would be removed 
and the total amount of leather present in the liquor is the information 
required by the tanner. To the 200 c. c. is now added about 25 c. c. of a 
concentrated solution of acetate of soda. Ferric acetate is now run in until * 
it no longer produces a further precipitate. This throws down all compounds 
qI tannin, including any soluble leather present in the tan liquor; ammonia 
aalte present from any other source are not affected. The precipitate is now 
transferred to a filter-paper, well washed several times with distilled water 
allQwed to drain or slightly dried, and the precipitate, together with the 
|ilter*paper, is kjeldahled in the usual manner. From the percentage of nitroge, 
found is obtained the quantity of hide substance present in the amount of 
liquor taken. If the quantity present is known to be small, 500 o. c. or even 
a litre of the liquor may be taken which would minimise the manipulative 
error. The authors have used this method on several samples or tan-yard 
liquors and also on artificial liquors known to contain dissolved leather, and 
the results obtained were both concordant and accurate. 

We specially recommend the application of this method, by chemists 
engaged in tanneries, as the loss of hide substance or soluble leather in old 
sour liquors is greater than is realised by most tanners. We have found in 
some waste sole leather liquors as much as 5 parts of dissolved hide sub- 
stance per 1,000. Asaumini; that had the ratio of tan and acid been correct in 
the liquors, this would have combined with at least an equal amount^ of tan 
to form leather, thus giving l^/o of dissolved leather in the liquor. This 
multiplied by the quantity of liquor run off daily means many pounds of 
le^er in a week, which undoubtedly could be saved and delivered into the 
tanner's warehouee. 

LiQNDON, June 1906. 

Honorary Editor, Ehren-Kedakteur, Hedacteur d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a.Bh. 
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^ /— 7- // / J von H. WISLICENUS^T harandt^ ^^"""^^^S^ 

V ^ * 'Paeasler verOffentlicht ceeen meine 4 Zeilen umfassende Fussnote zu ,._ 



meinem Vortrag^) eine 3 Seiten lange ^RiehtigateUnng" •) in Fresenius^ Zeitschrift "^ TST 

nnd wiederholt dieselbe mit erweiterten ^Dgriffen im yColleginm^ 1905, . 

S. 126 u. f. Diese breite ^Richtigstellung* verschiebt den tatsa.chlichen Sach- ^o1 

yerhalt und fordert deshalb eine eingehende Ant wort heraus, welcher ich femer 

einige weitere allgemeine Bemerkangen zur Hautpulyerfrage anfUgen m5chte. 

Eine so unerfreuliche Polemik hatte ich nicht erw^artet. 

Der yon Paessler stets nmgangene Kernpnnkt unserer Differenz 
ist der unzutreffende H aenle in ' sche Bericht fiber Paessler's Ausserungen^) 
zn dieser Sacbe beim Turin er Kongress der L^derindustriechemiker, worin 
gesagt ist, dass „Wislicenns' Resnltate gnt unter einander 
tl.bereinstimmen, yon den PaesBier'schen aber nicht nnbe- 
tr&cfatlich abweichen^. Auf meine kollegial gehaltene Anfrage nnd 
Bitte lun Berichtignng bestftiigte mir Paessler brieflich, nor 
uiit noch weniger massvollen Ausdriicken, wie jetzt 5ffentlich das 
Haenlein'sche Referat, das unter seiner Mitwirkung in diesem irre- 
ftlhrenden Wortlaut abgefasst ist. £r stempelt also den unrichtigen Inhalt des 
Berichtes ausdriicklich zu seiner eigenen Auffassung, obwolil er selbst — - 
wie mir jetzt von verschiedenen Ohrenzeugen mitgeteilt wird — in Turin 

>) Der obige Gegenstand warde voa Herrn Prof. Wislicenus auf der Sitzang der 
D. 8. In Frankfurt a. M. eingehend bebandelt. (Siebe Collegium No. 162, Seite 201.) Eine 
Iftngere, sicb anschliessende Debatte brachte die gewttnscbte Klarbelt und damit die 
endgtUtige Regelung der Angelegenbeit far die D. S. Da Herrn Dr. Paessler in Collegium 
No. 168, Seite 125 Geiegenbeit zur Ausspracbe gegeben worden ist, so soil aucb auf au8> 
drficklichen Wunscb des Herrn Prof. Wislicenus die vorstebende Arbeit bier Aufnahme 
finden. Nacbdem nun aber beide Telle das Wort gebabt baben, ist die Angelegenbeit 
f flr das Collegium erledigt. Karl Schorlemmer. 

■) Fresenius' Zeitscbrift fttr analytiscbe Cbemie XLIV, 97 und ^Collegium"* 1905, 
No. 148, S.85 (Bericbtiffung: die Fussnote v. S.89 gebOrt zu der Tabelle S.88). 

") Fresenius' Zeitscbrift f Ur analyt. Cbemie XLIV, 802 nnd ^Collegium'' No. 158. 185, 

') Obemikerzeitung 1905, II, 1046. 

V7\ y 11 Digitized by Google 



214 ^G«ltoflta«'« wlitmaolMi f Mlo l i l il m lMto BtMn* <Im UtfMMarici — Fnuikfwt a. M. IMS. 



nicht einen so yemeizienden Standpunkt einznnehmeD yennochte. Dieses 
widerspnichsYolle Verhslten Iflset keine mildere Auffassnng zu, als ich sie 
in meiner Fnssnote, Seite 97 des laufenden Jahrgangs der Zeitschrift fiir 
analjt. Chemie gefimtsert habe, denn die Tatsachen entsprechen der 
Haenlein-Paessler'schen Widergabe nicht. Ich babe a. a. 0. die in 
Tharandt and Freiberg erhaltenen, damals beiderseits gleichzeitig der Post 
tlbermittelten Analysenzahlen in einer Tabelle, Seite 103, ausfiihrlich zusammen- 
gestellt Wenn man daraus nur die Nichtgerbstoffzahlen herausnimmt, anf 
die ee haupts&chlich ankommt, so erhftlt man folgendes objektive Bild, das 
hoffentlich nun auch Herrn Paessler in dieser dentlicheren Anordnnng 
tlberzengen wird: 

o/o Ibsliebe Nichtgerbstoffe. ^ 





Mit gewachsener Tonerde 


mit Hautpulver 






analysiert in: 




Tharandt 


Freiberg 


Freiberg 


1. Eichenbolzextrakt, 


7,2 






2. dasselbe 


7,4 






3. dasselbe 




7,6(7,3)') 


10,2 


4. Eichenholzextrakt2) ..... 


12,1 






5. dasselbe 


10,0 






6. dasselbe 


11,2 






7. dasselbe 




15,8 (11,4) 


12,3 


8. Kafitanienextrakt 


6,4 






9. dasselbe 


6,3 






10. dasselbe 


6,3 






11. dasselbe 




6,3 (6,1) 


7,0 


12. Kastanienextrakt 


8,1 






13. dasselbe 


8,2 






14. dasselbe 




8,9 (8,7) 


8,4 


15. Kastanienextrakt 


9,3 






16. dasselbe 


9,5 






17. dasselbe 




9,2 (9,0) 


8,1 


18, Quebrachoextrakt 


4,7 






19. dasselbe 


4,9 






20. dasselbe 




4,8 (4,0) 


3,2 


21. Eichenholzextrakt 


11,0 






22. dasselbe 


11,1 






23. dasselbe 




15,6 (15,3) 


13,6 



*) Die eingeklammerten Zahlen sind die in Freiberg zunftchst (ohne Aaswasehen 
der PlUlung) erzielten Ergebnisse. 

') In der frtther mitgeteilten Tabelle stand versehentlich Quebrachoextrakt. 
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Von diesen 23 Analysen mit Tonerde sind zunftchst die beiden Freibergeor 
Zahlen No. 7 und 23 nnd die Tharandter Zahl No. 4 anszuschalten, weil notorisch 
in diesen Fftllen wegen zu pl($tzlichen Zusammenbringens von LSsnng and Ton- 
erdepulyer die Filtrate nicht yQHig entfftrbt waren. Dies war Herm Paessler 
bekannt. £s ist tlberhanpt nicht ganz exakt gleichmftssig gearbeitet worden, 
was die Brauchbarkeit des Verfahrens, die Paessler in Widerspmch mit sich 
selbst zugegeben hat, erst recht erweist. Kontrollbestimmnngen sind in Freiberg 
nnterlassen worden! Im Fall 7 trifft tibrigens die in Freiberg zunftchst er- 
haltene (eingeklammerte) Zahl 11,4 mit der unter No. 6 angefilhrten dazn- 
gehorigen Zahl 11,2 immerhin znsammen. Die Hautpnlyerzahlen weisen femer 
im allgemeinen auf die Richtigkeit der entsprechenden Tharandter Zahlen nnd 
anf die Unrichtigkeit der beiden heransfallenden Freiberger Zahlen bin. Von 
den 23 Vergleichsanalysen zeigen also nicht bios 17, wie ich in meinem Vor- 
trag sagte, sondern wenigstens 18 eine Ubereinstimmnng, die tLber £r- 
warten gat ist, weil man in der Tat bei der Haatpalyermethode 
f iir sich eine solche Ubereinstimmnng gewiss nicht htttte erwarten kiSnnen. 

Mein Vortrag war somit keineswegs „za optimistisch^ gehalten, wie 
Paessler ihn hinstellen mQchte, indem er sich gar nicht an den w5rtlichen 
Abdrack meines Vortrages httlt, sondern an den Wortlaut yon Referaten. 

Deren knappe aber nicht unrichtige Fassung yersetzt Paessler in eine 
solche Erregang, dass er sich erlaabt, die ansdrlicklich yon mir eingehaltene 
wortgetreae Wiedergabe meines Vortrages an zuzweife In, i) weiterhin nicht nur 
von „optimistischer Auffassang*, sondern von ^Selbsttftoschnng* za sprechen, 
von der Absicht „alles Bestehende zu sttirzen" ^voreiliger VerOffentlichong*, 
«6escheidenheit in den Anforderangen'' an mein Material S) a. s. f. In seinen 
Briefen yersteigt er sich za UnhSflichkeiten, die mir nan allerdings nicht 
za dem Vertrauen yerhelfen, das er yon Anfang an yermisst haben will. Hfttte 
ich ihm anfangs schon Misstraaen entgegengebracht, wie er sagt, dann hfttte 
ich ihn gewiss nicht am kollegiale Parallel versuche ersucht, wenngleich solche 
Nachprtifangen nach Paessler^s eigener Aasserang in einem Jahresbericht 
eine wesentliche Aafgabe der Freiberger Versachsanstalt bilden; ich hfttte 
ihm nicht darch das Anerbieten geineinschaftlicher VerSffentlichang der Ver- 
gleiehsantersnchung einen eyent. Einflnss aaf dieselbe gewfthrt. 

Dagegen erlitt nnser Znsammenarbeiten einen Stoss darch einige 
Handlangen Paessler's, die mir allerdings zanftchst anerklftrlich waren, bis 
sein Verhalten jene Schroffheit annahm and seine Auffassang im Haenlein- 
P aessler 'schen Referat hervorkam. 

Erst nach meiner ersten Ver5ffentlichang dieser Versache teilte mir 
Paessler anter dem 11. Juni mit, dass er mir die (yerworfenen) ersten 
Anteile des Filtrates gesendet habe, wodarch die mir anerklftrlichen Differenzen 
im „Gesamtl(5slichen" hervorgekommen waren.®) Nan, wenn auch an- 
genommen worden sein mag, dass die „Nichtgerbstoffe" einigermassen ver- 
gleichbar in diesen ersten Filtraten bestimmt werden konnen, so wtirde ich 



«) ^Collegium" No. 153, 126. 

^ Wie bescheiden war Paessler ttber 10 Jahre )ang in den Anfordenmg«u an dss 
Haatpalver!. 

«) Zeitsehrlft fttr angevandte Ohemie 1904, 800. 
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doch solche nicht yollwertige Filtrate, da gate zur GeDilge gleichzeitig erhalten 
werden, nicht ohne Angabe ttberdie Beschaffenheit zn einer Vergleichsunter- 
snchung einem Rollegen senden und dadurch solche Differenzen in den Ergebnissen 
yeranlassen. Die nachtrAgliche AusleguDg, als ob P aess 1 e r nicht gewusst babe, 
dass ich anch das Gesamtldsliche bestiminen wolle, ist nicht stichbaltig, nach dem 
ich ihm seinerzeit ausdrilcklich gesagt habe, dass ich ganze Analysen machen 
wolle, und nach unserem Brief wechsel. Seine Liste der Freiberger Zahlen 
(erste Reihe!) enthftlt auch nicht bios die Nichtgerbstoffzahlen, 
sondern auch die Gerbstoffe. Am 11. Mai 1904 teilte ich Paessler die 
unerklftrlichen Widersprtiche in den Zahlen ftir das Gesamtl&sliche mit; am 
13. Mai antwortete er ohne die Beschaffenheit der gesandten Filtrate zu er- 
wfthnen. Vielmehr geschah das wie gesagt erst am 11. Juni nach meiner Ver- 
Sffentliefanng. 

Die Fllissigkeiten waren filr den (wenn auch kleinen) Transport nicht 
mit Thymol konserviert. Ich konnte deshalb am 2. Tage von 8 der von 
Freiberg nach Tharandt heriibergesandten Fliissigkeiten nur 3, die v5iiig blank 
und ohne Schimmel waren, zuverlfissig verwenden. 

Als dann einige Zeit spftter Paessler nach dem Tharandter Eichensch&l- 
wald kam und auf sein Ersuchen die Benutzung der photographischen Dunkel- 
kammer meines Instituts von mir mit Vergnttgen zugesagt erhalten hatte, bat 
ich ihn noch ausdrtlcklich, seinen Besnch im Laboratorium doch bestimmt 
auszufiihren, schon der Gerbstoffanalyseii wegen, die ich ihm vorzufuhren 
gedachte. Die photograph ische Dunkelkammer und ich warteten indes vergeblich 
auf den Besuch und ich weiter auf eine briefliche Begriindung seines Aus- 
blisibens, bis ich auf meine An f rage die Antwort erhielt, die vielleicht weniger 
abstossend gemeint war als sie lautete: „der Zweck, der mich nach dort geftihrt 
hatte, war erreicht^. 

Also ftlr meine Sache hatte Paessler jedenfalls nicbts iibrig und das 
ist nicht zu verwundern, wenn er noch neuerdings (diese Zeitschrift S. 127) be- 
fttrchtet, dass mein Verfahren „alles Bestehende zu stiirzen'*^ beabsichtige. Er 
tibersieht dabei, dass ich meine erste N'eroffentlichung als ,,Ver8uche zur Gerb- 
stoffbestimmung ohne Hautpulver" bezeichnet habe. 

Das Hautpulyer verdient allerUings m5g1ichst bald ^gestttrzt" zu werde^. 
In Deutschland, wo der Einfluss der deutschen Versuchsanstalt unter Paessler 
bisher das Hautpulver gehalten und warm verteidigt i) hat, hat man nun auch 
die bestehenden Kalamit£lten satt trotz der Paessler'schen u. a. Versuche, das 
Hautpulyer durch Besprengen mit MilchsRure, Mischeii mit Filtrierpapier etc. zu 
bessern. Kurz vor seinem Tode schrieb niir noch F. Kathreiner : „Kein Augen- 
blick ist geeigneter fur die Einftthrung des A]2 0s als der jetzige; man schimpft in 
Deutschland liber das Hautpulver und von England aus bezeichnet man mir 
die dadurch hervorgerufenen Unannehmlichkeiten als geradezu unhaltbar**. 
Und ein anderes Mai schreibt er mir: „Dr. E. A. Merck schickte mir vor 
einiger Zeit schon ein sehr schSnes Material. Ich habe einen orientierenden 
Versuch damit gemacht und zwar mit dem schwierigen Material Sumach. 
Zwei Versuche stimmteu gut mit einander iiberein, nicht aber mit dem 
^Hautpulyeryersuch". Die gleiche Abweichung gegenttber der Haut- 



*) Vgl. u. a. Zeitschrift f. angew. Ohemie 1904, I, 449. 
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pulveranalyse haben F. Schr5der und ich seinerzeit bei diesem ausser- 
g6w!5hiilichen Material gefundeo. Mein yon Paessler aufgegriffener Versuch, 
bei Sumach die Tonerdewirkung der Hautpulverwirknng fthnlicher zu ge- 
stalteD, indem die Tonerde vorher intt sehr dtinner GelatinelOsuDg gesftttigt nnd 
wieder ausgewaschen war, ist von Paessler y(5llig missdentet worden. Diese 
Vorsnchsab&ndernng wird mich nicht ^wieder beim Hantpnlver ankommeD 
lassen". Mit A. B artel und F.Schroder habe ich in manchen Versnchen 
festgestellt, dass der ^Loslichkeitsfaktor^ eines guten Hautpulyers, der be- 
kaniitlich nach der LSslichkeit in Wasser ermittelt wird, in Gerbstoff- 
losungen unter Umstttnden eine ganz andere Grdsse annimmt, als sie mit 
reinem Wasser bestimmt wurde, so dass man unter Umstttnden bei reiner 
Tanninldsung ein nicht unbetrftchtlich hdheres Plus an Nichtgerbstoff «rhftlt^ 
als der Losliehkeit des Hautpulyers entsprechen kSnnte. £s scheint, als ob 
durch den Gerbstof f aus diesem Hautpulyer unter gewissen Umst&nden ein 
Nichtgerbstoif (vielleicht Salze oder saure Anteile) verdrSlngt wtirde. Ich 
wtirde dieser Sacbe noch weiter nachgegangen sein, wenn mir nicht auch das 
in Freiberg ^yerbesserte^ Hautpulyer entbehrlich und ungeeignet erschiene. 

Paessler meint wenigstens jetzt, nachdem er jahrzehntelang mit detn 
Hautpulyerverfahren und liber das Material gearbeitet hat, dass „das Haut^ 
piilver entschieden noch yerbesserungsfahig sei". Da mutet es aber doeh 
sonderbar an, wenn er yon meinem Verfahren yon Geburt an in alien Einzel- 
heiten fertige Ausbildung und „Ueberein8timmung in alien Fftllen^i) yerlangt, 
also auch in den Fallen, wo in seiner Anstalt die Filtrate nicht farblos er- 
halten worden sind ! Eine Bestatigung, dass a 1 1 e Analysen zusammengestimmt 
batten, habe ich nie von ihm gewunscht. Auch „yoreilig* bin ich 
keineswegs vorgegangen, denn ich habe bereits 7 Jahre frtiher festgestellt, 
dass die gewachsene Tonerde den Gerbstoff aus seinen L(5sungen aufnimmt, 
wie schon in der ersten Mitteilung erwahnt, und damals schon habe ich mit 
Erfolg einige Vergleichsanalysen ausgeflihrt. Ferner habe ich auch das, was 
Paessler nun ohne den Inhalt meiner Ver5ffentlichungen zu bertlcksichtigen 
fordert, z. T. langst mit Sicherheit festgestellt: dasa nftmlich Zuckerarten 
absolut niuht, in unauswaschbarer Form, yon meinem Material aufgenommen 
werden und dass Gallussaure nur teilweise, davon ferner noch das meiste in 
auswaschbarer Form, aufgenommen wird. 

Die rein empirischen Untersuchungen, die Paessler lehrhaft fordert, 
sind fast sftmtlich bis zu eitiem gewi-ssen Grade abgeschlossen. Weiter darttber 
hinaus beanspruchen aber noch andere Versuche tlber die Adsorptionswirkungen 
dieses eigentum lichen Materials, das mit einer kaum wiederzufindenden Ober- 
flftchenentwicklnng begabt ist, ihre Zeit. Das Kachstliegende war nattirlich 
das Studium des Verhaltons gegen Tannin, Zucker, Gallussaure, Farbstoffe und 
gegen ausgesprochene Kolloide und zwar imVergleich mit Hautpulyer, 
soweit es zunachst flir die analytischen Anwendungen in Frage kam; dann 
folgten naturgemass die Vergleichsanalysen, deren zweite Reihe die hier 
umstrittenen sind. Eine dritte Reihe hatte ich inzwischen fttr „schwierige" 
Extrakte (Sumach, Mimosen, Mangroyen, Hemlock etc.) yeranlasst, deren z. T. 
besonders abweichende Ergebnisse ich an anderer Stelle zu besprechen habe. 

») „Collegiain« No. 163, 127. 
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Ferner habe ich festgestellt, dass dieses technische Analysenyerfahren im 
Qeg«D6atz znr Hantpulvermethode auch zar annflliernden Bestimmung der 
fftrbenden (adsorbierten) neben den nichtfArbenden Bestandteilen von pflanz- 
lichen Farbeztrakten und gewissen synthetischen FarbstoffeD, die man nur nach 
der Aosfftrbnng beurteilt, dienen kann. Auch die Aiifnahme yerschiedener 
Stofftypen (fiiweissstofff", Idsliche Stftrke, Dextrine, fettsanre Saize (Seifen), 
SAnren n. s. f.) babe ich inzwischen geprtift. Wie diese auswfthlende 
Adsorption, so babe ich mit F. Schroder in einem ansgedebnten Vergleich 
das Adsorptionsyerm5gen der gewacbsenen Tonerde mit dem anderer be- 
kannter porSser Snbstanzen, wie Holzkohle, Zellnlosefaser, goreinigte Kieselgnhr, 
Magnesiumhydrosilikat, Tonfiltermasse nnd andere Alnmininmsilikate , Glas- 
pulver, ymoleknlares* Silber nnd eine ganze Reihe anderer anorganischer uud 
organiscber Stoffe mit grosser Oberllftche gegentiber 0,d90/oiger TanninKJsung 
gemessen. Von keinem dieser Stolfe wird die gewachsene Tonerde erreicht 
oder tlbertroffen. Ausser diesen analytischen and reinchemischen Eigensehaften 
bat das Material noch andere neue Anwendnngsmdgliobkeiten ergeben. 

Wenn ich schliesslich erwfthne, dass seine Darstellnng, die bei mir nahe- 
au immer gelungen ist, fUr die technische Herbtellang aber einer inzwischen 
(nnter daukenswerter Beteiligung der Firm a £. Merck, Darmstadt- Arheilgen), 
ebenfalis abgeschlossenen Bearbeitang bednrfte, so hoffe ich, dass Paessler 
kttnftig etwas weniger yoreilig urteilt. Anf pers($nliche E^rdrternngen werde 
ieb micb weiter mit ihm nicht mehr einlassen. 



Analyses of Nioaraguan Woods and Barks,^) 

(By Dr. LOUIS, E. LEVI and J. FRED SIGEL.) 

Like the material for the paper published in the 25 th of March issue 
of Hide and Leather entitled „ Analyses of Cuban and Argentine Barks, Woods, 
etc.", (Coll^um No. 153, p. 128) which was obtained at the Louisiana Purchase 
Exposition St. Louis, 1904, the subject m^ttter of this paper was obtained at 
the same place through the kindness of the Nicaraguan Commission. By an 
unfortunate conflagration at the Fair grounds oyer two -thirds of the woods 
were destroyed and therefore the inyestigation is curtailed in such a manner 
as to preyent a complete analysis of all the woods natiye to this state, which 
we had hoped to lay before those interested in the hunt after new tanning 
materials, ^he following is a r^ume of the analyses giying the names of the 
tree and province or department in which it grows: 



ROBLE. 




JAOOTE ISMOYO. 




San marcos crazo. 




Masaya. 




Bark. 


Wood. 


Bark. 


Wood. 


«/0 


0/0 


Vo 


Vo 


Soluble solids .... 11.58 


3.70 


Soluble soUds .... 9.58 


9.52 


Non-tannin 8.18 


2.36 


Non-tannin 4.60 


6.33 


Tannin .... . 3.40 


1.3^ 


Tannin 4.98 


3.19 







1) Reprint, kindly sent by the authors, from „Uide and Leather** No. 23 
Juoi 10., 1905. 
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GULLISIMO. 




OHIOUIBIN. 




Masayfl. 




Masaya. 




Bark. 


Wood. 


Bark. 


Wood. 


o/o 


0/0 


o/o 


o/o 


Soluble solids .... 7.60 


2.31 


Soluble solids .... 7,75 


3.76 


Non-tannin 4.12 


1.38 


Non-tannin 3.39 


1.87 


Tannin 3.48 


.93 


Tannin 4.36 


1.89 


PALO DE MARIA. 




ZARAY BLANCO. 




Socal Boaco. 




F i n 1 e g a. 




Dept. de Jerez. 




Bark. 


Wood. 


Bark. 


Wood. 


0/0 


o/o 


0/0 


«/o 


Soluble solids .... 21.45 


3.39 


Soluble solids .... 10.48 


7.74 


Non-tannin 5.15 


1.48 


Non-tannin 5.25 


6.98 


Tannin 16.30 


1.91 


Tannin ....... 5.23 


.76 


BSCOBILLO. 




OAOBOO. 




Dept. de Matagalfro 




La Liberatad. 




Metapa. 




Dept. de Jerez. 




Bark. 


Wood. 


Bark. 


Wood. 


o/o 


o/o 


0/0 


^/o 


Soluble solids .... 8.43 


4.46 


Soluble solids .... 16.76 


6.80 


Non-tannin 5.86 


3.64 


Non-tannin 5.17 


2.48 


Tannin 2.57 


.82 


Tannin 11.59 


4.32 


LENTZSOO. 




CHAPBBNO-NBGRO. 




Del Rio negro. 




Masaya. 




Nueya Segoyia. 




Bark. 


Wood. 




Wood. 


0/0 


Vo 




o/o 


Soluble solids .... 9.82 


2.54 


Soluble solids 


. 1.39 


Non-tannin 6.73 


1.67 


Non-tannin 


. 1.18 


Tannin 3.09 


.87 


Tannin 


. .21 


SARAY. 




CALCHOOALE. 




M asaya. 




Rivas. 




Bark. 


Wood. 




Bark. 


0/0 


0/0 




o/o 


Soluble soUds .... 14.96 


2.79 


Soluble solids ........ 


. 7.37 


Non-tannin 4.08 


1.81 


Non-tannin 


. 4.73 


Tannin 10.88 


.98 


Tannin 


. 2.64 


MATAZANO. 




LAUREL MAOHO. 




Masaya. 




Masaya. 




Bark. 


Wood. 




Wood. 


0/0 


o/o 




0/0 


Soluble solids .... 5.00 


4.58 


Soluble solids 


. 2.08 


Non-tannin 3.17 


2.78 


Non-tannin 


. 1.74 


Tannin 1.83 


1.80 


Tannin 


. .34 
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OANGBB DRAGO. 
R i Y a s. 

Bark. Wood. 

Soluble solids .... 11.09 4.34 

Non-tannin 3.33 3.11 

Tannin 7.76 1.23 

MUNEOO. 
Santa fereza carazo. 

Bark. Wood. 

Soluble solids .... 14.29 7.04 

Non-tannin 9.46 5.19 

Tannin 4.84 1.85 

PA TO VAINILLA- 
Dept Maseapa. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 9.29 4.93 

Non-tannin 8,07 2.96 

Tannin 1.22 1.97 

LAUREL MAOHO. 
Leon. 

Wood, 
o/o 

Soluble soUds 2.34 

Non-tannin 1.60 

Tannin 74 

MUOHUGUISTA. 
Leon. 

Wood. 

Soluble solids 2.19 

Non-tannin 1.49 

Tannin 70 

OJOOHB MAOHO. 
Chinandega. 

Bark. Wood. 

Soluble solids .... 6.25 2.59 
Non-tannin . . . * . 4.45 1.81 
Tannin 1.80 .78 



1 YUGUALTBL. 




La Conguista. 




Cjirazo. 

Bark. 


Wood. 


Soluble solids .... 19.75 


0/0 
7.28 


Non-tannin 15.33 


5.59 


Tannin 4.42 


1.69 


MADRADO.* 




Granada. 

Bark. 


Wood. 


Soluble solids .... 7.46 


0/0 

11.49 


Non>tannin 4.34 


4.13 


Tannin 3.12 


7.36 


MANGLE. 




Mas ay a. 

Bark. 


Wood. 


0/0 

Soluble solids .... 14.56 


«/o 
6.63 


Non-tannin 7.20 


4.88 


Tannin 7.36 


1.75 


GUAPINOL. 




Malagalpa. 

Bark. 


Wood. 


0/0 

Soluble solids .... 12.85 


0/0 

5.08 


Non-tannin ..... 3.77 


2.39 


Tannin 9.08 


2.69 


ZUATA PIOJO. 




Leon. 

Bark. 


Wood. 


0/0 
Soluble solids .... 9.77 


0/0 

2.76 


Non-tannin 7.18 


1.82 


Tannin 2.59 


.94 


ZOPILOTB. 




Nueva Segovia. 
Bark. 


Wood. 


0/0 
Soluble solids .... 25.05 


o/o 
7.68 


Non-tannin ...... 22.13 


6.33 


Tannin 2.92 


1.35 



(To be continued.) 



Honorary Editor, £hren-Redakteur, Redacteur d'honneur: 
Karl Schorlommer in Worms a. Bh. 
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Ueber das Tannonhor CO. A\f ^ /, ^ 

(Vorlftufige Mitttilunir.) ^ (/ 






(Vorlftufige Mitttilnog.) 
Von Dr. M. NIERENSTEIN. 



A. von Baeyer*) beobachtete im Jahre 1872, dass Pyrogallol bei der 
Condensation mit Formald^yd einen in Wasser iQsliehen, amorphen K^rper 
bildet, ,der Leim fftUt nnd sich liberhanpt dem Tannin tthnlich verhftlt^. 
N. Caro*), so auch Kahl^), die die Vexsuche wiederholten, fanden, dass 
sich bei den Condensationen yon Formaldehyd mit Phenolen bezw. Phenol- 
carbonsauren Diphenylmethanderivate bilden und ewar gibt Pyrogallol Hexa- 
oxydiphenylmethan 

C«H3(OH)8 



CHi; 



/ 



C6Hi(0H)s 

erw&hnen aber die Baeyer'schen Beobachtungen nicht mehr. Unter den 
Voranssetzungen, dass ein Diphenylmethan keinen tannQden Charakter beaiteen 
kann — es fehlen ja die Tannophoren-Gmppen — habe ich die Baeyer'schen 
Versnehe einerseits mit Pyrogallol, anderseits mit Qallussfture wiederhoU and 
jedesmal neben den Diphenylmethanen — die bekanntlich in Wasser nnlQslich 
sind — in Wasser Idsliche, gelatinefftllende Verbindangen erbalten. Das 
Condensationsprodnkt ans Gallnssftnre erwies sich als die N. Caro'sche Heza- 
oxyanrincarbonsfture 

C6H(OH)3COOH 
/ 
C-C6H(0H)»C00H 

|^C6H(0H)tC00H 
deren Bildung neben der Hexaoxydiphenylmethandicarbons&are 



CH« 



CeH(0H)8C00H 
/ 



\ 



'C6H(0H)»C00H 



') A. von Baeyer. Ber. 5, 25, 280 u. 1096. 
•) N.Oaro. Ber. 26, 947. 
•) Kahl, B«r.31, 144. 
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die v. Baejer'sche Beobachtung beim Pjrogallol, wo sich wahrscheinlich eine 
folgendermassen constrairte Verbindimg 



C6fla{OH)3 
C-C6Hf(OH)3 

/C6H2(OH)2 



i 



bildet, 8ch5n beleuchtet nnd meine Annahme des Tannophors CO in den 
Gerbstoffen stttzt. 

Mit dem gnten EinverstllDdnis des Herrn Prof. A. yon Baeyer gedenke 
ich diese Arbeit in yerschiedenen Richtungen bin fortzasetzen und behalte ich 
mir dieses Gebiet vor. 

LEEDS, LEATHER INDUSTRIES DEPARTMENT, THE UNIVERSITY. 






Analyses of N icaraquan W oods and Barks^ 



rf^ 






(By Dr. LOUIS, E. LEVI and J. FRED SIGEL.) 

(Continued.) 

MADERA QUEBRACHO. 

Jefatura politica. 

Managna. 



SAN CILBESTRE. 

Matagalpa. 

\J^ Bark. Wood. 

Soluble solids .... 38.86 5.92 

Non-tannin 32.99 4.98 

Tannin 5.87 .94 

COPAL. 
Masaya. 

Bark. Wood. 

Soluble solids .... 7.54 5.48 

Non-tannin 4.57 3.70 

Tannin 2.97 1.78 

KAGUA. 
San Lorenzo. 
Dept. de Jerez. 

Bark. Wood. 

Soluble solids .... 16.77 5.34 

Non-tannin 12.98 3.90 

Tannin 3.79 1.44 

FIGIULOTE. 
San Fereza. 

Carazo. 

Bark. Wood. 

0/0 o/o 

Soluble solids .... 7.57 3.84 

Non-tannin 4.55 2.44 

Tannin 3.02 1.40 



Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 15.37 8.16 

Non-tannin 3.54 1.80 

Tannin 11.83 6.36 

GUALLABILLO. 
Matagalpa. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 19.82 3.19 

Non-tannin 6.29 1.52 

Tannin 13.53 1.67 

ORUCECITO. 
Masaya. 

Bark. Wood. 

o/o o/o 

Soluble solids .... 11.39 5.12 

Non-tannin 6.77 2.23 

Tannin 4.62 2.89 

GUASIMO MOLINIO. 
R i V a 8. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 18.39 5.29 

Non-tannin 9.08 3.61 

Tannin 9.31 1.68J 
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OARILON. 

Mas ay a. Wood. 

Soluble solids 3.23 

Non-tannin 1.91 

Tannin 1.32 

LAUREL. 
Juan M. Rande. 

Masaya. Wood. 

Soluble solids 2.56 

Non-tannin 1.85 

Tannin 71 

PALOTE ARCL 

M a t i g a. Wood. 

Soluble solids 5.74 

Non-tannin 3.15 

Tannin 2.59 

CORTES. 

Masaya. Wood. 

Vo 

Soluble solids 3.01 

Non-tannin 1.80 

Tannin 1.21 

OEDRO. 
Masaya. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 3.25 2.16 

Non-tamiin 1.99 1.44 

Tannin 1.26 .72 

GUAYACAN. 
Masaya. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 13.49 1.69 

Non-tannin 9.78 1.11 

Tannin 3.71 .58 

MORA. 
Masaya. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 8.31 5.72 

Non-tannin 5.49 3.62 

Tannin 2.82 2.10 



FALALATA. 
R i Y a s. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 
Soluble solids .... 7.83 ^ 7.11 

Non-tannin 6.07 5.88 

Tannin 1.76 1.23 

YUGUALTI. 
Masaya. 

Bark. Wood. 

0/0 o/o 

Soluble solids .... 12.83 4.33 

Non-tannin 8.32 2.51 

Tannin 4.51 1.82 

GUILIGUISTE. 
Metapa. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 8.64 6.00 

Non-tannin 4.60 3.50 

Tannin 4.04 2.50 

eORTEZA. 
Metapa. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 11.06 4.69 

Non-tannin 8.21 3.14 

Tannin 2.85 155 

GUASIMO COLORADO 
Leon. 

Bark. Wood, 

o/o o/o 

Soluble solids .... 9.85 2.56 

Non-tannin 7.59 1.38 

Tannin 2.26 1.18 

VIRREY. 
Masaya. 

Bark. Wood. 

o/o o/o 

Soluble solids .... 4.54 4.68 

Non-tannin 3.49 3.13 

Tannin 1.05 1.55 

GRANADILLO. 
Boaco, Jerez. 

Bark. Wood. 

o/o o/o 

Soluble solids .... 7.21 2.72 

Non-tannin ..... 3.39 1.61 

Tannin 3.82 1.11 
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PAPATUBRO. 




NAIIBARO. 




Miisa/a. 




Carazo. 




Bark. 


Wood. 


Bark. 


Wood. 


o/o 


o/o 


0/0 


Vo 


Soluble solids .... 14.35 


1.99 


Soluble solids .... 8.51 


4,25 


Non-tannin 3.17 


.59 


Non-tannin 4.54 


2.09 


Tannin 11.18 


1.40 


Tannin 3.97 


2.16 


SAHOB. 




OORTEZ. 




Nueva Segovia. 




Nueva Segovia. 




Bark. 


Wood. 


Bark. 


Wood. 


0/0 


o/o 


0/0 


o/o 


Soluble solids .... 16.68 


7.92 


Soluble solids .... 15.27 


2.40 


Non-tannin 6.08 


2.79 


Non-tannin 11.02 


1.86 


Tannin 10.60 


5.13 


Tannin 4.05 


.54 



In conclusion we wish to state that quite a number of the woods contain 
a large amount of coloring matter either to be used as extracted with water 
or developed by the addition of alkali, but the amount of material at our 
disposal was too small to make any investigation along this line. We also 
hope that at the next International Expositon, wherever held, some chemist 
will take enough interest in the chemistry of tannins to make further investi- 
gation of the different woods, barks, leaves and fruits and thereby increase 
the knowledge of these materials native to the different countries. 

PFISTBR & YOGEL LEATHER Go., LABORATORY OF OHIEF OHBlflST. 

Milwaukee, Wis. May 30, 1905. 



Ueber JBnt?1tirrini'^ M __ 

Mitteilongen aus dem Laboratoriam der Deutsehen Versuchsanstalt fttr Lederindustrie 

zu Freiberg i. 8. 

Von Dr. JOHANNES PAESSLER. 
Seit etwa einem Jahre wird mit grosser Reklame auf den europaischen 
Markt ein Gerbmaterial gebracht, das ursprUnglich iiur als „Neue Gerbrinde", ^ 
„Au8tral-Rinde* oder als „Australische Gerbrinde" bezeichnet wurde; erst 
spftter wurde ihr der Name „Malettorinde" oder „Maletrinde" beigelegt. Jetzt 
fUhrt sie im Handel meist diese letzteren Bezeichnnngen. Es hat sich dieses 
Material inzwischen in der Lederindustrie einen ansehnlichen Abnehmerkreis 
erworben. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das, was bisher liber die 
Malettorinde verQffentlicht worden ist, sowie die Ergebnisse der ErkuudigongeD, 
die ich liber dieses interessante Material eingezogen habe, und ferner die 
Resnltate der Untersuchungen und Versuche, die mit dieser neuen Rinde in der 
, Deutsehen Verjsuchsanstalt fiir Lederindustrie" ausgeftthrt worden sind, in 
folgendem zasammenzustellen. Ich mochte an dieser Stelle nicht versftumen, 



^) Yortraar, gehalten am 25. April 1905 in Frankfurt a. M. auf der Oeneral- 
verdammlung des Centralvereins der Deutsehen Lederindustrie. Nach vom Verfasser 
gUtigst eingesandtem Sonderabdruck. „Der Ledermarkt** 1905, No. 39, 40 o. 41. 
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Herrn Prof. Dr. G i 1 g , Vorstand dee Kgl. Botan. Museums in Berlin, und vor 
alien Dingen auch Herrn Privatdozent Dr. Diels, der ebenfalls am K5nig]. 
Botan. Mnseam in Berlin tfttig ist und Australien, das Ursprnngsland der 
Malettorinde, yon mehrjfthrigen Studienreisen her griindlich kennt, fur die 
mehrfachen Auskilnfte und interessanten Mittetlnngen, die ich auch den 
folgenden Ansftthrnngen zugrunde legen werde, meinen verbindlichsten Dank 
auszneprechen. 

Das Materia], das unter dem Namen Malettorinde in den Handel kommt, 
besteht zum gr6ssten Teile aiis etwa 5 — 30 cm langen Bruchstticken von 
lichtbrauner bis dunkelbranner Farbe, die auf der Bruchflflche ein ganz 
charakteristisches Aussehen zeigen. Diese Rindenstticke weisen in der Lftnga- 
richtung des Stammes Gftnge auf, die mil eigenttimlichen Ausschwitzungen 
und Inkrustationen ausgeftillt sind; mitunter trifft man nicht nur Gftnge, 
sondern an dicken Teilen der Rinde ganze Nester mit diesen Inkrustationen 
vor. Diese Ausfflllungen der Gftnge und UShlungen haben das Aussehen von 
festem Extrakt und bestehen tatsfichlich in der Hauptsaehe axis Gerbstoff, 
der in dieser konzentrierten Form zur Ablageruiig gelangt ist. HQchstwahr- 
seheinlich findet sich der grOsste Teil des in der Riiide vorhandenen Gerbstoffes 
in dieser Form vor. Da diese Erscheinung bei keinem der sonst bei uns 
gebrJluchlichen Gerbmaterialien auftritt, also etwas fremdartiges besitzt, so 
hat dieselbe schon mehrseitig Veranlassung zu Missdeutungen gegeben. Man 
hat diese Inkrustationen, die zum Teil von der Rinde sich trennen und dann 
am Boden der Sttcke sich ansammeln, fiir absichtliche fremde Beimischungen, 
u. a. fttr irgendwelchen anderen Extrakt, sogar fOr Kohle- iind Koksteile ge- 
halten. — Es ist (ibrigens eine Eigentttmlichkeit der AngehOrigen derjenigen 
Fflanzengattung (Eucalyptus), der auch die Stammpf lanze der Malettorinde ange- 
hort, dass sie reich an einem roten Saft sind, der eingetrocknet das australische 
Kino des Handels liefert. Dieses Kino findet sich beim Fallen der Kiesenstflmme 
in Hohlrftnmen des Holzes und stimmt mehr oder weniger mit dem Malaba- 
Kino tiberein. — Bei nftherer Betrachtung der Malettorindensttlcke sieht man, 
dass sie nicht die Rinde in ihrer ganzen StSrke darstellen, sondein dass der 
ftussere Teil, die Borke, entfemt ist; das Handelsprodukt bestelit demnach I 
nur aus dem Fleische der Rinde. Es liegt demnach der Fall eb nso wie bei . 
der Korkeichenriiide. Bei dieser wird die ftussere Schicht, die Korkschicht, 
entfemt und in Gestalt der Korkplatten auf den Markt gebracht, wfthrend 
das Fleisch der Korkeichenrinde ebenfalls als Gerbmaterial Verwen<hing finden 
kann ; doch ist die Bedeutung als solches nur gering, weil der Gerbstoffgehalt 
— etwa 9 bis 140/o — niedrig ist und einen weiteren Transport unmdglich 
macht. Bei der Malettorinde liegen die Verbal tnisse nach dieser Richtung 
bin giinstigor. Der Gerbstoffgehalt des Fleisches — also des unter der 
Bezeichnung „ Malettorinde* in den Handel kommenden Produktes — ist, wie 
wir noch nfther kennen lernen werdeu, ein sehr hoher. Ob bei der Malettorinde 
die ftussere Borkeschicht ftir irgend eine andere Verwendungsweise gewonnen 
wird, oder ob sie nur wegen eines niedrigen Gerbstoffgehaltes zur Erzielung 
von Frachtersparnissen entfernt wird, konnte nicht in Erfahrung gebracht 
werden. 

Ich erwfthnte bereits, dass die Malettorinde des Handels aus Stttcken . 
von lichtbrauner bis dunkelbranner Farbe besteht. Es kommen mitunter 
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Sorten vor, deren Farbe ganz hell, fast so wie frisches Eichenholz ist, aber 
anch Sorten, die ganz dnnkel, fast schwarz sind. Die Farbe der Rinde ist 
zweifellos abhftngig von der Art der Gewinnung, namentlich von der Trocknnng 
vor dem Versand. Die dunklen Produkte sind, wahrscheinlich infolge der 
starken Nachfrage, nur ungenttgend getrocknet oder nach der Trocknnng wieder 
feucht geworden und in diesem fenchten Znstande versandt worden. Die nn- 
ausbleibliche Folge davon ist, dass sich das Material aaf dem Transport erhitzt 
hat. Bei nur mftssiger Erwftrmang findet gew5hn1ich nur ein geringes Dankel- 
werden der Rinde statt; es kann aber die Erwftrmnng so weit gehen, dass 
die Rinde ganz morsch wird. In solchen Fftllen hat, abgesehen von der dunklen 
Farbe, die dem Leder erteilt wird, der Gerbstoffgehalt gewohnlich eine be- 
trflchtliche Einbusse erfahren. Derartigen Rinden sieht man es immer ohne 
weiteres an, dass dieselben durch Nftsse gelitten haben. Ich habe Muster zur 
Untersuchung gehabt, die noch bei der Einsendung vollstHndig feucht waren. 
Auf jeden Fall ist grosser Wert darauf zu legen, 'dass die Malettorinde in 
ihrem Ursprungslande geniigend getrocknet und erst im vollstftndig lufttrockenen 
Zustand zur Versendung gelangt. Ferner empfiehlt es sich, beim Ankauf 
durch Untersuchung sich darliber zu vergewissern , ob die Rinde Schaden 
gelitten hat. \ 

Bevor ich zur Besprechung der Zusammensetzung und der Eigenschaften 
der Malettorinde, speziell in gerberischer Beziehung, tibergehe, m5chte ich 
erst einige Mitteilungen liber die Herkunft geben, die in der Hauptsache den 
anfangs erwfthnten beiden Herren zu verdanken sind. 

\Die Malettorinde ist die Rinde der im sUdlichen Westaustralien ziemlicb 
weit verbreiteten und zum Teil mit anderen Eucalyptus- Arten grosse Bestande 
bildenden Baumart Eucalyptus occidentalis Endl. \Diese Art ist also 
mit dem ursprtinglich aus Australien stammenden und jetzt wegen seiner 
Wirkung auch vielfach in Italien angepflanzten ^Fieberheilbaura** (Eucalyptus 
globulus Labill) verwandt. Bezttglich des letzteren hat sich bestSltigt, dass er 
yermSge seines ausserordentlichen VerdunstungsvermSgens das Klima verbessert 
und das Sumpffieber, die sogenannte Malaria, beseitigt. Die Bezeichnung 
„Maletto- oder Maletrinde" mag wohl auch hiermit in einem gewissen sprachliclien 
Zusammenhang stehen. Die erstgenannte Eucalyptusart kommt namentlicli im 
sild6stlichen Teile des be^jiedelten Westaustraliens vor — etwa zwisehen 30 
und 35 Grad sttdlicher Breite. Ostlich von der Eisenbahnlinie Northam-Albany 
trif ft man ihn allenthalben vereinzelt, bis hinein in die Coolgardie- und Dundas- 
Goldfelder. In Westaustralien heisst dieser Baum wegen der charakteri^tischen 
schirmformigen Gestalt seiner Krone „flat topped Yate^ (Yate ist eiu von 
den Eingeborenen iiberkommener Name); er erreicht im Durchschnitt eine 
Hohe von 20 bis 25 Metern. Die Borke fallt auf durch die eigentiimlich rauhe 
Oberflache und die schwftrzliche Fftrbung; tlieselbe ist, wie bereits erwfthnt, 
bei der Rinde des Handels entfernt.i Herr Dr. Diels teilte mir iibrigens auch 
mit, dass zu der Zeit, a Is er Australien bereiste, noch nichts von einer Ver- 
wendbarkeit der Rinde als Gerbmaterial bekannt war, und dass er dort den 
Namen „Malet-Bark" uberhaupt nie gehort hat. Diese Bezeichnung „MalettQ* 
oder „Malet" ist wahrscheinlich lediglich ein neu erfundener Phantasiename. 
Herr Dr. Diels gibt ferner an, dass in dem weiten Gebiete des Vorkommens 
dieser Eucalyptus -Art ihr Aussehen je nach dem klimatischen Charakter der 
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betreffenden Landschaften stark wechselt. Je weiter man in die regenarmen 
Distrikte kommt, nm so mehr bleibt die Art strauchartig iind yerkUmmert. 
Die schonsten Bestande, wo E. occidentalis stattliche B^nme von 20—30 m 
Hohe bildet, sieht man gegen die Stidkiiste bin, z. B. am Westfuss des Stirling 
Range, aueh ostwftrts von da, in den Niederungen der kleinen Kustenfllisse, 
etwa bis za den Ravenstborpe Hills. Die klimatischen Charakterziige dieses 
beaten Protaktionsgebietes sind folgende: Regenmenge ca. 35—50 cm pro Jahr; 
ca. 6OO/0 des Niederscblages in der kliblen Jabreszeit, d. b. zwiscben Mai 
und September; die beisseste Jabreszeit (Januar bis Mftrz) ist so gut wie 
regenlos. Die mittleren Monatstemperaturen scbwanken von etwa 9^ C. 
(Juli) bis 210 c. (Januar), die mittleren Extreme der Temperatur liegen 
bei 40 C. (Juli), bei 30 » C. (Januar). Die absoluten Kftlte- Extreme fallen 
etwas unter den Gefrierpunkt, die absoluten Hitze- Extreme geben bis 45** C. 
Die Boden, auf denen Eucalyptus occidentalis vorkommt, sind recbt 
verscbiedene : of tonig-lebmig, aber aucb lebmig-sandig; auf reinem lockeren 
Sand ist der Baum von Herrn Dr. Diels niemals geseben worden. 

Nacb diesen allgemeinen Betracbtungen uber die Baumart, von der die 
Malettorinde stammt, komme icb zur Besprechung der Rinde in ihrer Bedeutung 
als Gerbmaterial. \ Die Malettorinde ist unter diesem Namen oder unter irgend- 
einer indifferenten Bezeichnung, unter der sie an ibrem Aussehen als Maletto- 
rinde erkannt wurde, im vergangenen und in diesem Jabre im ganzen in 
38 Mu&tern an die Versucbsanstalt eingesandt worden. Bei den meisten Mustern 
lag der Gerbstoffgebalt liber 40 0/0; der bScbste Gerbstoffgebalt, der bis jetzt 
ermittelt wurde, betrug 52,3 o/o (bei einem Wassergebalt von 14,5 0/0). Nur bei 
6 Mustern ging der Gebalt unter 40 0/0 berunter, der niedrigste Gebalt war 
33,30/0. Die Muster mit den niedrigsten Gebalten stammten, wie aus dem 
Ausseben deutlicb zu erseben war, zweifellos von solcben Sendungen ber, 
die entweder in balbfeucbtem Zustand zum Versand gekommen waren, oder 
die auf dem Transporte Havarie erlitten batten. Urspriinglicb musste man 
in seinen Scblussfolgerungen beziiglicb des Gerbstoffgehaltes vorsicbtig sein, 
denn es lag die Vermutung nabe, dass die Muster, die anfangs von den ver- 
sehiedensten Seiten zur Untersucbung eingescbickt wurden, gar nicbt von 
versehiedenen Partien, sondern lediglicb von einer Partie berruhrten, die man 
zur Einfiibrung dieses Materials nacb Europa gescbickt batte, und dass man 
Muster dieser einen Sendung an die verschiedensten Interessenten verteilt 
batte; bierbei war ferner zu berucksicbtigen, dass man bei einer fiir diesen 
Zweck bestimmten Sendung binsicbtlicb der Qualitat des Materials wobl aucb 
eine besonders sorgfaltige Auswabl getroffen baben wird, dass dieselbe also 
vielleicht nicbt eine Sendung von Durcbscbnittsbescbaffenbeit, sondern etwas 
geschmeichelt gewesen ist. GegenwRrtig liegen jedocb die Verbaltnisse anders. 
Die Malettorinde wird seit einigen Monaten regelmassig in grosseren Partien 
eingefubrt, so dass die Ergebnisse der letzten Zeit ein zutreffendes Urteil 
gestatten. Hierbei bat sicb nun gezeigt, dass der Gerbstoffgebalt der jetzigen 
Sendungen, mit Ausnabme der etwaigen durcb scblecbte Trocknung oder 
Havarie gelittenen Partien, ein durcbaus gleicbbleibender und bober ist. 
Man wird den Gerbstoffgebalt der Malettorinde bei einem durcbscbnittlicben 
Wassergehalte von 14,5 0/0 im Mittel mit etwa 42 0/0 annebmen kSnnen. Die 
durehschnittiicbe Zusammensetzung der Malettorinde ist etwa folgende; 
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Gerbende SubsUnzen .... 42,Oo/o (Sehwankiingen 35-62«/o) 

NichlgerbBtoffe 7,00/o (SchwanknngeD 5— lOO/o) 

UnlSsliches 36,5 o/o 

Wasser . . 14,6 O/o 

100,00/0 

Wir erseben hieraus, dass wir in der Malettorinde ein Qerbmaterial 
haben, das hin&ichtlioh des Gerbstoffgehaltes den bisher bekannten gerbstoff- 
reichsten, wie DiTidivi, Algarobilla, Mangrovenrinde, vollstandig gleicfakoromt, 
in anderer Beziebung von deneelben sieb BOgar yorteilbaft nnterscbeidet. Eine 
wichtige Frage beztiglicb der Verwendbarkeit in der Lederindaetrie let natftrlich 
der Preis; diese let als in gfinstigem Sinne geldet zn bezeichnen. Der Preis 
der Rtnde betrAgt gegenwftrtig inkl. Mahlkosten and Fraeht (frei bis za einer 
in Mitteldentschland gelegenen Gerberei) pro 100 Kilo etwa hOcbstens 21 Mk., 
so dass bicb 1 kg. gerbende Snbstani auf etwa 0,50 Mk. stellt. ^Hiermit 
ist die Malettorinde, mit Ansnahme der Mangrovenrinde, nnter den gegenwftrtigen 
VerhttltnisBen der billigste Gerbstoff j) in Myrobalanen and im Quebrachoholz 
kommt bei den jetzigen hohen Preisen dieser Matenalien der Gerbstoff tenrer 
zn stehen. 

^Ein grosser Vorzng der Malettorinde liegt darin, dass der Gerbstoff 
rich leicht, zum grOssten Teile sehon mit Wasser von gew5hnlicher Temperatur, 
aoslangen lftsst.^ Dies zeigte sich recht deiitlich bei einigen kn Laboratoriam 
ausgefahrten Versnchen, deren Ergebnisse zwar nicht ohne wei teres auf den 
praktischen Betrieb tibertragen werden k<5nnen, aber sehr wohl einen Vergleich 
mit anderen Gerbmaterialien znlassen. Bei diesen Versuchen warde Malettorinde 
einerseits in der Hitze vollstandig extrahiert, anderseits bei gewOhnlicher 
Temperatar, aber im Ubrigen nnter den gleichen Versuchsbedingangen (gleiche 
Extraktionsdaner, dasselbe Mengenverhftltnis zwischen Gerbmaterial and Wasser) 
aosgelangt; bei beiden L5sungen warde die Menge der gerbenden Substanz 
bestimmt and in Prozenten des Gerbmaterials angegeben. Man findet auf 
diese Weise den Gehalt an Gesamt- Gerbstoff and an kaltlCslicbem Gerbstoff. 
Wenn verschiedene Gerbmaterialien derart untersucht werden, so liefern diese Er- 
gebnisse eine gate Unterlage zum Vergleiche hinsichtlich der LSslichkeit des 
Gerbstoffesand ihrerAuslaagbarkeit. ^ei mehreren Malettorinden, die nach dieser 
Richtang bin geprtift warden, ergab sich ein Gesamt-Gerbstoff gehalt von 42— 430/o 
and ein Gehalt von 37— 41 o/o an kaltlSslichem Gerbstoff; der letztere macht also 
etwa 90—950/0 des Gesamt -Gerbstoffes aas. Der Gehalt an kaltlOslichem 
Gerbstoff betrftgt bei Eichen- and Fichtenrinde etwa 70— 80 o/o, bei Quebracho- 
holz nur 50—600/0 des Gesamt -Gerbstoffes. Wir erseben hieraus, dass die 
Lttslichkeit des Maletto- Gerbstoffes eine sehr gunstige ist and dass dieses 
Material fast alle tlbrigen tlbertrifft, mit Ausnahme der Mangrovenrinde, die 
in dieser Beziehang angeflihr auf der gleichen Stufe wie Malettorinde steht. 

(Fortsetzong folgt.) 



Honorary Kditor^ Ehren-Bedakteui, Kedacteur d'honnenr: 
Karl Sehorlemmer in Warms a^b» 
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22. VII. i900. 



GpUegiUfl). 

Mnitioiwl AstociaUoB of Leather Trades Chemists. (1. A. L. T. C.) 
tJationalen Vereines der Leder- Industrie -Chemiker. (I. V. L. L C.) 
Intemadonale Ganrerikenukerforeiiing. (I. G. K. F.) 

lociatioii Internationale des Chimistes de Tlndustrie du Cuir. (A. I. C.I. C.) 
TMoctazione Intemazionale dei Chimici dell' Industrie dei Cuoi. (A. I. C. I. C.) 



Organ der Deutschen Sektion des I. V. L. I. C, 



I. A. L. T. C. - I. V. L. I. C. - A. I. C. I. C. 



Gewiihlt zum Jl^lu comtne 

ardentlichen Mitgliedi Metnbre effectif: 

M. AndrS de la JBrudrCf directeur, Redon (France) proposed by (vorge- 
schlagen durch ; propose par) Ferd. Jean, L, Meunier, J, G. Parker, 

Gewiihlt zum JElu comtne 

ausnerordentL Mitglied : Mem,bre assodS: 

Herr Sigismund Kreczynski, Sraolnastrasse 15, TFarschau (Russland) 
proposed by (vorgeschlagen durch ; propose par) J. Paessler, F, H. Haen- 
lein, L. MansteUen, ■ ■ - 

LONDON, June 1905. I>r.J. Gordon Tarker^ 

Hon. Gen. Seer. 



Elected as 
a Member I 



Elected as 
an Associate: 



Notice. 

The members and associates of the I. A. L. T. C. will shortly receive 
from the corresponding secretary of their country a photogravure of the 
late Honorary Member of the I. A. L, T. C. Prof. Dr. JP. L* Knapp. 

G. Schweitzer 
,^ President of the I. A. L. T. C. 



Mitteilung. 

Die ordentlichen uud ausserordentliehen Mitglieder des I. V. L. I. C. er- 
halten demnftchst durch die korrespondierenden Sekretflre ihres Landes je 
«ine Heliogravure eines Bildes des verstorbenen Ehrenmit- 
gliedes des I. V. L. I. C.,^PrQf. Dr. F. It. Knapp, zugestellt, die der 
I. V. L. I. C. ftir seine Mitglieder * erworben hat. 

Der Prftsident des I. V. L. I. C. 
G. Schweitzer. 
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Notice. 

Les secretaires correspondants des diffArents pays enverront prochaine- 
ment auz membres effectifs et associ^s de leurs sections respectives nne 
heliogravure d'un portrait du prof. Dr. ^, L* Knapp, membre 
d'honneur d^c^d^ d e I'A. I. C. I. C, qne Tassociation a acqutse poor ses 

membree. 

Le president de FA. I. C. I. C, 
&• Schweitzer. 



j«, 



Vorschl^ge zu den vereinbarten Vergleichsanalysen mit 
^^t^ gewachsener Tonerde. 

^^ "T /CH} ' Von H. WISLICENUS, Tharandt. 

\ Ja Iin April wnrde bei der Versammlang der Deut^chen Sektion des 

I. V. L. I. C. zu Frankfurt a. M. der Beschlnss gefa8st,\fiine Serie von Vergleichs- 
analysen mit gewachsener Tonerde und Casein gemeinsam vorzunehmeiy Fiir 
diese Paralleluntersuchung haben sich als Teilnehmer in die Liste eingetragen: 
1. Dr. Popp & Dr. Becker^ Frankfurt a, M.; 2. Deutsche Ver- 
suchsanstalt fUr Lederindustrie, Freiberg; 3. Doerr & Rein- 
hart, Worms; 4. C. Feuerlein, Feuerbach; 5. Cornelius Heyl, 
Zentrallaboratorium , Worms; 6. Dr. KOrner, Freiberg; 7. Prof. Dr. M. 
Philip, Stuttgart; 8. Renner&Co. (Dr. Klenk), Hamburg; 9. H. Wis- 
licenns, Tharandt. Weiterhin hat sich die Firma P. Gulden, Leipzig 
angeschlossen. 

Auf Anregung des Prftsidenten d. I. V. L. I. C, Herm G. Schweitzer, 
warden ferner alien auswftrtigen Sektionsvorstftuden d. I. V. L.*I. C. vom gleichen 
Tonerdematerial Proben ftlr weitere Vergleichsversuche zugehen. 

Die Firma E. Merck, Dannstadt, die die Herstellung dieses Materials 
Hberhaupt Hbemommen hat, hat in sehr dankenswerter Weise fUr diese 
Versuchsreihe zuverlftssiges Material nach Bedarf znnflchst zur Verfttgung ge- 
stellt. Ich bin dadurch im Stande, jedem der Beteiligten einstweilen 50 g 
(ca. 275 ccm) der gewachsenen Tonerde pro aiialyni zuzusenden. Die endgtiltige 
Herstellung haben wir nach eingehenden Versuchen nochmals so vereinbart, 
dass man stets von Merck kHuftig gleichwertige Prftparate wiederbeziehen 
kann. 

Die Herren Dr. R 1 e n k - Hamburg und Hugendubel- Stuttgart haben 
freundlichst zugesagt, die Extrakte zur Verfttgung zu stellen. Als Probematerial 
wSlren geeignet und sind vorgeschlagen worden: je eines der verschieden- 
artigen Eichenholzextrakte, Quebrachoextrakt, Kastanienholzextrakt (eventuell 
noch Mangroven- und Mimoseneztrakt). Erwllnscht wftren ferner ein Sumach- 
und ein Hemlock- oder Fichtenrindenmaterial. 

Die Angaben tiber die Einwage von aufzulQsendem Extrakt werden 
zweckmftflsig von den ausgebenden Stellen auf dem Etikett der Probegefflsse 
genau angebracht, mSglichst so, dass man L9sungen mit nicht wesentlieh mehr 
ala 0,2 0/q Gerbstoff erhftlt. Aus stftrkeren LOsungen wird der Gerbstoff etwas 
weniger gleichmftssig aufgenommen. 
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Die Resaltate sollen yereinbantngsg^mftss deln Vorsitsenden deT Deutschen 
Sektion, Herrn Dr. H. Becker, Frankfurt a. M., Nene Mainzerstr. 53, spfttestens 
zwei Monate nacfa Empfang der Materialien eiDgesandt und yon 
diesem im ,, Collegium^ bekannt gegeben werden. 

Ich geatatte mir nun hier, wie verabredet, Vorschlftge zur Arbeitsweise 
init der (demnftchst von mir anszasendenden) gewachsenen Tonerde zn machen, 
die mSgliehet genati eingebalten werden mSgen. SoIIten Abweichungen yor* 
kommen, so wird ersncht, diese bei Mitteilang der Ergebnisde an Herrn Dr. 
Becker anzugeben. Ich halte ea zur Erkennnng etwaiger anderer Fehler- 
qaellen fUr wtlnschenswert, dass ancli Wa^ser und QesamtlOsliches bestimmt 
und deren Anteil nebst Niehtgerbetoffe in Prozenten, die Nichtgerbstoffe und 
GesamtlQslichee auch in g angefUhrt werden. Ich erlaube mir, alle Rleinig- 
keiten der Arbeitsweise anzufilhren, soweit man yon den bisher yereinbarten ') 
Methoden (yergl. Frankfurter Protokoll, No. 192) abweicfaend arbeiten muas. 

Ausftlhrung. 

Ermittelung der Nichtgerbstoffe (nach der Tonerde -Schilttel- 
raethodp): Von frisch au8g<»gltihter gewachf^ener Tonerde (AlaOs) werden ftlr 
jede Einzelbestimmung je 8,5 g in je 2 trockne mit der Analysennummer sig- 
nterte Reagensglftser eingewogen (nuf der ^^technischen'' Handwage bis 0,02 g 
genflu), die Glftser mit Gnmmistopfen yerschlossen gehalten. Erst wird ein 
Reagensglasinbalt in 2 bis 3 Teilen, dann der Inhalt des andern 
Reagensglases in mOglichst kleinen Portionen und in Zeitabschnitten 
von 3 bis 4 Minuten in die 100 ccm Extraktl^ung eingetragen, jedesmal gut 
dnrchg«'8ch11tteH und kurz absitzen gelassen. Wenn alles eingetragen ist, So 
wird genau 6 Minuten im kochenden Wasserbad erwftrmt, wieder kurz ab- 
sitzen gelassen und dann gleich an der Saugpumpe filtriert (nicht tiber Nacht 
dtehen lassen!). Die Fliissigkeit muss yollig ehtfftrbt sein. 

Das Filtrieren bedarf eines gpw5hnlichen Rundfilters von 11 cm 
Durchmesser, damit giit ausgewaschen werden kann. Griindliches Aus- 
waschen mit kochendem Wasi^er ist erforderlich, damit die tatsftchlichy wenn 
auch meist nur in ganz geringer Menge, („kapillarolytisfh", in answaschbarer 
Form) zurttckgehaltenen Nichtgerbstoffw und GaUuffSfture ins Filtrat gelangen. 
Bei Materialien, welche sich davon enthalten, macht das unter Umstflnden 
viel aus. 

Es mnss de-halb hier dasGesamtfiltrat tnit den Wttschwllssem 
zur Ermittelung der Nichtgerbstoffe verwendet werden. Die Masse auf 
dam Filter wird deshalb wenigstens 4 mal, nach jedesmal vSlligem Ab- 
laufen der Fltlssigkeit, mit siedendem Wasser durch AuffUllen des 
Filters ausgewaschen, bia einige Tropfen auf dem Platinblech oder Uhrglftschen 
eingedampft, keinen deutlichen RiU-kstand mehr hinterlaSJ^en und mit dem 
ganzen Filtrat in der natttrlich mehrinals nachzufiillenden Nickelschale^) ein- 
gedampft, der Rttrkstand im M5sIing»*r-SchrHnk erst 3 Stunden, dann tioch- 
mala 1 Stunde fUr die Wflgungen getrocknet. 



•) nConegium" ld04, No. 100. S. 81 ff. u. 90 ff. u. 1«», No. 162. 
•) 8. Collegium 1904, No. 92, S. 28. 



Digitized by 



Google 



) B«ll«|f «M IM&mukl - FrtnMHH a. M. 1906. 

- ■ . I -■ . ■ . -■ 

Diese Nichtgerbstoffe sind in g and m5glicli9t anch in 0/0 des Eztraktes 
nebst GesamtKtolichem (iu g) und Gerbstoff (in 0/0) anzngeben. 

Sollte die Analyse weeentlich flber O,2O/0Qerbstoff in derLosting 
ergeben haben, so wftre eine Wiederholong mit entsprecfaend geringerer Ein- 
wage nOtig. 

Bei den kaltldslichen and salfithaltigen Extrakten (Renner Ideal) wie bei 
ausgesprochen sftnrehaltigen Gerbl^angen im Gegeneatz za den gewdhnlichen 
Ebctrakten entstehen znweilen schlecht filtrierende Precipitate, beeoDders, wenn 
diese mit der FlUssigkeit irgend za lang stehen geblieben sind. Die Gerbstoff- 
fftllnng ist aber trotzdem vollst&ndig. Am meisten st5rend scheint neben 
Gallassfture und anderen Sfloren ein Gehalt an fettsaaren Alkali- 
sal z en (Seifen) zu sein, die geradeza als „SchatzkoIloide^ die ydllige FftUnng 
verhindern, trUbe Filtrate and schwankende Resnltate veranlassen. Dies 
mag bei Sumach (neben Gallassfture) die grossen Fehler bedingen. 



it. i£tf 



Ueber Malettorinde. 



Mitteilungen aus dem Laboratoriam der Deutschen VersuchsanBtalt fttr Lederindostrie 

zu Freiberg i. S. 

O^^C^^^^^-*^ . V^^ ^- JOHANNES PAESSLER. 

/ (FortsetzungO 

Bei der weiteren Prtlfung der Malettorinde warden in dem einen Falle 
Muster derselben Sendung bei verschiedenen Temperaturen extrahiert und die 
Losungen dann analysiert. Die Ergebnisse, durch welche die obigen Angaben 
bestfttigt warden, waren folgende: 

Auslaugetemperatar. 
200 C. 40® C. 600 c. 80® C. lOO® C. 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Gerbende Substanz 39,0 40,6 42,7 42,3 43,7 

Nichtgerbstoffe 9,3 9,3 8,9 7,3 7,7 

UnlCsliches 37,2 35,6 33,9 35,9 34,1 

Wasser . 14.5 14,5 14,5 14,5 14,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Wenn bei der Auslaugung im Betriebe, wie bereits erwfthnt wurde, die 
Verhftltnisse sich auch nicht so vorteilhaft gestalten werden, so ist doch dnreh 
diese Versuche der Beweis fiir die LeichtKJslichkeit des Maletto- Gerbstoff es 
erbracht. Da der Gerbstoffgehalt der Rinde selbst ein hoher ist, so wird 
man sich infolgedessen aus derselben/' lei cht hochgradige BrUhen herstellen 
konnen./ Es geht dies aus einigen Versuchen hervor, die ich nach dieser 
Richtung hin ausgefiihrt habe. Bei der einmaligen Behandlung yon 100 g 
Rinde mit 1 I Wasser bei gew5hnlicher Temperatur wurde eine Brtihe von 2,0® Be. 
und bei der einmaligen Behandlung yon 200 g Rinde mit 1 1 Wasser bei etwa 
30® C. eine Brtihe yon 4,3® Be. erhalten. Hieraus ist ersichtlich, dass man 
mit Hilfe yon Malettorinde leicht starke Brtlhen herstellen kai»n. Man wird, 
I wenn man dieses Material in einer sachgemftss angelegten Extraktionsbatterie 
nach dem Gegenstromprinzip auslaugt (die mit dem frischen Material zusammen 
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kommenden Brtlhen besitzen gewQhnliche Temperatur, wfthrend das bereits 
st&rker ansgelaugte Material alsdann in der Hitze extrahiert wird), Brilhen 
von darchschnittlieh 8—10^ B^. erhalten.| Bei der gleichen Art der Eztraktion 
verhfilt sich ansser der Mangrovenrinde kein anderes Gerbmaterial bo giinstig. 

Wenn auch der Malettogerbstoff bereits bei gewOhnlicher Temperatnr 
sich leicht I5st, so soil man sich bei der Extraktion der Rinde ira Betriebe 
nicht anf die kalte Auslangnng beschrftnkeny sondern znletzt auch h5here 
Temperaturen bis zur Siedehitze anwenden./ Wasser von hQherer Temperatur 
wirkt besser erweichend auf das Material, so daa^ dann die Diffnssion der 
Gerbstoffldsnng in die ftnssere Briihe besser von statten geht. Anf diese Weise 
gelingt es im Betriebe, die Malettorinde bis anf 3— 40/o rUckstandigen Gerb- 
stoff anszulangen, so dass, anf die ursprungliche Substanz nrng^rechnet, nur 
etwa 2 — 30/0 dea Gesamt-Gerbstoffes nicht zur Ansnutzung gelangen; es ent- 
spricht dies hinsichtlich/ der Anslangang etwa einer Ausnutzung von 97— 980/o. • 
Bei anderen Gerbmaterialien liegen die Verhaltnisse viel ungiinstiger. Selbst 
bei einer gut eingerichteten Extraktion wird bei Eichenrinde, Fichtenrinde 
und Qnebrachoholz die Ansnntzung des Gerbstoffes nicht h5her als 70 — 8OO/0 / 
sein. Bei Qnebrachoholz tritt noch weiter der ungilnstige Umstand hinzu, 
dass bei Herstellung stflrkerer Brtihen ein Tell des in der Hitze in LSsung 
gegangenen Gerbstoffes beim Erkalten sich wieder ansscheidet, so dass dieser 
Teil fiir die Gerbnng verloren ist; tatsaehlich stellt sich die Ansnntzung b<l 
Qnebrachoholz wohl noch ungiinstiger als oben angegeben wurde. In dieser 
Beziehung verh9.lt sich die Malettorinde sehr vorteilhaft; man kann sich sehr 
Starke Malettobriihen herstellen, /ohne dass beim Erkalten derselben Ab- 
scheidungen von lOslichem Gerbstoff zu beftirchten sind. Man hat also hier/ 
den Vorteil der besseren Ausnutzung und der klaren Brtlhen;/ 
es werden bekanntlich bei der Gerbung mit klaren Brtihen bessere Wirkungen 
erzielt, als mit stark getrtibten. Auch bei Iftngerem Stehen bleiben die Maletto- 
brtihen klar. Die Untersuchungen dartiber, ob hierbei eine Gerbstoffabnahme 
stattfindet, sind noch nicht abgeschlossen. Aus den bis jetzt vorliegenden 
Ergebnissen muss man folgern, dass der Gerbstoffgehalt keine Abnahme erf&hrt. 

Da der Malettogerbstoff bei Benutzung von Temperaturen bis zur Siede- 
hitze des Wassers bei gew5hnlichem Druck sich leicht lost,/ so ist es nicht 
zweckmftssig, dieses Material, wie dies in manchen gerberischen Betrieben bei 
der Auslaugung von Gerbmaterialien zu ihrer besseren Ausnutzung. erfolgt, 
tinter erhShtem Dampf druck, bei dem es viel hOheren Temperaturen ausge- 
setzt ist, zu extrahieren, ^Ich habe mich davon tiberzeugt, dass bei Anwendung 
von h5herem Dampfdruck einerseits betritchtliche Gerbstoffzersetzungen statt- 
finden, deren HQlie mit der Steigerang des Dampf druckes zunimmt, anderseits 
eine wesentliche Verschlechterung der Farbe, welche die so erhaltenen Brtihen 
dem Leder erteilen, stattfindet. Auf den letzteren Umstand komme ich 
spater bei der Besprechung der Farbe, die das Leder bei dor Gerbung mit 
Malettorinde annimmt, ausftihrlicher zurliek. Bei den in der Versuohsanstalt 
ausgefiihrten Versuchen wurde von der gleichen Malettorinde ein Quantum 
unter gewtthnlichem Druck bei 100® extrahiert, ein anderes Quantum wurde 
mit Wasser zunftchst 2 Stunden lang im geschlossenen Apparat bei 
2 Atm. Druck (entspr. einer Temperatur von 120,5® C.) behandelt und dann 
volUtftudig extrahiert; ein weltered Quantum wurde bei 4 Atm. Druck (entspr. 



Digitized by 



Google 



S84 ^ColtefteiH*, iHtt#n t oli « Hi H li ttol m iMM Btil in «m H itrm i Hrt. — FfMiMlirt a. M. IMS. 



S^B^Sf 



•iner Temperatnr tod 144® C.) and das letzte Qaantnm bei 6 Attn. Dnick 
(entfpr. einer Temperatnr von 159<^ C.) in entfiprechender Weise bebandelt and 
extrfthiert. Die to erhnltenen Lt^snngen wnrden analysiert and die ErgebnisM 
aaf die angewandte Malettorinde amgerechii«t Die Resaliate waren folgende: 

1 Atm. 2 Atm. 4 Atm. 6 Atm. 

100»C. 120,5»C. 144«C. 1590C. 

o/o o/o o/o ■ o/o 

Gerbende Sabstanz 43,7 43,5 37,7 20,8 

Nichtgerbstoffe 7,7 10y6 14,8 18,3 

UnlO»licbe8 34,1 31,5 33,0 46,4 

Wasser 14.5 14,5 14.5 14,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Bei h5heren Dracken finden alsjif ganz betrftchtlicbe Gerbstoffzerseteangen 
aiati. Die Menge der Idslichen Nichtgerbstoffe wird hierbei erb5ht. Abge* 
aehen hiervon ist von der Extraktion nnter h5herem Drack abzoraten, weil 
die Farbe der Brflhen and der damit hergestellten Leder wesenilieb vor- 
schlecbtert wird.| 

Was die /Farbe anbelangt, die die Malettorinde deni damit gegerbten 
Leder erteilt, so ist die.s«lbe, wie eine fftr die^en Zweek yorg^nommene Probe- 
aasgerbang zeigt, eine sebr hell^; sie besitzt noch einen Stich ins Orange, 
der xunAcbst etwas fremdartiges hat. Im grossen and ganzen weicht diese 
Farbe aber nicht sebr von d**rjenigen der reinen Eichenlohgerbnng ab^ 
Bei Kombination mit anderen Gerbmaterialien wird aui*h diese Farbe v^r- 
deckt werden. Ein weiterer wichtigwr Punkt ist der, wie sich die mit Maletto- 
rii»de gegerbten Leder /bei Illngerer Belichtung verhalten. Bei Versnchen 
mit zwei Ledern, die mit zwei yon verschiedenen Sendungen herriihrenden 
Mafettorhiden aosgeffihrt warden, zeigte sich, dass/nach mehrwSchiger Be- 
licbtang eine ganz bedentende Nachdnnkelang eintritt, wobei das Leder 
einen ansgeprRgt roten Ton, etwa den der Mangrovengerbnng, annimmt/Die 
sasgelegten Tafeln zeigen die Lederstlicke in der arsprUnglichen Benchaffenheit 
Hnd naeh einer zweimonatlicben Belichtung, wflhrend welcher sie stets dem 
direkten Sonnentieht, soweit es die Witt^vangsverhftltnisse erlaabten, aasgesetzt 
iraren. £s ist dies die erste ungiinstige Eigent^chaft, die wir bei d^r Matetto- 
rinde kennen ge)ernt haben, die aber bei der Verwendang dieses Gerbmaterials 
bertlcksichtigt werden mnss./Es wird sich die Malettorinde nicht ftir soKhe 
Zwecke eignen, bei denen das Leder seine nrspriingiiche hell^ Farbe wfthrend 
deft Gebrauehs m^Jglichbt beibehalten soil, oder in solchen Fallen, bei denen 
das Leder in einer hellen Farbe ausg*»farbt wird, die sich nnter dem Einflasse 
yon Laft and Lieht tnnlichwt nicht verftndem soil. ^ Eine weitere Tafel gibt 
Aafschlass tiber die Wirkang von Malettobriihen, die durch Aaalaagang' der 
Rinde bei einer Temperatnr von 100» C, bezw. von 120,5®, von 144® nnd 
von 159® C. erhalten worden sind, auf das damit gegerbte Leder (vergl. aneh 
die bereifs weiter oben gemachten Mitteilu' gen); j^ hOher die a»»gtewandte 
Temperatnr, um so dankler ist die Farbe des Leders. / Feraer wnrde bei den 
betiefft-nden Probeausgerbangen die Wahrnehmnng gemacht, dass die miter 
Dampfdroek hergestellten Gerbebrclhen aach im ttbrigen ein mangelbaftes 
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Leder lieferten; dasselbe war nach dem Trooknen nicht weich nnd voll, 
sondem hart nod blechig. / 

Hinsichtlich des Gehaltes an Nichtgerbstoffen, speziell an zuekerartigen 
Stof fen ist anzuftihren, dass dftrselbe gering ist. Die ersten schwanken, wie 
oben erwahiit wurde, von etwa 5— lOO/o und betragen im Mittel 70/o. Die 
Nichtgerb^toffe treten also im VerhS-ltuis znm Gerbstoff sehr zurtick. Die 
Malettorinde verhftlt sich in dieser Beziehung etwa ebenso wie die Mangroven- 
rinde. Der Gelialt an zuckerartig^^n Stof fen betrug in dem einen Falle 3,9 o/o. 
Auf 100 Teile gerbende Snbstanz kommen etwa 9 Teile zuckerartige Stoffe. 
Aus diesen niedrigen Gehalten an Nichtgerbstoffen, spez. an zuekerartigen 
Stof fen, ist zu folgern^dass die Malettorinde die Eigenschaft, in den Brilhen Sftnre 
zn bilden, nor in geringem Masse besitzt; sie steht in dieser Beziebung etwa 
auf der gleichen Stufe wie Mimosenrinde und Valonea,/ Man muss aus dieser 
Tatsacbe den Schluss zieben, dass die Malettorinde dort, wo es auf eine starke 
Sfturebildung ankommt, /also in der Unterledergerberei, nur unter gleichzeitiger 
Verwendung ' solcher Materialien, die Sfture in reichlicher Menge bilden, 
verwendet werden kann, oder es muss wfthrend der ersten Stadien der 
Mangel an Sd,ure durcb direkte Zugabe derselben (EssigsAure, Milchsflure) 
ersetzt werden. f^ 

Um die Malettorinde auf die praktische Verwendbarkeit als Gerbmaterial 
zu prUfen und um festznstellen, ob dieselbe dem Leder irgendwelcbe 
charakteristische Eigenschaften erteilt, sind in der Versuchsgerberei der 
Versuchsanstalt mehrere Gerbversuche mit ganzen Fellen und mit ganzen 
Croupons angestellt worden, die jedoch nooh nicht yollstftndig zum Abschlnra 
gehracht sind. Bei dem ersten dieser Versuche wurden zwei Kalbfelle, di« 
zuvor in einer schwachen abgestumpften Far be und unter Zusatz von gana 
wenig Fichtenlohe zwei Tage angefftrbt worden waren, durcb Einhftngen in 
diese Farbe und durcb Zusatz von steigenden Malettorindenmengen (auf die 
spezielle Beschreibung dieses Versuchs soil bier nicht nfther eingegangen 
werden) voUstftndig gar gemacht. Es wurde bei diesem Versuche absichtlich 
von der Verwendung anderer Gerbmaterialien Abstand genommen, um reoht 
deatlich die Wirkung der Malettorinde kennen zu lernen. Bei dem Zusatz der 
Rinde wurde nattlrlich sehr vorsichtig verfahren, damit plotzliche und starke 
Steigerungen im Gerbstoffgehalte der Brtthen nicht vorkommen konnten. Bei 
der Gerbung verliof alles normal; die Narbenbildung war gut, die Gerbung 
verlief regelmftssig und ging auch schnell von statten. Der Gerbeprozess 
dauerte im ganzen 88 Tage. Nach beendigter Gerbung wurden die Felle gut 
ausgewaschen uiid in ttblicher Weise auf braunes Kalbleder zugerichtet; die 
Fettung erfolgte mit einem Gemisch von Tran, Talg und Degras. Das fertige 
Leder ist von durchaus oormaler Beschaf fenheit ; die Farbe ist hell und 
gleichmftssig, das Leder zeigt eine feine und gleichmassige Narbe, eine glatte 
Fleischseite und ist von grosser Zahigkeit, der Schnitt ist gleichmSssig, 
geschlosaen und glatt. Ungiinstige Eigenschaften konnten an dem Leder nicht 
wahrgenommen werden. Dieses Ergebnis kann mithin als ein durchaua 
gtlnstiges bezeichnet werden. Wenn die Malettorinde bei einem kleinen Versuche, 
bei dem sich die in einem gerberischen Betriebe herrschenden Verh&ltniB8a 
nicht so streng durchfUhren lassen, vorteilhafte Resultate liefert, so kann man 
dies bei der Gerbung gani;er Fartien wohl erst recht erwarten. Das gleiche 
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gilt denn anch von Kombinationen der Malettorind^it anderen Gerbmaterialien; 
wenigstenB wird eine Mityerwendung von Maim^ltiode keinen nachteiligen 
Einf 1x188 ansiiben. 

Ausser dem Versuch mit den zwei Kalbfellen wurde eiri anderer mit 
zwei Bindcroupons augestellt, die za Vacheleder gegerbt werden soUen. 
Hierb'ei warden die beiden Croupons ssun&chst in einer alten Vachelederfarbe 
durch Einhftngen abgefflrbt und dann schloss sich die eigentliche Angerbang 
mit aliinfthlig und regelmftssig steigenden Mengen von Malettorinde an. Die 
von Zeit za Zeit aasgefischte Lobe wurde mit beissem Wasser ausgelaugt and 
diese Briihe der Farbe zngesetzt. t)ie Gerbuiig in der Hftngefarbe wurde 
fortgesetzt, bis die Croupons nabeza durcbgebissen waren. An diesen Teil der 
Gerbung schloss sich ein Satz an, in welchem als Versetzmaterial ein Gemisch 
von Fichtenlohe und . Malettorinde verwendet wurde; zum Abtrftnken diente 
die Brtibe aus der Farbe. In diesem Satz befinden sicb jetzt die Croupons, 
80 dass also der Versuch iiberhaupt noch nicht abgescblossen ist. Im zweiten 
Satz kommt als Versetzmaterial ein Gemisch von Eichenlohe und Malettorinde 
zur Verwendung. Soweit sidj^^uf Grund der beim Verlaufe dieses Versuches 
gemachten Beobacbtungen ein Urteil abgeben Iftsst, ist auch bier alles normal 
vor sich gegangen, so dass man in diesem Falle ebenfalls ein gtMtiges Er- 
gebnis er war ten kann. 

Wenn diese Versuche sich auchnur auf einzelne Lederarten beschrftnkt 
faaben und diese auch noch nicht vollstftndig abgescblossen sind, so Iflsst sich^ 
aus denselben doch bereits ersehen, dass/ die Malettorinde hinsichtiich ihnir 
Gerbewirkung eigentlich keine nachteilige Eigenschaft besitzt, auf Grand 
welcher sie sich fiir manche Lederarten iiberhaupt nicht eignen wttrde. Es 
ist nur die eine kleine Einschrftnkung zu macben, dass es sich nicht empfiehlt, 
die Malettorinde in grdsserer Menge zu solchen Lederarten zu verwenden, 
bei deren Benutzung die ursprtingliche helle Natur farbe erhalten bleiben soli 
Oder die in einer hellen Farbe ausgefllrbt werden sollen. Es ist aneunehmen, 
dass die Malettorinde mit obiger Einschrftnkung anteilig und in Kombination 
mit anderen Gerbmaterialien sich fUr alle Ledersorten verwenden Iflsst. 

(Schluss folgt.) 



Notes and Queries. — Sprechsaal. -* Tribune libra. 

I. A. L T. C. I. V. L. I, C. A. I. C. I. C. 

Notre Eminent confrere et vice -president, le T>r. Hoh. Lepetit a 6t6 
nomm6 par sa Majesty le roi d'ltalie chevalier de la couronne d*Italie. 
Nous nous r6joui88ons bien sinc^rement de la distinction bien m6rit6e qui a 
6t^ accord^e k notre confrere et le prions d'agreer nos plus chaleureuses 
felicitations. Le IWd. 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, Redacteur d'honneor: 
Karl Scharlwnmer in Worms a. Bk. 
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Oesterreichisch - ungarische Sektion. 

Sekannttnaeh/ung* ■ 

Es soil Montag, deni^. August^ eine Versammlung der Mitglieder 
der 58ter.-ang. Sektion in JPrag stattfinden. 

Da auch die Dispositionen, welche in Bezug des Kongresses, welcher 
nftchstes Jahr in Prag abgehalten werden soil, zur Besprechung kommen sollen, 
ist eine rege Teilnahme sehr erwUnscht . nnd wir zflhlen auf das Erscheinen 
zahlreicher Mitglieder. 

Die Versammlung wird im HOrsaal von Herrn Ho f rat Prof. 
Dr.Gintl, dentsche technische Hoehschule, Hnssgasse, abge- 
halten werden. 

FUr die zuvorkommende Liebenswiirdigkeit, mit welcher Herr Hofrat 
Gintl uns seinen H5rsaal zur VerfUgung stellt, sprechen wir ihm im Namen 
der 58ter.-ung. Sektion des I. V. L. I. C. nnsem innigsten Dank aus. 

Mitglieder der auslllndischen Sektionen, sowie Vertreter der Leder- 
und Gerbstoffinddstrie, werden als Gftste sehr willkommen sein. 

Baztok, den 19. Juli 1905. 

Der Prttsident der 6ster. - ung. Sektion des I. V. L. I. C. 
6r. Schweitzer. 



Ueber Malettorindi^ . 

Von Dr. JOHANNES PAESSLER. 



/? 



/>y^ V 



(Schluss.) 

Meines E^achtens erscheint sie namentlich geeignet, als teilweiser Ersatz 
dort zu dienen, wo bisher Mimosenrinde und Qnebrachoholz zur Gerbung heran- 
gesogen worden sind ; namentlich von letzterem nnterscheidet sich die Maletto- 
rinde in mehrfacher Beziehnng sehr vorteilhaft. Femer kann dieses Material 
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als teilweiser Ersatz der Eichenrinde dienen ; es werden hierdurch die Gerbe- 
kosten erniedrigt und Ansserdem die mit der Verwendung eines hochprozentigen 
Gerbmaterials Terbundenen anderen Vorteile erzielt. Nach australischen 
Berichten soil sich daselbst die Malettorinde ausgezeichnet als Gerbmaterial 
ftir Scbafleder and auch ftir schweres Sohlleder bewilhrt haben. 

Soil die Malettorinde als Gerbmaterial Verwendung finden, so muss 
dies unter BerUcksichtignng ibrer Eigenschaften und der dem Gerb- 
prozesse zugrunde liegenden Gesetze erfolgen. Es sollen hierliber einige 
allgemeine Anhaltspunkte gegeben werden. Bei der Verwendung ist in erster 
Linie auf den bohen Gerbstoffgehalt und die Leicbtl5slicbkeit des Maletto- 
gerbstoffes Riicksicht zu nebmen. Erfolgt nacb dieser Ricbtung bin keine 
sacbgemftsse Anwendung, so mtissen Misserfolge eintreten. Soil der Maletto- 
gerbstoff in den Farben yerwendet werden, so muss der Zusatz in Gestalt 
der zerkleinerten Rinde sebr yorsichtig und in nicbt zu grossen Mengen anf 
einmal erfolgen; nocb besser ist es, bier fur die Malettorinde gemeinsam 
mit anderen Gerbmaterialien zu extrabieren und die so hergestellte Brtihe zur 
Stellung des Farbenganges, dessen einzelne Farben in der Briibenstftrke regel- 
mftssig steigen sollen, zu yerwenden. Soil der Malettogerbstoff in den Versenken 
und Sfttzen benutzt werden, so muss die zerkleinerte Rinde mit dem iibrigen 
Streumaterial sebr sorgfftltig durcbmischt werden und darf hierbei den iibrigen 
Gerbmaterialien gegenuber nicbt zu stark yorwiegen, oder es dient die aus 
Malettorinde erzeugte Brilbe zum Verstflrken der Abtrftnkbriihen. Bei beiden 
Verwendungsweisen ist darauf zu achten, dass die Leder in gentigend gegerbtem 
Zustande in die Versenke bezw. Satze gelangenj Wird die Malettorinde extrahlert, 
so ist es zweckmftssig, diesselbe fein zu mablen und mit solchen Gerbmaterialien 
zu miscben, die im zerkleinerten Zustande nicbt pulverig sind, z. B. Fichten- 
lohe, Eichenlobe, Quebracboholz, Mimosenrinde. 

Die Gerbstoffextrakt-Fabrikation bat sich bald nacb dem Erscheinen 
der Malettorinde auch dieses Produktes bemftcbtigt und Extrakte flir die 
Zwecke der Gerberei erzeugt, und zwar regulftre, deren AuflSsung zur 
Erzielung einer besseren und schnelleren Losung yorteilhafterweise in der 
Wftrme erfolgt, und kaltlSslicbe, aus denen durch Verdttnnen mit Wasser 
yon gewdbnlicber Temperatur Briiben jeder beliebigen Stftrke bergestellt 
werden konnen. /In der Versuchsanstalt sind schon wiederbolt Maletto- 
extrakte untersucht worden. Die Dicbte derselben scbwankte von 22—24'^ 
Be., was einem Wassergehalte von etwa 59—550/0 entspricbt. Der Gerbstoff- 
gebalt variierte von 30 bis 360/o, liegt also bei den Extrakten von dieser 
Konzentration niedriger als in einer Malettorinde von mittlerem Gerbstoff- 
gebalte. Die sAmtlichen bis jetzt untersuchten Muster entbielten entweder 
gar kein Unlosliches oder nur Brucbteile eines Prozentes. Die mit derartigen 
Extrakten ausgegerbten Leder zeigten durchweg eine etwas dunklere Farbe 
als die mit der Rinde oder deren Briihe ausgegerbten Leder. Die Maletto- 
extrakte baben gegenuber der Rinde den Vorzug, dass aus denselben auf 
einfacbe Weise Briiben jeder beliebigen Starke erzeugt werden kQnnen und 
dass die Ausnutzung des Gerbstoffes bei der Verwendung eine nocb bessere 
als bei der Rinde selbst ist. Diese Extral^ haben aber den Nacbteil, dass 
dieselben einen niedrigeren Gerbstoffgebalt als die Rinde selbst anfweisen, 
dass man also beim Einkauf von Extrakt, auf glelche G^rbstoHmeoge. bezogen, 
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eine grOssere Menge als beim Einkanf yon Rinde transportieren xnnss; dadurch 
erhOhen sich die Frachtkoeten fttr 1 kg gerbende Substanz. Nach den ein- 
gezogenen Erkundigungen kosten 100 kg Malettoextrakt mit einem Gerbstoff- 
gehalt yon etwa 320/o franko einer in Mitteldeutschland gelegenen Gerberei 
etwa 24 — 28 Mk., so dass sich 1 kg gerbende Substanz im Mittel auf ca. 
0,80 Mk. stellt, also nicht unwesentlich hdher als in der Rinde selbst. Es 
bleibt nun fiir die Lederindnstrie eine Sache der Kalkulation, festzustellen, 
ob es Yorteilhafter ist, fertigen Eztrakt zu kanfen oder sich die Rinde selbst 
za eztrahieren. 

/Ans alien den mitgeteilten Tatsachen geht heryor, dass wir es in der 
Malettorinde mit einem Gerbmaterial zu tun haben, das wegen seiner yor- 
teilhaften Eigenschaften die h^chst^e Beach tang yerdient and yon dem zu 
erwarten ist, dass es sich einen dauernden Platz in der Lederindustrie erobert. 
Die Malettorinde wird in einzelnen Betrieben schon regelmftssig yerwendet, 
worans heryorgeht, dass man daselbst liber die Versnchsstadien hinaus ist 
and hierbei zu befriedigenden Ergebnisssen gekommen ist. Hierbei wirft sich 
die Frage auf, ob es mSglich sein wird, den mit der Zeit steigenden Bedarf 
an diesem Gerbmaterial dauernd befriedigen zu ktinnen und stets ein Produkt 
yon derselben guten Qualitftt zu liefern, selbst wenn die Vorschrif ten , die 
seitens der australischen Regierung infolge der anfttnglich herrschenden 
Pllinderung erlassen worden sind, strong befolgt werden und wenn fiir 
Wiederpflanzung der BSlume Sorgo getragen wird. Auf Grand der yorher 
mitgeteilten Angaben des Herrn Dr. Diels ist wohl anzanehmen, dass die 
Maletto-Bestande Australiens nicht so umfangreich und unerschQpflich wie 
die Quebrachoholz-BestSlnde SUd-Amerikas sind. Es ist also nicht ausge- 
schlossen, dass nach einer yerh&ltnism&ssig kurzen Reihe yon Jahren diese 
australische Gerbmaterialquelle wieder erschOpft ist. Falls sich die Maletto- 
rinde in der Praxis dauernd bewtthrt, was nach den bisherigen Erfahrungen 
aller Wahrscheinlichkeit nach der Fall sein dlirfte, so ist es empfehlenswert, 
unsere kolonialen Kreise auf dieses Material aufmerksam zu machen, damit 
in unseren Kolonien eyentuell Anbauyersuche gemacht werden, in fthnlicher 
Weise wie man die Mimose, die wertyolle Gerberinde liefert und die 
ursprunglich ebenfalls nur in Australien auf Gerberinde genutzt wurde, seit 
einer Reihe yon Jahren in Sildafrika, speziell in Natal, zur Gewinnung der 
Rinde anbaut, and zwar die Mimosenart Acacia moUissima. 

Um den hierbei in Betracht kommenden Kreisen mit nSheren Angaben 
dienen zu k5nnen, habe ich Herrn Dr. Diels noch am yerschiedene Auskttnfte 
gebeten, speziell darttber, welche Gebiete unserer Kolonien er auf Grund 
ihrer klimatischen und geologischen Verhftltnisse zum Anbau des Baumes 
Eucalyptus occidental is fiir die geeignetsten halt. Uber den mir hierauf in 
glitiger Weise erteilten Bescheid mache ich in folgendem noch Mitteilung: 

Uber die Schnelligkeit des Wachstums und iiber das Alter der jetzt 
znr Fallung gelangenden BestSlnde konnten keine Angaben gemacht werden. 
Au8 einer anderen Mitteilung geht heryor, dass die Malettobaume, die zur 
Fallung gelangen, einen Durchmesser, etwa 1 m liber der Erde gemessen yon 
mindestens 21 cm haben mtissen^es scheint sich demnach um ziemlich alte 
Baume zu handeln, yorausgesetzt, dass nicht etwa das Wachstum ein sehr 
schnelles ist. Es wftre Ubrigens sehr interessant, den Gerbstpffgehalt der 
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Rinde von Bftmnen Terschiedenen Alters zn ermittelo, nm festznstellen, ob 
die Rinde erst in hoherem Alter gerbstoffreich ist o<1er ob die Gewinnimg 
bereits in jngendlichem Znstande lohnt. Die Mimosen kOanen schon in einem 
Alter yon 8—12 Jahren anf Rinde genntzt warden; dieselbe ist in diesem 
Alter bereits sehr stark und auch sehr gerbstoffreich. Herr Dr. D i e 1 s teilt 
beziiglich des Wachstnms noch mit, dass manche Encalypttis - Arten enorm 
schnell wachsen, andere dagegen ziemlich langsam; das Wachstnm jeder Art 
hftngt ttbrigens sehr yon der Ortlichkeit des jeweiligen Standortes ab. Ob 
Eucalyptus occidental is in unseren Kolonien gedeiht, muss versucht werden. 
Streng genommen eutspricht keine dayon in klimatischer Hinsicht dem siid- 
westlichen Austral ien, da wir fast nur Gebiete mit Sommerregen d. h. Regen 
zur Zeit der wftrmeren Periode des Jahres haben, nicht aber solche mit 
Winterregen, wie es in SUdwest-Australien der Fall ist. Manche Eucalypteen 
sind aber in dieser Hinsicht sehr akklimatisationsffthig, nnd gerade siidwestliche 
Arten, wie Eucalyptus marginata und Eucalyptus calophilla, haben sich in 
Ceylon, Indian, sogar auf Sansibar gut fortbringen lassen. Ftlr Eucalyptus 
occidentalis wftren wohl die besten Chancen im Hererolande, auch im westlicheo, 
hochgelegenen Telle Ostafrikas, yielleicht auch im Innern yon Togo, dagegen 
wUrde er wohl in feuchten Gebieten, also KUste yon Ostafrika, Kftste yon 
Kamerun, Samoa, Neuguinea usw. nirgends fortkommen. 

Auf jeden Fall wttre es von hohem Werte, wenn unsere kolonialen Kreise 
das Augenmerk auf diese, die Malettorinde liefemde Eucalyptus - Art richten 
und eventuell Anbauversuche in unseren Kolonien machen wUrden. Gelingen 
diese Versuche, so wtlrden wir imstande sein, ein wertvolles Gerbmaterial, das 
bis jetzt aus Australien bezogen werden muss und dessen Menge daselbst 
yielleicht nur eine begrenzte ist, aus den eigenen Kolonien zu erhalten. 
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Note 8ur la filtration des solutions tanniques 
destinies i I'analyse/). 

par tD. NIHOUL. 

La filtration des liqueurs tanniques destinies k Tanalyse a ^^p];6occnp^, 
iles les debuts de leur affiliation, les membres de FAssociation internatipnale 
des chimistes des industries du cuir. J'ai d4jk eu I'occasion de signaler 2) ^^es 
nombreuz travaux que Ton a publics sur ce sujet. 

La question est des plus d^licates et sa solution des plus difficiles pour 
diff6rentes raisons, dont les principales sont I'absorption par le filtre d'une 
partie du tanin qui le traverse et I'extr^me t6nuite que poss^dent parfois les 
mati^res solides en suspension dans les infusions tannantes. 

On avait cru d'abord que Ton pourrait toumer la premiere de ces 
difficultes en tannant le papier au pr^alable. Malheureusement, le tanin n'est 
pas fixe d'une faQon ind^l6bile par le papier et un simple lavage k Feau ou 



') Extrait du Bull, de la Soci^t^ chimique de Belgique, nos 2-3, t. XIX. F4vr.-Mar^ 
1905. Le tir^ k pa Ftli CliS uuvuii^ yai rtT tr (5ir 1 5* a"e 1 ' a u t e u f.~" """" 
') BaUetin de rABSociationioilg^deB chimisteB, n^ 5, 1903. 
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an jus faible snffit ponr I'^liminer. On s'est demande eneaite ai, an boat d^an 
certain temps de filtration, le phenomSne d' absorption ne diminnerait pas au 
point de ponvoir ^tre neglige par Tanalyste. Plnsienrs anteurs ont public k ce 
snjet diverses ^tndes, parmi lesquelles nous signalerons tout particuli^rement 
celle du Dr Paessler^). A la suite de ces recherches, T Association internationale 
des chimistes des industries du cuir decida de rejeier les 150 ou 200 premiers 
centimetres cubes passes k la filtration, ou tout au moins de les r^seryer pour 
le dosage du non-tanin, et de recueillir seulement les 50 c. c. suivants pour le 
dosage de Textrait total. 

Afin d'obvier au second inconvenient, on decida de faire usage de filtres 
k fibres tr^s serr^es et fabriqu6s dans des conditions aussi identiques que 
possible. Le choiz se porta sur les filtres 605 hart et extrahart de la firme 
Schleicher et SchUll. Mais la grande difficulte reside precis^ment dans la 
fabrication d'un papier parfaitement homogSne et toujours identique k lui-mSme. 
De plus, il y avait Ik une question quelque peu delicate, celle d'obliger tons 
les chimistes de TAssociation k se servir des filtres fabriques par un seul 
fabricant que, par ce fait, on favorisait. Enfin, d^faut des plus graves, le liquide 
traversant le filtre 605 hart ou meme extra -hart de Schleicher et Schtlll n'est 
pas toujours obtenu parfaitement limpide. C'est le cas pour un certain nombre 
de mati^res tannantes, notamment pour certains extraits de ch^ne et de quebracho. 
La liqueur reste alors opalescente et la UgSre quantite de mati^re en suspension 
suffit le plus souvent k fausser les resultats. 

Afin de permettre Teroploi de nimporte quelle espSce de filtre, devant 
6videmment donner un filtrat limpide, le Profr. Procter proposa au Congris de 
Leeds (1902) de faire usage d'un coefficient de correction. Sur sa proposition, 
TAssociation internationale prit la resolution suivante: 

La filtration des solutions tannantes pourra se faire par tout papier 
juge convenable, avec ou sans emploi de kaolin, pourvu que Von fasse la 
correction sur le liquide parfaitement clair. Quant aux extraits qui se 
dissolvent sans r^sidu en donnant des liqueurs limpides, leurs solutions ne 
seront pas filtr6es. 

Pour la determination du coefficient de correction, on op^re comme 
il suit: 

Environ 500 c. c. de la solution tannante possedant la concentration 
(teneur en tanin) voulue pour I'analyse sont filtres par la m^thode que I'on 
se propose d'employer (soit sur le papier filtre que Ton desire utiliser, soit en 
se servant de kaolin), de fa^on que le liquide soit bien clair. On melange 
parfaitement, puis on pr61eve 50 c. c, que Ton evapore pour obtenir le total 
soluble u^ 1. Le liquide restant est repasse sur un nouveau filtre, on rejette 
les 150 premiers centimetres cubes, qui, dans Tanalyse, doivent servir k la 
determination des non-tanins, les 50 c. c. suivants sont recueillis et Ton a soin, 
pendant leur passage a travers le filtre, de maintenir celui-ci rempli. On 
evapore eee 50 c. c. et Ton obtient le total soluble n • 2. II ne pent evidemment 
differer du premier que par la quantite de tanin absorbe par le filtre. On 
soustrait done le total soluble n^ 2 du total soluble n^ 1 et Ton obtient le 
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coefficient de correction qu'il s'agit d'ajouter an total soluble qnand on fait 
I'analyae par la m6thode ordinaire. 

Qnand on vent faire nsage dn kaolin, il fant employer tonjonrs la m^me 
quantity {1 k 2 grammes), qn'on lave d'abord par decantation an moyen de 
75 c. c. de liqnenr tannante, pnis finalement snr le filtre an moyen de la 
memo liqnenr, dont on recneille eomme ci-devant 200 c. c. Le kaolin doit 
^tre pnr et exempt de mati^res solnbles. 

LVmploi dn coefficient de correction semblait certoR de prime abord 
61iminer tonte canse d'errenr. Un fait cependant est k remarqner, et j'ai d^jk 
en Toccasion de le signaler, c'est qne, ponr les f iltres de m^me sorte, notamment 
ponr les f iltres 605 hart de la firme Schleicher et Schtill, ce coefficient est 
des pins variables, mSme avec nne meme espfece de matidre tannante. J'ai 
tronv^ maintes foiB qn'il variait avec la lenteur de la filtration, je I'ai m^me 
tronve plnsienrs fois egal k «6ro. On serait done oblig6, ponr obtenir un 
coefficient de correction exact, de faire en double chaqne determination de 
Textrait total. De pins, il serait n^cessaire, avant de ponvoir procMer aux 
e^sais, d'obtenir nn volnme considerable de liqnide filtre. 

Or, il arrive freqnemment qne la filtration est tr^s lente; elle devrait 
dans ce cas dnrer plusienrs jours, ce qui fausserait les resultats par suite des 
variations que Ton observe dans la determination de I'extrait total, snivant 
que la prise d'essai destin^e an dosage est faite an commencement ou k la 
fin de la filtration. Le Dr. Paessler avait d^]k signale la chose il y a qnel- 
qnee annees. Tout recemment, le Dr. G. Parker i) a repris Fetude de la 
question et a propose I'emploi d'un filtre-bongie en porcelaine non vernissee. 
II fit la demonstration de sa methode an Congres de TAssociation intematioDale 
des chimistes des industries dn cuir tenu k Turin en septembre dernier. 
L'assembiee confia retude de la question k nne Commission form^e de membres 
des divers pays et constituee de MM. Baldracco (Italie), Boegh (Danemark), 
Councler (Allemagne), Ferdinand Jean (France), Klenk (Allemagne), Krug (6tats- 
Unis), Lepetit (Italie), Nihoul (Belgique), Paessler (Allemagne), Parker 
(Angleterre), Procter (Angleterre), Schweitzer (Autriche). 

Chacnn de de ces membres re^ut d^s le mois suivant du Dr. Parker six 
echantillons d*extraits, ainsi qu'un certain nombre de filtres Schleicher 
et SchUll n® 605 extra -hart et deux filtres - bougies prftts pour I'emploi. 
Afin qne le travail se fit autant qne possible dans les memos conditions, les 
prises d'essai k prelever pour I'analyse etaient inscrites snr chaque flacon. 

Les solutions devaient etre preparees d'apris les indications imposees 
par I'Association. Les 250 premiers centimetres cubes passes k la filtration 
devaient etre rejetes et les 50 suivants evapores pour determiner I'extrait total. 

L'envoi etait accompagne d'un croquis de I'installation du nonveau filtre, 
ainsi que de qnelques indications du Dr. Parker an sujet de I'essai k pratiquer. 
J'ai, d'apres ses indications, rejete 150 k 200 c. c. de liquide clair, puis j'»i 
continue la filtration jusqu'a obtention de 500 c. c, dont j'ai preleve la prise 
d'essai necessaire ponr le dosage. Le residn fut desseche au bain-marie d'abord, 
puis k retuve k 105^ jupqn'ii poids constant. Je ferai observer, de plus, que 



*) Collegium, 120, 1904. 
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les f litres que j'ai re^us etaient des filtree 605 sans specification de la qualite 
hart on extra -hart. 

Le filtre-bougie fat assnjetti, au inoyen d'nu bout de tube en caout- 
chouc, dans la douille d'un entonnoir de 10 k 12 eentimdtres d'onyerture 
qui re^ut les liqueurs k fiitrer. La douille de Tentonnoir fut elle-ni6rne assu- 
jettie dans le col d'un matras k filtration forc^e au moyen d'un bouchon en 
caoutchouc, et le matras fut mis en relation avec une pompe de Muenke. 
Dans la plupart des cas, la filtration a et6 obtenne ayec un vide de 60 k 65 
centimetres de mercure. 

(A suivre.) 
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Pipette Weighing-bottle.') 

By LOUIS E. LEVI. 



Among chemists who are called upon to analyze milk the need of a 
combination pipette and weighing -bottle has often been felt, 
in mind Dr. H. M. Hill designed a pipette and bottle which 
admirably answers the purpose and has been found to b^ 
a great help in weighing milk for analysis. In laboratorie 
where only analytical work is done or where each assistan 
or student has his own apparatus it would not be necessar; 
to change the form of the apparatus as originally designed 
but in large technical laboratories where a great variet 
of analytical, as well as commercial, work is being don< : 

1 found it necessary to make certain changes in this apps 
ratus on account of the small ground cap, which is fitte 
over the month -piece of the two -bulbed pipette in th 
original form of the apparatus, being continually mislai ^ 
and very often lost. Sometimes the chemist using two c ^ 
more pipettes will misplace the cap, thereby causing 
error in the weighing, and the work must be begun aneJ 
The improved apparatus obviates all these disadvantage! 
and errors, and consists, as is seen in the drawing, of 
weighing-bottle 1^/4 inches in diameter in its widest parlj 

2 y% inches high and . ^/i inch in diameter of mouth, into^ 
which is fitted a pipette 5V2 inches long, with three bulbs.^^he lower bulb 
acting as a stopper and the upper one having a small ben^capiilary tube 
inserted between mouth -piece and bulb, prevents evaporation. The pipette 
weighing- bottle weighs from 25 to 27 grams and has been found to be of 
excellent service in the analysis of oils and light liquids. For use in weighing 
heavy liquids, such as bark extracts and the like, the lip of this pipette and 
capillary tube must be of larger diameter. 

CHEMICAL DEPARTMENT, PFISTER AND VOGEL LEA 00. MILWAUKEE, WIS. 
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Organo - Centrale della Associazione Intemazionalc dei Chimici dell' Industria del Cttoi. (A. I. C. I. C.) 



Organ der Dentsehen Sektion dee I. V. L. I. C. 



I. A. L T. C. - I. V. L I. C. - A. I. C. I. C. 

Deutsche Sektion. (0. S.) 

Anf der am 96. April in Frankfnrt am Main stattgefandenen SitEung 
der jyDeuteefaen Sektion^ warde beschlossen, dass der UnterEeichnete fUr die Mit- 
glieder der Deutechen Sektion die Kontrolle des Hantpnlvers Uber- 
nehmen m5ckte. Wegen des Bezuges des Hautpulvers werden von der hierfiir 
gewflhlten Kommissiou in nftchster Zeit die erforderlichon Massnahmen getroffen 
werden. Um dies zu erm5glichen, ist es unbedingt notwendig, dass diejenigen 
Mitglieder der Deutschen Sektion, die einen regelmSLssigen Bedarf an Haut- 
palyer haben, detn Unterzeichneten bift spiitestens 15, Afigust ihren nnge- 
fahren Jahreabedarf initteilen, nm Unterlagen fiir die Beschaff ang eines grosseren 
Vorrates za ei-halten. Mitglieder, die eine derartige Mitteilung nicht machen, 
k5nnen bei sp&teren Bestellungon erst in zweiter Linie berlicksichtigt werden. 

Freiberg i. Sachsen, den 26. Jtmi 1905. 

I}r. Faessler. 



Note eur la filtration des eolutions tanniques f f /( ^ 
destinies ^ I'analyse, u ^^ / / 

par feD. NIHOUL. I ' ll j 

(Suite et fin.) 

J*fti rifema^, dans le tableau ci>-contre, les reenltats obienus par les 
membres 4e la Commission dVsai. Les resultats ont MA fommis par qnatorze 
chinietefe) les «s$ai« ay ant ^te faits en triple au laboratoire du Herald's . 
iMtttote par le Dr. Parker et MM. Walker et Gates. 

J'ai dispose parall^lement les chiffres obtenus par la mfttbode an 
Kltre-bougie et au papier; j'ai indiqn^ les tnoyennes des esaais pour les six 
mati^res tannantes examinees, ainsi que les resultats maxima et minima ob'tenus 
I»r les ditrers chiinktes. En avant des moyennes, j'ai indiqu^ dans deux 
c^ttiet wiffta^QB Im chiffnes que j^ai ebtenas BMnm^m^ a« kberatoire 4$ 
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chimie indostrielle de TUniversit^ de Li^ge. Enfin, j'ai renseign^ dans des 
colonnes k part les hearts maxima obteniu, d'aprSs Tnne et Tautre methode, 
par les diff^rents exp^rimentatenn ainsi que les differences moyennes tronv^es 
entre les deux proc^6s. 

L'extrait de chSne A et I'extrait de chataignier avaient et6 d^colores 
au sang; I'extrait de chfine B etait decolor^ par voie chimique; il en 6tait 
de mdme de Textrait de mimosa D fabrique par la firme Lepetit, DoUfuB et 
Gansser de Milan. L'extrait de quebracho etait de Textrait sec, Fechantillon 
m'est arriy6 bris^; fen ai n6anmoins fait Tanalyse, qaoique le resaltat ne 
figure pas dans le tableau ci-dessus. L'extrait de mangrove (Paletuyier) 6tait 
6galement an extrait sec. 

On pent voir, d^aprds le tableau pr^cSdent, que les r^sultats des eesais 
au filtre- bougie sont sup^rieurs aux rSsultats obtenus au moyen du papier 
605. Le Dr. Parker en conclut que la methode nouvelle pr^sente par cons^ 
quent I'ayantage sur Tancienne. II faut sayoir, en effet, que le mobile qui a 
guide notre Collogue dans la recherche de cette nouvelle methode de filtration 
est le fait que la methode au papier est trop lente et que, pendant la filtration 
m^me, le liquide se trouble et laisse dSposer de la mati^re en solution an 
point d'abaisser d'une fa^on progressive la teneur en extrait total. 

A mon avis, la chose n'est vraie que pour autant que la filtration an 
filtre-bougie soit plus rapide que celle au papier. Or, dans mes essais, cela 
n'a pas toujours ^t6 le cas. C'est ainsi que Textrait de ch^ne A et l'extrait 
de chataignier qui, I'un et I'autre, etaient decolorte au sang, ont filtre plus 
lentement au filtre-bougie qu'au papier, malgr6 la depression de 60 k 65 
centimetres de mercure maintenue pendant le premier essai. Ce fait est, sans 
doute, du aux mati^res collo'idales introduites dans le liquide par le sang et 
qui obturent plus ou moins completement les pores de la porcelaine. Dans 
Tun et I'autre cas, mes r^sultats etaient superieurs en employant le papier 
605. En ce qui concerne Textrait de ch§,taignier d'ailleurs, la moyenne des 
resultats est, sous ce rapport, favorable k la filtration au papier. 

D'ailleurs, la moyenne des differences obtenues en employant Tun et 
Tautre proc6d6 est seulement de 0.2 o/q en faveur du filtre-bougie. Or, si nous 
consid^rons que la moyenne des ecarts d'un chimiste k I'autre s'61Sye k 3.3 o/o, 
nous pouvons en conclure que la difference obtenue en faveur du filtre-bougie 
eat bien peu de chose et que I'avantage qui pent en r^ulter k ce point de 
yue doit Stre consid6r6 comme insignifiant. 

Mais si Ton considers les moyennes des ecarts d'un chimiste k I'autre 
dans I'emploi de Tun et I'autre proc^de, il n'en est plus de mdme. En effet, 
cette moyenne n'est que de 3.8 dans le cas de Teraploi du filtre-bougie, tandis 
qu'elle s'6Uve k 4.3 dans le cas de I'emploi du papier-filtre. Et si Ton ajoute 
que I'ficart maximum d'un exp^rimentateur k I'autre n'est que de 5.0 o/o pour 
le filtre-bougie, tandis qu'il s'el^ve k 6.8 o/o pour le papier-filtre, on comprendra 
que la m6thode nouvelle doive reunir tons les suffrages, surtout si Ton ajoute 
que dans I'immense majority des cas cette methode est infiniment plus rapide 
que I'ancien procSd^. 

D'ailleurs, j'ai pu me convaincre que le proc6d6 au papier avec emploi 
de coefficient de correction, tel que I'imposait I'Association, conduit k des 
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r6siiltat« erronSs. Tout d'abord, ce coefficient est extrftmement variable avec 
les mati^res tannantes employees ainsi qn'avec la quality du filtre et la 
limpidite du liqnide filtre. Dans nos essais, le coefficient a et6 tronve egal 
k z6ro dans le cas de I'extrait de chSne A] il etait de 0.0028 par 50 c. c. de 
liquide pour les extraits de ch&ne B et de chUtaignier, de 0.0008 pour Textrait 
de mimosa D, et de 0.0018 pour I'extrait de mangrove. L'extrait de quebracho, 
qui etait reste l^g^rement opalescent k la premiere filtration, donna, comme 
e'etait k pr6voir, un coefficient extraordinairement 61ev6 k 0.0076, qui tomba 
k 0.003 apr^s defalcation des mati^res en suspension. II est bien certain que 
la lenteur de Top^ration, exigeant I'obtention de 1/2 litre de liquide clair avant 
d'ex6cuter le dosage, doit amener des erreurs et que le coefficient obtenu n'est 
que purement fantaisiste. J'ai d'ailleurs v^rifi6 le fait de la fa^on suivante: 

L'extrait de mangrove donna une solution, pent -on dire, absolument 
limpide. La determination de Textrait total sans filtration prealable de la 
liqueur donna 79.42 o/q, tandis qu'apr^s filtration je trouvai 79.26 seulement. 
Or, en effectuant une seconde fois TopSration avec determination du coefficient 
de correction, la teneur monta k 79.86 0/0, c'est-k-dire k un chiffre sup^rieur 
k celui obtenu en partant du liquide non filtre. L'emploi du coefficient de 
correction donnerait done dans ce cas une erreur de plus de Vs^/o. 

C'est pour ces diverses raisons que je me suis ralli6 aux conclusions des 
rapporteurs, la m6thode de filtration au filtre-bougie 6tant sous tous les 
rapports preferable k I'ancienne m6thode au papier filtre. 

Toutefois, je me permets de faire des reserves en ce qui concerne une 
de leurs conclusions: k savoir que le filtre-bougie serait sensiblement plus 
economique que le papier. D'apr^s eux, un filtre-bougie pourrait servir au 
moins pour deux cents filtrations. Je ne le crois nullement, tout au moins si 
j'en juge par les deux echantillons dont je me suis servi et qui m'ont ete 
envoy6s par le Dr Parker. Ces filtres peuveqt certainement servir un certain 
nombre de fois, et Ton pent apr^s chaque filtration enlever plus ou moins 
compietemant le d^pot adherent k la bougie par un brossage soigne au raoyen 
d'une vergette ; mais ce faisant, on enl^ve de la mati^re du filtre, qui s'amincit 
apr^s chaque nettoyage d'une fa^on sensible. J'ai, de plus, constate qu'apr^s 
un certain nombre d'operations, notamment apr^s le passage d'infusions d'extraits 
traites par voie chimique pour leur decoloration, le filtre deveuait assez friable 
et ne pouvait plus etre manipul6 qu'avec precaution. 

(LABORATOIRE DE CHIMIE INDUSTRIELLE DE L'UNIVERSITE DE LlfiGE) 



H ide -waste in Suspenders,^) 

By ROWLAND A. EARP B. Sc. 

The preservation of hide-substance during the earlier stages of tanning, 
when the hide is still more or less in an untanned condition, is a matter of 
great importance to tanners. There is a general belief that on first coming 
into the tan liquors from the limeyard, a little waste is almost unavoidable; 
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and perhaps mora atttntion it paid to the hide lor the first lew days of tb« 
tannage than at any other period of the prooees. 

The hides are certainly io a delioate condition at this early stage. They 
consist almoet entirely of g^tine — gelatine in an organised cellular »tate 
certainly, but still gelatine -^ and gelatine, as everyone knows, is a most 
unstable body chemically, and ready to decompose into other products quite 
useless for leather making. Especially is it liable to decomposition when in » 
loose wet condition, as ia the gelatine of a hide just before going into the liqaors. 

In these days of dear hides, it is yery important that the most should 
be made of them, and that the greatest possible amount of leather should be 
obtained from them. The weight of finished leather, other things being the 
same, is always proportional to the weight of hide-substance from which it 
is made, and if any of the hide-aubstance be lost during the tannage a pro- 
portionate loss of weight will ocemr in the finished leather. 

Hide-substance does not dissolve in cold water to any great extent, 
provided it be protected from putrefactive agencies. The germs of putrefactive 
organisms, however, are always present in the air, or in the hide itself; so 
that a hide kept long enough in water, will ultimately entirely decompose 
into other substances, more or less soluble in water, and so will disappear 
into the liquid. 

Leather is also insoluble in cold water, but it differs from hide in not 
being subject to putrefactive influences. 

The early stages of tanning, during the conversion of the hide into 
leather is consequently an anxious time for the tanner. Injurious fermentation 
and other things may indeed, occur later on, and affect the substance and 
solidity and colour of the leather, but they cannot dissolve it, though they 
may prevent the attainment of good weight and quality. 

The first liquors that a hide enters, known as suspender — or sling - 
liquors, contain only a small amount of tan. They also contain a multitude 
of ferments of different kinds, which are ready to attack the hide-substance, 
and 80 dissolve it. There are thus two agencies to be considered — the tan, 
combining with the hide, forming leather, and the ferments. For the liquors 
to be in the right condition, they should be active enough to tan so quickly 
that the ferments are forestalled in their work. A very weak strength of tan 
is sufficient for this purpose, A liquor containing no more than 01 per cent. 
of tan is quite strong enough, provided it be in the right condition; that is, 
provided the tan be in a free state, and not combined with anything else - 
for instance, with lime. A rapid and easy method of testing the condition of 
weak suspender liquors is as follows : — A few ccs. of the liquor to be tested 
(it is not as a rule necessary to filter it) are put into a small white porcelain 
basin, or other receptacle, and a little gelatine solution (made by dissolving 
20 grams, of Nelson's gelatine in a litre of strong salt solution) run in, and 
the mixture stirred up. If the liquor is all right there will be a precipitate 
of tanno-gelatine formed, and the mixture will become cloudy. If there is no 
precipitate, and the mixture remains clear, either there is no tan in the liquor 
or else the tan is in an inactive form. The test simply indicates whether the 
liquor is in a feeding condition or not, and is very useful for the working 
tanner. If more information is wanted regarding the state of the liquor a 
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more elaborate test mast be made, but tbia test gives quite sufficient in- 
formation as a rule, and witb experience the operator can easiiy estimate 
roughly the amount of tan in the liquor by observing the amount of preci- 
pitate formed. 

Sometimes, even when the tan is strong, the liquors may be 90 foul 
that wastage through fermentation or other decomposition occurs. ThiF, however, 
is not often the ease, and can be avoided by energetic pumping and renewal 
of the liquors. 

The method adopted in treating suspended liquors, so that no wastage 
occurs, is essentially ati observational one. The hides are kept in such a 
condition as the tanner considers they should be; and if they look poorly, 
means are adopted to get them in the right condition, varying with the nature 
of the tannage. 

It seemed interesting to ascertain by means of chemical analysis whether, 
when all was done that could be done to keep the hides in good condition 
in the suspenders, any hide-waste at all was experienced. 

Hide-substance is measured chemically in terms of nitrogen. Dried hide 
substance contains 17*8 per cent, of nitrogen. Many figures will follow giving 
percentages of nitrogen. These figures can always be converted into terms 

100 
of dried hide-substance by multiplying them by the factor ^7=;^. To examine 

17-0 

a liquor lor dissolved hide-substance consists, in the first place, then, in deter- 
mining the amount of nitrogen present. 

Tan liquors, however, contain nitrogen in their natural state. Tanning 
materials contain nitrogen, and naturally the liquors brewed from them also 
contain nitrogen. Before it is possible to measure dissolved hide-substanee 
in liquors, it is necessary to ascertain what proportion of the nitrogen found 
in them is due to the liquor itself. The first part of the work of this in- 
vestigation consisted in testing tanning materials, and tan-liquors freshly brewed 
from them for nitrogen. The table gives the result of these analyses (Table I). 

TABLE I. 



Material. 


Per Cent, of 
Nitrogen. 


Liquor 10 Degs. 
Barkometer. Per 
Cent, of Nitrogen. 


Oak bark 


0515 
0-552 
0-402 
0-374 
0-480 
0-958 
0-062 


00067 


Valonia (cups) 

do. (beard) 

Myrabolans 

Gambier (cubes) 

Mimosa bark 


0-0063 
0-0062 
0-0077 
0-0115 
0-0101 


Oakwood extract 


0-0031 


Chestnut extract 


0-064 
0066 
0-088 


0-0032 


Hemlock extract 


0-0022 


Quebracho extract 


0-0022 



Mimosa extract 
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It may be remarked here that the values given in the table are in each 
case the mean values of several samples. The individual samples of each 
material did not vary very much. 

From this table one can estimate the amount of nitrogen natural to 
any liquor of any strength made from any single one of the materials given, 
or from any mixture of them. For instance, if it is required to know the 
natural nitrogen content of a 50 degs. Barkometer liquor brewed from valonifl, 
the required percentage of nitrogen is 0*0063 (the value for a liquor of 10 degs. 
Barkometer) multiplied by 5. That is, 00063 X 5 = 0*0315. The liquor 
contains 0.0315 per cent, of nitrogen. 

To calculate the natural nitrogen in a mixed liquor is equally simple. 
Suppose we have a 70 degs. Barkometer liquor of which one- third the strength 
is due to chestnut extract (say) and two-thirds due to valonia. 

The nitrogen contributed by the valonia is 2/3 of 7 multiplied by 0'0(>3 

= 0-0294. 

The nitrogen contributed by the extract is i/s of 7 multiplied by 00032 

= 00075. 

Hence, the whole amount of nitrogen natural to the liquor is 
00294 + 0-0075 = 0-0369 per cent. 

It will be noticed that the strength of nitrogen in the liquors brewed 
from the raw materials (bark, valonia, myrabs., and mimosa bark) is quite 
out of proportion to the nitrogen in those materials. Most of the nitrogen 
must therefore remain in the materials when spent. This is, in fact, the case. 
Spent materials were examined for nitrogen and gave the following results 
(Table II): - 

TABLE II. 

Oak Bark (spent) 0*579 per cent, nitrogen. 

Valonia do 0*444 „ „ „ 

Myrabs. do 0*375 „ „ „ 

Spent materials are thus quite as rich in nitrogen as the raw material; 
even more so; the tan and other soluble matters being extracted in greater 
proportion than the nitrogen. This is v*^ry satisfactory when considered from 
a certain standpoint — that of the tanner who does not know what to do 
with his spent material — for the amount of nitrogen left in it makes the 
spent material valuable as a manure, and it can safely be recommended as a 
dressing for agriculture. 

Having measured the amount of nitrogen natural to a liquor, it seems 
a simple thing to ascertain the quantity of hide-substance dissolved in a liquor. 
If no disturbing influences are at work, the dissolved hide- substance in a 
liquor should be measured by the total amount of nitrogen present minus. the 
natural nitrogen, thus : — 

Dissolved hide-substance (in terms of nitrogen) 
= (Total nitrogen) — (natural nitrogen). 

In a research lasting over some months it was, however, found that the 
previous determination of natural nitrogen did not entirely clear away the 
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difficulties encountered in estimating hide waste in liquors. The suspender 
liquors examined were made, as is usual, partly from new material, and partly 
from liquors which had worked down the yard from the later stages of tanning. 
The pits containing the liquors were worked in a similar way to an ordinary 
handler-round. When the time arrived for a liquor to be pumped away, the 
fresh suspender liquor was pumped into the pit just emptied, and remained 
in that pit until it in turn became the weakest of the round; the head 
snspender working forward for each new liquor made. This system is well 
adapted for an investigation of this kind, for the new liquor remained in the 
same pit until it became the weakest of the round. 

As a check upon the natural value of the nitrogen in the liquor to 
begin with, it was tested for nitrogen as soon as it was made. The following 
table (Table III) gives the comparison between the actual nitrogen as found 
by test, and the nitrogen as calculated from the previous table: — 



TABLE III. 



No. of 
Liquor. 


Date Made, 

i9oa. 


Barkometer 
Strength. 


Nitrogen 
Calculated 
per Cent. 


Nitrogen 

Actual 

per Cent. 


1 


iMarch 26 


32 


00192 


0-0186 


2 


April 2 


33-5 


0-0201 


0-0198 


3 


9 


34 


00204 


0-0197 


4 


23 


35 


00210 


0-0172 


5 


May 7 


34 


0-0204 


0-0185 


6 


n 21 


30 


0-0180 


00186 


7 


June 4 


31 


0-0186 


0-0188 


8 


« 18 


32 


0-0192 


0-0149 


9 


July 2 


32-5 


0-0195 


0-0189 


10 


. 16 


32 


0-0192 


0-0190 



The agreement is fairly good. Only in numbers (4) and (8) is there 
any great discrepancy. This discrepancy is probably owing to the difficulty 
in knowing from what materials a suspender liquor is made, and hence, knowing 
what factor in the first table to use. The value 0*0060 per 10 degs. Barkometer 
has been used throughout as being the most probable one. 

The new liquors were also tested for tan by the hide-powder method. 
Reference will be made to their tannin strength later on. The liquors were 
next tested when pumped off, both for nitrogen and for tan. The following 
table (Table IV) gives the results of the nitrogen tests. For the sake of 
comparison, the original values of the nitrogen are again given: — 

(Table IV pag. 252.) 

The amount of nitrogen in the liquor when pumped off is thus less in 
every case than it was when the liquor was made. This unexpected result 
makes the determination of hide waste still more complicated. It is very 
evident that the hides, at the same time that they absorb the tan, also absorb 
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TABLE IV. 



No. of 
Liquor. 


Date 

Pumped off, 

1903. 


Barko meter 
Strength. 


Nitrogen 
per Cent. 


. Original 
Nitrogen 
per Cent 


1 


iMay 7 


14 


0-0142 


0<)186 


2 


•^1 


16 


00134 


0019« 


3 


June 4 


14 


00144 


0-0197 


4 


n 18 


14-5 


0-0169 


00172 


6 


July 2 


13 


0-0130 


0-0185 


6 


16 


14 


00126 


00186 


7 


30 


14 


00102 


0-0188 


8 


August 13 


13 


0-0123 


00149 


9 


« 27 


14 


0.0092 


0-0189 


10 


Sept. 17 


13 


0-0125 


0-0190 



the nitrogenous matter. It is well known that hides during the process of 
tanning absorb other things present in the liquor besides tan. If the „Don- 
tan' (as determined by the hide- powder method) values of the liquors when 
first made and when pumped off be compared it is seen that the ^^non-tan" 
has decreased in each case (Table V). That is, the hides have absorbed the 
non-tan. The absorptive power of hides must also be extended to the case of 
nitrogenous matter. It is most probable that green hides absorb many other 
things present in the liquor besides tan, and for this reason, perhaps it is, that 
the early stages of tanning require such careful management. For instance, 
if there is any bad colouring matter in the liquors it is sure to be taken 
up by the hides, and when mineral acids are added to liquors for plumping 
or other purposes there is always the danger of them being absorbed and 
retained by the leather, often to the detriment of its quality, 

(To be continued.) 



Notes and Queries. — Sprechsaal. — Tribune libra. 

I. A. L T. C. I. V. L. I. C. A. I. C. L C. 

Nous apprenons avec un vif plaisir que le prix de 500 frs., que la 
societe chimique de Milan offrait pour le meilleur memoire de chimie appliquee, 
qui serait public en original dans le ^bulletin de la dite soci^t6,.a 6t6 decern^ 
k notre sympathique collogue, monsieur Carini de Milan pour son travail: 
„L'emploi de la balance hy drost atique comme moyen de con- 
trole dans le tannage'^. 

Nous presentons k monsieur Carini nos plus cordiales et plus sinc^res 



Honorary Kditor, Ehren-Redakteur, R6dacteur d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Bh. 
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Colle^im 



12. nil. 1905. 
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Hide -waste in Suspenders. 

By R OWL AN D A. EAR P B. Sc. ^ /^ f /^/A U 



(Conti] 

Retarning to the question of hide waste, it is evident that, unless the 
absorption power of hides for nitrogenous matters can be measured 
determination of the hide waste is an impossibility. It might be argued 
since the final nitrogen values are less than the original values, there cannoi 
be any loss of hide substance. This argument is not conclusive, however, 
for, since hides do absorb nitrogenous matters, and the extent of this absorp- 
tion is not known, it might be that all the original nitrogen has been absorbed 
by the hides and that the final nitrogen is all derived from hide waste. The 
most probable inference is, that part of the final nitrogen is composed of the 
remainder of the original nitrogen not absorbed by the hides, and the other 
part consists of nitrogen, forming a constituent of the decomposition products 
of the hides. 

An attempt will now be made to measure the power of absorption of 
hides for natural nitrogen. The method is a little bit complicated, and for 
those interested only in the results of this investigation it will be better if 
they skip the next portion of the paper and pass on to the results at the end. 
Two assumptions will first be made regarding this absorption. The justi- 
fication of these assumptions will appear later on. In the first place, assume ' 
that the nitrogen absorption is proportional to the initial strength of nitrogen 
ill the liquors. This is very probable since hides tan more quickly in strong 
liquors than they do in weak ones, it is highly probable that they will absorb 
more nitrogen from a highly nitrogenous liquor than they will from a liquor 
less rich in nitrogen, also we are dealing with small quantities and with small 
variations of those quantities. The second assumption is more open to ciiiticism. 
It is that the nitrogen absorption is proportional to the tan-absorption. It 
would be difficult to prove the truth of this latter assumption, but when we 
remember that the tan-absorption is a measure of the diffusivity and activity 
generally of a liquor, the hypothesis does not seem very unreasonable. 

This is not a treatise on mathematics, but it may be stated here with- 
out proof— it is a mathematical fact— that if the absorption is proportional 
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to the original nitrogen, and also proportional to the tan-absorption, it is 
proportional to the original nitrogen multiplied by the tan-absorption, or 

Nitrpg6a-absorptioQ=:(original nitrogen) 
X (tan -absorbed) 
X(some constant quantity). 

Two of the factors on the right-hand sidf are known. The third is 
not known as yet. Let it remain unknown for the present; by so doing we 
shall not arrive at the actual nitrogen-absorption, but only get relative values 
for each of the 10 cases. The following table, Table V., gives the values of 
this ianniii strengths' of the liquors when made and when pumped off, the 
tan absorbed in each case, and the relative nitrogen -absorption values as 
determined from ther tan absorbed and the original nitrogen by the method 
just explained. For reference, the values of the initial nitrogen are again given : 

TABL? Y, 



J; 


Initial 
Value 


•Tiiaal 
Value. 


Tan 
Absorbed 
per cent. 

(A) ■ 


Original 

Nitrogen 

per cent. 

(B) . 


Relative 
Nitrogen 


-^ 

U" 

J 


Tan 
per 
ceht. 


-Non-- 
Tart 
per 
cent. 


Tan 
per 
cent. 


Non- 
Tan 
per 

cent. 


(A) X (B) 

Absorption. 

X 100. 


1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


4-74 
. 4-73. 
4-17 
4-55 
402 
3-34 
4-48* 
5-14 
4-62, 
5-01 


2-92 
3-22 
3-75 
3-36 
3-64 
3-66' 
3-^3 
2-62. 
3-14' 
2-59 


0-46 
32 
0-48 
0-26 
0-77 
0-92 
0-36 
0-46 
0-53 
0-00 


2-97 
2-85 
3-05 
2-94 
2-68 
2-24 
2-41 
1;95 
2-13 
2-50 


4-28 
4-42 
3-69 
4-29 
3-26 
2-42 
4-12 
4-68 
4-09 
501 


00186. 
00i98 
00197' 
00172 
00185 
0-0186 
0-0188 
0-0149 
00189 
0-0190 


7'95 

8-73 

7-26 

7-38 

6-03 

4-50^ 

775' 

6-96 

7.72 

9-52 



Having got so far, it is now easy to fix the actual nitrogen-absorption, 
and consequently the hide waste, within small limits. To do this, it is only 
necessary to Hx imaginary values to the nitrogen-absorption for two separate 
cases, and work out the corresponding values in each case from the relative 
absorption column. It is as well to choose likely values, so I have selected 
numbers (6) and (10). 

In number (6) the final strength of tan is high (0*92 per cent.), so 
assume that there' is no hide waste in 'this case, and that thd final nitrogen 
ifiTUUduer "to ihe remains of the original nitrogen. The nitrogen -absorption 
ir cofls^ently the difference between the original (00186) *rid the final 
(ODm) nitrogen, te., t)-0(»o: 

In number (10) the final strength of tan is nil, so that the hide-waste 
in this case 1«* pfob«bly great. ' We will assume that it is as great as it can 
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poisibly be, and that the final nitrogen is all diudio hider waste. ..TLfi. nitrogen- 
absorption is consequently equal to the whole of the original nitrogen (0'0190). 
Now work out the absorption for each .of the 10. examples on these 
two suppositions (by means of the relative -absorption column), and compare 
them. This is done in the following table (Table VI.):— 

'I'ABLE VI, , t - 





Extreme Limits of Val^ie of 






i 


Kitrogen -Absorption. 


Original 


Final 


or* 
3 


- Lower Limit Upper Limit. 


Nitrogen. 


Nitrogen. 


No. (6) = 00060 


Ne. (10) =6-190 




1 


00106 


0-0151 


0-0186 


00142 
00134 


2 


0-0116 


0-0174 


0-0198 


3 


00097 


00145 


0-0197 


00144 


4 


00098 


0-0147 


0-0172 


0-6159 


6 


0-0080 


00110 


o-oi» 


0-0130 


6 


00060 


0-0090 


0-0186 


0-0126 


7 


00103 


0-0155 


0-0188 


0-01Q2 


8 


00092 


0-0139 


0-0149 


6-0123 


9 


0-0103 


0.0154 


0-0189 


0-0092 


10 


0-0127 


0-0190 


0.0190 


00125 



We can now prove that the actual nitrogen -absorption must lie. 8pq[ie- 
where between the values in the first two columns of this, tableu^ Suppose, 
for instance, the absorption is less than that tabulated. in the first, cplun^n^ 
Then No. (6) must, be less. It cannot be less, however, for then the tinal 
nitrogen, must be equal to 6-0186 (the original nitrogen) .min;as a less (quantity 
than 0*0060, i, e., greater than 00126. This is impossible, sincB ihe iinal 
nitrogen is equal to 0*0126. Consequently, the nitrogen -absorption, cannot be 
less than that tabulated in the first column. Suppose ^ain the absorption, is 
greater than that represented in the second coimnn. This is again impossible, 
since then, No. (10) would absorb more than.UiAre WAS to absorbs. Heiijce, we 
have proved^ that .the absorption must lie between the limits expressed in the 
two columns. The most probable value is mid^^a,^ bet weep these extreme 
limits. We can. now write down the actual hid^ waste in terms of nitrogen, 
with the. possible^ amount of error in each case. This it done in the next 
table: (Table VII.)- 

The hide waste is calculated from the absorption values, and the original 

and final nitrogen thus:— 

Y - • .-. . i. 

Hide waste = (Final nitrogej^) minus (the portion of original nitrogen 

not absorbed) 

= (Final nitrogen) .inuB j gJ^ril^Sffi" ^"^ "' 1 
Example.— Case (1): — ^ 

Hide waste = (O0142) - f (0-0186) — (0-0128) } = (0^42)- 
(0-058) =; 0-0084, 
and 80 on for the other cases. 
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TABLE VII. 



No. 


Nitrogen 
Absorption. 


Error. 


Hide waste. 


Error. 


1. 


0'0128 


± 0-0026 


00084 


± 00026 


2. 


0-0145 


± 0-0039 


00081 


± 0-0039 


3. 


0-0121 


±•00024 


0-0068 


± 0-0024 


4. 


0-0122 


± 0-0026 


00107 


+ 00025 


6. 


0-0095 


± 0-0015 


00040 


± 00015 


6. 


00075 


± 0-0016 


0-0015 


± 00015 


7. 


00129 


± 0-0026 


0-0043 


± 0.0026 


8. 


0-0116 


± 0.0023 


0.0090 


± 0.0023 


9. 


0-0128 


± 0.0026 


0.0031 


± 0.0026 


10. 


0-0158 


± 0.0032 


0.0093 


± 00032 



The method of arriving at this result seems somewhat complicated, bat 
the end justifies the means. After all, the only assumptions upon which the 
results are based are those made with reference to the action of the nitrogen 
absorption. Reasons were then given for making the two assumptions. A third 
reason, or justification, is now apparent. \This is, that the hide-waste, in nearly 
every case, is inversely proportional to the final strength of tan, or the greater 
the hide waste the less is the final tan.y This fact can scarcely be accidental, 
and forms^a strong argument in favour of the laws of absorption laid down, 
for it in\r>ljr natiiiifll tflimrpT^nr that a hide would suffer less waste when 
put into a strong liquor than when put into a weak one. To make the fact 
apparent the values of the hide waste and the final strength of tan are 
tabulated side by side for comparison. It is thus seen that where the hide 
waste is great, the final tan is small, and vice versa. The hide waste has 
also been worked out in terms of pounds weight of hide substance, from the 
weight of liquor, and the percentage of hide waste nitrogen, taking the hide 
substance to be in the condition of a limed pelt, i. e,, containing about 5 per 
cent of nitrogen. (Table VIII.) 

TABLE VIII. 





Final Tan. 


Hide waste 
per cent. Nitrogen. 


Hide waste 

pounds weight of 

Pelt. 


1 


0-46 


00084 


12-0 


2 


0-32 


0-0081 


11-5 


3 


0-48 


0-0068 


9-7 


4 


0-26 


0-0107 


16-3 


5 


0-77 


00040 


5-7 


6 


0-92 


0-0015 


2-2 


7 


0-37 


0-0043 


6-1 


8 


0-46 


0-0090 


12-8 


9 


053 


00031 


4-4 


10 


0-00 


0.0093 


13-3 
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Averaging the hide waste for the whole of the 10 examples this is 
9'3 lbs. of pelt wasted per pit. This is 0*23 per cent, of the whole weight of 
pelt pnt in. 

The loss is very inconsiderable. Making use of the limits of error the 
maximum possible loss is 0*31 and the minimum loss 0*15. (The error = ±0*08.) 

The tan analyses were made by the official method of the I. A. L. T C. 
Some trouble was at first experienced in estimating the nitrogen, and several 
months were spent in ascertaining the most suitable modification of Kjeldahl's 
method. The nitrogen tests are consequently reliable to the extent of the 
figures quoted. It would be more satisfactory if hide substance could be mea- 
sured as such instead of measuring it in terms of nitrogen; but up to the 
present the writer is not aware of any satisfactory method being known. 
It should be possible to determine hide substance directly, and even the 
decomposition products of hide substance should be capable of direct deter- 
mination, for gelatine, as a rule, breaks down in a definite manner. The 
writer is at present engaged in investigating these decomposition products 
with a view to formulating a method of determining them. For the present 
this paper may be of interest to chemists working on the subject and to 
tanners anxious for the welfare of their hides during the suspender stages. 



Ueber die Zusammetisetzung des J apanlede r;^ 

Von Dr. JOHANNES PAESSLER. 

Ftir verschiedene Zwecke erfreut sich das sogenannte weisse Japanleder 
einer grossen Beliebtheit. Dasselbe wird vorzugsweise fur Baiidagenzwecke, 
ftlr Lederteile von Hosentragern, fiber haupt fUr solche Zwecke verwendet, bei 
welchen hinsichtlich der Reissfestigkeit und auch der Weichheit hohe Ansprtiche 
gestellt werden. Dieses weisse Japanleder wird, wie der Name bereits aus- 
drtickt, aus Japan zu uns eingeflihrt und wird daselbst namentlich aus Kuh- 
und Ochsenhauten erzeugt. tJber die Herstellung dieser Lederart hat Herr 
Fritz Reinhart aus Worms, welcher der vor einigen Jahreu mit Unter- 
sttltzung der deutschen Reichsregierung nach Ostasien zum Studium der 
dortigen Produktions-, Import- und Exportverhaltnisse entsandteu Sachver- 
stftndigen-Kommission als Vertreter der Lederindustrie angehOrte und die 
Gerbung dieser Lederart aus eigener Anschauung kennen gelernt hat, in dem 
Berichte dieser Rommission sehr interessante Mitteilungen gemachtj die mich 
veranlasst haben, derartiges Leder zu beschaffen und eingehend zu untersuchen. 
Die Firma F. G. Sohre in Dresden war so freundlich, der Versuchsanstalt 
fiir diesen Zweck ein gr^sseres Stiick des weissen Japanleders kostenlos zur 
Verfugung zu stellen, wofttr ihr auch an dieser Stelle der beste Dank aus- 
gesprochen werden soil. 

Herr Fritz Reinhart hat mir gestattet, seine in dem genannten Berichte 
niedergelegten Mitteilungen tlber die Herstellung dieser Lederart gelegentlich 

*) Nach ir&tigBt vom Verfaaser eingesandtem Sonderabdrack aai der 
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der VerdffentlichaDg der Untersuchungsergebnisse benutzen zu dtlrfen. Ich 
bringe Herm Rein hart hierfllr meinen verbindlichsten Dank zum Auddruck. 

Bevor ich die Ergebnisse der in der Versnchsanstalt ausgeftihrten 
Untersuchnngen mitteile, fUhre ich den Bericht des Herm Reinhart im 
Wortlaute an: 

„Das in Deutschland bekannte weisse japanische Leder wird nur an 
einem einzigen Platze hergestellt und zwar in Jakagimura, Distrikt Schikamagun, 
in der Nfthe der Stadt Himeji, welche letztere an der Eisenbahnlinie Kobe— 
Hiraschima an^effthr drei Stunden stldlich von Kobe liegt. An diesem Orte 
werden jfthrlich 50—60000 Kuh- und OchsenhSlate ohne Verwendung irgend 
eines Gerbstoffes zu dem weissen Leder verarbeitet. Yon diesem Orte kommt 
einzig und allein das zum Export nach Deutschland, England und Frankreich 
bestimmte weisse Leder. ^ 

yDie gewdhnliche Alaungerbung, die auch in Japan yielfach angewandt 
wird, ist sehr unzuverlassig und ungleichmHssig. Die so gegerbten Haute 
eignen sich absolut nicht zum Export, teils wegen obiger Eigenschaften, teils 
wegen der schlechten ungleichmSssigen Farbe, teils wegen zu geringer Qualitat 
der verarbeiteten Rohware. Ftir die deutsche Lederindustrie hat es nnr 
Interesse, etwas liber die Herstellungsweise des in Jakagimura erzeugten 
weissen Leders zu h($ren und ich gebe in folgendem eine Beschreibung dessen, 
was mir an Ort und Stelle mitgeteilt wurde.* 

„Ich schicke voraus, dass Jakagimura, ein kleines Dorf in der N&he 
von Himeji, an dem Flusse Ichikawa liegt. Letzterer ist ein klarer, sehr 
flacher Gebirgsfluss mit steinigem Bett. Die 300 Familien, die in Jakagimura 
wohnen, beschaftigen sich alle mit der Herstellung des weissen Leders. Die 
ganze Produktion des Ortes wird von dem Ortsftitesten grosstenteils an 
japanische Handler in Osaka verkauft. Der bei weitem kleinere Teil geht 
direkt an europaische Firmen in Kobe." 

„Von dem Vorsteher des Verkaufs-Syndikats, der gleichzeitig aueh die 
meisten Haute fertigstellt, hSrte ich liber die Herstellungsweise folgendes: 

Rohware. Dieselbe besteht zu ^/lo aus koreanischen und chinesischen 
trockenen Hauten, der Rest sind frische japanische Haute. 

Die beste Zeit zur Herstellung des weissen Leders ist im Frllhjahr und 
im Herbst. Im Sommer ist die Temperatur der Luft wie auch des Wassers 
zu warm, im Winter zu kalt." 

„Die Haute kommen zuerst in den an dem Orte vorbeifliessenden Fluss 
Ichikawa, wie schon erwahnt, einem klaren raschfliessenden Gebirgsfluss mit 
steinigem Bett. Im Frtihjahr und Herbst bleiben sie eine Woche in demselben, 
im Winter 3 Wochen. Dann werden die Haute gehaart und auf der Aas^^i^ 
gereinigt. Die Haare werden mit kleinen stumpfen Messern abgeschabt, was 
sehr leicht geht. Nach dieser Prozedur werden die Haute mit Salz bestreut 
und zwar ausgebreitet, teils im Freien, teils im geschlossenen Ranm. So bleiben 
die Haute 24—48 Stunden liegen, je nach der Natur der Haut, von Natur 
weiche Haute 24 Stunden, harte bis zu 48 Stunden." 

„Dann kommen die Haute an die Sonne, je nach der Jahreszeit von 
3 bis zu 6 Tagen; wahrend dieser Zeit werden sie jeden Tag einige Male ge- 
wendet, d. h. Aas- und Narbenseite kommen abwechselnd an die Sonne." 
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yHieranf kommen sie ca. 10 — 15 Minuten in Biitten mit Flusswass^r 
and werden dann anf beiden Seiten mit Rip85l bestrichen. FUr eine Haut 
ca. Vs engl. Pfnnd (200 g) RapsQl. Dann werden dieselben gestoUt, d. h. sie 
werden liber eine ca. 2 Fuss vom Boden angebrachte Stange gehftngt und mit 
den Knien bearbeitet, wieder einige Stnnden an die Sonne gebracht und 
nochmals gestollt. So geht dies nun weiter. Die Hftute werden im Fluss 
gewaschen, in der Sonne getrocknet, nochmals gestollt, kommen dann von 
3 bis ZQ 10 Tagen in die Sonne, je nach der Jabreszeit, werden (5fters ge- 
dreht, wieder 2 bis 3 Tage in den Fluss gelegt, angetrocknet und gestollt 
and kommen nochmals einen Tag in die Sonne. Damit ist die Fabrikation 
beendel. Die fiftute sind schQn weiss und weich im Griff. Der ganze Prozess 
dauert von 2 — 4 Monaten, je nach den Witterungsverhaltnissen." 

„Da dieses Leder nur in Jakagimura hergestellt werden kann, so schreibt 
man die Wirkung dem Wasser des Ichikawa-Flusses zu.^. 

,Das8 keine Gerbstoffe Verwendnng finden, dayon habe ich mich durch 
den Augenschein Uberzeugt. Das Leder wird eigentlich von Anfang bis zu 
Ende im Freien, an den flachen stein igen Ufern des Flnsses hergestellt. In 
den Hflusern der Bewohner des Dorfes vollzieht sich nur das Stollen/ 

„Oberhalb und unterhalb Jakagimuras wurden schon Versuche ange- 
stellt, das Leder herzustellen, jedoch ohne Erfolg." 

„Es liegt daher die Vermutung nahe, dass sich gerade an dieser Stelle 
unter dem Fluss ein Alaunbett befindet.^ 

„In den letzten Jahren soil die Zufuhr dieses Leders nach Deutschland 
sehr nachgelassen haben. £s liegt dies wohl in der Hauptsache an den zu 
hohen Forderungen, welche bei uns an das Sortiment gestellt werden.^ 

yWer die so ausserordentlich primitive Herstellungsweise gesehen hat, 
wird verstehen, dass an der ganzen Produktion nur ungefUhr ^jio sogenannte 
Primaware ist, welche von uns ohne Anstand genommen wird. Der ganze 
Rest ist fleckig und narbenbeschfidigt und fiir den deutschen HUndler nicht 
gut genug.* 

„In Japan selbst werden die weissen Leder zu alien mSglichen Dingen 
verarbeitet. Von Treibriemenfabrikanten werden sie gekauft und in Riemen 
geschnitten, zum Nfthen der Treibriemen/ 

»Ausserdem werden sie zu Schuhriemen fiir die japanischen Holzschuhe 
verwendet und zuletzt ftir Portefeuillesachen, z, B. Zigarren- und Zigaretten- 
Etuis, kleine mit Leder Uberzogene Kflstchen u, s. w.*' 

»Ftlr letztere Zwecke wird das Leder in der Regel auf Holzformen 
gepresst oder aber auch gebrannt und dann mit Holzfarbe oder japanischem 
Lack gefarbt.* 

Wir ersehen aus diesem interessanten Berichte, dass diese Leder weder 
geschwitzt, noch geftschert werden und dass zu ihrer Gerbung keine eigent- 
lichen Gerbmaterialien verwendet werden; die Behandlung besteht lediglich, 
in einem Bestreuen mit Salz, in einem wiederholten Einlegen der Haute in 
daa Wasser des Flusses Ichikawa, in einem Bestreiehen mit RapsOl und in 
einer wahrend dieser Operationen wiederholt stattfindenden Bearbeitung durch 
Stollen. Da die Haute nach dem Bestreuen mit Salz mehrmals in Wasser ein- 
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gelegt werdeoy so ist yon vomherein zu erwarten, dass dem Saize irgendwelche 
gerbende Wirknng nicht zukommt, sondern es ist anzunebmen, daes dss Salz 
die Hftute in diesem nassen Zustande lediglich yor Fftnlnis schtLtzen soli. 

Die ganze Herstellnng dieser Lederart besteht also darin, dass die 
Httnte wftbrend des Auftrocknens einmal mit Raps^i bestrichen, wiederholt 
gestollt, wieder angefeucbtet and immer wieder durcb Stollen mit der Hand 
Oder mit dem Knie einer mechaniscben Bearbeitung onterworfen werden. 
Herr Reinbart yermntet, dass das Wasser des Flnsses Icbikawa in der be- 
treffenden Gegend yielleicbt in Verbindung mit einem Lager I5slicher Ton- 
erdesalze stebt und dass infolgedessen dem Wasser eine gerbende Wirkung 
zukomme. Herr Reinbart bat mir nocb brieflicb mitgeteilt, dass er bei seiner 
Anwesenbeit in Jakagimnra wohl nnzweifelbaft festgestellt babe, dass bei 
der eigentlicben Herstellnng des Leders, abgesehen yon dem RapsOl, keinerlei 
Snbstanz Verwendung findet; es werde bier also ein Leder obne Gerbstoff 
bergestellt nnd es k5nne einzig nnd allein dem Flusswasaer irgendwelche 
gerbende Wirkung zugesprocben werden. Leider sind die betreffenden Wasser- 
proben, die Herr Reinbart aus Japan mitgebracbt bat, nicbt nntersacbt worden^ 
so dass dieser Pnnkt bis jetzt nocb nicbt aufgeklftrt ist. Wenn das Wasser 
Tonerdesalze in einigermassen betrftcbtlicber Menge entbalten wtlrde, so wUrden 
dieselben aucb in dem Leder selbst deatlich nacbzuweisen sein. Hierauf komme 
icb weiter unten bei der Besprecbung der Untersncbungsergebnisse zurtlck. 

Wie bereits erw&bnt, werden die zur Herstellnng dieser Lederart 
dienenden H&ate weder einem Scbwitz- nocb einem Ascberongsyerfabren nnter- 
worfen. Die Bebandlong zom Zwecke der Erzielnng der Haarlockeruog be- 
stebt lediglich darin, dass die Hftute, je nach der Temperatur, 1—3 Wocheni) 
in den Fiuss eingelegt werden. Infolge des Eintritts yon Fftulniserscheinungen 
ist dann die Oberbaut mit den Haaren und die Unterbaut soweit gelockert, 
dass dieselben mit Werkzeugen leicbt entfernt werden kdnnen. 

Das gtltigst zur VerfUgung gestellte weisse Japanleder ist im Labora- 
torium der Versuchsanstalt untersucbt worden und hat hierbei folgende Re- 
sultate ergeben: 

• Wasser ll,60/o 

Asche 0,6 » 

Fett 4,6 „ 

Stiekirtoff 17,7 „ 

^tspr. Hautsubstanz 82,8 „ 

Die Ascbe wurde einer weiteren Untersucbung unterworfen, wobei sicb 
folgende Gebalte ergaben: 

Tonerde, AhOs (inkl. Spuren yon Eisenozyd) . . . 0,14<yo 

Kalk, CaO 0,08 ,, 

Magnesia, MgO 0,09 „ 

Cblornatrium, NaCl 0,02 „ 

Schwefelsfture, SOs 0,17 „ 

*) Dlese Zeit 1st Qbrigens relchlicli lang bemessen, so dass man sieli wundern 
muss, dass die Hftute Infolge yon Fftnlnii nlcht voilstftndlg verderben. 

(Scbluss folgt.) 

Honorary Editor, Ehren-Redakteur, RMactetir d'bonneur: 
Karl Scborlemmer in Worms a* Bbt \^ 

Digitized by VjOOQ IC 



„Coll«fltaiii«, w«MMiseiialt»eh.tochn)feiM Bellafe dM Utermarfct, - FruiMurt a. M. 1806. 261 



^ 



j^=^ CoUeoltun. ^^~ ^'' 



Central- Organ of the International Association of Leather Trades Chemists. (L A. L.T. C.) 
Central -Organ des Intemationalen Vereines der Leder- Industrie -Chemiker. (I. V. L.L C.) 
Central - Organ for den Internationale Garverikemikerforening. (I. G> K. F.) 

Organe - Central de I'Association Internationale des Chimistes de I'lndustrie du Cuiri (A. LC. LC.) 
Orgr^no - Centrale della Asxociazione Intemazionale dei Chimici dell' faidustria del Cuoi. (A. I. C. I. C) 






Organ der Deatschen Sektion des I. V. L. I. C. 

\ ^ 

Zur Technik der Gerbmaterialanalvse. (^ UlAAt^ ^^^ 

l>as JBHUrieren der ExtraktWsungen durch KieselguhrfiUerkerzen '^J^^^^V^'^^ 
und durch JFHitrierpapier. Mine neue Filtriervorrichtung* ^ Q j 

liittelluDg aus dem chemischen Institut der Foretakademle Tharandt. A^r^ ^ f 

Von H. WISLICENUS und W. MUTH. ^U^^^^^^ 

Die Verhandlungen bei der Frankfurter Versammlung der D. S. ttber 
die Kerzenfilterf rage 1) (Punkt 4 der Tagesord'nung) haben gezeigt, dass man 
mit dem Kieselguhrfilter noch nicht bifiri dem ersehnten Ruhepunkt in der 
£ntwicklung der Gerbanalysentechnik angelangt ist und dass auch der im 
Prinzip anziehende K($rner'8che Versuch mit der Zentrifuge^) keine bestimmte 
Anssicht hierzu bietet. 

Ftlr das Rerzenfilter fordert man jetzt die Vereinbarung einer bestimmten 
Grdsse und gibt Vorsehriften fttr die Reinigung mit Wasser und verdiinnter 
Salzsaure'). Paessler findet, dass die Filterkerze bei Fichtenextrakt liber- 
hanpt versagt*). 

Der bestechende Vorteil der Filterkerze vor dem zuvor eingeftihrten 
Schleicher- & Schull-Faltenfilter No. 605 extrahart ist eigentlich nur das sehr 
rasche Fil trier en. Dieser eine Vorteil wird leider aufgewogen durch bedeutende 
Nachteile, die uns die Filterkerzen Uberhaupt ungeeignet erscheinen lassen, 
wenn auch die Vergleichsanalysen^), die wohl ohne Oftere Wiederverwendung 
der Filterkerzen und nur jeweils ftir ein Material benntzt worden sein diirften, 
gut ausgef alien sind. Die wiederholte Benutzung eines und desselben Filter- 
materials verursacht dem Analytiker wenigstens ein Geftihl der Unsicherheit, . 
das gewies nur zu berechtigt ist, \yo Adsorptionsvorgftnge uberhaupt eine 
Rolle spielen. Das ist aber in ganz besonderem Masse bei der Filtratiofi von 
Gerbstofflosungen der Fall. Da die Adsorption sich mit der Verdiinnung der 
Ldsung stark ftndert und nachweislich ein auswfthlendes Verhalten der 



») ^Collegium-, No. 162, S. 202. 

') daselbst, S. 203. 

*) daselbst, S. 203. 

') daselbst, S. 204. 

*) daMl|>st 1906, No. 148. 
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adsorbierenden Snbstanz erkennen Iftsst, so ist man nie Bicher, ob nicht bei 
einer zweiten Verwendmig der .gereinigten^ Kerze etwas yon dem in der 
Kerze aufgespeicberten Gerbstoff durch neuen Gerbstoff verdrftngt und so 
dine Verftnderung der GerblOsung verursacht wird. Ans der benntzten und 
nnr mit Wasser (ohne Salzefture) gereinigten Filterkerze kann man grosse 
Mengen von Gerbstoff mit wftssrigem oder absolatem Alkohol auswaschen. 

Die normalen Anfordernngen, die man an eine Filtriereinricbtnng stellen 
kann, sind 1. k lares Filtrieren 2. m^glichst rasches Filtrieren 3. mSglichst 
geringe Eigenadsorption des Filters, also mdglichst geeignete und 
m^glichst wenig Filtermasse 4. ftlr jede Filtration die gleiche 
Menge neuer Filtermasse; die Wiederverwendnng ist nnerwtinscht; daher 
soil anch das Material nicht zu kostspielig sein. 

Klare Filtrate erhfllt man mit den yon der Deutschen Versuchs- 
anstalt eingeftthrten Schleicher- & Schtill-Filtern No. 605 extrahart sicher, 
aber mit dem Fa It en filter so langsam, dass dieses Filtrieren mit erheblichen 
Fehlern bebaftet ist. Das Papier an und ftir sich, das in Bogen die Fabriks- 
bezeichnung No. 602 extrahart ftihrt, entspricht den Anfordernngen 1, 3 und 
4 gut, sowie es in 2 bis 3-facher Schicht im Saug filter angewendet wird. 

Rasches Filtrieren kann man nattlrlich nur mit Saug- und Druck- 
filtern erzielen. 

Die Gerbstoffadsorption kann indes bei den Filterkerzen unter 
Umstftnden nicht unbedenkliche Fehler yerursachen, besonders bei wiederholter 
Benutzung derselben. 

Eine yergleichende Untersuchung der Adsorptionsgrdsse yerschiedener 
porQser Stoffe gegenUber 0,40/oiger TanninlQsung der Adsorptionsyorgftnge 
hat Herrn Dr. Schroder und uns ftlr je ein g der porOsen Substanz ergeben: 

Gereinigte und geschlftmmte Kieselguhr 0,0256 \ j^^ GoIit-k^-,. 
(Mtincke'sche Tonf iltermasse 0,0596) | ^^- ^^^'^^«' 

Zellulose, Schleicher & Schtill's feinste Filtermasse 0,0446 . (Dr. Muth). 

Wenn nun diese relatiyen Adsorptionsgrdssen fur Kieselguhr gtinstiger 
sind als flir Filtrierpapier, so kehrt sich das Verhflltnis ftir die zu yerwendenden 
Filtermassen sehr zu Gunsten des Filtrierpapiers um: 

Eine Parker'sche kleine Filterkerze wiegt lufttrocken etwa 25 bis 28 g 
, Paessler'sche grosse „ „ „ „ 35 bis 38 g. 

Die beiden Kerzen nehmen demnach ^/s bezw. 1 g Tannin auf, d. i. aber 
u. U. 15 bis 250/0 der ganzen liberhaupt im Liter aufgel5sten Gerbstoff menge 
und es erscheint deshalb wenigstens zweifelhaft, ob es uberhaupt genUgt, nur 
250 bis 300 ccm des Filtrates zu verwerfen! 

Die ebenso leistungsffthige Papierf iltermasse ist hOchstens 1,25 g luft- 
trocken (yergl. weiter unten), also der 20. bis 30. Teil yon der Rieselguhrmasse. 
Der yom Papier aufgenommene Gerbstoff entspricht demnach etwa 0,06 g 
Tannin, also etwa 1,5 0/0 der im Liter aufgeldsten Gerbstoffmenge, so dass es 
hier zweifellos bei weitem genUgt, 100 ccm der ersten Filtrate zu yerwerfen. 
Unter 100 ccm zu yerwerfen, diirfte sich aus anderen Grilnden nicht empfehlen. 
Andererseits sind gegen das Papier anzuftihren: die nicht ganz gkichm&ssige 
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HerstelltLDg und die yon Schorlemmer ^) ausftihrlich beschriebene Eigen- 
tilmlichkeit des Papieres Schl. & Sch. No. 602 extrahart (als Faltenfilter 
No. 605), Diese EigentUmlichkeit ist die hauptsachlich bei snlfithaltigen and 
kaltlOslichen Extrakten beobachteto Verschliessung der Poren, welche das 
Filtrieren nach einiger Zeit stark hemmt, bei einem zweiten Filtrieren derselben 
Fltissigkeit durch eiu zweites Filter aber nicht mehr eintritt. Eine fthnliche 
Hemmnng tritt iibrigens nach kurzer Zeit auch schon beim Durchsaugen yon 
reinem Wasser ein. Wir sind deshalb geneigt, anzunehmen, dass es sich 
hierbei yorwiegend um Quellungserscheinungen handelt, die durch einen Saure- 
gehalt der GerblSsungen verstftrkt werden und eomit die Adsorption yon Gerb- 
stoff yergrossern. 




—a 
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„V2** bezw. „V*" natflrliche GrOsse. 

Alles dies hat uns yeranlasst, ein ein f aches Papiersaugfilter auszu- 
probieren, dessen Konstruktiou es ermoglicht, genau wie bei dem Kerzenfilter- 
verfahren, nur mit jedesmal frischem Filterpapier (Schl. & Sch. No. 602 extrahart) 
in einfacher und sicherer Weise zu arbeiten. 

Figur 1 stellt das Filterrohrchen dar. 



*) ^Collegium" 1904. No. 107, S. 137. 
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15 cm langes and 15 mm weites Glasre^hrchen, w«lcl>«B aaf 
erne Ljange von 7 cm, beginnend 2 cm vom Boden ab, mit etwa 40 LOchern 
yersehen and oben mit einem doppelt darchbohrten Raatschakstopfen ^ 
,, f ' abgeschlossen mir durch welchen 4fH'^bleitang8r5hrchen^and dvt Lalteinlass- 1^'' 

r5hrchen "l^ (ftlr die Unterbrechang der Filtration) flihrt. 

Der darchlochte Teil des Glftsehens wird mit einem 10 cm breiten and 
15 cm langen angefeuchteten Filtrierpapierstreifen ^(No. 602 extrahart) dicht 
aniiegend amwickelt, so dads 3 Papterschichten ilbereinander liegen. Dieses 
Aafwickeln des Filtrierpapieres geht am besten, wenn man das Papier feacht 
aaf eine Glasplatte aaflegt and von da aaf daa Rohrchen gleicbmftssig aafroUt. 
Von oben and von unten wird nan je ein Kautschakwalstring,(>^ie man solche 
in jeder Gammiwarenhandlang erhftlQ Uber die Papierrftnder bis in die Nfthe 
des darchlochten Teiles gerollt. Aach Binge, die man aas weichem, etwas 
weitem dickwandigem Kautschakschlaach so schmal schneidet, dass sie Uber 
die Papierrftnder gewftlzt werden k5nnen, sind geeignet. Saagt man nun karz 
an der Pampe, so legen sich die feachten Papierschichten so dicht aneinander, 
dass das Filter vdllig dicht and fertig zam Gebraach ist. 

In dieser Weise kann man also flir jede Probe stets neaes Filtermaterial 
in gleicher geringer Menge (ea. 1,25 g) anwenden and sich eine ganze Reihe 
von FilterrQhren rasch vorrichten. 

Ftlr andere Filtrationszwecke kann man aach gew5hnliches Filtrierpapier 
verwenden and nach Belieben die Filterschicht sehr einfach dadurch verdichten, 
dass man zanftchst aus einer sehr dUnnen Emalsion von in Wasser zerfasertem 
Filtrierpapier feinste Fftserchen in das Filter einsaagt and dann reines Wasser 
darchsaugt bis keine Spar von Fasern mehr ins Filtrat gelangen/was meist 
sehr rascli oder von vornherein schon erreicht ist/) ^^^ -^ (^J.^ 

(f igar 2 stellt die Anordnang der ganzen Einrichtang dar. Hier ist F 
das beschriebene Filter. DieseAtaacht in einen 3 bis 4 ccm weiten and 17 
bis 18 cm langen Zjlinder i^, der von der Vorratsflasche *K^ aas in bekannter 
Weise selbsttatig gefiillt gehalten wird. (Fur das Warmfiltrieren bei 
prflparativen Arbeiten wird dieser Zylinder in ein Wasserbad eingehftngtj^ Eino - 
Reihe JBolcher- Awarate iet auf ei»«m einfaehen flolzrHhmeu muiiticit.^rlicn 
vom ruhr^ da§ Ableittirigsr5hrchen durcH einen doppelt durchbohrt.en Kaut- 
-7' ^ schukstopfen in (fisrSammelgefftsse JW UBd-'Oi die beide auf denselben Gummi- 

stopfen passen. Zunftchst Iftsst man nach ^Mie verwerfenden 100 ccm iiber- 
treten, c^ffnet dann den Lufteinlass SL ersetzt A darch B;.and sammelt darin 
das blanke Filtrat (^ das zur Untereuchung verwendet wird.) 

Zwischen das Sammelgefftss and die Wasserstrahl-Pumpe schaltet man 
zweckmftssig, besonders bei unsicheren Pumpen ein Ruckschlagventil ^^an, 
/^welches beim Versagen der Pumpe sich selbsttatig bei Sffnet und das 
"Zurucktreten von Wasser ins Filtrat unmoglich macht,i) dabei aber mittelst 
des Bunsen-Schlitzventilchens b das Vakuum im Apparat noch kurze Zeit 
weiterwirken lasst."^ 

Die Filtration gibt anfangs rasch, nach etwa 4 Minuten wesentlich 
langsamer sehr blanke Filtrate, je nach der Beschaffenheit der GisrblSsang in 



*) Ber. d. D. Ohem. Qes. (1890) 23, 3292. 
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1/s bis 2 Stunden 500 ccm. Q>er scheinbare Vorzag des rascheren Dnrchgangs 
dnrch die Guhrkerze geht auf Kosten der Blankheit des Filtrates, wie die 
Vergleichsversnche an gleichen schlecht filtrierenden ElxtraktldsnDgen {8¥hr ' 
t iUblgolitli e Myio balangofiltrakte. And JKtftTgslicheg ^ ^n e btofth o flxte ftk^tX^aHia- ge- ' 
zeigt haben. B o homm ^ ii - Extrakte vor^^-die- sieh weder durch die Guhrkerze — ^cT" 
noch durch die Papierfilterkerze von einer opaleszenten Triibung vollkommen 
befreien l^flsen. ^Diese beim Papierfilter minimale Spur von triibender Substanz 
dfirfte aber unwflgbar gering sein und aus Stoffen bestehen, die dann auch 
in die Haut eindringen k5nnen?J ^ 

Die Filtrierbarkeit hftngt ubrigens bei d Jes e tt schwierigen Stoffen, jmA 
vnr nft h^^bni'htflt hflbtnt sehr von der Art der AuflQsung ab. Die Aufl5sung 
geht manchmal auch bei ganz gleichmilssiger Anwendung siedenden Wassers 
nicht absolut gleichm&ssig von statten./ln der Ungleichmttssigkeit der Auf- 
Idsung scheint uns eine hauptsftchliche 'Fehlerquelle der Gerbextraktanaljse 
vor allem fiir die neueren Angaben tiber das Unl5sliche wirksam zu sein. ) / ^ . 
Jji^ l^ besonderen Glasteile der bofidiiiebuiiuu P«piei filltirk^^fze konn'eiT' 
vnn Hor q]^|^]fl^^^y^ ^^g HiTTii W '>£;n"^j Drosdeu A, Wallstrasse, die kompleto^^t-^ 
dreifaehe^VorrichtuDg auf einem Holzrahmen montiert, xoarii^ Vereinigtejfi 
Fabriken ftlr Labor atoriumsbedarf in Berlin ' ^~ 



Ueber die Zusammensetzung des Japanledep ^ 

Von Dr. JOHANNES PAESSLER. / 

(Schluss.) 

Die Reissfestigkeit dieses Leders betrftgt 5,8 kg pro qmm Querschnitt 
die Dehnung bis zum Moment des Reissens 360/o. 

Aus obigen Zahlen ist zu ersehen, dass hier tatsftchiich ein Leder ohne 
irgendwelchen Gerbstoff vorliegt. Die Mineralstoffgehalte sind in nicht 
grosserer Menge als in einer nicht mit Mineralstoffen behandelten Blosse vor- 
handen. Derartige Mineralstoffgehalte sind in jeder BlOsse von Natur aus zu 
finden und konnen keineswegs eine Gerbung bewirkt haben. Es sind wohl 
geringe Mengen von Tonerde zugegen, doch kann denselben kaum eine 
gerbende Wirkung zugesprochen werden. Der Fettgehalt betrftgt 4,6 o/o, ist 
mithin auch ziemlich gering, von einer Fettgerbung kann in diesem Falle 
nicht gesprochen werden; das Japanleder selbst macht auch nicht den Eindruck 
eines fettgaren Leders. Wir haben es hier also \ tatsflchlich mit einem Leder 
za tun, welches keinen eigentlichen Gerbstoff enthSllt und welches nur eine 
geringe Fettung erfahren hat.\ Es ist anzunehmen, dass dieses Produkt die 
Eigenschaften des Leders im wesentlichen dadarch erhalten hat, dass es 
wahrend des Trocknens einer wiederholten und energischen Bearbeitung durch 
Stollen unterworfen worden ist und dass hierdurch die einzelnen Fasern am 
Zusammenkleben verhindert worden sind. Die Frage, ob das Wasser des 
lehikawa tatsftchlich irgendwelche Bestandteile enthalt, welche einen Einfluss 
auf die Herstellung des Leders ausiiben, bleibt immer noch eine offene, so- 
lange das Wasser selbst noch keiner grftndlichen Untersuchung unterzogen 
worden ist. Da das Japanleder nur an der bestimmten Stelle des Flusses 
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erzeogt werden kanti, bo muss diesem Wa986r doch eine spezifische Wirknog 
znkommen. 

Was die Reisefestigkeit anbelangt, so muss dieselbe als eine sehr gtlnstige 
bezeichnet werden. Die Dehnung des Leders ist nnr eine mftssige, was eben- 
fails als eine gUnstige Eigenschaft anznsehen ist. 

LABORATORIUli DER DEUTSCHEN VERSUCHSAHSTALT FtJR LEDERINDUSTRIE 
ZlJ FREIBERG IN SAOHSEM. 



Pr actical Difficulties in Leather Dyeing.^) 

By HERBERT G. CROCKETT. 

No doubt an inspection of some of the old Egyptian monuments would 
reveal the fact that the dyers of to-day had worthy predecessors amongst the 
old Egyptian leather working craftsman. That the art was well known to 
them is proved by the fact that there is a fine specimen of a royal funeral 
pall still extant made entirely of dyed morocco skins. There are several 
references to dyed leather and skins contained in the Old Testament, ram 
skins dyed red being mentioned in the 25 th and 26 tb Chapters of Exodus as 
a covering for the Jewish tabernacle. It seems clear from all the old 
authorities that the art of leather dyeing was of Eastern origin, and was 
probably introduced into Spain by the Moors, spreading eventually throughout 
the European Continent. When I hear on good authority that certain dyed 
goat skins from the Niger Territories are preferred to-day for high-class 
bookbinding to the productions of some of our modern tanneries, I am rather 
inclined to think that posterity will not have so much to thank European 
modern science for after all. This, however, is not the only instance where 
the finest work of the old craftsman has been debased by the modem craze 
for cheapness. 

Coming down to comparatively recent times few changes seem to have 
been introduced in the dyer's art. The same raw materials, for instance, appear 
to have been used in the eighteenth century as are mentioned in the earliest 
data bearing on the subject. In an old treatise dated 1780 I find mention 
made of many curious processes in vogue in Europe and Asia ; many of these 
methods depending upon prolonged maceration in animal and vegetable sub- 
stances. Some of these substances have now become quite obsolete, whilst 
others, such as sumac, gall nuts, alum, &c., are still in use. I cannot resist 
the temptation to give one or two quotations from this curious old volume, 
as they will serve to show that dyeing in those days must have presented, 
more practical difficulties than is the case to-day, where the dyer has his 
materials ready prepared for him by skilled chemists and experts. According 
to .this authority Morocco leather was introduced into France by a certain 
Dr. Granger about the year 1749. I cannot do better than give the original 
description found in the original text : — „M. Granger was a very skilful and 
active surgeon, whb was sent by the Count de Maurepas, then Minister of the 



•) Reprint, ktndly sent by the author from the nJonrnal of the Society of 
Dyers and Colourtets,- April, 1906. No. *, Vol. XXI. 
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Marine, into the Levant, Egypt, Mesopotamia, and Persia, at the expense of 
the King of France. To pursue his discoveries he underwent the greatest 
bodily fatigues, often travelling barefoot, and complying with the rude and 
barbarous customs of the Arabian artificers. To this gentleman^s knowledge 
and perseverance France owes many useful improvements in arts and physic, 
each of which has been honoured with an ample detail in the memoirs of the 
academy from the year 1735 to the year 1745.* 

It is a little curious to note that the leather manufacturers of 1780 
were as conservative as many of their successors of to-day. The author of 
the work. referred to states, in dealing with the dyeing of Morocco, that ^the 
observations and accurate detail of the processes in this manufacture may be 
relied upon, notwithstanding the boasted mystery and secrecy of French 
manufacturers at St. Hyppolite,* the Paris centre where the leather work 
appears to have been carried on. I must conclude extracts from this quaint 
book with the following. After describing the preliminary processes of un- 
hairing, liming &c., Dr. Granger alludes to the methpd of deliming, or 
^mastering'' (paering, as we should say) of goat skins for the preparation of 
the famous Morocco leather. He goes on to say: — „In July, 1735, the plague 
raging greatly in the Island of Cyprus, a person represented to the Governor 
of Nicosia that the dogs contributed greatly towards that disorder, upon 
which he ordered all the dogs to be killed. The curriers and merchants 
hearing of this order went in a body to the Governor, represented that the 
commerce of Morocco was of great importance to the city, and that it would 
be ruined if the dogs were destroyed, as their dung was absolutely necessary 
in the preparation of Morocco. This remonstrance appeared of so much conse- 
quence that the edict was revoked at all hazards. Mastering or fecal matters," 
adds this old authority, „are also used to prepare cotton to receive the fine 
red of Adrianople, according to a memoir, published in 1765, at the expense 
of the Crown, by order of the Minister.** 

Dr. Granger also gives the following details relating to the dyeing of 
cotton with madder of a fine scarlet: — „ Dilute 25 lbs. of sheep's dung in 
500 lbs. of lye of Barilla, with 12 V2 lbs. of olive oil ; in this soak 1 cwt. of 
cotton already scoured in a strong lye of lime water. This operation is 
repeated three times and is called Sikiou. When the cotton has been galled, 
alumed, dyed with the blood and madder of Smyrna, and roused with ashes 
and soap, it is dipped again in the Sikiou, and this fecal matter makes the 
red more lively than the finest carnation of Adrianople.* 

Passing on to a brief survey of the practical difficulties in the 
application of dyes to leather, as I have found them under actual manufacturing 
conditions, it should be stated that at the beginning of his business the leather 
dyer is met with difficulty. The material which he has to work upon, being 
a bye-product, is irregular and uncertain. It may contain hidden defects, 
which are only discovered when it is too late to rectify them, or it may be 
that the question of price renders it necessary for him to attempt to dye 
leather which is unsuitable for the purpose. Skins and hides are collected 
over a vast area, and are often badly damaged where circumstances are not 
favourable to their preservation. Again, no two skins are alike in fineness 
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of grain, teztar6f or shape, so that the leather dyer cannot reckon npon 
uniformity in his goods, as is the case with the wool or cotton dyer. 

A good deal may be done to rectify the dyer's primary difficulties by 
an intelligent sorting of the skins, but this is only possible in large work?. 
Again, it must not be forgotten that a great deal of other leather is dyed 
besides skins, and much of this has perforce to be dyed „as it runs^. I allude 
to such 'goods as the commoner parts of tanned hides, technically termed 
bellies and shoulders, which are both stained and dyed in large quantities 
for the shoe trade. These are ronnded-off tanned hides — 'the prime parts of 
which are usually used for soldiers' boots — and often contain a multitude 
of imperfections which no dyer can possibly cover. In actual practice 
experience has shown that certain faults in skins may be altogether hidden 
by selecting them for certain shades, and this is a point to be taken advantage 
of by the dyer. For instance, dark stains, such as are caused by salt in the 
curing of the skins, tan and drench stains, may be hidden by putting the 
goods in for dark greens, chocolates, and in extreme cases for black. The 
grain of the leather again may be rough or imperfect, a condition caused by 
taint in the early stages, or over-puering, and this fault, at any rate, is not 
accentuated by giving such goods a light shade of yellow or green. It is 
also a point to be noted that the differences in the fine surface of the grains 
constitute a difficulty for the dyer, even after a large number of skins have 
been sorted for suitable colours, so that even after every possible precaution 
has been taken there are always differences of shade in a pack of finished, 
skins^ a feature which has to be taken into account in the final topping up, 
or „flaming in^, process followed in the last stages of coloured leather 
manufacture. 

Since the introduction of chrome leather, such troubles as I have 
mentioned have, to some extent, increased, and it requires a good deal of 
judgment in sorting a pack of chrome skins for dyeing. The chrome tannage 
is flat and „empty* — to use the technical expressions — and if just the 
cream of a pack of skins is picked out for the colouring, it follows that 
those which remain for turning into black are much depreciated in value. I 
have found, too, that the various shades of greenish- blue, which are the natural 
colour of chrome skins, play an important part in dyeing, and that a pack of 
selected skins dyed in the same drum or paddle may again be sorted into 
several gradations of shades after drying. It must be remembered, too, that 
owing to the non-absorbtive qaalities of chrome leather, it is very difficult 
indeed to turn a spoilt dry skin into a black, as in the vegetable tannages, 
or to do very much in the way of altering shades in the topping up process. 

(To be continued.) 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, R^dactenr .d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Bh. 



Digitized by 



Google 



nC9lto«lyiii^, wtMtnselMiftUoii'tMlinlMhc ftcllftg* tet L«4wiMrkt, — f mnkfnrt •. li. 1808, 

— ' '■ " ■ ' ■' " ■ ■■ I II .. II ■ I.I. -.1 ■ I -„ ■ I. I .. I .11 . . 

No. 171. 



Golleglutii. 

Central -Organ of the International Association of Leather Trades Chemists. (1. A. L. 1. C.) 
Central • Organ des Intemationalen Vereines der Leder- Industrie -Chemiker. (I. V. L. L C.) 
Central - Organ for den Ilitemationald Garvei-ikemikerforening. (I. G. K. F.) 

Orgaae - Central de I'Associatlon Internationale des Chimistes de I'lndustrie du Cuir. (A. I. C. 1. C*) 
Organo - Centrale deUa ARsociazione Internazionale dei Chimici dell' Indhstrla dei Ciioi. (A. I. C. I. C.) 




Organ iler Detitachen Sektion iles I. V L. I. T 



1. A. L. T. C. - I. V. L. I. C. - A. I. C. I. C. 

Elected as OewdhU zum l^lu contme 

a Member: ordentiichen Mitglied: Membre effectif: 

flerr Gustaf Ifiherg^ Chemiker, Hirschherg a, d, Saale (Deutschland) 
(till now Associate; bis jetzt ausserordentl. Mitglied; jusqu ici Membre 
aSsoci6) proposed by (vorgeschlagen durch ; propose pAr) Joh. Paessler, 
W. Appelius, L, Manstetten, 



Bleated as Gewdhlt zum JElu eom,fne 

an Asftociate: au&serordentl, Mitglied: Membre affsociS: 

Herp Franz Herrmann, junr., Lederfabrikant, Erfurt (Deutschland) 

t)roposed by (vorgeschlagen durch; propose par) Joh, Paessler, G. 

Schweitzer, W, Appelius, _ 

^ ^^,^^.. . -O^- «^' Gordon JParker 

LONDON, August 1905. ^ H„„ ^^^ g^,^ 

OHAKGE OF ADDRESS: WBOHSEL DER ADRESSE: GHAMOESfENt D'ADRBSSE: 

Roser, Fritz, Feuerbach bei Stuttgart (Deutschland). 



Pr actical Difficulties in Leather Dyeing, ^) ^^^. 

By HERBERT G. CROCKETT. f, ) l^^^ ^ 

(Continued.) / ^ ^ 

Many difficulties are encountered in the preparation of vegetable tanned 
leather for receiving the dye. This is usually done by immersing the leather 
in a weak solution of sulphuric acid and ,, sweetening'', or .neutralising, the 
acid by prolonged washing in a slightly alkaline solution. If the skins do 
not ,,clear** readily, the men are apt to use far too much acid, and for want 
of due care in this matter, it is wonderful that some leather manufacturers 
ever get a saleable leather at all. Aniline dyestnffs have to a large extent 
ousted the older dyewoods, &e., formerly u?ed, and if the dye is not properly 
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dissolved the resultant colour of the leather is affected, and in extreme eases 
all sorts of nondescript shades are produced from this cause. Imperfect 
solution leads to trouble in staining leather, i.e., where the dye liquor is 
spread on the leather, with a brush. In cases where the grain is rough or 
„frized", this fault is greatly accentuated by the use of imperfectly dissolved 
dyes, and the blame for poor and irregular colour of grain is thus often 
attributed to causes quite outside the real one. For this reason I have often 
found it necessary to give an extra coat of a weaker acid dye to leather in 
staining, rather than run the risk of patchy shades by the use of a stronger 
solution of basic dye. I have found the best method of dissolving the dye is 
to mix it first with a little cold water into a creamy consistency, and then 
to pour the paste slowly into boiling water stirring it carefully with a stick, 
and subsequently straining the solution. 

In tray or vat dyeing there is not much difficulty if ordinary care is 
taken to keep the skins on the move; the plan is, however, too slow and 
expensive for modern competitive conditions in England, although it has the 
advantage of enabling the operator to see exactly how the work is progressing. 
In my own experience the tray was only used when the order was small, or 
in the case of a special and unknown colour being required. In most large 
works the dye is applied to the leather by immersion in paddles or drums. 
The revolution of the blades should not be too fast or too slow if the goods 
are to turn evenly; in fact, it often happens the skins sink to the bottom of 
the vat and there remai;i unless stirred with a pole. This should rarely happen, 
however, if the bottom of the vat is well rounded off and the speed regulated 
to suit the goods under operation. In dyeing leather in the closed revolving 
drum, I have often seen 5 or 6 cwt. of hide bellies — which are long strips — 
tied up into a solid knot, entailing a large amount of labour before they were 
separated. When this happens, too, it is obvious that the dye liquor has not 
had a chance to get at the surface of much of the leather, and the result is 
that perhaps quite half of the pack are badly streaked, and must either have 
the colour stripped from the goods again with acid solution, or must be put 
in for black leather; the latter plan, as a rule, meaning a severe loss. Of 
course, although drum dyeing gets through a great quantity of material, yet 
it is obvious that the work being out of the operator's sight is a drawback, 
although this has been to a large extent remedied by an improved door which 
may be taken off and put on whilst the drum is in motion. I have myself 
superintended the dyeing of some thousands of skins, and many tons of tanned 
hide offal, by the drum method, and my experience leads me to think that, 
given a strong workman of rather more than ordinary intelligence, very little 
in the way of trouble or loss is to be anticipated by its use. The black surface 
is generally obtained- on chrome leather by first running the skins in a solution 
of logwood, logwood extract, or aniline purple, then treating them to an 
emulsion of some oily material, the process being termed fat-liquoring, and 
then passing the skins through a dye tray containing some „iron striker", iron 
sulphate and some form of concentrated tannin being usually favoured. Coal- 
tar blacks have been tried for the purpose and have given fairly good results, 
but the skins lose the astringent and slightly swollen effect produced by the 
logwood. For various reasons the blacks produced on chrome leathers are 
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often not very satisfactory. In dyeing chrome leather the presence of acid in 
the leather will certainly result in trouble. 

Before leaving the subject of chrome leather I may mention that this 
leather is usually treated with some mordant containing tannin before it is 
given the aniline dye-bath. Gambier, sumac, and fustic extracts are used for 
the purpose, but if these are applied in too strong solution, the chrome leather 
loses its character, and in some cases I have seen the finished leather crack 
badly on the grain from this cause. 

The colour of chrome leather is very likely to fade in drying, far more 
than is the case with vegetable tannages. This seems to be the case when 
the leather is dried slowly, a fact pointed out by Mr. M. C. Lamb in a recent 
article on the subject. There are probably two explanations of this fact. 
Some dyes are affected by an oxidising action, and^ the actiotwof steam is 
similar. The other explanation is that when the skins are slowly dried the 
dye liquor may gradually soak further into the skin, and consequently less 
dye remains on the surface, and the colour appears to have faded. This can 
be proved by cutting two pieces of the same leather and drying one slowly 
and the other quickly. Very often, too, the good work of the leather dyer 
is spoilt by bad levelling or shaving, and I have seen splendid willow calf 
skins show shavers' flesh scratches, or the peculiar fluted marks of bad machine 
shaving, very boldly on the dyed surface after the leather has been polished. 
Again, it often huppens that a white cloudy scum or film persists in coming 
to the surface of chrome leather. This is probably, due to bad fat-liquor or 
unsuitable neatsfoot oil, and the damage caused to the leather is considerable. 
Peculiar looking pimples also appear sometimes on chrome leather ; these appear 
after the leather has laid away in the finished condition, and a microscopical 
investigation often reveals the presence of some form of mould, perhaps due 
to organisms in the egg-yolk, or may-be through the skins laying about in 
the wet state, a condition which, in actual manufacture, it is not always 
possible to avoid. Thanks, however, to the spread of knowledge by technical 
schools and a better class of trade literature, the proportion of mistakes in 
leather manufacturing and dyeing are gradually becoming less, whilst the 
modern leather dyer to a large extent at least understands the rudimentary 
scientific principles which underlie his art. I might add before I leave my 
subject, that I have found it much the best way in training men in leather 
dyehig ta discourage the use of a great variety of colours. A dozen good 
shades of red, yellow, blue, &c., will, as a rule, be ample for the ordinary 
colours required, at least in the shoe trade. 



Ober die Wartha'sche Methode der Hartfili£slimiiuui^-^ 
i m Wa^ser. ^) 

Von Dr. HANS SICKLING. 
Die Beschaffenheit des Wassers ist wie fiir den Haushalt, so auch fur 
die Gewerbe, namentlich die Gerberei, von grosser Bedeutung. Von den zahl- 

») Nach gtitigst vom Verfasser eingesandtem Sonderabdruck aus der 
T,Deut8chen Gerberzeitang", 1905. 
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reichen Untersuchnngsmethoden, die zur raachen Prlifang teehnisch wiehtiger 
Materialien im Gebrauch sind, ist wohl die Hftrtebestimmnng mittelBt Seifen- 
IfisuDg von bestimmtem Gehalt, in die weitesten Rreise gedrungen. Es ist ein 
grosser Vorteil derselben, dass anch der Ungettbte durch sie, ohne besondere 
Vorkenntnisse za besitzen, in den Stand gesetzt wird, aich ein gewisses Urteil 
fiber die Brauebbarkeit eines Wassers zur Kesselspeisung oder su anderen 
gewerblichen Prozessen, zu bilden. Sie ist eine praktiscbe Anwendnog der 
tftglichen Erfabrnng, dass, je reicher ein Wasser an Kalk< und Magnesiasalzen 
ist, umso mehr Seife yorbrancbt werden moss, am eine schaumbildende 
Flttssigkeit zn erzeugen. Das Verfahren wurde 1841 patentiert und rUhrt 
von Th. Clark her, wurde aber von A. Faisst und 0. Knanss abgeandert, 
als sich zeigte, dass in den natllrlicben WileDem, die Kalk und Magnesia zu- 
gleieh enthalten, der Varbrauch an Seife nicht in gleichbleibondem VerhRltnis 
zu der Menge dieser Seifezersetzenden Stoffe steht. Die von den letztgenaimten 
Forsohern entworfene Tabelle ist gegenwftrtig allgemein im Gebrauch. Wenn 
sieh mit der Zeit erbebliehe Mangel gezeigt haben, so hat dies namentlieh 
seinen Grand in der ausserordentlichen Verschiedenheit der in der Natnr 
vorkommenden Wasser. So geben, an Bikarbonateo, freier Kohlensflure, 
OiTganischer Substanz (Moorwasser) und Eisen reiche, ohne gewisse Vorsichts- 
massregeln, achleebte Resaltate; die Anwesenheit von grosseren Mengen von 
Magnesiumsalzen kann, bei Unterlassung der eutspreehenden Verdtlnnung mit 
auftgekochtem Wasser, die Bestimmung uberhaupt nnm5glich maehen. Ausser- 
dem erweist sieh die Verftnderlichkeit der alkoholischen Seifenl^sung als^ eehr 
l^tig. Es sind die widersprechendsten Urteile Uber den Wert der modifizierten 
Clarkschen Methode nach und nach laut geworden. Jedenfalld steht fest, 
dass diebelbe exakte Resultate nicht liefert, dass sie aber trotsidem wohl zu 
gebrauchen ist, wenn es gilt^ einen Masstab ftir die Menge der Seifezersetzenden 
Beataudteile eines Wassers, und damit der Hftirte, zu gewinnen. Eine gross^ 
Menge von Vorsehlftgen zur Verbesserung wurden bekannt gegeben. Erwfthnt 
seien bier nur die Methoden von Boudron und Boudet, sowie die von 
Wilson. Erstere, in Frankreich und Belgien viel gebraucht, umgeht die 
Benlitzung einer Tabelle, die, wie bereits angegeben, wegen des ungleich- 
mftasigeti Seifenverbraaches aus eiuer gr^aseren Auzahl von Versuchen ab- 
geleitet werden mochte, * durch Anwendung einer empirisch geteilten Bttrette 
mit konzentrierter SeifenlcJsung; letztere will die Regelmftssigkeit durch 
HiiiznfUgen einer geslkttigten Natriumkarbonatldsung herbeiftihren. Beide 
Verfahren haben indessen nicht deu erwiinschten Erfolg zu erzielen vermocbt. 
Nach den Untersuchungen von Kubel-Tiemann erwies sich die Ausftihrang 
nach Clark, modifiziert von Faisst und Knauss, im allgemeinen als die 
zweckmftssigste. 

Neben einer von L. W. Winkler*) angegebenen Verbesserang des 
Clarkschen Verfahrens, die darin besteht, dass in bestimmter Weise in 
alkalischer Losung titriert wird, war es in den 80 er Jahren W. Wart ha,*) 
der eine Haitebestimmung ausarbeitete , die die SeifenlOsung v5llig ent- 
behrlich macht. 



Ztschr. analyt. Chem. 1901, 82 

') Az iy6viz viszg&lata. Budapest 1882. cf. Ztschr. ajigew. Ofaem. 190^ \9S^ ^. 
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Bei den zahlreichen, an der deutschen VersnchsAnstalt fiir Lederindustrie 
nntersiichten Gebrauchswftasern, t-tellten Mch wiederholt Si'hwierigkeiten bei 
der Anwendnng der von Faisst und K nans a gellnd rten Olarkschen 
alten Methode in den Weg, und ee wurde deshalb zur spftteren Verwt-ndung 
auf Veranlassung des Vorstandes genannter Anstalt, Tlerrn Dr. Job. Paessler, 
das Warthascbe Verfahren einer Prtifnng unterzogen. 

Bevor auf die praktiflche Dnrchftihrung nach Wart ha eiiigegangon 
werden kann, sei ee geatattet, in kurzen Ziigeri d;is zn Grnnde liegende Prinzip 
zn erortern. Wart ha beniltzt die Tatsache, dass die vortibergehende Hftrte 
dureh den Gehalt an Bikarbonaten des Calciums und Magnesiums bedingt 
\vm\. Er neutralisiert 100 ocm Wasser mit ^lio N.-Salzsfture. Die Zah], die 
angibt, wie viel Sfture zur Neutralisation der Karbonato verbraucht wurde, 
nennt Wartha den ^alkalischen Grad". Da nun 1 ccm Vi<^ N.-SalzsRure 
0,0028 g Kalk (CaO) bezw. der aequivalenten Menge Magnesia (MgO) entspricht, 
so erhalt man durch Division mit 1000 den Gehalt in mgr Kalk in 100 ccm 
Wasser, oder mit anderen Worten die deutschen Hftrtegrade. Man hat also 
imr notig, das verbrauchte Volum der ^jio Normalsfture mit 2,8 zu multiplizieren, 
um unmittelbar die vorlibergehende Hftrte zu erhalten. Zur Ermittelung der 
Gesamthftrte, die von der Gesamtmenge der vorhandenen Kalk- und Magnesia- 
salze hervorgerufen wird, fallt Wartha beide dureh Zusatz eines tJberschusses 
einer Mischung gleicher Teile ^jio N.- Natronlauge und i/io norm. Soda aus 
und titriert den nicht verbrauchten Teil mit einer V^o N.-SalzsHure zurtick. 
Es las^t sich so die den Erdalkalien, Kalk und Magi.esia, entsprechende Menge 
Lauge (Natronlauge und Soda) ermittehi, und diese ergibt, mit 2,8 multipliziert, 
in gleicher Weise, wie eben angefiihrt, direkt die Gesamthftrte des Wassers. 
Aus der Differenz von Gesamt- und vorlibergehender Hftrte ergibt sich die 
bleibende Hftrte. 

Die praktische Durchftthrung vollzieht sich nun in folgender Weise: 
100 ccm Wasser werden in Vio N.-Sfture in einem Erlenmeyerschen Kolbchen 
nach Zusatz von einigen Tropfen Alizarin (Losung in wftsserigem Alkohol 
1 : 1000) 80 lange vorsichtig titriert, bis die zwiebelrote Farbe in ein reines 
Gelb umschlfigt, und dieses, selbst nach etwa 3 Minuten dauerndem Kochen, 
nicht mehr vercchwindet. Der Ubergang ist scharf zu erkennen. Der „alkalisehe 
Grad", das Volum der verbrauchten Sfture, gibt mit 2,8 multipliziert, die 
vortibergehende Hftrte. Die so neutral isierte Losung wird nocli warm mit 
50 ccm des Vio norm. Soda-Atznatrongemis^ohes versetzt, wodurch der violette 
Alizarinlack erscheint, und zugleich sftmtliche Kalk- und Magnesiumasche, 
erstere in Form von krystallinischem Calciumkarbonat, letztere amorph als 
Magnesiumhydroxyd gefftllt werden. Man kocht einige Minuten zur v5lligen 
Abscheidung, sptilt die noch warme Fltiseigkeit in einen 200 ccm Messkolben 
und Iftsst erkalten. Dann wird zur Marke aufgeftillt, und die Fliissigkeit durch 
ein hartes Falteafilter gegossen. Im hiesigen Laboratorium hat sich Filter 
No. 605 von Scheicher und Schtill zu diesem Zwecke sehr bewfthrt. Es 
ist zu bemerken, dass infolge des entstandenen Niederschlages sftmtliches 
Alizarin mit ausgefftllt wird, und so eine StSrung bei der weiter folgenden 
Behaudlung des Filtrates nicht in Frage kommt. In 100 ccm dieses letzteren 
wird durch Filtration mit Vio N.-Sfture unter Verwendung von Methylorange 
als Indikator das tiberschUssige Alkali zuruckgemessen. Durch Multiplikation 
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der zur Reaktion verbranchten Zahl der Knbikcentimeter, bezogen auf 200 ccm 
des Filtrates, mit 2,8 erhftit man die Gesamthftrte dee Wassers in dentschen 
Hftrtegraden. Aus der Differeuz von Oesamt- and vortibergehender Hftrte 
folgt die bleibende HRrte. Die Ansftihrung ist also einfach nnd nimmt kurze 
Zeit in Anspriich. 

Zur Orientierung kamen folgende Versnche in Betraeht: Es wnrden 
0,1786 g reines Calciumkarbonat entsprechend 10 deutschen Hftrtegraden, 
sowie 0,3572 entsprechend 20 deutschen Hlirtegraden pro Liter, durch I&ngeres 
Einleiten von reiner Kohlensfture in Wasser gel5st. Dutch Eindampfen von 
je 100 ccm uud starkes Gltihen des Ruckstandes bis zur Gewichtskonstanz 
wurde der Gehalt kontroUiert und als richtig befunden. Die Titration von 
100 ccm mit V^o N.-S&ure ergab, indem Alizarin als Indikator dieiite: 



Hftrtegrad 



H&rtegrad 
durch Titr. 



alkalischer 
Grad 



10,0 
20,0 



9,9 
19,6 



3,55 
7,0 



Hierauf wurden je 100 ccm der neutralisierten Kalkl(5sung nach der 
Clark*schen mit frischbereiteter Seifenlosung, und Wartha'schen Methode 
in der oben angegebenen Weise gepriift: 



Harte- 
grade 



10,0 
20,0 



Wartha 



Clark 



10,2 
19,6 



9,6 
19,8 



Verbr. i/io 
N.-Lauge 



3,6 
7,0 



Die Ubereinstimmung war also gut. 

Um das Verhalten reiner Magnesiumsalzlosungen zu erfahren, wurden 
0,363 g reines Magnesiumchlorid (MgCl2.6 HaO) gleichwertig mit 10 deutschen 
HSrtegraden, sowie 0,726 g entsprechend 20 deutschen Hartegraden pro Liter 
gelost. Die folgende quantitative Analyse der Losungen ergab: 
0,0725 g MgO = 10,1 DH 
0,1380 g MgO = 19,1 DH 
Nach Fallung des Magnesiums mit Soda - Aetznatronraischung und 
Rucktitration wurde gefunden: 



Hartegrade 



Wartha 



10,1 
19,1 



10,1 
18,8 



Verbr. ^jio 
N.-Lauge 



3,4 

6,7 
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Bei einigen Wfissern deren Mineralbestandteile ermittelt waren, ergaben 
sich nach der Wartha'schen und der Clark^schen Methode nachfolgende 
Resultate : 



1000 ccm enth. 



CaO 



0,0081 
0,1267 
0,1200 



MgO 



0,0033 
0,0240 
0,0602 



Ber. 
Hftrtegrad 



1,3 
16,0 
20,4 



Wartha 



1,1 
15,1 
20,7 



Clark 



1,7 
15,2 

18,8 



Verschiedene Proben, mit teilweise betrachtlichem Gehalt an Magnesia, 
die znr Untersuchung der Deutschen Versuchsanstalt ftir Lederindnstrie zu- 
gesandt wnrden, liefern folgende Zahlen, dieselben sind Mittel ans mindestens 
zwei Versuchen: 



Wartha 


Clark 


Alkali- 




Ge- 
samt. 


Bleib. 


Vorub. 


Ge- 
samt. 


Bleib. 


Vorttb. 
H. 


scher 
Grad 


1 


3,9 


2,7 


1,2 


4,5 


3,9 


0,6 


•0,4 


2 


2,2 


1,7 


0,5 


2,6 


2,3 


0,3 


0,18 


3 


15,1 


10,9 


4,2 


12,2 


10,4 


1,8 


1,5 


4 


15,7 


11,5 


4,2 


12,8 


10,2 


2,6 


1,5 


5 


1,9 


1,3 


0,6 


2,7 


1,5 


1,2 


0,2 


6 


44,2 


26,8 


17,4 


43,2 


30,8 


12,4 


6,2 


7 


5,6 


2,1 


3,5 


5,4 


— 


— 


1,25 


8 


18,2 


16,9 


1,3 


22,4 


20,4 


2,4 


0,46 


9 


14,0 


7,3 


6,7 


13,8 


10,4 


3,4 


2,4 


10 


14,0 


4,0 


10,0 


13,0 


— 


— 


3,57 


11 


20,7 


18,7 


2,0 


18,8 


18,6 


0,2 


0,7 



Die grSsste Differenz in den Gesamtharten von 4,2 zeigte sich bei No. 8. 
Das Wasser hatte den relativ hohen Abdampfriickstand von 0,70 pro Mille und 
den betrftchtlichen Gluhverlust 0,4 pro Mille. 

Auf eine Fehlerquelle der Wartha'schen Methode hat schon Grittner^) 
aufmerksam gemacht. Wenn nftmlich ein Wasser sehr kalkreich ist und einen 
geringen Magnesiumsalzgehalt besitzt, so fftllt das Calciumkarbonat in sehr 
feinkrystallinischer Form aus, und geht leicht durch das Filter. Ist indessen 
eine geiiugende Menge von Magnesiumsalzen zngegen, so hiillt das Magnesium- 
hydroxyd das Calciumkarbonat eiii und man erhJllt sehr leicht ein vSllig 
bhiiikes Filtrat. Die Gefahr ist namentlich bei weichen Wassern vorhanden. 
Man hilft sich entweder durch Verwerfen des ersten Anteils des Filtrats, oder 
am zweckmassigten durch Zuruckgiessen aufs Filter. Selbstverstandlich ist 

') Zeitsclnift angewaiidte Chem. 1902, 9, 199, 
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die Methode mit Vorsicht za gebrauchen, bei Wflssern, die einen Gehalt an 
Soda aufweisen, wie dies z. B. in der UDgarischen Tiefebene sehr hftafig der 
Fall ist, odor auch bei jeiien, die auf kiinstlichem Wege mit Hilfe von Soda 
weich gemacht wurden. Efi kdnnte hierbei der Fall eintreten, das5 die Zahl 
far die vorubergehende Hftrte grosser als die fiir die QesamthArte gefunden wird. 

Die beiden Verfahren lief em also Werte, die im allgemeinen befriedigend 
abereinstimmen. Es sei jedoch hervorgelioben, dass die Wartba'sche Be- 
stimmung erbeblicb zuverl&ssigere Zahlen liefert, besortders in Fallen, in denen 
die Anwendung von Seifenlosung Schwierigkeiten bereitet. Es geht aus den 
Versnchen jedenfalls bervor, dass ancb die alte Clark'sche Methode bei 
sorgfaltiger Ausfahmng wohi za gebrauchen ist,, and daaa die Bestimmung 
auf alkalimetrischem Wege, wie sie Wartha angpgeben hat, in vielen Fftllen 
schfttzenswerte Dienste leistet. Die Ermittelang der AlkalitAt (oder des 
alkalischen Grades) ist auch deshalb von Wichtigkeit, weil sie zur Berechnuog 
der fiir die Reinigung eines Wassers notwendigen Chemikalien den Ausgangs- 
punkt biidet. Ansserdem Ittsst sich mit dem besprochenen Verfahren sehr die 
von Pfeifer^) aasgearbeitete Magnesium bestimmung, auf die hier nur ver- 
wiesen sei, verbinden. 

Wenn man bedenkt, dass i/io N.-Stttiren und "^Ixo N.-Langen wohl in 
jedem technischen Laboratorium vorbanden sind, dass die ^jio norm. Soda- 
Aetznatronmischung sehr gut halt bar ist, die Bestimmnng rasch und sicher 
von statten geht und auch von weniger Getibten leicht erlernt weiden kann, 
so verdient das Wartha' sche Verfahren voile Beachtung, besonders aueh von 
seiten der Gerbereichemiker. 

LABORATORIUM DER DEDTSOHEN VERSUCHSANSTALT FCR LEDERINDUBTRIE 
ZU FREIBERG IN SACHS EN. 



') Zeitschrift fOr angewandte Chem. 1902, 9, 1«9. 



Honorary Kditor, Ehr«n-Redakteur, Kedacteur d'hotuieur; 
Karl Schorlemmer in Worms a» Rh. 
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I. A. L T. C. - I. V. L I. a - A. I. C. I. C. 

Deutsche Sektion. (D. S.) 

Mekanntnhochung. 

Auf der am 25. April 1905 in Frankfurt a. M. stattgefandenen Sitzong 
der ^DeutBchen Sektion^ wurde eine aus den Uuterzeichneten bestehende 
Kommission gewil^lt, die sich eingehend mit der Frage der Beschaffung von 
Hantpulver befassen sollte. Um bei dem Bezuge von Hautpulver von der 
Firma Mehner & Stransky eine grossere Gewfthr filr eine bessere Gleich- 
mftssigkeit des Produktes zu geben, hat die Kommission daraufhin beschlossen, 
dass hierzu folgende Massnahmen zu treffen sind: 

„Es sind im ^Collegium'^ die Mitglieder der Deutschen Sektion auf- 
„zufordem, ihren ungeffthren Jahresbedarf an Hautpulver Dr.Paeesler mit- 
^zuteilen. Die hierauf eingehenden Mitteilungen geben ein Bild tiber den 
„ungefH.hren Jahresbedarf der Deutschen Sektion. £s wurde nun zu erstreben 
^sein, von Mehner & Stransky ein diesen Bedart um 200/o ttbersteigendes 
^Quantum an Hautpulver zu erhalten. Dr. Paessler iMsst dieses Hautpulver 
„in der Versuchsanstalt auf seine Verwendbarkeit, speziell auf Absorptions- 
gffthigkeit gegentiber mehreren Standardmustern von Gerbextrakten prilfen. 
^Erweist sich dieses Hautpulver als brauchbar, so kann auf Bestellungen 
^hin der Versand an die Mitglieder der Deutschen Sektion erfolgen. £s 
„Uegt im Interesse der Mitglieder, alljfthrlich ihren Jahresbedarf von neuem 
„anzngeben, dam it dieser bei Bestellungen des Hautpulvers fiir das folgende 
^Jahr berticksichtigt werden kann. 

„Da8 fttr gut befundene Hautpulver wird in Vorratskisten, die auf 
„Kosten der Deutschen Sektion angeschafft werden, in den Rftumen der 
^Versuclisanstalt aufbewahrt. Irgendwelche Gewfthr fttr etwaige Verluste 
»bei aut^brech^ndem Feuer oder sont^tigen elementaren Sckftdigungen ttber- 
^nimmt die .Versuchsanstalt nicht. Diese Verlaste mtissen von den Mitgliedern 
„ent8prechend ihrem Jahresbedarf getragen werden. Die Vorratskisten sind 
^mit einem Schloss verschloesen, zu welchem einen SchltLssel die Firma 
gMehner & Stransky, den anderen Dr. Paessler in den Handen hat; dieses 
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^Schloss Iftsst sich nur unter Benntzung dieser be id en Schliissel offnen. 
„Wenn Bebtellangen eingehen, so wird das Hautpulver in Gegenwart je eines 
^Vertretert der Freiberger Versuchsanstalt und der Firma Mehner & Stransky 
^diesem Vorrate entnommen and in die filr den Versand bestimmten Blech- 
^biichsen gefullt. Diese Biichsen werden mit einem Kontrollstreifen ver- 
ySehen, der die Partienummer trftgt und ein Beweis daftir ist, dass das 
„Haatpulver tatsftchlich von der geprliften Vorratspartie herrtihrt. Um das 
„5ftere Abwiegen bei jeder Bestellung za vermeiden, empfiehlt es sich, von 
„den am meisten gewflnschten Mengen mehrere Btichsen abzuftillen und 
„wieder nnter Verschluss zu nehmen. Vor Angriff einer neuen Partie ist 
„im ^Collegium'' mit Angabe der Partienummer davon Mitteilung zu machen. 
„Hat die neue Partie eine merklich andere Absorptionskraft als die bisherige, 
„so haben diejenigen, die noch Hautpulver von der vorhergeb«nden Partie 
^besitzen, das Recbt, dieses gegen ein gleicbes Quantum der neuen Partie 
^auszutauschen. Das zurilckgesandte Hautpulver kann zu einer anderen neuen 
„ Partie verwendat werden. 

^Bestellungen sind stets an die Firma Mehner & Stransky 
„zu richten. 

„Da zu erwarten ist, das der Jahresbedarf mindestens 60—80 kg be- 
„tragen wird, so mlisste die Firma Mehner & Stransky den Betrag fflr diese 
„Menge — ca. 1600 Mk. — im Dnrchschnitte ein halbes Jahr kreditieren. Da 
„dies der genannten Firma nicht zugemutet werden kann, so hat die 
„Kommission beschlossen, dass der Betrag filr den angegebenen Jahresbedarf 
„gegen Ausstellung eines Gutseheines von jedem Mitgliede im voraus zu 
„entrichten ist und dass bei Bezug von Hautpulver der betreffende Betrag 
„in Abzug gebracht wird. Wird der Betrag in einem Jahre nicht aufge- 
„braucht, so wird fiir das nAchste Jahr eine entsprechend niedrigere Summe 
„eingezahlt. Die Kommission hAlt dieses Verfahren fiir unurngftnglich not- 
„wendig, um dazu zu gelangen, einen grdsseren Vorrat von der Firma 
„ Mehner & Stransky zu erhalten. Dieser Beschluss ftLhrt dann logischer 
„Weise zu der Maseregel, dass von dem gemeinsam bezogenea und aachher 
„geprilften Hautpulver nur diejenigen Mitglieder erhalten kdonen, die ihren 
„ungeffthren Jahresbedarf angegeben und einen entspreciiandAn Betrag vor- 
„her eingezahlt haben. Wiirde man auf dieee Massregel nicht zorflekge- 
„kommen sein, so wurden diejenigen Mitglieder, die ee aus Bequemlichkeit 
„ unter lassen haben, ihren Bedarf anzugeben, besser geetellt sein als diejenigen, 
„die der Aufforderung nachgekommeo sind und auch im voraus bezahlen. 
„Dr. Paessler hat sich dazu bereit erklart, die Betrftge fur den 
^Jahresbedarf an Hautpulver entgegenzunehmen und an die 
„Firma Mehner & Stransky gegen Ausstellung von Gutscheinen, die den 
„betreffenden Einsendern zugestellt werden, abzufiihren. 

9 Die Beschaffung des Hautpulvers wird so eingerichtet, dass mit dem 
„ Bezug einer neuen Partie bereits wilder begonnen wird, wenn mit dem 
„ Versand der vorhergeAienden eben erst angefangen worden ist, sodaes, wenn 
„die letztare zu Ende geht, die neue bereits fertig geetellt und geprtift ist. 
„Stellt sich heraus, dass di« angeschaffte Partie nicht einem yoHen Jahres- 
, bedarf entsprieht, so wird die nftcliste Partie entsprechend grosser gewfthlt. 
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^Wenn der Jahresbedarf eiozelner Mitglieder steigt, so ist dies Dr. 
„PH6iJsler mitzuteilen. 

„Die Mitglieder sind, bezliglich des jtthrlichen Bezuges nicht fest an 
„den angegebenen Jahresbedarf gebunden. Es ist nur wUnschenswert, dass 
„keine allzugrossen Abweichungen stattfinden. Geringere Abweichungen 
ggleicben sich gegenseitig aus. 

„Damit auch diejeDigen Labor atorien und Kollegen in Dentschland, 
adie der Deutschen Sektion des „I. V. L. I. C." nicht angehoren, in den 
„Stand gesetzt werden, geprtiftes Hautpulver zu beziehen, so soil anch an diese 
^Hautpalver abgegeben werden, aber nicht direkt, sondern nur durch Ver- 
,,mitte]nng eines Mitgliedes der Deutschen Sektion, der dann der Sektion 
„gegentiber alle Verpflichtungeu ilbernimmt. Die Nichtmitglieder haben 
, durch Vermittelnng eines Mitgliedes ihren Jahresbedarf anzugeben und 
^ebenfalls den Betrag hierfUr einzusenden. Ist diese Bedingung erfUllt^ so 
„kann die Bestellung yon Hautpulver direkt an Mehner & Stransky ge- 
„richtet werden. Bei der Ausfuhrung der Bestellung wird das Hautpulver 
„dem Vorrate der Deutschen Sektion entnommen. Die Nichtmitglieder sind 
„im Ubrigen denselben Bestimmungen wie die Mitglieder nnterworfen. Da 
„die Deutsche Sektion nicht ganz unbetrftchtliche Ausgaben bei der Durch- 
gfuhrung der gemeinsamen Beschaffung hat, so wird von den Nichtmit- 
^gliedern bei Beteiligung an dem gemeinsamen Bezug zur Bestreitung der 
„Unkosten ein Aufschlag von Mk, 1,60 pro kg erhoben." 

Br. Klenk. Dr. Paessler. Brof. Dr. Fhilip. 



I. A. L T. C. - I. V. L 1. C. - A. I. C. I. C. 
Deutsche Sektion (D.S.) 

Beka>nntniachung. 

Nachd(9m auf die in No. 168 des „ Collegium" ver(Jffentlichte Bekannt- 
machung nur wenig Mitteilungen ttber den Jahresbedarf von Hautpulver 
eingegangen sind, bitte ich die Uerren Kollegen nochmals darum, mir ihren 
Jahresbedarf spfttestens bis zum 15. September anzugeben. SpSltere 
Mitteilungen k5nnen nicht berticksichtigt werden. Aus der Bekanntmachung 
der Komission geht hervor, dass die Betrftge fttr den Jahresbedarf im vorans 
zu entrichten und an mich eiuzusenden sind. Ich werde diese Betrftge an die 
Firma Mehner & Stransky abftihren und dafttr Sorge tragen, dass diese 
Gutscheine ausstellt und die letzteren den Einsendern zugestellt werden. Die 
Einsendung der Betrftge hat erst zu erfolgen, wenn ein grosserer Vorrat vorliegt. 
Ich werde dann die Herren Kollegen benachrichtigen. 

Wie aus der Bekanntmachung der Kommission hervorgeht, 
konnen sich an dem gemeinsamenBezug von Hautpulver auch 
solche Laboratorien und Kollegen Deutschlands beteiligen, 
die nicht der Deutschen Sektion des „I. V. L. I. C." angehor en, 
aber nur unter den Bedingungen, die in der erwfthnten 
Bekanntmachung aufgefiihrt sind. 



Dr. Pdessler, 
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Preisausschreiben 

fO/r die Herffteilunff eines Mangrtwenextrakteif, tier dem Leder 
eine m6gHchst helle Farhe gibt, die auch unter dem Einflms 
d€8 Ldchtes nur tvenig nachdunkeit. 

Die Deutsche Kolonialgesellschaf t erlftsst das folgende Preis- 
Ausschreiben : 

Die Mangroyenrinde enthftlt bekanDtlich viel Gerbstoff, allerdings bei 
den verschiedenen Art en in verschiedener Menge. Ansser diesem Qerbstoff 
aber iindet sich in ihr ein roter Farbstoff, der die Rinde und den aus ihr 
hergestellten Extrakt, verglichen mit andereo Gerbstoffen, ftir Gerbereizwecke 
minderwertig macht. Gelingt es, diesen Farbstoff auf rationelle Weise un- 
schAdlich za machen, so wiirde die Kinde bezw. ihr Eztrakt dadnrch nicht 
nur erheblich wertvoller werden, sondern es wiirde auch ihre Verwendung in 
der Gerberei bedeutende Ausdehnung gewinnen. 

Auch heute schon wird die Mangrovenrinde als Gerbmittel auf den 
Weltmarkt gebracht, aber ihr Verbrauch ist ein yerhftltniamflssig geringer, 
eben wegen ihres schiidHchen roten Farbstoffes; dessen Unschftdlichmachung 
ist die Vorbedingung ftir eine Verwendung der Mangroyenrinde in grossem 
Massstabe. Ohne diese Vorbedingung wird auch ihr Preis stets ein so niedriger 
bleiben, dass eine Ausfuhr der Rinde in grossen Mengen nur bei ganz besonders 
gtinstigen Beschaffungs- und Frachtkosten m5glich 1st. 

Bei den sehr grossen in unseren Kolonien yorhandenen Mangroyebestilnden 
ist also die Entf&rbung der Mangroyenrinde eine Frage yon weittragendster 
wirtschaftlicher Bedeutung ftir die Kolonien, eine Frage, deren L^sung Millionen 
einbringen kann. 

Selbstyerstttndlich muss die Unschftdlichmachung des roten Farbstoffes 
in solcher Weise geschehen, dass die Unkosten des angewandten Verfahreus 
in einem entsprechenden Verhftltnis zu der damit geschaffenen Wertsteigernng 
des Gerbstoffes stehen, und zngleich muss es praktisch leicht durchfUhrbar sein. 

Ftir ein solches Verfahren werden der Kolonialgesellschaft seitens des 
Herrn E. A. Oldemeyer in Bremen 3000 Mk. als Preis zur Verfttgung gestellt. 

Die Anmeldungi) eines solchen Verfahrens soil bis zu dem Kalender- 
tage des nftchsten Jahres 1906 gesehehen, der dem Tage des Qffentlichen Aus- 
schreibens im Jahre 1905 entsprieht und ist an die ^Deutsche Kolonial- 
gesellschaft, Berlin W. 9, Schellingst rasse 4, L* zu richten. 

Das Verfahren muss seitens des Er finders bei der Anmeldung zur Preis- 
bewerbung genau beschrieben werden, eine Kostenberechnung beigefugt und 
mindesteus 10 kg des nach diesem Verfahren hergestellten Extraktes zur Nach- 
prufung eingesandt werden. 

Der dem Preisgericht eingereichte Extrakt muss aus Mangroyenrinde, 
die aus unseren Kolonien stammt, hergestellt sein.') 

') Preisbewerbungen sind mit einem Kennwort zu versehen und Name und Adresse 
des Bewerbers in einem der Bewerbung beigelegten, verschlossenen und mit dem Kenn- 
wort versehenen Umschlag anzugeben. 

') Herr Clemens Denhardt in Stadtsulza i. Th. hat sich berelt erklftrt, den 
Prcisbewerbern die erforderliche Mangroverinde zur Verfflgung zu stellen. 
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Die Prtifung des Verfahrens wird von einem aus drei Sachverstflndigen 
bestehenden Ansschuss vorgenommen und der Preis anf dereii Vorschlng durch 
den PrAsidenten der Dentschen Kolonialgesellschaft znerkannt. 

BERLIN, den 15. Juli 1905. ^, .„ .^ 

' tTohann Aibrecht 

Herzog zu Mecklenburg, 



Influence du vide sur la fixation du tanin par la 

pouHr ejejeaua, J ^ ^J,V}P 

Par ED. NIHOUL. ' ' 

L'As80ciation internationale des chimistes des industries du cuir a admis 
la methode au filtre-bongie, proposee par Parker, comme ni6thode officielle 
de filtration des infusions tanniqnes destinees a I'analyse. II m'a paru interressant 
de rechercher si TeDiploi de ce iiouveau procede ue pouyait pas avoir de 
consequences fS,cheuses dans la suite de Tanalyse, notamment sur la 
determination du tanin. 

Le liquide filtre se trouve, en effet, dans des conditions physiques 
differentes suivant que la filtration a 6t6 obtenue par le filtre en papier ou 
par le filtre-bougie. II est Evident que le jus ayant traverse le filtre -bougie 
de Parker est exempt d'oxyg^ne, ou peu s'en faut ; tandis que Tinfusion 
ayant traverse lentement un filtre en papier se sature d'air et par consequent 
oxyg^ne. 

Or, on ne connait pas encore d'une fa^on bien exacte le role de I'aeratiou 
dans le phenom^ne du tannage. 

D'apr^ Fahrion^), la combinaison du tanin avec la peau no pourrait se 
produire qu'k la condition que les deux mati^res premieres soient prealablement 
oxyd6es. S'il en 6tait ainsi, il serait impossible d'obtenir de rSsultat exact en 
soumettant k Tessai k la poudre de peau la liqueur tanniqne obtenue claire 
par son passage a travers le filtre - bougie ; il serait indispensable de Tagiter 
uu certain temps au contact de Fair avaiit de la soumettre a Tanalyse. J'ai 
voulu verifier jusqu'k quel point il peut §tre indispensable den agir ainsi. 

En consequence, j'ai analyst compUtement les infusions obtenues, par 
les deux m^thodes, de I'extrait de chene A envoye par le Dr. Parker. Voici 
les resultats obtenus: 

Extrait total. Non-tanin. Tanin. 

Filtration au papier (contact de Tair) 40.25 14.98 25.27 

Filtration au filtre-bougie (vide). . . 39.85 14.73 25.12 

La difference est done de 0.15 o/o en faveur du liquide ayant subi le 
contact de I'air. En realite, cette difference est bien minime; elle est 
certainement comprise dans les limites des erreurs possibles. 



') Extrait du Bull, de la Soci^te chimique de BelKique. no 4, t. XIX. Avril 1905. 
Le tir^ & part a ete envoye par la bonte de I'autear. 

') Zeitftchrift f ttr angewandte Chemie, 1903, 28, p. 665, et 29, p. 697. 
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D'ailleurs, remarquons que Teztrait total, dans le premier cas (filtration 
au papier), est de 40.350/o, tandis qu'il ne s'^Uve quk 39.850/o dans le casde 
Temploi du filtre de Parker. Ce fait provenait, comme je Tai signal^ dijk, de 
ce que la filtration au papier avait et6 extremement lente, et que par consequent 
le liqnide avait 6t^ soumis a une Evaporation suffisante pour concentrer k ce 
point la solution. II s'ensuit qu'il est tout naturel que la teneur en tanin soit 
sup6rieure k celle trouvee dans I'autre infusion. Mais si Ton rapporte les 
r^sultats k 100 parties d'extrait total de part et d'autre, on obtient: 

Extrait total. Non- tanin. Tanin. 

Filtration au papier (contact de I'air) 100 37.22 62.78 

Filtration au fikre-bougie (vide) . . 100 36.96 63.04 

On s'aper^oit alors que la difference est en favour du dosage dans le 
liquide priv6 d'air. Ce r6sultat semble d^montrer que le liquide filtre par la 
m^thode de Parker pent parfaitement seirir au dosage du tanin et du non- 
tanin, et donner des r^sultats exacts sans agitation pr^alable. 

II ne prouve pas, toutefois, que Fair ne puisse avoir une certaine 
influence sur Toperation, car il ne faut pas perdre de vue que le dosage etant 
fait par le filtre-cloche de Procter, la poudre de peau tr^s finement divisee 
qui remplit ce dernier est impregnee d'air et que Toxydation partielle du 
liquide est parfaitement possible. 

Pour m'asaurer que Tabsorption du tanin par la poudre de peau pouvait 
se faire d'une fa^on complete, meine en I'absence totale d'oxyg^ne, j'ai proc^de 
d'une autre fa^on: 

Dans un matras de 200 c. c, j'ai verse 75 c. c. de la solution d'extrait 
de mangrove obtenue dans mes essais precedents, infusion filtr6e au filtre- 
bougie. J'ai ajout6 3 grammes de poudre de peau et j'ai laiss6 en contact 
pendant dix-huit heures en presence de Fair renferme dans le flacon et en 
agitant pe temps k autre. 

J'ai monte un second dispositif, analogue au precedent, mais en faisant 
le vide dans le matras, de fa^on k empScher tout contact d'oxygene avec la 
liqueur. Sitot que le manom^tre a indique 72 centimetres de vide, la com- 
munication avec la pompe a 6te interrompue et le flacon maintenu bermeti- 
quement ferme pendant le restant des dixhuit heures de contact. 

Apr^s ce laps de temps, j'ai filtr6 rapidement mes deux solutions. J'ai 
evapor6 de chacune 50 c. c. k I'effet de determiner les matieres non assimilees. 

La liqueur ayant subi le contact de Tair etait tres legerement rouge^tre, 
le residu d'evaporation colore en brun-rouge fonce s'elevait k 23.06 o/o. L'infusion 
trait^e par la poudre de peau en I'absence d'oxygene 6tait tr^s legerement 
jaunatre, et le residu jaune brun^tre s'61evait a 22.53 o/o. 

Nous ne donnons pas ces chiffres comme teneurs en non-tanin de 
l'infusion de mangrove, car les liqueurs n'etaient pas enti^reilient d6tannisees. 
lis sont simplement comparatifs et ils demontrent a I'evidence que I'oxyg^ne 
n'est pas indispensable k la fixation du tanin par la poudre de peau. 

II ne resulte evidement pas de ces quelques essais que I'oxyg^ne 
n'intervient pas dans le tannage. II ne faut pas oublier, en effet, que le 
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temps de contact des rdactifs dans la m^thode d'analyse pent etre coneid^re 
comme niil, cpmparativement k la dar4e de Fop^ration industrielle. De pine, 
la surface eet infiniment plus considerable dans I'op^ration de laboratoire, la 
pean etant r^dnite pr^alablement en poudre tr^ fine. Enfin, il y » dans ce 
eas un exc^s de poudre de peau comparativement an tanin, tandis que dans 
reparation indu6trieile, c'est IMnverse qui se pr^sente. 

II en est absolument de m^me en ce qui concerne le gonflement. C'est 
pour ces raisons que le vide, qui, d^apr^s la th^orie, semble devoir 6tre con- 
traire au gonflement de la peau par imbibition moleculaire, est dans ce cas 
sans importance. 

(LABOR ATOIRE DE CHIMIE IMDUSTRIELLE DE L'UNIVKRSITE DE LI^GK ) 



C hestnut Extracts, 

By WILLIAM AITKEN. 



/H^l' 






The conservatism of the Tanner is beyond dispute, and it is not to be 
wondered at considering the pride that most of our tanners take in the reputed 
and invarying quality of their leathers. On the other hand it is not 
surprising to find in these modern and keener times a relaxing of that rigidity 
as regards materials used, which tanners were noted for in the past. Compe- 
tition in trade, foreign imported leathers and last, though not least, the 
scientific investigator and explorer, have forced home upon the tanner that 
leather equally strong in fibre, and other requisite qualities, can be produced 
by opening the mind as well as the tanyard to the admission and employment 
of newer tanning products, which, but for the said competition, and the foreign 
cheaper article, might have left this ancient branch of British manufacture 
only' as an exhibit for our museums — a specimen of an antique and effete 
industry. 

To deal with the many varieties of new tanning products that have 
been presented to the trade during the last decade or two — of those that 
have been adopted and those that were found wanting — would require a 
lengthy article in itself; still, so long as the world lasts and vegetation 
continues, the tanner need never fear that his course is run, in so far at least 
as material is required to transform the hide into leather. 

Chestnut Extracts. — The resourcefulness of France, particularly in 
the richness of her soil, as well as the plodding industry of her peasant class, 
needs no dwelling upon, and if there is one species of vegetation more than 
another — apart from the vine — that France is blessed with, it is the chestnut 
tree. It is a veritable food producer in its delicious fruit, and its trunk and 
branches are equally beneficent in the industrial world. Many a poor French 
family revels in the sweet-tasted yet economic meal of roasted chestnuts — 
a fruit perhaps for the rich, but a real food for the poor. 

In our country, however, our acquaintance with the Chestnut tree is 
mainly as regards its value as a tannin property, though for centuries back 

') Reprinted from the Year book of the Manchester, Liverpool and District 
Tanners Federation. 1905. 
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it has served manifold usee in the country of its adoption. As far back as 
1818 Michel, a dyer in Lyons, discovered the tannin in the chestnut wood 
and employed it in the dyeing of sitk; later, in 1860, he applied it to the 
tanning of coarse and heavy leather. Not until the year 1878, however, was 
chestnut extract generally adopted as an accepted tanning agent — the dark 
colorant properties so acceptable to the dyer, but so objectionable to the 
tanner having been successfully overcome. Indeed, the decolourisation process, 
though so invaluable in the developing of the chestnut extract industry, was 
but simplicity itself in the discovery. The late Paul Gondolo, formerly of 
Suresnes and latterly of Nantes, together with a partner of my firm, had long 
been associated in the manufacture and sale of chestnut extracts solely for 
dyers, and knowing that these extracts might be precious to the tanner if 
only the strong colorant matter were eliminated, a visit was made to Paris, 
where Mr. Gondolo and my partner decided to consult an expert chemist on 
the subject of decolourising, with the result that the chemist referred to a 
text book dealing with sugar refining and other matters, and first trying the 
charcoal method, then the albumen or blood process, found that the latter, as 
near as possible, realised the desired results. This, in short, was the beginning 
of what is now a very extensive industry. 

On referring to statistics received from the French Office of Agriculture, 
it is regrettable to observe that there is a sad diminution of this very 
serviceable tree, and I fear the Government is much to blame in not having 
passed an Act to enforce the replanting in proportion to the catting down, 
similar to what is in vogue in many other countries. Surely a tree so 
indigenious to France above all countries, and so manifold in its uses 
and blessings, ought to be fostered and cultivated -by the country which 
claims it. Statistics show that in 1882 there were 355,864 hectares under 
cultivation (a hectare equals about two acres), and in 1892, 10 years later, 
there were only 309,000, or a reduction of 47,000 hectares in that period, 
representing about five million trees of ages varying from 40 to 150 years. 
Since 1892, however, the consampt of the wood has been even greater than 
ever; I would estimate it now at about 1,200,000 kiloe per day, or 370 millions 
per annum — the tannery receiving the most of it in the form of extract. 
Now 360 million kilos wood equals about 354,679 tons, or in extract equalling 
about 80/90,000 tons, mostly used in France, Germany, Belgium, and Great 
Britain; it would therefore appear that if the present rate of destruction of 
this tree continues without any organised system of enforced replanting, we 
may probably look for a complete depletion in the course of 30 or 40 years. 
Not only for the tanners, but for extract manufacturers, this rapid depletion 
of the tree is becoming a serious question, and is already enhancing the valae 
of the wood. It is satisfactory to notice, however, that the French Minister 
of Agriculture has the matter before his office, and it is eagerly hoped that 
the French Government, and proprietors, will take measures to protect and 
cultivate this tree which must have been no small boon to the working and 
peasant classes of France, as well as a useful and commercial tie in their 
relations with ourselves as large consumers of the extract 

(To be continued.) 

Honorary Editor, Ehren-Redakteiir, BMactenr d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worma a. Rh. 
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Organ der Dentschen Sektion des I. V. L. I. C. 



I.A. L. T. C. - I. V. L I. C. - A. I. C. I. C. 

III. Versammlung der ttst.-ung. Sektion des 1. V. L. I. C. 
zu Prag am 14. August 1905. 

Der Prftsideot) Herr G. Schweitzer, erdffnete die Sitzung mit 
folgender Ansprache: 

Meine Herren! 

Ich heisse Sie aufs herzlichste willkommen and danke Ihnen, dass Sie 
sich zu nnserer heutigen Versammlung eingefnnden haben. Es sei mir gestattet, 
hier noch einmal im Namen der ganzen Sektion unserem hochverehrten 
Protektor, Hern Hofrat Prof. Dr. Ginil, meinen innigsten Dank anezusprechen 
fur die LiebenswUrdigkeit und Bereitwilligkeit, mit welcher er nns seinen 
HQrsaal zur Verfiigung gestelit hat. 

Wenige Monate nach unserem Turiner Kongress wurde dem I. V. L. I. G. 
eines seiner tiichtigsten und hervorragendsten MitgUeder durch den Tod ent- 
riseen. Rollege Franz Kathreiner, welcher in Turin noch mit voller 
Tatkraft unter uns wirkte, starb plotzlich, und durch sein Ableben entstand 
eine Ldcke in unserem Verein, welche schwer vollstftndig auszufiillen sein 
wird. Die Redaktion unseres Fachorganee, welche keine leichte und zu unter- 
schatzende Arbeit ist, versah er auf meisterhafte Weise. Kathreiner und 
Prof. Procter sind die eigentlichen Grttnder unseres Vereines. Die Verdienste 
Kathreiners um die Industrie und unseren Verein sind so zahlreich und 
80 vielseitig, dass es unm5glich ist, sie hier aufzuzfthlen. Sein Andenken wird 
nnter uns treu bewahrt werden, und wir werden auf dem Weg, welchen er 
uns gewiesen hat, weiter schreiten. 

Ich bitte Sie, meine Herren, sich zum Zeichen der Anerkennung und 
Achtung des Verstorbenen von Ihren Sitzen erheben zu woUen. 

Es ist die heutige Versammlung die dritte, welche unsere Sektion abhalt. 
Als ieh die erste einberief, um die 58t.-ung. Sektion des I. V. L. I. G. zu 
konstituiereo, zfthlte dieselbe fUhf Mitglieder. Diese Zahl ist hente auf 26 
gestiegen, und ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass in Zukunft eich uns 
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noch mehr Mitglieder, besonders aus den Kreisen der Herren Fabrikanten, 
anscbliessen werden. 

Das Ziel, welches der I. V. L. I. C. sich zur Aufgabe gemacht, besteht 
dariD, einheitliche, der iDdustrie sich acpassende Analysenmethoden 
ausznarbeiten, and alle jene Fragen, welche die LederlDdnstrie nnd die ihr nahe- 
stehenden Indostrien betreffen, dnrch wissenschaftliche Arbeit und Forschnng 
einer diese Industrien befCrdernden Ldsnng zuzufuhren. 

Soil aber dieses Ziel erreicht werden, sollen unsere Arbeit und unsere 
Bemtihongen fruchtbringend sein und werden, so ist es unbedingt ndtig, dass 
die Herren der Praxis, die Herren Industriellen, sich uns anscbliessen, in 
regen Verkehr mit uns treten, damit wir uns in unseren Arbeiten ihren 
Wtinschen und Bestrebuugen anpassen kOnnen. 

Die erste, und nicht so leicht zu Ittsende Aufgabe, mit welcher wir 
uns zu beschftftigen hatten, ist die Analyse der Gerbmateri alien, die 
Gerbstoffbestimmung. Obschon ich dieselbe bei weitem nicht als 
gel6st betrachte, ist darin doch ein Fortschritt im Sinne der Ubereinstimmung 
der Ergebnisse verschiedener Laboratorien zu verzeichnen. 

Vor einiger Zeit allerdiugs fanden wieder Schwankungen statt, dieselben 
sind aber auf Behandlungsversuche des Hautpulvers zurUckzufiihren, welche 
nun einen zufriedenstellenden Abschluss gefunden haben, 

Dass dieser Frage, der Gerbstoffbestimmung, eine grosse Bedeutung 
beigemessen wird, beweist die Stiftung des Preises durch eines unserer 
Mitglieder, Herrn Klipstein aus New-York, welcher demjenigen zuerkannt 
werden soil, der eine Methode ausarbeitet, die genauere Ubereinstimmnngen 
als unsere jetzige gibt, und der Verwertung des Gerbstoffes im Gerbeprozess 
Rechnung trftgt. 

Auf der Tagesordnung unseres Kongresses, welcher nftchstes Jahr hier 
in unserer Stadt abgehalten werden soil, steht die Ausarbeitung ein- 
heitlicher Analysenmethoden des D^gras und des Eigelbs. 

Es wurde in Turin eine Kommission ernannt, welche sich bereits mit 
diesen Fragen beschSlftigt, und wir dtirften nftchstes Jahr schon in der Lage 
sein, feste Beschlttsse hierliber zu fassen. Indem ich den Wunsch ausspreche, 
unser Verband und seine Arbeit m5gen den Industrien, welchen wir dienen, 
zur Forderung und zum Nutzen gereichen, eroffne ich die Sitzung. 

Hierauf richtete Herr Hofrat Professor Dr. W. G i n 1 1 einige warme 
Worte an die Anwesenden, hiess sie in seinem Heim willkommen und sprach 
den Wunsch aus, es m6ge auch die heutige Aussprache unter den Mitgliedern 
neue Anregung zu weiterem Fleisse geben. 

Die erste Frage, welche eingehend besprochen wurde, war die Gerb- 
stoffbestimmung. Herr Schweitzer hob hervor, dass die Analyse der 
Gerbematerialien, nach welcher Methode sie auch ausgef tlhrt werde, dem Ptaktiker 
keineswegs das Quantum des in dem Gerbeprozesse zur Verwertung kommenden 
Gerbstoffes augebe, sondern den Gesamtgehalt an Gerbstoff. Die Verwertung 
desaelben ist Sache jedes einzelnen Gerbers. Da aber bei dem Einkauf der 
Materialien dieser Gehalt als Basis angenommen wird, war es n3tig^ eizse 
einheitliche Analysen methode auszuarbeiten. 



Digitized by 



Google 



^CoMegtiim*', wit— ntcli«fMtch-tt»hnlMii« BtH»H <— Ltdwiarkt, ~ Ffankhirt m. M> W06. 287 

Der Ronsument muss in der Lage sein, eyentuell die Ergebnisse einoB 
Laboratoriums durcb ein anderes prtifen zu lassen; wird aber in jedem 
Laboratorium eine andere Methode befolgt und demznfolge andere Resultate 
gefnnden, so entsteht ein Wirrwarr, in welcbem sicb der Konsument nicbt 
mehr auskennt, er wird einfacb irregefUhrt. Dessbalb hat der I. V. L. I. C. es 
sich zur Pflicht gemacht, eine einheitliche Methode auszuarbeiten und anzu- 
nehmen. Dieselbe wird heute in fast alien europ&ischen Staaten anerkannt. 

Herr Lederfabrikant Bohm aus Bohm-Skalitz gab dem Bedauern Aus- 
drack, dass in unserer Monarchie kein offentliches Laboratorium sei, welches 
nach der offiziellen Methode des I. V. L I. C. arbeite, und dass, da die meisten 
ausl^ndischen Firmen nur diese Methode anerkennen, die 5sterreichiBch-un- 
garische Industrie auf auslftndische Laboratorien angewiesen ist. Herr Bohm 
bemerkt, dass es Pflicht des I. V. L. I. C. ware, sich zu bemlihen, dass diesem 
Nachteil abgeholfen werde und ein offentliches Laboratorium sich dieser 
Frage annehme. 

Herr Redakteur Schweber („Allgemeine Gerber-Zeitung", Wien) 
ergriff noch das Wort zu dieser Frage, um die Ausftthrnng des Herrn B5hm 
zu beleuchten unter Hinweis auf die Tatsache, dass auslandische Gerbstoff- 
interessenten nur auslandische, respektive deutsche Analysen zur Bedingung 
maehen, was in Fallen von Differenzen dem inlandischen Kaufer den Rechts- 
standpunkt sehr erschwert. 

Herr Schweitzer erwiderte, dass diese Angelegenheit eine rein interne 
sei und der L V. L. L C. als solcher sich in dieselbe einznmischen nicht berufen 
ist; es ware eine Frage, welche einzig und allein die Sst.-ung. Sektion betreffe. 

Nachdem Herr Dozent Schneider aufgefordert wurde, die Ausftihrung 
derartiger Analysen zu ubernehmen, erwiderte derselbe, dass er bedauere, 
diesem Wunsch wegen Raummangels nicht willfahren zu konnen. Nach langerer 
Debatte erbot sich Herr Hofrat Professor Dr. Gintl, diese Analysen einstweilen, 
bis ein anderer Ausweg gefunden ist, zu tlbemehmen und in seinem Labo- 
ratorium unter seiner Aufsicht ausfUhren zu lassen. 

Dieser Entsehluss des Herrn Hof rates Prof. Dr. Gintl, dessen Verdienste 
um die Industrie sehr erspriessHche sind, wurde mit allgemeinem Beifall und 
grosser Genugtuung begrusst. Biirgt doch die Personlichkeit des Herrn Hof- 
rates Gintl, welcher mit Recht das vollste Vertrauen unserer samtlichen 
Industrien geniesst, fiir eine in alien Beziehungen zufriedenstellende Losung 
dieser Frage. 

Herr Schweitzer dankte im Namen der osterr.-ung. Sektionu dem 
Herrn Hofrat fiir die Zuvorkommenheit, mit welcher er sich auch in dieser 
Angelegenheit dem Wohle der Industrie widmet. 

Herr Redakteur Schweber hob hervor, dass fur diese Aufgabe eine 
geeignetere und vertrauen erweckende Personlichkeit als Prof. Gintl nicht 
gefunden werden k5nnte und dankte dem Herrn Hofrat noch einmal dafUr, 
dass er auch hier, wie schon in so mancher Frage, Abhilfe geschaffen und 
diesem Ubelstande im Interesse der inlandischen Lederindustrie wie des Gerb- 
stoffhandels abzuhelfen bestrebt ist. 

Es wurde weiters dem Bedauern Ausdruck gegeben, dass in unserer 
Monarchie eine didaktische Gerberschule, welche tuchtige Meister ausbilden 
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wtirde, absolnt fehle, wfthrend and«re, selbst bedentend kleinere LUnder, wie 
z. B. Belgien, IftDgst diesen Mangel nicht mehr zu bedauern haben. 

Herr Redakteur Schweber fttgte hinzu, dass Beitens der Wiener Leder- 
fabrikanten schon einmal eine Aktion in diesem Sinne eingeleitet wnrde, ohne 
dasB jedoch bisher eine gUnstige L<$'sttng erfolgt wftre. 

Herr Dozent Schneider bedanert, dass fttr diejeuigen Studierenden 
der Hochschnlen, welche sich der Gerbereichemie widinen m5chten, kein 
Spezialanterricht vorgesehen ist, und dass die notigen Rftumlichkeiten nnd 
das n^tige Material fehlen. Durch das Professoren-Kolleginm der bOhmischen 
technischen Hochschule wurde im vorigen Jahr ein Gesuch an das Unterrichts- 
ministerium gerichtet, in welchem nm die Bewillignng eines Honorars fiir 
Vorlesungen liber Gerbereichemie gebeten wurde, nnd zwar soUten die Vor- 
lesangen nur jedes zweite Jahr abgehalten werden. Das Gesuch wurde jedoch 
zurtlckgestellt mit der Bemerkung, dasselbe dieses Jahr zu emeuern. Ferner 
sei es den Absolventen sehr schwer, Aufnahme, selbst als Volontflre, in den 
Fabriken zu finden. 

Herr Redakteur Schweber versprach jungen Absolventen der Hoch- 
schule, welche sich in dieser Lage befinden sollten, an die Hand zu gehen 
und ihnen in ihren Bestrebungen behilflich zu sein. 

Sodann kam das Programm des nftchstjfthrigen Eongresseu dcs I. V. L. I. C. 
znr Besprechung. Zu diesem Zwecke wurde ein Lokalkomitee ernannt und 
dasselbe mit der Ausarbeitung des Programmes betraut. 

In dieses Komitee wurden die Herren Hofrat Prof. Dr. W. Gintl, 
G. Schweitzer, Dozent Jos. Schneider, Lederfabrikant F. Policky, 
Jaromer, Lederfabrikant Stan. Prochaska, Prag, und Lederfabrikant 
Ed. SchQnberger, Prag-Lieben, gewfthlt. 



Chestnu ^ Extrapts, ^ 

By 'WILLIAM AITKEN. 
(Continued.) 

Of the value and usefulness of extracts, and in particular the chestnut, 
it would be out of place for me to speak in this article for obvious reasons, 
but I believe every tanner who appreciates the value of economising in time, 
labour, and space, will readily agree that extracts have proved themselves 
a boon and a blessing in these keener and faster driving days of his 
ancient trade. 

A few words on the handling of the wood and the manufacture of 
the extract might be of interest, and I endeavour to explain it briefly in 
the following: — 

The wood is delivered to the works in lengths of from 3 to 4 feet, 
with the bark all cleanly stripped or cut off, and in most works a very large 
stock is retained on the spot, composed of old cut or dry wood as well as 
new, it having been found necessary to use a judicious mixture of old wood 
along with the green or fresh-cut wood on account of the latter being richer 
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iD sap, and its liability to prodace fermentation when the process of mann- 
factnre is completp. These short lengths of trunks and thick branches are 
then fed into the circulai* catting machines, which not only draw the wood 
in by degrees, but crush or saw it off into small thin pieces or shavings 
about the thickness of a penny, no larger than a few inches in surface. Before 
feeding the wood into these cutters, however, care is always taken to chip 
off any badly discoloured parts, as well as clean away any earth, dirt, or 
debris which may have collected around the fissures, as any omission of this 
might create trouble with regard to colour at a later stage of the manufacture. 
As the chips or shavings fall from the cutters they are lifted automatically 
by receptacles or boxes attached to a travelling belt, and carried up and 
deposited in the vats overhead. These vats are usually composed of copper, 
and as each vat is full, it ie then closed down and served with boiling water 
as well as a light pressure, and the contents are then allowed to infuse or 
macerate for a period of 10 or 12 hours; the liquor which stands about 2 
degrees Beaum^ is then drawn off and passed on to the concentration plant, 
and there concentrated up in a vacuum and at a low temperature to the 
necessary strength, usually about 25 to 27 degrees Beaumo. This represents 
the extract in the finished state, but in the ordinary or crude form. 

On the other hand, when decolourised extracts . are required, the pure 
juice is taken as it is drawn from . the vats after maceration, and in that state 
subjected to the process of decolourising, which process, needless to say, is 
invariably the maker's own secret. Some works employ sulphate of soda 
acetates and salts; but these, it may be mentioned, though cheaper, are not 
considered wise nor expedient, for the simple reason that they invariably 
defeat their own purposes by the time the tanner has got the extract through 
his hands. The principle of the albumen or blood treatment has been found 
the best and most satisfactory method yet; and in this process the liquor is 
dosed with a certain quantity of slaughter-house blood, and allowed to repose 
for several days, afterwards concentrating it up as formerly explained. 

In several works the filter presses are largely used as a means of 
decolourising in lieu of a better process; but the main effect of the filter 
press is to yield a thinner and more soluble liquor, this process having had 
no effect upon the colour of the liquor any more than simply eliminating 
certain thick deposits or constituents natural to the extraction. 

Whilst on the subject of extracts, I should like to add a word or two 
on the question of analysis, and I trust that what is said will not in any 
way be construed by our chemist friends as intended to detract from the 
great services which they have rendered, and are still doing, for the benefit 
of the Tanning Industry. In the first place — and I suppose the chemists 
are quite agreed upon this matter — the present methods of tanning estimations, 
whilst being scientifically accurate in the individual or isolated case of any 
one analysis, are not so reliable with regard to comparisons of various analyses 
spread over a period, and it is almost impossible to obtain an accurate or 
comparative result since hide powder and filter papers employed are subject 
to continual change, and the laboratory is reluctantly, of course, the helpless 
victim of these fluctuations. Now, if the analyses are to be of any real ser- 
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vice for comparative purposes, say in the fixing of a contract or the testing 
of a delivery, there is most imperative need for a „ standardisation** system 
in tanning estimationp. At the present time, for instance, the I. A. L. T. C. 
method of analysis favours distinctly the light, thin bodied extracts on account 
of such extracts being more easily absorbed and filtered, and th«*refore givirg 
to them their full credit for per cent, of tan; whereas the heavy bodied 
extracts of high viscosity naturally do not have the same rapid filtration nor 
absorption as the lighter ones do, and so show a lower per cent, of tan with 
a proportionate increase in the solubles. With many practical experiments 
made recently, however, it has been proved by results in the tanyard that 
the „paper^ results of tan have been qaite reversed in the leather yield, both 
in weight and fibre, particularly as applied to the heavier classes of leather. 
One can therefore see if the I. A. L. T. C. cannot arrive at a „8tandardisation'' 
System, or one whereby the fluctuations of hide powders and filter papers 
can be ignored, it would be preferable and more reliable to have our chemists 
conduct their tests more upon practical lines, though the time required for 
such would necessarily be much longer. 

It is unnecessary to remark that I should not write so forcibly upon 
this matter were it not that I have conclusive proofs in very many analyses 
where most of our eminent chemists show different results in nearly every 
line of the analysis, excepting „water^, which is confirmed in most cases. 
Doubtless there is fame, if not fortune, awaiting the chemist who can over- 
come these difficulties, and put us in possession of a system of tannin analysis 
whereby we are not at the mercy of the fluctuating variation of manufactured 
products, but of standard ones, and whose results shall be infallible. 

Whilst on the subject of analyses of extracts, there is an important 
point which has been overlooked, and which might commend itself forcibly 
to the study of the chemist, as it lies mainly to his profession. The custom 
has been for some time back to sell extracts by analytical guarantees, viz., 
to contain a certain percentage of tan, with a specific colour of so much reds 
and so much yellows. 

Now, so long as the tanner is receiving his extracts from the same 
factory, made from the one material, and the stipulated guarantees being 
fulfilled, good and well; but what is to prevent the manufacturer from 
delivering an extract made from composite tanning materials, and at the same 
time complying with all that is required in the contract as regards percentage 
of tan and colour? No doubt the knowing tanner would soon find out that 
some change had taken place. But, again (and perhaps it is here where the 
real difficulty occurs, and the necessity for the chemist's skill is required), a 
tanner mak<»s a contract for a certain extract upon certain stipulated guarantees 
as regards percentage and colour; the extract is delivered entirely in confor- 
mity with the contract, and yet the results are found unsatisfactory, or at 
least different from those upon which the contract was concluded. How is 
this explained? Well, I believe that the real cause is due, not to any 
adulter«ttion of the extract, but to the fact that the extract — properly and 
carefully manufactured, no doubt — has been made in a district where 
different water is employed from that where the first and approved-of delivery 
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was obtained. One can readily understand this when acquainted with the 
varying constituents in water analysis, and the greater fact of all that extracts 
contain nearly 6OO/0 of water. I think, therefore, that our chemists might 
keep this suggestion before them when they come to deal with that perfect 
sjbtem of tannin analysis which will permit the lions and the lambs of our 
trade to lie down together in peaceful confidence. 



The various extractors used and recommended for 
extracting different tanning materials.^ 

By F. P. VEITCH. 

Owing to the fear that tannin may be oxidized by prolonged boiling, 
and to the fact that the extraction of certain materials gives maximum results 
only at low temperatures, a number of forms of apparatus have been used 
for the laboratory extraction of tanning materials. At present, however, but 
two extractors are in general use: the Koch or some modification of it, as 
that of Procter, and a modified Soxhlet, devised at the Vienna Research 
Laboratory, and generally known as the Weiss extractor. 

There are several objections to each of these extractors. With the 
Koch extractor, the evaporation of the extract, with amounts to 2 to 4 liters, 
is a decidedly objectionable feature, requiring considerable time, and encouraging 
to a certain extent, the very thing it was designed to prevent, namely, the 
oxidation of the- tannins by boiling. In addition, there is reason to believe 
that where the tanning material is put in the extractor dry, the most con- 
venient way, there is often some channelling, and the extraction is imcomplete, 
as illustrated in the case of the spent hemlock bark given in the table. On 
the other hand, the Koch apparatus enables one to control the temperature 
of extraction as no other form now in use does, and for this reason, especially 
has its use seemed to be advisable with materials high in starch. Notwith- 
standing the fact that Eitner et. al.,2) found that the Weiss extractor gave 
satisfactory results, tanning chemists hdve generally looked with misgiving on 
it, fearing oxidation during the long-continued boiling of the strong extract. 
Indeed, Palmer,') Procter and Parker,*) and Parker*) have found that from 
many materials less tannin is extracted at boiling than at a lower temperature. 
The total volume of extract in these experiments was only 1 liter, however, 
and it seems possible that longer extraction would have given more tannin at 
the higher temperatures. 

The International Association of Leather Trades Chemists has adopted 
the Koch (or Procter) extractor as official, and Procter ^) regards the prolonged 

') Reprinted from the ^Leather Mannfacturer^ July 1905. Read before the 
AsBociation of Official Agricultural Chemists, St. Louis. October 1904. 

•) Der Oerber, 1887, p. 3. 

") See Procter's ^Principles of Leather Manufacture**, p. 344. 

*) Jour. Soc. Chem. Ind., 14, 635. 

•) Ibid., 17, 106 (1898). 

•) Vide ^Leather Industries Laboratory Book, and Principles of Leather 
Manufacture.** 
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boiling of the extracted materials, such as takes place in the Weiss extractor, 
as inadmissible. 

On the other hand, in addition to Eitner et ah, Boegh?) has found that 
the Weiss extractor gave higher results than the Koch extractor on oak, and 
pine bark, valonia, sumac, and Quebracho wood, and gave lower results on 
divi-divi and Myrobalans. The Weiss extractor is used in most taoneiy 
laboratories in this country in extracting woods and barks. 

It will thus seem that there is considerable differences of opinion as 
to the accuracy of the results and the losses of tannin- obtained with these 
two methods of extraction. I have therefore, endeavored to avoid the difficulties 
and objections presented by these generally used methods, by substituting an 
extractor with which the evaporation and concentration of large volumes of 
dilute liquorp, obtained by the Koch method, is avoided, and with which the 
prolonged boiling of the gradually strengthening extract and its frequent 
concentration and dilution, as with the Weiss, is not nei'essary. Such an 
extractor is found in the old and well-known double tube continuous extractor, 
or in the side tube extractor devised by Zulkowsky. With the former, the 
extraction takes place at 95 degrees to 100 degrees C., with the latter at 90 
degrees to 95 degrees. Undue concentration and boiling of the extract is 
avoided by placing only about 250 cc. of water in the receiving flask, and 
after the extraction has continued a shQrt time, replacing the receiving flask 
by another containing the same amount of water. This is repeated at longer 
intervals, until the extraction is completed, the total volume of extract being 
kept within a liter. 

When it is desired to extract the first portions at temperatures below 
boiling, it is only necessary to allow water of the given temperature to flow 
slowly into the filled extractor, and to continue the percolation until 500 cc. 
of extract have been obtained. Water is then placed in the receiving flask, 
and the extraction finished at steam heat. 



The extractor is sufficiently described in the accompanying drawing. 
The extractor may be made of glass or tinned copper. When glass is used, 
it should be of such a character as not to yield appreciable quantities of 
alkalies to steam on prolonged boiling, as the soluble solids are affected 
thereby. It is difficult to get a side tube extractor of glaas that will stand 
a temperature of 100 degrees C, so that copper extractors are most 
satisfactory. 



Abstract J. Soc. Chem. Ind., 18, 803 (1899). 

(To be continued.) 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, Redacteur d'hohneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Bh. 
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We regret to announce the death of Mr. WciUctce C. Braum 

of Bolton^ England, which took place in the early part of Aagust. 
(Herr W. C. Brown ist anfangs August gestorben. — M. W. C. Brown 
est dScSdS au commencement d'aout.) 
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Th, Koerner. 

LONDON, September 1906. 
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The various extractors used and recommended for 
extracting different tanning materials. 

^^ V By F. P. VEITCH. 

/ ' (Continued.) 

In loading the extraction tube a perforated porcelain disk is first placed 
in it, and the weighed material, previooslj mixed with water to a thin paste, 
is washed into the extractor, and gentlj pressed down in order to make it 
fairly firm. Another perforated porcelain disk is placed on top of the material. 
The clomdy extract, which has passed through into the receiving flask, is 
returned to the extractor, which is then connected with the condenser. The 
perforated disk on top of the material distributes the condensed water, and 
is prevented from rising above the entrance of the side tube by coming in 
ccmtaet with the end of the eondeiMer t«be^ which should eom^ down to thi» 
point. This prevents escape and loss of material, which is apt to be caused 
by the expansion of the air aud steam in finely ground materials. Wettisg 
the material before putting it in the extractor prevents chanelling, and insures 
regular extraction. 

Comparative reeults, which have been obtained with all three forms of 
extractor, are given in the table. The time of extraction was the same with 
all extractors, and it was found necessary to continue it for two working 
days, or about fifteen hours the Koeh extractor, when extraction was dis- 
continued with all. 

The results marked (1) were obtained with the Wdse^ (2) with the 
Koch, and (3) with the continuous extractor. The samples include the most 
generally used native materials, except chestnut and oak bark. 

RESULTS OBTAINED WITH DIFFERENT EXTRACTORS. 

Material. % |gS-g2S -oS §bS |S 

1 27.04 26.06 0.98 

Bark of Tan bark oak 2 27.38 26.82 0.56 10.60 16.22 

3 29.66 28.68 0.98 

1 4&.76 43.72 2.04 

Bark of Tan bark oak „rump bark" . 2 44.92 42.06 1.86 12,86 19.20 

3 47.64 45.48 2.16 

1 12.72 12.08 0.64 

Pecan shells 2 11.36 1.73 9.63 

3 13.24 12.52 a72 

1 18.47 16.10 2.17 

Hemlock bark new 2 17.43 15.63 1.80 4.75 10.88 

3 23.10 19.37 3.73 7.48 11.89 
1 

Hemlock bark, spent 2 3.06 2.93 0.13 1.57 1.36 

3 8.29 7.24 1.05 

1 13.68 12.28 1.40 4.75 7.43 

Chestnut wood 2 8.98 8.53 0.40 2.25 5.28 

3 12.50 11.20 1.30 3.63 7.57 

1 52.05 49.70 2.36 28j54 21.16 

Sumac leaves, coarse ground .... 2 47.42 45.72 1.70 20.74 24.98 

3 53.57 49.85 3.72 27.29 22.56 

Sumac leaves, fine 

3 53.12 49.70 3.42 25.92 23.78 
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In examining the results, total extract, may be omitted from oonside 
ration, as this determination often includes some of the material^ which was 
mechanically carried OTer into the extract. This is particularly true with the 
results from the Weiss extnictor. Althoug the solid material was given time 
to settle before drawing out for total solids, not much importance is attached 
to figures for total extract. 

The figures show how radically the reealts may differ under different 
conditions of extraction. 

Soluble solids were highest by the continuous extractor, except in the 
case of chestnut wood, where I believe the coanseness of the sample was in 
favor of the Weiss extractor. The Weiss extractor gives higher results than 
the Koch extractor, except on one sample of Tan Oak bark. TaAiiin is highest 
with the continuous extractor, except with sumac, where, notwithatanding the 
lowest soluble 8olid», tannin is the highest, when the Koch extractor was used. 

As a rule, it appears that where the extraction is continued for some 
time, all constituents, reds, non-tannin, and tannin, are removed in somewhat 
larger quantities by using a continuous extractor. Except in the case of 
sumach, there is nothing to indicate that there is any serious loss of tannin, 
or, perhaps we should say, any material difference in the loss of tannin from 
any cause, with any of the extractors. While reds and non-tannin are usually 
higher when the continuous extractor is used, this fact, in the face of high 
tannin, is not conclusive evidence, that any loss of tannin has occured. As 
has been said, apparently larger amounts of all soluble constituents have 
been dissolved. 

The conflicting results obtained from the different investigations on 
the effect of heat on the extraction of tannin and on its oxidation, renders 
further investigation very desirable. I am convinced, that the chief explanation 
of these conflicting results is to be found in imperfect extraction, due to the 
small quantity of water usually passed through the Koch apparatus, and to 
too few siphonings with the Weiss. Procter and Parker in their investigation 
of the effect of temperature used only one liter of water, and text-books 
generally give one to understand that complete extraction may be secured 
with two liters or less of water. My experience leads me to doubt this very 
much, as I usually find tannin being removed in considerable quantities, after 
extracting with three or four liters during eight to twelve hours. 

This investigation will be continued, and extended to include other 
tanning materials. 

Versucfie ilber die ScJiwellwirkung verschiedener Stturen.O 

Von Dr. JOHANNES PAESSLER und WILLY APPELTUS. 

In einer vor tinigen Jahren verdffentlichten Arbeit 2) haben wir iiber 
die Schwellwirkung verschiedener Sfluren berichtet. Zu den betreffenden 
Versuchen batten wir die Sch wef elsaure, Salzsfture, EssigsHure, 

') Kach gfttigst von den Verfa^sern eingesandtem Sonder- Abdruek aus 
der ^eutechen Qerberz eitung**, Jahrg. 1906.^ 

■; „UDei aie itiirwirkung^erScliiedener anorganlscher und orgauischer Sfturen 
»nf Havtpulver und auf BKHjsen und Betraehtungen Ober die Schwellwirkung ver- 
sehiedener Sfturen.** 

^Deutsche Gerberzeituug", 1902, No. 47 ff. - „Collegium", 19(»2, 8. 179 ff. 
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Milchsftare and Oxalsftnre herangezogen. Da in neaerer Zeit fiir 
Schwellzwecke anch die Ameisensftnre and das Kleeealz empfohleD 
werden, haben wir die Schwellversache aaf diese Prodakte aasgedehnt imd 
gleichzeitig die Versache mit Milchsftare and Oxalsftare wiederfaolt. £s sollen 
also die jetzigen Versache eine Ergftnzang der frtiheren sein. Das Kleesalz 
des Handels soil nach yerschiedenen Angaben ein Gemenge von saarem Kalinm- 
oxalat (C2HKO4) and ttbersaarem Kaliamoxalat (C2HKO4 + C2H2O4) sein. 
Das far ansere Versache herangezogene Kleesalz, das aas einer chemischen 
Fabrik bezogen worden war, hatte folgende Gehalte an Kali and Oxalsfture: 

19,0 pCt. Kali, KiO, 

79,3 „ Oxalsftare, C2H2O4. 

Aas diesen Gehalten ergibt sich flir das betreffende Kleesalz folgende 
Zasammensetzang : 

88,1 0/0 tibersaares Kaliamoxalat, CaHKOi + C2Ht04, 

6.4 , freie Oxalsftare, C2H2O4, 

5.5 „ W asser 
100,0 0/0 

Es ist demnach dieses Kleesalz nicht ein Gemisch der genannten beiden 
Salze, sondern ein tibersaares Kalia?noxalat mit einem geringen Uberschuss 
von freier Oxalsftare. Die schwellende Wirkang dieses Salzes wird demnach 
in der Haaptsache aaf den stark saaren Charakter dieses Salzes and auf den 
Gehalt an freier Oxalsftare zariickzaftihren sein. Es wird aas der chemischen 
Zasammensetzang dieses Salzes ohne weiteres za folgern sein, dass dieses 
Kleesalz bei der Schwellang eine etwflB mildere Wirkang aastiben wird, aJs 
die Oxalsftare selbst, von der wir bei anseren friiheren Versachen gelernt 
haben, dass ihre schwellende Wirkang eine aasserordentlich starke ist. 

Die Versache warden in entsprechender Weise wie frUher vorgenommen. 
Es warden hierza fUr diesen Zweck hergestellte Glaskasten verwendet, die 
zirka 1 Ltr. Fliissigkeit fassen. FUr diese Versachsreihen warden Stticke von 
moglichst gleicher Stftrke and gleichem Gewicht ausgesacht, ferner wurde 
Wert daraaf gelegt, dass das Verhftltnis zwischen Bldssen- and Schwell- 
fliissigkeitsmenge immer annfthemd dasselbe — and zwar etwa 1 : 10 — war; 
das Gewicht der Versachsstiicke schwankte von etwa 148—158 g. Als Konzen- 
trationen warden folgende gewfthlt: 0,1, 0,2, 0,4 and 0,6 0/0. Bei der Oxalsftare 
bezieht sich dieser Gehalt aaf die kristallwasserhaltige Sftare (C2H2O4 + 2 H2O), 
also aaf die Form, in der sie im Handel vorkommt. Die Temperatar schwankte 
wfthrend der Schwellversache in dem betreffenden Kaame von 12—13® C. 
Das fUr sftmtliche Versache erf order liche Haatmaterial ist einem einzigen 
Rindscroupon entnommen worden. Die Versache warden aaf drei Tage aus- 
gedehnt, ohne Rticksicht daraaf, ob vollstftndige Schwellang 6chon eher erreicht 
war. Die Kontrolle der Sftare- bezw. Salzabnahme erfolgte nach folgenden 
Zeitrftamen: 1/2, IV2, 21/2, 51/2, 81/2, 24, 33, 57 and 74 Standen, also annfthernd 
za denselben Zeitpnnkten wie bei den friiheren Versachen. Im iibrigen muss 
hinsichtlich der Versachsanstellang aaf die frtihere Arbeit verwieeen werden. 

Die erste Versuchsreihe (A) warde mit LSsangen von zirka 0,1 o/q Gehalt, 
die zweite (B) mit solchen von zirka 0,2 o/q, die dritte (C) mit solchen von 
zirka 0,4 0/0 and die vierte (D) mit solchen von zirka 0,6 0/0 aasgeflihrt. Die 
Versachsergebnisse usw. befinden sich in den Tabellen I — IV zasammengestellt. 
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Zur Filterkerzenfrage 

von G.SCHWEITZER. 

Die Abhandlung von Prof. H. Wislicenus, in No. 170 des ^Collegiums*, 
diese Frage betreffend, habe ich mit grossem Interesse gelesen, bedaure aber, 
nicht in alien Punkten mit Prof. Wislicenus iibereinstimmen zu konnen. 

Bei der Prllfang dieses Filtrierverfahrens ist konstatiert worden, dass 
die Absorption der Filterkerze eine sehr geringe ist. Inzwischen habe ich mich 
durch zahlreiche Versuche iiberzeugt, dass die Filterkerze unbedingt dem Filtrier- 
papier vorzuziehen ist, und zwar schon aus dem Grunde, weil von einem Papier- 
filter zum andern die Absorptionsffthigkeit wechselt. 

Diese Unregelmftssigkeit, welche einer der vielen Ubelstllnde bei den 
Faltenfiltern war, bleibt aber bestehen, ob man Faltenfilter oder Papierstreifen 
verwendet. Was die Reinigung der Kerze anbelapgt, so halte ich mich in der 
Hauptsache an die Anweisungen von Dr. Parker und verwende weder irgend 
eine Sflure noch Ammoniak. 

Nach dem Gebrauch wird die Kerze mit einer nicht zu harten Bilrste 
grandlich abgebtirstet, dann werden 500 cc. kochendes Wasser durcbgesaugt 
(nach Durchsangen von etwa 200 cc. schon ist dasselbe vollstftndig farblos). 
Die Kerze wird alsdann an der Luftpumpe so gut wie mQglich vom zurUck- 
gehaltenen Wasser befreit und im Trockenschrank bei 105 <> C. getrocknet. 
Ich habe Kerzen, mit welchen ich mehr als sechs Monate arbeite und mit 
welchen uber 100 Analysen von verschiedenen Extrakten ausgefUhrt worden 
sind. Dieselben haben ihre ursprtingliche Hftrte beibehalten und Kontroll- 
versuche, welche ich vor einigen Tagen vorgenommen habe, brachten mir den 
Beweis, dass dieselben noch ebensogut funktionieren, als bei der ersten Analyse. 

Meiner Ansicht nach ist das Trocknen der Kerzen nach jeder Operation 
eine Hauptsache: werden die Kerzen nicht getrocknet, so werden sie mit der 
Zeit weich wie Kreide und dann allerdings wird das Filtrat schwieriger 
blank erhalten. 

Das Filtrieren von Myrobalanenextrakt-Losungen hat mir nie Schwierig- 
keiten verursacht, ich erhalte stets vollstftndig blanke Filtrate. Um dieselben 
aber zu erhalten, ist es unbedingt notwendig, dass der Hahn des Scheidetrichters, 
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in welchem das Filtrat gesammelt wird, absolut dicht ist, da ein kleiner Lnft- 
strom genttgt, nm das klare Filtrat in eehr knrzer Zeit zu trfiben. Ich halte 
es absolut nicht fftr erforderlioh, fUr jedes Matsrial eine spezielle Kerse zn 
yerw«nd«n, w«nn die Kerzs, wie obeo bsschrieben, gereinigt iat, die ersten 
150 cc. vollstandig verworfen werden und dann erst die 300 cc. znr Bestimmung 
der Nichtgerbstoffe gesammelt werden, ist jede Gefahr ansgeschlossen. Meiner 
Ansicbt nach bieten die yon Dr. Parker empfoblenen nnd dnrch den I. V. L. I. C. 
angenommenen Filterkerzen grosse Vorteile und haben dieselben Schwierig- 
keiten besaitigt, welcbe der Analytiker friiber scbwer empfunden bat. 

Die Notwendigkeit, dieselben dnrcb irgend etwas anderes zn ersetzen, 
sebe ich absolut nicbt ein, und wilrde ich unbedingt einem Ersetzen dnrch 
Papier, in welcher Form es auch wilre, am allerwenigsten beistimmen. 

Bei den kaltlOslichen Quebrachoeztrakten, wenn dieselben eine wirklich 
absolut klare Ldsung geben, finde ich immer UnlSsliches, was mit Falten- 
filter ftusserst selten der Fall war, 0,2—0,7 warden fast immer gefunden. Es 
ist das der beste Beweis, dass, wenn die Parker'schen Vorschriften befolgt 
werden, ein Absorptionsfehler nieht vorliegt und keine durch die Kerze znrtick- 
gehaltenen Reste eiqer vorhergebsnden Filtration in das Filtrat eingetragen 
werden, 

(v^ y Versuche Uber die S chwellwirkunp verschiedener Saure n. 

[^ Von Dr. JOHANNES PAESSLER und WILLY APPELTUS. 

^ ^j (Schluss.) 

N^ Betrachtet man die bei gleichen Ronzentrationen der verschiedenen 

' Stturen und des Rleesalzes erhaltenen Ergebnisse, so findet man, dass diese 

Substanzen versehieden schnell und in sehr yerschiedenen Mengen aufgenommen 

werden. AIs Regel stellt sioh heraus, dass die Aufnahme der MilcheAure und 

der Amelsensfture im allgemeinen am geringsten ist, nnr bei den hOheren 

Ronzentrationen wird die Ameisensflure auch in grOsseren Mengen aufgenommen; 

in grOsster Menge werden die Oxal^ure und das Rleesals yon der Haut ab- 

sorbiert. Aile diese VerhAltnitse treten besser zutage, wenn man die sufge- 

nommene Sfturemenge auf die gleicbe Bldssenmenge, und zwar sttf 100 Teile 

Blttsse, nmrechnet. Die folgende Tabelle V enthftlt die hierbei gefundenen Werte. 



TABELLE V. 



Ronzentration 


100 Teile BlCsse nehmen auf: 


0,10/0 


0,20/0 


0,40/0 0,60/0 


Milcbsftnre 

AmeisensAure .... 

Oxalsaure 

Rleesalz 


o/o 
0,70 
0,72 
0,93 
0,93 


0/0 

0,84 
0,86 
1,74 
1,67 


0/0 

1,27 
2,25 
2,53 
2,93 


o/o 
1,34 
8,77 
3,25 
4,58 



Die Werte der Tabelle V zeigen deutlich die erwtthnte Tatsache. Ein 
weiteres wichtiges Ergebnis der Versuchsreihen war, wie auch bereits frtther 
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festgetJtellt wnrde, dass, wfthrend die Znnahme des Qewichtes and der Stflrke 
ein Mass ffir den Grad der Schwellnng darstellt, noch die Gewichtszunahme 
der Stftrkeeunahme proportional ist. Es kann also die B]588e im gerberischen 
Sinne als rollkommen geschwellt gelten, ohne dass sie eine starke Gewichts- 
und Stftrkeznnaliine erfahren hat, wfthrend in einem anderen Falle mit einer 
starken Schwellnng eine bedentende Gewichts- and Stftrkezanahme Hand in 
Hand gebt. Es sind hierbei Faktoren, die noch nicht genttgend bekannt sind, 
zweifellos von Einfluss. 

Zar besseren Ubersicbt haben wir nocb die prozentige Gewichts- and 
StArkezanahme fUr die einzelnen Versache berechnet and diese Werte in den 
Tabellen VI and VII niedergelegt. Diese Gehalte sind anter Benatzang der 
gr5s8ten Differenzen gefanden worden. 

Aas alien diesen Ergebnissen mass also geschlossen werden, dass d i e 
Bestimmang der Gewichts- and Stttrkezanahme bei geschwellten 
Bl58senstUcken kein Mittel an die Hand gibt, am dem Grade der 
Schwellang einen zahlenmftssigen Aasdrack zu geben. 

TABELLE VI. 



KonsentratioD 


Die BlOsse nimmt infolgo 
der Schwellnng an Gewicht zu 




0,10/0 


0,20/0 


0,40/0 


0,60/0 


Milchsftnre 

AmeisensAure .... 

OxalsAnre 

Kleesals 


0/0 

3,8 
2,3 
9,8 
4,1 


0/0 

8,0 

4,4 

13,7 

5,8 


»/0 
9,8 
6,2 
8,3 
4,8 


o/o 
6,2 
5,4 
4,3 

7,7 



TABELLE VIL 



Konzentration 


Die Bl588e nimmt infolge 
der Schwellnng an Stftrke zn 




0,10/0 


0,2 0/0 


0,4 0/0 


0,60/0 


MilchsAiire 

Ameisensftare .... 

Oxalsftare 

Kleeaalz 


o/o 
5,5 
13,6 
9,4 
5,5 


0/0 

14,9 
22,6 
30,1 
13,6 


0/0 

21,5 
27,7 
29,5 
14,9 


0/0 

29,0 
30,9 
32,3 

34,8 



Eb ist tlbrigens aach von Interesse, za ermitteln, wieviel Sttare von der 
nrspriinglicheu yorhandenen, berechnet aaf 100 Teile der letzteren, von der 
BlOsse aafgenommen worden ist. Diese Berechnung ist ftlr die obigen Ver- 
auchsreihen darchgefilhrt and die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle VIII 
zusammengestellt worden. 
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TABELLE VIII. 



Konzentration 


Von 100 Teilen der nrspriinglich vor- 

handenen Sftnre sind von der Bldsse 

aufgenommen worden: 




0,10/0 


0,2 0/0 


0,40/0 


0,6 0/0 


Milchsfture 

Ameisensfture .... 

Oxalsfture 

Kleeaalz 


0/0 

73,8 
69,9 
86,5 
82,3 


o/o 
70,0 

40,8 

77,3 

75,2 


o/o 
31,4 

54,0 

61,2 

70,7 


o/o 
29,0 

59,3 

51,6 

57,6 



Ans dieser Tabelle geht hervor, dass Ozalsfture and Kleesalz den 
LQsungen derselben in grSsster Menge entzogen warden; die schwSlchsten 
Ldsnngen sind nach Ausfuhrang der Schwellversuche fast vollstftndig erschdpft. 
Es verbleibt in denselben nur eine sehr geringe Sfturemenge, die darch 
Einbringen anderer Blossenstucke noch vollstftndig absorbiert wird. 

Was nun den Schwellgang selbst anbelangt, so verlief derselbe bei 
Milchsfture, AmeisensAure and Rleesalz etwa in der gleichen Weise, wflhrend 
bei Ozalsfture die Schwellang sehr rasch eintrat and sehr rasch vorwftrts schritt. 
Es ist deswegen bei der Verwendang von Oxalsftare als Schwellmittel eine 
gewisse Voreicht geboten. Die Vermatang, dass Kleesalz milder 
als Oxalsftare wirkt, hat sich demnach bestfttigt. Diese 
Versuche zeigen also, dass zur Erzielung eines gewissen 
Schwelleff ektes die Ameisensftnre and das Kleesalz sich ebenso 
gat verwenden lassen wie die MilchsAure selbst. Dnrch 
weitere Versache wtirde noch festzastellen sein, ob die Art 
der verwendeten Sftare von Einfluss aaf die Qaalitftt des 
Leders ist. 

Wir m5chten noch bemerken, dass bei der Verwendang des Kleesalzes 
als Schwellmittel dieses Salz in der Weise wirkt, dass zunachst die freie 
Oxalsftare aufgenommen wird and dann eine Spaltung des Ubersaaren Kalium- 
oxalates in saures Kaliumoxalat and freie Oxalsftare eintritt, welche letztere 
ebenfalls von der Haut absorbiert wird. Die Gegenwart des Kalisalzes hat 
eine mildere Wirkang der freien Oxalsftare zur Folge. Wir haben in einer 
ca. 0,6 o/o KleesalzlcJsang, and zwar vor and nach der Benutzang zum Schwellen 
Kali- and Oxalsfturebestimmungen mit folgenden Ergebnissen ausgeftihrt: 

Kalisalz-L5Bang 
In 100 ccm: vor nach 

dem Schwellen 

Kali, K2O 0,1142g 0,0812g 

Oxalsftare, C«H204 0,4760 g 0,2591 g 

Kali : Oxalsftare . 100:417 100:319 

Kali: Oxalsftare 100:383 

(im Ubersaaren Kaliumoxalat) 
Kali: Oxalsftare 100:192 

(im sauren Kaliumoxalat). 
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» 
Wenn bei dem Schwellprozess das Kali eine Abnahme erFahren hat, so 
ist dies in der Hauptsache daranf zurUckzufiihren, dass das in der BiSsse 
befindliche Wasser eine VerdUnnang in der Weise herb<^igefUhrt hat, dass 
sich dieses Wasser mit der KleesalzlQsnng gemischt hat. Das Verhftltnis 
zwischen Kali nnd Oxalsfture hat eine merkliche Verttnderung eriitten ; wfthrend 
vor dem Schwellprozess das Salz noch saurer war als dem ttbersauren Kalium- 
oxalat entspricht, liegt es nach dem Schwellprozess zwischen tibersaarem und 
saurem Kalinmoxalat. Verwendet man diese L5sung nochmals zum Schwellen, 
80 wird wiederum Oxalsfture abgespalten, bis schliesslich das neutrale Kalinm- 
oxalat sich bildet. In dieser Tatsache liegt auch namentlich die mildere Wirkung 
des Kleesalzes begrtindet. 

LABORATORIUM DER DEUTSOHEN VBRSUOHSANSTALT FOk LEDEKINDUSTRIE 
ZU FREIBERG I. SACHSEN. 



The Dy eing of Chrome Leather and St oring in the^Crus.t^O 

By M. CHAS. LAMB, F. C. S. 

Leather is' considered *by dyers and colourists to be one of the most 
difficult substances to dye, and amongst the varied kinds of leather (alum, 
vegetable, oil, and aldehyde, &c., dressed leathers) chrome leather undoubtedly 
occupies premier position as being the most difficult to dye. In fact, so 
difficult is the operation when one is dealing with large numbers of skins 
and has to obtain identical shades upon various packs of goods dyed at 
different times, that no manufacturer of chrome leather either in the United 
States, France, Germany, or England is quite satisfied with either his method 
of dyeing or the result he is obtaining, and this now after many years' ex- 
perience with this chemically tanned leather. 

In the first place, the preparation of the leather for dyeing will be 
discussed. 

The dyer usually receives the leather in the wet condition immediately 
after tanning, or if the operation of shaving (i. e., the levelling down of the 
substance of the skin by cutting away from the flesh side of the leather) is 
done before dyeing, in a semi-dry („sammed") condition. 

Although the tannage has been performed by treatment with a basic 
salt of chromium, and the salt of chromium which is fixed in the leather is 
of a basic nature, the leather immediately after tanning still contains a very 
material amount of free acid, liberated during the process of tanning, which 
axiid if not neutralised is liable to cause trouble in subsequent processes, and 
if left in the finished leather to bring about tenderness of fibre and other 
serious defects. The leather also retains a certain amount of soluble salts, 
which have to be got rid of. The first operation, therefore, is the removal 
of the soluble salts and the neutralisation of the acidity. To effect this the 
goods are first subjected to a washing in hot water, the operation being usu- 

Reprint, kindly sent by the author, from the ^Journal of the Society of 
Dyers and Oolourists^ December, 1904. No. 12, Vol. XX. 
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ally performed in the Drnm^), the goods being preferably first dmmmed in 
two changes of water at a temperatnre of about 60* C, and after that drammed 
in a weak solution of an alkaline salt. Borax is almost universally employed 
for this purpose, though this salt possesses practically no advantage over the 
cheaper sodium bicarbonate. 

The amounts of borax or sodium bicarbonate are necessarily controlled 
by the acidity of the leather; generally about 21/2 p^i* cent, of borax or 
3/4 per cent, sodium bicarbonate are sufficient, the percentage being taken 
upon the weight of goods drained drip dry after tanning. 

After neutralising, the goods should be again washed in water to remove 
any excess of alkali and soluble salts. The operations which now follow are 
the dyeing and fat-liquoring. 

Some few manufacturers prefer to first perform the fat-liquoring 
operation ; this consits in treating the goods with an emulsion containing some 
suitable oil, usually emulsified along with a solution of soap, and to after- 
wards proceed with the dyeing. The more customary method is to do the 
dyeing first and the fat-liquoring afterwards. 

i Chrome leather, contrary to what one would expect, possesses little 
y for coal tar colouring matters, and for this reason it is usual to treat 
the leather previous to dyeing with a so-called „mordant^, consisting of a 
solution of some vegetable tanning substance or dyewood which is easily ab- 
sorbed by the leather— the effect of the treatment being to render the leather 
capable of fixing the artificial colouring matter; the treatment with the 
tannin solution also assists to a considerable extent in the later operations of 
glazing and finishing the leather. 

In the choice of vegetable tanning or colouring matters to be used for 
this purpose, care must be taken to only employ, wherever possible, those 
materials which contain but little tannin, the effect of a too strong solution 
of tannin upon chrome leather being to reduce the stretch of the leather, to 
tighten the grain and render it more prominent, and if carried too far to 
impair the strength of the leather. 

The vegetable substances most commonly employed are: 
Logwood Extract, which produces in weak solution a dark violet-purple 

shade. 
Fustic Extract, which produces in weak solution a buff-yellow shade. 
Hemlock Extract, which produces in weak solution a slightly reddish- 
drab shade. 
Sumach Extract, which produces in weak solution a white or very pale 

greenish-yellow shade. 
Qambier, which produces in weak solution a brownish-yellow shade. 
Palmetto Extract, which produces in weak solution a shade somewhat 

similar to hemlock. 
Peachwood Extract which produces in weak solution a bluish-red shade. 
Most other vegetable tannins and dyewoods are unsuitable, because of 
their little affinity for the leather. Logwood, Fustic, and Peachwood on 

') See „Drum Leather Dyeinfi:", M. G. Lamb. (Jour, of the Soc of Dyers and Col. 
1902, p. a08.) 
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account of their contfiiniug little tannin may be used fairly freely, but great 
care must be taken when employing Garobier, Palmetto, Hemlock, and Sumach 
on account of these materiHls containing large percentages of tannin. 

Many of the above materials are used in combination with one another 
to produce different coloured bottoms, according to the colour eventually 
required. The amount of the vegetable extract naturally varies according to 
results to be obtained, but bhould whenever possible not exceed more than 
2 per cent, calculated on the drained weight of wet goods. 

The tannin mordant is also applied in the drnm, the operation being 
performed at a temperature of about 60 <^ C, the goods heing tumbled in the 
solution for about 20 to 30 minutes. 

The dyeing of coloured chrome leather in the United States, France, 
and Germany is almost exclusively done with the basic colours, and the tannin 
mordant is fixed previous to dyeing by treatment with a solution of tartar 
emetic, the usual method being to add the tartar emetic solution to the con- 
tents of the drum after the goods have been tumbled for a sufficient length 
of time in the tannin mordant. A certain amount of the tartar emetic is, of 
course, wasted by being precipitated by the tannin still remaining in the bath, 
but the loss is generally considered to cost less than the extra labour and 
time required by using a fresh liquor. The tartar emetic solution can be 
recommended when pale shades of grey, drab, ivory, &c., also blues, are to be 
dyed, but when shades of brown, red, &c., are to be produced, then for the 
tartar emetic solution there can be substituted with advantage one or other 
of the salts of titanium,^) either potassium titanium oxalate, tanno titanium 
oxalate, or titanium lactate. 

The effect as regards colour of treating a leather that has been pre- 
viously mordanted with one of the tannins (Gambier, Palmetto, Sumach, 
Hemlock, &c.) with a titanium salt is the production of a bright yellow 
colour, in addition to fixing the tannin in an insoluble form in the fibres of 
the leather, and thus preventing the tannin precipitating the dye in the dye- 
bath when the leather comes to be dyed with the basic colours. The yellow 
colour so abtained reduces considerably the amount of the dyestuff necessary 
to produce the required shades as well as produces a shade which is extremely 
fast to light. The effect of treating a leather which has been dyed with 
logwood is to change the violet-purple colour to a greyish shade of black, 
and the bluish-red shade produced when Peachwood has been employed to 
dull reddish yellow. 

Another method of applying the salts of titanium, especially when 
„acid^ or mordant colours are employed in the dyeing, is to dye the goods 
first in a solution of a suitable coal tar dye in admixture with the solution 
of Fustic, Gambier, or other tannin „ mordant^, and to afterwards run away 
the excees of dye-bath, and then proceed to treat the goods with the solution 
of the titanium salts. 

The dyeing operation is invariably performed in the drum, this being 
practically the only method of application that gives results which approximate 

») Bm „Applieatlou of Titanium Salts to Leather", M. C. Lamb. (Journ. of the 
Soc. of Dyers & Col. IdOl. p. 214.) 
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to beiiig satisfactory. The goods after fixing, if this operation is performed 
(the operation being, of conne, optional when dyes which are unaffected by 
tannin are employed) should be well washed; they are then ready for the 
application of the dye. The dyeing should be performed at a temperature of 
about 65^ C, and at least three-quarters of an hour's drumming will be neces- 
sary to produce a full shade, the dissolved dye being gradually added through 
the hollow axle of the vessel as the drumming proceeds. When dyed the 
goods aife ready for the fat-liquoring treatment. The fat-liquoring,' which is 
necessary in order to ^feed the leather'^, i.e., lubricate the fibres, and so produce 
a leather which is full and soft, is generally added to the exhausted dyebath 
whilst the goods are 'still in the drum, and the drumming continued for half 
an hour or so, until the whole of the oil-emulsion has been absorbed by 
the goods. 

The fat-liquor is the bugbear of the chrome leather dyer, principally 
on account of the fact that the chief fat-liquors employed are alkaline, or 
contain material amounts of soap, the action of such a fat-liquor in the 
majority of cases being to affect the colour of the dyed goods to a very con- 
siderable extent, especially when the ordinary ^acid" or basic colours have 
been employed, thus conducing to the production of different shades upon 
two packs of goods dyed at different times with the same dyestuff. 

It is thus evident, particularly in the dyeing of coloured leathers, that 
one improvement upon the method would be the substitution of a fat-liquor 
which does not contain either free alkali or soap. The latter ingredient is 
added to the fat-liquor lor the purpose of assisting in the production* of a 
good emulsion. The soap addition is always objectionable for use upon chrome 
leather, not altogether because of its having a detrimental effect in stripping 
the colour, but the result upon the finished leather is not always good, too 
much soap in the leather tending to the formation of an objectionable white 
„8pue" upon the grain surface when the finished leather is kept in stock for 
any length of time, also imparting to the leather a flat heavy feel, instead 
of a soft pliable one; the fibres of the leather becoming cemented together 
with the soap. A further practical difficulty is encountered when the goods 
have been over-fat-liquored with a soap and oil emulsion, owing to the pro- 
duction of an insoluble chrome soap which it is impossible to remove, the 
goods becoming spoiled beyond repair, whereas if the fat-liquor was prepared 
of oil only, the damage might be remedied by resorting to the ordinary 
degreasing process by means of benzene or other solvent. 

The making of a fat-liquor emulsion without the use of soap or added 
alkali is not easy, as the writer has found when experimenting with a view 
of making such an emulsion. 

A solution of the difficulty which presented itself was to use a heavy 
hydrocarbon oil, or petroleum vaseline without any water addition. The effect 
of such a mixture was ideal so far as not affecting the colour was concerned, 
or the feel of the leather immediately after removal from the drum, but it 
was found that the leather, when dry, had been rendered hard by the treat- 
ment, and for this reason the method was rejected. 

(To be continued.) 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteor, B^acteur d'honneor: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Bh. 
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Friedrich Knapp/) 

NACHRUF von RICHARD MEYER. 



HOchstes GlQck der Erdenkinder 
Ist nur die PersOnlichkeit. 



Am 8. Juni 1904 starb in Braunschweig hochbetagt Friedrich Knapp, 
»der Altmeister der chemischen Technologie**, wie er oft genannt wurde. Er 



Mit gfltiger Erlaubnis des Verfassers, Geheimerat Prof. Dr. Richard Meyer, 
Braanschweig, nach elnem Sonder-Abdruck aus den Berichten der Deutschen Chemischen 
GeselUchaft, Jahrgang 37, Heft 19. — Die Einleitung and Tell I des Nachrufes soUen 
hier voUstandig zum Abdrack gelangen. Teil II kann leider wegen Platzmangels nur 
im Auszage erscheinen; alles was darin aber fiber die Arbeiten Enapp's auf dem Gebiete 
der Gerberei gesagt ist, wird hier ebenfalls voUstfndig wiedergegeben werden. K. Sch. 
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war schon 1889 yon seinem Lehramte als Professor an der technischen Hoch- 
Bchule zurtLckgetreten; aber sein lebhafter Geiet war noch nicht znr Ruhe 
gegangen. Eine Reihe von Pablikationen gaben anch der Aussenwelt Knnde, 
dass der Alte noch da war ^ endlich musste er der Natnr ihr Recht lassen: 
die Krafte sanken allmfthlich, und kurz nach Vollendung des nennzigsten 
Lebensjahres ist er friedlich eingeschlafen. 

Wenn ich es nnternehme, das Lebensbild einer so eigenartigen Persdnlichkeit 
zu entwerfen, so bin ich mir der grossen Schwierigkeiten dieser Anfgabe wohl 
bewusst. Eine gewisse Berechtigung dazn sehSpfe ich aus der Tatsache, dass 
ich, als Knapp's unmittelbarer Nachfolger im Lehramte, eine lange Reihe 
von Jahren in nahem Verkehr mit ihm stand. Wfthrend dieser Zeit empfing 
ich von ihm zahlreiche Mitteilungen Uber Erlebnisse, die er, trotzdem sie viele 
Jahre zuriicklagen, treu im Gedttchtnisse aufbewahrt hatte und in seiner 
lebhaften Weise ttusserst anschaulich wiederzugeben verstand. Ich habe mir 
stets nnmittelbar darauf Anfzeichnungen davon gemacht, sodass ich auch nach 
Iftngerer Zeit daftir einstehen kann, sie wirklich so und nicht anders von ihm 
erhalten zu haben. Diese Anfzeichnungen sind im Folgenden in umfassender 
Weise benutzt. Sie wurden ergSlnzt durch Mitteilungen, die mir der Sohn des 
Verstorbenen, Professor G. F. Knapp in Strassburg gemacht hat; ferner durch 
eine Reihe von Erinnerungen aus seiner Jugeudzeit, welche Fried rich Knapp 
selbst im Erbacher Kreisblatt ver9ffentlicht hat. Dass im tlbrigen seine 
wissenschaftlichen Publikationen und was er sonst Gedrucktes hiuterlassen 
hat, als Quellen dienten, bedarf keiner besonderen Erlftuterung. 

I. 

Friedrich Ludwig Knapp wurde am 22. Februar 1814 zu Michel- 
stadt im Odenwald geboren, als Sohn des damaligen grttflich Erbach'schen 
Regierungsrates Johann Friedrich Knapp (spftter in grossherzoglich- 
hessischen Dienston, gestorben im Mai 1848 als Geheimer Staatsrat in Darm- 
stadt). — Auch seine beiden Grossvftter, Kammerrat Knapp und Forstmeister 
Louis, standen in E r b a c h 'schen Diensten. 

Die Wiege Friedrich K nap p's stand auf geschichtlichem Boden: 
liber den Hochrticken des Odenwaldes zieht sich eine alte r5mische Befestigungs- 
linie, deren Blosslegung und nfthere Erforschung von dem Grafen Franz v. 
Erbach eifrigst betrieben wurde. Diese Arbeiten, an welchen die beiden 
Grossvftter Knap p's lebhaften und sehr tfttigen Anteil nahmen, bildeten den 
Ausgangspunkt ftir die spftter vom Reiche veranlasste Limesforschung. Sie 
trugen dem Regierungsrat Knapp bald nach Beendigung der Freiheitskriege 
den Besuch des Professors Jahn ein (des spftteren „Turnvater"), der unerwartet 
in der Uniform eines Uauptmannes der Ltitzow 'schen freiwilligen Jftger 
erschien und die Bewohner des Knapp 'schen Hauses durch sein urdeutsches 
Wesen — er redete z. B. gleich bei seinem Eintritte die nichtsahnende Haus- 
frau mit „Du* an — nicht wenig liber raschte. Dieses Ereignis ist von Knapp 
fast 80 Jahre spftter im Erbacher Kreisblatte hOchst ergotzlich >und anschaulich 
geschildert worden. — Der so in friihester Jugend angeregte historische Sinn 
ist fur immer ein charakteristischer Zug in Knap p's Wesen geblieben. 

Von nicht geringem Einflusse auf seinen Charakter waren aber ohne 
Zweifei auch die Zeiten, die er auf der EulbacherH5he im Odenwald 
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yerbringen dnrfie; hier stand neben einem grflf lichen Jagdschlosa das Forst- 
hftus, die Amtswohnang des Qrossvaters Louis. Dieser war „ein f&hrteu- 
gerechter Jftgar von echtem Schrot nnd Korn ans den Tagen, wo man noch 
nicht Forstwissenschaft studierte, aondern die Jftgerei iernte, weit und breit 
bekannt durch seine muntere, joyiale Laane und lustigen Streiche, keinem eu 
Leid, jedem zur Freud, der liebenswfirdigste Wirt und erheitemste Gesell- 
schafter". Die Forstmeisterei war nftmlich zugleich Wirtschaft, in der auch 
einige Betten zur Aufnahme von Fremden bereit standen. £s kamen yiele 
Touristen, besonders Heidelberger Studenten, und der alte Louis war wegen 
seines guten Weins und seines trefflichen Humors bei der Universitftt all- 
gemein bekannt und beliebt. Knapp erzahlte noch im hohen Alter mit 
Entziicken von den herrlichen Ferien, die er dort verlebte, und in denen der 
Wald nach alien Richtungen . durchstreift wurde. Ftir seine Entwickelung war 
dies um so wichtiger, als er von Natur zart, ja schwftchlich war und dadurch 
seiner Mutter manche sorgenvoUe Stunde bereitete. Er blieb denn auch klein 
und zierlich, und in seinen letzten Lebensjahren hat er oft mit Behagen 
hervorgehoben, dass man ihm niemals die Erreichung eines hohen Alters 
zngetraut hSltte. 

Die Schule besuchte er in Darmstadt, zuerst die Privatschule von 
Schmitz, die er stets daukbar erw&hnte; darauf das vortrefflich geleitete 
Gymnasium, dasselbe, welches auch Lie big besucht hatte. Hier nahm er 
die Liebe zum kla^sischen Altertume in sich auf, die er bis in die spfttesten 
Lebensjahre treu bewahrt hat. 

Da er Lust zur Chemie zeigte, wurde er auf Liebig's Rat zu einem 
Apotheker in die Lehre getan. 1832 meldete er sich zur Gehttlfenprttfung, 
die er auch glSlnzend bestand. Er wollte seine Familie tiberraschen und hatte 
vorher nichts davon gesagt. Aber da kam er bei dem gestrengen Vater libel 
an. Der war ausser sich fiber diese j,Eigenmftchtigkeit" seines Sohnes; er 
verweigerte seine Zustimmung und setzte es durch, dass das hinter seinem 
Rficken gemachte Examen annuUirt wurde. j,Aber*, so erztthlte Knapp, „ich 
hatte nun auch meinen Kopf, ich habe das Examen nicht noch einmal 
gemacht — ich wollte ja nicht Apotheker werden, sondern Chemiker.* — 
Seinen Kopf hat er denn auch Zeit seines Lebens behalten. — Er hat es aber 
nie bereut, dass er seine Laufbahn in der Apotheke begonnen hatte: „Man 
Iernte allerlei aus eigener Anschauung kennen, und das hatte auch sein Gutes.^ 
Die eigentlichen chemischen Stndien machte er dann bei Liebig in Giessen. 
Aber sei es, dass er dem Jurare in verba magistri aus dem Wege gehen 
wollte, Oder dass ihn der Wandertrieb erfasst hatte: im Jahre 1837 zog er, 
mit Liebig's Rat, nach Paris und setzte dort seine Studien bei Pelouze 
bis 1838 fort. In dessen Laboralorium arbeiteten etwa 8—12 Leute ; zu zahlen 
batten sie nichts, es war allee unentgeltlich. — Das Pariser Jahr war sicherlich 
eines der interessantesten seines Lebens! Damals waren Gay-Lussac, Dumas, 
Regnault und der alte Thenard noch in T&tigkeit; ein neuer Stern war 
Gerhardt, der schon umfangreiche Manuskripte zu seinem Lehrbuche der 
organischen Chemie fertig hatte, daneben aber sich mit Liebschaften und 
allerlei sonstigen F&hrlichkeiten herumschlug. In der Akademie gab es zuweilen 
lebhafte, ja selbst dramatische Scenen. Denn es war eine bewegte Zeit, in 
der das Neue mit dem Alten im Kampfe lag; und gelegentlich platzten nicht 
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nuT die Geistor, sondern anch die persOnlichen Interessen anfeinander — wobei 
es denn nicht immer par] amen tarisch EUging. Bei einem solchen Aolasse 
geBchah es, dass „der alte Thenard p^re sein Jnpiterhanpt schtittelte nnd 
auf die Biisten alter der Or&ssen hinwies, welche den Saal zierten, wie 
Laplace, Lavoisier n. A., in deren Gegenwart die Herren sich nicht 
benehmen sollten wie Gassenjnngen!'' 

Als ich ihn gelegentlich nach der Person lichkeit Gay-Lussac^s fragte 
sagte Knapp: „Da8 war damals das GrOsste, was es in der Chemie gab, nnd 
dementsprecbend war er ancb flir jdngere Leute, wie icb, ganz unnahbar. Da 
war es etwas anderes mit Pelonze, der war nicbt so beriibint nnd mit dem 
konnte man gut persQnlicb verkehren. Den Leuten nicbt allerersten Ranges, 
die in diesem Kreise verkebrten, ging es aber docb ganz gut; sie kamen 
scbliesslicb wie vou selbst in die Akademie nnd erbielten da ibren Stempel." 
Schliesslicb ging die Zeit in Paris zu Ende. Er legte nocb die Prtifung als 
Essajeur de la Monnaie ab, wobei ibm als Scbfller Liebig's die tbeoretische 
Prtlfnng erlassen wnrde. Daranf kam er znrlick nnd habilitirte sich in 
Giesfeen, wo er 1841 zum ansserordentlicben Professor fflr Tecbnologia 
emannt wnrde. 

Im gleicben Jabre beiratete er Lie big's jUngste Scb wester Elise, 
eine ansgezeicbnete Fran, die ibrem berdbmten Brnder in der ftusseren 
Erscbeinnng, wie in dem lebbaften Temperament recbt flbnlicb war — in der 
Wftrme ibres goldenen Uerzens aber war sie nur sie selbst. Nacb seiner 
Erzftblung war en sie nie verlobt: „wir wussten einfacb, dass wir znsamen- 
geb5ren, and da baben wir uns den ganzen offiziellen Erimskrams gespart." 
— Der iiberans glucklicben Ehe, die nacb fast ftlnfzigjftbrigem Besteben durch 
den Tod der Frau gelOst wnrde, entsprossen drei SObne nnd zwei TiJchter, 
yon denen die eine als Kind starb. Der Alteste, Georg Friedrich, ist 
der Strassbnrger Professor der NationalOkonomie ; ein anderer, Karl, wnrde 
Cbemiker, ist aber in jungen Jabren gestorben. Der JUngste, Ludwig, ist 
Ingenieur in Russland ; die ftltere Tocbter aber wnrde die Gattin des Apotbekers 
Dr. Geiger in Basel, Sobn Pbil. Lor. Geiger's, des Mitberausgebers von 
Liebig's Annalen. 

1847 wurde Knapp Ordinarius in Giessen ; er blieb dort bis zum 
Scblusse des Jabres 1853. Es brancbt wobl nicbt besonders heryorgeboben zu 
werden, was die 15 Giessener Jabre filr ibn bedenteten. Liebig stand 
damals auf der Hobe seines Rubmes; in seinem Laboratorium, von dem ein 
neuer Geist der Forscbung und des Unterricbtes ausging sammelten sicbjunge 
Talente aus alien L9,ndem — es kann selbstverstHndlicb nicbt die Aufgabe 
dieser Lebensskizze sein, diese ftlr die Cbemie so bedeutungsvolle Zeit zu 
scbildern. FUr Knapp brachte sie Anregung und F5rderung der mannig- 
fachsten Art; in besonders naber Beziebung stand er zu Heinricb Will 
und A. W. Hofmann. Die Anwesenbeit von J. Sb. Muspratt im Giessener 
Laboratorium batte fiir ibn die Folge, dass er mebrmals Iflngeren Aufentbalt 
in England nabm, um in den M u s p r a t t'scben Werken die Fabrikation ktlnst- 
licber Dunger einzuricbten — ein Erlebnis, welcbes ebenso sebr seinen Gesicbts- 
kreis und seine techniscbe Erfabrung erweiterte, wie es seiner Kenntnis der 
engliscben Sprache zu Gute kam. 
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Ubrigens hatte Knapp in Giessen sein eigenes Laboratorium, und 
zwar aiif dem ^Schloss*^, wo er anch peine Vorlesnngen tiber technische 
Chemie gegen Abend hielt. Dort hatte er anch eine Hobelbnnk nnd schreinerte 
zuweilen, nm sich Bewegnng der Anne za yerschaffen. 6. F. Knapp berichtet, 
dass der Vater bei der Arbeit im Laboratorinm oft fr5hliche Lieder sang 
Oder pfiff, z. B. „Aus Feuer ward der Geist erschaffen** oder „Wie eine Tanne 
gchlank'' n. a. m. ^Obgleich er ganz bescheiden sang, war es doch angenehm 
zu horen, nnd er scheint in jenen RUnmen gern gewirkt zn haben/ — Damals 
verf asste er sein Lehrbuch der chemischen Technologie, zwei 
Starke Bande, welche 1847 bei F r i e d r. V i e w i g & S o h n in Braunschweig 
erschienen. Es bat spftter eine zweite nnd schliesslich noeh eine dritte (nn- 
yollendet gebliebene) Auflage erfahren nnd ist anch in mehrere fremde 
Sprachen iibersetzt worden. — Ein Jahr darauf erschien im gleichen Verlage 
ein kleines Werk von ihm: „Die Nahrungsmittel in ihren chemischen und 
technischen Beziehungen*^. 

Neben der speziellen Tfttigkeit des Fachmannes gab es allerlei anderes. 
So hielt er wfthrend eines Winters einen Eursus iiber Chemie ftir Damen, in 
welchem er ihnen die chemischen Dinge in der KUche zu erklftren yersuchte. 
„Es ist schwer, so populflr zu sprechen*, versicherte er, ,,aber es war ein 
dankbares Publikum. Allerdings hatte ich mir aubbedungen, dass nur Damen 
teilnehmen, da ich die sp5ttischen Blicke der Kollegen nicht zu sehen wlinschte/ 

Jeden Samstag war ^Sonderbund**, eine von Carl Vogt gegriindete 

und nach dem Sonderbund der Schweizer Eantone so genannte Vereinigung 

jUngerer Docenten. Man hielt sich gegenseitig belehrende Vortrftge und hatte 

einen anregenden Verkehr miteinander. „Dort ftthrte Carl Vogt das Wort 

als Geschichtenerzfthler und Rritikus, der keine Schonung kannte; nur liber 

Liebig hat er nie etwas BSses gesagt." — Auch mit Ludwig Btlchner, 

dem Verfasser von ,, Kraft und Stoff" und besonders mit dessen Bruder 

Georg hatte Knapp damals Verkehr. ,,Letzterer war ein starker, revolutionflrer 

Charakter, der u. a. ein Drama „Dan ton's Tod* verfasst hatte. Mit den 

deutschen Zustflnden war er schon als junger Mann so unzufrieden, dass es 

ihm ganz unm5glich erschien, in Deutschland zu studieren, weshalb er damals 

nach Strassburg gegangen war.'' 

(Fortsetzung folgt.) 



fit 

The Dveinfl of Chrome Leather and Storing in th e „Cru8t", ^^ 

By M. CHAS. LAMB, F. C. S. i/i^j 

(Continued.) ^ 

Attention was now paid to the making of a vegetable or animal oil pQ f r ^^ 
fat-liquor, using the emulsifying agents usually employed by pharmaceutical ^ 
chemists in the making of medicinal emulsions of cod-oil, petroleum, &c., 
namely, gum acacia, gum tragacanth, linseed, farina, &c. In every case these 
emulsions proved unsuitable (of those enumerated agents linseed was the best) 
owing to the emulsifying agent having a detrimental action in filling up the 
leather, and adhering to the surface, causing trouble in finishiug. 
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Sodium alginate, with which the writer was experimenting for nse in 
other processes of leather mannfacturei) was next tried with rery promising 
results, and eyentnallj it was found that it was possible to produce an 
emulsion that met with the requirements demanded of it. 

A solution of egg yolk, which is of itself an emulsion, may be used 
without affecting colour, but in the majority of cases the use of this material 
is inadvisable because of its producing a leather which is much too soft for 
modern requirements; the material, moreover, is in England too expensive for 
use upon any but the finest quality leathers. 

In the dyeing of black chrome leathers, it is almost universal to dye 
the flesh side of the skins a blue or violet colour by giving the goods a 
drumming in a weak solution of some suitable aniline violet, e.g., Methyl 
Violet, Acid Violet, Methylene Blue, &c., the goods being afterwards blacked 
on the grain by either brushing over with a logwood-fustic extract decoction, 
followed by a weak iron solution, or by passing the skins through these so- 
lutions placed in small trays or vats, the skins being either paired together 
or doubled down the ridge {„ pleated *), in order to prevent the flesh side 
from contact with the dyewood and iron solutions. A plan which is sometimes 
adopted is to dye the flesh side with an Acid Blue or Violet in the drum 
together with the logwood and fustic extract, and to simply »tray" the goods 
through the iron solution. A still further method, used principally by glace 
kid dressers, is to omit the ^blue-blacking'^ with the aniline colour and to 
dye the goods in a warm solution of logwood and fustic extract, and on com- 
pletion of the dyeing to run off the greater portion of the waste liquor, 
retaining about one-quarter of the amount, and to then add the iron solution, 
which usually consists either of a weak solution of „nitrate of iron'' or ferrous 
sulphate, together ^ith a small proportion of copper sulphate or potassium 
bichromate (the latter, however, is not to be recommended, as the addition 
tends to cause the grain of the leather to become tight, and if used even in 
comparatively small quantities to seriously tender the fibres). After the latter 
addition the machine is run for a few minutes, when the liquor is run to 
waste and the leather well washed with hot water. 

The black can be greatly accentuated by the passage of the goods through 
a weak solution of a titanium salt either previous to, or after applying the 
iron, or by adding th*) titanium solution to the contents of the drum after 
treatment with the logwood infusion, and drumming for 5-10 minutes before 
employing the iron solution. 

In every case the use of too large an amount of the logwood and fustic 
extract decoction should be avoided, its tendency being to tighten up the 
leather, and make it spongy, as well as to impart an objectionable vegetable 
tanned feel to the goods. 

The use of an alkaline fat-liquor upon chrome leather dyed black with 
logwood and iron is, of course, not a disadvantage, though even in this case 
the liquor should not be excessively alkaline, nor possess too great an amount 



») See „Seaweed as a Finish for Leather", by M. 0. Lamb. (Jour, of the See of 
Dyers and Ool. 1904, p. 206.) 
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of soap. With regard to the latter, the use of an neutral potash soap is to 
be recommended. 

The number of coal tar colours that may be successfully employed for 
dyeing blacks on chrome leathers is not great, and they are not employed to 
any very considerable extent upon the better class leathers that are to be 
finished glazed, except for the purpose of topping after dyeing, in order to 
accentuate the black ; for goods so dyed do not when finished compare in 
depth of colour, feel, or finish with those dyed with logwood. Amongst the 
most useful of these coal tar dyes may be mentioned Naphthylamine Black, 
Phenylamine Black, Chrome Leather Black C, Corvoline, &c. 

Chrome leather manufacture in general differs from all other leather 
manufacture in that, owing to the practical impossibility ordinarily of wetting 
the leather back if once dried. Because of this it is customary to keep the 
goods wet until the whole of the operations, up to and including the dyeing 
and fat- liquoring, have been performed. It will be obvious to practical men 
that there would be many advantages if chrome leather could be so treated 
as to allow it to be dried and kept, as are other leathers, in the dry shrivelled 
condition that is known in vegetable tanned leathers as the „crust.^ If this 
can be done it then becomes possible to stock the goods and to dye and finish 
them when required; when in this state, too, the skins can be more easily 
sorted up according to their suitability for particular colours and finishes. A 
method that allows of this drying is indicated below, and I consider an ad- 
vance upon the ordinary manufacture of chrome leather. It is carried out as 
follows: — The goods, after being neutralised and washed, are well struck 
out and fat-liquored with the following emulsion, which I will term the pre- 
paratory fat-liquor. The well struck out goods are then placed in the drum, 
which has been previously heated by steam or hot air, and the goods are 
tumbled in the hot vessel until they are warmed throughout, when the fat* 
liquor mixture is added through the hollow axle of the vessel. 

The object of this preparatory liquoring is to lightly fat-liquor the 
goods, but so to leave them that after drying they will still readily absorb 
water. When thus treated and dry, in the „crust* condition, that is, they 
can be kept for any desired length of time. 

Detailing the preparatory fat-liquoring. Two gallons of water are raised 
to the boil, preferably in a steam- jacketed pan, 8 lbs. of glucose is added 
and dissolved, and afterwards 5 lbs. of sodium alginate („algin"). When 
quite dissolved, 3 lbs. of castor or neatsfoot oil is mixed in, and the whole 
then raised to boiling point and kept boiling for 10—15 minutes. The mixture 
is now transferred to an emulsifying machine, together with 6 gallons of cold 
water, in which three or four egg yolks have been mixed. The mixture is 
agitated until complete emulsification has been obtained. When used, this 
mixture should be heated in a steam jacket pan to a temperature of not less 
than 750 C. 

The above specified quantity is sufficient to fatliquor 200 lbs. of struck 
out leather, and should be added to the goods in the drum without any furt- 
her addition of water. The goods are tumbled for three-quarters of an hour 
in the drum, revolving not more than 16 revolutions per minute. On removal 
of the goods from the drum, it will be noted that the whole of the emulsion 
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has been absorbed. The hot goods are now horsed up and left for twenty- 
four hours, when they are hung up in a cool dryingshed, and slowly dried. 

When the goods are to be dyed, they are placed dry in the drum, a 
little hot water is added (temp. Ib^ C), and the goods are drummed for a few 
minutes until damped sufficiently for shaving, when they are horsed up for 
o little time to allow the moisture to become equalised throughout, when the 
shaving operation may be performed. After shaving, the goods should be 
drummed in two changes of hot water to remove the glucose, and they are 
then ready for dyeing. 

The shaving may, of course, be performed at another stage, either prior 
to or after any fatliquoring, but owing to the ease with which the goods are 
shaved at this stage, the knife cutting a fat-liquored skin with ease, it will 
be found convenient to perform the operation at this point. 

After the goods are dyed they should be struck out tight and given a further 
small quantity of fat-liquor. In this case the glucose is omitted. Three 
pounds of castor or neatsfoot oil and 3 lbs. alginate of soda, made into an 
emulsion with 6 gallons of water; this quantity is generally sufficient for the 
200 lbs. weight of leather. The amount of fat-liquor to be used after the 
dyeing can be judged by the feel of the „cru8t„ leather, and the quantity 
regulated accordingly. 

It is always advisable to remove the goods from the drum after dyeing, 
wash through water, and strike out preparatory to the final fat-liquoring 
operation, the latter being performed in the previously heated drum as before 
described. If the goods are to be dyed black the dyestuff used for the ^blue- 
blacking* may be added to the fat-liquor if an ^acid** is employed. 

When removed from the fat-liquor the goods should be horsed up for 
one hour, then 'dipped in hot water (temp. 80® C), and struck out, afterwards 
oiled and glycerined, &c. 

The writer has experimented with the sulphide dyes, applied to leather 
in a weak solution of sulphide of sodium, with very promising results, dyeing 
the goods first in the solution of sulphide dye, and afterwards fat-liquoring 
with a fat-liquor to which the necessary amount of sulphide of sodium to 
develop the colour has been added. The method at present, however, is only 
in an experimental stage. The author hopes on some future occasion to em- 
body the results obtained in a special paper.^) 

In blue-blacking and the dyeing of dark blues very successful resulta 
have been obtained with the alkaline blues, the dyeing and boraxing operations 
being performed simultaneously, the colour solution being added to the borax 
solution after the goods have been drumming in the latter for some few minutes. 

The advantage in employing either of these classes of colouring matters 
over the ordinary acid and basic dyes is that the dyed result is quite un- 
affected by an alkaline fat- liquor. 



*) Since makings the experiments referred to, the writer has been informed by 
Dr. Epstein that he has applied for letters patent for a method of Dyeings with Sulphide 
bolours upon chrome leather. Dr. Epstein has promised to make a communicatioD to 
the London Section of the Society of Dyers and Ool. on the method of application be 
finds satisfactory. 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, R^dacteur d'honnenr: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Bh. 
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Friedrich Knapp. 

NACHRUF von RICHARD MEYER. 
(Fortsetzung.) 
Einen lebhaften Verkehr unterhielten ilie jiingeren Gieflsener Chemiker 
mit Marburg: sie fuhren so oft es anging hintiber, um den von ihnen hoch- 
verehrten Buns en zu besuchen. „Freilich" — so berichtete Knapp — 
^Liebig nnd Buns en haben sich nicht besonders verstanden, obwohl sie 
natiirlich alle Anerkennung flir einander batten. Aber sie gingen ein Jeder 
seinen Weg, und Buns en war eine so durcbaus originelle Natur, er war der 
Schiller von Keinem, und deswegen mochte er Liebig nicht angezogen haben. 
Aber wir Jiingeren batten eine ungeheure Verehrung fiir Bun sen, und ich 
kann wohl sagen, er war ftir mich eine hcJchst anziehende Personlichkeit, 
vielleicht die liebenswurdigste Erscheinuog, die ich kaunte. Er hatte auch 
ein sehr schSnes Organ, sodass seine Stimme zu h9ren schon ein Genuss fiir 
mich war. Mitteilsam war er von vornherein nicht, eher zurtLckhaltend ,* aber 
wenn man bekannter war, dann wurde er zutraulich." 

1852 war Liebig nach Miinchen "^ergesiedelt; im nftchsten Jahre 
erhielt Knapp einen Ruf, er soUte die technische Leitung der Nymphen- 
burger Porzelianfabrik ttbernehmen und zugleich ein Ordlnariat fur technische 
Chemie in der staatswirtschaftlichen Facnltat der Universitat Miinchen. Eigentlich 
waren beide Amter kaum vereinbar und Knapp wftre gem in Giessen ge- 
blieben, wenn man seine Stellung verbessert hfttte. „Aber^, so erzSlhlte er 
spSLter, „da gab es eine schwarze Liste von solchen, denen die Regierung 
nicht allzu hold war, und zu denen zu gehoren hatte auch ich die Ehre" — 
wohl wegen seiner Beziehungen zu Vogt und den beiden Btlchner — „als 
ich nun anfragte, ob man mich nicht in Giessen halten woUte, sagten die 
Herren: die Ttlr steht of fen — da ging ich denn natiirlich nach MtLnchen.** 

Die Stellung in Nymphenburg war in materieller Hinsicht angenehm: 
Dienstwohnung in der Fabrik mit Garten, Holzbezilge etc., alles in Htille 
und Fiille. „llingegen war" — wie G.F. Knapp schreibt — ,bei nftherem 
Zusehen die Fabrik ganz verkommen. Achtzig Arbeiter, zwei BrennOfen, 
zwei Miihlwerke fttr Masse und Schamott. Zwei Arme des Wiirmflusses ver- 
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einigten sich im Hofe und trieben die MUhlrftder, die wahrhaft erbftrmlich 
gingen. Man h&tte nun die Direktion als eine blosse Versorgung behandeln 
and die Professur und die gelehrte Arbeit zur Hauptsache macfaen kannen. 
Das aber tat mein Vater nicht, da es ihm gegen die Ehre ging, an der Spitze 
einer ganz yeralteten Anstalt zu stehen. Es wurden neue Ofen gebaut und 
yor allem zwei Turbinen anfgestellt, die sich sehen lassen konnten.*' 

Nicht besser als mit den Einrichtungen stand es mit dem Betrieb. Der 
kiinstlerische Direktor war der Maler Eugen Neureuther, der zwar gut 
und geschmackvoll zeichnete, aber — wie Enapp selbst oft hervorhob — 
von der Technik der Porzeilanerzeuguiig keinen Begriff hatte. Die anderen 
Kiinstler, welche die Fabrik, zuweilen von KOnig Ludwig inspiriert, mit 
Modeilen versahen, yerstanden es nicht besser. „Da war z. B. eine schdne 
Gruppe modelliert, ein Jager mit seinem Dirndel, der hatte den Arm auf ihre 
Schulter gelegt** — bei diesen Worten kam der kleine, bewegliche Mann auf 
mich zu, legte seinen Arm auf meine Schulter und sagte : ^wie wenn jetzt ich 
der J&ger und Sie das Dirndel wAren. Aber natiirlich, an die Schwindung 
hatte man nicht gedacht, und die ist doch da, trotz Konig Ludwig und 
trotz Neureuther! Und da schwindet nun der Jftger hierhin und das 
Dirndel dahin, und natilrlich muss der Arm in der Mitte reissen! Die alten 
Meister, wie Peter Vischer, das waren andere Leute, die waren handgemein 
geworden mit ihrem Material, sie wussten, dass sie von ibm abhftngen, und 
scheuten sich nicht, sich mit seinen Eigenschaften yertraut zu machen." 

Nicht weniger als mit den Kttnstlern hatte sich der ^Betriebsbeamte 
der Kgl. Porzellanmanufaktur^ mit den „alten Praktikern^ herumzuschlagen, 
die er zwar wegen ihrer Erfahruug hochsclifttzte, die aber doch meinten, sie 
wUssten alles und der junge Professor nichts. Sie batten wohl Routine, aber 
es fehlte ihnen die Gabe, bei einem schlechten Resultate der Ursache des Miss- 
lingens nachzuspUren, weil sie nicht gelernt batten, zu beobachten. „Wenn 
das Feuer zu schwach war", so berichtete er gelegentlich, „so konnte dies ver- 
schiedene Ursachen haben ; entweder fehlte es an Holz, oder an Zug. Sie batten 
immer nur das eine Heilmittel: mehr Holz auflegen, und machten die Sache 
dadurch oft nur schlimmer. Ich habe sehr bald die Ursache dieser oder anderer 
Betriebsfehler erkannt und sie dann abgestellt. Daftir hassten mich aber auch 
die Brenner, die gar kein Interesse batten, den wirklichen Fehler aufzufinden, 
sondern nur daran, ihn von sich auf andere, z. B. die Dreher, abzusehieben. 
Oft genug haben mir dann die Leute aus reiner Bosheit absichtlich etwas 
verkehrt gemacht.** 

Bei der Fabrikation der Porzellanteller traten zuweilen kleine schwarze 
Punkte auf, die viel Verdruss bereiteten. Ganze Partien missrieten, dann ver- 
schwanden sie wieder, man atmete auf, „der liebe Gott hatte ein Einsehen* — 
aber dann waren sie pKitzlich wieder da. Durch eine systematische Unter- 
suchung, deren nfthere Beschreibung hier zu weit fiihren wttrde, stellte Knapp 
fest, dass die Flecken aus Eisenoxydoxydul bestanden, und dass das Eisen von 
den eisernen Schuhen der Stempel herriihrte, mit welchen die Glasurmasse 
gepocht wurde. Er ersetzt^ sie durch Quarzschuhe — und die schwarzen 
Punkte blieben aus. Auch das Ratsel des periodischen Auftretens der Punkte 
gelang es ihm zu losen. „Bei derartigen Fragen kam uns die im Laboratorium 
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an ganz anderen Dingen erlemte Runst des Beobachtens zn statten ; dnrch sie 
kam man uiiter Umstftnden zum Ziele, wo die reine Empirie versagte. Das 
war aber audi ndtig. Als ich nach Nympkenburg kam, waren die schwarzen 
Punkte eine grosse Ealamitftt. Hfttte ich sie nicht beseitigt, so hfttten die 
Lente gesagt : der gelehrte Professor yersteht nichts, and meine Stellung wftre 
unhaltbar geworden." 

Auch die Btireaukratie und der bayerisehe Partikularismus machten 
Knapp nicht wenig za schaffen. Sie hatten in Nymphenburg eine h5chst 
primitive Buchfiihrung, bei weleher nur alle Einnahmen und Ausgaben ein- 
geschrieben wurden, und „wenn ich nur wissen wollte, was mich der Ton 
kostete, so war eine umstftndliche Rechnung notig*. Sein Verlangen, dass ver- 
schiedene Konti eingefiihrt wurden, setzte er gegen die stille Opposition der 
Beam ten zwar durch; aber den Nutzen dieser Einrichtung sahen sie nicht ein — 
Oder sie woliten ihn nicht einsehen. 

„Einmal musste in der Fabrik ein Kamin repariert werden ; aber Bauen 
und Porzellan machen geht nicht zusammen. Was nun tun, um das Werk 
nicht still zu stellen und den Leuten einen Tag Verdienst zu rauben? Und 
ich denke, ich tue ein christliches Werk, wenn ich den Eamin am Sonntag 
machen lasse. — Was geschieht aber ? schon am nftchsten Tage steht im „Vater- 
land^ ein langer Artikel: in Nymphenburg treibt man die Freimaurerei so 
weit, dass man sich nicht entbl5det, am hellen lichten Sonntag einen Kamin 
zu mauem! — Ich bin mein Lebtag nicht Freimaurer gewesen und dachte: 
lass den Sigl schimpfen! — Aber schon den Tag darauf kam ein grosses 
Schreiben mit mftchtigem Amtssiegel, worin es hiess: „Es steht in der Zeitung 
zu lesen, dass in der Porzellanfabrik am Sonntag gemauert worden ist. Es 
ist sich binnen 14 Tagen grundhaltig dariiber zu verantworten, warum dies 
am Sonntag gesehehen ist." — Ich mache einen langen Bericht und der wird 
einfach in den Akten vergraben, ohne dass je etwas danach kam. Die Leute 
da oben hatten Angst yor dem Sigl, sie mussten sich nur den Rtlcken decken 
und das so schnell wie moglich, damit, wenn Jemand kam und Skandal machte, 
sie gleich antworten konnten: das Schreiben ist schon fort, der Mann ist zur 
Verantwortung gezogen." 

Ahnliches empfand er auch in seiner Stellung in Miinchen. »Der Baier" — 
so ftusserte er sich einmal — „sah damals jeden anderen Deutschen als Fremden 
an, das ftnderte sich auch naeh langer Zeit nicht, man blieb immer der Ein- 
dringling. Auch guckte iiberall der Ultramontanismus heraus. Der alte K(5nig 
Max, der war so ein Sttick liberal, dem hat man wie als Spielzeug die Uni- 
versitat iiberlassen, da durfte er sogar preussische Professoren anstellen; aber 
an die Volksschule, da Hess man ihn nicht ruhren." — Als wir fragten, ob 
denn Lie big nicht popular und beliebt war, lachelte er sarkastisch : „Ja 
Liebig, an den getrauten sie sich nicht heran; so ein armer Teufel, wie ich 
aber, der musste es doppelt cmpfinden, dass er ein Fremder war — und dann 
noch dazu Lie big's Sch wager! Es war niemals recht, wie man es auch 
machte, ein Entrinnen gab es da nicht." — Und ein anderes Mai: „Ich war 
in einer schiefen Lage. Einmal hatten ja damala die Baiern ein grosses Miss- 
trauen gegen alle Fremden — und so auch gegen mich, obwohl mein Geburts- 
ort kaum einen Biichsenschuss von der baierischen Grenze entfernt liegt — 
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dann aber war meine Stellung neben L i e b i g anch Bchwierig. Alle, die etwas 
gegen Lie big batten — nnd solche gab es oft — und die nicht den Mnt 
batten, es ihm in's Gesicht za sagen, laden ihre Beschwerden bei mir ab. 
Wenn sie den Lie big meinten, prttgelten sie mich.* 

Auch in anderer Hinsicbt war die Stellung neben L i e b i g nicbt leicht. 
Dieser gewaltige Geist zwang nnbewasst alien, die in seinem Kreise lebten, 
seinen Willen auf, und der soviel jlingere Schwager konnte sich einer gewlssen 
Beeintrftcbtigung seiner Selbstttndigkeit nocb weuiger entziehen als die ferner 
Stebenden. Wir verstehen es, wenn Knapp sich mancbmal so zu sagen wie 
„ein Anbflngsel von Lie big* vorkam. So sehr er seinen Meister verehrte — 
denn das tat er bis zuletzt — so fiihlte er docb zuweilen ein wenig Zwang, 
zumal es ganz ausserhalb seiner Natur lag, sicb ausserlicb geltend zu machen. 
„Aber tut nichts**, meinte er, ^wir sind docb gem in Muncben gewesen. Es 
war eine interessante Zeit, wir batten einen famosen Verkehr, einen sebr her- 
yorragenden Kreis. Damals wurden auch Vortrftge im Liebig'schen Horsale 
gehalten, durch welche wir den Gebildeten die Natur wissenschaf ten zu popu- 
larisiren suchten — das fing mit dem grossen Liebig an und ging berunter 
bis zum kleinen Knapp.'^ 

Auch sonst brachte die Stellung in Miinchen und Nympbenburg manche 
Freuden. Dahin gehorten die jahrlicben Reisen in den Bairischen Wald, wo 
er in den Gruben bei Passau regelmftssig die fiir den Fabrikbetrieb notige 
Porzellanerde selbst auswfthlte. Man kann sich denken, mit welcher Freude 
der Sohn des Odenwaldes die weiten GrUnde dieses ursprtinglichen Wald- 
gebirges durchstreifte, in denen sein scharfer Blick mancherlei Eigentiimliches 
entdeckte. Dort sollte es auch noch Strecken wahren „Urw aides" geben, 
und nattirlicb beeilte er sich, diese Reliquie aus eigener Anschauung kennen 
zu lernen. Nach einem ersten verfehlten Versuche wies ihm der Bergmeister 
von Bodenmais, ,ein sehr unterrichteter Htittenbeamter des dortigen Vitriol- 
werkes", den rechten Weg. An den bairischen Abh&ngen des Gebirges, die 
sich vom Arber, vom Rachel und Dreisesselberg herabstrecken, fand er zwar 
nicht den Urwald im genauesten Sinne, wohl aber ein Revier, in welchem „der 
Eingriff der ForstbehSrde sozusagen noch ein zaghafter, noch in den aller- 
ersten Anfangsstadien zu einer wirtschaftlichen Verfassung derart begriffen war, 
dass die ausgedehnten Bestfinde das Bild des Urwaldes in seinem Wesen un- 
versehrt uberlieferten". — Die hier gemachten Beobachtungen hat Knapp in 
einem sp9,ter verfassten Aufsatze hochst anziehend beschrieben. 

Und noch einen anderen Uberrest vergangener Zeiten fand er auf diesen 
jfthrlichen Dienstreisen : die Wunschelrute, welche in den Graphit- und 
Porzellanerde-Gruben von Obernzell bei Passau damals noch allgemein im Ge- 
brauch war. Sein kulturgeschichtliches und ethnographisches Interesse wurde 
dadurch lebhaft angeregt, und seine hervorragende Ftthigkeit, mit dem Volke 
in seiner Mundart zu verkehren, erleichterte es ihm, genauere Nachforschungen 
anzustellen. Auch hiertlber hat er in der ihm eigenen, anschaulichen Weise 
berichtet. Am Schlusse einer darauf bezilglichen Darstellung sagt er: j,In 
der Zeit, von der hier die Rede, stand der Glaube an die Kraft der Wtlnschel- 
rute durchaus fest, ja einzelne wissenschaftlich gebildete Bergbeamte nahmen 
nicht Anstand ihn zu bekennen. Bei der Tatsache, dass die Anzeigen dieses 
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Instmmentes in einer grossen Anzahl von Fallen sich zutreffend erwiesen, dass 
die Auffindung und Ausbeutung von vielen Gruben unbestreitbar der Wiinschel- 
rute zu verdanken war, ist jener Glaube unschwer zu begreifen. Aiif der 
anderen Seite ist jedoch die grosse Verbreitung und Hftufigkeit des Vorkom- 
mens von Graphit sowohl als von Porzellanerde, die dem Zufall einen erkleck> 
lichen Spielraum einraumt, in Betracht zu ziehen ; zumal wenn man hinzunimmt, 
dass die Anzeige der Wiinsehelrute keinen Unterschied in der Qualitttt macht, 
dass sie bei einer lehmigen, eisenschiissigen Porzellanerde z. B. ebenso gut als 
bei der allein verwertbaren lehmfreien schlagt ; alles Begebenheiten, die natttr- 
lich die Zahl der Fehlschlage der Rute in hohem Grade beschranken miissen/ 
— Man sieht, wie Knapp sich auch durch seine wissenschaftlichen Uber- 
zeugungen, fiir welche der Gebrauch der Wiinsehelrute ein Aberglaube war, 
nicht davon zuriickhalten liess, den psychologischen Ursachen dieses Aber- 
glaubens nachzugehen. 

Etwa 1861 legte Knapp die Leitung der Porzellanfabrik nieder und 
wohnte von da ab in Miinchen, wo er aber nur noch zwei Jahre blieb. 

Von Knapp 's Arbeiten aus der Miinchener Zeit sei hier vorlaufig er- 
wahnt, dass er gegen Ende der fiinfziger Jahre eine Untersuchung ttber das 
Wesen der Gerberei und des Leders bpgann. Er betrat hierrait einen 
nahezu jungfraulichen Boden, den er Zeit seines Lebens nicht verlassen hat: 
seine letzte Abhandlung aus dem Jahre 1897 betrifft denselben Gegenstand. 
Wir werden spater darauf zuruckkommen. — Daneben beschaftigte ihn die 
Herausgabe eines gross angelegten Unterrichtswerkes : einer Samm lung tech- 
nologischer Wandtafeln, welche in den Jahren 1856 — 1863 von der 
Literarisch-Artistischen Anstalt zu Munchen hergestellt wurden. 

Im Herbst 1863 wurde Knapp die neu errichtete Professur fiir teeh- 
nische Chemie am Collegium Carolinum in Braunschweig, der spHteren tech- 
nischen Hochschule, tibertragen, in welcher Stellung er bis zu seinem 1889 
erfolgten Rucktritte, also 26 Jahre gewirkt hat. Bis zu seinem Eintritte in 
den Lehrkorper lag der Unterricht in der Chemie am Collegium Carolinum 
allein in den Handen Julius Otto's, eines ausgezeichneten Lehrers, dessen 
Vorlesungen noch heute bei seinen friiheren Schiilern in dankbarer Erinnerung 
stehen. Aber „bei der Umwandelung des Herzoglichen CoUegii Carolini in 
eine polytechnische Schule* — so heisst es in dem Berufungsschreiben — 
„war das Bediirfnis entstanden, die chemischen Lehrfacher zu trennen, und 
fiir die technische Chemie, nebst der Leitung des technisch-chemischen Labo- 
ratoriums einen selbstandigen Lehrer einzustellen". — Zu den Lehrverpflich- 
tungen des neuen Professors gehorte, ausser den allgemeiuen Vorlesungen iiber 
technische Chemie, noch ein kleineres Kolleg iiber Metallurgie, wozu spater 
noch ein weiteres iiber landwirtschaftliche Chemie kam, 

Unter den Mitgliedern des LehrkSrpers, mit denen Knapp nun in ein 
kollegiales Verhaltnis trat, seien, ausser dem schon erwahnten Julius Otto, 
hier genannt : der Mathematiker Richard Dedekind, der Pf lanzenph jsio- 
loge Theodor Hartig und der Zoologe J. H. Blasius. Gleichzeitig mit 
Knapp wurde Gustav Wiedemann auf den Lehrstuhl der Physik be- 
rufen, welcher aber schon zwei Jahre darauf einem Rufe nach Karlsruhe folgte. 
Von ihnen ist heute nur Richard Dedekind tibrig geblieben. Trotz wieder- 
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holter, glAnzender Bernfungen blieb er der heimatlichen Hochschule tren und 
lebt nun zurtickgezogen in seiner Vateretadt Braunschweig, verehrt von seinen 
Mitbiirgern und den Fachgenossen, die er noeh iminer mit den Gaben seioes 
Geistes erfreut. 

Es gab am Collegium Carolinum damals zwei Laboratorien : das chemisch- 
pharmaceutische unter der Leitung yon Julius Otto und das cliemisch- 
technische Laboratorium unter derjenigen Knapp's. In Letzterem erhielten 
die Studirenden der Chemie ibre praktische Ausbildang yon der qualitativen 
Analyse bis zur Beschftftigung mit speziellen Fragen. In dem Zeitraume eines 
Vierteljahrhunderts, wfthrend dessen Knapp an der Spitze dieses Laboratori- 
ums stand, ist daraus eine grosse Keihe yon Arbeiten hervorgegangen, die er 
teils allein, teils gemeinsam mit seinen Schiilern ausftihrte, oder zu denen er 
die Anregung gegeben hatte. 

Unter den zahlreichen Gegenstaiiden, welche diese Arbeiten betreffen, 
stehen yier Richtangen im Vordergrunde : 1. die schon in Miinchen begonnenen 
Arbeiten tiber Gerberei; 2. Untersuchungen iiber Luft- und Wasser-Mortel, 
wobei das Augenmerk besonders auf die Erforschung des Erhftrtungsvorganges 
gerichtet war; 3. Untersuchungen ttber die Natur des Ultramarins; 4. Arbeiten 
tiber Glas und Porzellan ; dazu kamen Untersuchungen, die meist durch aussere 
Umstftnde yeranlasst wurden und sich auf die verschiedensten Gebiete der 
angewandten Chemie erstreckten. — Unter seinen Schiilern sind besonders zu 
nennen: Fr. Schott, P. Ebell und Max M tiller, Letzterer spftter selbst 
Professor an der Braunschweiger Hoch?chule (f 1899; yergl. Berichte der 
D. Chem. Ges. 32, 1 [18991). 

Neben seiner Tfttigkeit als Lehrer und Forscher wurde Knapp vielfach 
als Gutachter und Berater der BehSrden in Anspruch genonimen, und zwar 
nicht nur im Braunschweiger Lande. So wurde er im September 1877 in das 
Kaiserliche Gesundheiteamt berufen, als Mitglied einer Kommission ftir die 
Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes gegen die Verfftlschung von Nahruiigs- 
und Genuss-Mitteln. — Der Mai des folgenden Jahres filhrte ihn wieder naeh 
Berlin zur Teilnahme an einer Konferenz, durch welche eine Reorganisation 
der Koniglichen Porzellaiimanufaktur in die Wege geleitet werden sollte. Zum 
Danke ftir seine offenbar wertvolle Mitwirknng, die sich auch epftter wieder- 
holte, wurde ihm zu Keinem 70. Gehurtstage von dem preussischen Kultus- 
minister v. Gossler e'n kostbares Porzellanservice aus der Koniglichen Por- 
zellanmanufaktur tibersandt. — Ein^r iin Oktober 1887 an ihn ergangenen Auf- 
forderung, in eine Kommission zur Beratung tiber eine Kaiserliche Verordnung, 
betreffend den Verkohr mit Arzneimitteln, einzutreten, konnte er wegen seines 
vorgertickten Alters nicht mehr Folge leisten. 

In den ersten Jahren seines Lehramtes in Braunschweig wurde ihm die 
chemisch-technische Professur am Mttnchner Polytechnikum angetragen. „Da 
wollte ich aber nicht mehr hingehen. Damals, als ich in Munchen war, hatte 
ich sie gem genommen, aber da bekam ich sie nicht. Jetzt aber lagen die 
Dinge anders. Ich bin iuimer sehr stabil gewesen, und der Gedanke, in meinen 
Jahren die fruheren Verhaltniese wieder anzuknupfen, hielt mich zuruck. Auch 
wollte man mich hier nicht gern gehen lassen, und so blieb ich in Braunschweig." 

Noch mtissen hier die nahen Beziehungen erwahnt werden, in welche 
Knapp wahrend der Braunschweiger Periode zu dem Hause Fried rich 
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Vieweg &Sohn und dessen Iiihabern getreten ist. Zunttchst war es die 
machtvolle Pers9nlichkeit Eduard Vieweg's, die ihn krftftig anzog — 
vielleicht umsomehr, jb verschiedener die beideu Naturen waren. Bald nach 
seiner Ubersiedelung bezog er in dem gewaltigen GeschAftshause der Firma 
eine Wohnung, die er bi8 zn seinem Lebensende, also etwa 40 Jahre, inne 
hatte. Die freundschaftlichen Beziehungen zur Familie waren von ^leicher 
Dauer. Im Verkehr mit ihr und einer kleineren Zahl nftherer Freunde ver- 
lebie er stille und arbeitsreiche Jahre, meist von einer gleichmftssigen und 
heiteren Gemlitsstimmung beseelt. 

Als im Jahre 1900 der technischen Hochschule in Braunschweig das 
Recht der Doktorpromotion verliehen wurde, wusste sie die neu erworbene 
Vollmacht nicht besser zu inauguriren, als indem sie Friedrich Knapp zu 
ihrem ersten S)r.«3iifl- Ehrenhalber ernannte — eine Huldigung, an welcher 
der fast 87-jahrige seine bescheidene Freude hatte. 

Ein barter Schlag traf ihn im Jahre 1890 ; der Tod der geliebten Frau. 
Fast ein halbes Jahrhundert hatte sie an seiner Seite gelebt, mit ihrem leb- 
haften und impulsiven Naturell zo recht eine Ergftnzung seines zuriickhal ten- 
den Wesens. Nun musste er sie entbehren — und er trug den Verlust um 
80 schwerer, als er ohne sie ein einsamer Mann war. So war denn auch in 
den letzten Lebensjahren seine stete Klage, dass die Seinen weit entfernt 
waren : ein Sohn in Strassburg, der andere in Petersburg, die einzige, zartlieh 
geliebte Tochter in Basel. 

Endlich war seine Zeit gekommen. Als sein Tag sich zu Ende neigte, 
wurde ihm noch zu Teil, wonach er so lange sebnsUchtig die Arme ausgestreckt 
hatte: Tochter und Enkelin waren zu ihm geeilt, und fur die Zartlichkoit, 
mit der sie ihn umgaben, hatte er Zeichen riihrendster Dankbarkeit. Der 
Geist yersank allmSlhlich in Nacht, aber sein liebevolles Herz blieb das alte, 
bis es den letzten Schlag getan hatte. 



Friedrich Knapp war eine sehr eigenartige Personlichkeit. In 
seinem zarten K5rper wohnte ein starker Geist, aber in diesem Geiste fanden 
sich dicht bei einander merkwttrdige Gegensfttze. Zaghaft in iiusseren Dingen, 
und von einem Zartsinne, der gelegentlich in Misstrauen libergehen konnte, 
liess er sich in seinen Uberzeugungen von niemanden beeinflussen ; ja er konnte 
seine Ansicliten mit einem gewissen Starrsinn verfechten und sie unter Um- 
st^nden selbst in schroffer Form zum Ausdruck bringen. So war er denn 
auch keineswegs leicht zu behandeln, da er eben meist seinen Kopf fur sich 
hatte, Griinden schwer zuganglich und dazu sehr empfindlich war. — In Geld- 
sachen war er von uberm9,ssiger Feinfuhligkeit, und beispielsweise kaum zu 
bewegen, fur Dienstreisen die ihm gesetzlich zustehenden und sogar vor- 
geschriebenen Tagegelder zu berechnen. — Ehrgeizig war er nicht — oder 
jedenfalls in ungew(5hnlich geringem Masse. Vielmehr besass er ein sozusagen 
phlegmatisches Selbstgefuhl, das ihm erlaubte, fremdes Verdienst anzuerkennen, 
ohne sich selber vorzudrSlngen, aber auch ohne sich unterzuordnen. 

Knapp war ein scharfer Beobachter nicht nur der Dinge, sondern auch 
der Menschen; seine reiche Phantasie und sein untrugliches Gedftchtniss, ver- 
bunden mit einem feinidn Humor, machten ihn zum unvergleichlichen Erzfthler. 
Von dieser Erzahlergabe hat er gelegentlich auch mit der Feder Gebrauch ge- 
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inacht, sei es dass er seine Jngenderinnemngen ana der Zeit des Grafen 
V. Erbach nnd des Groesvater Louis in dem Odenwttlder Lokalblftttchen 
scbilderte, oder dass er von dem DarmsUldter Uhrmacher 1 1 1 i g berichtete, 
der unter widrigen Verhftltnissen gedruckt und verschlichtert dahinlebte, dabei 
aber die Leimung des Papiers in der Masse erfunden batte. 

Ganz besonders ausgesproeben war sein Sprachsinn. Das Englische und 
Franzosiscbe waren ihm gelftufig, und vom Homer zitirte er noch im bSchsten 
Alter ganze Reiben yon Versen im Zusammenhang. Nicht minder teuer war 
ibm die Muttersprache, deren Kenntnis er durcb Benutzung des Grimm' schen 
WOrterbuches fort und fort zu vertiefen sucbte. So besass er denn auch eine 
intime Kenntnis der Dialekte; die heimatliche Mundart hat er niemals ver- 
leugnet, und das Oberbaieriscbe mit seiner so cbarakteristiscben Ansdrncks- 
weise beberrscbte erwieemKinS des Landes. Dabei wusste er gelegentlich 
auch bervorzuheben, worin dieses Charakteristische bestand. So setzte er mir 
. / I einmal auseinander, dass der Baier in einem Satze nicht das Subjekt yoranstellt, 

sondern das Ding, auf das es ihm am meisten ankommt ; z. B. wenn zwei mit 
einander handein, so wird der Bietende nicht sagen : ^sind Sie mit 200 fi. zn- 
frieden?** sondern: »200, wann ich Ihnen gftb?" 

Die Vielseitigkeit seiner Interessen spiegelte sich auch in seiner grossen 
Bibliothek, in welcher neben naturwissenschaftlichen und technischen Werken 
die sch5ne Literatur aller Volker und Zeiten yertreten war, sowie eine grosse 
Reihe yon Schriften religi<5sen, philosophischen, geschichtlichen, biographischen 
und sprachwissenschaftlichen Inhaltes. Er war ein Vertreter des Humanismus 
im besten Sinne des Wortes! 

Eigenartig war sein Interesse und sein VerstAndnis ftir technische Fragen. 
Sie zogen ihn an als wissenschaftliche Probleme und als Objekte, an denen er 
seine Beobachtungsgabe und seinen Scharfsinn betatigen konnte ; fttr die com- 
merzielle Seite der Dinge dagegen hatte er durchaus keinen Sinn. Ein be- 
sonders feines Verstandnis dagegen, man m5chte sagen, ein instinktives Gefdhl 
hatte er filr die Eigenart des Materials. Wir sahen, wie ihn der Mangel dieses 
Geftihls bei den Kttnstlern der Nymphenburger Porzellanfabrik zur Verzweif- 
lung brachte. Was ihnen fehlte, besass er in aussergew5hnlichem Grade. Wie 
G. F. Knapp mir erzahlte, hatte der Vater in der Zeit, als ihn die Gerberei 
besonders lebhaft beschaftigte, immer ein Stiick Leder in der Tasche, das er 
yon Zeit zu Zeit heryorholte und hin- und herzog, um die Dehnbarkeit in 

verschiedenen Richtungen zu priifen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Notes and Queries. — Sprechsaal. — Tribune libre. 

I. A. L T. C. I. V. L. I. C. A. I. C. I. C. 

Wir yernehmen mit grosser Freude, dass Herrn Dr» Heinrich decker, 

Prasident der D. S, des I. V. L. I. C, Gerichts- und Handels-Chemiker, Privat- 
dozent an der Akademie ftir Sozial- und Handelswissenschaften in Frank- 
furt a. Main, der Rote Adlerorden IV. K 1 a s s e yerliehen wurde. 



Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, Redacteur d'honnenr: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Bh. 
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Central -Organ of the International Association of Leather Trades Chemists. (1. A. L. T. C.) 
Central • Organ des Intemationalen Vereines der Leder- Industrie -Chemiker. (I. V. L. L C.) 
Central - Organ for den Internationale Garverikemikerforening. (L G. K. F.) 

Organe - Central de f Association Internationale des Chimistes de I'lndustrie du Cuir. (A. 1. C. I. C) 
Ori^ano - Centrsde della Associazione Intemazionale dei Chimici dell' Indnstria dei Cuoi. (A. I. C. I. C.) 




Organ der Deatschen Sektion dee I. V. L. I. C. 



I. A. L T. C. - L V. L 1. C. - A. I. C. L C. 

British Section. 

A Meeting of the British Section has been arranged to take place at 

University College, yottinghatn, on Saturday, October 2l8t^ 

at 10 a. m. 

Agenda: Election of Officers. 

Hide -powder Supply. 

^Further Notes on the Collin Method of determining tanning 

matters** by J. 6. Parker. 

„Note on Detannizing Tanning Extracts** by S. R. Trotman, 

and other business. 

If time allows the discussion on the paper by Trotman and Hackford 

on »The Estimation of Tannin and Tanning Materials by means of Tannate 

of Strychnine** read before the Meeting of the Society of Chemical Industry 

the previous evening, will be continued. 

A dinner at 6 — 30 p.m. on October 20 th and a luncheon after the 

Meeting on Saturday will be arranged for members who notify me of their 

intention to be present. 

Liverpool, October 5th 1905. r\ a ^ m %. it 
„ , ^ ^^ ' Dr. Andrew TurnhulL 
3 Lord Street. u c u a 
Hon. Seer. B. S. 

Friedrich Knapp. 

NACHRUF von RICHARD MEYER. 
(Fortsetzung.) 
So trat er denn auch den technischen Problemen ohiie Vorurteil entgegen. 
Daa Dogma, dass Leder eine chemische Verbindung der Haut mit dem Gerb- 
stoffe sei, verwarf er und setzte eine mehr mechanische Erklftrung an seine 
Stelle; Hhnlich stellte er sich zu der Frage nach der Erhftrtung der MOrtel- 
materialien, Dazu stimmt vortrefflieh, wenn G.F. Knapp ilber den Vater 
schreibt: „Was mich stets, und nicht nur in der Kiiabenzeit, mftchtig anzog, 
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war 8eine Art der Gelehrsamkeit iu der Cheinie; er wnsste yiel, aber was 
mehr sagen will: er wnsHte alles aaf eine beneidenswerte Art, nflmlich nicht 
als todten Be^itz, nicht als etwas Angelerntes, sondern in dsr Weise des 
eigfnen Anschanens. Wenn er technische Dinge erkl&rte, so geschah ^ft ohn6 
alle Lehrhaftigkeit, ganz aus der Sache heraus, ungemein kurz and anscfaaalich. 
Alle Muhlnii, Schmieden, Eisenhftinmer und Uochdfen, an denen wir vorUberkamen, 
hat er uns erklftrt, uiid wir freuten mis auf jede nene Gelegenheit/ 

Nach air dem musete er ein aupgezeichneter Lehrer aein — und er war 
es. Sein Vortrag besass eine Lebendigkeit, die sich gelegentlich zn drastiseher 
Anschaulichkeit steigern konnte. So erlUnterte er die Enthaarung tierischer 
Felle durch einen Versuch, bei dem er eine Schweinsbor^te in Scbwefel- 
calcinmlosung tauchte, and in dem Angenblicke, wo er dies tat, ahmte er 
anwilikUrlich die Verftnderang nach, welche mit der Borate dabei vorging: 
sein Kdrper sank, indem er eine spiralige Abwftrtsbewegang ausflihrte, formlich 
in sich selbst zasammen. 

Von den verschiedenen Problemen, mit denen er sich beschftftigte, hat 
keines sein Interesse so andaaernd gefesselt, wie die Frage nach dem Wesen 
des Gerbeprozesses. Hier hat er auch am meisten praktisch verwertbare 
Frtichte geerntet. Freilich, bei dem v5lligen Mangel an geschftftlichem Sinne 
zog er far sich selbst keinen Nutzen daraus. Aber die Ergebnisse seiner 
Untersachangen kamen der Allgemeinheit zu Gate. Seine theoretischen 
Anschauangen fUhrten ihn za dem Schlnsse, dass Leder nicht nnr mittels der 
Gerbstoffe des Pflanzenreiches herzastellen sei, sondern ebensogat mit Htllfe 
viel billigerer Metallsalze. Er glaubte besonders in den Eieenyerbindangen 
ein passendes Mittel ftlr diesen Zweck gefanden zu haben. Seine Hoffnongen 
in dieser Richtang haben sich freilich nicht erfiillt; dagegen ist in dem 
Chromleder unserer Tage der Industrie ein Produkt gegeben, dessen Herstellung 
Yollkommen auf dem Boden der K n a p p ' schen Forschungen erwachsen ist 
Und die Industrie ist sich aach klar bewusst, dass sie ihm diese wertvolle 
Gabe verdankt. Ich selbst babe davon gelegentlich eine unerwartete Probe 
erhalten. Bei einem Aufenthalte am Starnberger See im Jahre 1896 stiess 
ich mitten im Walde auf eine kleine Gerberei, in der ich auch die Herstellung 
yon Chromleder sab. Als ich dem schHchten Inhaber der bescheidenen Anlage 
sagte^ dass ich einen Mann kenne, dessen Forschungen diese neue Errnngenschaft 
zu dauken ist, nannte er mir sofort den Namen Knapp und zeigte das grSsste 
Interesse, zu horen, wer der Mann sei ob er noch lebe und wo die St&tte seines 
Wirkens sei. Und er trug mir Grtisse ftir ihn auf, die den Alten gewiss ebenso 
erfreuten, wie die Ehrungen wissenschaftlicher und technischer Vereine. 

11.1) 

(Nur im Auszuge ; siehe die Fussnote S. 309 des Bl. K. Sch.) 
Als wissenschaftlicher Schriftsteller tritt Knapp zuerst im Jahre 1837 
auf, mit einer in Lie big's Laboratorium ausgefiihrten Arbeit „Ueber die 
Enstehung der Cyanurstture aus Melam"*). 

*) SoUte in der nachfolgenden Besprechung der von Knapp und seinen SchQiem 
ausgefQhrten Untbrsuchungen die eine oder andere Ubersehen sein, so bltte ich, es damit 
zu eutschuldlKen. dass nicht wenige dieser Arbeiten gnnz ohne Knapp's Namen 
verOffentlicht sind uad daher der Aufmerksamkeit leicht entgehen. Richard Mejer. 

•) Ann. d. Chem. 21, 241 (1837). 
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Die zweite Arbeit ist betitelt: Zur Biidnngsgeschichte des 
Brechwein steins 1). Auch sie ist Gleesener Ursprunges, aber zwischen 
ihr und der ersten liegt das Pariser Jabr. Schon Berzelius erwS.bnte in 
seinem. Lebrbuehe eines Nebenproduktes, welches bei der Darstellnug des 
Brechweipsteins ^itsteht und in den Mutterlangen zuriickbleibt, aber bis dahin 
wegen seiner gummiartigen Beschaffenheit nicht nftber untersucbt worden war. 
Knapp gelang es, den K5rper rein darznstellen und ihn als ein saures Salz, 
C* H4 Os. K (SbO) + C4 He Oe + 2 i/t Ha zu charakterisieren. Er stellte auser^ 
dem noch ein Doppelsalz von Brechweinatein mit gewobnlicbem Weinstein 
dar, C4 H4 0«.K (SbO) + 3 C* He Oe K. 

Die folgende Publikation bat schon einen aut^gesprochen teehnoiogischen 
Inhalt, wie denn auob ihr Verfasser sich auf dem Titel als ausserordentlicber 
Prof essor . der Technologie in Giessen vorstellf. Sie betrifft „die Schnell- 
es$igfabrikation, in Bezug anf den dabei sicb ergebenden Verlust 
und dessen Quellen***) und enthftlt die Ergebnisse umfangreicher Versuche, 
welche der Verf. in einer Schnellessigfabrik von 6 Bildnern angestellt hat. Die 
Verluste beruhen einerseits auf der Anwendung eines unverhaltnissmftssig 
grossen Luftiiberschussee, welcher erhebliche Mengen von Alkoholdampfen mit 
sich ftihrt, und ferner in einer sehr ungiinstigen Warmeokonomie. Durch 
zahlreiche Analysen wurde die Grosse des Luftiiberschusses und der Betrag 
des Alkoholverlustes festgestellt, worauf dann Vorschlftge zur Verminderung 
beider angeschlossen werden. 

Einige Jahre spftter lernen wir Knapp als. physio logischen Chemiker 
kennen. Eine Studie iiber die medizinische Wirkung des Leber* 
trans and deren UrsachenS) enthalt Fettbestimmungen in den Faces 
mit und ohiie Verabreichung von Tran, aus denen sich ergiebt, dass mindestens 
96 pCt. des Letzteren im Organismus nutzbar verwertet werden. Verfasser 
kommt zu dem Schlosse, „das8 man in diesem ausgezeichneten Heilmittel zu 
gleicher Zeit ein Jodpraparat und einen Respirationsstoff in einer der Ver« 
daaung sehr znganglichen Form zu schatzen hat.^ 

Kurze Zeit nach dieser Abhandlung publizirte Knapp die Analyse 
eineraltenBronce^). 

Das folgende Jahr brachte eine kritische Abhandlung : B e m e r ku n gen 
tlber die bei der gegenwartigen Teuerung gemachten Vor- 
schlagezuwohlfeileremBrotemittelsKartoffeln, Rtlben etc.**). 
Sie wird durch die folgenden charakteristischen Satze eingeleitet: „Not, sagt 
das Sprichwort, macht erfinderisch ; das ist wahr. Es ist iibrigens nicht minder 
wahr, dass der Erfindungsgeist — besonders in der Not, wo zur Uberlegung 
keine Zeit ist — oft die wahre Richtung verfehlt und von der besseren Ein- 
sicht im Stich gelassen wirJ. Schwere Beweise zu dieser Wahrheit liefern 
die zahlreichen Vorschlage, welche die heurige Teuerung zur Anfertigung von 
,,wohlfeilerem Brot" hervorgerufen hat, und sie bestatigen auf's neue, dass 
man die Dinge, welche dem taglichen Leben angehOrend unsern Blicken un- 

») Ann. d. Ohem. 32. 76 (1839). 
•) Ann. d. Ghem. 42, 113 (183»). 
*) Ann. d. Ohem. 68, 84 (1846). 
*) Ann. d. Obem. 68. 104 (1864). 
*) Ann. d. Ghem. 81, 209 (1847). 
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aafh5rlich begegnen, gerade am oberflftchlichfiten betrachtet.' In tiberzengen- 
der Weise wird nun das Illusorische der gemachten Vorechlftge dargetan nod 
zwar in Qkonomischer, wie in physiologificher Beziehnng. In leteterer Hinsicht 
wird besondflrs heryorgehoben, dass die Anwendung der an ^plastischer, stick- 
stoffhaltiger Substanz** armen Kartoffel das nnbillige Ansnchen an die Mftgen 
der Arbeitenden einschliesst, sich -^ „ailer Natnrforderung entgegen — die 
Quintessenz des Nfthrenden aus einem angewohnlichen Brotnmfang heraiiBzii- 
Buchen. Der Magen, der ein solches Ansnchen zurtlckweist, hat vollkommen 
ebenso recht wie Einer, der sich weigert, 320000 Pfnnd goldftihrenden Rhein- 
sand statt eines Dukatea zu nehmen, die doch in gleichem Grade goldhaltig sind''. 

Um dieselbe Zeit ftlhrte Knapp zwei Analyssn eines Stiss- 
wasserkalkes ans der Braankohlenf ormation bei dem Dorfe ROdgen in 
der Nfthe yon Giessen ans, welche wegen des hohen Magnesinmgehaltes (49.63, 
bezw. 38.03 pCt. MgCOs) ein gewisses Interesse ftir die damals gerade dis- 
kutirte Theorie der Dolomitbildung hatten ^). 

Zeigen nns diese rasch anf einander folgenden Publikationen Knapp 
als fruchtbaren nnd yielseitigen Forscher, so werden sie in ihrer Bedentung 
noch ilberragt durch sein grosses Lehrbuch der chemischen Techno- 
logie, an welchem er schon seit Iftngerer Zeit gearbeitet hatte, und das nun 
in den Jahren 1847—1853 bei Fried r. Vieweg & Sohn in Braunschweig 
erschien. Obwohl dieses Werk keineswegs das erste seiner Art war, so er- 
regte es doch das grOsste Aufsehen durch die y5llig neue Auffassung und Be- 
handlung des Gegenstandes. Durchblftttert man chemisch-technologische Werke 
der damaligen Zeit, so erscheinen sie in dem Gewande yon LehrbUchem der 
Chemie ; sie f olgen der in diesen ilblichen Einteilung, besprechen die Elemente 
gesondert in Metalloi'de und Metalle, nebst deren Verbindnngen, und unter- 
scheiden sich yon anderen Lehrbtichern der Chemie nur dadurch, dass an 
passenden Stellen etwas nfther auf technische Darstellung und Verwendungen 
der gerade behandelten K5rper eingegangen wird 2). — Ganz anders Knapp. 
Er schildert nicht chemische Produkte und Prozesse an sich, sondem die e h e- 
mischen Indus trie n. Der gesamte Stoff wird in sechs Gruppen ge- 
gliedert : 

I. Auf den Verbrennungsprozess sich grtlndende Zweige 
der Technik. Dieser Abschnitt handelt von den Brennstoffen und der 
Heizung; ferner yon den Beleuchtungsstoffen und der Beleuchtung. — IE. Auf 
Gewinnung undBenutzung der Alkalien und Erden sich grtln- 
dende Zweige der Technik: Sch wef el und Schwefelsaure ; Koehsalz und 
Soda; Borax, Salpeter; das Schiesspulyer; das Scheidewasser ; Seifensiederei ; 
Glas nebst Wasserglas; die Alaun- und Vitriol- Siederei. — III. Die Thon- 
waren. — IV. Vom MSrtel, Kalk, Gyps. —V. Die Nahrungsmittel 
betreffende und landwirtschaftlicheGewerbe. Dieser Abschnitt 
beginnt mit einer Einleitung iiber die allgemeinen Grundsfttze der Ernfthrung, 
an die sich die Beschreibung und Charakteristik der Nahrungsmittel anschliesst. 



*) Jahresber. der Chem. 1847-48, 1292, Anm. 

") So beispielsweise das treffliche, fttr den Unterricht am Gewerbe-Institut in 
Berlin und an den Provinzialgewerbescbulen bestimmte 3andbuch der technischen 
Cbemie und chemischen Technologies von E. L. Schnbarth, das 1861 in vierter Auf- 
lage erschien. 
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Es folgt die Bespreehnng der landwirtschaftlichen Gewerbo, welche unter- 
schieden werden al« Edukten-Gewerbe — Muhlwesen, Brodbackerei, StArke, 
und Zncker-Fabrikation — und Produkten-Gewerbe — Erzougung dor geistigen 
Getrftnke, des Weingeistes und des Essigs^). VI. Die Bekleidungsge- 
werbe: Gerberei und Leimsiederei nnd die Industrie der Gespinnstfasern ; 
Jetzteres Kapitel nmfasst anch die Besprechung der der Farberei und dem 
Zeugdruck dienenden Farbstoffe und Beizmittei. 

In der kurzen, aber inhaltreichen Einleitung des ganzen Werkes schil- 
dert Knapp mit wenigen Strichen die Entwickelung der Technik in ihrer 
Abhftngigkeit von den grossen Epochen der Weltgeschichte und den sie be- 
herrschenden Ideen. Dureh die ganze Darstellung des an sich materiellen 
Gegenstandes aber geht ein idealer Zug. 

Schon wenige Jahre naeh dem Erscheinen der letzten Liefrrimg wurde 
eine neue Auflage nStig; da die Verhaltnisse aber eine Neubearbeitung nicht 
eriaubten, so veranstaltete die Verlagshandlung im Jahre 1858 einen unver- 
&nderten Abdruck. Erst anderthalb Jahrzehnte nach der Abfas^ung der ersten 
Auflage konnte Knapp an die Bearbeitung einer wirklichen neucn Auflage 
gehen, „der Reihe nach die dritte, dem Inhalt und gewShnlichen Sprachgeb ranch 
nach die zweite.* Selbstverstftndlich war sachlich enorm viel zu andern. „Was 
aber den der ersten Auflage zu Grunde liegenden Plan des Lehrbuches be- 
trifft, so lagen nur Grunde vor, ihn beizubehalten, keiner, ihn zu verlassen. 
Er hat sich als praktisch erwiesen und ist gegenwartig in den raeisten ahn- 
lichen Werken angenommen. Dagegeii erschienen Abanderungen im Einzel- 
nen und Erweiterungen (in welcher Beziehung ich dem Rat meiner Freunde, 
besonders des Hm. Prof. Bo 1 ley in Zurich verpflichtet bin) durchaus geboten. 
So ist die Technologie des Wassers als ein eigener Abschnitt herausgehoben 
und an die Spitze des Ganzen getreten ; u. s. f." ^). Diese Worte haben noch 
heute ihre voile Gultigkeit: die Lehrbtlcher der chemischen Technologie, ob 
grosse oder kleine, werden auch in der Gegen wart nach dem von Knapp 
vorgezeichneten Plane verfasst. 

Leider ist die Neubearbeitung unvollendet geblieben. Der erste Band 
erschien in zwei Abteilungen in den Jahren 1865 und 1866 ; vom zweiten Bande 
braehte das Jahr 1871 die erste Lieferung, der noch 1875 eine zweite folgte. 
— Dass das Work in mehrere fremde Sprachen tibersetzt wurde, ist bereits 
erwahnt. 

Im Anschlusse an das Lehrbuch der chemischen Technologie sei hier 
gleich noch angefiihrt, dass Knapp sich, in Gemeinschaft mit Wedding 
und Rammelsberg, an einer deutsehen Bearbeitung von John Percy's 
Metallurgie beteiligte. Aus seiner Feder erschien 1863 im Vieweg'schen 
Verlag der erste Band des ganzen Werkes, enthaltend „die Lehre von den 
metallurgischen Prozesson im Allgemeinen und den Schlacken, die Lehre von 
den Brennstoffen und den feuerfesten Materialien als Einleitung, und die 
Metallurgie des Kupfers, des Zinks und der Legierungen aus beiden". — Der 



') Ein Teil dieses Abschnittes erschien 1848 als nahezu unverftnderter Sonderab- 
druck. mit einem sehr bemerkenswerten Vorworte, nnter dem Titel: „Die Nahrungsmittel 
in ibren chemischen nnd technischen Beziehungen.** 

') Aus der Vorrede zur dritten Aaflage (1866). 
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technologischen Wnndtafeln (1856—1863) warde schon im eratenTeil 
gedacht. 

Mittlerweile wurden aucfa die experimentelien Arbeiten gefSrdert, nnd 
wir begegnen zunftchst im Jahre 1858 der ersten, die Qerberei nnd den 
Vorgang der Lederbiidung betreffenden Abbandlnng i). Die Ansichten, 
welche K n a p p darin entwickelt and eu begrlinden sticht, waren aber seit 
Iflngerer Zeit bei ihm gereift : wir f inden sie im wesentiichen achon in deni 
elf Jahre frdber erschienenen Kapitel Gerberel seines Lehrbaches der chemischen 
Technologies). Das Wesen der Lederbiidung wnrde damals nach den von 
S6gain im Jahre 1797 entwickelten Ansichten') als ein Vorgang chemischer 
Vereinigung zwischen der leimgebenden Substanz der liaut and dem Gerbstoff 
aufgefasst. „S6gain, der am die Gerberei grosse Verdienste besitzti stiltzte 
sich auf die Umwandelang der tierischen Fa<er durch kochendes Wasser in 
Leim, sowie auf die grosse Verwandtschaft des Letzteren mit dem Gerbstoff 
(Tannin) und definierte das Leder als gewerbsmAssig dargestellte gerbsaure 
Gallerte. Tierische Haat — so sagt dagegen R n a p p — ist kein Leim, wenn 
aach ffthig, darch Kochen in Leim iiberzugehen ; die Verbindang des Leiins 
mit Gerbsfture ist hart und gprOde, der Zweck der Gerbang ist vor allem 
Erhaltung der Geschmeidigkeit der Haut.** . . . ,,Wenn jene Ansicht die rich- 
tige ware, so mttssten sich unsere Stiefel and Schnhe im MSrser palvern lassen." 
„Wenn das Leder eine Verbindang der gallertgebenden Hautsubstanz mit Gerb- 
stoff ware, so mUssten ferner andere leimgebende Tierstoffe ebenso gut Leder 
bilden, was nicht der Fall ist. Fasern, entkalkte Knochen z. B. bilden selbst 
nach Iftngerem Behandeln niemals irgend dem Leder Ahnliches. Umgekehrt be- 
sitzen Thonerdesalz und Eisensalze ausgezeichnete, gerbende Eigenschaften, 
obwohl sie den Leim nicht fallen.* — In der Samischgerberei ist Fett der 
wirksame Bestandteil, welches gleichfalls mit Leim keinen Niederschlag giebt. 
„Salze der Metalloxyde Ms Os, Gerbsaure, Fett, sind aber so heterogene Dinge 
and bringen doch in der Gerberei so gleiche Wirkung hervor.** 

Knapp spricht nun seine Meinung dahin aos, dass die Lederbildang 
kein chemischer, sondern ein phjsikalischer Prozess ist, „eine blosse Aus- 
serung der Flachenanziehung, wie z. B. die Wirkung der Knochenkohle". 
Die ungegerbte Haut schrumpft beim Trocknen infolge des Zusammenklebens 
der Fasern zu einer sproden, hornartigen Masse ein; bei der Gerbung lagern 
sich die Teilchen des Gerbmittels zwischen die Fasern und verhindern so deren 
Zusammenkleben. Auch die fauluiswiJrige Wirkung der Gerbang wird in 
ahnlicher Weise erklart : das Gerbmaterial verdrangt die Feuchtigkeit, es httllt 
die Fasern ein und halt den Sauerstoff wie die faulniserregenden Mikroben fern. 

Liest man diese Er5rterungen , so wird man lebhaft an die Dis- 
kussionen uber das Wesen des Farbeprozesses erinnert, und in der Tat ist 
Knapp die Ahnlichkeit beider Vorgange nicht entgangen. Er stellt sie unmittelbar 
in Paralelle and vertritt auch fttr die Farberei die mechanischphysikalische 
Theorie. Dabei wird der tierischen Haut, ebenso wie den Textilfasern, die 
Fahigkeit zugeschrieben , Substanzen aus AuflSsungen anl5slich auf sich 



») Abhandlnngen der naturwiB8.-techn. Kommission bei der K. bayr. Akad d. Wifls., 
Mtknch€n. H, 127 (18f>8). D in ger's polyt Journ 149, 3o6, 878. 
•) S. 690 ff. 
•) Ann. chim. phys. (1) 20, 68. 
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niederzuschlagen nnd diese Eigenschaft der Haut durch die enorme Ver- 
grSsserung der Oberflftche infolge der faserigen Strnktur erklftrt* 

Knapp hat nun eine grosse Reihe von Beobachtnngen und Versuchen 
mitgeteilt, welehe die Richtigkeit seiner Anschauungen beweisen sollen. Durch 
2«hlreiche quantitative Bestimmungen fUhrte er den Nachweis, „dass bei der 
Gerbung das Gerbemittel keineswegs — wie man nach der chemischen Theorie 
annehmen soUte — in unverftnderlichen bestimmten Verhftltnissen aufgenommen 
wird, dass diese Verhaltnisse von der Konzentration, sowie von der Natur 
des Losungsmittels abhUngen, und dass endlich, wie bei den Fetten, eine 
Gerbung erfolgen kann, ohne alle fixierende Einwirkung der Haut auf das 
Gerbmittel, lediglich durch denjenigen Anteil der Ldsung, der nach dem 
Heransnehmen der Haut in den Poren zurUckbleibt und dort eintrocknet." 

Als Probe auf die Richtigkeit seiner Theorie stellte Knapp einen 
Versuch an, den er selb^t als experimentum crucis bezeichnet. Wenn das 
Leder in seinem weitereu Begriffe nichts ist als Haut, in welcher man durch 
irgend ein Mittel das Zusammenkleben der Fasem beim Trocknen verhindert 
hat, so muss die Haut ohne alle Gerbmittel in ein Leder verwandelt werden 
kdnnen, wenn es auf sonst irgend eine Weise gelingt, das Zusammenkleben 
der Fasem zu verhindem. Dies erreichte er nun in der Tat, indem er die 
oberflftchlich getrocknete Haut erst in gew5hnlichem Spiritus und darauf in 
absoltttem Alkohol oder Ather macerierte. Er erhielt ein Produkt, „ welches 
jeder Praktiker als Leder anerkennen wtlrde — welches aber in Wasser ge- 
brachi, sofort wieder zu Haut und durch Kochen zu Leim wurde^. Hier 
hatte sich kein Stoff mit der Hautsubstanz verbunden, diese war vielmehr 
durch die Behandlung soweit ihres Wassergehaltes beraubt worden, dass die 
Fasern nicht mehr zusammenkleben konnten. 

In einer zweiten Abhandlung^) wird die Weissgerberei eingehend 
behandelt. Aus derselben sei hier nur eine Versuchsreihe erwfthnt, welehe 
zur Aufklftrung des bei weissgarem Leder zuweilen ohne erkennbare Ursache 
auftretenden Mfirbewerdens ftihrte. Knapp stellte feat, dass bei den mtirben 
Ledem der fraglichen Art die Faser selbst ungeschwftcht ist und sich lediglich 
unter einem Einfiusse befindet, der ihr nicht gestattet, ihren Widerstand 
gegen eine zerreissende Kraft gehQrig zur Geltung zu bringen. Als TrUger 
dieses die Faser schwftchenden Einflusses erkannte Knapp den Kalk. Sobald 
dieser bei der weiteren Behandlung des Felles Gelegenheit findet, eine harte, 
sprQde, kristallinische Verbindung zu bilden, so umgiebt diese die einzelnen 
Fasem als eine starre Hiille, die sogleich die Geschmeidigkeit und die Biegsam- 
keit derselben beeintrftchtigt. „Bei einer zerbrechenden Stearinkerze bricht 
der Docht mit, obwohi seine Fasern nioht weniger in vOllig normalem Zu- 
stande sind. Beim Einlegen einer kalkhaltigen Blosse in Alaun bildet sich 
schwefelsaurer Kalk, der die Fasern des Gewebes wie die Dornen der Gradier- 
wttnde inkrustiert uud sie dadurch unnachgiebig und brtichig macht. Jeder 
6pr()de, krystallinische Kdrper, der sich in der Haut absetzt, hat dieselbe 
Wirkung/ 

Die Anschauungen, welehe Knapp in diesen ersten Abhandlungen ent- 
wickelt hat, sind der Leitstern filr alle seine folgenden Untersuchungen auf 

Ding 1 era polyt Journ. 181, 311 (1866). 
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dem Gebiete der Gerberei. Za> ihrem weiteren Ansbau liass er in seinem La- 
boratorium durch A. Reimer eine grOssere Versnchsreihe ausfiihren i), welche 
zur Abscheidung zweier als C o r i i u nnd Hautfibroin bezeichneter ROrper 
aus der Haut filhrte. Das Coriin soil das Zusammenkleben der Hautfasero 
beim Trocknen verursachen; es wird durch Gerbsftoren, Eisen- und Alumininm- 
Salze nnter bestitninten Bedingangen gefallt. Das Hautfibroin, welches 
vielleicht durch Oxydation aus dem Coriin entsteht, verhftlt sich analog. Auch 
hier wird man wieder an neuere Untersuchungen liber das Wesen der Fftrberei 
erinnert, welche freilich gerade im Sinne der chemischen Theorie gedentet 
wurden. Weiter ist in dieser Arbeit das Verhalten der Haut zn den Gerbe* 
mitteln eingehender studiert; aus den zahlreichen Versuchen sei hier nur an- 
gefUhrt, dass bei der Einwirkung yon Alaunl5sung nur das Aluminiumsulfat 
wirksam ist: es bleibt im Innern der Haut und wird yon der Faser fixiert, 
wfthrend Kiiliumsulfat in der Flftssigkeit zurUckbleibt. 

Nach so erfolgreicher theoretischer Arbeit ist es begreiflich, dass Knapp 
den Wunsch hatte, deren Ergebnisse auch direkt der Praxis nutzbar zu machen. 
Er hat yiel Zeit und Mtihe auf dieses Ziel yerwendet, ohne es zu erreichen. 
Seine Hoffnungen stUtzte er auf ein yon ihm ausgearbeitetes Verfahren der 
Gerbung mit basischen Eisensalzen, durch welches der Zweck der Lohgerberei, 
die bei starken Hftuten eines Zeitraums yon mehreren Jahren bedarf, in einigen 
Tagen erreicht wird^). Nach jahrelangen, auch in grossem Massstabe fort- 
gesetzten Versuchen musste das Verfahren, welches eine umfangreiche Literatur 
gezeitigt hat'), aufgegeben werden. Es wurde aber, wie schon an anderer 
Stelle bemerkt, der Vorlftufer der heutigen, so wertyollen Chromgerbung. 

Von weiteren, die Gerberei betreffenden Publikationen ist zunaehst die 
Untersuchung eines bei Mainz gefundenen, altr^mischen Leders zu er- 
w&hnen^). Knapp konnte feststellen, dass die Gerbung hdchst wahrschein- 
lich mit Lohe bewirkt war, dass aber der yegetabilische Gerbstoff des im 
Torfmoor aufgefundenen Materials allmfthlich verschwunden und durch Humus- 
korper ersetzt worden ist, Sodann noch einige polemische Bemerkungen 5), 
und endlich sein Schwanengesang : Die wissenschaf tlichen Anschauungen liber 
die Gerbeprozesse in ihrer Entwickelung •). 



1) Dingleri polyt Journ. 20B. U3, 248. 868, 467 (1872). 

•) D. R.-P. 444, 21, JuU 1877, 10518, 25. Dez. 1879. 

•) Dingl er'B polyt. Journ. 220, 381 (1876); 227, 86, 185 (1878); 229, 180 (1878); Mo- 
natsschr. fUr Korst- und Jagd- Wesen 1878, 97; Ohem.-Ztg. 13, 907, 996, 1027. 1068(1889); 
Mineralgerbung mit Metallsalzen und Verbindnngen aus diesen mit organischen Snb- 
Btanzen als Oerbemittel. Braunschweig 1892 (Fr. Vieweg & Sohn). 

*) Dingier '8 polyt. Journ. 267, 181 (1888). 

•; D ingler's polyt. Journ. 286, »3 (1892): 288, 143(1893). 

•) Festschrift der Herzogl. Techn. Hochschule Oarolo-Wilhelmina bei Gelegenheit 
der 69. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte in Braunschweig. S. 157 (1897), 
(Fr. Vieweg & Sohn). 

(Schluss folgt) 

Honorary Editor, Ehren-Redakteur, Redacteur d'honnenr: 
Karl Schorlemmer in Worms a, Rb, 
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LONDON, Oktober 1905. JDr. J. Gordon Farker, 

Hon. Gen. Seer, 

Friedrich Knapp. 

NACHRUF von RICHARD MEYER. 
(Schluss.) 
Kehren wir nun zu den flbrigen Arbeiten Knapp 's zuruek, so be- 
gegnen wir zunSlchst einer Notiz Uber die quantitative Bestimmung der Phosr 
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phorsfture in Gegenwart grosserer Mengen von Thonerde^) und weiter einer 
Versuchsreihe iiber dieVerseifung derFette imZustande der Emul- 
sion*). Letztere knttpfte an einige, kurz vorher von M^ge-Mouri^s (dem 
spftteren Margarine- Er finder) mitgeteilte Beobachtungen an, nach denen der 
Talg im fein verteilten Zustande — von M^ge-Mourids als ^etat globu- 
laire* bezeichnet — einerseits dem Ranzigwerden besser widersteht, anderer- 
seits viel leichter verseift wird, als in compacter Form. Knapp konnte 
die Angaben des franzosischen Forschers bestatigen and die Umstande, von 
denen die Erscheinung abhftngt, ufther aufklftren. Die geringere Neigang zum 
Ranzigwerden beruht darauf, dass der Vorgang der Emulsionierung zugleich 
eine Auswaschung und Eutfernung derjenigen Stoffe bedingt, welche die Zer- 
setzung der Neutralfette einzuleiten pflegen; die leiehte Verseifbarkeit aber 
ist nicbt eine Folge der Kugelgestalt, sondem der mikroskopischen Kleinheit 
der Fetttropfcben. 

Im Verlanfe dieser Versuehe macbte er auch einige Beobachtungen, 
welche ihn zu einer neuen Ansicht iiber den Prozess des Butterns 
ftlhrte. Er trat der damals herrschenden Meinung, nach welcher die Fett- 
trSpfchen der Milch von einer Uiille umgeben sind, entgegen und zeigte, dass 
das Buttern nur bei niederer Temperatur stattfindet, bei welcher die Fett- 
kugelchen des Rahms nicht mehr fliissig, sondem fest sind. Nur dann ist die 
Emulsion bleibend, und die Fettteilchen fliessen nicht zu einer kompakten 
Masse zusammen. Zu derselben Schlussfolgerung war schon vorher E. H. 
V. Baumhauer auf Grund seiner Untersuchungen iiber die Milch gelangt'). 
Gleichfalls im Zusammenhange mit den Beobachtungen liber die Verseifung 
im Emulsionszustande steht eine in Knapp 's Laboratorium von A. Fricke 
ausgefiihrte Untersuchung iiber Seife undWaschen*). 

Derselben Zeit gehOren mehrere „Mitteilungen aus dem Laboratorium 
fiir technische Chemie in Bniunschweig" an, in denen Arbeiten Knapp'scher 
Schiller, ohne Nennung seines Namens, zur Kenntnis gebracht werden. Dahin 
gehOrt eine Versuchsreihe von Fortmann iiber die Bildung von Schwefel- 
sftureanhydrid beim ROsten des Schwef elkieses^^); ferner eine 
Untersuchung iiber die Bedingungen der Chlor kalk bi Idung von 
Tschigianjanz, Fricke und R e i m e r «). Das Hauptergebnis der Letztereii 
ist die Feststellung, dass das Kalkhydrat, welches zu Chlorkalk dienen soli, 
nicht absolut trockenes Kalkhydrat sein darf, sondern noch einen gewissen 
Uberftchuss an Wasser enthalten muss*^). Auch eine gelegentliche Beobaeh- 
tung iiber abnormes Verhalten von Zuckerkalk^), so wie Versuehe 
iiber die Sodabereitung aus schwef elsaurem Natron und Eisen- 
oxyd von Waldeck*) wurden in derselben Weise publiziert. 



») Zeitschr. fttr analyt. Ohem. 4, 151 (1865). 
*) Dingier '8 polyt. Journ. 180, 309 (1866); 192, 489 (1869). 

«) Journ. far prakt. Chem. 8*, 160 (1861); Dingler's polyt. Journ. 196. 184, An- 
merk. (1870). 

*) Dingier '8 polyt. Journ. 209, 46 (1873). 

*) Dinglers's polyt. Journ. 187, 155 (1868). 

•) Ibid. 192, 297 (1869). 

') Vergl. dazu G. Lunge's Handb. d. Soda-Indastrie, IL Aufl., 3. Band. S. 391. 

•) Dingier '8 polyt. Journ. 192, 416 i 

•) Ibid. 417. 
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Im Jahre 1871 erschien eine grSssere Abhandlung von Rnapp „tiber 
das Wesen der Hy draulicitftt der MSrtel und mSrtelartigen 
Erzeugnisse'' 1). In derselben beleuchtet «r auf Grnnd einer ausftihrlichen, 
in seinem Laboratorium von Fried r. Schott — dem spftteren Zement- 
Indastriellen — angestellten Versuchsreihe 2) und weiterer eigener Beobach- 
tungen den Erhllrtungsprozess. Dabei ging er von der Tatsache aus, dass 
zwar die Erhftrtung, iusbesondere die hydraulische, steta Hydratbildnng vor- 
anssetzt, dass aber die Hydratbildung an sich keineswegs Erhftrtung bedingt, 
wie denn ja der Kalk durch Aufnahme von Wasser unter den gew5hnlichen 
UmstHnden nicht erhilrtet, sondern umgekehrt zu Pulver zerfullt. 

Hinsichtlich der Zemente weisst Knapp noch besonders auf die Un- 
riehtigkeit der damals herrschenden Ansicht hin, dass ihre Hydraulicitat durch 
das Vorhandensein eines ganz bestimmten Silikates bedingt sei. Vielmehr ist 
er der Meinung, dass sich je nach den Umstftnden bei der Erhftrtung sehr 
verschiedene Silikate bilden k(5nnen, sodass es eben vor allem auf diese Urn- 
stAnde selbst ankommt. 

Knapp hat diese Anschauungen noch einmal und sehr nachdrUcklich 
in dem von ihm verfassten Kapitel „M6rtel und Zemente* in A. W. Hof- 
mann's ^Bericht tiber die Entwicklung der chemischen Industrie wahrend 
des letzten Jahrzents" dargelegt'). 

Eine spatere Mitteilung betrifft die Verwendung der Hochofen- 
schlacke zu hydraulischem MorteH). 

1872 machte Knapp auf der Versammlung der Zuckerfabrikanten zu 
Braunschweig eine Mitteilung uber Verwendung von Holzessigsaure 
zur Wiederbelebung der Knochenkohle^). Gegeniiber der Salzsfture, 
welche auch das natttrliche Calciumcarbonat und sogar das Phosphat angreift, 
hat die milderwirkende Essigsaure unzweifelhafte Vorztige; doch werden diese 
durch eine zu schwache Einwirkung, dann auch durch die Preisverhaltnisse 
wieder aufgehoben. 

Eine Notiz aus dem Jahre 1876 betrifft die Darstellung von Stic k- 
stoff durch schwaches Erhitzen einer konzentrierten wasserigen Losung von 
Chlorammonium und Natriumnitrit *). 

In demselben Jahre folgte noch eine Abhandlung fiber Zinnblei- 
legierungen im Haushalt und Verkehr^). Das Ergebnis ist auch 
in diesem Falle wieder, dass nicht die chemische Zusammensetzung allein tiber 
das Verhalten der Legierungen entscheidet, dass dieses vielmehr auch von 

») Dingier '8 polyt. Journ. 202, 513 (1871). 

•) Dingier '8 polyt. Journ 202, 434 (1871). 

*) Autorisierter Abdrack aus dem amtlichen Berichte tiber die Wiener Weltaus- 
stellung im Jahre 1873 (Braunschweig, Friedr. Yieweg & Sohn 1875), S. !^66. Vergl. 
auch die auf Anregung von Knapp durchgeftthrten Untereuchungen von W. Wolters, 
D f ng ler»8 poyt. Journ. 196, 343 (1870): Fr, Schott, ibid. 202, 62, 355 (1871); 209, 30 (1873). 

*) Dingier '8 polyt. Journ. 265, 184 (1887). 

*) Dingier '8, polyt. Journ. 204, 422 (1872). 

•) N. Repert. Pharm. 26, 310; Jahresber. d. Chem. 1876, 188. 

*) Dingler'8, polyt. Journ. 220, 446 (1876): Vergl. auch eine frilher in Knapp 's 
Liaboratoxium von Stalmann ausgeftihrte Untersuchung Uber die Oorrosion des 
Bleies durch Wasser, ibid. 180, 366 (1866). 
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der Ob^rflAchenbeschaffenheit dee Metalls nnd yon der Natnr dee angreifenden 
Stoffes abhftngt. Die Menge der in L($6ang gegangenen Metalle war aber 
selbst onter den absichtlich hergestellten nngtinBtigen Bedingungen des Ver* 
sucbes nicbt sebr erheblicb nnd in den meieten Fftllen nnter den Umatflnden 
des tftglichen Lebens gesandheitspolizeilicb irrelevant. 

Tm Jahre 1876 beteiligt sich Knapp znm ersten Male an den Dis- 
kussionen ther die Natnr des Ultramarine, wobei ee sich znnAcbst nm 
die Frage bandelt, ob der Ultramarin eine wohlcharakterisierte krystallinische 
Verbindnng sei, oder ob er — wie Knapp meint, eine fthnliche Konstitntion 
babe, wie manche gefArbte Glttser *). Er war aber schon ein Jahr vorher mit 
Unteraaehungen liber den Ultramarin bescbflftigt gewesen, dercn Ergebnisse 
er in einer, mit P. Ebell gemeinsam publizierten Abhandlujig nieder- 
gelegt hat»). 

In einer zweiten Abbandlang") worde festgestellt, dass bei der Ultra- 
marinbildong die Kieselefture durch sebr verschiedene Stoffe trsetzt werdeo 
kann. Alnminiumborat, Calcinmphosphat, Zinnoxyd g^ben dnrcb Schnielzea 
mit Schwefelnatrium ohne weiteres in blaue, dem Ultramarin dnrchaoe flhn- 
liche Produkte iiber. Doch ist deren Entstehung von dem Zosammentreffen 
vielfaeher, mehr oder weoiger dem Znfall unterworfener Bedingungen abbftngig. 

Die Ultramarinfrage hat Knapp noch wiederholt, bis in das hohe Alter 
beschllftigt ; seine zahlreichon Beobachtungen hat er in mehreren grdsseren 
Abhandlungen niedergelegt *). Aus ihnen sei hier bervorgehoben, dass Ultra- 
mar inmntter — das Gltihprodukt aus Kaolin, Soda und Schwefel — unter 
gewissen UmstAnden auch auf nassem Wege in Ultramarinblau tlbergef Uhrt 
werden kann, und zwar durch Digestion mit Natriumschwefelleber. Doch ist 
fiir das Gelingen dieser Blaubildung wieder ein spezieller Zustand des Natrium- 
polysulfuretes erforderlich, welcher nur durch Einhaltung ganz bestimmter 
Bedingungen bei seiner Darstellung gewahrleistet wird. — Bei Gelegenheit 
dieser Untersuchungen glaubte Knapp auf eine besondere schwarze Modi- 
fikation des Schwefels gestossen zu sein, welche schon viel f rtlher Gust. 
Magnus beschrieben hatte ^). Knapp war der Meinung, dass dieser „schwarze 
Schwefel** in fein zerteiltem Zustande das fftrbende Prinzip der Sehwefelleber, 
sowie des auf nassem Wege erzeugten Ultramarins darstellt. Er hat demselben 
noch eine besondere Abhandlung gewidmet^); es ist aber wohl kaum zu be- 
zweif ein, dass er hier, ebenso wie Magnus in einer Tftuschung bef angen war ; 
die vermeintliche neue Modifikation ist offenbar ein durch geringe Mengen 
kohliger Substanz verunreinigter Schwefel. Ist es doch bekannt, wie sehr die 
Farbe dieses KSrpers durch selbst geringe Spuren fremder Beimengungen be- 
einflusst wird. 

Unter den Schriften ttber die Produkte der Glas und keramischen In- 
dustrie ist die alteste ein Bericht liber „Stein-,Ird- undGlas-Waren^auf 
der allgemeinen deutschen Industrieausstellung zu MUncben 



») Diese Berichte 9, 867 (1876). 

■) Dingler's polyt. Joum. 229, 69, 173 (1878). 

') D ingl er's polyt. Jonm. 283, 479 (1879). 

*) Journ. far prakt. Obem. N. F. 31. 154 (1886) ; 32. 876 (1885); 34. 388 (1886); 38, 48 (1888). 

") Poggendorff's Aim. 92. 80g (1854;. 

•; Journ. f. prakt Ghem. N. F. 43, 886 (1881). 
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1654. Knapp hat dieeen Bericht itn Auftrage der BenrteiliingBkominissioD 
verfasst mid manche Bemerknng von allgemeinerem Interesse eingeetreut; so 
ttber das erste BO t tic her 'ache Porzellati) welches — „kein Porzellan war*, 
a. dergl. mehr. 

Ea folgt eine Beschreibung der Graphit- und Porzell anerde- 
Grnben bei Passau^) Im Anschlnsse daran sei hier gleich der bereits im 
ersten Teile erwfthnte Anfsatz ilber dieAnwendung der Wtlnschelrute 
beim Pas saner Grubenbetrieb nochmals aufgeftlhrt. Er liegt mir in 
einem einzelnen Blatte vor, auf dem sich ein Vermerk Uber Zeit und Ort der 
Publikation nicht findet. 

Die in K n a p p ^ 8 Laboratorium ausgef iihrten Experimentaluntersuchungen 
tiber Glas sind fast durchgftngig yon seinen SchUlem nnter ihrem Namen pub- 
liziert worden. Hier ist znnftchst eine Arbeit von Max Miiller iiber Gold- 
rubinglas^) zu erwfthnen, und weiter eine analoge von P. E bell iiber den 
Kupferrubin und verwandte Gattungen von Glas^). Bekanntlich 
erhalt man bei der Herstellung dieser Produkte zunftchst farblose Glttser, welche 
erst beim nachmaligen Erwftrmen die rote Farbe annehmen — ^nnlanfen^. 
Knapp und seine Schftler vertraten die Ansichl, dass die Fftrbung von den 
Metallen in freiem Zustande verursacht wird; dem Glase wird die Ffthigkeit 
zugeschrieben, die Metalle rein physikalisch zu l5sen -— eine Annahme, welche 
sich mit dem heute so gelftufigen Begriffe der starren L5sung deckt.^) 

Ebell hat den Gegenstand noch weiter verfolgt und in zwei grbsseren 
Abhandlnngen ^) gezeigt, dass auch Metalloxyde bei Weissglut von schmelzen- 
dem Glase gelost und bei langsamer Erkaltung krystallinisch ausgeschieden 
werden, und zwar Zinnoxyd, Chromoxyd, Alnminiumoxyd als solche ; die Oxyde 
des Mangans und Eisens dagegen als Oxydoxydul, Mn3 04 bezw. Fes 04. 

Unter eigenem Namen tritt Knapp erst viel spflter auf den Plan. Im 
Jahre 1888 hatte er mit dem bekannten Techniker der Berliner Porzellan- 
manafaktur Prof. H. Seger eine Diskussion tiber die Farbung von Por- 
zell an und Glas im Scharffeuer^). Knapp hatte behauptet, dass die 
unter Umstftnden auftretende Gelbfftrbung durch Alkalisulfide bedingt sei, 
welche ihrerseits durch Einwirkung reduzierender Ofengase auf die Sulfate 
entstanden wftren. Seger bestritt dieses und schrieb die gelbe Fftrbung dem 
Eisenoxyd, die blaugrtine dem Eisenoxydul zu, wflhrend die seltene graue 
Fllrbung von einem Gemisch beider Oxyde verursacht wtirde. 

Im folgenden Jahr publizierte er eine Notiz zurKenntnis getrtibter 
G 1 a 8 e r 7), in welcher er f rtiher gemachte Beobachtungen mitteilte, dahin gehend, 
dass durch Schmelzen von norwegischem Feldspat mit einem grossen Uber- 
schuss an Kalk ein schones Milchglas erhalten wird. 



<) Wieck's lUustr. deutsche Oewerbeseitung I860, 297. 
•) Dingler'8 polytechn. Journ. 201, 117 (1871). 
') Ibid. 213, 53, 131. 212. 321, 401, 497 (1874). 

*) Durch dai nUltramikroskop" sind bekanntlich die Rubiagl&ser in neuester Zeit 
als collo'idaie LOsungen charakterisiert worden. 

•) Dingier' I polyt Journ. 220, 64, 166 (1876): 225, 70, 168 (1877). 
«) Ohem.-Ztg. 12, 184, 282, 426, 663. 681 (1888). 
') Ohem.-Ztg. 13, 388 (1889). 
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In einer Iftngeren Abhandlung «Der feurige Flnss nnd die Sili- 
kate' hat er dann die zahlreichen, von ihm und seinen Schtilern gemachten 
Beobachtnngen, sowie die daraus gezogenen Folgemngeo noch einmal knrz 
nnd btlndig zusammengefasst >). 

Hat Knapp mil dieser Abhandlung gewissermassen aein Testament als 
Theoretiker des Schmelzflusses gemacht, so hat er in zwei anderen, bald darauf 
erschienenen Anfsfttzen seine Njmphenburger Erfahrnngen niedergelegt, znm 
Nntz und From men derer, die sich nach ihm mit den Wider w&rligkeiten des 
Betriebes herumzuschlagen haben. Der erste ist betitelt ^^mpirische 
und wissenschaf tliche Methode in der Praxis der Porzellan- 
fabrikation"*) und behandelt eine Reihe von Fehlern, darunter auch die 
im ersten Teile erwftknten ^schwarzen Punkte", sowie die Mittel der Abhiife. 
Der zweite heisst »Der Kftnstler in der Topferei im Konflikt mit 
seinem Stoff und dessen Natur^*). Man errftt, dass hier „der Jager 
und sein Diandl** die Hauptpersonen sind. 

Von kleineren Schriften Rnapp's sind noch die folgenden zn erwfthnen: 

Nachruf auf Franz Varrentrapp*) 

Der Styl in der chemischen Literatur^) 

Zur Gesehichte de r Papierf abrikation^). Dieser Aufsatz be- 
handelt die Gesehichte des armen Darmstftdter Uhrmachers Illig, der 1806 die 
Leimung des Papiers in der Masse erfunden hatte, aber nie die Frdchte seiner 
wichtigen Erfindung geerntet hat und 1845, wie so mancher scharfsinnige, aber un- 
praktische Erfinder elend verdorben ist. Und im gleichen Jahre 1806, in 
welchem er sein Verfahren zu stande brachte, hatte die Societe d'encouragement 
einen Preis gerade auf die Leimung des Papiers im Zeuge ausgesetzt — aber 
keiner wusste vom anderen ! — 1 1 1 i g ' s Erfindung war deshalb von so grosser 
Bedeutung, weil ohne sie der Betrieb der Papiermaschine nicht mOglich ge- 
wesen wftre: sie eilte aber ihrer Zeit weit voraus, derm die allgemeine Ein- 
fiihrung der Papiermaschine erfolgte erst am Ende der dreissiger Jahre. „Der 
Maschinenbetrieb fand also das Leimen des Papiers in der Masse fix und fertig 
vor und absorbierte die willkommene Gabe stillschweigend nnd gratis, mit der 
er sich zur heutigen Papierfabrikation verschmolz." 

Der deutsche Urwald, Studie aus den vierziger Jahren '). ( Vergl 
den ersten Teil dieses Nachrufs.) 

Die Lagerung bei geii't ig en Fliissigkeiten und Getrftn- 
k e n 8) behandelt die Entwickelung des Bouquetts beim Altern und besonders 
die rSltselhafte Erfahrung, dass dieses nur bei v&lliger Rube zu stande kommt, 
ja sogar durch andauernde Bewegung vorttbergehend oder ganz ruckgftngig 
gemacht werden kann. 

') Natarwiss. Rundsehaa 9, 413, 431 (1894). 
") Thonlndustrie-Zeitanff 1895, No. 17 n. 18. 
•) Thonlndustrie-Zeitungr 1895, No. 27. 
*) Diese Berichte 10. 2201 (1877). 
•) Ohem-'Zeitung 12. 119 (188^). 
•) Prometheus 3, 721 (1892). 

') Prometheus 4. 145 (1892). Der obige Titel steht so im Origrinal; es mQsBte aber 
heissen: aus den fttufzi^er Jahren. 

') Naturwissensch. Rundsch. 9, 121, (1894). 
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Theorie und Praxis der Industrie und die Geschichte der 
Erfindungen^) bekampf t das weitverbreitete Vorurteil, dass zwischen Theorie 
und Praxis ein Gegensatz bestehe. Wenn Letztere der Ersteren nicht selten 
tiberlegen ist, so mtisse man bedenken, ^dass die Theorie in der Industrie so 
jung wie die Praxis alt ist, dass jene so viele Jahrzehnte wie diese Jahrtausende 
arbeitet*. Und die Tatsache, dass manche wichtige Erfindung von hervor- 
ragenden Mftnnern der Wissenschaft in ihrer Bedeutung vOUig verkannt wnrde, 
beweise — nicht dass die Wissenschaft oder die Theorie, sondern dass die 
Gelehrten zuweilen irren**. 

Geschichte der Gasbeleuchtung^) schildert besonders lebhaft 
die Vorurteile, vor allem die Furcht vor Explosionen, welche bei der Ein- 
fuhrung des Steinkohlengases zn tiberwinden waren. In erweiterter Form 
bildet es die Einleitung zn N. H. Schilling's Handbnch fUr Steinkohlengas 
Beleuchtung 8). 

Brod und Brodbereitung^). 

Ansserdem fand ich in Rnapps Nachlass die folgenden Druckschriften, 
welche keinen Hinweis auf Ort und Zeit ihres Erscheinens enthalten: 

Uber Kaffee, Thee und fthnliche Genussmittel. 

Besprechung von J. Leon Soubeiran's Nouveau Dictonnaire 
des f alsif ikations et des alterations des aliments, des medi- 
caments etc. (Paris 1874). 

Gutachten Uber die Verunreinigung der Stadtgraben von 
Braunschweig durch die daran liegenden Fabriken. 



Werfen wir schliesslich noch einen kurzen Riickblick auf Knapp's 
gesamte Lebensarbeit, so f ftUt vor allem sein Lehrbuch in's Auge, mit welchem 
er sich als Bahnbrecher auf dem Gebiete des chemisch-technologischen Unter- 
richts ein Monument um aere perennius errichtet hat. Die dam als ganz neue 
Auffassung und Anordnung des Stoffes ist seitdem massgebend f iir den chemisch- 
technologischen Unterricht in Wort und Schrift. — Die experimentellen Ar- 
beiten sind nicht minder charakteristisch fllr die Persdnlichkeit des Mannes. 
Sie bewegen sich fast durchg£lngig auf Gebieten, welche der wissenschaftlichen 
Erforschung senr schwer zuganglich sind und auf denen es vor allem an Vor- 
arbeiten nahezu vollig fehlte. Uber die Fragen, um deren L5sung er sich be- 
miihte, sind meistens die Akten noch heute nicht geschlossen, und sie werden 
es noch fiir lange Zeit nicht sein. Dazu kam eine seltene Vorurteilslosigkeit, 
immer behielt er die allgemein naturwissenschaftliche ErklSlrung im Auge und 
hob bei Gerberei und F£lrberei, beim Schmelzfluss wie bei der Erh£lrtung der 
M5rtel stets hervor, wie vieles dabei nicht eigentlich chemisch ist. Im ganzen 
waren es nicht gerade dankbare Aufgaben, die er sich stellte. Aber persdn- 
licher Ehrgeiz war ihm eben vollig fremd. Nicht um glftnzende Erfolge war 
es ihm zu tun, sondern um ernste Arbeit im Dienste seiner Wissenschaft. Sie 
bildete den Inhalt seines stillen und dennoch tatenreichen Lebens. 



^) Westermann'B Illustr. Deutsche Monatsh. 8, 38 (1800). 

') Jo am. f&r Gasbeleuchtong 2, No. 1 n. 2. 

*) MOnchen, R. Oldenbourg. 1879. 

*) Vierteljahrsschrift fOr Qesandheitspflege, 1878, 2«8. 
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K iL L U ntersuchu ngen verschiedener Rf^iMfln ^) 

I j^ ^'^ Von Prof DrT v. SCHROEDER nnd Dr. J. PlSSLER. 



In ratiooell galeiteten Gerbereien pflegt man den Betrieb sorgf&ltig za 
kontroUieren, indem der Gerber die Hftute, welche er dem Gerbeprozesae nnter- 
werfen will, in den verschiedenen Stadien der Vorarbeiten and ebenso das 
fertige Leder wftgt und aoB den ermittelteu Gewichten das Rendement 
bestimmt. 

Der Gerber kauft die H&ute entweder im frischen, gesalzenen oder 
im getrockneten Znstande nach Gewicht und weicht dann dieselben ein, nnd 
zwar die ereteren nur kurze Zeit, die letzeren mehrere Tage. Hieranf werden 
die HM.ute auf dem Schabebaum auf der Fleischseite yon den anhftngenden 
Fleisch- and Fettteilen befreit and alsdann ftir den Enthaarangsprozess vor- 
bereitet; hierzu werden die ftlr schweres Sohlleder bestimmten Hftnte ge- 
schwitzt, die tLbrigen im Aescher gekftlkt. Die Schwitze ist ein in feuchter, 
meist warmer Laft eingeleiteter Fftulnisprozess. Bei der Kaikftscherang bringt 
man die HUate zun&chst in mehrfach gebraachte, dann in ganz frische Kalk- 
milch and Iftsst sie mit derselben kfirzere oder I&ngere Zeit in Bertlhrong. 
Oft wird das Enthaaren aach darch Behandeln mit Schwefelnatriam teils rein, 
teils mit Ealk gemischt, oder seltener aach mit Gaskalk erreicht, wobei 
jedoch, wenn die Enthaarang in der Hanptsache durch Schwefelnatriam statt- 
findet, die Haare selbst zerstQrt and nicbt weiter verwendet werden k5nnen. 
Das Enthaaren selbst wird dann in den meisten Fallen darch Uandarbeit ans- 
gefllhrt, wobei eine grUndiiche Entfernung der Haare, BOwie der Oberhaat oder 
Epidermis zu erfolgen hat; die Hftute werden dann grlindlich gereinigt, anf 
der Fleischseite geschoren, wobei die Unterhaat entfernt wird, mit Wasser 
abgesptilt and gelangen in die Beizo. Man bringt hierza die HAate in ein 
aas Taaben-, Hilhner- oder Handeexkrementen and Wasser bereitetes Bad, 
welches man in neaerer Zeit darch mancherlei Sarrogate, mineralische und 
organische Stturen, zu ersetzen gesucht hat. Um aach Schwellung der Hftute 
za erzielen, benutzt man organische SAuren, und zwar in Form der weissen 
Schwellbeize, die aas Gerstenschrot oder Kleie mit Sauerteig and Wasser 
hergestellt wird. In neuerer Zeit werden dazn aach SchwefelsAare oder Salz- 
sfture verwendet, welche aber die grSsste Vorsicht erfordern. 

') Mavlj einem von llerrn Dr. PUssler gUtigst zur Verfflgung gestellten Svnder- 
abdruck aus ^Dingier 's polyt. Journal 1893, Bd. 287, Heft 11. 12 n. 13. 

Wir bringen diesen ana dem Jahre 1893 stammenden Artikel bier noebmala zom 
Abdrnck, da er vielen unserer Leser unbekannt, und bei dem grossen Interesse, das er 
gewlss beanapmcbt, willkommen sein dQrfte. Scbon gelegentlich der Konferenz in Leeds 
wurde der Wunseb nacb einem Abdraeke im OoUegium iaut. Biebe Collegium 1903« 
Beiten 84 und 89. K. Seh. 

^- (Scliluss folgt.) 

Notes and Queries. — Sprechsaal. — Tribune libre. 

I. A. L T. C. I. V. L I. C. A. I. C. I. C. 

Der korrespondierende Schriftftihrer ftir Deutschland des I. V. L. I. C, 
Herr X)r. J'ohannes JPtieaaler, Vorstand der Deutschen Versuchsanstalt 
ftlr Lederindustrie zu Freiberg i. Sachsen ist in den Vorstand desKolonial- 
Wirtschaft lichen Romitees gewfthlt worden. Es ist dies ein neuer 
Beweis ftlr die Wertschfttzung, deren sich Herr Dr. Paessler aach in den der 
Lederindustrie ferner stehenden Kreisen erfreut. 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteor, R^dacteor d'honneur: t 
Karl Sehorlemmer in Worms a.Bh. DgLC 
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Organ der Dentachen Sektion des I. V. L. I. C. 






Untersuchungen verschiedener Bldssen. 

Von Prof. Dr. v. SCHROEDER und Dr. J. PASSLER. 
(Fortsetzang.) 

Die gebeizten Haute sind jetzt soweit vorbereitet, dass sie dem eigent- 
lichen Gerbeprozess unterworfen werden konnen. In diesem Zustande, in 
welchem die Hftute von allem, was fiir den Gerber wertlos ist, befreit sind 
(Kot, Biut, Knoehen, Fleiseh, Haare, Leimleder), werden sie als B loss en 
bezeichnet und enthalten nur Blossentrockensubstauz und einen hohen Prozent- 
satz an Wasser, da die Blosse infolge ihrer sch warn mar tigen Beschaffenheit 
grosse Mengen von Wasser aufsaugt. Im anatomisehen Sinne ist die BlOsse 
also die von alien anderen Bestandteilen befreite, stark wasserbaltige Leder- 
haut (Corium). 

In diesem Stadium werden die H^ute, in welchem sie milchig weiss 
aussehen und also den Namen Blossen fUhren, zur Betriebskontrolle auch 
hftufig von den Gerbern gewogen; das ermittelte Gewicht wird dann als 
Weissgewicht bezeichnet. Nach der Gerbuog und nachdem das erzeugte 
Leder lufttrocken geworden ist, bestimmt der Gerber das Ledergewicht und 
berechnet dann aus sS.mtlichen bestimmten Gewicbtszahlen die erzielten Rende- 
ments. Dieselben soUen ihm ein Bild geben, wie er gekauft und wie er 
gearbeitet hat; namentlich Uber den Durchgerbungsgrad sollen ihm diese 
Zahlen Aufschluss geben. 

Der Theoretiker sieht auf den ersteu Blick, dass der Wert derartiger 
Rendementszahlen ein sehr fraglicher sein muss, da doch der Wassergehalt 
in diesen Fallen ein sehr grosser und demnach bei der schwammigen Be- 
schaffenheit der. Blossen ein sehr wechseinder sein muss. Je wasserreicher die 
Bl(5sBe unter soifst gleichen Verhaltnissen ist, um so niedriger wird das erzielte 
prozentische Lederrendement, und je wasserSlrmer die Blosse ist, um so hoher muss 
das Ldderrendement ausfallen. Der Theoretiker erkennt diese Tatsache auf den 
ersten Blick, wtthrend man sich in der Praxis meist dariiber sehr wenig klar 
ist, wie sehr gerade dieses Moment bei den dort vorgenommenen Wftgungen 
das ansschlaggebende ist. 

Ganz ausser Acht hat man in der Praxis einen eventuellen Wechsel des 
BlOmenwassergehaltes auch nicht gelassen, da in neuerer Zeit vorgesohlagen 






fi 



r 



Digitized by 



Google 



Hwmiam ■ m. itift. 

worden list, das 61(588engewicht nieht zu beaiiimcnen, siOibald die 6l5ssen aus 
dem Wasser kommen, soMleiu ux JQidein einaeliwu Falle, nachdem dieselben 
geiiaii 2 Stunden anf dem Bock<> gehMigen haben, woaelbst eie genugwd 
haben abtropfen k(5nnwi. Aber aueh diese VorsiehismasBregel wird sicherlich 
nicht geottgen, da man nicht annehmen kann, dass z. B. eine dtinne schwammige 
Ralbsbl588e denselben Wassergehalt hat als eine dicke, kernige OchseDhaut, 
die zur Herstellong von Sohlleder bestimmt ist. 

Wir sehen also, dasa die weehselnden WaeeergebAlte anf das Leder- 
rendement den grdssten Einfluss haben. Da nnn dieselben bei den WAgnngen 
in der Praxis immer unbekannt sind, so k5nnen die Hendementszahlen der 
Praxis nur wenig Wert besitzen. Andererseits ist aber die Rendementsfrage 
ftir den Gerber yon allerh&chster Bedentung nnd es wAre daher fiir die Praxis 
von sehr grossem Wert, wenn man aus der Untersuchung des fertigen Leders 
mit Sicherheit einen Schluss auf das erzielte Lederrendement ziehen k5nnte 
und wenn man diesen Schluss auoh in Zahlen aufizudrUeken im Stande wSlre. 
Dadurch wUrde man eine theoretische Unterlage zur Beurteilung des Leder- 
rendements erhalten, die y^llig unabhUngig ist, yon den meist ungenauen und 
unsicheren BlOssen- und Lederwftgungen der Praxis, — eine Unterlage, die 
zugleich geeignet sein wUrde, diese Gewicfatsbestimmungen der Praxis zu 
kontrollieren und ihre Erg^bnisse in dem einen oder anderen Falle naher zu 
erklftren. 

Die yoUstftndige Lederanalyse, welche angiebt, wieviel Gerbstoff das 
Leder enthftlt, wird entschieden die beste Grundlage zur Rendementsermitte- 
lung sein. Eine direkte Bestimmung des aufgenommenen Gerbstoffes ist jedoch 
bei lofagarem Leder yorlftufig nicht moglich; wir sind aber sehr wohl in der 
Lage, denselben indirekt zu bestimmen. Der Vorschlag der indirekten Gerb- 
stoffbestimmung, auf welchen wir irtiheri) bereits hingewiesen haben, riihrt 
von A. Mnntz her und beruht auf der Stickstoff bestimmung im fertigen 
Leder. Die BlQssensubstanz oder Hautsubstanz enthalt n&mlich eine gewisse 
Menge Stickstoff. Wtthrend des Gerbeprozesses treten zu der Hautsubstanz 
bei den meisten verss.'hiedenen Gerbearten stickstoff freie KSrper hinzu. Es 
ist daher einleuchtend, dass der Stickstoffgehalt des Leders um so niedriger 
sein muss, je mehT Gerbstoffe von der Hautsubstanz bei der Lederbildung 
anfgenommen worden sind. Haben wir also den Stickstoffgehalt des trockenen 
Leders bestimmt, so Iftsst sich daraus die Menge der trockenen BlQsse, aus 
welcher dieses Leder hervorging, ganz leicht berechnen, Voraussetzung ist 
dabdi aber: 

1) dass man den Stickstoffgehalt der trockenen BIQsse 
genan kennt, 

2) dass wfthrend des eigent lichen Gerbeprozesses keine 
nennenswer ten Mengen der BlOssensubstanz zersetzt werden. 

Dass man den Stickstoffgehalt der BlSssensubstanz zu einer solcben 
Rechnung genau kennen muss, ist eine Selbstverstandlichkeit, und wexm n***^ 
daher bei Untersuchung verschiedener Lederarten Schltisse auf die BlSssen- 
menge ziehen will, so ist es notwendig, die Stickstoffgehalte ujid die. sonstige 
Zusammensetzung der verschiedenen BlQssenarten vorher durch eine besondere 
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Untersachung feetzustellen. Eine derartige chemische Unt<llrsudinng der Ver- 
Bchiedeoen Bl^ssenarten ist yon nne ausgefUhrt worden Und die Itesultate 
derselben sollen in vorliegender Arbeit mitgeteilt werden. 

Dass die zweite Voranssetzung, die oben angefUhrt wnrde, iBbenfalls 
erfiillt sein musB, ist auch ohne weiteres einleuchtend. Warden wflhrend des 
eigentlichen Qerbeprozesses, d. h. yon dem Augenblicke an, wo die Blbsse 
gewogen und in die erste Farbe eingezogen ist, bis dahin, wo das Leder 
gezogen und gewogen wird, irgend nennenswerte Mengen der Bldsseneubstanz 
zersetzt, und es sind diese zersetzten Hautmengen bald gr($6ser, b&ld kleiner, 
so hort natfirlich jede M5glichkeit auf, aus dem Stickstoffe des Leders elnen 
Schluss auf die ursprUnglicfae BlQssenmenge zu ziehen. Untersuchungto hie- 
r&ber aind in unserem Laboratorium im Gange und die Hesultate demelben 
werden demnftchst in einem besonderen Artikel in diefter ^achsckrift Ver- 
Sffentlicbt werden. 

In yorliegender Arbeit woUen wir die Resultate der Sttckstoffbedtim- 
mungen und die Zusammensetzung der yerschiedensten Bl5sd8n, die durch den 
Oerbeprozees in Leder Hbergefiihrt werden, mitteilen. Gleichzeitig wilrde 
auch d«r Wadsergehalt dieser Blossen im nadsen Zustande bedtimmt, um zu 
zeigen, welchen grossen Schwailkungen derselbe unterworfen ist, Und dass 
demnach die Rendementszablen der Praxis nur wenig WeH haben kSntien. 
Da wir bei unseren Untersuchungen so reichhaltiges Material zur VerftigUng 
batten, so haben wir noch die Elementaranal^yse einer gi'ossen AnZahl iyon 
Blddeen ausgefiihrt. Wfthrend die Zusammeusetzung, der Stickfitoff- Und 
Wassergehalt der Bl5s!jten yon wirklich praktischem We#te ist, )iind die 
Resultate der Elemen tar analyse yon rein wissenschaftlichem, physiologischein 
Interesse. 

Zu unseren Untersuchungen wurden, wie bereits «rw£lhnt, die Ver- 
schiedenen, am hftufigsten zum Gerben yerwendeten Tierblossen und einige 
BlOssenspezialitftten yerwendet und zwar die BiQssen yom Rind, Kiilb, Ross, 
Schwein, Schaf, Ziege, Hirsch, Reh, Hund, Katze; ferner kleinere Teile«der 
Bl5ssen yon Kameel, Rhinozeros, yon afrikanischem Kips und yon einlgen 
Rindern. Die yerschiedenen Httute oder Hautsttioke waren mit Hilfe <des 
KalkHschers enthaart worden; nur die eine halbe Rinddhaut, die Bahiahaut 
und der Ballenkopf waren zum Zwecke der Enthaarung geschwitzt worden. 
Als Beize diente teils die Taubenmistbeize, teils die Gerstetischrotbeize, dach 
welcher die Blossen wieder sauber gereinigt wurden* 

Die zuY Untersnchung bedtimmten Bldssen sind aus der LehrgerbAerei 
der Deutseheii Gerberschule und aus zwei Tharander Gefbereien nach tind 
nach entnommen und yon diesen BeaugFquellen unter Einhaltung der erfortier- 
lichen Vorsichtsmassregeln, wie Vermeidung von Druck u. 8. w., in das Tha- 
rander Laboratorium gebracht worden. Daselbst wurden sie stets sofoH in 
ein Fass mit zu- und abfliessendem reinem Washer gdlegt, aus welchem sie 
nach eintfigigem Aufenthalte mittels einiger Hacken an einer Leine zum Ab- 
tropfen aufgehangen wurden. Nach genau zw»isttindigem Hftngen wurden die 
Bl588en entweder direkt gewogen (Weis&gewicht), oder falls es darauf ankam, 
yerschiedene Telle der Bldnse zu untersuchen, dieselbe zuyor mit einem 
scbarfen Messer unter Vermeidung jeden Druckes in die gewUnschten Telle 
zerschnitten. Die Teilung erfolgte bei yerschiedenen Bl(58sen, um festzustellen. 
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ob Gleichheit oder Verschiedenheit innerhalb ein und derselben Bldsse hin- 
sichtlich der Znsammensetzung, des Stickntoff- oder Wassergehaltee vorhandwi 
iflt. Kach dem Wftgen warden die Blossen mit Bindfadeb in Rabmen gespannt 
und an einem hiftigen, niebt en warmen Orte lufttrocken gemacbt. Im luft- 
trockenen Zaetande wnrden die BiQssen wiedernm gewogen, also das Lnft- 
trockengewicbt bestimmt, bieranf zar Wasserbestimmung sorgfftltig eine 
Mittelprobe ^ezogen und nacb Ermittelung des Wassergehaltes der lufttrockenen 
Bl588e die Menge der Trockensubstanz berecbnet. Von der lufttrockewn 
BiGsse wurde in der Regel nur ein Teil in kleine Stiicke zerschnitten und 
diese zu einem feinen Hautpulver gemahlen, welcbes zur Bestimmung der 
Zusammensetzung, des Stickstoffgebaltes und zur Elementaranaljse der Blossen- 
substanz diente. 

Im Folgenden sollen nocb einige Erlftnterungen zu dem Untersuchungs- 
material gegeben werden. Von der gescbwitzten RindsblSsse wurde nur die 
eine Hftlfte untersucht, welcbe wiederum in a) Croupon, b) Hals und c) Bauch 
geteilt wurde. Unter „ Croupon^ versteht man den besten und stftrksten 
mittleren Teil einer BlOsse, der vom Schweife bis hinauf zum Anfange des 
Nackens und seitwftrte bis tiber die Mitte des Bauches binab fiber den oberen 
Teil der Hinterschenkel leicht. Der ^Hals'* bildet den eigentlichen Halsteil 
und der „Bauch^ die tibrig bleibenden Teile. Die gekalkte RindsblQsse wurde 
geteilt in a) linker Croupon, b) rechter Croupon, c) Hals und Bauch. Bei 
der halben Rosabaut erfolgt die Teilung in a) Spiegel, b) Kern, c) Hals und 
Bauch. Der „Kern" der Rosshaut ist identisch mit dem Croupon des Rindes. 
Der „ Spiegel'* bildet den hinteren Teil des Kernes. Die Rosshaut ist nftmlich 
auf der Fleischseite mit zwei tiber den ganzen Afterteil reichenden, oft auch 
mit einander zusammenhftngenden runden, kautschukfthnlichen Ueberzngs- 
schicbten belegt, welcbe als „ Spiegel" bezeichnet werden. Vom Kalb wurden 
drei BlOssenh&lften von drei Individuen untersucht. Vom Schwein kam eine 
halbe BlOsse zur Untersuchung. Die ZiegenblOsse wurde in zwei Halften 
geteilt, welcbe getrennt untersucht wurden. Die Blossen vom Hirsch, Reh, 
Hund und Katze wurden ungeteilt zur Untersuchung verwendet. Die Schaf- 
bl5s8e, die einer friiheren Untersuchung gedient hat, war bereits naoh dem 
Hilngen von 10 Minuten gewogen worden. Die ubrigen untersuchten BlSssen 
stellen nur gewisse Bl^ssenteile verschiedener Tiere dar. Von der Kameel- 
bldsse wurde je ein Sttick vom Rficken, Hals, Bauch uud von der Klaue 
entnommen und jedes Sttick einzeln gewogen und getrocknet. Die vorstehende 
Tnbelle I enthftlt die Zusammenstellung der ermittelten Weiss-, Lufttrocken- 
und Trockensnbstanzgewichte und die Wasser- und Tfockensubstaiizgehalte 
der verschiedenen B15ssen bezieh. Blosssenteile. 

Bei dem ersten Blick in Tabelle I sieht man, dass die Wassdrgehalte 
der verschiedenen Blttssen ausserordentlich schwanken, dass man also durchaus 
nicht berechtigt ist, fttr jede Bl5sse, auch ftir diejenigen nicht, die bauptsftcblidb 
in der Rotgerberei verwendet werden, einen dui chschnittlichen Wasser-, Luft- 
trockensubstanz- bezieh. Trockensubstanzgehalt anzunehmen. Den hochsten 
Trockensubstanzgehalt — 38,12 Proz. — hut die Bl6sse der Bahiahattt; dies 
iyt jedoch ein abnormer Fall ; die betref fende Bloase war sehr schlecht geweicht 
und griff sich noch ganz hart an, weswegen dieselbe auch nur ein wenig 
brauchbares Leder geliefert haben wurde. Diese Blosse muss aus diesem 
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Gmnde van unsereo spftteren Betraehtnngen ausgeeehl^ssen weird^n. Den 
nftchsth^chflten Troekensnbstanzgehalt bezieh. niedrigsten Wassergebalt w&ist 
die Rhinozeroshaut auf ; dann kommen die verschiedeuen Blossen (nicht BlSsaen- 
teile) in folgender Keibenfolge : geschwitzte RindsblSpse, KatsienblOsse, gekalkte* 
Rindsblosse, SchweineblSsse, HundeblOsse, Rossbldsse, die Kalbsbl^ssen, Ziegen- 
blc)«se, HischWOsse, Rebbl5sse und Schafblosse. Die Trockensubstanzgeb»lte» 
scbwanken bierbei von 30,66 bis 11,41 Proz. Die letztere Zahi, welche der 
Sebafbl5sse zukommt, ist deswegen so niedrig ansgefallen, weil das Wftgen 
bereits 10 Minnten nach dem AufhftDgwi erfolgte; wtirden die iibHchen 2 Siunden 
eiogehalten worden sein, 80 wtLrde sieb der Trookeosubetanzgebalt etwa& 
bOher gefttellt baben, aber sicberlicb wiirde aucb daun noeh derselbe der* 
medrigste von alien anderen g^wesen sein. Die obige< Reibenfolga IttSBt 
deutlicb erkennen, dass der Trockensubstanzgehalt der BlSss-ett 
abnimmt, bezieb. der Waseergebalt steigt mit der Abnahme 
der St'ftrke und mit Zunabme der scbwammigen Textur der 
Blossen. Eine d^nne sobw«.ebe Kalbsbl5sse ist wasserreicber al* eine- 
stftrkere Rindsbldsse', und eine gekftlkte RindsblOsse, die dnrcb den Ka^kfts^rar- 
and die B^ze scbwammiger trnd lockerer geworden ist, ^itbftU mebr Wasser 
aikfgesogen als eine gesebwitzte Rindsbldsse. 

Der Wassergebalt der Blossen wecbselt also ausserordentlicb mit der 
Proven ienz und richtet sich aucb nach der Art der Vorarbeiten. Der Weebsel 
des Wassergehaltes gebt sogar nocb weiter. Derselbe Ut sogar nicht ein- 
mal innerhalb ein und derselben BlQsae konstant, wie aucb aus Tabelle I 
ersieik^tlicb ist. Es gilt aucb da wieder die Regel, dass die stftrkeren BlOssen- 
teile wasserftrmer sind als die dttnneren und schwammigeren. Bei der- 
geschwitzten Rindsblosse ist der Croupon wasserftrmer als der Hals und dieser 
wiederum wasserftrmer als der Bauch; bei der gekftlkten RindsblQsse bat' 
ebenrfalls der Croupon einen niedrigeren Wassergebalt als Bauch und Hals. 
Nnr die KameeHbl6sse weist in dieser Beziehung eine kleine Unregelmftssigkeit 
auf; daselbst ist der Hals wasserftrmer als der Rticken, welcher dem Croupon 
entspriebt. Vergleicbt man hinsichtlicb des Wassergehaltes symetrische 
Telle ein und desselben Individuums, so zeigt sich Gleichheit. Der- linke 
Croupon der gekftlkten RindsblSsse hat denselben Wassergebalt wie der rechte, 
ebeosa die linke Ziegenbl5ssenhftlfte fast den gleiehen wie die rechte. 

Aus alien diesen Zahlen gebt hervor, dass man nicht ftir jede Blosse 
denselben Wassergebalt annehmen kann, wie die Praktiker vielfach glauben, 
sondern dass derselbe sehr wecbselt und namentlich abbftngig ist yon der 
Starke und Textur der BlSssen und von der Art der Vorarbeiten, die damit 
vorgenommen worden sind. Eine Blosse, die nur 1 Stunde abgetropft hat, 
wird mehr Wasssr enthalten als eine solche, die 2 Stunden gehangen hat, und 
diese wieder mehr als eine solche, die mit dem Schlicker ausgestrichen worden 
ist; von mehreren tlbereinander lagernden Bldssen wird die unterstliegende 
infolge des auf ihr lastenden Druckes einen geringeren Wassergebalt besitzen 
als die obenliegende. Die Blossen werden demnach aucb sehr verschiedene 
Rendements geben, und zwar die mit dem niedrigeren Wassergebalt selbst- 
verstftndlicb die besseren, ohne dass die Durcbgerbuxig eine verschiedene zu 
sein braH«ht. Es ist also m5glich, dass die Rendements mehrerer Leder in 
der Praxis voUstftndig verscbieden sein kSnnen, wfthrend sich bei der chemi- 
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schen Analyse der Leder yollstftndig gleiche Darchgerbung ergibt. £s sind 
auB diesein Grande die Lederrendements, die auf das Weissgewicht bezogen 
werden, ftusserst nngenau and konnen, selbst wenn sebr gleichmflssig yer- 
fabren wird, nar b5cbst annftbernde Resultate liefern. MQglicberweise benihen 
die Unterscbiede der Rendements, die man iu der PrMxis fur die verscbiedene^ 
Lederarten annimmt, tiberbanpt nar auf Unterscbieden im Wassergehalt di 
Bl(5ssen. Die gerberiscbe Praxis erzielt nflmlicb bei den gescbwitzten Sohl- 
ledern die besten Rendements, dann kommen die gekalkten Soblleder, hierauf 
die Zeugleder, and endlicb die Oberleder, and man fttbrt dies auf verschiedene 
Durcbgerbungsgrade zurtick, die die betreffenden Lederarten besitzen. Dem- 
entsprecbend sind aucb die Wassergebalte der Bl5ssen; die letzteren, die 
Kalbsbldssen, baben nacb unseren Untersucbuugen den bOcbsten Wassergehalt 
von denjenigen Bldssen, die in der Lobgerberei von Bedeutung sind, milssen 
demnacb aucb tbeoretiscb das niedrigste Rendement ergeben, wSlbrend die 
gescbwitzten Rindsbldssen am wenigsten Wasser entbalten and mitbin das beste 
Rendement liefern milssen. Ob diese Rendementsunterscbiede lediglicb im 
verscbiedenen Wassergebalte der BlQssen ibre Ursacbe baben oder ob tat- 
sftcblicb durcbgflngige Unterscbiede im Durcbgerbungsgrade vorhanden sind, 
werden eine grosse Anzabl von Lederanalysen zeigen, die gegenwftrtig im 
hiesigen Laboratorium ausgeftihrt und spllter in dieser Facbscbrift^) zur Ver- 
offentlicbung gelangen sollen. 

An die Untersucbungen liber den Wassergebalt der Bl^ssen baben wir, 
wie bereits erwftbnt, weitere Untersucbungen tiber die Zusammensetzung der 
getrockneten Bl5ssea angescblossen. Wir baben in sUmtlichen Bl5s8en bezieh. 
Bldssenteilen den Gebalt an Fett, Ascbe und eigentlicher Uautsubstanz be- 
stimmt. Die Bestimmung des Fettes erfolgte durcb Extraktion der getrock- 
neten, gemablenen B15sse mittels Scbwefelkoblenstoffes im Soxblet'schen 
Extraktionsapparate. In dem entfetteten Hautpulver wurden sowobl Asche- 
ais Stickstoffbestimmungen ausgefiibrt. Auf die AusfUbrung der letzteren 
wurde ganz besondere Sorgfalt gelegt; die betreffenden Resultate, die in der 
nftcbsten Tabelle aufgefubrt werden, sind die Mittelwerte von zwei oder drei 
Bestimmungen, welche stets auf wenige Hundertstel von Prozenten Uberein- 
stimmten. Zur Sticks toff bestimmung, welcbe nacb der von Wilfabrt modi- 
fizierten Kjeldabl' schen Metbode ausgefiibrt wurde, wurden stets 0,4000 g 
des absolut trockenen, entfetteten Hautpulvers von bekanntem Ascbengebalt 
verwendet. Beim Abdestillieren des Ammoniaks wurden 50,0 cc i/io-Normal- 
scbwefelsaure vorgelegt und der Ueberscbuss derselben mit i/io-Normal- 
ammoniaklosung zurucktitriert. Bei den Kontrollbestimmungen waren beim 
Zurftcktitrieren die hochsten Unterscbiede 0,2 cc, was erst 0,07 o/q Stickstoff 
entspricbt; in den meisten Fallen war der Unterscbied nocb geringer oder 
tiberbaupt keiner vorbanden. Ausser den zur Wasserbestimmung verwendeten 
BlCssen wurde noch eine Anzabl anderer getrockneter Blossen untersucht; 
so z. B. mebrere Hautpulver, die aus gekalkter Riudsblosse bergestellt sind 
und im hiesigen Laboratorium zur Gerbstoffanalyse verwendet werden, ferner 
Hornleder, welches weiter nichts ala getrocknete Blosse darstellt. 

>) Slehe: Dinglers polyt. Jour. 289, 137, 210, 229. 

(Scbluss folgt.) 

Honorary Editor, Ebren-Redakteur, Redacteur d'bonnenr: 
Karl Scborlemmer in Worms a. Rb. 
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Untersuchungen verschiedener Blflssen. ^ ^^ ^ 

Von Prof. Dr. v. SCHROEDER und Dr. X PlSSLER. " f>e.{vy^Lu.^ 
(Fortsetzung statt Schluss.) Qf ^ 

Die RhinozerosblSsse wurde vor dem Trocknen getrennt in Narbenseite 
(Aussenseite) und Fleischseite (Innenseite), da diese beide in ihrer histologischen 
Beschaffenheit so verschieden waren, dass man nicht eine gleiche Zusammen- 
setzung der beiden annehmen konnte. Die verschiedenen Teile der Kameelblosse 
wurden nicht getrennt, sondern eine Mittelprobe derselben untersucht. Mehrere 
entgerbte Transparentleder, die aus Rindsblossen hergestellt waren, dienten auch 
znr Stickstoffbestimmung. Transparentleder ist ein mit Glyzerin und zuweilen 
auch gleichzeitig mit Fett gegerbtes Leder, das durch Extraktion mit Schwefel- 
kohlenstoff und Wasser vollstftndig entgerbt werden kann. 

Wir betrachten in Tabelle II zun&chst die Zusammensetzungen der 
Trockensubstanz verschiedener Blossen und in erster Linie den Fettgehalt der- 
selben. Jede Bldsse enthftlt also eine gewisse Menge Fett, die auch durch 
den Aescher- und Beizprozess nicht vollstftndig entfernl wird. Der Fettgehalt 
derjenigen Bldssen, die namentlich von den Rotgerbern verarbeitet werden, 
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TABELLE II. 

Zusammensetzung mid Stick&toffgeb»lt der verachiedeiien Bl588en 

bezieh. BlOwenteile im absoliit trockenen Zustande. 







Haatsttb- 


Fett 


Asche 


Btanz 


Proa. 


Proz. 


Proz. 


0,26 


0,33 


99,41 


0,19 


0,29 


99,52 


0,43 


0,27 


99,30 


0^8 


0,30 


99,42 


0,22 


1,33 


98,45 


0,25 


1,11 


98,64 


0,49 


1,62 


97,89 


0,33 


1,37 


98,30 


0,57 


1,68 


97,75 


0,87 


1,56 


97,57 


1,48 


1,86 


96,66 


1,10 


1,73 


97,17 


0,62 


1,00 


98,38 


1,02 


1,09 


97^9 


0,60 


1,25 


98,15 


1,01 


0.78 


98,21 


0,80 


0,69 


98,51 


0,31 


0,26 


99,43 


0,66 


1,97 


97,37 


0,18 


0,30 


99,52 


1,41 


1,25 


97,34 


0,37 


0,76 


98,87 


0,32 


1,26 


98,42 


— 


1,34 


98,66 


— 


0,77 


99,23 


— 


1,00 


99,00 


2,57 


0,83 


96,60 


1,10 


2,40 


96,50 


0,16 


2,08 


97,76 


0,06 


2,08 


97,86 


0,08 


2,08 


97,84 


2,55 


0,39 


97,06 


2,62 


0,52 


9b,o6 


2,58 


0,45 


96,97 


1,11 


1,52 


97,37 


3,63 


1,19 


95,18 


6,97 


1,17 


91,86 


6,98 


1,20 


91,82 


6,98 


1,19 


91,86 


11,53 


1,58 


86,89 


7,60 


1,50 


90,90 


4,97 


1,74 


93,29 


8,13 


1,64 


90,24 


29,66 


1,47 


68,87 


31,42 


2,81 


65,77 


26,57 


2,75 


70,68 



Stickstoff in 

fett- a. asche- 

freier Haat 



Geschwitzte Rindsblasse: 

a) Croupon 

b) Hals 

c) Banch 

abisc) Ganze BlQsse 

Gekftlkte Rindsbl5sse: 

a) Linker Croupon .... 

b) Rechter Croupon .... 

c) Bauch, Hals 

abisc) Ganze Bl5sse 

RoB8bl(58se : 

a) Spiegel 

b) Kern 

c) Bauch, Hals 

abisc) Ganze Bl5sse 

Kalbsbl58se I 

II 

Ill 

Bl5s8e von afrikanischem Kips . . 
„ „ einem Bnllenkopf . . . 

„ „ einer Bahiahaut . . . 

„ „ „ Kuhhaut .... 

HautpulverfGekalkte RindsblCsse I 
zur Gerb- I tt 

fltoffbe- I » » i^ 

stimmong ( „ » HI 

Hornleder (getrockn. Rindsbl^Ssse) 
Entgerbtes Transparentleder I . . 
» » 11 . . 

in . . 

SchweineblSsse 

KameelblSsse 

RhinozerosblOsse : 

a) Narbenseite 

b) Aasseite 

a u. b) Ganze BlSsse 

ZiegenblQsse : 

a) Linke Halfte 

b) Rechte Hftlfte 

a u. b) Ganze Blcisse 

Hirschblesse 

Rehblosse 

SchafblSsse : 

a) Linke Hftlfte 

b) Rechte HSllfte . . 

a u. b) Ganze Bl6sse 

Schafblosse : 

a) Kern 

b) Hals 

c) Bauch 

abisc) Ganze Bl5sse 

SchafblSsse 

Katzenblosse 

HundeblQsse 



Proz. 

17,88 
17,92 
17,79 

17,87 

17,84 
17,85 
17,78 
17,81 

17,85 
17,93 
17,69 
17,78 
17,78 
17,78 
17,80 
17,76 
17,92 
17,83 
17,89 
17,85 
17,82 
17,84 
17,80 
17,83 
17,71 
17,84 
17,84 
17,67 

18,22 
17,93 
17,98 

17,48 
17,47 
17,47 
17,41 
17,38 

17,15 
17,05 
17,10 

17,05 
17,06 
17,16 
17,10 
17,18 
17,05 
16,97 
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wia Rinds-, Roes-, Kalbsbl58se, ist dnrchw^g sehr germg; hinBichtlich der 
VerteilaDg des Fettes &af ein and derselben BlSsse scheint die Regel zu sein, 
dass der Bauchteil in der Bldsse fettreicher ist als die Ubrigen Teile. Die 
SchweineblQsse, welche vorzugsweise nur noch in SUddentschland and Oster- 
reich-Ungam zu lohgarem Ijeder verarfoeitet wird, eeichnet sich bereits durch 
einen hdheren Fettgehalt ans. Kameel-, Hirsch und Rhinozerosbldese beeitzen 
nur geringe Mengen Fett. Von diesen genannten Bldsseu unterscheiden sich 
die Ubrigen durch einen wesentlich hOheren Fettgehalt; ganz hesonders hoch 
ist derselbe bei Schaf, Katze und Hund. Beim Schaf wechselt der Fettgehalt 
wiederum sehr bei den einzelnen Indiyiduen. Innerhalb ein und derselben 
Biosew finden ziemlich grosse Unterschiede statt. Symetrische Teile derselben 
Bl58se zeigen wie beim Wassergehalt keine Unterschiede, aber die einzelnen 
Teile derjenigen Bldsse, welche vor ihrer Untersuchung in Kern, Hals and 
Baach geteilt wurde, weichen in ihren Fettgehalten wesentlich von einander 
ab. Hierbei ist der Bauchteil, mit 4,97 o/o Fett am fettftrmsten, dann folgt 
der Hals mit 7,60 o/o und schliesslich der Kern mit 11,53 o/o. Im Kern sind 
wieder die fettigsten Teile an der Schwanzgegend, wovon man sich bei jeder 
Schaf bldsse selbst tiberzeagen kann. Die durch die Analyse gbfundene Ver- 
teilung dee Fettes in ein und deri^elben Schaf bl5sse bestfltigt yollstftndig die 
Angaben, diie jeder praktische Gerber darttber macht. 

Bezfiglich des Aschengehaltes finden bei den yerschiedenen BlOssen nur 
geringe Unterschiede statt. Die Bldsse besitzt yon Natur aus sehr wenig 
anorganische Stoffe, wie die Zusammensetzung der geechwitzen Bldssen zeigt, 
deren Aschengehalt bei Rindsbl^sse, BuUenkopf und Bahiahaut von 0,26 bis 
0,69 o/o schwankt. Der geringere Aschengehalt mit 0,30 o/o der einen gekalk- 
ten Rindsbldsse beraht darauf, dass dieselbe, da sie zu analytischen Zwecken 
(als Hautpulver bei der Gerbstoff analyse) dtenen solite, sorgfftltig und mehr> 
mals ausgewaschen worden war. Der h5here Mineralstoffgehalt der (ibrJgea 
Bldssen rfihrt vom Kalkaacher her, in welchem in die Bidsse Calciumfaydrozyd 
bezieh. kohlensaurer Kalk gelangt sind, die durch die spateren Prozesse nicht 
vollstftndig wieder entfemt worden sind. 

Wir kommen jetzt zur Betrachtung des Stickstoffgehaltes der yer- 
schiedenen Bldssen und wollen zunftchst sehen, ob der Stickstoffgehalt in fett- 
und aschefreier Substanz in yerschiedenen Teilen ein und derselben Blcisse 
konstant ist. Wie aus unseren Untersachungen hervorgeht, ist dies in der 
Tat der Fall, denn die unwesentlichen Differenzen sind nur auf indiyiduelle 
Verschiedenheiten aurtickzuffthren, da man es in der fett- und aschefreien 
BlQesentrockensubstanz doch kaum mit einer chemisch einheitlichen Substanz 
zu tun hat, was ja auch Reimer bereits nachgewiesen zu haben glaubt. 
Die grOsste Differenz betrftgt bei der geschwitzten Rindsbldsse 0,13 o/o, bei 
der gekalkten Rindsbldsse 0,07 o/o, bei der Rossbmsse 0,24 o/o und bei der 
SchafblSsse 0,11 o/o. Durch den Nachweis, dass der Stickstoffgehalt der 
reinen Bl5ssentrockensubstanz in yerschiedenen Teilen ein und derselben 
Bl5sse nahezu konstant ist, gewinnt der Vorschlag, den Stickstoffgehalt des 
Leders zur Bestimmung des Durchgerbungsgrades zu benutzen, bedeutend an 
Wert. Wtlrde dagegen ein Wecheel des Stickstoffgehaltes konstatiert worden 
sein, so wftre es unm5glich, aus dem Stickstoffgehalte des fertigen Leders 
einen Schluss auf die Durchgerbung der ganzen Haut Ziehen zu wollen. 
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Tabelle II gibt ferner auch darUber Gewissheit, dass der Stickstoff- 
gehalt der reinen Bldssentruckensubstanz von verschiedenen Tieren gering, 
aber dabei deutlich variiert. Wir k5hnen die Tiere hinsichtlich dea Stiek- 
stoffgehaltes ihrer reinen Bldssentrockensubstanz in drei Gruppen teilen: 

1) Rind (Kalb), Kips, Ross, Schwein, Kameel, Rhinozeros (Stickstoff- 
gehalt schwankt zwischen 17,67 und 17,98 o/o). 

2) Ziege, Hirsch, Reh (Stickstoffgelialt schwankt zwischen 17,38 nnd 
17,48 o/o). 

3) Schaf, Unnd, Ratze, (Sticktoffgehalt schwankt zwischen 16,97 nnd 
17,18 0/0). 

Gruppe 1 zeigt im Stickstoffgehalte die grQsste Differenz, welche 
namentlich durch die Rhinozerosbl^sse hervorgerufen wird. Die Narbenseite 
derselben hat mit 18,22 o/o einen abweichend hohen Stickstoffgehalt, wodnrch 
derselbe flir die ganze Bl5s8e erhOht wird. Uebrigens ist die Rhinozerosblbsse 
ftir die gerberische Praxis ohne Bedentung. Bei sftmtlichen iibrigen BlSssen 
dieser Gruppe yariiert die Menge des Stickstoffes nnr sehr wenig, weswegen 
man berechtigt ist, das Mittel zu ziehen and dasselbe bei alien spilteren Be- 
rechnangen, wie Bestimmnng des Durchgerbungsgrades, zu Grunde zu legen. 
Das Mittel der Stickstoffgehalte derjenigen BlSssen ans der ersten Gruppe, 
die in der gerberischen Praxis von Wichtigkeit sind und deren Stickstoff- 
gehalt zwischen 17,71 und 17,92 0/© schwankt, betrftgt 17,82 o/o; ftir klinftige 
Berechnungen wird es ratsam sein, diese Zahl auf 17,80 o/o abzurunden. Die 
BlSssen, deren reine BlGssentrockensubstanz durchschnittlich 17,80 o/o Stick- 
stoff enthalten, sind diejenigen, welche namentlich vom Rotgerber zu lohgarem 
Leder verarbeitet werden, und bei diesem spielt der Durchgerbungsgrad eine 
besondere Rolle, da der Rothgerber seine HSLute und Leder nach Gewicht ein- 
und yerkauft und mithin eine m^glichst voll8t9,ndige Durchgerbung erzielen 
will. Wir sind jetzt in der Lage, aus dem Stickstoffgehalte des Leders anf 
den Grad der Durchgerbung, auf die H5he des erzielten Rendements schliessen 
zu konnen, da wir den Stickstoffgehalt der yerwendeten Blossen hinl&nglich 
genau kennen. Selbstyerst9,ndlich ist hier wieder die Voraussetzung zu machen, 
dass bei dem eigentlichen Gerbeprozesse keine Zersetzungen yon Hautsubstanz 
stattfinden. 

Die Bl(5ssen, die einen niedrigeren Stickstoffgehalt besitzen, das sind 
die von der Ziege, vom Hirsch, Reh, Schaf, Hund und yon der Katze, werden 
namentlich sSlmisch- und weissgar, nur in seltenen Fftllen lohgar gemacht. 
Aber in alien diesen Fftllen ist ftir den Gerber die Ermittelung des Rendements 
und Bestimmung des Durchgerbungsgrades von geringerer Bedeutung, da alle 
diese Bldssen, ebenso das daraus hergestellte Leder, moistens nicbt nach dem 
Gewicht, sondern nach der Stuckzahl gekauft und yerkauft werden. Es 
haben demnach die Stickstoffgehalte dieser Bldssen ftir die Praxis geringere 
Bedeutung. 

Wir fassen unsere Resultate der Stickstoffbestimmungen in den ver- 
schiedenen Bl5ssen und Blossenteilen nochmals zusammen: 

Der Stickstoffgehalt der wasser-, asche- und fettfreien 
Blossensubstanz ist bei ein und demselben Indiyiduum an den 
yerschiedensten Stellen und bei Individuen derselben Tierart 
als konstant zu betrachten. Es haben sogar mehrere Tierarten 
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den gleiehen Stieketoffgehalt. Die von una nntersuchten BlSssen 
lassen sich hinsichtlich ihres Stickstoff gehaltes in drei Gruppen 
t e i 1 e n : 

1) Bl5s8en yom Rind, Kips, Ross, Schwein, Kameel, mit 
durchschnittlich 17,80o/o Stickstoff. 

2) Bl5ssen von der Ziege, yom Hirsch and Reh mit durch- 
schnittlich 17,400/o Stickstoff. 

3) Bl5ssen vom Schaf, Hund und von der Katze mit durch- 
schnittlich 17,100/o Stickstoff. 

Wenn man weiss, von welchem Tier ein Leder abstammt 
was ja innerhalb dieser drei Gruppen bei den gerberisch wich- 
tigen Bl5ssen leicht zu entscheiden ist, so wird man demnach 
im Stande sein, aus dem Stickstoffgehalt der wasser-, asche- und 
fettfreien Ledersubstanz berechnen zu kOnnen, wie viel das 
Leder BlOssentrockensubtanz und gerbende Stoffe enthftlt; man 
kann also auf diese Weise genau den Durchgerbungsgrad eines 
Leders ermitteln. 

Da wir bei unseren Untersuchungen sehr mannigfaltiges Material zur 
VerfUgang hatten und Hber die elementare Zusammensetzung der Lederhaut 
in der Literatur von einander abweichende Angaben zu finden sind, so 
schlossen wir die Elementaranalyse verschiedener BlQssen an. Die reinge- 
machte BliJsse, wie sie der Gerber in die Farbe einzieht, besteht aus der 
stark wasserhaltigen Lederhaut oder dem Corium. Nach Untersuchungen von 
Stohmann und Langbein') hat dieses Corium iin aschefreien Zustande 
f olgende Elementarzusammensetzung : 

C 49,91 Proz. 

H 5,75 , 

N 18,00 „ 

S 0,30 , 

26,04 „ 

100,00 Proz. 
Muntz*) fand in einer enthaarten nod gereinigten RindsblOsse, die er 
zu mehreren Gerbeversuchen verwendete, folgende Zusammensetzung: 

C 51,80 Proz. 

H 6,69 „ 

N 18,29 , 

23,22 , 

100,00 Proz. 
Der Schwefel wnrde von Muntz nicht bestimmt. 

Nach Rol let's') und Reimer's*) Untersuchungen ist das Corium 
keine chemisch einheitliche Substanz, sondern es besteht aus der Substanz 



*) Muspratt's eneyklopftisches Handbuch d. tecbn. Ghemie, 4. Aufl , Bd. 3, S. 1188. 
*) Aonales de Chimie et de Physique, Juli 1870 S. 309 

•) Wiener Akademie Bericht, Bd. 30, S. 37. Bd. 89, S. 308. Dingier 's polyt. Journ. 
18K8, 149, »S. 

♦) Dingier '8 polyt Journ. 1872, 206, 143. 
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der Bindegewebafftsem oder Fibrillen und der aie yerkittenden iDterzelklar- 
snbfitanC) die Reimer aU Coriin beseichnet. Dm letstere soil in Ralk- 
nnd Barytwasser und in einer lOprozentigen KochsalzlOsnng iQalich sein, 
w&hresd «s in KoehsalslSsang von grdsserer oder geriDgerer Konzentration 
unlQsHch sein soil, welche Eigenschaften zu seiner Abscheidang von Reimer 
benutzt worden eind. Reimer analysierte die beideu Bestandteile, wobei er 
einen eventuellen Schwefelgehalt unberiicksichtigt lieas, and land aie folgender- 
massen znsammengesetzt : 

C 48,45 Proz. . 45,91 Proz. 

H 6,66 „ 6,57 , 

K 18,45 „ 18,01 „ 

, . . . . 26,44 „ 29,51 „ 

100,00 Proz. 100,00 Proz. 

Bei den Reimer' schen Zahlen findet sich ein Recbenfehler vor, welcher 
bei den hier zitierten Zusammensetzangen bereits berftcksichtigt und geftndert 
ist. Reimer berechnet aus diesen Analysen folgende Formeln ftlr diese 
beiden Substanzen: 

Bindegewebssubstanz : CsoH46N]oOia 
Coriin: CsoHmNioOw. 

Da man das Corium durch wiederholte Behandlung mit Kalkwasser 
nicht YolIstSlndig an Coriin erschGpfen kann, sondern immer wieder neue 
Mengen von Coriin in Lfisung gehen, so glanbt Reimer, dass durch die lange 
EinwirkuDg des Kalkwassers das Coriin von neuem gebildet wird und dass 
dasselbe ein Umsetzungsprodukt der Bindegewebssubstanz ist. Dieser Um- 
setzung, bei welcher eine Sauerstoff- und Wasseranfnahme erfolgt, gibt Reimer 
folgende Formel: 

C8oH46NioOi9 + 0-^1-2 H2O = C30H60N10O16 
Bindegewebssubstanz. Coriin. 

BezHglich der von Reimer aufgestellten Formeln ist zu erwahnen, 
dass die von ihm gefundenen Zahlen nicht gut mit den berechneten uberein- 
stimmen, so dass auf diese Formeln nicht allzu grosser Wert gelegt werden 
darf. Ferner kann man aueh auf die Reimer'schen Zahlen, besonders aaf 
die Stickstoffzahlen, nur wenig Wert legen, da dieser Autor nur geringe 

3 5 

Mengen Substanz zur Analyse verwendet und ausserdem etwa -—- - Normal- 

schwefelsfture vorgelegt hat, sodass die Analysenfehler sehr gross werden. 
Es lassen dies die Reimer'schen Angaben selbst direkt erkennen. Die drei 
Stickstoffgehalte des aschefreien Coriins schwanken nach Berttcksichtigung 
des erwfthnten Rechenfehlers innerhalb 0,48 Proz., welche Differenz entschie- 
den tiber die erlaubte Grenze hinausgeht. 

Wir haben nun die Elementaranalyse in einer Anzahl der von uns 
untersuchten Blossen ausgefiihrt und, wie bereits bemerkt werden kann, eine 
nicht erwartete Uebereinstimmung bei den verschiedenen Bl5ssen erhalten. 
Zur Analyse wurde die absolut trockene, entfettete, gemahlene Bl(5sse, deren 
Aschegehalt friiher ermittelt war, verwendet. Es wurde auf diese Weise je 
ein Teil der von uns untersuchten BlOssen verschiedener Tierarten, sowie 
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anch die beste Gelatine des Handels f Ur bakterioiogische Zwecke (tou G r U b- 
ler in Leipzig) analjeiert, nnd zwar: 

Geschwitete RindsblSsse, linker Croupon, 

Gekftlkte Kindsbl5sse, Croupon, 

KalbsblOeee (I), 

Eos&bldsse, Kern, 

Eameelblosse, 

Schweinebl5s8e, 

Rhinozerosbldestf a) N^rbenseite, 
b) Aasseite, 

Ziegenblosse, 

Hirschbl^sse, 

Rehbl^sse, 

Schafblosse (Kern), 

KatzenblQsse, 

HundeblSase^ 

Gelatine. 
Es folgen jetzt die Analysenresultate : 

Geschwitzte RindsblSsse, Croupon, mit 0,20 Proe. Asehe und 
17,88 Proz. N (aschefrei). 

0,3160 g Substanz gtben 0,5835 g CO2, entspr. 50,39 Proz. C, 
und 0,1820 g H2O, „ 6,40 „ H, 
0,3134 g „ gaben 0,5795 g CO2, „ 50,42 „ C, 
und 0,1817 g H2O, „ 6,44 „ H. 
Daraus berechnet sich die Zusammensetzung der aschefreien Substanz: 
1 2 Mittel 

C . . . . 50,49 50,52 50,51 Proz. 
H. . . . &,41 6,45 6)43 „ 

N. . . . - - 17,88 „ 

Gekalkte RindsblOsse, linker Croupon, mit 1,36 Proz. Asche und 
17,83 Proz. N. (aschefrei). 

0,3036 g Substanz gaben 0,1727 g H2O, entspr. 6,32 Proz. H, 
0,3220 g , „ 0,1870 gH20, „ 

0,2932 g „ „ 0,5344 gC02, , 

und 0,1684 g H2O, 
0,3045 g „ gaben 0,1757 g H2O, 
0,3116 g „ „ 0,5668 gC02, „ 

und 0,1801 g H2O, „ 
Daraus berechnet sich in aschefreier Substanz: 
12 3 4 5 

C .... — — 50,38 - 50,28 
H . . . . 6,41 6,54 6,47 6,50 6,51 
N .... - — — — - 

Kalbsblosse (I) mit 1,05 Proz. Asche und 17,78 Proz. N (aschefrei). 
0,3103 g Substanz gaben 0,5653 g CO2, entspr. 49,68 Proz. C, 
und 0,1786 g H2O, „ 6,39 „ H. 



6,45 , 


H, 


49,70 , 


c, 


6,38 , 


H, 


6,41 , 


H, 


49,60 , 


c, 


6,42 , 


H. 


Mittel 




50,33 Proz. 


6,49 , 




17,83 , 
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In aschefreier Sabstanz: 

C 60,21 Proz. 

H 6,46 , 

N 17,78 , 

RossblSsse, Kern, mit 1,63 Proz. Asche nnd 17,93 Proz. N (aschefrei). 
0,3170 g Subatanz gaben 0,5741 g COa, entspr. 49,38 Proz. C, 
und 0,1807 g HaO, „ 6,33 „ H. 
In aschefreier Sabstanz: 

C 50,20 Proz. 

H 6,44 , 

N 17,93 „ 

Kameelbl^sse, mit 2,56 Proz. Asche und 17,67 Proz. N (aschefrei). 
0,3126 g Substanz gaben 0,5587 g COa, entspr. 48,74 Proz. C, 
und 0,1762 g HtO, „ 6,26 „ H. 
In aschefreier Substanz: 

C 50,02 Proz. 

H 6,43 „ 

N 17,67 , 

RhinozerosbiOsse. 

a) Narbenseite, mit 2,14 Proz. Asche and 18,22 Proz. N (aschefrei). 
0,3193 g Substanz gaben 0,5716 g COs, entspr. 48,82 Proz. C, 

und 0,1784 g H2O, „ 6,21 , H. 
In aschefreier Substanz: 

C 49,89 Proz. 

H 6,34 , 

N 18,22 „ 

b) Aasseite, mit 2,38 Proz. Asche und 17,93 Proz. N (aschefrei). 
0,3132 g Substanz gaben 0,5650 g COs, entspr. 49,19 Proz. C, 

und 0,1760 g HtO, „ 6,24 „ H. 
In aschefreier Substanz: 

C 50,39 Proz. 

H 6,40 , 

N 17,93 „ 

Aschefreie Substanz der ganzen BiQsse: 

C 50,29 Proz. 

H 6,39 „ 

N 17,98 „ 

SchweineblOsse, mit 0,94 Proz. Asche und 17,84 Proz. N (aschefrei). 
0,3672 g Substanz gaben 0,6655 g CO2, entspr. 49,42 Proz. C, 
und 0,2067 g H2O, „ 6,25 „ H. 
In aschefreier Substanz: 

C 49,90 Proz. 

H 6,31 , 

N 17,84 „ 

(Schluas folgt.) 



Honorary Editor, Ehren-Redakteur, R^dacteur d'honnear: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Rh. 
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Organ der Dentschen Sektion des I. V. L. I. C. 



I. A. LT. C. - I. V. L 1. C. - A. 1. C. I. C. 

Deutsche Sektion. (D. S.) 

Die Deutsche Sektion des I. V. Zi* J. C wird am Sonntagp den 
3. JDezember 1905 in Frankfurt a* M. (in den Ranmen des Technischen 
Vereins, Goetheplatz 5.^) eine Versatntnlung abhalten, auf die wir schon jetzt 
die Mitglieder und Frennde des Vereins aufmerksam machen. Soweit die Fest- 
Btellungen bis jetzt geschehen konnten wird die Tagesordnong folgende Gegen- 
stftnde enthalten: 

1. Geschaftliche Mitteilongen. 

2. Die Bestimmung der Schwefelsllure im Leder. Referent: Dr. J. Paessler- 
Freiberg. 

3. Zur Analyse von Eigelb. Referent: K. Schorlemmer -Worms. 

4. Die neue Organisation zur Beschaffung yon Hautpnlver. 
Referent: Dr. J. Paessler- Freiberg. 

5. Die Analyse der Milchsflnre. Referent: Prof. Dr. Philip-Stuttgart. 

6. Uber die Giftigkeit der Chromvefbindnngen nnd die sich darans ftlr die 
Lederindastrie ergebenden Folgerungen. Referent: Dr. H. Becker-Frank- 
furt a. M. 

7. Neuere Arbeiten liber die Chromgerbung. Referent: Dr. J. Paessler- 
Freiberg. 

Sollten weitere Berichte erwtinscht oder beabsichtigt sein, so wird um 
tnnlichst baldige Benachrichtigung des nnterzeichneten Vorsitzenden gebeten. 
Gttste bind willkommen. 

Frankfurt a. M. Freiberg i. Sachsen 

Dr» H. Becker^ JDr. J". Baessler, 

Prftsident der D.S. . korr. Schriftftlhrer der D.S. 

I. A. L T. C. - I. V. L I. C. r- A. I. 0. I. 0. 
Notice. 

The Organising Committee for Great Britain of tke International 
Congress of Applied Chemistry, to be held in Rome in 1906, have requested 
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the Executive Committee of the I. A. L. T. C. to nominate one of its members 
to serve on the British Committee. I therefore nominate Dr. J. Gordon Parker 
to represent the I. A. L. T. C. on the British Committee. 

6r. Schweitzer^ 
President of the I. A. L. T. C. 

Mitteilung. 

Das Organisationskomitee fiir Gross -Britannien des intemationalen 
Kongresses fUr angewandte Chemie, der im Jahre 1906 in Bom abgehalten 
wird, hat das Ezekntiv-Komitee des I. V. L. I. C. darnm ersucht, eines seiner 
Mitglieder zn beaoftragen bei dem britischen Komitee t&tig zu sein. Ich 
emenne daher Herm Dr. J. Gordon Parker zum Reprasentanten des 
I. V. L. I. C. bei dem britischen Komitee. 

€r. Schweitzer, 
Prasident des I. V. L. I. C. 

Notice. 

Le comity britanniqne d*organisation du congr^s international de chimie 
appliqaee, qni se tiendra en 1906 k Rome, a prie le comit6 ex6cutif de 
FA. I. C. I. C. de charger un de ses membres de snivre les travaux du comite 
britanniqne, k la snite de quoi je charge monsieur le Dr. J. Gordon Parker 
de representor TA. I. C. I. C. anpr^s du comite britannique. 

G. Schweitzer, 
_ ^ President de T A. I. C. I. C. 

Note on the d etannising of tanning extracts. 

By S. R. TROTMAN und J. E. HACKFORD. 

At a recent meeting of the Society of Chemical Industry we read a 
paper entitled „The Removal of Tanning Matter by Hide Powder^, but this, 
at the time being in a more or less unfinished state ws» not published. 

Briefly the method proposed by us was a combination of that proposed 
by Procter in 1887, and that by Dr. Yocum who in 1894 introduced a modi- 
fication of Simand & Weiss's method. <) 

The disadvantage of Simands & Weiss's method, or of Dr. Yocum's is 
that on adding a strong solution of tanning to the hide powder, the last 
traces are not removed owing to the whole of the powder becoming tannised. 
This is obviated by Procter's bell method, as most of the tannin is absorbed 
by the first portions of the hide powder, leaving a practically fresh hide 
powder to remove the traces. 

The method suggested is carried out in the following manner. Five 
grams of hide powder are placed in a mortar and ground for about five 
minutes with 50 c. cs of the tannin liquor, in order to remove the large part 
of the soluble matter. The last traces are eliminated by pouring the contents 



J. Soc. Ohem. Ind. 1887 p. 94. Leather Manufacturer 1894 No. 9 and J. Soc. Chem. 
Ind. 1894 p. 494. 
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of the mortar into a funnel of the Gooch crucible type, collecting the filtrate 
and rinsing it to wash hide powder. The hide powder is then freed from the 
filtrate by pumping and pressing with a spatxda. 

The hide powder is now ready for using haying at this stage been 
practically freed from soluble matter. 

About a third of the prepared hide powder is then taken, and stirred 
by means of a small mechanical stirer, with 150 c. cs of the liquor to be 
detannised. The stirring operation lasts for five or ten minutes, at the end 
of which time the solution should be colourless, thereby showing that the 
greater part of the tannic acid has been removed. 

While the stirring operation is in progress the remaining two thirds of 
the prepared hide powder are ground in a mortar with 100 grams of silver 
sand, the object being to increase the available surface of the hide powder, 
and further to make a mediam in which channels shall be less apt to form 
than in the hide powder itself. It is needless to add that the silver sand 
inust be perfectly clean and free from organic matter, and it is washed and 
ignited before use. 

The contents of the mortar are now washed into a Gooch funnel of 
about 2 inch diameter, in which a mat of asbestos has been prepared, rinsed 
and pumped dry. 

The 150 c. cs of partially detannised liquor are now passed through this 
filter of practically unaffected hide powder, and thus the last traces of tanning 
materials are removed. The flow of the filtrate is controlled by means of 
the pump. The first 20 c. cs are rejected and of the remainder 50 c. cs are 
evaporated to dryness and weighed as usual. 

It will be seen that the above method combines the swiftness of Yokum's 
method with the efficiency of Procter's for the greater part of the tannin 
is removed by the hide powdefr during the mechanical stirring operation as 
in Yocum's method while the traces are removed by sand filter, which is 
really an inverter Procter's filter since the liquid is detannised by the first 
operation leaving the sand filter to take out the last traces of the tanning. 

The following figures were obtained in the author's laboratory, showing 
the difference in the soluble non-tannins as estimated by Procter's 
method and as estimated by our method. 





Wt. of S. N. T. when 

filtered in usual 

manner. 


Wt. of S. N. T. when 
filtered slowly. 


Wt. when filtered by 

Trotman & Hackford's 

method. 


1 


•0710 grams 


•0800 


•0640 


2 


•0714 


•0816 


•0700 


3 


•1328 


— 


•1172 


4 


•0731 


— 


•0716 


5 


•1121 




•1160 


6 


•0240 




•0208 
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From the above experiments the consistency of the results obtained is 
shown. In Procter's bell method if '02 is allowed as correction for soluble 
hide powder, a substance as sumach in which 10 grams are used in analysis 
has its results influenced 20/o while if only 2 grams of substance be taken as 
in the case of Quebracho extracts this correction figure affects the results to 
an extent of lOO/o: If the Soluble Non-Tannins are filtered slowly the correction 
is still greater as shown in examples 1 and 2. This is without doubt the fact 
which causes the divergence of results obtained by different Chemists. 

The consistency of the results obtained no doubt depends upon the 
elimination of this error. That the new method actually does remove the last 
traces is shown by the fact that in every case the figure given is less than 
that given by the bell filter, the difference being due to soluble hide powder, 
which amount seems to vary according to the tightness with which the bell 
is packed and the rate of flow. 

The method indicated in the paper for the detannising liquors was 
found to be very useful at a time when there was much difficulty in getting 
a hide powder that would comply with the I. A. L. T. C. requirements. The 
soluble matter being entirely washed away and hence allowing of the use of 
a somewhat inferior substance. In the discussion which followed the paper, 
it was admitted that it is perhaps quite possible to find a method which will 
more completely detannise extracts than the official one, but that such complete 
detannisation is not always desirable, the lowest results obtained for the 
soluble non tannins being not always the most accurate. 




Untersuchungen verschiedener BIttssen. 

Von Prof. Dr. v. SCHROEDER und Dr. J. PASSLER. 
(Schluss.) 
ZiegenblOsse, mit 0,70 Proz. Asche und 17,48 Proz. N (aschefrei). 
0,3179 g Substanz gaben 0,5824 g COa, entspr. 49,96 Proz. C, 
und 0,1805 g HaO, , 6,31 , H. 
In aschefreier Substanz: 

C 50,31 Proz. 

H 6,35 , 

N 17,48 , 

Hirschbl5sse, mit 1,65 Proz. Asche und 17,42 Proc. N (aschefrei). 
0,3160 g Substanz gaben 0,5737 g COa, entspr. 49,51 Proz. C, 
und 0,1787 g HaO, , 6,28 , H. 
In aschefreier Substanz: 

C 50,34 Proz. 

H 6,38 , 

N 17,42 , 

RehbUsse, mit 1,19 Proz. Asche und 17,38 Proz. N (aschefrei). 
0,3020 g Substanz gaben 0,5486 g COs, entspr. 49,54 Proz. C, 
und 0,1709 g HsO, , 6,29 , fl. 
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In ascheireier Substanz: 

C 50,14 Proz. 

H 6,37 , 

N 17,38 r, 

Schafb 15886, mit 1,79 Proz. Asche und 17,05 Proz. N (aschefrei). 
0,3200 g Substanz gaben 0,5787 g CO2, entspr. 49,32 Proz. C, 
lind 0,1836 g H2O, „ 6,37 „ H. 
In aschefreier Substanz: 

C 50,19 Proz. 

H 6,49 , 

N 17,05 „ 

Katzenbl58se, mit 1,15 Proz. Ascbe nnd 17,05 Proz. N (aschefrei). 

1) 0,3168 g Substanz gaben 0,5865 g CO2, entspr. 50,49 Proz. C, 

und 0,1834 g H2O, „ 6,43 , H. 

2) 0,3120 g Substanz gaben 0,5781 g CO2, „ 50,53 „ C, 

und 0,1811 g H2O, „ 6,45 „ H. 
In aschefreier Substanz: 

1 2 Mittel 

C 51,08 51,12 51,10 Proz. 

H 6,50 6,52 6,51 „ 

N — - 17,05 „ 

Hundebl&sse, mit 1,00 Proz. Asche und 16,97 Proz. N (aschefrei). 
0,3142 g Substanz gaben 0,5733 g CO2, entspr. 49,76 Proz. C, 
und 0,1807 g H2O, „ 6,39 „ H. 
In aschefreier Substanz: 

C 50,26 Proz. 

H 6,45 „ 

N 16,97 « 

Gelatine, mit 1,70 Proz. Asche und 17,72 Proz. N (aschefrei). 

1) 0,3387 g Substanz gaben 0,1883 g H2O, entspr. 6,18 Proz. H. 

2) 0,3036 g , „ 0,5462 g CO2, ^ 49,05 „ C, 

und 0,1687 g H2O, „ 6,17 ^ H. 

3) 0,3154 g „ gaben 0,1768 g H2O, „ 6,23 „ H. 

4) 0,3241 g , , 0,5823 g CO2, , 49,00 „ C, 

und 0,1855 g H2O, „ 6,36 „ H. 

5) 0,3180 g „ gaben 0,5728 g CO2, , 49,12 „ C. 

und 0,1801 g H2O, „ 6,29 , H. 
In aschefreier Substanz : 

12 3 4 5 Mittel 

C . . - 49,90 - 49,85 49,97 49,91 Proz. 

H . . 6,28 6,28 6,34 6,47 6,40 6,35 „ 

N . . - - - - - 17,72 „ 

Die Ergebnisse der Elementaranalyse, auf aschefreie Substanz berechnet, 
sind in Tabelle III zusammengestellt. 

Wir finden hierbei, dass die Elementaranalysen sehr gat untereinander 
tibereinstimmen. Die einzigen auftretenden Unterschiede zeigen sich in den 
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bereits er5rterten Stickstoffgehalten, nach welchen wir die BlOssen in drei 
Grnppen geteilt hatten. Der Kohlenstoffgehalt schwankt, mit Ansnahme des- 
jenigen der KatzenblQsBe, zwischen 49,89 nnd 50,51 Proz. Der Gehalt der 
KatzenblSesensubstanz an Kohlenstoff ist mit 51,10 Proz. ein abweichend 
hoher. Der Wasserstoff gehalt liegt innerhalb noch engerer Grenzen, DAmlich 



TABELLE III. 

Zusammenstellang der Elementaranalysen verschiedener Blossen 

und yon Gelatine. 

(In aschefreier Sabstanz.) 



c 


H 


50,51 


6,43 


50,33 


6,49 


50,21 


6,46 


50,20 


6,44 


50,02 


6,43 


49,90 


6,31 


49,89 


6,34 


50,39 


6,40 


50,29 


6,39 


50,31 


6,35 


50,34 


6,38 


50,14 


6,37 


50,19 


6,49 


51,10 


6,51 


50,26 


6,45 


49,91 


6,35 



N 



Geschwitzte Rindsblosse (linker Croupon) 
Gekalkte BindsblOsse (Croupon) .... 

Kalbsbl5sse (I) 

RoBsblOsse (Kern) 

Kameelblosse 

SchweineblSsse 

Rbinozerosbloese : 

a) Narbenseite 

b) Fleischseite 

Ganze BlSsse 

ZiegenblSsse 

Hir8chbl5sse 

RehblSsse 

Sehafblosse (Kern) 

Katzenbldsse 

Hundebl(5sse 

Gelatine 



17,88 
17,84 
17,78 
17,93 
17,67 
17,84 

18,22 
17,93 
17,98 

17,48 
17,42 
17,38 

17,05 
17,05 
16,97 

17,72 



zwischen 6,31 and 6,51 Proz. Wir sehen also, dass die verschiedenen Blossen 
hinsichtlich der prozentigen Zusammensetzung im Kohlenstoff- und Wasser- 
stoffgehalte fast gar keine Unterschiede aufweisen, und dass nur im Stickstoff- 
gehalte — demnach aber auch im Sauerstoffgehalte, da dieser indirekt aus 
der Differenz ermittelt wird — Unterschiede vorhanden sind. Wir k5nnen 
die Bl5ssen wieder in dieselben Gruppen teilen, wie dies weiter oben bereits 
geschehen ist, nur wilrde die dritte Gruppe eine weitere Spaltung erfahren, 
da die KatzenblSsse einen abweichenden Kohlenstoffgehalt hat. In Folgen- 
dem ist die durchschnittliche elementare Zusammensetzung, einschliesslich des 
Sauerstoffes, flir die einzelnen Gruppen berechnet worden, woraus wiederum 
die grosse Ubereinstimmung im Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalte er- 
sichtlich ist: 
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C 


H 


N 





1. Gruppe: 

Geschwitzte und gekfllkte Rindsbldese, 

Kalbsbl58S6, RossblQsse, Kameelbl5E>se« 

Schweinebl3sse, Rhinozerosblosse. 


0/0 

50,21 


o/o 
6,42 


o/o 
17,84 


0/0 

25,53 


2. Gruppe: 
Ziegenblosse, Hirsehblasse, RebblSsse. 


50,26 


6,37 


17,43 


25,94 


3. Gruppe: 
SchafblQsse, Hundebldsse. 


50,23 


6,47 


17,01 


26,29 


4. Gruppe: 
KatzenblSsse. 


51,10 


6,51 


17,05 


25,34 



Vergleiehen wir die Analyse der Gelatine mit der Zusammensetzung der 
Bl5ssen der ersten Gruppe, so finden wir nahezu vollstftndige Ubereinstimmung ; 
der Kohlenstof F-, Wasserstoff- und Stickstoffgehalt der Gelatine ist nur durch- 
weg etwas kleiner. Mit den weiter oben angeftihrten Angaben iiber die 
Zusammensetzung der Blossensubstanz, beziiglich des Bindegewebes, stimmen 
nnsere Zahlen weniger gut iiberein ; relatiy am besten noch mit den Analjsen- 
resultaten von Stohmann und Langbein, weniger gut mit denen yon 
Muntz und yollstandig abweichend yon den unsrigen sind die Reimer'schen 
Zahlen. Es gibt aber ferner in der Literatur noch einige Zahlen fiber die 
elementare Zusammensetzung yon Glutin, welches durch Kochen yon Knochen 
Oder tierischer Haut zu Leim erhalten wird. Diese Analysen, welche recht 
gut mit den unsrigen Ubereinstimmen, rllhren yon Fremj^) und Schfitzen- 
berger^) her. 

Zusammensetzung yon Glutin (aschefrei): 

G 

Nach Fremy 50,0 

„ Schtitzenberger . 50,0 

Die gr5sseren Abweichungen yon den R e i m e r ' schen Zahlen lassen sich 
jedenfalls dadurch erklftren, dass Reimer zur Herstellung der Bindegowebs- 
substanz die Bl5sse mit Essigsflure behandelt und aus der dadurch erlangten 
LQsung die Bindegewebssubstanz wieder mit Kalkwasser ausfftllt. Mdglicher- 
weise gehen bei diesen Prozessen schon Zersetzungen yor sich, durch welche 
natiirlich dann die prozentige Zusammensetzung des Untersuchungsmaterials 
alteriert werden muss. Eine aodere Erklllrung Iftsst sich kaum geben, nach- 
dem durch unsere Untersuchungen die Konstanz in der Zusammensetzung der 
verschiedensten Bl5ssen doch hinlftnglich bewiesen worden ist. 



H 


N 


6,5 


17,5 


6,7 


18,3 



') Jahresbericht ttber die Fortschritte der Chemie, 1854, S. 701. 
') Jahresbericht Ober die Fortschritte der Tierehemle, 1876, S. 1 
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Zum Schlnss haben wir in verschiedenen BiSssen anch noch ScLwefel- 
bestimmungen ausgeftthrt, nnd zwar in der gescliwitzen und gekftlkten Rinds- 
bldsse, KalbsblOese, BossblSsse, SchafblSsse, Ziegenbl5sse und Gelatine. Die- 
selben ergaben folgende Besnltate: 

Geschwitzte Rindsbldsse: 
5,0000 g Snbetanz gaben 0,0730 g BaS04, \ 

entepr. 0,0100 g S, 0,20 Proz. S [ Mittel : 
5,0000 g Snbstanz gaben 0,0743 g BaS04, I 0,20 Proz. S 
entepr. 0,0102 g S, 0,20 Proz. S J 
Gekftlkte RindBblOsse: 
5,0000 g Substanz gaben 0,0700 g BaS04, \ 

entepr. 0,0096 g S, 0,19 Proz. S I Mittel : 
4,0000 g Snbstanz gaben 0,0662 g BaS04, 0,21 Proz. S 
entepr. 0,0091 g S, 0,23 Proz. S i 
KalbsblSsse: 
5,0000 g Substanz gaben 0,0836 g BaS04, 

entspr. 0,0115 g S 0,23 Proz. S 

RossblQsse: 
5,0000 g Substanz gaben 0,0795 g BaS04, 

entepr. 0,0109 g S 0,22 Proz. S 

Schaf biSsse: 
5,0000 g Substanz gaben 0,0784 g BaS04, 

entepr. 0,0107 g S 0,21 Proz. S 

ZiegenblOsse: 
5,0000 g Substanz gaben 0,0780 g BaS04, 

entspr. 0,0107 g S 0,21 Proz. S 

Gelatine: 
5,0000 g Substanz gaben 0,1826 g BaS04, 

entspr. 0,0250 g S 0,50 Proz. S. 

Wir sehen, dass der Schwefelgehalt der Bl5ssensubstanz ein sehr ge- 
ringer und in den verschiedenen Blossen nahezu gleich ist. Der ungleich 
habere Schwefelgehalt der Gelatine ist jedenfalls wohl auf Unreinigkeiten 
zurtickzuflihren. Stohmann und Langbein hatten den Schwefelgehalt 
der Blossensubstanz zu 0,30 Proz., also etwas h3her als wir, gefanden. Der 
Gehalt der kftuflichen Gelatine ist nach Hammarsten^) 0,74 Proz. Ob 
der Schwefel ein Bestandteil der eigentlichen Blossensubstanz oder ein Be- 
standteil eines in der Bl5sse befindlichen Eiweisskorpers ist, Iftsst sich auf 
Grund unserer Untersuchungen nicht entecheiden. Die sftmtlichen vorliegenden 
Zahlen lassen wegen ihrer Gleichmassigkeit yermuten, dass die Bldsse ent- 
weder eine chemisch einheitliche Substanz oder ein Gemisch yon isomeren 
oder wenigstens nahezu gleichartig zusammengesetzten K5rpern ist. 

*) Hoppe-Seyler'B Zeitschrift far physiologische Chemie, 9,805. 

Honorary Editor, Elhren-Bedaktear, B6dactear d'honnenr: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Rh. 
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Organ der Dentschen Sektion des I. V. L. I. C. 



1. A. LT. C. - I. V. L L C. - A. I. C. I. C. 

Deutsche Sektion. (D. S.) 
Einladung 

znr Mitgliederversufninlung in Frankfurt a« M,, in den R&umen 
des Technischen Vereins, Goetheplatz 5, I. Stock, am Sanntagf den 
3. Dezember 1905, Vormitt€igs 9yi Uhr plinktlich. 

Tagesordnung: 

1. Geschaftliche Mitteilnngen. 

2. Die Bestimmung der Schwefelsfture im Leder. Referent: Dr. J. Paessler- 
Freiberg. 

3. Zur Analyse von Eigelb. Referent: K. Schorlemmer -Worms. 

4. Die neue Organisation znr Beschaffung von Hautpulver. 
Referent: Dr. J. Paessler- Freiberg. 

5. Die Analyse der Milchsftnre. Referent: Prof. Dr. Philip-Stnttgart. 
.6. .Zwei Autoreferate von Dr. Th. KOrner-Freiberg iiber 

a) Betriebskontrolle bei der Chromgerbung und eine neue Methode zur 
Bestimmung der Basicitftt von Einbadbrtlhen ; 

b) Ascheruntersuchungen. 

7. Uber die Giftigkeit der Chromverbindungen und die sich daraus fiir die 
Lederindustrie ergebenden Folgerungen. Referent: Dr. H. Becker-Frank- 
furt a. M. 

8. Neuere Arbeiten liber die Chromgerbung. Referent: Dr. J. Paessler- 
Freiberg. 

9. Mitteilnngen aus dem Kreise der Teilnehmer an der Versammlung. 

Um 1. Uhr wird ein gemeinsanies Mittagessen, das trockene 
Gedeck zu Mk. 3. — eingenommen. 

Es wird hdflichst gebeten, die Beteiligung tunlichst vor. dem 
1. Dezember dem unterzeichneten Vorsitzenden (52 neue Mainzerstrasse) an- 
melden zu wollen. 
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Die ordentlichen und ausserordentlichen Mitglieder der iibrigen Sektionen 
des I. V. L. I. C. Bind bei dieBer VersammlaDg herzlich willkommen. 

Insbesondere wttrde es nns zur Frende gereichen, wenn auch die Herren 
Fabrikanten und engeren Kollegen au8 der dentschen Lederindustrie und ihren 
Hilfsindustrien uns durch ihre Teilnahme an unseren Beratungen beehren 
wollten. 

Die bis dahin in Frankfurt anwesenden Teilnehmer treffen sich am 
Samstagf den 2. JDezember, Abends yon 8 Uhr ab in der Alemannia 
(Hofbrttu) am Scbillerplatz. 

Frankfurt a. M. Freiberg i. Sachsen 

I>r* JJ. Becker, I>r. J". Petessler, 

Prftsident der D. S. korr. Schrif tftlhrer der D. 8. 



A nalyse des M atiferes tannantes 
et Appr6ciaiion de leur vftl6Ur inOustrielle.^) 

Les eoctraits tanniques. 

par M, HENRI COUDON, 
chef des travAux chlmique k I'lnstitut national agronomlque de France. 

Le tanin est un des principes imm^iats les plus r6pandus dans la 
nature, on le rencontre dans les differentes parties des yeg^taux : 6eorce, bois, 
racine, feuilles, fruits, r^sines, etc., et le nombre des matieres tannantes 
y^getales est considerable. Cependant, I'^corce de chene fut en France 
jusqu'li une 6poque qui n'est pas encore tr^s ^loign^e, la seule mati^re premiere 
mise en oeuyre par I'industrie du cuir; puis on utilisa peu k peu le bois de 
ch&taignier et la feuille de sumac; enfin, le deyeloppement des relations 
commerciales entre I'Europe et I'Am^rique amena les industriels k tirer parti 
des nouyelles matieres tannantes exotiques qui, aujourd'hui, sont d^finitivement 
entrees dans notre fabrication. D'autre part, les proc^d6s de tannage, eux- 
memes, ont subi I'influence da progr^s; la tannerie s'est modifiee, on pent 
dire mime quelle a ete presque compl^tement transformee par TapparitioD 
des extraits concentres. 

Ces produits, qui offrent au fabricant des tanins divers, concentres et 
k r^tat dissous, c'est - a - dire prets k entrer en combinaison avec la mati^re 
azot6e de la peau, ont permis par la realisation des proced^s de tannage 
rapide, d'abreger considerablement la duree de la fabrication des cuirs. 

La richesse de I'ecorce de chene yariant, pour chaque region, dans dee 
limit es assez faibles, le prix de revient de Tunit^ de mati^re tannante etait 
autrefois uniquement r6gl6 par le cours de cette 6corce. II n'en est plus de 
meme depuis que le tanneur pent faire un choix parmi les nombreuses 
matilres premieres qn'il trouve sur le marche, ainsi que parmi les extraits 
concentres, d'origines diverses, qui se fabriquent en grandes quantites. L'in- 
dustriel sait generalement que pour obtenir tel cuir qui fait Tobjet de sa fabri- 
cation, il pourra mettre en oeuvre indistinctement un certain nombre de 



') Eztrait du Journal „La Halle aux Cuirs 1905. No. 41. 
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mati^res premieres, jadicieosement choisies par lui et associ^ suiyant des 
regies qu,il a lui-in§me determine expftrimentalement. Mais comment va-t-il 
fixer son choix an point de vue da prix de revient de la mati^re premiere, 
et quelle sera la base d*appreciation qui Ini permettra de prevoir, k priori, 
que Fachat de tels produits, de preference k tela autres, lui permettra de 
realiser le meilleur rendement economique ? C'est k Tfttude de cette question, 
assez complexe, que j'esp^re contribuer par cet article, en mettant le lecteur 
au courant de lanalyse chimique, de Texamen des produits tannants et surtout 
en lui indiquant de quelle fa^on 11 convient d'interpr6ter les risultats de 
I'analyse chimique pour en tirer des conclusions pratiques. 

L'analyse chimique, seule, peut donner una indication rapide et certaine 
snr la valeur industrielle d'un produit tannant quelconque. Elle le peut 
d'autant mieux que depuis quelques ann6es les methodes analytiques sont 
unifiees et fondues en une seule dite Internationale, dont Texecution est 
delicate, qui exige une certaine habilet^ et beaucoup de soins, mais qui 
pr6sente, par centre, le grand ayantage de donner, si elle est bien obsery^e 
dans tous ses details, des r6sultats tout k fait concordants pour le m&me 
echantillon analyse dans des laboratoires differents. 

Gette methode internationals est bas^e sur Tabsorption, dans des 
conditions bien d^finies et toujours les memes, des mati^res tannantes par de 
la poudre de peau sp6cialement pr6paree pour cet usage. Je ne d6crirai pas 
ce proo6de dans cet article, il a dejk et6 expose aux lecteurs de la Halle 
aux Cuirs. Je me bornerai a formuler quelques observations sur la fa^on 
dont les resultats de Tanalyse doivent §tre pr6sentes au tanneur et je decrirai 
un precede d'examen rapide des extraits, capable de completer ayantageusement 
Tanalyse chimique pour I'appreciation de la yaleur industrielle des produits 
tannants. 

II conyient, tout d'abord, d'etablir une distinction entre les mati^res 
tannantes proprement dites et les extraits concentr^. 

Pour les premieres, Fanalyse devra donner pour cent kilog. du produit 
k essayer: 

10 La proportion de mati^res tannantes absorbables 
par la peau; 

2^ La proportion des non tannins ou mati^res extractives. 
Ces determinations ne doiyent porter que sur les corps solubles 
dans Teau. 

11 est certain que, dans ce cas, I'industriel doit baser son choix sur la 
comparaison de la richesse du produit en matidres tannantes absorbables par 
la peau avec le prix des cent kilogr. I^a proportion des matiSres extractives, 
la couleur de la solution aqueuse, sa limpidity, etc., ont bien une certaine 
importance; mais ces donn^es varient assez peu pour chaque esp^ce de mati^re 
premiere et il convient de consid6rer avant tout le prix de Tunit^ de mati^re 
absorbable par la peau. 

En ce qui concerne les extraits concentres, liquides ou solides, I'analyse 
doit etre poussee un peu plus loin et voici comment les bulletins sont 
generalement rediges: 
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Mati^es tannantes absorbables par la peau 

. ^ ^ . f solnbles, on mati^res extractives. 
Non tanins-^ . , , , 

[ msolnbles. 

Eau 



Total 100 

Avec ces determinations, Fappreciation de la valenr indostrielle d^nn 
extrait concentr6 devient facile. Cette valenr est naturellement en rapport 
direct avec la ricbesse en matieres absorbables par la pean. Mais il convient 
ici de faire intervenir, dans one assez large mesure, les autres donnies de 
Tanalyse. 

Le tannage aox extraits etant surtout nn tannage rapide, on comprend 
I'avantage qui r^snlte, dans le travail des cuirs, de Temploi de jus relativement 
limpides, et Ton se rend compte facilement des inconvenients que presente la 
mise en oeuvre de jus boaeux, surcharges de matieres insolubles. Les corps 
non dissous qui restent en suspension dans I'eau ne sent pas absorb^ en 
quantites appreciables par la peau et ils s'accumulent dans les jus. L'emploi 
d'extraits riches en non tanins insolubles rendra rapidement les jns 
6pais et boueux. Pour eviter que la presence de cette forte proportion de 
matiSres en suspension ne gine m^caniquement la penetration du cuir par le 
tanin, on est oblige de recourir k des filtrations souvent fort longues et qni 
ne se font pas sans entrainer une perte tres sensible de tanin assimilable. 

II n'en est pas de mSme des non tap ins solubles qui, s'ils ne 
concourent pas au tannage au m^me titre que le tanin, sMls ne se fixent pa^ 
sur la mati^re azotee de la peau pour donner du cuir, peuvent, cepeodant, 
avoir une heureuse influence sur la rapidite de p6n6tration du tanin et sur 
la qualite du produit. On sait, en ef fet, que parmi ces non tanins solubles se 
trouvent, souvent en fortes proportions, diyerses matieres, que Ton pent 
classer dans la categorie des sucres. Or, ces sucres subissent dans les jns 
Taction des micro - organismes (fermentation lactique, butyrique, etc.), qui 
les transforment en acides organiques. L'action heureuse de ces acides 
au debut du tannage est trop connue pour qu^il soit necessaire d'insister sur 
Payantage que Ton a d'introduire dans les jus, en m§me temps que le tanin, 
une certaine proportion de ces corps qui, par fermentation, developperont 
peu k pen Tacidite nScessaire k I'obtention de ce que les praticiens nomment 
le gonflement^) de la peau. L'industriel devra done, k egalite de ricbesse 
en tanin, donner la preference aux extraits, qui contiennent une assez forte 
proportion de ces non tanins solubles ou matieres extractives. 

En resume, un extrait de tres bonne qualite devra, avant tout, ^tre 
riche en matieres tannantes assimilables par la peau. Mais, pour que ce 
produit puisse etre utilement employe au tannage rapide, il devra r^pondre k 
d'autres conditions dont I'importance est loin d'etre negligeable. 



Je montrerai dans la saite, en 4tudiant Tanalyse des jus de tannerie, que le 
gonflement proprement dit n'est pas, en r^alit^, Theureux resultat de la formation des 
acides orfi^aniques et que Taction de ces acides est tout autre en cours de tannage. A 
mon avis le gonflement r^el de la peau par un acide est tou jours nuisible k la qualite 
du cuir, que la peau soit tann^e au tanin ou par tannage mineral. 
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Nous ayons vu qne les mati^res insolables dans Tean sont non seulement 
inutiles mais encore nuisibles au conrs da tannage lorsqu'elles existent en 
fortes proportions dans les jus. Nous ayons ^galement fait remarquer que 
)es non-tanins solubles dans I'eau, bien que constitues par des mati^res extrac- 
tives non tannantes, contribuent cependant k la fabrication du cuir. En effet 
I'apport regulier des ces extractifs fermentsibles maintient k peu pr6s constant 
le taux de I'acidite libre des jus en assnrant la formation reguli^re de nou- 
veaax acides organiques lib res qui remplacent ceux qui preexistaient dans les 
jus au fur et k mesure de leur saturation par les bases contenues dans les peaux. 

Un extrait de le** choix, destine au tannage rapide, devra done, tout en 
etant riehe en tanin, renfermer une proportion elevee de non-tanins solubles 
ou mati^res extractives. Par centre il ne devra con ten ir que de faibles quantites 
de mati^res insolubles. 

L'analyse chimique, ainsi que les considerations pratiques que je viens 
d'exposer, ne suffisent pas pour juger de la valeur marcliande d'un extrait. 
Dans le tannage rapide on doit tenir compte aussi de la couleur de I'extrait, 
c'est-^-dire de son degre de decoloration. L'examen de la solution aqueuse, 
telle qu'elle a ete faite pour I'analyse chimique, ne peut donner a ce point 
de vue qu'une indication peu precise. Voici un precede qui m'a toujours donn6 
de bons r^sultats: 

Apr^s avoir dos^, dans I'extrait a essayer, le tanin assimilable par la 
peau, on p^se exactement, dans un ballon jauge de 100 c. c, une quantity de 
cet extrait culcuUe de fa^on k ce qu'elle contienne 1 gramme de tanin assimilable. 
On complete le volume k 100 c. c. avec de Teau distillee. On agite et on met 
cette solution dans une fiole de BohSine en contact avec 1 gramme de poudre 
de peau seche et on agite de temps en temps. Au bout de 24 heures environ 
on jette le tout sur un filtre et on lave abondamment la peau qui, apr^s 
dessiecation, conserve une nuance plus ou moins claire suivant que I'extrait 
essaye est plus ou moins bien d6colore. En operant ainsi on peut comparer, 
avec exactitude, la couleur de divers extraits tannants et avoir une idee de 
la nuance que prendront les cuirs tannes avec ces produits. 



Sur la composition de la gelatine impregnee de bichromate 

de potassium insolubilisee par la lumiere et sur la th6orie 

de cette insolubtlisation.^) 

Par 5ji\ A. L. LUMIERE et A. SEYEWETZ. |/' 

Eder a montre dans un travail reste classique^) que la lumiere exerce 
une action reductrice sur le bichromate de potassium en presence de gelatine, 
et donne naissance k du sesquioxyde de chrome. Celui-ci reagit sur I'exc^s 
de bichromate alcalin en formant du chromate de chrome qui se decompose 
sous Paction prolongee de la lumiere et se transforme totalement en sesqui- 
oxyde de chrome. 

>) Extrait du Bull, de la Soc. chim. de Paris, 1905, h. Octobre, No. 18-19, p. 1032. 
•) Eder, Oomptes rendus de I'Acaddmie des sciences de Vienne et Photographische 
Correspondenz, 1878. 
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Les experiences d'Eder donnent bien une conception precise du ph^nom^ne 
de rinsolubilisation prodnit par Taction de la lumi^re snr la gelatine impregnee 
de bichromate de potasse, mais ne permettant pas de tirer des conclusions snr 
la composition ezacte de la gelatine insolubilisee. 

Dans le bnt d'arriver pins surement k cette determination, nons avions 
d'abord recberch6, dans nn travail anterienr^) la composition de la gelatine 
insolubilis6e directement par le sesqaioxyde de chrome (k Tetat d'oxyde on 
de sels). On sait qu'on pent attribuer k ce corps Taction priucipale dans le 
ph^nom^ne de Tinsolnbilisation par la lumi^re. Nons avons montre que la 
gelatine fixe Toxjde de chrome et donne nn prodnit d'nne composition 
parfaitement d6finie 2). 

Dans la pr6sente 6tude nons nons sommes proposes d'elucider les 
points suiyants: 

1^ La lumi^re en agissant snr la gelatine impregnee de bichromate de 
potassium, r6duit-elle settlement ce dernier a Tetat de sesquioxyde de chrome, 
ou bien se forme-t-il avec Texc^s de bichromate, dn chromate de chrome, 
comme Ta indiqu^ Eder? 

2<^ La composition de la gelatine bichromat6e insolubilisee correspond- 
elle k une combinaison d^finie ou bien varie-t-elle avec la concentration de 
la solution de bichromate et la duree d'exposition k la lumi^re. 

HYPOTHESES RELATIVES A L'ACTIOS DE LA LU^lfeRE SUR LA GELATINE 

BIGHROMAT&E 

L'hypoth^se qui nous parait k priori la plus vraisemblable considers 
Tinsolnbilisation comme resultant de la reduction dn bichromate en sesqai- 
oxyde de chrome. Ce corps insolubilisee la gelatine beaucoup mieux que ses 
sels, ainsi que nous Tavons signaled). 

Cette premiere phase de la reaction peut etre representee par T^qnation 
suivante : 

K«Cr207 = Cr«08 + KSQ + O^. 

On peut supposer que Toxyg^ne se degage ou qu'il est absorbe par la 
gelatine et participe k son insolubilisation. Eder a montr6 que la composition 
centesimale de la gelatine ne change pas aprds Tinsolubilisation, ce qui semble 
prouver qu'elle n'absorbe pas Toxyg^ne. 

De plus, on peut produire instantanement Tinsolubilisation k partir du 
bichromate de potassium et d'un rSducteur quelconque susceptible d'absorber 
Toxyg^ne (sulfites alcalins, hydrog^ne sulfure). L'alcali qui prend naissance 
reagit sans doute sur une quantite correspondante de bichromate non d6compos6 
pour donner du chromate neutre d'apr^s T6quation 

K^CraC? + 2K0H = 2CrO^K2 + H20. 

Ce chromate neutre peut egalement agir sur la gelatine en presence de 
la lumiere, mais d'uue mani^re extr^mement lente, pour donner sans doute 
les m^mes produits de decomposition. 



») Bull. Soc. chim., 1903, t. 29, p. 1077. 
■) Bull. Soc. chim., t. 29. p. 1085 
') Bull. Soc. chim., t 29, p. 1083. 
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2CrO*K« = Cr203 + 2K20 + Qs. i) 

Enfin le sesquioxyde de chrome produit pent reagir sur le bichromate 
en exc^s pour former du chromate de chrome 

K2Cr207 + Cr208 = Cr03,Cr203 + CrO^Rs. 

PARTIE EXPERIMENTALE. 
Nous avoDS recherche experimental em ent s'il y a bien dans ces reactions, 
formation de potasse et de chromate de chrome. Pour caracteriser ce dernier 
compose, nous avons non seulement repete les experiences d'Eder, mais nous 
les avons completees par de nonveaux essais permettant, croyons-nous, de fixer 
la question d'une fa^on plus certaine. 

a) Recherche de la liberation d'alcali. — Pour prouver qu'il y 
a liberation d'alcali dans Taction de la lumi^re sur la gelatine bichromate, on 
a plong^ pendant une 1/2 heure, trois series de six plaques de verre 13x18 
recouvertes d'une couche mince de gelatine dans une solution de bichromate 
de potassium a 3 0/0. Apr^s dessiccation dans I' obscurity, on a expose chaque 
serie pendant des temps croissant de 2 heures k 12 heures. 

On a ensuite lave les plaques quatre fois avec 300 cc. d'eau froide et 
dans la solution de bichromate ainsi obtenue, on a determine le rapport du 
chrome k la potasse puis on a dos6 comparativement ces deux corps dans la 
solution de bichromate employee pour la sensibilisation. 

Voici les resultats de ces dosages: 

Cr«0' p. 100 gr. 
de bichromate. 
Apres 2 heures d'exposition 50.51 

— 6 - 48.77 

— 12 — 48.57 

Bichromate de potassium pur employ^ pour la 

sensibilisation . 52.4 

Calcule pour KaCr^O^ 51.86 

Comme la quantity de chrome renfermee dans le bichromate diminue 
a mesure que la duree d'exposition augmente, on pent conclure que Taction 
de la lumiere lib^re de Talcali dont la quantite croit avec la duree d'exposition. 

b) Recherche de la formation du chromate de chrdme. — 
Afin de determiner si le sesquioxyde de chrome r6agit sur Texc^s de bichromate 
pour former du chromate de chrome, Eder lave k Teau chaude la gelatine 
insolubilisee jusqu'k ce que Teau ne soit plus color6e puis il reprend plusieurs 
fois la gelatine par Teau ammoniacale chaude, qui extrait Tacide chromique. 



*) Lorsqiu'on sabstitue le bichromate d'ammonium aux bichromates de potassium 
et de sodium on peut supposer que Tammoniaque qui prend naissance pendant la de- 
composition se degage au fur et k mesure de sa production, le chromate neutre d'am- 
monium ^tant instable. II n'y a done pas, comme avec les alcalis fixes, de chromate neutre 
qui retarde la decomposition du bichromate. La transformation du bichromate d'ammonium 
en Or'O* id poursuit sans do ate d'une fa^on continue d'apr^s I'^quation: 
Or«0'(NH*)« = Or«0« -f- 2NH» + H"0 + 0«. 
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Nous avoDS reconnn que cette methode permet bien de coDstater la 
presence de I'acide chromique, mais non de le doser, car rammoniaque k chaud 
dissout ^galement une quantite notable de gelatine qui entraine da sesquioxyde 
de chrome. En outre, la quantite de sesquioxyde qui se dissout ainsi, varie 
avec le degr6 de permeabilite de la gelatine chromee, la dur^e du contact 
avec la liqueur ammoniacale, la temperature de celle-ci et le nombre des 
traitements. D'autre part, nous avons constate que par un nombre suffisant 
de lavages k Teau chaude %r\ pent, dans la plupart des cas, eliminer la presqne 
totalit6 de I'acide chromique qu'Eder suppose etre k I'etat de chromate de 
chrome. Comme a la fin des lavages on ne trouve plus de potasse dans les 
eaux, qui renferment encore des quantites notables d'acide chromique, on pent 
supposer que Teau chaude dissocie lentement le chromate- de chrome forme. 
II n'est done pas possible de determiner le rapport de Tacide chromique au 
sesquioxyde de chrome et de s'assurer qu'il s^Hgit d'un chromate de chrome dMini. 

Dans les divers essais qui vont suivre, on a neanmoins tente de dfiterminer 
Taeide chromique par la m6thode d'Eder. Voici le mode operatoire suivi dans 
les differentes experiences. 

La gelatine 6tendue en couche tr^s mince sur plaques de yerre, apr^s 
avoir ete sensibilisee est exposee dans des conditions variables, eat d^tachee 
par raclage, puis lav6e un grand nombre de fois k I'eau chaude (80<*) et 
pressee dans un nouet apres chaque lavage, jusqu'k ce que Teau de lavage 
ne soit plus coloree. La gelatine est ensuite sechee puis divisee en deux parties; 
I'une est incineree et pesee, ce qui donne le poids de chrome total (Cr*0*) 
plus celui des cendres de la gelatine, Tautre est pes^e et epuisee ensuite par 
Feau ammoniacale chaude au 1/5. Le liquide d'epuisement est 6vapor6 k sec 
puis le residu est calcine, on obtient ainsi le sesquioxyde de chrome provenant 
de I'acide chromique plus le sesquioxyde de chrome entraine. Ces sesquioxydes 
de chrdme avant d'etre peses, sont purifies de la maniere suivante: on les 
fond avec de la potasse en presence de chlorate de potasse, on reprend par 
I'eau le chromate forme, on le r^duit par I'acide chlorhydrique et ralcool, 
puis on pr6cipite Cr^O^ par I'ammoniaque et on le p6se.') 

Formation du chromate de chrome k partir du sesqui- 
oxyde de chrdme precipite. — A I'appui de sa theorie, Eder a montr6 
que si Ton fait digerer du sesquioxyde de chrome precipite dans une solution 
de bichromate de potassium, ce dernier est decompose k froid avec formation 
de chromate de chrome. Pour verifier cette reaction, nous avons r^pete 
I'experience en laissant pendant deux jours le sesquioxyde dans la quantite 
theorique correspondante de bichromate, et en agitant frequemment. 



') Nota. — Pour completer les experiences d'Eder nous avons suppose que Tacide 
chromique provient peut-fetre du bichromate de potassium retenu par la gelatine, et 
que I'eau ne suffit pas k eliminer. Nous avons verifie cette hypothfese en cherchant la 
presence de la potasse d'ane part dans le liquide ammoniacal. d'autre part dans la gelatine 
chromee ^puis^e par Tammoniaque Cette derniere a ^t^ incin<3ree, puis le residu dissous 
dans I'acide chlorhydrique concentre et le chrome precipite par Tammoniaque. On n'a 
d^ceie aucnne trace de potasse, ce qui tend k prouver que I'acide chromique n'est p»8 
retenu & I'etat de bichromate. 

(A suivre.) 

Honorary Editor, Ehren-Redakteur, R^dacteur d'honnenr: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Bh. 
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Der Nachweis von Eisenpartikeln im Sumach. 

Von Dr. H. BECKER, Frankfurt a. M, 

In letater Zeit hat der Nachweis yon Eisenpartikeln in Sumach wiederholt 
den Gegenstand der Besprechung in yerschiedenen Fachblflttern gebildet, und 
so will ieh nicht yerfehlen, einen kleinen Beitrag zu dieser Frage zn liefern, 
indem ich ein Verfahren beschreibe, das schon seit etwa 14 Jahren in meinem 
Institut ausgetibt wird. 

Es ist fiir den 5ffentlichen Gutachter stets eine angenehme Sache, wenn 
er seinem Gutachten, sei es yor Gericht, sei es anch nur als Ausweis, den 
streitenden Parteien gegeniiber, direkt greifbare Belege beifugen kann. 

Aus diesem Grande haben wir folgendes, mit einfachen Mitteln und ohne 
grQsseren Zeitaufwand leicht ausfuhrbares Verfahren eingefUhrt. 

Zwei Glasscheiben (gebrauchte und gereinigte photographische Flatten 
in der GrOsse yon 13 auf 18 cm) werden je mit einem sie vollstftndig 
*" deckenden Blatt Filtrierpapier belegt. Das eine wird mit einer stark yerdttnnten 
Tanninlosung, oder mit einer Verdiinnung des wdssrigen Auszuges der zu 
untersuchenden Probe getr&nkt und mit 1 Gr. des zu untersuchenden Sumach- 
pulyers yollstflndig iiberdeckt. Der Sumach wird mittelst eines Siebes 
gleichmftssig yerteilt. 

Die zweite mit Filtrierpapier tlberdeckte Platte wird nun mit einer etwa 
lo/o-igen Essigs9,ure getrflnkt, auf die mit Sumach Uberstreute Platte gelegt 
und fest angepresst. Nach kurzer Zeit treten die yorhandenen Eisenteile als 
schwarze Flecken auf dem mit Gerbstoff getra,nkten Papiere heryor. 

Falls erforderlich wird noch die Berliner Blau - Reaktion an diesen 
Flecken ausgeftLhrt. 

Es bedarf nur einer ganz kurzen Erfahrung, um den richtigen Grad der 
Durchtrftnkung des oberen Filtrierpapierblattes mit EssigsAure richtig zu 
treffen, denn bei zu schwacher Befeuchtung kOnnten Eisenteile tlbersehen und 
bei Anwendung einer zu grossen Menge yon E^sigsfture kOnnen die Flecken 
yon gerbsaurem Eisen yerwischt werden. 

Nach 2 Stunden wird das mit Sumach bestreut gewesene Blatt ab* 
gewaschen, getrocknet und dem Analysenbericht beigefUgt. 
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Als Grundlage ftlr die Beurteilung gilt b«i uns, dAss das Anftreten bis 
KU 2 Eisenpartikeln bei dMser Prfifimg nioht iberiioksiditigt wird; bei 3 — 5 
wird der .EiseDgehalt dee Snmaobs beeonders bervorgt^obon nnd bei iinehr wird 
or 'besnstandet. 



Sur la Domposjlmi de la g6latimi^1tnpr6§fiee d>e b|«ftromate 

de pota8sli|iiinii8olubilis6e jMteisi lumiire et^^tfr la theori« 

de* ceU^nnsolubilisafioiK 

Par MM. A.^JJ^UMIERE et A. SJ>?fEWETZ. 
(Suite et fin.J 
On a d^terminef d'une part dans *lasolution de bichromate le rapport 
du chrome au potassium et d 'autre part, dans Toxyde de chrome, api^s lavage 
complet, les quantit^s respectives de sesquioxyde de chrome, d'acide chromiqae 
et de potassium. 

Analyse du bichromate apr^s dig-eetion de Or^O*. 

No. 1. :Ko. 2. 

2Gr08 64^07 64.51 

K«0 35.93 36.49 

aCrO*. KH>. 

Oalcule pour K«GraO'' (bichromate) 6a01 31.99 

Calcule pour RSCrO^ (chromate neutre) 51.54 48.46 

Trouve avec bichromate pur 67.58 32.42 

S'il s'^tait foim6 du chromate de chrome Cr^Oa.CrO* le bichromate 
deyrait dtre k I'etat de chromste neutre; or Tanalyse parait moniarer que cette 
transformation est k peine appreciable. Le sesquioxyde de chrome ayant 
dig6re dans le bichromate a ete lave 200 foil) environ k I'eau chaude pour 
^liminer toute trace de bichromate. L'eau garde cependant une l^gdre coloration 
jaunS,tre qui reste constante malgre ces nombreux lavages. Dans le ^precipite 
ainsi lav6, on dose, com me nous TaTons indique plus haut, le sesquioxyde de 
chrome pur, I'acide chromique et la potasse. 

Voici les resultats de I'analyse pour 100 gr. de precipitd : 

Calculi 
Trouv^. pour Cr'0',OrO'. 

Cr208 86.92 60.47 

Cr03 13.08 39.53 

Potassium neant 

Determination de la composition de la gelatine LnsolAbilis^e. 

a) Infhienoe de la concentration de la solution du 'bicbroBHrte.— Nous 
ftvons d'abord determine oette compositiovi en eensibHisant les plaqiKB gdlatin^ 
dans la solution de bichromate de potaesiufm permettant d'obtonhr apr^fts 1« 
temps ie {ilus court rinflolubilisation avec la plus laible eoneeoEtnifiem'poBsilile 
en essay ant successivement des concentrations T«ri«irt de 0|02& k 1-0/0 notB 
OYons trouve qu41 faut ^emplo^ier nne solution au moine k -OfiL^OfO fomr que I a 
gelatine r6siste k T.eau boaillaiite. Nous avons examine si ^en «mpl(^riiiit 'dee 
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solntURu^ dilneee de biebromate d'une tenenr variait entre 0,1 et' 1jO/0,- la 
qnantite totale de oiirome fisee variant notablementr avee la conoentration ponr 
1». dur&s- d'exposkion necesesira! h Finaolubiltaation* 

Voici les r^snltats des analyses : Quantity de OrHy 

ffx^ par lOOgr. de gelatine 

apr^ le temposh mioiraa. 

n^cessaire pour 

produire rinsolubilisation. 

Sensibilisation avec bichromate k O.io/o 0,39 

- - 0.50/0 0,87 

- — 10/0 1,08 

b) In.flTie.nce d«i la dur.ee. di'expQaitiooiet qa.an>tit6 ina.xima 
de chrome que peut fixer La gelatine. -— Nous avona immerg^. dee 
plaques de verre gelaiinees dans dafih solutions de bichromate de potaasinm an 
maximum} de coneentration que none avona reoonnu pouvoir 6tre emplojS sana 
d^sorganiser la gelatine (7 0/0). 

Des aeries, de 6 plaques gelatin ees 13X18 ont ete immerg^es pendant 
1/2. henra dans une solution de bichromate h 7 0/0 et 7. series ont 6t6 exposeee 
simultan^ment k la lumi^re pendant des temps variant de 6 haures k 7 semainea. 
L'exposition terminee, on a. traite la gelatine comme precedemment en dosant 
le 8£squiox3^de de chrome et I'aoide. chromiqpa. 

Voiei lea resultat»d»o» eBBais-rappQitea k 100 gr. de gelatine insolubiliseei. 

Analyses de gSlatine chrom4e sensibilis4e dans une solution de bichromate de 
potassium a 7 OJO et expos^e a la lumih-e pendant des temps variables. 



Dur^e 


Acide 
obromique' 

et 

sesqui- 

oxyde de 

chrome 


Sesqui- 

oxyde de 

chrome non 


Segqnl* 

oxyde de 




Gelatine 
(obtenue 




extrait 




Cendl-es; 






extnait par 


par 


chrome 




par 


d'^xposition. 


rammonia- 


Tammo- 










qae caleol^s 
€n CrO«. 


niaqjue 


totad*). 




diff^enoe). 


6 heujes 


3.27 


2.98 


5.48 


0.28 


93.47 


12 beuresr .... 


2.97 


5.09 


7;36 


0.1 


91.84 


34 henres .... 


1.26 


6.46 


7.42 


0.06 


92.21 


3 jours 


1.51 


6.73 


7.88 


0.23 


91.52 


8 jours 


1.67 


6.81 


8.08 


0.80 


90.7 


3 semaines . . . 


0.32 


8.80 


9.04 


0.14 


90.73 


7. aemainea . . . 


pas dQ86 


pas doee 


9j9 


pa&:do86' 


pas dos6 



Dans une s6rie de determinations comparables aux prec^dentes, on a 
sensibilise la gelatine dans une solution de bichromate de potassium k 3 0/0 



») Le sesquioiyde de chrome total r^sulte de la somme du sesquioxyde de 
chrome extrait sani ammoniaque et de celul ohtenu en traitant par Pammoniaque Pacide 
ehromiqae. 
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et on a constat^ qn'au-desBiis de cette limite, la concentration ne parait pas 
inflner notablement sur la quantite totale de chrome qne pent fixer la gelatine. 
Cette qnantite augmente avec la dar6e d'exposition mais elle semble rester 
stationnaire apr^s avoir attaint 10 0/0 environ. 

Jjes experiences prec^dentes montrent qne dans Taction de la lumi^re 
sur la gelatine impregn^ de bichromate de potassium, on pent admettre comme 
nous I'avons suppose, que Facide chromique est reduit k r6tat de sesquioxjde 
de chrome et que la potasse est lib^ree. Elle forme avec I'exc^s de bichromate 
de potassium du chromate neutre dont la qnantit6 augmente avec la duree 
d'exposition. A mesure que celle-ci se prolonge, la reduction du bichromate 
devient de plus en plus lente. 

La formation de chromate de chrome par reaction du sesquioxyde de 
chrome sur Texc^s de bichromate est egalement confirmee par nos experiences, 
mais sans qu'il soit possible de prouver par I'analyse que le compost forme 
r^pond k la composition du chromate de chrome normal Cr*0',CrO'. 

Les analyses donnent, en effet, toujours des resultats correspondant k 
un compost renfermant tr^s peu d'acide chromique par rapport au sesquioxyde 
de chrome. Elles ne peuvent, du reste, offrir aucune garantie d'exactitude 
pour les rairions que nous avons d^]k indiquees. L'action du sesquioxyde de 
chrome precipit^ sur le bichromate de potassium ne permet pas non pins 
d'admettre la formation du chromate de chrome normal. La quantity de 
chrome que fixe la gelatine bichromat^e insolubilisee par la lumiere n'est pas 
constante comme dans Tinsolubiiisation directe par les sels de sesquioxyde de 
chrome. Elle varie avec la concentration de la solution de bichromate et la 
duree d^exposition k la lumidre. Sa teneur en sesquioxyde de chrome peut 
varier de 0Kr,39 k 10 gr. pour 100 gr. de gelatine. 

Dans cette teneur n'est pas compris Tacide chromique qui a pu dtre 
retenu k Tetat de chromate de chrome et s'eiiminer dans les lavages k Feau 
chaude, lavages necessaires pour enlever toute trace de bichromate en exc^s. 

La quantity maxima de chrome, que retient la gelatine bichromatSe 
insolubilis^e par la lumiere est environ trois fois plus grande que celle qui 
se fixe sur la gelatine insoIubilis6e directement par les sels de sesquioxyde 
de chrome. 

On peut Bupposer que Faction de la lumiere sur la gelatine bichromatee 
a lieu en deux phases. Dans la premiere la quantite de chrome voisiiie 
de 3.5 0/0 qui correspond k Finsolubilisation directe par les sels de sesquioxyde 
de chrome se fixe: cette quantity intervient seule dans le phenomSne de 
Finsolubilisation. Dans la deuxi^me phase, la reduction du bichromate se 
poursuit sous Faction de la gelatine, comme avec toute autre mati^re 
organique. 

La quantite d'oxyde de chrome form^e dans cette deuxi^me phase croit 
avec la duree d'exposition k moins que la formation d'une proportion suffisante 
de chromate neutre difficilement reductible par la lumiere vienne arrSter la 
decomposition. Cette limite de r^ductibilite n'existe pas avec Facide chromique, 
ou le bichromate d'ammoniaque, ces corps ne donnant pas de chromate neutre 
stable. La formation de chromate de chrome qui peut avoir lieu soit pendant 
la premiere, soit pendant la deuxi^me phase parait dans tons les cas n'ltre 
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que tr^s faible et d'apr^s les analyses, ce compost est loin de r6pondre k la 
formule CrOsCr'O*. 

CONCLUSIONS. 

On pent tirer de cette etude les conclusions suiyantes: 
1® La gelatine insolubilis^e par la lumi^re en presence de bichromate 
de potassinm renferme du sesquioxyde cle chrome et de la potasse qui forme 
avec Texc^s de bichromate nn chromate neutre tr^s pen sensible k la 
Inmi^re ; 

2^ Cette gelatine diff^re notablement dans sa composition, de celle qui 
est insolubilis^e par les sels de eesquioxyde de chrome. L^oxyde de chrome 
qa'elle renferme parait form6 de deux parties: Tune fixe (correspondant 
k 3,5 0/0 de gelatine chrom6e) comparable k I'oxyde que retient la gelatine 
dans rinsolubilisation par les sels de sesquioxyde de chrome, Fantre variable 
avec la dur6e d'exposition, et provenant de la reduction a la lumi^re du 
bichromate par la mati^re organique; 

3<^ La quantity d'oxyde de chrome que renferme la gelatine insolubilis^e 
croit avec la duree d'exposition, mais sans lui Stre proportionnelle. Get 
accroissement devient de plus en plus faible k mesure que la qnantite de 
chromate neutre augmente; 

4<> La decomposition du bichromate en exc^s par le sesquioxyde de 
chrome avec formation de chromate de chrome, comme I'indique Eder, parait 
§tre tr^s partielle. En raison de Tinstabilite de cette substance, Tanalyse ne 
pent pas donner d'indication precise sur sa composition. 



Sur la comppsitfbn de la gelatine insolubilis6e 

par la lumidr^^^ presence de J!adde chramigyje et des 

"principaux bicrojnates m^talliqu^a:^ 

Par MM. A.^;^.irUMlfeRE et A^^^BYIEWETZ. 

Nous avons d^fermin^ prec^demment^a composition de la gelatine 
insolubilisee par le bichromate de potassium sous Tinfluence de la lumi^re. 
Le present travail a pour but d'^tudier comment varie la composition de la 
gelatine bichromat^e, pour une m&me dur6e d'exposition, quand on remplace 
le bichromate de potassium par les principaux bichromates metalliques ou par 
Tacide chromique. Les essais ont ete effectuds comme I'avons indiqu^ pour 
le bichromate de potassinm, la gelatine 6tant coul6e en couche mince sur des 
plaques de verre. On a employ^ les solutions de divers bichromates m^talliqes 
renfermant des quantites de chrome correspondant k 30/o de K^Cr^O^. Toutes 
plaques ont 6t6 sensibilisSes pendant le meme temps, s^ch^es, puis expos6es 
simultanement pendant environ 9 heures. Apr^s insolation, la gelatine inso- 
lubilisee A ete detachee du verre, puis soumise k Tanalyse en operant comme 



') Extrait da Bull, de la Soc. chlm. de Paris, 1905, 6. Octobre, No. 18-19, p. 1040. 
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nous U»74HM^ indiqu^ dans noire 6tade pri6e6dente «b «n doeant le». divan 
m6tauz que la gelatine retient en m&me temps qae le chrome^ 

Voici les rdsultats de ces analyses rapporUs k 100 gr. de gelatine bi- 
chromat^e : 
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et 
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tftlliqnea 




total. 


rence). 


A'cide chromiqne . . . 


0.82 


10.46 


n6ant 


0.22 


11.09 


88.49 


Bichromate d'ammonium 


0.2 


13.99' 


neant 


0.42 


14.14 


85.38 


Bichromate depotaseinm 


0.36 


7.34 


neant 


0.33 


7.61 


91.97 


Bichromate de sodium . 


0.97 


9.69 


n6ant 


0.47 


10.43' 


88.77 


BicHromate^ db lithium . 


0:14- 


11.60 


neant 


0.58 


11.71 


87.67 


Bichromate de cuivre . 


0.46 


8.51 


7.17 

CuO 

et cendres 


n 


8.86 


83.85 














Bicbromate de anc . . 


0.49' 


8.48 


ZnO 3.88 


0.76 


8.86' 


86.38 


Bichromate de baryum 


1.2 


9.06 


BaO 3.5 


» 


9:97. 


85.23 


Bichromate de plomb . 


0.42 


6.55 


PbOl.96 


» 


6.87 


90.65 


Bichromate d'aluminium 


0.76 


11.93 


A12O«0.82 


0.11 


12.69 


86.37 


Bichromate de f er . . . 


neant 


0.93 


Fe20»12.4 


1 


0.93 


85.65 



L'acide chromiqne et le bichromate d'ammonium ne donnant pas uais- 
sance comme les bichromates alcalius, k un chromate neutre stable^) beaucoup 
plus difficilement r^dhctible par la Inmi^re que les bichromates initiaux, 
nom avons esamin6 si Taction p]»nlong6e de la lumi^re jdetermine la production 
de quantit^s d'ozyde de chrome notablement plus- grandea* ayec les premiers 
qu'avec les derniers. 

Dans ce but, on a op6r4, comme dans les experiences pr^c^dentes, en 
sensibilisant lee plaques g6latin6es avec des solutions de bichromate d'ammonium 
et d'acide chromiqne k S^/oi 

Voici les quantit63 d'oxyde de chrome trouv6es. 

QuantitiS de Cr*0' totale oontenue dana- 
100 gr. de gelatine iosolobilis^e. 

Dur«e diexpoaition Bichriomate d'ammonium. Aiside ehromiqne. 

1 heure Cr203o/o 13.05 Cr2O80/a, 11.25 

10 heures — 17.55 — 14.7 

3 jours - 18.4 — 15.2 



*) On paut auppoaer que rammoniaque »e d^gaga au fur. et k mesure de lad^eom- 

position du bichromate d'ammonium sana former de chromate neutre, d'apr^s I'^quation 

probable: 

Gr«0XNH*)« = 0r"0'+aNH»+H«O f 0«. 
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Ces resultats montreot qu-«n iprfewaBoe 'de gelatine, I'acide chromique et 
surtont le tbichromate d 'ammonium, paraissent beaucoup plus facilement 
T^ductibles par la lumiere que le bichromate de potassium. On obtieiit, en 
effet, avec ce dernier apies 7 seinaines d'exposition une quantity de sesqui- 
oxjde de chrome voisine de lOO/o, tandis qa'avec les premiew cette quantity 
est d6jk fiiiperieure k IQO/q apr^s 1 heure d'exposition. Le bichromate d'am- 
moniom semble au8«i plus facilement r6duit k la lumiere que les divers bi- 
chromates m6talliques. 

Les teneurs 'en ohrome de !la g^lartine ansolubilis^ ipar les difVBrs ifliitzvB 
bichromiites mdkalliques-soiit furaez voisinep. DamB tone les cats, la qonrc^oitlrieci 
en adide chTomiqne extractlble par 1'ammoniaqiie<(corTeftipinidant kvk3kmnfitioB 
du ofaromate de (Chrome) api^s lavage eomplet ii Ueau ofaaudo, pasut ^Mroslt^te 
¥alble. Snfin iin grand nombre de gelatines insolnbilisi^ rjBnfieimenit rflas 
oxydes rndtaUiques en quantiles notables. Dans ie cas paffticuUeT dn dbc, >p«r 
eixemple, la ggktine fixe tr^ pea de sesquio^de fie chrome fit ?bem«*<iii.p ^ 
sesquioxyde de fer. 



Some Dxidation^oducts of the nydfoxybenzdh) AciiSis 
and tha^Constitution oiAX\a^\c AcM.<P4m^^^ 






By ARTptfR GEORGE PERjmT, P. R. S., and, in 

JENSTEIN, Ph 

During an exaniilQation of dllagic acid whitih has 'been in •progress ftffr 
some time both in the Dyeing and Leather Departments of this University 
it was desirable to obtain some ready method by which th'isxDiild be frrepared 
in quantity, for although the synthetical methods of LSwe (Zeitschrift filr 
Chemie, 1868, 4, 603) and Ernst and Zwenger {Annalen, t871, 169, 32) were 
available and the substance is not difficult to obtain from numerous matural 
tannin -products, much time and labour would be involved An isolating the 
necessary amount. In the earlier stage of the work these processes were in 
part adopted, but later the desired object was effected in thsct it was found 
that by oxidising gallic acid in acetic acid solution by addition of potassium 
persulphate and sulphuric acid, ellagic acid could be produced both rapidly 
and in moderate quantity. As a consequence of this result, it was of interest 
to submit other hydroxybenzoic acids to a similar treatment, for it was 
expected that compounds bearing a simple relationship to this interesting 
substance would thus be formed. In this respect, the behaviour of 
protocatechuic acid, p - hydroxybenzoic acid, and in part m-hydroxybenzoic 
acid has been studied, for although some other acids of this class yield interesting 
products, these appear to be of a complex character, and are reserved for a 
later communication. 



') Reprinted from the Transactions of the C hem. Soxstet i Ifii^Ypj,^. 
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EUagic Acid, 

Of all the natural yellow colouring matters, ellagic acid, or rather, 
ellagitannic acid, from which it is readily produced on hydrolysis, is probably 
the most widely diffused, as it is almost invariably found to accompany 
gallotannin in the numerous vegetable products in which the latter is known 
to occur. In certain instances, it has been shown to exist in conjunction with 
tannins of the catechol class, as for instance in the Quebracho Colorado 
(Trans., 1896, 69, 1307), although as gallic acid can be isolated from this 
product, the presence of gallotannin is also likely. The most suitable source 
of this colouring matter is either ,,divi-divi** (Coesalpinia coriaria), ^algarobilla" 
{Coesalpinia hrevifolia)^ „myrabolans** (Terminalia Chebula), or ^valonia" 
(Q'uerc'UiS oegilops), and extracts of these fruits on long standing frequently 
deposit ellagic acid, due apparently to the action of a ferment which is said 
to exist in these plants. This behaviour is a source of much trouble to the 
extract manufacturers, and large quantities of ellagic acid, unsuitable as it is 
in the free state for tanning purposes, are yearly thrown to waste. As regards 
ellagitannic acid, but little is known and no work of importance has been done 
on the subject since its isolation by LOwe from divi-diyi, who (Zeit, anal 
Chem., 1875, 14, 40) assigned to it the formula CiiHioOio, and described an 
acetyl derivative, Ci4H60io(CaH«0)ft. The ready solubility of this compound 
in water, together with the ease with which it is hydrolysed, leads one to 
infer that it is either a glucoside of ellagic acid or the glucoside of a gallic 
oster of this substance. 

-«v-»>^. £Ua^.acid has. been studied by numorous workers, but the most 
important investigation of the subject is embodied in the very admirable work 
of Barth and Goldschmidt {Ber., 1879, 12, 1237), which was supplemented in 
1892 {Monatsh., 1892, 13, 51) by Goldschmidt and Jahoda. As a result, the 
following constitutions were proposed for this substance, the second of which 
was finally adopted: 





(To be continued.) 
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Orgftn der Dentsefaen Sektion des I. V. L. I. C. 



I. A. L. T. C. - I. V. L I. C. - A. I C. I. C. 



In order that the Honorary Editor of „ Collegium* may be able to 
publish a correct list of the names and addresses of Members and Associates in 
the first issue of the coming year, he earnestly requests all who have changed 
their residence since the publication of the last list (Collegium, No. 138) to 
inform him of the new address by post, addressed ^Huttenstrasse 7, Worms 
am Rhein, Germany*, not later than December 15th. 




Um in der ersten im Jahre 1906 erscheinenden Nummer des Collegium die 
richtigen und genauen Adressen der Mitglieder des I. V. L. I. C. 
bringen zu k5nnen, werden alle diejenigen Henren, deren Wohnplatz sich seit 
Ausgabe des letzteo Mitglieder-Verzeichnisses (No. 138 des Collegium) gettndert 
hat, ebenso h5flich als dringend ersucht: ihre neue Adresse bis spfltestens 
15. Dezember direkt an mich zu senden: Huttenstrasse 7, Worms a. Rhein. 



Pour etre k meme de publier les adresses exactes des membres de 
FA. I, C. I. C, dans le premier num6ro du Collegium de I'ann^e 1906, messieurs 
les membres de I'association qui, depuis la derni^re publication de la liste 
des membres (Collegium No. 138) auraient change de domicile, sont instamment 
pri6s de me communiquer, Huttenstrasse 7, Worms am Rhein Allemagne 
d'ici au 15 Decembre au plus tard, leur nouvelle adresse. 

Karl Schorlemtner* 



Some Oxidation Products of the Hydroxybenzoic Acids (/S^ // 
and the Constitution of Ellagic Acid. Part I. -""^'^ 

By ARTHUR GEORGE PERKIN, F. R. S., and, in part, MAXIMILIAN ? '7 h^ 
NIERENSTEIN, Ph. D. 6> ^ ^ i ^ 

(Continued.) 
The reasons for tki^ suggestion were mainly th&t ellagic acid, Ci4HaO4(0H)4, 
on distillation with zinc dost gives fluorene, 
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by fusion with alkali, it yields hezahydroxydipheDyl, 




and by the more gentle action of the alkali gives rise to a compouncl, 
CisHsO?, from which flaorene could also be obtained and which was considered 
to be hexahydrozydiphenylene ketone. Subsequently, Schiff (Ber, 1879, 12, 1584), 
who had been previously engaged on this subject proposed the following 

formulae : 

O 



do— bel 



6H(OH)2 CO • C6H(0H)i • 

i ill 

CO -C6H(0H)i O — C6H(0H)2 • CO 



V 



I. • II. 



although he was also to some extent in sympathy with that of Barth and 
Goldschmidt. 

Quite recently, Graebe (Ber., 1903, 36, 212) described the interesting 
result that diphenylmethylolid, the lactone of 2-hydroxydiphenylene-2'-carbo- 
xylic acid, 

/^^^ 

I 



on distillation with zinc dust gave fluorene in addition to diphenyl and 
methyldiphenyl, and in a theoretical discussion of the subject suggested the 
following formula for ellagic acid, 

^.v-o-co 

OH ' 



'CO-OI .OH' 



OHV- "^^ 



which was identical with one of those proposed by Schiff. Accordingly, Barth 
and Goldschmidt's compound, CiaHsOr, would not be a hexahydroxydiphenylene 
ketone, ."vud Graebe considers it propable that this may in reality be « 
pentahydroxydiphenylmethylolid. 

L5we (Zeitschrift filr Chemie, 1868, 4, 603) was the first to prepare 
ellagic acid synthetically by oxidising gallic acid with arsenic acid, and this 
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was subsequently accomplished by Ernst and Zwenger (Annalen, 1871, 159, 32) 
by heating the acid ethyl gal late with sodium carbonate solution in the 
presence of air, and by Griessmayer (AnncUen, 1871, 160,. 55) by heating gallic 
acid with water and iodine. 

These reactions apparently indicate a simple formula for ellagic acid, 
and in case the fluorene difficulty is now removed, Graebe's formula is much 
to be preferred to that of Barth and Goldschmidt. The tinctorial properties 
of ellagic acid appear to have been recognised only recently, and it is unusual 
to find a reference to this subject in the older dyeing manuals. In 1887, it 
was placed on the market by Messrs. Meister, Lucius & Brttning under the 
name of „ Alizarine Yellow in Paste,^ and was recommended as yielding with 
chromium mordants shades of considerable permanence. So far as one can 
judge, it is but sparingly employed for this purpose. 

In the tanning process, the ellagitannic acid absorbed by the hide 
undergoes at least partial hydrolysis, and the ellagic acid thus deposited adds 
weight and bloom to the finished article. On the other hand, it has not been 
determined whether ellagic acid is a tanning matter in the true sense of 
the word, and its extremely insoluble nature renders this a difficult question 
to solve. 

EXPERIMENTAL. 

A solution of 10 grams of gallic acid in 100 c. c. of boiling acetic acid 
was treated with 5 c. c. of sulphuric acid, and 10 grams of finelypowdered 
potassium persulphate were then added a little at a time. A somewhat energetic 
reaction ensued and from the clear liquid, which rapidly assumed a brown 
colour, minute, prismatic needles gradually separated. As soon as the ebullition 
had moderated, the mixture was gently heated for a few minutes, allowed to 
stand for half an hour, then poured into water, and the resulting sandy 
precipitate collected, washed, and dried. Owing to the sparing solubility of 
this product in the usual solvents, it was at first purified by means of its 
acetyl derivative, and this after recrystallisation was hydrolysed by acid, but 
this slow and tedious process was subsequently avoided by the employment 
of boiling pyridine *) in which it was found to dissolve somewhat readily. On 
cooling, prismatic needles separated which were collected and recrystallised 
from the same solvent with the aid of animal charcoal. This substance, which 
in the pure condition was almost colourless, consisted of an unstable salt of 
the original compound, or contained pyridine of crystallisation, for on washing 
with alcohol these crystals were disintegrated and a pale yellow powder 
resulted, and again this change slowly occurred on standing at the ordinary 
temperature. On the other band, it retained traces of pyridine with some 
avidity, for this was only completely removed on drying at 160®. 

Found C = 55-53; H=2-26. CuHeOs requires 0=5562; H = l-98 per cent. 

Thus obtained it formed a crystalline powder, melting above 360<>, 
soluble in dilute alkaline solutions with a pale yellow colour. It possessed 
somewhat feeble dyeing properties, similar to those given by ellagic acid, 
and, as subsequent experiment showed, there was no doubt as to its identity 



Kahlbaum'B Pyridine II was employed for this purpose. 
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with this colouring matter. With nitric acid containing nitrooB actd and sub- 
sequent dilution it gave the well -known blood -red coloration (Griessmayer's 
reaction), and it is evident that this is a reaction of ellagic acid and not dae 
to some special impurity, as we have heard privately suggested. The yield 
of grude substance by the above process varied from 2*5 to 3 grms, and 
numerous unsuccessful experiments have been carried out with the object of 
improving the method. That this may be still effected seems possible and 
the matter is reserved for further study. 

The acetyl derivative was prepared by boiling the finely-powdered 
substance with a large volume of acetic anhydride for several hours, and then 
recrystallising the product from the same solvent with the use of animal charcoal. 

Found C = 56-24; H=:316, CuHtOsCCaHsO)* requires (:=o617; H = 2-98 

per cent. 

It formed glistening, colourless, flat needles which commenced to sinter 
about 3350 ^^ melted at 343— 346® (the melting point 313 — 3160 given in 
Proc, 1905, 21, 185, is a clerical error) and was identical witib the product 
of the acetylation of natural ellagic acid. Goldschmidt and his colleagues 
(ioc. cit.) were not successful in determining the acetyl groups in this sub- 
stance, and eventually resorted to an examination of the benzoyl compound. 
Experiment, however, showed that tlie hydrolysis may be carried out by the 
indirect method with good result, employing 2 c.c. of sulphuric acid, 15 c.c. 
of acetic acid, and 1 grm approximately of the acetyl derivative. 

Found Ci4H608=(a) 63*74 and (b) 64*19. CuH208(CaH80)4 requires 
Ci4H608 = 64*25 per cent. 

In these estimations (a) refers to the acetyl compound prepared from 
artificial and (6) from natural ellagic acid. 

It has been recently found that a convenient source of natural ellagic 
acid is the "Alizarine yellow in paste" of Messrs. Meister, Lucius & Brttning, 
previously referred to; and this, after drying, can be readily purified by 
crystallisation from pyridine, and constituted the natural ellagic acid which 
was latterly employed to a considerable extent in this work. 

Ellagic acid prepared by the hydrolysis of its acetyl compound is much 
more faintly yellow than when purified by the pyridine method, and at first 
sight might be presumed to be colourless. On comparison with its acetyl 
derivative, however, its yellow tinge is at once evident, from which it appears 
that this must be regarded as a characteristic of the pare substance. Experiment 
showed that protocatechuic, 7?-hydroxybenzoic, and wi -hydroxy benzoic acids 
do not react so readily as gallic acid in the manner described and but traces 
of products insoluble in water could be thus obtained. If sulphuric acid, however, 
undiluted with acetic acid was employed as a solvent, this difficulty was avoided, 
and the oxidation of the above acids was accordingly studied by this method. 

Catdlagic Acid. 

Schif f (Be7\, 1882, 16, 2590), on heating protocatechuic acid with arsenic 
acid, obtained a substance which he named catellagic acid, and to this he 
assigned the formula CiiHioO? or CuHsOt. No analyses, however, are given 
in the paper, and no description of the compound can be found beyond the 
statement that it is like ellagic acid. 
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As ellagic acid is 80 readily obtained from gallic acid hj the persulphate 
method, it was likely that in the case of protocatechuic acid a similar substance, 
containing, however, only two hydroxyls, would be produced. Five grams of 
protocatechuic acid dissolved in 50 c.c. of sulphuric acid were treated gradually 
with 7*5 grams of potassium persulphate, not allowing the temperature to rise 
above 45<*, and the resulting deep green liquid was allowed to stand overnight. 
On pouring into water, a finely-divided, greenish-yellow precipitate separated, 
which, after washing and drying, weighed 3*77 grams. As the substance in 
this condition, owing to its sparing solubility, could not be purified by 
crystallisation from the ordinary solvents, it was finely powdered and acetylated 
with acetic anhydride with the aid of a drop of sulphuric acid. The product, on 
cooling, becamo serai-solid Owing to the separation of crystals, which were 
collected and purified by crystallisation from large volumes of acetic anhydride, 
in which it is very sparingly soluble. The yield was 1*45 grams. 

Found, C = 61-22; H==302. Ci4H406<CiH80)a requires C = 6101; 
H = 2-82 per cent. 

It was obtained as colourless, prismatic needles resembling acetylellagic 
acid, melting at 322—324^, and almost insoluble in the ordinary solvents. An 
acetyl determination by the indirect method, employing sulphuric and acetic 
acids, gave a result indicating two such groups. 

Found, Ci4H606 = 76-23. Ci4H406(C2H80)2 requires 76*27 per cent. 

The catellagic acid thus formed consisted of minute, prismatic needles, 
which were anhydrous at 100'', and differed in this respect from ellagic acid 
prepared by a similar method. 

Found, C= 62-04; H = 2-60. CuHeOe requires C = 62*22; H = 2-22 
per cent. 

Subsequent experiment showed that as in the case of ellagic acid, the 
crude catellagic acid is readily purified by crystallisation from pyridine. The 
colourless, prismatic needles which separate on cooling contain pyridine, 
and are decomposed by alcohol with the formation of a pale yellow, crystalline 
powder. 

When heated, it does not melt below 360®, but at higher temperatures 
sublimes with but moderate carbonisation, a distinction again from ellagic 
acid, which behaves much less readily in this manner. Catellagic acid dissolves 
in nitric acid (sp. gr, 1*42), forming a magentacoloured liquid, which, on 
standing, changes to dull brown, and from which, on dilution with water, a 
yellow, crystalline precipitate, probably consisting of a nitro-oompound, is 
deposited. Solutions of the alkali hydroxides dissolve it with a pale yellow 
colour, which is discharged on warming, but these liquids, on noutralisation 
with acid, deposit unchanged catellagic acid, which again dissolves in the alkali 
with a yellow tint. It does not dye mordanted calico. 

It has been previously mentioned that, when distilled with zinc dust 
ellagic acid gives fluorene, and it was therefore to be expected that catellagic 
acid would behave similarly. This was found to be the case, for, proceeding 
in the usual manner, a small quantity of oily distillate came over, which 
solidified on standing, and, after three crystallisations from alcohol, melted 
at 110—111® and closely resembled fluorene (m. p. 112 — 113®). A certain 
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amount of a more fusible substance was found to be present in the mother 
liquors, but too little for identification. 

From the acid filtrate obtained during the foregoing preparation of 
catellagic acid, some quantity of unattacked protocatechuic acid was isolated 
by means of ether. 

The Oxidation of ^Hydroxy benzoic Acid, 

For this purpose, 30 grams of p-hydroxybenzoic acid, ground into a 
thin cream with 150 c. c. of sulphuric acid, was gently heated to effect solution, 
and after cooling to 20^ treated gradually with 90 grams of potassium 
persulphate, avoiding much rise of temperature. The dark liquid, which had 
been allowed to stand overnight, was poured into water, and the resulting 
deep brown amorphous precipitate was collected, washed, and well drained* 
The moist product was digested with about five times its volume of boiling 
alcohol, the mixture treated with a large volume of ether, and the clear liquid 
(B) decanted from some quantity of insoluble matter (A). 

The latter product, when rinsed two or three times with ether, was 
mixed with a little water, heated to boiling until free from ether, and after 
cooling collected, allowed to dry for some days at the ordinary temperature, 
and finally in the oven. As the black, resinous product (3*68 grams), which 
resembled hard pitch, was too insoluble to be purified by crystallisation, it 
was acetylated by means of acetic anhydride and a few drops of sulphuric 
acid. When cold, alcohol was cautiously added, and after standing overnight, 
the crystals were collected and washed, first with acetic acid and then with 
alcohol. Examination showed that this substance (2*8 grams) was a mixture 
of two acetyl conpounds, one of which (C) was only slightly soluble in boiling 
acetic acid, whereas the second was much more so (D). Proceeding in this 
manner, it was possible to obtain (C) in an almost chemically pure condition, 
and when finally crystallised from a large volume of acetic anhydride in the 
presence of animal charcoal, it was isolated in minute, colourless prisms 
melting at 322— 324«. 

Found, C = 6115; H = 3-07. Ci4H406(CaH30)2 requires C = 6101 
11 = 2-82 per cent. 

An acetyl determination gave ChH606 = 75.76 per cent., whereas the 
above formula requires 7627 per cent. The product of the hydrolysis was 
obtained in minute, colourless prisms, which did not melt below 360®. 

Found, C = 61-84; H = 2-60. CuHeOe requires C = 62*22; H = 2.22 
per cent. 

Heated between watch glasses, it readily sublimed, and had the properties 
of the catellagic acid previously obtained from protocatechuic acid. To be 
certain of this point, equal portions of the acetyl compound, prepared from 
both sources, were crystallised together from acetic anhydride, and as a result 
it was found that the product gave the correct melting point, 322—324®. The 
formation of this substance from p-hydroxybenzoic acid was interesting, and 
indicated that either protocatechuic acid had been first formed by the 
oxidation, or that the catechol nuclei had been produced at a later stage of 
the reaction. 
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The acetic acid extracts which were obtained daring the isolation of 
the acetylcatellagic acid, and which contained principally the more soluble 
compound (D), on concentration and cooling, deposited crystals still containing 
a trace of the former substance. The product was collected, and by two or 
three fractional crystallisations from acetic acid, setting aside in each case 
the first portions as impure, a compound of definite melting point was 
isolated. 

This acetyl derivative was more readily obtained pure from the product 
contained in the ethereal extract (B, page 386), which on evaporation yielded 
a brown, semicrystalline mass (5*4 grams). The acetyl compound, prepared 
with acetic anhydride and sulphuric acid, was repeatedly crystallised from 
acetic acid, employing animal charcoal until its melting point was constant. 
No doubt a trace of a third substance is present in these mixtures, which 
could only be removed by several operations of this kind, and this was 
unfortunate, as the yield of pure product was of necessity considerably 
decreased. To determine if the compound was completely acetylated, it was 
digested with acetic anhydride and sodium acetate, but no change occurred 
thereby. 

Found, = 60-57; 60*65 j H = 3-60; *6W. CuH606(C2H80)2 requires 
= 60-67; H=:3-37 per cent. 

It formed long, glistening needles, melting with effervescence at 
267 — 268®. Hydrolysis with sulphuric acid in the presence of acetic acid gave 
the following result: 

Found, Ot4H80s = 76-73 and 75*74. Theory requires OwHsOe = 76*40 
per cent. 

The product of the reaction consisted of minute, colourless needles, 
which did not melt below 360<>, but commenced to darken about 300®. At 
higher temperatures it does not sublime. 

Found, = 61-68; H = 3-08. OuHsOe requires = 61*76; H = 2-94 
per cent 

This compound is almost insoluble in the usual solvents, and cannot 
be recrystallised in this way, but if it be suspended in boiling alcoholic 
potash, with which it interacts to form an insoluble salt, and the mixture be 
then diluted with a little water, the clear liquid thus formed on neutralisation 
with acid will deposit the substance in silky needles. It dissolves in aqueous 
alkalis with a pale yellow colour, which on boiling is discharged, but if acid is 
now added the original substance is precipitated, and after washing, again 
dissolves in a solution of the reagent with a pale yellow tint. It is soluble in 
solutions of the alkali hydrogen carbonates and in a hot aqueous solution of 
potassium acetate, and this behaviour, which is not possessed by ellagic or 
catellagic acid, indicates the presence of a carboxyl group. The compound 
OuHsOe is readily soluble in warm pyridine, and from concentrated solutions 
prismatic needles separate on long standing. The behaviour of these crystals 
indicates that they consist of a true pyridine salt, for on diluting their solution 
with water or alcohol no deposit is formed, and only by neutralisation with 
acid is the original compound liberated. The sparing solubility of catellagic 
acid in pyridine and the ready solubility of the substance O14H8O6 in this 
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liquid indicates at once a more read^ method for separating these compounds 
than that which has been described, and this, it is expectec), will ranch 
facilitate the further work in this direction. Alcoholic potassium acetate 
gives a potassium salt, which has not as jet been obtained crystalline, and a 
similar compound separstes as a colourless jellj when the acetyl derivative 
is digested at the boiling point with the same reagent. Sulphuric acid 
dissolves it with a pale yellow colour, and nitric acid gradually attaeks it 
with the formation of an orange-red liquid. It does not dye mordanted calico. 

Distilled with zinc dust in the usual manner, it yielded a crystalline 
distillate, which separated from alcohol in colourless leaflets, melted at 
110—111*^, and evidently consisted of fluorene. 

A preliminary study of the action of fused alkali on the substance 
CuHsOe has shown that it is only sligthly attacked at 200®, but at 280—3100 
two compounds are formed the properties of which indicate that they contain 
carboxylic groups. Whereas the first (A) melts at about 305—306®, and the 
second (B) at about 248 — 249®, both are easily soluble in alcohol, a fact which 
destinguishes them from the parent substance. Although analyses of these 
products have been carried out, these are reserved for a further communication, 
because, owing to the difficulties of preparing a quantity, some time must 
elapse before their constitution is satisfactorily elucidated. 

The close resemblance between the formulae of catellagic acid, Ct4H606, 
and the substance GuHsOe suggested the possibility that this latter was an 
intermediate product of the reaction which on further oxidation might pass 
into the former. An experiment in this direction was, however, unsuceessfnl, 
for 0*5 gram of the compound, 0*5 gram of persulphate, and 5 c.c. of sul- 
phuric acid under previous conditions gave 0*4 gram of unchanged substance. 
The employment of larger amounts of persulphate merely resulted in a decreased 
yield of the original compound, and a sta^e was reached when the acid liquid 
gave no precipitate on dilution with water. This behaviour probably accounts 
for the small yield which has been obtained from p-hydroxybenzoic acid, the 
substance being further oxidised with formation of soluble products. It was 
interesting to note also that catellagic acid in this manner is but little attacked, 
and no higher oxidation compound of the nature of ellagic acid is thus formed. 

As there can be no doubt that the substances uiKier consideration are 
derivatives of diphenyl, it seemed likely, judging by the above experiments, 
that this linkage had occurred subsequently to the oxidation of the phenol 
to the catechol nucleus. This appeared to be at least in part the case, as an 
examination of the acid filtrate from the crude, insoluble product of the 
oxidation of jp-hydroxybenzoic acid showed. On extracting tliis solution with 
ether, some quantity of p-hydroxybenzoic acid was isolated, but a trace of a 
more soluble acid was also present, which gave a green coloration with 
aqueous ferric chloride. It was separated by fractional crystallisatioD, was 
found to melt at 194 — 196®, and had the properties of protocatechuic acid. 

(To be cotttimied.) 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, S^dactMur d'hoahemr: 
Karl SchorlemnMsr in Worma a. Rh. 
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Das Ahttlen des Narhftns |fpim Trocknen von Lede r. 

Von L. MANSTETTEN, Leiter der Lehrgerberei 
der Deut&chen Gerberschnle. 

Es ist eine wohl allgemein geflbte Gepflogenheit, lohgare Hftnte nnd 
Felle „wenn mSglich^ auf der Narbenseite leicht abzu5len, bevor dieselben 
zum Trocknen aufgehftngt werden. In der Kegel wird zu diesem Zweck Lein5l, 
oft auch Helltran verwendet. Letzterer mnss Mr diesen Zweck v5llig 
satzfrei sein. Das Ab5len macht, wie allgemein bekannt, die Narben heller 
und milder. Dass beim Ueberwiscben des Narbens mit Fett dieser milder 
wird, dtirfte jedem sofort einleuchtend erscheinen, weniger der Umstand, dass 
derselbe durch das leichte Fetten audi heller wird. Ich habe, soweit meine 
Erinnerung reicht, eine Erklftrung fUr die letztere Tatsache in der Fachlitteratur 
noch nicht gefnnden and will deshalb in Folgondem meine Ansicht liber diesen 
Gegenstand ver5ff^itlichen, in der Annahme, dass der Gegenstand yon all- 
gemeinem Interesse ist. 

Wenn Leder in guter Gerbang nnd mit richtigem Griff auf den Trocken- 
boden kommen und hier der Narben hart und brtLchig wird, so wird meist die 
Meinung laut, es mUss^ in zu hoher Temperatur getrocknet worden sein. 
Dem ist aber dnrchaus nicht immer so, auch durch starke Ventilation zu 
schnell getrocknete Leder werdea spr5de und brtichig, meist auch dunkel 
von Farbe. Am grdssten ist die Gefahr, dass dieser Uebelstand eintritt, be- 
kanntlich bei schlecht yorgerichteten fassgaren Ledern. Wenn nun auch bei 
diesen ohne weiteres die sehr gerbstoffreiche Brtthe mit Recht als Ursache 
der Erscheinung angesehen wird, so ist mir doch erst beim Trocknen alaun- 
ga^er Rindleder der sich abspielende Vorgang klar geworden. Werden mit 
Alaun und Salz gegerbte Leder nicht richtig getrocknet, so setzen sich auf 
der ftusseren Schicht, und zwar auf der glatten Narbenseite sich unangenehm 
bemerkbar machende Salz- und Alatinablagerungen fest. Die Leder werden 
krtttzig, wie der Gerber zu sagen pflegt. Bei richtiger Trocknung darf dieser 
Uebelstand nicht auftreton. 

Die Erklftrung dieser Erscheinung dtirfte wohl darin zu suchen sein, 
dasB in dem einen Falle, also meist bei einem zu schnellen Trocknen, im An- 
fangsstadium der Trocknung, solange dieHaut noch sehr mit 
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FlUssigkeit gefUllt ist, die InnenflUsBigkeit als solche nach aussen 
rttckt und mit ihr nattirlich aach die in derselben geldsten Stoffe. Im 
anderen Falle dagegen verdonstet das Wasser mehr innerhalb der Haat nnd 
fUhrt deebalb die geKtoten Stoffe in geringerer Menge an die Oberflftche. 

Dass lohgare Leder beim Trocknen tnitunter missfarbig und briichig 
werden, babe ich bisher hauptsftchtich auf Oxydationsyorgftnge zartlckftihren 
zu miissen geglanbt. In Wirklichkeit dtlrfte aber auch hier die Hauptursache 
des gerQgten UebeUtandes die seio, dass, ebenso wie beim Alaunleder, sich 
in nnd auf der Ausaenscbicht durch den beschriebenen Vorgang Gerbstoffan- 
sammlnngen bilden and zwar um so mebr, je stftrker die Leder ausgegerbt sind, 
also am meisten bei ungenugend nachbehandelten fassgaren Hftuten. Dass diese 
nicht wie bei der Alaungerbong auftreten, liegt in der colloidalen Natur des 
Qerbstoffs. Oxydationen sind, sobald der Gerbstoff an die Oberflilche getreten 
ist, unvermeidlich und yerscblimmem den Uebelstand. Werden nun lobgare 
Leder auf der Narbenseite vor dem Trocknen abge5lt, so muss die Trocknung 
mehr yon der Aasseite stattfinden und die Karbe ist als der empfindlichere 
und auch wertyollere Teil gegen den geschilderien Uebelstand geschtitzt. 
DasB also der Narben durch ein leichtes AbSlen heller und auch milder 
wird ist yiel mehr auf diesen Umstand zurttckzuftLhren, als auf eine direkte 
Wirkung des Fettee, denn dass ein mit Gerbstoff ttbersllttigter Narben sprode 
und hart wird, ist allgemein anerkannte Tatsache. 
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Some Oxidation Products of the Hydroxybenzoic Acids 
and the Constitution of Ellagic Acid. Part I. 

By ARTHUR GEORGE PERKIN, F. R. S., and, in part, MAXIMILIAN 

NIERENSTEIN, Ph. D. 

(Continued.) 

It is not possible to formulate the substance CuHsOe on the lines of 

Goldschmidt's formula for ellagic acid, for such a compound (I) would contain 

three hydroxyl groups. For the same reason, the diphenylene ketone formula (II) 

is not ayailable, and moreover, as orthohydroxyls are here indicated, tinctorial 

property would be observed. 

, CO 

COaH I /s- CO- 

COtU/ \ , 

OH I JOH. 



OH 



Vn 



OH 



\/' 




II. 



The only reasonable constitution for this substance appears to be as 



follows : 




.— 0— CO- 



CO2H 



OH 



with which its reactions are in agreement. 
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By analogy) therefore, ellagic acid has the conatitntion suggested of 
it by Graebe (toe. cit)y I : 

O— CO-. .-0 - (HV-^ 

OJl/S-- /\ 0U'\ ,^N 

oh' 'co— o^ ;oh I j(^o— ol I 

OH OH 

I. II. 

and a natural consequence, that of catellagic acid, is represented by formulH II. 
Whereas, therefore, ellagic acid is formed by the condensation of two molecules 
of gallic acid, and catellagic acid of two molecules of protocatoclmlc aold, 
the substance CiiHsOe results from the interaction of one molecule of proto- 
catechnic acid and one of p-hydroxybenzoic acid. A second lactone formation 
cannot here occur owing to the absence of the hydroxyl in the position (0) 
necessary for this purpose. It is remarkable that a compound having the 
constitution 

OOaH 



OH/ 

ICO«H 



OH 

which one would naturally expect to form the main product of the oxidation 
of |9- hydroxy ben zoic acid, has not yet been isolated* If present, it innst be 
looked for among the more soluble portion of the mixed acetyl derivatives, 
and a search will be instituted in this direction. 

Tke Action of Fused AlkalU on Ellagic Acid, 
Being in possession of a method by which large quantities of ellagic 
acid could be rapidly prepared, it was thought desirable to study the products 
of this action, because the statement of Barth <ind Ooldschmtdt that bexa- 
hydroxy diphenylene ketone can be obtained in this manner from elUgie acid 
was not in harmony with the aboTe results. According to these authors (loc, 
cit.)j this product is formed when ellagic acid is digested for a few mumUm 
with a boiling, very concentrated potassium hydroxide eolation, and experiment 
corroborated this statement both as regards the natural and artificial pf<KJncts, 
Ten grams of ellagic aeid dissolred in a solution of 75grame of fiottaselum 
hydroxide in 100 e.c. of water were boiled for ten minutes and the liquid 
then neutralised with acid. 

The acid solution was extracted three tiffins with large volumes of 
ether, and on evaporation yielded a cryitalline residue which on examinati//n 
wae found to consL'^t of three ^ul^taneas. On digest i<m with \toi\\u% wtkUif, 
a small quantity of the profintt remained undi«!eolv^ : tbiA, which was uUittiMUA 
a2 elUgic acid, wae removed, and the hot filtrate allowed Ut kXm^l oremijrht^ 
A pr^ip:tat*f of long. \kn' tMYlh needles had then a^p^ruUndf whhU fifUff dryiog 
at WJ* r*ra»i:ly d*.«if#Iv*jd ;n «'^M alcohol, aryJ <;//ald not th^rrefore ^y/n^iU of 
•li;-gi« ai.-Id, fn rp.^, t.r-m«:Y*fT. a tr»f^ of th<^ U*t*rr *Ko«iM ^till !#<«? pr*^<jf/*, 
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for complete solution, and the residue rejected as impure. On cooling, the 
crystals were collected, dissolved in boiling alcohol, the liquid treated with 
animal charcoal and filtered, evaporated to a small bulk, diluted with boiliog 
water, and after standing for some hours the deposited substance was collected 
and dried at leO*'. The yield was approximately 1 gram, or 10 per cent. 

Found, C = 56-68; H = 3-12. CwHsO? requires C== 56*52; H = 2'89 
per cent. 

In its colour reactions with solutions of the alkaline hydroxides and 
with ferric chloride, this substance possesses identical properties to those 
described by Barth and Goldschmidt in connection with their hexahydroxydi- 
phenylene ketone, and there could be no doubt as to its identity with their 
product. As regards melting point, these authors state that „bis 250 tritt 
Schwftrzung ohne Schmelzen ein,^ but experiments showed that this blackening 
is merely the effect of the alkali of the glass. It was found, for instance, 
that at 300^ the substance was as a whole unaltered, though it was impossible 
at higher temperatures to observe the point at which fusion did occur. 

An acetyl derivative is readily prepared by the action of boiling acetic 
anhydride during two hours. Addition of alcohol to the clear solution caused 
the separation of a crystalline precipitate, which was redigested with the 
anhydride for a few minutes, and again isolated in a similar manner. Thus 
obtained, it consisted of small, colourless prismatic needles melting at 224 bis 
226^. An acetyl determination by the ethyl acetate method gave the following 
result : 

Found, CfH402 = 61-34. Ci8U«07(C2H«0)6 requires 61-73 per cent. 
Ci8Hf07(C»H80)6 „ 6818 „ , 

To corroborate this point, the benzoyl derivative was examined, as this 
substance was produced without difficulty by means of the pyridine method, 
employing 9 grams of pyridine, 7 grams of benzoyl chloride, and 0*6 gram of 
the substance. It was purified by crystallisation from a mixture of nitrobenzene 
and alcohol, and was obtained as small, colourless plntes melting at 257— 259 ^ 

Found, Cr-= 72-26; H = 3-81. CisHsOtCCtHsO requires = 72*36; 
H = 3*52 per cent. 

These results indicate therefore that the compound CisHsO? contains 
but five hydroxyl groups, and thus cannot be a hexahydroxydiphenylene ketone, 
as its discoverers, Barth and Goldschmidt, suggest. By distillation with zinc 
dust, a small quantity of a hydrocarbon was obtained, which after purification 
formed colourless leaflets melting at 110 — 111^, and this corroborates the 
work of the above authors, who prepared fluorene in this manner from their 
compound. From these facts, it thus appears certain that this substance is 
the pentahydroxyderivative of the lactone of 2-hydroxydiphenyl-2'-carboxylic 
acid (diphenylmethylolid) : 

oh' Joh I JOH ' 

OH 
this as previously stated has been surmised by Graebe, and is in harmony 
with the earlier results of this work. The formation of such a product from 
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ellagic acid is readily anderstood in that by the action of the alkali, 

^_C0 • 0- 




a lactone group is opened and the carboxyl group subsequently eliminated. 

The Oxidation of m-Hydroxybenzoic Acid. 

An examination of the behaviour of m-hydroxy ben zoic acid in this 
respect was interesting because, if viewed in the light of the previous results 
of this paper, there was a possibility that the parent substance of ellagic 
acid would be thus produced. 

0|H OH|CO- 



JC0|0H H|0L J 



The acid, in quantities of 10 grams, was dissolved in 75 c. c. of 
sulphuric acid, and 30 grams of potassium persulphate were gradually added, 
the temperature being kept at about 30^, and after standing for 12 hours the 
orange-brown liquid was poured into water, and the resulting yellow precipitate 
collected, washed, and well drained on the pump. While still moist, the 
product was digested with five times its volume of boiling alcohol, cooled, 
and again collected at the pump, this process having for its object the removal 
of a resinous colouring matter readily soluble in the alcohol. When dry 
(2'5 grams), it was now extracted twice with some quantity of boiling acetic 
acid, and the combined extracts were partially evaporated. On cooling, a 
semicrystalline precipitate A (0*63 gram) separated, which was collected and 
the filtrate again evaporated, when a second crop B (0*39 gram) was 
deposited. 

The latter fraction (B) was readily acetylated by means of acetic 
anhydride and sulphuric acid, and on adding alcohol to the solution thus 
obtained, the product was isolated in the form of colourless crystals. Examination 
showed that this was a mixture of two substances, one of which could be 
isolated by means of its sparing solubility in acetic anhydride. By repeated 
crystallisation from this solvent, it was obtained in beautiful, colourless leaflets 
melting at 269—2710, the yield being 016 gram. 

Found, C = 64-41; H = 2-89. Ci4H606(C2H80) requires = 6486; 
H = 2-70 per cent. 

The substance was hydrolysed by means of sulphuric acid in the presence 
of acetic acid in the usual way. 

Found, C14H6 06 = 84*45. Theory requires 85*81 per cent. 

The product of the hydrolysis crystallised from acetic acid in colourless 
needless melting at 273—2760. 

Found, C = 66-19; H = 2-62. CuHeOs requires C = 6614; H = 2-36 
per cent. 
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This new sabstance, for which the name nuteUMgic acid is proposed, 
resembles cateltagic acid in that at high temperatures it sublimes readily in 
the form of needles. It is soluble in boiling pyridine, and, on cooling, this 
solution deposits long, colourless, prismatic needles. Sulphuric acid dissolves 
it with a pale yellow coloration, and nitric acid on gentle warming with an 
orange-yellow tint, and on diluting this solution with water a yellow precipitate, 
probably consisting of a nitro compound, is precipitated. With caustic alkaline 
solutions, it behaves similarly to catellagic acid, giving a yellow liquid, the 
colour of which is discharged on boiling. Distilled with zinc dust in the usnal 
manner, a small quantity of a crystalline hydrocarbon was obtained, which 
appeared to be identical with fluorene. It does not dye mordanted calico. 

The reactions of this substance are in harmony with those required by 
a member of the ellagic acid series, and the following formula assigned to it 
is probably correct: 




This, it will be noted, represents the compound as being formed by the 
interaction of m-hydroxybenzoic acid and protocatechuic acid. Although in 
this case we have no direct evidence of the latter and no catellsgic acid has 
been isolated from the products of this reaction ; the presence of the resinous 
colouring matter referred to above, which dyes mordanted fabrics, is suggestive 
in this respect. 

In the mother liquors obtained during the purification of the acetyl- 
metellagic acid, a second compound of this nature was detected. This product 
(0*1 gram) crystallised in colourless needles, melted at 237—243**, and on 
hydrolysis with acid gave a substance crystallising in glistening, yellow needles. 

A satisfactory examination of the principal substances which are formed 
by the oxidation of m-hydroxybenzoic acid has been found to present 
considerable difficulty, for not only are at least five of these contained in 
the mixture, but the quantity in each case is comparatively small. 

The reaction in this case appears to proceed in a somewhat different 
manner to that observed with protocatechuic and p-hydroxybenzoic acids. On 
the other hand it is likely that the principal products thus obtained are related 
to those which are formed when gallic acid is oxidised in the presence of 
concentrated sulphuric acid (see below). Considerable time has been spent on 
this portion of the subject, and the two following substances have also been 
isolated : (a) yellow needles, which forms a colourless acetyl derivative (m. p. 
331— 335<*), and {b) yellow needles, the acetyl derivative of which melts at 
278 — 280<>: these compounds, which are devoid of tinctorial property, together 
with the resinous colouring matter which dyes aluminium mordanted calico 
an orange-yellow shade, will be further investigated. No substance of the 
nature sugested at the commencement of this section appears to have been 
formed. 
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Preliminary experiments on the oxidation of salicylic acid in this manner 
have been carried out, but the product of the reaction, which is insoluble in 
water, has not yet been fully examined; on the other hand, /f-resorcylic acid 
is apparently too susceptible to sulphonatjon to give a satisfactory result by 
the present method. It is anticipated that interesting results will be obtained 
by the oxidation of molecular proportions of two distinct acids; for instance, 
employing in this way both gallic and protocatechuic acids, it is possible 
that the trihydroxycompound intermediate between ellagic and catellagic acids 
would be formed. 

In view of the possibility that ellagitannic acid is derived from the 
condensation of 2 molecules of gallotannin or is a glucoside of this and 
possesses a constitution of the nature of 



^_0 • CO 




gallotannin has been oxidised by this method, and although no definite result 
can yet be announced there is indication that the matter is worthy of 
further study. 

As it now appears certain that ellagic acid has the constitution pre- 
viously discussed, it is worthy of note that its dyeing properties are somewhat 
anomalous in that the carbonyl group, when present as a portion of a lactone 
complex, is not usually associated with this characteristic. On the other hand, 
the diphenyl linkage has probably the effect of rendering these groups less 
susceptible to hydrolysis, so that a quinonoid form becomes possible. It is 
worthy of note that gallotannin, which appears to contain an analogous grouping, 

OH 




•0-CO-l JOH 



k yoH 



and does not dye ordinary mordanted calico, will give a bright yellow shade 
if a titanium mordant be present. In this case, it may be considered that 
the special mordant is able to induce a quinonoid change, and further indicates 
that the carbonyl group when present in such a form has a tendency to assume 
chromophoric properties. 

It was interesting to determine if pentahydroxydiphenylmethylolid was 
possessed of tinctorial properties, and experiment showed this was the case. 
The colours produced on woollen cloth mordanted respectively with chromium 
and iron possessed the general character of those given by ellagic acid; they 
were, however, considerably stronger, and with the first -named mordant a 
more olive shade was thus developed. These distinctions are readily accounted 
for by the fact that the substance in question is not only much more readily 
soluble in water, but contains five hydroxy Is, whereas in ellagic acid but four 
such groups exist. Pentahydroxydiphenylmethylolid does not appear to possess 
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tanning properties, for its warm aqueous solution gave no precipitate with 
gelatin, and from this result it appears doubtful whether ellagic acid can be 
regarded as a tannin matter in the true sense of the word. 

Addendum, 

When gallic acid dissolved in concentrated sulphuric acid is oxidised 
by means of persulphate at about 30 ^'j a 66 per cent, yield of a crystalline 
product is obtained which, after purification, forms pale yellow needles identical 
in appearance with ellagic acid. As on distillation with zinc dust the new 
compound gives a hydrocarbon resembling fluorene, on fusion with alkali 
pentahydroxydiphenylmethylolid and with nitric acid the Griessmayer reaction, 
it was assumed to consist of this colouring matter. An examination of the 
colourless acetyl derivative showed that on hydrolysis a yield of product 
(64*06 per cent.) identical with that expected from acetylellagic acid was 
obtained, and, again, the compound itself is possessed of feeble yellow dyeing 
property. In spite of these facts, it is, however^ now .certain that the two 
substances, although closely related, are not identical, for although ellagic 
acid dissolves somewhat readily in boiling pyridine, the substance in question 
(A) is very sparingly soluble in this liquid. Again by the action of boiling 
dilute alkali, a new compound not given by ellagic acid is obtained from the 
latter; this, which approximates in formula to CuHioOq, crystallises in colourless 
needles, dissolves in alkali with a faint green coloration passing to bluish- 
violet on oxydation, possesses feeble dyeing property, and gives an acetyl 
compound melting at 282— 234 <^. Elxperiments to determine if the substance 
in question was a mixture and contained ellagic acid have given a negative 
result, although there can be no doubt that the colouring matter thus formed 
is closely allied tho this compound. 

On the other hand, if gallic acid dissolved in sulphuric acid diluted 
with 10 — 20 per cent, of water is oxidised, a second colouring matter (B) not 
identical with the above is produced. The composition of this product ap- 
proximates to the formula CuHsOs. It has given a colourless acetyl compound 
melting at 310 — 312 <>, and this, on hydrolysis, yielded 61*78 per cent, of 
regenerated substance. With nitric acid, the Griessmayer coloration is readily 
formed, and on boiling with dilute alkali it is converted into the colourless 
compound mentioned above (CiiHioO*?), the acetyl derivative of which melts 
at 232— 234<>. Most probably the colouring matter (B) is identical with that 
described by A. Q. and F. M. Perkin (Proc, 1905, 21, 212) as formed by the 
electrolytic oxidation of gallic acid. The close connection between the 
substances A and B and their relationship to ellagic acid is very evident, and 
as considerable analytical and other work has been carried put on this subject, 
it is hoped that their constitutions will shortly be elucidated. 

The authors are indebted tho the Research Fund Committee of the 
Society for a grant which has been in part employed to defray the expenses 
of this investigation. 

Clothworkers* Research Laboratory, Leather industries' Research Laboratory, 
THE UNIVERSITY, LEEDS. 

Honorary Editor, Ehren-Bedakteur, R^dacteur d'honneur: 
Karl Schorlemmer in Worms a. Bh. 
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Ueber Kamatchilrinde.O 

Von Dr. JOHANNES PAESSLER, 
Vorsta^d der Deutschen Versucbsanstalt fflr Lederindustrie. 

Das Kolonial-Wirtschaftliche Komitee Ubermittelte der Deutschen 
Versucbsanstalt ftir Lederindustrie im Januar dieses Jahres einen Sack der 
auB Saipan stammenden Kamatchilrinde fiir Untersuchungs- und Gerbe- 
versuchszwecke ; der Ursprungsort Saipan ist eine Insel der zu dem deutschen 
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Siidsee - Schutzgebiete gehdrenden Gmppe der Marianen, die zwischen dem 
12. bis 20. Grad nOrdlicher Breite und 145. bis 146. Grad ((stlicher Lftnge Ton 
Greenwich liegen. Ueber diese Riode sind bereits io No. 12 des Jahrgangs 1904 
dee ^TropenpflaDzer'' einige Mitteilnngen gemacht worden, die ich in folgendein 
wSrtlich anftihre: 

^Herr Landwirt Re ich el hat une einige Proben yon Rinde and 
Blftttern eines von den Eingeborenen in Saipan ^Ramatchil^ genannten Baumes 
eingeschickt, die drtlben znm Gerben benatzt werdeo. Naeh den eingesandten 
Blftttern iet esPithecolobinm dulce, ein zn den Legnminosen, Abteilung 
der Mimoseen, gehOriger, nrsprUnglich aus Mexiko stammender Baum, der 
namentlich in Vorderindien yiel als Heckenpflanze benatzt wird. 

Die chemische Untersuchang von Dr. G. Fendler ergab folgendee : 
Der wftsserige Aoszag der Rinde wird darch yerdtlnnte Eisenchlorid- 
ISsang blaagraa gefftllt. Die Bestimmang des Gerbstoffgehaltes der Rinde 
warde nach dem gewichtsanaly tischen v. Schroeder schen Verfahren unter 
Anwendang der Procterschen Becherglasmethode anter Beriichsichtigang 
der internationalen Vereinbarangen ausgefUhrt. Es warden gefnnden: 
a) 25,30/0 Gerbstoff, b) 24,0 O/o Gerbstoff. Die Rinde enthftlt somit rund 
25,00/0 Gerbstoff. 

Demnach dUrfte es sich wohl empfehlen, praktische Gerbversache 
anzastellen and bei gilnstigem Aasfall deraelben, den Anban des Banmes 
vorzanehmen.^ 

„Herr Re ich el macht noch daraaf aafmerksam, dass der Baam sehr 
gleichgilltig gegen alle Bodenarten ist und deshalb ttberall vorziiglich gedeiht." 

Dieses grQssere Muster der Kamatchilrinde wurde in der Versuchsanstalt 
einer eingehenden Untersuchung anterworfen. Bei einer nttheren Besichtigang 
ergab sich, dass diese Rinde zum Teil von ftlteren Stftramen, zam Teil von 
Aesten ftlterer Stftmme herrtihrt. Um festzostellen, ob diese im Alter 
verschiedenen Rinden den gleichen Gerbstoffgehalt aufweisen, wurde in einem 
Teile der Sendung eine Trennung der Rinde in diese beiden Alterszustftnde 
vorgenommen and dann warden von beiden Mustern Gerbstoffanalysen 
ausgefUhrt. Die Ergebnisse waren folgende: 

Rinde von Rinde von 

ftlteren jungeren Stftmmen 

Stftmmen bezw. von Aesten 

0/0 0/0 

Oerbende Substanz 27,7 27,4 

Nichtgerbstoff 4,3 5,8 

Unlesliches 55,0 53,8 

Wasser 13,0 13,0 

100,0 100,0 

Diese Ergebnisse zeigen, dass der Gerbstoffgehalt in ftlterer und jUngerer 
Rinde derselbe ist. Es ist dies ubrigens durchaus nicht bei alien Rindenarten 
der Fall ; z. B. bei Eichenrinden bestehen nach dieser Richtung hin sehr grosse 
Unterschiede. Was den Gerbstoffgehalt der Kamatchilrinde selbst anbelangt, 
80 ist dieser als gunstig zu bezeiehnen. Bei den antersachten Mastem liegt 
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er etwa auf derselben H5he wie bei Valonea. Da bei ein und derselben Gerb- 
materialart erfahrungsgemftss der Gerbstoffgehalt sehr schwanken kann, so 
hat man keine Gewissheit dartlber, ob der obige Gehalt dem Durchschnitt 
fur diese Rindenart entspricht. Es kann die untersuchte Rinde eine besonders 
gnte Qnalitllt, sie kann aber auch eine besonders schlechte Qualitftt dieser 
Rindenart sein. Hierttber wtirde man erst Aufschluss erhalten, wenn eine 
grSssere Anzahl von Mustern dieser Gerbmaterialart untersucht worden ist. 

Von der der Versuchsanstalt zur Verfugnng gestellten Sendung wurde 
ferner ein gutes Durchschnittsmuster gezogen, das in tiblicher Weise ebenfalls 
untersncht wurde. Es wurde ausserdem der Gehalt an zuckerartigen Stoffen 
(traubenzuckerartige und rohrzuckerartige Stoffe) und die Menge des leicht- 
iQslichen Gerbstoffes bestimmt. Die Ergebnisse waren folgende: 

Leichtldslich 

Oerbende Substanz 29,3 28,0 

Nichtgerberbstoffe , 5,6 5,6 

UnlSsliches 52,1 — 

Wasser . 13,0 — 

100,0 

Traubenzuckerartige Stoffe .... 0,2 — 

Rohrzuckerartige Stoffe 0,4 — 

Hierbei wurde also annahernd derselbe Gerbstoffgehalt wie bei den 
nach Alterszustanden getrennten Mustern erhalten; der etwas hShere Gehalt 
ist auf unvermeidliche Verschiedenheiten der Proben und auf nicht zu 
umgehende Analysenfehler zurttckzuftihren. Von den 29,3 o/o gerbenden Sub- 
stanzen sind 21,0 o/o leichtlSslich. Hieraus ist zu folgern, dass die Loslichkeit 
des Kamatchil-Gerbstof fes eine mittlere ist und dass er in dieser Beziehung 
auf derselben Stufe wie Eichenrinden- und Fichten- Gerbstoff steht. 

Der Gehalt an Nichtgerbstoffen und an zuckerartigen Stoffen ist gering, 
woraus zu schliessen ist, das Kamatchilrinde bei der Gerbung die fiir den 
Gerbeprozess erforderlichen und durch Gttrung in den Bruhen sich bildenden 
S&nren nur in geringem Masse zu erzeugen vermag und dass deswegen 
/Kamatchilrinde fiir solche Leder, bei deren Gerbung eine reichliche Saure- 
bildung erwttnscht ist, wie z. B. Unterleder, sich weniger eignet oder wenigstens 
dann gemeinsara mit stark stturebildenden Gerb mater ialien vefwendet werden 
muss. Hierauf wurde also bei der Anwendung der Kamatchilrinde Riicksicht 
zu nehmen sein. 

Bei der Beurteilung eines Gerbmateriales ist die Farbe, die es dem 
Leder erteilt, von grosser Wichtigkeit. Ein Gerbmaterial ist im allgemeinen 
umso wertvoller, je heller die damit gegerbten Leder sind, und je weniger 
sie sich unter dem Einflnss des Lichtes ver%ndern. Manche Gerbmaterialien 
haben die Eigenschaft, dass die damit gegerbten Leder zwar zunftchst hell 
sind, unter der Einwirkung des Lichtes aber stark nachdunkeln und eine 
au»gesprochen rote Farbe annehmen, wie z. B. Quebrachoholz. Versuche, diie 
nach dieser Richtung bin mit Kamatchilrinde ausgeftlhrt worden sind, haben 
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y gezeigt, daes diese Rinde dem Leder eine sehr lichte Farbe gibt and dass 
diese Farbe bei einer zweimonatlicheu Belichtusg, wenn auch nicht sehr dankel, 
BO doch deatlich rot wird. Diese rote Farbe, die das Leder unter der 
EinwirkuDg des Lichtes annimint, ist als eine nicht gUnstige Eigenschaft zu 
bezeichnen. Die Verwendbarkeit wird jedoch dadurch keineswegs in Frage 
gestellt, da andere Gerbmaterialien, die sich einen dauemden Platz in der 
Lederindustrie erobert haben, sich ilhnlich verhalten and diese Eigenschaft 
zum Tell in noch stftrkerem Masse zeigen. 

Die oben mitgeteilten Ergebnise Bind derart, dass es lohnend erschien, 
mit der Kamatchilrinde einige Gerbeversuohe aaszafUhren. Diese Versache 
erstreckteu sich auf zwei braane Kalbfelle, die nach beendigter Gerbang zu 
braunem Kalbleder zagerichtet warden, and auf einem Kroapon Rindshaut, 
der nach der Gerbung auf Vacheleder zagerichtet warde. 

Ueber die Ergebnisse dieser Versache, die nach meinen Angaben yon 
dem gerberischen Assistenten der Versachsanstalt, Herrn Men sing, aasgeftihrt 
warden, mochte ich in Folgendem berichten. 

Bei dem ersten Versuch warden die in iiblicher Weise fUr den Gerbe- 
prozess vorbereiteten zwei KalbsblSssen zunftchst etwa 2 Tage in einer alten 
Gerbbrtthe von 2® Bark., entspr. 0,3® B6, unter Zusatz von wenig Fichten- 
lohe in einer Uftngefarbe angefftrbt; die Stftrke der Br&he stieg hierbei aaf 
2,7" Bark., entspr. 0,4® Be. DielBlOssen fftrbten hierbei langsam and gat an; 
nach 3 Tagen warde zum erstenmale mit Kamatchilrinde, and zwar mit 240 g, 
zugebessert, nach weiteren 3 Tagen mit 310 g ; nach 2 Tagen warden die 
Felle ausgestossen. Die BrUhstilrke stieg durch das Zubessern allm&hlich auf 
4,8 <* Bark., entsp. 0,7 o Be. Mit der Zubesserung der Kamatchilrinde wurde 
in regehnSlssigen Zwischenrilumen fortgefahren ; im ganzen kamen 3020 g 
Kamatchilrinde zur Verwendung. Diese Menge erscheint etwas gross; es ist 
aber zu beriicksichtigen, dass bei einem Versuche mit wenigen Fellen die 
Brilhenmeuge (in dem vorliegenden Falle kamen auf 2 Felle etwa 100 1 BrUhe) 
verhUltnismlissig gross gewSlhlt werden muss und dass infolgedessen zur Er- 
zielung einer gentigenden Steigerung der Brtlhenstftrke eine grOssere Gerbe- 
materiahnenge genommeu werden muss. Die aus der Hftngefarbe ausgefischte 
Rinde wurde ftir sich warm ausgelaugt and die so erhaltene Brtthe diente 
als Ersatz der durch Verdunstung verloren gegangenen Wassermenge. Der 
Gerbeprozess nahm im ganzen 38 Tage in Anspruch und vollzog sich in 
jeder Beziehung in vollstJlndig normaler Weise. Zu dem Versuche wurde, ab- 
gesehen von den im Anfange verwendeten geringen Fichtenlohmengen, nur 
Kamatchilrinde benutzt, in der Absicht, zu prtifen, ob dieses Material dem 
Leder irgendwelche charakteristische P]igenschaften — gtinstige oder un- 
giinstige — erteilt. Nach Abschluss der Gerbung wurden die beiden Felle 
in iiblicher Weise behandelt, mit einem aus 2 Teilen Degras and 1 Teil 
Talg bestehenden Fettgemisch mit der Hand geschmiert (es warden lOO/o 
des Welkgewichtes an Fettgemisch verwendet) und aaf braunes Kalbleder 
zagerichtet. Wenn das hierbei erhaltene Leder auch nicht als Primaqaalitftt 
gel ten kann, und wenn es zweifellos im Griffe noch voUer and etwas 
weicher sein konnte, so ist durch diesen Versuch doch der Beweis erbracht, 
dass die Kamatchilrinde zar Gerbung von Oberleder sich verwenden Iftset. / 
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Die beiden Kalbfelle zeigten eine gute Narbenbildung, der Narben war fein 
und der Schnitt gut and gleichmassig ; die Zfthigkeit war als eine befriedigende 
zu bezeichnen. In der Praxis wird es im allgemeinen vorteilhafter sein, die ^ 
Kamatchiirinde nicht ftir sich allein, wie es bei dem beschriebenen Versuche 
aus den angegebenen Grunden der Fall war, sondern in Kombination mit 
anderen Gerbmaterialien, z. 6. Eichenlohe und Fichtenlohe) zu benutzen. / 

Zu dem Vacheleder-Gerbeversuch wurden zwei halbe Kroupons 
einer Rindshaut verwendet, die in ublicher Weise fiir den Gerbeprozess vor- 
bereitet worden war en und zunftcbst 10 Tage in dem gewShnlicben Vache- 
leder-Farbengnnge der Lehrgerberei der Deutschen Gerberschule angegerbt 
wurden. Aus bekannten Grtinden war es nicbt angftngig, die Angerbung 
ohne weiteres mit frischen, aus Kamitchilrinde bergestellten Briihen vorzu, 
nehmen; hierzii mussten altere, durch die Benutzung bereits abgestumpfte 
Briihen zur Verwendung gelangen. Im Anschluss an die erwfthnte Vorgerbung 
wurde der eigentliche Gerbeversuch mit Kamatchiirinde vorgenommen, der in 
einer H&ngefarbe in der zur Versuchsanstalt gehorigen Versuchsgerberei aus- 
gefahrt wurde. Die beiden angegerbten Krouponhalften wurden in ein© Gerb- 
briihe eingehangen — und zwar in dieselbe Gerbebruhe, die bei der Angerbung 
zuletzt benutzt worden war — und der Gerbstoffgehalt dieser Briihe wurde 
durch wiederholte Zugabe von zerkleinerter Kamatchiirinde allmJlhlich erhOht; 
im ganzen kamen 6,75 kg Kamatchiirinde auf diese Weise zur Verwendung 
and die Bruhenstarke stieg hierbei von anfangs 10,3 ® Bark., enspr. 1,5 ® Be 
bis zu 13,1® Bark., entspr. 1,9** Be. Diese weitere Angerbung in der Hftnge- 
farbe, die 23 Tage in Anspruch nahm, ging in vollstandig normaler Weise 
vor sich. Nach diesem ersten Teile der Gerbung, die im ganzen 33 Tage 
gedauert hatte, gelangten die beiden Krouponhalften zur weiteren Gerbung 
in den ersten Satz. Als Streumaterial fUr diesen Satz wurden 8 kg eines 
Gemisches von 3 Teilen Kamatchiirinde und 5 Teilen Fichteulohe verwendet 
und zum Abtranken diente die letzte Bruhe von der Angerbung, die zuletzt 
eine Starke von 12,4*' Bark., entspr. 1,8® Be, hatte. Unter der Voraubsetzung, 
dass die Kamatchiirinde 290/o und die Fichteulohe 11,5*^/0 gerbende Substanzen 
enthalt, betragt der Gerbstoffgehalt des obigen Gemisches 18,1 o/o und der 
Kamatchilgerbstoff macht von der Gesamtmenge des vorhandenen Gerbstoffes 
300/o aus, der Kamatchilgerbstoff wiegt also vor. Die aussehliessliche Ver- 
wendung von Kamatchiirinde als Versetzmaterial war in Anbetracht des be- 
trftchtlichen Gerbstoffgehaltes dieses Materials aus bekannten Griinden nicht 
angangig. 

Das Hautmaterial blieb in dem ersten Satze 27 Tage, kam dann in den 
zweiten Satz, in dera das Hautmaterial mit 14 kg eines Gemisches von Kamatchii- 
rinde und Fichtenlohe in demselben Verhaltnis wie jm ersten Satze versetzt 
wurde; zum AbtrRnken diente eine Briihe von 15,2 <* Bark., entspr. 2,2® Be, 
die durch Auslaugen des Versetzmate rials des ersten Satzes erhalten worden 
war. Nachdem das Hautmaterial 42 Tage im zweiten Satze gestanden hatte, 
erhielt es noch einen dritten Satz, bei dem mit 16 kg eines Gemisches von 
Kamatchiirinde und Fichtenlohe wiederam in demselben Verhaltnis wie zuvor 
versetzt wurde; zum Abtranken wurde eine durch Auslaugen des Versetz- 
materials des zweiten Satzes gewonnene Briihe von 16,6® Bark., entspr. 2,4® Be 
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benutzt. Es wftre nicht gut aogftngig gewesen, die Kamatchilrinde noch mehr 
yorwiegen zu laraen, weil sonst der Gerbstoffgehalt des Strenmaterials zn hoch 
gewesen sein wUrde. Die beiden Kronponhftlften blieben 56 Tage im dritten 
Satz; hieranf wurden sie gezogen und die Gerbnng war beendet. Die Briihe 
dea dritten Satzes hatte beim Ziehen eine Stftrke yon 23,5® Bark., entspr. 
3,4 B6. Der Gerbeprozess hat im ganzen 158 Tage, also reichlich 5 Monate 
gedanert, was flir Vacheleder bei Grubengerbnng ale niedrig zu bezeichnen ist. 
Die beiden Kronponhftlften wnrden hieranf in (iblicher Weise auf Vacheleder 
zngerichtet. 

Das bei dieeem Versuche heryorgegangene Vacheleder ist yon heller 
nnd gleichmassiger Farbe, hat einen feinen Narben, einen gleichmftssigen dnnklen 
Schnitt, einen schSnen milden Griff and ist nicht zu fest; es besitzt demnach 
nur yorteilhafte Eigenschaften. Aus diesen Ergebnissen ist also zu folgern, 
dass bei sachgemftsser Anwendung der Kamatchilrinde in Verbindung mit 
anderen Gerbmaterialien ein einwandfreies Vacheleder erhalten werden kaon. 

Bei der Beurteilung eines Gerbmaterials hinsichtlich der Verwendbarkeit 
ist auch die bei der Gerbiing erzielte Ledermenge, die man auf 100 Teile 
Blosse Oder auf 100 Teile Rohhaut berechnet and als Lederrendement 
bezeichnet, ein wichtiger Faktor. Wie ich bereits ktlrzlich an anderer Stelle 
erwfthnt habe, bieten bei kleinen Gerbeyersuchen mit einzelnen Fellen oder 
Hauten oder sogar Hautteilen die Gewichtsbestimmungen zur Ermittelung 
des Lederrendements keine genugende und sichere Grundlage, weil dieses nicht 
nur von der Gerbnng, sondern auch yon der indiyiduellen Beschaffenheit des 
Hautmaterials abh&ngig ist und weil letzterer Faktor das Rendemeut bei eiuer 
einzelnen Haut stftrker beeinflusseu kann als bei ganzen Partien yon Hftuten, 
bei denen die durch die indiyiduellen Verschiedenheiten hervorgebrachten 
Abweichungen zum grossen Teile sich gegeuseitig aufheben werden. Um bei 
derartigen kleinen Gerbeyersuchen ein Urteil hinsichtlich des Lederrendements 
abgeben zu k5nnen, ist es besser, wenn man hierzu die chemische Zusammen- 
setzung zugrunde legt und hieraus das Rendement unter Annahme gewisser 
Voranssetzungen berechnet. Um das Lederrendement, das bei der Gerbung 
von Vacheleder unter Verwendung yon Kamatchilrinde erzielt worden ist, zu 
berechnen, ist in dem vorliegenden Falle eine Analyse der beim Gerbeversuch 
erhaltenen Vacheleder-Kroupons ausgeftihrt worden. Ich fiihre in Folgendem 
die Ergebnisse an und gleichzeitig die durchschnittliche Zusammen- 
setzung des ausschliesslich mit Eichenlohe in Grubengerbnng hergestellten 
Vacheleders (Gerbedauer etwa 12—15 Monate) und des mit Eichenlohe ey. 
Fichtenlohe und anderen, gerbstoffreicheren Materialien ebenfalls in Gruben- 
gerbung erzengten Vacheleders (Gerbedauer etwa 6 — 8 Monate). Die folgende 
Zusammenstellung enthftlt auch die aus den Analysenergebnissen bereehneten 
Lederrendements, und zwar unter den Voranssetzungen, dass 100 Teile Vache- 
lederblOsse im Mittel 26 Teile Hauttrockensubstanz (nach von Schroder 
und Paessler schwankt bei Vacheleder -Bl5s8en der Trockensubstanzgehalt 
etwa zwischen 25 und 27o/o) enthalten, und dass 100 Teile Grtinhaut mit 
Horn und Schweif bei guter Schlachtung 80 Teile BlSsse ergeben. Die Analysen- 
ergebnisse sind auf den durchschnittlichen Wassergehalt yon IS^/o ftir Vache- 
leder berechnet. 
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V 

Unter Zahilfe- 

nabme von 

Kamatchilrlnde 

gegerbt 

0/0 


ach el ed e 

It«ine Eichen- 
gerbuog 

o/o 


r : 

Gerbung mit 
Bichenlohe 
und gerb- 

stoffreicher. 
Materialien 

Vo 


Wasser 


18,0 
0,8 
1,3 
3,3 
1,8 
32,5 
42,3 


18,0 
0,7 
0,7 
3,4 
2,6 
30,2 
44,4 


18,0 


Mineralstoffe 


1,2 


Fett 


1,0 


Organ, auswasch- r Gerbstoff .... 
bare Stoffe I Niehtgerbstoff . 

Leder- | Gerbstoff 

substanz I Hantsubstanz 


5,3 

3,3 

30,9 

40,3 


Organ, auswaschbare Stoffe .... 
Gesamt- Gerbstoff 


100,0 

5,1 

35,8 
1,041 
237 
77 
61,6 
49,3 


100,0 

6,0 
33,6 

225 

68 
58,7 
46,8 


100,0 

8,6 
36,2 


Spezifisches Gewicht 

Rendementszahl (R) 

DurchgerbnngBzahl (D) 

100 Telle Bldsse geben Leder . . . 
100 Telle Rohhaut geben Leder . . 


248 

77 

64,5 

51,6 



Aus dieser Zosammenstellnng ist ersichtlich, dass das antelllg mit 
Kamatchilrlnde gegerbte Vacheleder hlnsichtlich der Zusammensetzung und dea 
Rendements zwlschen den beiden anderen Vachelederarten steht. Beriicksichtigt 
man ferner, dass die Zusammensetzung bel dem Kamatchilleder auf Kroupons, 
die infolge ihrer grosseren Dicke keine so satte Durchgerbung wie die 
zugeh5rigen schwSlcheren Abfallteile erreichen, und bel den beiden anderen 
Vacheledern als Durchschnitt auf die ganze Haut slch bezieht, und zieht man 
ferner inbetracht i), dass der Rroupon als BlQsse im Mittel nicht nur 26P/o, 
sondern etwa 280/o Hauttrockensubstanz enthd,lt, so erglbt slch, dass die 
obigen Zusammensetznngen und Werte streng genommen nicht ohne weiteres 
miteinander vergleichbar slnd.^ Wtirde der Gerbeversuch nicht nur mit Kroupons, 
sondern mit elner ganzen Haut yorgenommen worden sein, so kaun mit 
Sicherheit angenommen werden, dass die durchschnittllche Durchgerbung 
der ganzen Haut eine etwas sattere als die des Kroupons allein sein wtLrde, 
und dass man infolgedessen^auch eine etwas andere Zusammensetzung gefunden 
haben wlirde, und zwar einen h5heren Gerbstoffgehalt, einen niedrigeren 
Gehalt an Hantsubstanz und dementsprechend eine* h5here Rendements- und 
Durchgerbungszahl ; die berechneten Rendements wUrden dann auch h5her 
ausgefallen sein und wahrscheinlich denjenigen gleichgekommen sein, die slch 
ftlr das mit Eichenlohe und gerbstoffreicheren Materialien gegerbte Leder 



*) Vergl. „nnteriuch!ingen fiber die chemische Zasammensetzong verschiedener 
BlOssen** von J. von Schroeder und J. Paeisler (ron Schroederi Gerberei - Chemie, 
S.492ff.; Dingl.Polyt.Joam.1893, Bd. 287, S.268ff.; Oallegium 1905, No. 179-182. 
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ergeben haben. Die nngeffthren Rendements, die sich dann heraasgestellt 
haben wttrden, kann man berechnen, wenb man nicht den Trockensabetanzgehalt 
der ganzen Blosse, sondern dexr der BlOssenkroupons (280/o, yergl. weiter 
oben) zugrande legt. Mann kommt dann zu folgenden Ergebnissen: 

100 Teile Bl5s8e geben Leder 66,4 

100 „ Rohhaut „ , 53,1. 

Diese Zahlen sind besser yergleichbar mit den fiir die anderen Vache- 
lederarten erhaltenen Rendements und bei einem derartigen Vergleiche findet 
man, dass das Gewichtsergebnis bei d«m Kamatchilleder sogar noch etwas 
gflnstiger wie bei dem mit Eichenlohe und gerbstoffreicheren Materialien ge- 
gerbtem Leder ist. 

Auf Grund aller bei den Untersnchungen und Gerbeversuchen mit 
Ramatchilrinde erhaltenen und in vorliegender Arbeit mitgeteilten Ergebnissen 
ist zu schliessen, dass' man es hierbei ebenso wie bei der Malletrinde mit 
einem sehr beachtenswerten Gerbmaterial zu tun hat, das sich gewiss eine 
sichere Stellung in der Lederindustrie erobern wtirde, wenn es andauemd und 
in geniigender Menge und filr einen mftssigen Preis beschafft werden kSnnte. 
Die andauernde Lieferung sehr grosser Mengen yon den im deutschen SUdsee- 
Schntzgebiete gelegenen Marianen erscheint in Anbetracht der yerhftltnismftssig 
geringen Flftche dieses speziellen Gebietes zunAchst fraglich. Es wftre zweck- 
mftssig, wenn die beteiligten Kreise zunftchst hiertiber Erdrterungen anstellen 
lassen wttrden. E^ wlirde auch weiter zu erwflgen sein, ob es nicht zweck- 
massig sein wtirde, den Baum, der die Kamatchilrinde liefert, in anderen Teilen 
des SUdsee - Schutzgebietes oder ey. auch in afrikanischen Kolonien Deutsch- 
lands in Plantagen anzubauen, um auf diese Weise der deutschen Lederindustrie 
ein gerbstoffreiches Material zu liefern, wfthrend jetzt die hochprozentigen 
Gerbmaterialien immer aus dem Ausiande bezogen werden mtlssen. 

Es wftre erfreulich, wenn unsere Kolonialkreise der Kultur und Gewinnung 
dieses Gerbmaterials ihr Interesse zuwenden wlirden. Beyor nach dieser 
Richtnng hin Schritte getan werden konnen, ist es natiirlich erforderlich, tjass 
die Lederindustrie sich darttber ftussert, welchen Preis sie dafur anlegen kann. 
Meines Erachtens wird die Kamatchilrinde nur dann Aussicht^auf Einflihrung 
in die Ijederindustrie haben, wenn sie der letzteren gegeniiber der Verwendung 
der sonstigen Gerbmaterialien Yorteile bietet die namentlich darin bestehen 
mUssen, dass der Preis des Gerbstoffes in dieser Rinde nicht h5her ist, als 
iir anderen billigen Gerbmaterialien. Nimmt man an, dass der Gerbstoffgehalt 
yon 280/o, wie er in unserem Falle festgestellt wurde, etwa dem mittleren fur 
diese Rindenart entspricht, so diirfte der Preis yon 100 kg Kamatchilrinde 
frei deutschem Seehafen sich nicht hSher als auf etwa 12 Mk. stellen. Die 
Frage, ob es dann lohnend sein wurde, Kulturen yon Kamatchilb&umen zum 
Zwecke der Gewinnung yon^Cferberinde anzulegen, kQnnte nur yon den Kreisen 
beantwortet werden, die die lokalen Verhllltnisse im l^rsprungslande genau 
kennen und liber die H6he der Gewinnungs- und Transport-Kosten geniigend 

orientiert sind. 

DEUTSCHE VERSUCHSANSTALT FtjR LEDERINDUSTRIE 
IN FREIBERG IN S AOHSEN. 

Honorary Editor, Ehren-Red&kteiur, B^dactenr d-bojinenr: 
Karl Schorlemmer in Worma a. Rh, 
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